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Ч  А  С  Г  Ь  I. 

Орнктогиозія. 


Въ   тнпограФпі   КоііРАдл  Віпігебера. 

1^44. 


ОГЛАВЛЕНІЕ. 


гіастъ  переал.  Общая  ориктогнозіяу  стр.  1  —  84. 
Ввсдеіііс  стр.  1.  —  Исторія  ортіктогіюзіи  стр.  5.  —  Литература  стр.  11.  — 
Важность  п  польза  орпк.  стр.  12._Раздѣленіе  стр.  15.— Термпіюлогіл  стр.  14.— 
I  Маѵгеаштгігесше  признаки  мішераловъ  стр.  15.— 1)  Наружный  впдъ,  кристал- 
лы вообще  стр.  1 5.— Кристаллпческія  системы  Вейса  стр.  20.— 1.  Правильная 
система  стр.  22.  —  2.  Двухъ-и  одноосная  сист.  стр.  28.  —  5.  Трехъ-и  одноос- 
ная снст.  стр.  51.— 4.  Одно-и  одноосная  сист.  58.-5.  Двухъ-и  одночленная 
сист.  стр!  40.  —  6.  Одно-и  одночленная  сист.  стр.  45.  —  Несовершенство  кри- 

сталловъ  стр.  4/».  Срастаніе  кристалловъ  стр.  47.  —  Ложные  кристаллы  стр. 

48 '—Наружный  неокрпсталлованный  впдъ  минераловъ  стр.  49.  —  2)  Внутрен- 
ній  впдъ  минераловъ,  спайность  стр.  50  — изломъ  стр.  55.  —  Анатомическое 
сложеніе  стр.  55.  —  П.  Физтесніе  признаки  стр.  55.  —  Твердость  стр.  55.— 
Сцепленіе  стр.  56.  —  Плотность,  удѣльный  и  сравнптельньиі  вѣсъ  стр.  57.  — 
Персломлсніе  свѣта  стр.  58.  —  Прозрачность  стр.  58.  —  Блескь  стр.  59.— 
Цв  і.та  мтшсраловъ  стр.  59.  —  ФосФоризація,  электрихіество  и  магнитность  стр 
62  —  Признаки  объ  обоняніи  и  ослзаиіп  стр.  64.  —  III.  Хилішес?ие  при-" 
і  „ .        -^т-   •   іуи         лл  ^  


ки^  простыя  тѣла  стр. 


стр. 


74. 


64.  —  Хпмическіе 
ДиморФизмъ  стр.  76.  —  Химическое  разложеніе  минераловъ  стр 

Часть  вторая.     Частная  ориктогнозья у  стр.  85  —  565. 


ѵга- 

НзОМОрФИЗМЪ  II 

78. 


Систематологія  стр.  85. 
КЛАССЪ I.  МЕТАЛЛЫ  стр.  95  —  201. 
.  РАзрядъ  I.  сАмоѵооныЕ  МЕТ.  стр.  95. 
Семейство  1.  Ковкомягкіе  мет.  стр.  96. 

1.  Золото.  2,  Электрумъ.  5.  Сереб- 
ро 


6.  Мѣдь, 


4.  Ртуть.   5.  Амальгама 
Висмутъ.  8.  Свинецъ. 

Семейство  2.  Твердые  мет. 
9.  Платина.   10.  Осмпстый  иридііі. 
11.  Самородный  ирндій.  12.  Палладій. 
15.  Желѣзо;  метеорическіе  камни. 

Семейство  5.  Нековкіе  металлы. 

14.  Телллуръ.  15.  Сурьмянистое  се- 
ребро. 16.  Самородная  сурьма.  17. 
Мышьякошістая  сурьма.  18.  Самород- 
ный мышьякъ. 

рАЗрЯДЪ  и.  СФРПСТЫЕ  МЕТАЛЛЫ  СГр.  115. 

Семейство  4.  Блескп  стр.  115. 

а)  Теллуристые  стр.  116. 
19.   Телѵіурпстое  серебро.  20.  Тел- 
луристОе  золото.   21.  Бѣлый  теллуръ. 
22.  Теллуристыѵі  свинець.  25.  Тетради- 
мить.  24.  Теллурнстый  висмутъ. 

Ь)  Свинцовые  блески  стр.  117. 
25.   Теллурнстый  бл.   26.  Свинцо- 
вый бл.  27.  ІИтсйнманитъ.  28.  Молиб- 
деновый бл.  29.  Мышьяковый  бл.  50. 


Серебряный  бл.  51.  Селенево-серебря- 
пый  бл.  52.  Черный  серебрян,  бл.  55. 
По.ііібазитъ.  54.  Серебряно-мѣдпый  бл. 
55.  Мѣдный  б  л. 

с)  Блеплыя  руды  стр.  125. 
56.  Оловянно-мѣдный  бл.  57.  Блек- 
лая или  сѣрая  руда  58.  Теннантитъ. 
59.  Бурноіштъ.  40.  Сурьмяной  мѣднып 
бл.  41.  Мѣдііо-сурьмяпистый  бл. 

Л)  Сурьлілнистые  блески  стр.  125. 
42.  Цинкеннтъ.  45.  Джемсонптъ.  44. 
Плумбостибъ.  45.  Эмбрититъ.  46.  Сурь- 
мяной блескъ. 

е)  Желіъзистые  блески  стр.  127. 
47.  Бертіерптъ.  48.  ІПтерибергитъ. 
Г)  Висмутовые  блески  стр.  127. 

59.  Висмутовый  блескъ.  50.  Иголь- 
чатая руда.  51.  Мѣдная  висмутовая  ру- 
да. 52.  Висмутовая  свинцовая  руда. 

Семейство  5.  Колчеданы  стр.  129, 
55.  Сурьмянистый  никель.  54.  Мышь- 
яковый никель.  55.  ІПпейсовьій  ко- 
бальтъ.  56.  Кобальтовый  блескъ.  57 
Кобальтовый  колчедань.  58.  Мышьяко- 
вый колчеданъ,  59.  Арсеносидсритъ. 

60.  Сѣрый  желтый  колчеданъ.  61- 
Сѣрный  колчеданъ.  62.  Мѣдножелѣз- 
ный  колчедань.  65.  Магнитный  колче- 
данъ. 64.  Мѣдный  колчеданъ.  65.  Пес- 


VIII 


трая  мѣдная  руда.  бб.  Красньш  нііке 
левый  колч.  67.  Никелевый  колч.  68. 
Сурьмяный  никель.  • 

Семейство  6.  Обманки  стр.  138. 

69.  Желтый  мышьякъ.  70.  Крас- 
ный мьииьякъ.  71.  Киноварь.  72.  Пир 
аргирптъ.  75.  Міаргирптъ.  74.  Гирар- 
гирнп..  75.  Піірантимоннтъ.  76.  Цин- 
ковая обманка.  77.  Фольцинъ.  78.  Мар- 
ганцовая обм. 

Рдзрядъ  III  Окисленные  мета.ільі  стр 
144. 

Семейство  7.  Желѣзпыя  окиси  стр.  144, 
79.  Желѣзный  блескь.  80.  Крейто- 
іштъ.  81.  Титанистое  желѣзо.  82.  Ме- 
наканнтъ.  85.  Изеринъ.  84.  Магнитный 
желѣзнякъ.  85.  Хромовой  желѣзнякъ. 
86.  Франклинитъ. 

Семейство  8.  Марганцовыя  окиси 
стр.  155. 
87.  Черпая  марганцовая  руда.  88 
Браунитъ.  89.  ІТснломеланъ.  90.  Сѣрая 
марганцовая  руда.  91.  Пиролузитъ.  92 
Кремнистая  марганцовая  руда. 
Семейство  9.  Оловяннокаменныя  окиаі 
стр.  156. 
95.  Волчецъ.   94.   Танталитъ.  95 
Колумбитъ.  96.  Фергюсонитъ.  97.  Ит- 
тротанталитъ.   98.  Уранотанталъ.  99 
Оловянный  камень.  100.  Смоляная  ура- 
новая руда. 

Семейство  10.  Рутиловые  металлы 
стр.  160. 

101.  Чевкиннтъ  102.  Цернтъ.  105. 
Монацптъ.  104.  Перовскнтъ.  105.  Гін- 
рохлоръ.  106.  Красная  цинковая  руда, 
107.  Красная  мѣдііая  руда,  108.  Рутплъ. 
109.  Анатазъ.  110  Эшиіштъ.  111.  По- 
лимигиитъ.  112.  Мснгитъ. 

СемеЙсово  11.  Бурожелт.зпяковые 

МЕТАЛЛЫ    стр.  167. 


115.  Бурый  желѣзнякъ.  114.  Смо- 
листый желѣзііякь.  115.  Дуговая  руда. 
116.  Марганцовая  смолистая  руда.  1 1 7. 
Траулитъ.  118.  Гизингеритъ.  119,  Со|)- 
давалитъ.  120.  Мѣдная  марганцовая  ])у- 
да.  121  Крокндолитъ.  122.  ТриФИлннъ 
125.  ТстраФіілпнъ  124.  Зеленый  же- 
лѣзііякъ.  125,  Гренгеситъ.  126.  І'нію- 
хлоритъ.  127-КарФОсидеритъ.  128.  /Ксл- 
тая  желѣзиая  руда.  129.  Лчелѣзный 
ііатскъ. 


Семейство  12.  Охристые  окисленные 
мЕтАлллы  стр.  175. 
150.  Умбра.  151.  Кобальтовая  ох- 
ра. 152.  Сурьмяная  охра.  155.  Волче- 
цовая  охра.  154.  Урановая  охра.  155. 
Молибденовая  охра.  156.  Свинцовая 
охра.  157.  Висмутовая  охра.  158.  Хро- 
мовая охра.  159.  Никелевая  чернь.  140. 
ЛІышьяковая  чернь.  141.  Мѣдная  чернь. 
142.  Кобальтовая  чернь.  145.  Марган- 
цовая пѣнка. 

Семейство  15.  Слюдеобразные  окислен- 
ные МЕТАЛЛЫ  стр.  177. 
144.   Гиллингитъ.  145.  Кронштед- 
титъ.  1/іб.  Стильпномеланъ.  147.  Бедан- 
титъ. 

РазРЯДЪ    IV.    СоЛЕВИДНЫЕ    МЕТАЛЛЫ  СТр. 

177. 

Семейство  14.  листоватые  легкіе  соле- 
водянистыЕ  МЕТ,  стр.  178. 
148.  Урановая  слюдка.  149.  Мѣдная 
пѣна.  150.  Мѣдная  слюдка. 

Семейство  15.  Малахитовидпые  легкіе 
СОЛЕВИДНЫЕ  МЕТ.  стр.  179. 
151.  ХалькоФацитъ.    152.  Эринитт. 
155.  Либетепитъ.    154.  ФосФорохаль- 
цптъ.  155.   Фолбортитъ.   156.  Сидеро- 
хальциьъ.  157.  Фармакосидеритъ.  158. 
Скородить.  159.  Атакамнтъ.  160.  Бро- 
шантитъ.    161.  Діоптазъ.  162.  Мала- 
хитъ.  165.  Аурихалгцитъ.  164.  Мѣдная 
іень.  165.  Мѣдная  лазурь. 

Семейство  16.  Игольчатые  солевидные 
МЕТ.  стр.  186. 
166.  Желѣзная  синь.  167.  Лавенду- 
ланъ,   168.   Кобальтовые  цвѣты.  169. 
Фармаколитъ.   170,  Никелевые  цвѣты. 
Семейство  17.  Церіевые  шпаты.  182. 
171.  Гидроцеритъ.  172.  Плавиково- 
кислый  церитъ. 

Семейство    18.  Цинковые  шплты  стр. 
189. 

175.  Кремпеземнокнслый  цинковый 
шпатъ.  174.  Углекислый  цинк.  шп. 

Семейство  19.  Марганцовые  и  жельз- 
ныЕ  ШПАТЫ  стр.  191. 
175.  Марганцовый  шпатъ.  176  Же- 
ліізный  шпатъ. 

Семейство  20.  Хлористые  шпаты  стр. 
195. 

177.  Хлористый  свинцовый  пшатъ. 


178.  Хлорист.  ртутный  шп.  179.  Хлор, 
серебряный  шп. 

Семейство  21.  Свинцовые  шпАты  стр. 
194. 

180.  Шеліевокислый  свинц.  шп.  181. 
Хромовый  свинц.  шп.  182.  Молибде- 
новый свинц.  шп.  185.  Феникохроитъ. 
184.  Бокелинитъ.  185.  Ваиадіевокислый 
свинц.  шп.  186.  Фосфорнокислый  свинц. 
шп.  187.  Мышьяковокислый  свинцов. 
шп.  188.  Свинцовая  камедь.  189.  Мед- 
ный свинцов.  шп.  190.  Свинцовый  ку- 
поросъ.  191.  Углероднокислый  свинц. 
шпатъ. 

Семейство    22.    Сурьмянистые  шпаты 
стр.  201. 
192.  Сурьмянистый  шпатъ. 
КЛАССЪ  П.  КАМНИ  стр.  202. 

РАЗрЯДЪ    I.      РОГОВООБМАНКОВЫЕ  КАМНИ 

стр.  202. 

Семейство     1.    металловидные  камни 
стр.  202. 

1.  Ортитъ.  2.  Уралъ-ортитъ.  3.  Лі- 
эвритъ.  4.  Гадолинитъ.  5,  Титанитъ.  б. 
Алланитъ. 

Семейство  2.  авгитовые  камни  стр.  206. 

7-  Авгитъ.  8.  Вихтинъ.  9.  Бабингто- 
витъ.  10.  Роговая  обманка.  11.  Аз- 
бесі-ъ. 

Семейство  5.  Змѣевиковые  стр.  215. 

12.  ШиллЕРшпАтъ.  15.  Змѣевикъ.  1Д. 
Родохромъ.  15.  Фалунитъ.  16.  Пиро- 
склеритъ.  17.  Пикрокомэинъ.  18.  Пир- 
аллолитъ. 

Семейство  Н.  Волластонитовые  ст.  218. 
19.  Волластонитъ.  20  ЭдельФорситъ. 

Семейство   5.  Карфолитовыс  стр.  218. 

21.  КарФолнтъ. 

Сем.  6.  КіАнитовыЕ,  стр.  219. 

22.  Кіанитъ.  23.  Вертитт>.  24.  Ксе- 
иолитъ.  25.  Діаспоръ. 

Сем.  7.  Эпидотовые  стр.  221. 

26.  Эш -йотъ. 

Сем.  8-  Маиганолитовыб  сір.  235. 

27.  Манганолитъ.  28.  Тулитъ. 
Разридъ  п.  Твердые  камни  стр.  224. 

Сем.  9.  Венисовые  стр.  224. 
29.  Вениса.  50.  Пиропъ.  51.  Уваро- 
витъ.  52.  Безувіанъ.  55.  Ставролигі..  54. 
Гелвинъ. 


Сем.  10.  ІЛерловые  стр.  250. 

55.  Турмалинъ.  56.  Аксиііитъ. 
Сем.  11.  ЦирконовыЕ  стр.  255. 

57.  Цирконъ. 

Сем.  12.  Алмазные   стр.  255. 

58 .  Алмазъ. 

Сем.  15.  Корундовые,  стр.  258. 

59.  Корундъ.  40.  Шпинель.  41, 
Пирритъ.  42-  Автомолитъ.  45.  Топазъ. 
44.  Хризобериллъ. 

Сем.  14*  Хризолитовые  стр.  244. 
45.  Хризолитъ.  46.  Хондродитъ. 

Сем.  15.  Берилловые  стр.  246. 
47.  Изумрудъ.  48.  Эвклазъ.  49.  Фе- 
накитъ. 

Сем.  16.  Кварцовые,  стр.  249. 
50.  Дихроитъ,  51.  Кварцъ.  52.  Опалъ. 
55  Смолистый  камень.  54.  Обсидіанъ* 
55.  Ковалевскитъ. 

Разрлдъ  111.    Полевошпатовые  камни 
стр.  262. 

Сем.  17.  Ортоклазовые  стр.  262. 

56.  Фарфоровый  шпатъ.  57.  Ріако- 
литъ.  58.  Полевой  шпатъ.  59.  Анор- 
титъ.  60.  Олигоклазъ.  61.  Альбитъ.  62. 
Лабрадоръ.  65.  Петалнтъ. 

Семейство.  18.  Пренитовые  к.  стр. 
271. 

65.  Сподуменъ.  64.  Пренитъ.  65.  Сос- 
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ВВЕДЕШЕ 


Естественны  я  тѣла  земнаго  шара  вообще  раздѣляют- 
ся  на  органшескіл  и  неорганшескія ;  описаніемъ  ихъ 
занимаются  естественныя  науки,  излагая  отдѣльные  при- 
знаки шЪіълиліыхь  прщюЬы, 

Органигескіл  тѣла,  составленныя  изъ  разнородныхъ 
внутреннихъ  и  нарулиіыхъ  частей,  лшвутъ,  двигаются  и 
размножаются;  къ  нимъ  принадлежать  животныл,  въ  ко- 
торыхъ  представляются  высшія  степени  органической 
ліизни,  и  растенілу  въ  которыхъ  не  примѣчается  произ- 
вольнаго  двИіКенія,  и  питаніе  не  происходить  посред- 
ствомъ  Яхслудка,  какъ  у  всѣхъ  животныхъ,  но  боль- 
шею частію  листьями  и  корнями. 

Неорганшескіл  тѣла  напротивъ  того  составлены  изъ 
простѣйшихъ  частицъ,  не  живутъ  и  і?о  этому  не  ра- 
стутъ  и  не  размножаются ;  къ  нимъ  принадлел^атъ  всѣ 
жынералЫі  встрѣчающіеся  при  совершенномъ  видѣ  въ  кри- 
сталлахъ  или  симмегрическихъ  Формахъ;  но  такъ  какъ 
они  не  одарены  жизнію,  то  не  изменяются  въ  отноше- 
ніи  времени  и  пространства,  въ  которомъ  они  заклю- 
чаются, и  по  сему  остаются  всегда  въ  одинаковомъ  ви- 
дѣ,  если  на  нихъ  не  дѣйствуютъ  особенныя  причины. 
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Въ  этихъ  различіяхъ  органическихъ  и  неорганичес- 
кихъ  тѣлъ  нѣтъ  однакоже  точныхъ  предѣловъ ,  осо- 
бенно между  я^ивотными  и  растеніями;  въ  иѣкоторыхъ 
животныхъ  обнаружитаются  только  низсшія  степени  жи- 
вотной жизни;  онѣ  прнкрѣплены  на  морскомъ  днѣ  и  по 
этому  не  двигаются  произвольно,  какъ  на  пр.  всѣ  корал- 
лы, изъ  раковинъ  устрицы,  или  не  питаются  особен- 
нымъ  желудкомь,  но  на  подобіе  растеній  наружными 
питательными  отверстіями  тѣла,  какъ  и.  п.  некото- 
рые глисты,  (Ь%и1а,  Тгіаепоріюгиз  ),  не  имѣюи]^іе  рта, 
вообще  никакого  питательнаго  канала.  Подобнымъ  ;ке 
образомъ  нѣкоторыя  растснія,  и.  п.  Мухоловка  (Віопаеа 
тийсіриіа),  Барбарисъ  (ВегЬегіз  ѵиі^агіз),  Мимозы  (Мітоза 
зепзіііѵа,  Несіузагит  ^угапз)  отличаются  иногда  раздра;ки- 
тельностью  и  зтимъ  превосходятъ  нѣкоторыхъ  живот- 
ныхх,  не  одаренныхъ  никакою  явственною  ;кизнІю,  какъ 
многія  кремнистыя  Наливочиыя  (ІпГизоііа),  которыя  на 
подобіе  кристалловъ  имѣютъ  симметрическій  видъ,  не 
имѣютъ  движеиія,  но  на  подобіе  животныхъ  безпрестан- 
но  дѣлятся  и  этимъ  только  показываютъ  свою  живот- 
ную природу;  къ  нимъ  прннадле;катъ  ВасіИагіае,  Еиазіга 
и  нѣкоторыя  N3^100^6.  Другія  наконець,  не  одаренныя 
никакою  явственною  ;кивотною  Лѵизнію,  ныиѣ  справедли- 
вѣе  причисляются  къ  растеніямъ,  переходящимъ  во  вре- 
мя прозябенія  въ  каменѣющія  вещества,  н.  п.  Киііірога, 
СогаШпа,  Саіахаига,  Наіітесіа ,  камеиѣющге  Водоросли 
(АІ^ае),  въ  составѣ  которыхъ  открыты  да;ке  раститель- 
ныя  ячейки,  а  въ  нихъ  плоды. 

И  такъ  эти  предѣлы  лшвотнаго  и  растительнаго 
царствъ  представляютъ  животіизіхъ  и  растеиій,  въ  ко- 
торыхъ ул^е  пр^рбладаеть  неорганический  составъ,  какъ 
въ  кораллахъ  и  имь  подобныхъ  морскихь  водоросляхъ;  но 
и  самыя  неорганическія  тѣла  по  этому  еще  нельзя  на- 
звать совершенно  мертвыми  или  пе  составляющиліи  ор- 
ганизмовъ;  папротивъ  того  многія  явлеиія  показываюгъ 
лшзнь  самыхъ  неорганическихъ  тѣлъ:  одна  и  гал^е  л^изнь 
является  въ  ок[)ул;ающнхъ  нась  органическихъ  недѣли- 
мыхъ,  какъ   и   въ    самыхъ   отдалепнѣйшихъ  планетахъ; 


земной  шаръ  есть  подобный  организмъ  доказываю- 
щій  свою  жизнь  безпрестаннымъ  движеніемъ  и  враще- 
ніемъ  около  своей  оси,  опредѣленнымь  кругообращеніемъ 
и  теченіемъ  рѣкъ  въ  океанъ,  приливомъ  и  отливомъ  мо- 
рей и  океана,  теченіемъ  горячихъ  источниковъ  изъ 
внутренности  земли,  дѣйствіемъ  подзем ныхъ  вулкановъ, 
весьма  постоянными  магнетическими  и  электрическими 
явленіями  и  т.  д,  —  все  это  заставляет!»  насъ  признать 
жизнь  также  въ  отдѣльныхъ  неорганическихъ  тѣлахъ. 

Двоякой  разности  естественныхъ  тѣлъ  соотвѣтствуетъ 
раздѣленіе  всей  естественной  исторіи  на  двѣ  части;  пер- 
вая разсматриваетъ   и   описывает  ь   органическія  тѣла  и 
составляет ь  двѣ  науки,  описаніе  животныхъ  или  Зооло- 
гііо  и  описаніе  растѣній  или  Ѳитологію  (Ботанику)^  а 
послѣдняя    занимается    изслѣдованіемъ  неорганическихъ 
тѣлъ  и  называется  Ориктогнозіею  или  Шинсралогіею;  она 
составляетъ   на  равнѣ   съ  Гсоглозіею   и  Палеонтологгею 
ва;кную  часть  науки  о  строеиіи  земнаго  шара  или  Геоло- 
гіи  вообще,  раздѣляющейся  на  эти  три  главныл  %ас7пгс 
Ориктогнозіл  ^^)^  какъ  первая  часть  геологшескихь  на- 
укъ,  занимается  съ  помощію  Математики,  Физики  и  Хшііи 
тщательныліъ    изслгьдованіеліъ  недтълиліыхь  неорганиче- 
скихъ тгьлъ  или  льинераловь,  разсматриваемыхь  по  при- 
знакамъ  ихъ  отдѣльно  или  во  взаимномъ  ихъ  отношеніи 
другъ  къ  другу  и  къ  цѣлому  земному  шар};   она  соста- 
вляетъ частное  описаніе  всѣхъ  родовъ  и  видовъ  гіростыхъ 
минераловъ,  каковыми  они  представляются  нашизіъ  гла- 
заліъ,  хотя  они  могутъ  быть  составлены  изъ  многихь  хи- 
мически  сло;киыхъ  частей,  какъ  всѣ  лшвотныя  и  расти- 
тельныя  недѣлимыя;  не  измѣнившіеся  минералы  находят- 
ся въ  своемъ  естсственномъ  полол;еніи  и  тамъ  составля- 
ютъ  твердую  массу  земнаго  шара,  не  толъко  на  поверх- 


С.  с.  Сагиз,  яѵѵбІЕ  ВгіеГе  ііЬег  сіаз  ЕгаіеЬеп.  5іии§агІ.  1841. 

**)  Слово  Оргагтоаогі л  или  Орилтогиозіл  произходитъ  отъ  греческаго 
0()7;;<Г05,  ископаемое,  и  ^тоа^е,  позпаіііе,  или  /'.оуод^  учеиіе  —  и  нынѣ  вездѣ 
предпочитается  слову  Міоісралогіл ,  составлен  пому  изъ  двухъ  разлпчпыхъ  лзы- 
ковъ,  изъ  Французскаго  тіпег^  копать,  тіпегаіу  ископаемое,  и  изъ  іреческаго 
^оуое,  какія  ыазьаніл  ЬуЬгісіа  ньшѣ  ие  одобряются  и  ие  принимаются. 
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ности,  но  также  безъ  сомнѣнія  внутри  его,  куда  до  сихъ 
поръ  человіікъ  не  могъ  проникнуть.  Воздухъ  и  вода  не 
входятъ  въ  составъ  Ориктогнозіи,  потому  что  они  не  со- 
ставляютъ  недѣлимыхъ  земнаго  шара,  но  общую  Лгид- 
кость  его 5  и  по  сему  дол;кны  быть  разсматриваемы  въ 
Физикѣ,  а  не  въ  естественной  исторін,  въ  которой  только 
описываются  иедѣлимыя,  а  не  свойства  тѣлъ  вообще. 

Всѣ  минералы  между  собою  соединяются  и  соста- 
вляютъ  горныл  породы,  изъ  которыхъ  состоитъ  обитаезіая 
нами  планета;  вторая  часть  геолоііи,  цѣль  которой  есть  из- 
слѣдованіе  впутренняго  строенія  земнаго  шара  и  по  сему  са- 
мыхь  слолхныхь  горныхъ  породъ  и  ихъ  взаимцыхъ  ме- 
Лчду  собою  отношений,  называется  Геогнозіею  или  зем- 
леведоніемъ,  не  взирая  на  органическія  гѣла,  заключен- 
ныя  въ  горныхъ  породахъ,  а  третья  часть  ея  сосга- 
вляетъ  Палеонтолог! ю  ^*)  или  описапіе  этихъ  окаменѣло- 
,  стей  ліивотиаго  и  растительнаго  царствъ.  Обѣ  эти  нау- 
ки разделяются  каждая  на  двѣ  части  и  р(1вньшъ  обра- 
зомъ  валіны  для  каждаго  образованнаго  человѣка,  пото- 
му что  онѣ  объясняютъ  намъ  древнюю  исторію  нашей 
планеты;  Геогнозія  разделяется  на  теоретигескую  ея 
часть  или  Геогенію^  ^^*)  науку  о  происхожденіи  и  по- 
степенномъ  развитіи  земнаго  шара,  съ  обьясненіемъ  пе- 
резгіінъ  твердой  коры  его  въ  разныхъ  періодахъ  земли, 
и  на  практиъескую  часть  или  собственно  такъ  называе- 
мую Гсогнозію^  описаніе  горныхъ  породъ,  составллю- 
щихъ  наружную  оболочку  земли  до  извѣстной  намъ  глу- 
^  бины. 

Наконецъ  Лалеонтологія  раздѣляется  на  Ориктофа' 


*)  Слово  Геогнозіл  (Сеодпозіа)  произходить  отъ  греческаго  или  уеа 
земля  и  )то0«д,  позиапіе. 

**)  Слово  ІТалсошпологія  или  Раіасопіоіо^^іа  происходить  отъ  греческаго 
тГаЛаіод^  древгііп,  оѴга,  существа  и  Лоуод,  учеіііе. 

Гсогонілу  (Оео^опіа],  отъ  греческаго  уг^  земля  и  уоугѵо,  сотворить,  или 
Геогепіл  (Сео^епіа),  какъ  обыкповспно  пазываютъ  эту  пауку,  отъ  у//  и  у/усл 
или  угууао,  сотворить,  хотя  первое  назвапіе  составлено  болѣе  своііствеіпіо 
греческому  языку,  въ  которомъ  уже  существуетъ  весьма  древнее  подобное 
слово  Тііео^опіау  составляющая  предметъ  превосходиаго  стихотворенія  Ге- 
сіода. 
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тологію^  *)  занимающуюся  описаніемъ  первобытныхъ 
растеній,  находящихся  въ  ископаемомъ  состояніи  въ  раз- 
ныхъ  горныхъ  породахъ,  и  на  Ориктозоологію  описа- 
ніе  ископаемыхъ  или  первобытныхъ  Лгивотныхъ,  отъ  са- 
мыхъ  простѣйшихъ  существъ  до  совершеннѣйшаго  про- 
изведенія  нынѣшней  природы.  Оьаменѣлости  вообще  со- 
ставляютъ  отличительные  признаки  для  разныхъ  горныхъ 
породъ,  такъ  что  онѣ  весьма  важны  для  исторіи  разви- 
тія  земнаго  шара. 

ЧАСТНОЕ  ОПИСАШЕ  ОРИКТОГНОЗІИ. 

Неорганическія  тѣла,  составляющія  царство  ископае- 
мыхъ, называются  атпсралаяіи-^  они  не  имѣютъ  инка- 
кихъ  наруяіныхь  органовъ  или  тѣхъ  частей,  посредствомъ 
которыхъ  оргаиическія  тѣла  находятся  въ  сношеніи  съ 
другими  существами^  у  нихъ  нѣтъ  никакихъ  особенпыхъ 
частей  для  пищеваренія  и  кровообращенія,  которыми 
всѣ  внутреннія  и  нарул^иыя  части  безпрестанно  изме- 
няются въ  видѣ  и  устройствѣ;  минералы  измѣняются  и 
разрушаются  только  дѣйствісзіъ  нарулпіыхъ  силъ,  какъ 
н.  п.  атмосФсрнческихъ ,  и  не  обнаруживаютъ  ншшкихъ 
произвольныхъ  движеній. 

ИСТОРІЯ  ОРИКТОГНОЗІИ. 

Уже  въ  самыхъ  дрепнѣйшихъ  временахъ  человѣкъ 
обратилъ  свое  вннліаніе  на  минералы^  поводомъ  къ  тому 
слул;или  то  нужда  ихъ  въ  дозіашнемъ  быту,  то  Лхеланіе 
получить  отъ  нихъ  доходы,  то  любопытство,  узнать  ихъ 
свойства.  Разные  минералы  и  горныя  породы  были  упо- 
требляемы ими  тогда  ул;е  для  построекъ  домовъ,  храмовъ 
или  другихъ  памятнииовь  и  были  тщательно  изслѣды- 
ваемы   въ  отношеніи   ихъ  пользы.   Улчс  древніе  народы 


*)  ОриктоФптологія  ироисходитъ  отъ  ^)еческаго  о'ргжтод,  ископаемое,  <рѵхоѵ^ 
растеіііе  п  Доуод,  учепіе. 

**)  Слово  происходить  отъ  греческаго  оркхгод,  ископаемое,  ^ооу,  животное 
и  Яоуо^у  ученіе. 
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занимались  минералами,  которые,  кромѣ  благородныхъ 
металловъ,  препмуіцественно  обращали  на  себя  вниманіе 
ихъ  своею  рѣдкостыо  или  красивымъ  своимъ  видомь  или 
употреблсніезіъ  въ  домашнемъ  быту  или  другою  какою 
нибудь  пользою.  Египтяне  умѣли  шлиФовать  камни,  пи- 
сали на  нихъ  свои  тайны  (гпубіегіа),  знали  искуство 
выплавлять  изъ  разныхъ  рудъ  металлы,  воздвигнули  уди- 
вительные памятники  изъ  гранита,  сіэнита,  песчаниковъ 
и  известняковъ  и  употребляли  ихъ  въ  разныхъ  скульп- 
турныхь  работахъ.  Греки  также  употребляли  общепо- 
лезные минералы,  которые  были  поставлены  въ  храмахъ 
Бмѣстѣ  съ  рѣдкими  растеніями  и  ;кивотными,  составляв- 
тшт  нѣкоторымь  образомъ  первыя  публичныя  собранія 
для  естественныхъ  наукъ  и  весьма  много  содействовали 
кь  точному  познанію  этихъ  наукъ  въ  древности. 

Первьпі  Греческій  сочинитель,  не  только  точнѣе  дру- 
гихъ  описавшій  минералы,  но  и  раздѣлившій  ихъ  впер- 
вые на  два  класса  камней  и  металловъ,  былъ  Аристо- 
тель^  за  Т)50  лѣть  до  Р.  Хр.  Послѣ  него  писалъ  уче- 
никъ  его  Ѳеофраспгь  ЭФесскій  о  драгоцѣиныхъ  камняхь. 
Изъ  Римлянъ  одинъ  Плиній  старшій  (ум.  79  по  Р.  Хр.) 
описывалъ  въ  своей  естественной  исторіи  всѣ  въ  то  вре- 
мя извѣстные  камни,  хотя  безъ  всякаго  систематическаго 
порядка.  Наконецъ  шъ  к\іі\^оьъ  Эбнг^-Зина,  (обыкновен- 
но называють  его  Авиценною,  род.  въ  Бухарѣ  980  и  ум. 
^050  въ  ]Мединѣ),  быль  первым ь  систематикомъ,  раздіі- 
Л^ч-^^  ляющимъ  всѣ  минералы  на  камни,  металлы,  горючія  и 
сГ,рнистыя  вещества  и  на  соли. 

Послѣ  этого  вревіеии  Орнктогнозія  все  болѣе  и  болѣе 
|)асііространялась,  Въ  Ге|)маніи  первый  Алберпгъ  фонь 
Бол  лттедть  (обыкновенно  называють  его  АІЬегЬпз  піа§- 
пиз)  издал  ь  сочнненіе  о  минералахь  въ  пяти  частяхъ, 
содерліащихъ  однакоже  весьма  много  басень*,  онь  родился 
въ  119э  году  въ  Лауингеніі  вь  Шваб і и  и  умеръ  въ 
^280  году. 

Агрикола       (1/|94  — 1058)  и.зъ  Саксоніи  первый  обра- 


*)  Сгог^іи.ч  А^гісоііі  вті  своемъ  природиомъ  языкѣ  ііазыватсл  Вапег  и  ос- 
гавилъ  сочшіеиія  (1е  оПіі  еі  саіійіз  8иЬіеггапеогит  —  сіе  паіига  іоььіііиш  — 
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тил  ь  особое  вниманіе  на  наружные  признаки  минерал овъ 
и  по  нимъ  составилъ  сисгематическое  раздѣленіе  ихъ,  а 
ученый  Бсхеръ  (1669)  изъ  Рейнскихъ  провинцій  первый 
опнсывалъ  химическій  составъ  минераловъ^  поелѣ  не- 
го Тенкелъ  ^^)  въ  Саксоніи,  и  Валлеріусъ  ^^^)  въ  ІПве- 
ціи  обработывали  съ  успѣхомь  Минерал огію,  приведенную 
въ  первый  систематическій  порядокъ  Линнееліъ  по 
правилазіъ,  принятымъ  и  изложеннымъ  имъ  въ  Ботани- 
кѣ  и  Зоологіи;  онь  также  опредѣлилъ  топнѣе  кристал- 
лы, хотя  вмѣстѣ  съ  нимъ  Валлеріусъ  старался  о  минера- 
логической терминологіи,  и  такимъ  образомъ,  изложивъ 
Физическіе  и  химическіе  признаки,  дал  ь  первый  примѣръ 
точнаго  описанія  наружньіхъ  и  виутреннихъ  призна- 
ковъ  минераловъ. 

Но  въ  одно  время  издалъ  тогда  КронштеЪтъ  •]-)  пер- 
вую химическую  систему  и  до.іженъ  быть  почитаемъ 
основателемъ  ея;  онъ  также  употребилъ  паяльную  труб- 
ку для  различенія  минераловъ  и  такимъ  образомъ  опредѣ- 
лиль  хиліическій  составъ;  хотя  его  миогочислеиныя  ра- 
зысканія  не  были  достаточно  признаны  въ  своемъ  вѣкѣ, 
но  они  по  крайней  мѣрѣ  имѣли  большое  вліяніе  на  дру- 
гія,  за  нимъ  слѣдовавшія  описанія  минераловъ. 

Берглшнъ  (ум.  178^)  въ  Стокгольмѣ  разлолитлъ 

также  весьма  многіе  минералы  и  исправилъ  нужные  для 
химическихъ  изслѣдованій  инструменты  и  паяльную  труб- 
ку, но  валшѣе  его  опытовъ  были  химическія  разысканія 


ве  леІегіЬнз  еі  поѵіз  теІаІИз  —  (Зе  ге  теіаіііса,  въ  одпомъ  нздапіи.  Ва-чііі 
1657.  ГоІ. 

*)  ВеоЛіег ,  рЪухіса  яіЬіеггапеа.   ГгапсоГигІІ.  1669. 
**)  Нспксіу  РѵгіІ(^1о^і.і.  Ыр5Іае.  17і!5. 

***)ЗоЬ.  СоІЬсІіаІк  РѴаиегіііз.  вуйіета  тіпегаіо^іспт,  Тірзаііае.  Второе 
издапіе,  Ноігпіае.  1762,  на  русскомъ  язык1>Міінералолія  его  переведена  Шла- 
теромъ.  С.  Гіетерб.  1765. 

Сагоіііз  а  Ыппёу  (роЪ.  1707,  ^.7л  1778 «узіета  паиігае  регігіаге^па, 
еЛіі.  13а.  Сига  Т.  Г.  СтсИл,  Ыр5Іае.  1788  —  1795.  8  ѵоіі. 

-|-)  ^іл-еі  ѵоп  Сгопзіесіі  (1722  —  65)  издалъ  въ  Стокгольмѣ  опыпгъ  лшие- 
ралогіпу  переведеьый  на  пѣмецкій  языкъ,  ѴегзисЬ  еіпег  Міпега1о<;іе.  Корен- 
Ьа^еп.  1779.  На  русскомъ  языкѣ  подъ  заглавіемъ  опытъ  рудословной  системы 
С.  Петерб.  1789. 

|-)  ТогЬегп  Вег^тапп ,  соттепіагііі»  (1е  ІпЪо  {еггитіпаіогіо  еЬ  е]и8с1еіп 
11511  іп  ехріогапбіз  согрогіЬііб,  ргаеяегііт  тіпегаІіЬиз.  ѴіпгІоЬопае.  1779. 
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другаго  Шведскаго  минералога  Гана  ( Оаігп весьма  про- 
славившагося  употребленіемъ  паяльной  трубки. 

Не  смотря  на  всь  эти  и  подобны  я  имъ  старанія 
другихъ  мипералоговъ  не  существовала  еще  точная  тер- 
минология въ  Минералогіи;  правильное  описаніе  суще- 
ственныхъ  признаковъ  было  почти  пропущено  во  всѣхъ 
минералогическихъ  сочиненіяхъ  и  по  эготу  они  не  были 
совершенно  способны  къ  точному  опредѣленію  минера- 
ловъ  и  къ  взаимному  ихъ  различенію. 

Этозіу  весьма  много  содѣнствовалъ  А,  Г.  Вернеръ 
(род.  1750  и  ум.  1817  въ  Дрезденѣ),  новѣГішій  и  безъ 
сомнѣнія  первый  преобразователь  Минералогіи;  онъ  ей 
далъ  свою  нынѣшнюю  Форму  и  доказалъ  валшость  на- 
рулчныхъ  признаковъ,  излояіивъ,  какъ  употреблять  ихъ 
для  точнаго  описанія  минераловъ.  Основываясь  на  этихъ 
ітравилахъ  онъ  описалъ  въ  особенной  зганералогической 
теріминологіи  существенныя  различія  минеральныхъ  по- 
родъ,  принимая  при  томъ  въ  увал;еніе  смѣсь  или  хими- 
ческій  сосгавъ  ихъ  и  по  сему  онъ  уже  предло;килъ  рас- 
пололіить  металлы  въхимическомъ  порядкѣ.  Бъ своей  систе- 
мѣ,  вездѣ  почти  принятой  въ  теченіи  многихъ  лѣтъ,  хо- 
тя онъ  самъ  её  нигдѣ  не  издалъ,  онъ  старался  доказать 
что  нарулшые  признаки  составляютъ  самое  валгное  отли- 
чіе,  по  сему  и  описанія  его  гораздо  точнѣе  и  совернлеп- 
нѣе,  нелісли  всѣ  другія,  до  него  существовавіпія;  опъ 
самъ  не  издалъ  почти  никакихъ  минералогическихъ  сочи- 
ла неній  и  такъ  мы  узнали  не  чрезъ  него  самого  всѣхъ  его 
валіныхь  для  науки  заслугъ,  но  отъ  многочисленныхъ 
его  ученикопъ  во  Фрейбергской  горной  Академін,  а  имен- 
но чрезъ  сочиненія  Рейса»  Элімсрлинга,  Ленца,  фрсйс* 
лебеіШу  Карстена,  Гофлшнна^  Вреитгаутпа,  и  другихъ 
въ  Гсрманіи,  Брошана  во  Франціи,  /І^жемсона  въ  Англіи 
и  т.  д.  Первый  Вгриерь  точно  раздѣлилъ  Мннералогію  на 
двѣ  науки,  на  Ориктогнозію  и  на  Гсогнозію. 

*)  АЬгакапь  СоПІоЬ  ІѴсгпег ,  ііЬсг  сііс  аийяегп  Кепп/еісііеп  Аеѵ  Гочьіііеіі. 
І^еірхі^.  1774,  Ѵ(  ггсісІіпІ88  (Ісч  ]\1  іпеіаІіспкаЬіпеІ»  сіез  «.іісЬбіясІіеп  Бсг^ЬаіірІ- 
шаті\ч  РаІ)$Ь  ѵоп  Оіьаііг.  ЕгеіЬсгі^.  179^2.  Его  систему  изложили  С.  А.  8. 
Ло/ртап  п  іг  А.  Вгеі(/іапрі;  ъъмхъ  сочиііеміц  НапДЬисЬ  <1ег  Міпегаіо^іе.  Ггеі- 
Ьегд.  4  вас  1811  —  17. 
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До  Вернера  улчѳ  Бергжат  и  Роже-де^-лилъ  зани- 
віа^ись  предварительными  разысканіями  о  кристаллизаціи^ 
но  изъ  всѣхь  первый ,  занизіавшійся  математическимъ 
описаніемъ  кристалловъ  былъ  знаменитый  Французскій 
аббатъ  Гаю^^)  (род.  1743,  рі.  182^)  вь  Г1ари;кѣ,  славный 
современникъ  Вернера;  онъ  первый  опредѣлилъ  внутрен- 
нее строеніе  мпнераловъ  и  старался  доказать  апюжи- 
стигескую  связь  его  съ  кристаллическими  Формами.  Ученіе 
о  кристаллахъ  скоро  послѣ  того  было  стараніемъ  и  содѣй- 
ствіемъ  его  возведено  къ  весьма  валяной,  самостоятель- 
ной части  Минералогіи  подъ  названіемъ  ІгристаллограФІи. 
Онъ  точнѣе  другихъ  минералоговъ  опредѣлилъ  виды,  гіри- 
числивъ  къ  иимъ  такіе  минералы,  которые  имѣютъ  кромѣ 
подобнаго  химическаго  состава  и  подобную  кристалличе- 
скую Форму.  Многочисленны  я  разло;кенія  минераловъ, 
п])едпринлтыя  химиками  Кирваножь  *^*)  въ  Англіи,  Клап- 
рото^ліь  ^^^^^  въ  Герзіаніи  и  Вокеленежь  -|-)  во  Францти 
доставили  Вернеру  и  Гаю  удобніійшій  случай,  распро- 
странить свои  разысканія. 

Црезъ  одновременное  дѣйствіе  этихъ  отличныхъ  уче- 
ныхъ  время  ихъ  жизни  сдѣлалоеь  знаменитымъ  періодомъ 
для  той  науки,  которая  была  въ  слѣдъ  за  симъ  поста- 
влена въ  одинъ  рядъ  съ  Ботаникою  н  Зоологіею.  Послѣ 
того  КристаллограФІя  самостоятельнымъ  образомъ  усовер- 
шенствовалась въ  Германіи^  и  преимущественно  Вейсъ 


Ріо/пё  сіе  ѴЫе,  сгізіаііоі^гаріііе  ои  Лсзсгірііоп  сіез  Гогтс»  ргоргез  а  Іоиз 
Іез  согрз  с^и  гё^ае  тіпегаі.  Гагіз.  1785.  Ъ  ѵоИ. 

**)  Яепё  Тизі  Наауу  Ігаііе  (1е  тіпсгаіо^іе.  ѴоІІ.  1  —  5.  Рагіз.  1801  — 
втор,  ііздаіііе.  1825  —  ІаЫеаи  сотрагаІіГ  (іез  гёзиііаіз  1а  сгізіаііо^гаріііе 
еі  сіе  Гапаіу.че  о1^іті^^1е.  Рагіз,  1809. 

^"^*)  Шсіьагсі  Шгіѵшг,  ЕІегаепЬ  оЕ  Міпегаіо^у.  Ьоп(Зоп.  1784. 

"^***)  М.  П.  Шарго^Ііу  Веііга^е  гиг  сІіетізсЬеп  Кеппіпізз  Асѵ  Міпегаікогрег. 
Ва  1  —  6.  Гозеп  ипЛ  Вегііп.  1795  —  1815. 

-|-^  І^аг(диеиііу  хпмичсскіл  разложенія  его  находятся  въ  Аппаіея  йез  Міпез, 
Апп.  Ле  СІіетіе,  Апп.  сііі  Мазеит  сІЧіізІ;   паіиг.  Рагіз.  1802  —  15. 

-|~|-)  С/іг.  5ш/г.  ^Ус/Ъ{род.  1780  въ  Лейііцигѣ  и  ныиѣ  жив.  въ  Б ерлипѣ  Про- 
фессор. Мнпер.  при  Уішверс.)  издалъ  разныя  кріісталлограФпческія  статьи  въ 
АЫіапсІІііп^^еп  Лег  рЬузікаІізсЬеп  Кіаззе  Лег  АкаЛетіе  Лег  ІА^іззепзсЬаГіеіі  ги 
ВегГшсъ  1815  года.  Его  система  излолсепа /і.  Ф.  Гагртманоліъ  въ  сочни.  Лег 
ГйЬгсг  іп  Лаз  КеісЬ  Лег  \ѴІ85еп5сЬаГіеп  ипЛ  Кііпзіе.  БЛ  II.  Ъеіргі^.  1859 
(содерл^.  ІМиіи^ралогію  и  КрнсталлограФІю}. 
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въ  Берлинѣ  заслуячилъ  признательность  минералоговъ  от- 
крытіемъ  новой  и  весьма  отличной  кристаллографической 
методы;  собственны  я  его  важныя  разысканія  и  допол- 
нительные труды  ученика  его  Густава  Розе  и  кристал- 
лографа Нейжанна  въ  Кенигсбергѣ  доказываютъ  превос- 
ходство Ъиналшгеской  системы  Всйса^  относящейся  къ 
самой  сущности  минераловъ,  не  только  къ  ихъ  нару- 
жнымъ  признакамъ,  но  и  къ  химическому  составу;  по  сему 
ока  вполнѣ  заслуживаетъ  быть  названа  естественною. 

Другую  подобную,  хотя  нѣсколько  отличающуюся 
отъ  ней  систему  основалъ  Мось  въ  Бѣнѣ  на  математиче- 
скихъ  изслѣдованіяхъ  крисгалловъ,  не  взирая  на  хиапіче- 
скія  отношенія  минераловъ  и  по  сему  долячна  быть  по- 
читаема за  искуственную,  **)  которая  однакоже,  какъ 
и  система  Вейса^  относится  непосредственно  къ  самымъ 
Формам ь  и  къ  взаимнызіъ  отношеніямъ  ме;кду  собою,  но 
она  не  такъ  проста  и  коротка  для  описанія  минераловъ, 
какъ  метода  Вейса;  она  была  принята  ТайЪингерояіъ  ***) 
въ  Богеміи  и  Наужанножъ  ко  ФрейбергІ;,  хотя  по- 

слѣдиій  издалъ  послѣ  того  собственную  систему. 

Точныя  химическія  разло;кенія  всѣхъ  минераловъ, 
предгіринятыя  въ  новѣйшее  время  первымъ  аналитикомъ 
Верцеліусоліъ  въ  Стокгольма  и  валіное  его  учеиіе  о 
хизіическихь  пропорціяхъ ,   а  равно    и  не  менѣе  важное 


*)  Система  Вейса  изложена  въ  снстематическомъ  ііорядкѣ  у  Сіізіаѵ  НозСу 
Еіетепіе  Лег  КгуяІаІІодгарЬіе.  5іе  Лий.  ЛІІЬ  10  КіірГегІаГ.  Всгііп  1838. 

Ггіссіг.  МоІі5  ([)0Д.  1774  въ  Герііродѣ  въ  Гарцѣ  и  ум.  1858  въ  Г>ѣііѣ), 
1('ісЬіГа55ІісЬе'  АпГ;т^5^і йп йе  Лег  ІХаІпгіі^езсЬісІіІе  сісз  МіпегаІгеісЬз.  Міі  51 
КіірГегІ.  ѴѴіеп  1856  —  59.  2іе  Аий.  2  ТЫе.  —  Сіиііс1гі$8  сіег  Міпега1о§Іе.  Вгев- 
аеп.  1825  —  24.  2  ТЫе. 

ѴѴІІІь.  Ншсііп^ег ,  АпГап§8^гішЛе  йег  Міпегаіо^іе,  гига  Се1>гаисЬе  Шг 
Ѵог1е8ипп;еп.  Ьеіргі^^.  1829. 

К.  Р.  Маитапп^  ЬеЬгЬисЬ  сіег  геіпсп  ипЛ  ап§еѵѵап(ііеп  Кгузіаііо^га- 
рЬіе.  Ьсір/л"^.  1850. 

Влгоп  .ГасоЬ  Вег%еІш8,  поиѵеаи  ву&іёте  Ле  Міпёгаіо^іе.  Рагі.ч.  1819 
—  разііыя  статьи  химического  содержапіл,  п.  пр.  ііізег  сііе  Ѵегапсіегип^еп 
\ѵе]с1іс  іи  сісш  сЬетІ8СІісп  Міпегаі  -  8у5Іете  Лигсіі  сііе  Еі^еп^сІіаСі  Лег  ізотог- 
рЬеп  Когрег,  сіпапсіег  іп  ипЬезІіттІеп  ѴегЬііІІпіззеп  ги  егвеіхсп,  г.и  тасЬеп 
8ІПСІ,  іп  Ро<гігспсІог/уз  Липаіеи  Лег  РЬузік.  XII.  1.  рад.  651  Химія  его  иере- 
всдена  на  нѣмсцскіГі  языкъ  ВелероліЪу  подъ  заглавіемь  ЬеіігЬисЬ  Лег  СЬепие^ 
аиз  Лет  5сІі\ѵеЛІ8сЬеп  ііЬегз.  ѵоп  ІМЬЫег.  5іс  Лий.  1855. 
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ученіе  Мигерлиха  объ  изоморФИЗМѣ  минераловъ  со- 
вераіенно  измѣни^и  видъ  химической  части  Минералогіи 
и  поставили  её  на  самую  высшую  степень  развитія  и 
совершенства  ея. 
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*)  МизсЬегИсЬу  разныя  химическія  разсужденія  его  находятся  въ  Ро^^еп' 
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МІЬ  11  КрГегІаГ.  Ьеірхі-.  1851. 
^.  Леггеііт,  ѵоп  сіег  Апѵѵепсіипа;  сіез  Т^о11іго1іі'8  іп  Лег  СЬетіе  ішсі 
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Новая   система   Мипералогіи.   С.  Петерб.   1816.    Кратк.  начерт. 

минер.,  соч.  Ссвергила^  издано  Главнымъ  Правленіемъ  Училнщъ. 

С.  Петерб.  1804.  Подроби,  словарь  Минералогическій,  изд.  Се- 

бгргіпсг,.  2  ч.  С.  Петерб.  1807. 
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І^ѣл/іГѵОбЪ^  кратк.  начерт.  Орнктогиозіи.  Москва  1822. 
ІІІегловъ,  Минералогія.  1  —  2  части.   С.  Петерб.  1824.  —  О  драго- 

цѣнііыхъ  камнахъ.  С.  Петерб.  1824. 
Штурліг»,  общая  Мипералогія.  С.  Петерб.  1855. 
Горлтпювъ,  Руководство  къ  Мииералогіи.  С.  Петерб.  1855. 
чЛовешиіі,  Миііералогія.  Москва.  1852. 

Сополовъ,  Миііералогія.  1  —  2  части.  С.  Петерб.  1852  —  Допол- 
непія  къ  Мнпералогіи,  изданной  въ  1852  году.  С.  Петерб.  1858. 
Гофжпшу  общая  Ориктогпозія  или  ученіе  о  признакахъ  Миііера- 
довъ.  Кіевъ.  1840, 

ВАЖНОСТЬ  И  ПОЛЬЗА  ОРИКТОГНОЗПІ. 

При  из.іо;кеиіи  важности  науки  вообще  надобно  раз- 
личить гиспгую  пользу,  которую  она  приносить  сама  со- 
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бою  какъ  Неіука,  и  практшеспую  для  обіцеяиітія.  Какъ 
часть  естественныхъ  наукъ  Ориктогнозія  сосгасляетъ  осно- 
ваніе  для  познанія  природы  земнаго  шара  и  по  этому 
находится  въ  самомъ  ближайшемъ  сношеніи  съ  человѣ- 
комъ;  онъ  обязанъ,  какъ  временный  обитатель  нашей 
планеты,  узнать  се  во  всѣхъ  отношеніяхъ.  Она  разви- 
ваетъ  и  образуетъ  такимъ  образомъ  умственныя  силы 
его  и  доставляет!»  человѣку  самый  пріятнѣйшій  досугъ 
въ  ученыхъ  занятіяхъ,  къ  чему  естественныя  науки  бо- 
лѣе  приспособлены  не;кели  другія.  По  сему  она  имѣетъ 
большое  вліяніе  на  усовершенствованіе  способа  паблюде- 
ній,  Минералогъ  точнымъ  наблюденіемъ  кристалличе- 
скихъ  Формь  открываетъ  новые  законы  неорганической 
природы.  Практическая  ея  польза  состоитъ  въ  томъ,  что 
она  необходимо  нужна  для  мпогихъ  другихъ  весьма  важ- 
ныхъ  наукъ,  какъ  и.  п.  въ  геогнозіи,  горномъ  искуствѣ, 
металлургіи,  физикѢ,  химіи,  Физической  геограФІи,  во  вра- 
чебныхъ  наукахъ,  въ  многочисленныхъ  искуствахъ,  реме- 
слахъ  и  Фабрикахь,  изъ  которыхъ  многія  не  могутъ  обой- 
тись безъ  нее;  по  этому  она  весьма  много  содѣйствова- 
ла  къ  усовершенствованію  горнаго  и  инженернаго  ис- 
куствъ,  архитектуры,  скульптуры,  металлургіи,  а  въ  осо- 
бенности разныхъ  Фабрикъ,  стекляныхъ,  ФарФоровыхъ, 
красильныхъ  и  т.  д.  Всѣ  эти  науки  и  искуства  посред- 
ствомъ  Ориктогнозіи  въ  новѣйшее  время  весьма  усовер- 
шенствовались и  сдѣлали  по  этохму  большіе  успѣхи. 

РАЗДВЛЕШЕ  ОРИКТОГНОЗІИ. 

Ориктогнозія  раздѣляется  на  Ъвтъ  гасти^  на  общую 
или  терлкінологио^  на  науку ,  которая  описываетъ  всѣ  свой- 
ства минераловъ  для  обоюднаго  различенія  ихъ  вообще,  и 
на  гастную  0_риктогноз1ю ,  въ  которой  описываются  всѣ 
минеральныя  недѣлимыя  въ  особенности  по  разнымъ 
математичсскимъ,  физичсскимъ  и  химическимъ  призна- 
комъ  и  излагается  мѣстонахожденіе  и  главное  употребле- 
ніе  ихъ.  Обѣ  части  равнымъ  образомъ  важны. 


ОБЩАЯ  ОРИКТОГНОЗІЯ  или  ТЕРМИНОЛОГІЯ. 


Свойства  минераловъ  суть  ліатежатигескіл ,  хижше- 
скіл  и  физигескіл,  а  относительно  этихъ  свойствъ  огіиса- 
нія  ихъ  относятся  къ  наружному  сижжетригесколіу  ви- 
ду, осижигескожу  составу  или  къ  внутреннижь  каче- 
ствам ъ. 

Тщательное  изслѣдованіе  кристалловг?^  какъ  на  сто  я- 
щихъ  минеральныхъ  недѣлимыхъ,  дастъ  намъ  ясное 
понятіе  о  свонствахъ  минеральной  породы  и  по  это- 
му при  описаніи  минераловъ  обращается  так;ке  особен- 
ное внизіаніе  на  описаніе  кристалловъ^  хотя  частное 
кристаллографическое  излоліеніе  или  Кристаллографе  л 
не  составляетъ  часть  самой  Ориктогнозіи.  Кристалло- 
графическое изслѣдованіе  зииіераловь  не  всегда  воз- 
молхно,  потому  что  не  извѣстны  еи^е  кристаллы  всѣхъ 
минераловъ;  некоторые  кристаллы  такъ  мелки,  что  не 
возможно  изслѣдовать  ихъ  сь  точностью,  и  не  всѣ  кри- 
сталлы встрѣчаются  отдельными  въ  ясныхь  видаѵъ. 
Одинъ  гіризнакъ  свсрхъ  того  вовсе  недостаточен  ь  для 
опредѣленія    минеральной   породы,   потозіу    что  и  дру- 
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дя  породы  отличаются  иногда  тѣмъ  ;ке  признакомъ  и 
по  этому  только  совокупность  главныхъ  признаковъ  мо- 
жетъ  служить  для  различенія  какой  нибудь  породы  или 
вида  отъ  другихъ  сходственныхъ. 

I.  МАТЕМАТІІЧЕСКІЕ  ПРИЗНАКИ. 

Шатежатшескге  признаки  опредѣляютъ  наружную 
Форму  минераловъ  и  называются  люрфологигескижи  но 
минералы  не  только  съ  поверхности  окружены  разными 
правильными  плоскостями,  они  также  отличаются  особен- 
нымъ  расположеніемъ  внутреннихь  частицъ,  отчего  за- 
виситъ  вся  внутренняя  и  нарул^ная  Форма  ихъ:  таковой 
правильный  видъ  минераловъ  называется  кристаллше' 
скиліъ  или  кристалложъ  ^*)  и  ученіе  о  точномъ  матема- 
тическомъ  описаніи  ихъ  составляетъ  особенную  науку, 
Красталлографію ^  принадле;кащую  болѣе  къ  прикладной 
Математик],,  не;кели  къ  Ориктогнозіи,  въ  которой  она  толь- 
ко па  равнѣ  съ  Химіею  составляетъ  вспомогательную 
часть  ея  и  не  можеть  одна  сама  по  себѣ  дать  пово^ъ 
для  составлепія  кристаллической  системы^  а  еще  менѣе 
опред  елить  виды  минераловъ  ^**),  какь  Химія  не  можеть 
одна  сама  по  себѣ  основать  чисто  химической  системы.  И 
такъ  видъ  минераловъ  раздѣляется  на  наружный  и  вну^ 
тренній. 

\.  Наружный  видъ, 

О  Кристаллахъ  вообще. 

Совершеннѣйшій  наружный  видь  примѣчается  въ 
кристаллахъ^  ограниченныхъ  разными  и  симметрически 
расположенными  нару;кными  плоскостями^  вн}тренііій  г^ри^ 
сталлигескій  видь   или  спайность  всегда  еще  ограничи- 


*)  Слово  ііо^щ  значіпъ  по  гречески  форлш. 

**)  Слово  ири^аЯ/^ое  происходить  отъ  греческаго  хргіое^  стужа,  и  (^сХЯѵад-аіу 
замѣрзать. 

Какъ  это  въ  иовѣйшія  времена  сдѣлалъ  Неккеръ^(\е  ѵе^пе  тіпе'га1.  Га- 
гі*.  1855). 
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ваетгя  подобнымъ  наружнымъ  видомъ.  Каждый  кристал.^ь 
имѣетъ  внутреннее  кристаллическое  слолгсніе,  которое  со- 
отвѣтствуетъ  подобному  наружному  ограничению  или  кри- 
сталлическимъ  плоскостлмъ.  По  сему  каждый  кристал- 
лическій  минералъ  долженъ  также  встрѣчаться  въ  кри- 
сталлахъ,  потому  что  спайность  доказываетъ  наружный 
кристаллическій  видъ,  хотя  до  сихъ  поръ  онъ  не  былъ 
еще  найденъ  въ  кристаллахъ,  а  только  въ  кристалличе- 
скомъ  видѣ,  какъ  н.  п.  паулитъ^  отливаюшрь  шпатъ^ 
еолластонить^  п  т.  д.  Сила  побуждающая  минеральныя 
частицы  къ  соединенію  извѣстному  по  химическимъ  за- 
конамъ,  тогда  только  въ  состояніи  дѣйствовать,  когда  онѣ 
при  своемъ  образованіи  въ  кристаллическомъ  видѣ  нахо- 
дятся въ  расплавленно-жидкомъ  или  въ  газообразномъ  со- 
стояніи.  Тѣ  немногіе  минералы,  которымъ  не  свойственна 
эта  крисгаллообразовательная  сила,  называются  алюрфи- 
"сескилаі  ^)^  по  сему  они  показываютъ  всегда  твердое  со- 
стояніе  при  совершенномъ  отсутствіи  кристаллпзаціи. 

Кристаллы  ограничены  ровными  прямолинѣйными 
плоскостями,  которымъ  даютъ  названіе  отъ  числа  угловъ^ 
иногда  плоскости  не  совершенно  гладки  или  блсстяищ, 
но  струйчаты  или  да;ке  вьпіуклы,  какъ  въ  алліазтъ^  у  кото- 
раго  это  происходитъ  отъ  большей  наклонности  къ  прео- 
бразованію  многочислепныхъ  плоскостей  >  между  тѣмъ 
какъ  струйчатая  поверхность  озпачаетъ  внутреннее  устрой- 
ство кристалловъ  или  наклонность  къ  преимущественному 
образованію  плоскостей  по  этоліу  направлснію,  какъ  и.  п. 
вертикальны  я  струйки  въ  призмахъ  берилла  и  горизонталь- 
ны я  въ  эксаэдрахъ  бур^аго  желтъзилка  и  въ  призмахъ  го/?-- 
наго  осрусталя.  Вообще  плоскости  въ  каждолгь  кристал- 
лѣ,  по  извѣстііымъ  законамъ  наклоиеииыя  одна  къ  дру- 
гой, образуютъ  углы.  Углы  эти  весьма  постотии»і,  такъ 
что  они  не  отклоняются  отъ  этого  закона,  и  по  этому 
такл;е  ребра  или  края  кристалла  всегда  весьма  постоян- 
ны;  по  сему   въ  ка;кдомъ  кристаллѣ  точно  наблюдается 


*)  Слово  ааюрфшсс/гое  происходить  оть  греческаго  а  отрнцателыіаго  и 
Ііо^(ріІУ  Форма,  безъ  формы. 
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и  описывается  расположеніе  и  состояніе  іглоскостещ  угяов^ 
и  і^ебръ.  Плоскости  равньтя  ме;кду  собою  и  одинаковаго 
полоікенія,  называются  оЪноиженныжи^  а  въ  ііротивномъ 
случаѣ  разноижсннылш, 

Тамъ,  гдѣ  двѣ  плоскости  пересѣкаются,  образуется 
рсбро^  называемое  также  краеліъ;  ребра  по  сему  соста- 
вляютъ  линіи  ограннченія  плоскостей  и  называются  оЭ- 
нороЪныяыі^  если  онѣ  равной  длины  и  образованы  оди- 
наково-наклоненными плоскостями,  п  разнородными^  если 
длина  ихъ  различна,  и  углы,  подъ  которыми  наклонены 
плоскости,  не  равны;  онѣ  называются  острыліи  или  тііу^ 
пыжи^  если  уголъ,  іюдъ  которымъ  соединяются  противо- 
пололхныя  плоскости,  менѣе  или  болѣе  не;кели  90^.  Точ- 
ки ограниченія  ребръ  составляютъ  узяьц  и  для  составле- 
нія  угловъ  по  крайней  мѣрѣ  нужны  три  ребра,  и  по 
сему  числу  образующихъ  плоскостей  углы  различаются 
Фиг  1  какъ  (Фиг.  1)  трегранные,  четыреграниые, 
пятигранные  и  т.  д. 

Кристалл  и  ческія  Формы,  ограниченныя 
одноименными  плоскостями,  называются 
проспгыжщ  н.  п.  эксаэдрЪ)  (фиг.  1.)  огра- 
ниченный шестью  одноименными  квадрат- 
ными плоскостями  или  четырегранниками, 
игранатоэдръ  (фиг.  15  стр.  2  о) — двѣнадцатью  одноимен- 
ныхми  треугольниками.  Формы,  ограниченныя  разнород- 
ныіми  плоскостями,  называются  сложными;  онѣ  состоять 
изъ  плоскостей,  принадле;кащихъ  разнымъ  видамъ  кристал- 
ловъ,  такъ  что  у;ке  по  этой  причннѣ  плоскости  дол- 
жны бьггь  разноименными,  и.  п.  эксаэдръ,  у  кото- 
раго  примѣчаются  так;ке  не  совершенно  развитыя  пло- 
ф^^^  ^       скости  октаэдра  (фиг.  2.  о.) 

Въ  сло;кныхъ  кристаллахъ  по  большей 
части  преобладаютъ  плоскости  одной  про- 
стой Формы  и  всѣ  прочія  подчинены  имъ, 
какъ  въ  этомъ  эксаэдрѣ  плоскости  октаэдра 
подчинены  плоскостямъ  эксаэдра,  и  по  ссвіу 
сложныя  Формы  получаютъ  названія  отъ  преобладающей 
(или  главной)  Формы.  Бъ  сложныхъ  Формахъ  подчиненныл 

3 
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плоскости,  соединяющіяся  съ  главною,  измѣняютъ  ея  ребра 
и  углы,  потому  что  на  ребрахъ  и  углахъ  образуются  но- 
выя  плоскости  или  одна  или  двѣ  вмѣстѣ  или  даже  бо- 
лѣе  двухъ.  Эти  измѣненія  составляютъ: 

1.  Притупленіе,  когда  ребро  или  уголъ  главной  Формы 
заменяется  повою  плоскостью;  оно  бываетъ  г?/;/7^гое,  ког- 
да притупляющая  плоскость  одинаково  наклонена  ко 
всѣмъ  граничащнмъ  плоскостямъ,  образующимъ  притуп- 
ляемое ребро  или  уголъ  (какъ  и.  пр.  о  въ  фиг.  ^.);  косвен- 
ное  же,  когда  притупляющая  плоскость  не  составляете 
равныхъ  угловъ  со  всѣми  прилагающимися  плоскостями. 
3.  Пріостреніе^  когда  вмѣсто  одной  плоскости,  реб- 
ра или  угла  являются  двѣ  измѣняющія  плоско- 
сти,  сходящіяся    въ  новомъ   ребрѣ;  плоскости 


Фиг. 


этого нзмѣненія  составляютъ  плоскости  прюстряю- 
щія  /г.  к.  и  ребро  новыхъ  плоскостей  пріостряю- 
щее  ребро  (фиг.  "5.) 

э.  Заостреніе,  когда  вмѣсто  одного  угла  или 
одной  плоскости  являются  три  или  болѣс  пло- 
скостей, сходящихся  въ  одномъ  углѣ;  плоскости 
измѣняющія  называются  заостряющими  (фиг.  4. 
1.  1.  1.);  онѣ   бываютъ  прямо   насажденныя  на 
Фиг.  4.         ребрахъ  или  на  плоскостяхъ;  ребра  л^е 
этихь  плоскостей   называются  ребрами 
заострснія,  и  уголъ  заостряющимъ  кон- 
цомъ    или    конечностью.    Вообще  толь- 
ко одноименныя  плоскости  могутъ  при- 
надлеяіать  одному   и   тому  же  измѣне- 
нію. 

Если  концы  призматическихъ  кристалловъ  притуплены 
Фиг.  5.      только  одною  плоскостью ,  то  эта  плоскость 


г 


называется  конегною  плоскостью^ 

Кромѣ  того  большая  часть 
простыхъ  Формъ  (н.пр.октаэдръ, 
ФИГ.  6)  изменяется  еще  другимъ 
образомъ:  половштое число  попс- 
ремѣнныхъ  плоскостей  такь  раз- 
ширяется,  что  вытѣсняетъ  дру- 


Фиг.  5). 

Фиг.  6. 
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гѵю  половину  плоскостей  изъграниченія  иэтсЯ  Форма  такимъ 
образомъ  персходитъ  въ  новую,  иліѣющую  противъ  нее 
вдвое  іменѣе  плоскостей  (въ  тстраэдрѣ,  фиг.  7, 
въ  которомъ  4  плоскости  ~  составл/іютъ 
половину  8  плоскостей  о  октаэдра,)  и  по  сему 
называемую  злшэЪригескою  Формою  или  по- 
лугранникомъ,  асамая  производящая  илицѣль- 
ная  именуется  олоэдригескою  по  Врейт- 
га^пліу^^^^^  (нетакъ  правильно олгоэЭ^:)^^ес/го/о,) 
или  полногранникомъ.  Если  въ  сложной  Формѣ  входить 
только  четвертая  часть  числа  плоскостей  какой  нибудь 
олоэдрической  Формы,  то  плоскости  иа^зываются  тспгар- 
тоэдршескилш. 

Въ  ка;кдомъ  кристаллѣ  моікпо  представить  себѣ  из- 
вѣстныя,  чрезъ  средину  его  проходащія  линіи,  вокругъ 
которыхъ  всѣ  плоскости  кристалла  расположены  симме- 
трически. Эти  линін  называются  ослжи  кристалла  \^  онѣ 
обыкновенно  соединяютъ  однородныя  части  ме;кду  собою, 
а  иліенно  средины  противоположныхъ  одноименныхь  пло- 
скостей или  средины  ребръ  или  противоположные  одно- 
родные углы,  но  въ  эмнэдрическихъ  Формахъ  онѣ  откло- 
няются отъ  этого  закона,  потому  что  здѣсь  раз  пород  ныя 
части  протнволе;катъ  другъ  другу.  По  разному  располо- 
жен! ю  оси  получаютъ  свое  названіе  отъ  соеднняемыхъ  ими 
частей^  по  этому  существуютъ  гранныя^  ребсрныл  и угловыл 
оси.  Если  онѣ  соединяютъ  однородныя  части,  то  ихъ  назы- 
вают ь  однородными,  въ  противномъ  случаѣ  разнородными. 

Сверхъ  того  раздѣляются  кристаллическія  Формы  на 
оЪно  —  и  ліногоосныя;  одпоосныл  изгііютъ  одну  или  не- 
сколько осей,  разнородныхъ  по  отношенію  ихъ  ко  всѣмъ 
другимъ  ея  осямъ  (и.  пр.  фиг.  5);  лтогоосныл  напро- 
тивъ  того  имѣютъ  болѣе  или  менѣе  многочисленныя  од- 
нородныя оси,  (какъ  и.  пр.  въ  эксаэдрѣ,  фиг.  1  см.  стр.  17.) 

*)  Слово  э.ііиэЪртсскос  происходить  отъ  греческаго  гціі ^  полоыіиііое 
II  осііоваіііе,  плоскость. 

Нааваніе  о.ііоэ?іріі'гс(7гое  проиоходитъ  оть  грочсскаго  слова  б/иод,  и  18^а,^ 
равный  II  плоскость,  между  тѣмъ  какъ  и^,іоэ()ріпесш)е  по  гречесііи  значить  оЛо^у 
цѣлый  и  і8^а^  плоскость,  т.  е.  половиное  число  плоскс^стей. 

^'^*)  ИаиаЬисЬ  (Іег  Міпеіаіо^іе.  Бге&аеп.  1856.  Т.  I.  рад.  114 
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При  описаніи  кристалла  одна  ось  имѣетъ  вертикаль- 
ное ііоложеніе  и  называется  главною^  а  другія  горизон- 
тальное и  бнѣ  называются  боковыжи  осями.  Во  всѣхъ 
многоосныхъ  кристаллахъ  и  въ  тѣхъ  изъ  одиоосиыхъ, 
которые  нмѣютъ  нѣсколько  разнородныхъ  осей,  калідая 
ось  мо;кетъ  быть  избрана  главною,  но  въ  этомъ  случаѣ 
она  должна  уяіе  остаться  главною  во  все  время  описа- 
нія  кристалла. 

Обыкновенно  въ  кристаллахъ  каждая  плоскость,  кал^- 
дое  ребро  и  каждый  уголъ  имѣютъ  однородную  съ  ни- 
ми противолежаш,ую  гастъ  и  по  этому  обращаютъ  внима- 
ніе,  при  описаніи,  только  на  одну  половину  кристалла. 
Если  одна  изъ  этихь  плоскостей  измѣняется,  то  въ  это 
время  измѣняются  и  всѣ  другія  одноименныя  съ  нею  пло- 
скости по  однизіъ  и  тѣмь  же  законамъ^  то;ке  доллхно 
разумѣть  о  ребрахъ  и  углахъ  кристалловъ.  Наконець  еще 
весьма  примѣчательно,  что  взаимное  наклоненіе  пло- 
скостей и  велшина  гранныхъ  угловъ  остаются  весьма  тго- 
сто/тнылги  при  всевозможныхъ  измѣненіяхъ  величины 
кристалловъ. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКІЯ  СИСТЕМЫ  ВЕЙСА. 

Формы  кристалловъ,  отличающіяся  различными  зако- 
нами симметрии  и  неодина кими  осями,  не  могутъ  соеди- 
няться и  образовать  сложныхъ  Формъ:  по  этому  возмо- 
жно расположить  всѣ  кристалл ическія  Формы  въ  нѣсколь- 
кихъ  группахъ  или  щшсшаллиъескихь  систелшхъ,  Онѣ 
составляютъ  совокупность  Формъ  совершенно  сходныхъ 
между  собою  въ  числѣ,  положеніи  и  относительной  вели- 
чинѣ  осей.  Формы  одной  и  той  же  кристаллической  си- 
стемы могутъ  соединяться,  но  никогда  Формы  различ- 
ныхъ.  При  разсмотрішіи  положенія  осей  оорапцаютъ  вни- 
маніе  только  на  уголъ,  подъ  которымъ  онѣ  пересѣкают- 
ся  меяіду  собою;  уголъ  можетъ  быть  или  прямымъ  или 
острым ь,  а  при  описаніи  относительной  величины  осей 
обращаютъ  вниманіе  только  на  равенство  или  неравенство 
ихъ.  Всѣ  кристаллическія  Формы  по  Вейсу  удобно  распо- 
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лагаются  въ  шести  систежахЪу  которыя  принимаются 
и  другими  минералогами,  но  означаются  ими  другими  на- 
званіями: 

1.  Правильная  система  по  Вейсу^  тессаральнал  по 
Мосу  и  Наулшну^  отличается  тѣмъ,  что  три  однород- 
ныя  оси  ея  взаимно  пересѣкаются  подъ  прямыми  угла- 
ми, какъ  н.  п.  въ  эксаэдрическихъ  кристаллахъ  плабико» 
ваго  ішшта;  всѣ  другія  Формы  этой  системы  происхо- 
дятъ  отъ  эксаэдра  (фиг.  1  см.  стр.  17)  или  правильна- 
го   октаэдра  (фиг.  6  см.  стр.  18). 

2.  /1^,вухъ  -г^-  одноосная  сиспгелга  по  Вейсу,  пиражи* 
далъная  по  Мосу^  тетрагональная  по  Науліану,  включа- 
етъ  въ  себѣ  всѣ  Формы,  въ  которыхъ  три  оси  взаимно 
пересѣкаются  подъ  прямыми  углами;  двѣ  изъ  нихъ  одно- 
родныя,  а  третья  разнородна  и  принимается  за  главную; 
она  можетъ  быть  короче  или  длиннѣе  боковыхъ  осей;  осио- 
ваніе  или  разрѣзъ  образуетъ  квадратъ  или  симметрическій 
октогонъ,  произшедшій  изъ  него,  какъ  н.  п.  въ  квадрат- 
номъ  октаэдрѣ  циркона  (фиг.  6)  и  въ  квадратной  призмѣ  съ 
горизонтальной  конечною  плоскостью  въ  апофиллитгь^ 
(фиг.  5  см.  стр.  \  8). 

о.  Трехъ  -гг  одноосная  система  по  Вейсуу  ролгбоэдригеская 
по  Мосу,  эксагональнал  по  Наулгану,  отличается  тѣмъ,  что 
въ  ней  четыре  оси,  изъ  которыхъ  три  однородны  я  бо- 
ковыя  оси,ле;кащія  въ  одной  плоскости,  пересѣкаются  подъ 
углами  бО^,  четвертая  ЯхС  или  главная  (вертикальная)  ось, 
разнородная  съ  ними,  пересѣкаетъ  ка;кдую  изъ  нихь  подъ 
прямымъ  угломъ,  какъ  н.  п.  въ  эксагональномъ  додека- 
Фнг.  8.  эдрѣ  кварца^  (фиг.  8.)  основанія  котораго 
составляеть  правильный  эксагонъ. 

Д.  Одно  'и  одноосная  систпеліа  по  Вейсу, 
ортотипнал  по  Мосу  или  ролібшеская  по 
Науліану  у  въ  которой  три  разнородны  я 
оси  пересѣкаются  взаимно  подъ  прямыми 
углами,  какъ  н.  п.  въ  ромбическомь  октаэ- 


*)  Слово  -ггоалред  зиачнтъ  четырестороііпый :  а  по  латини  Іеззега  называет- 
ся кубъ. 


Фиг.  9. 


дрѣ  (фиг.  9.)  стьры  И  арагонита'^  горизон- 
тальный разрѣзъ  составляетъ  у  всѣхъ  про- 
сгьтхъ  Формъ  этой  системы  ромбъ  или  ром- 
боидъ,  но  обыкновенно  преобладаютъ  приз- 
мы и  гораздо  рѣже  встрѣчастся  роічбическій 
октаэдръ. 


о.  /І^вухъ  —  и  одноглепнал  систелга  по 
Вейсу,  элшортотиппая  ""^)  по  Шосу  или  ліоно~ 
кліиюэдригескал  *"^)  по  Наулшиу^  отличается 
тремя  разнородными  осями,  изъ  которыхъ 
двѣ  пересѣкаю гея  подъ  ко^сыми  углами,  а  третья  пересѣ- 
каетъ  ихъ  подъ  угломъ  90°,  ^**)  или  двѣ  оси  пересе- 
каются подъ  угломъ  90°,  а  третья  съ  ними  подъ  косымъ 
углоімъ,  какъ  н.  п.  въ  дпухъ — и  одночленномъ  октаэдрѣ 
авгита  пЬгистацита^  (фиг.  10.) 

6.  Одно — и  оЪноглсниал  аіслгеліа  по  Вей' 
су^  анортотипнал  по  Мосуѵіліііпріікли- 
но-эЪригескал  -^)  по  Науліапу ^  въ  которой 
три  разнородныя  оси  пересѣіѵаіотся  взаимно 
подъ  косыми  углами,  какъ  н.  п.  въ  одно — и- 
одночленноліъ  оіітаэдрѣ(Фиг.  1 1)  нливъ  призмѣ 
его  (фиг.  12.)  съ  одною  парою 
о  Гхтаэ  д  р  н  ческ  ихъ  пл  ос  к  остей 
(1),  какъ  въ  аксинитго. 

I.  Правильная  система. 

а )  ОлоэЪршеспіл  фор.иы, 
1.  Эѣсаэдрь  или  тс^-ай^ФИг.  1,стр.17. 


Фиг.  10. 


Фиг.  1\. 


Фііг,  12. 


Ограппчепъ    б  правильными, 


*)  Слово  происходить  отъ  греческаго  [хь,  половинное,  о^д^оду  прямой  и 
Хѵлоіу  видь,  Форма. 

**)  Слово  происходить  оть  греческаго  ^цотое,  одииъ  и  у.ХіѴ(^,  клопяю,  по 
тому  что  одна  ось  косвенно  паклопепа,  и  і8^а,  осііоваиіе  тѣла. 

Разліічіе  пересѣчеііія  осеіі  служило  поводомь  составить  изъ  этихь  міиіера- 
ловъ  седьмую  кристаллическую  систему,  имѣіоіцую  одпакоже  только  одиаго 
предстаііителл,  искуствемпо  прпгото»лениую  иедосѣрпокислую  известь. 

'^'^**)  Слово  происходить  отъ  отрицатсльиаго  а,  и  б^&од  гѵтгод,  прямой  видь. 

■У)  Слово  происходить  отъ  грі^  или  х^ад^  три,  н  иЛіѵо^  клоилю. 
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квадратпымй  плоскостями,  имѣетъ  12  одиородныхъ  ребръ  и  8  одіюрод- 
ныхъ  треграпныхъ  угловъ;  концы  осей  находятся  въ  средшіахъ  плоско- 
стей и  образу ютъ  октаэдрнческія  оси.  При  сокращенін  октаэдра  про- 
исходить таблица,  отъ  удлиненія  его  правильная  призма.  Эксаэдръ 
переходить  чрезь  притупленіе  угловъ  въ  правильньпі  октаэдрь  (фиг. 

13.  о),  чрезь  притупленіе  ребрь  вь  гранатоэдръ 
(фнг.    14.   і^),   а  чрезь  притупле- 

Фиг  14 

иіе   перемѣнныхь  угловъ    въ  те- 
траэдръ.   Сюда  принадлежать  эк-  ^ 


Фнг.  15. 


саэдры  свіпща,  сѣриаго  колгедаиа^ 
Гѵаліеіиюй  соли. 


2.  Правильный  ОптаэЬръ^  ^фиг.  6,   \^  ■ 
см.  стр.  18.) 

Ограниченъ  8  равпостороиными  треугольными  плоскостями, 
имѣстъ  13  одиородныхъ  ребрь  и  6  четыреграиныхь ,  одио- 
родныхъ угловъ,  наклоненіе  двухъ  ребрь  въ  углЪ  ^  90%  а  двухъ 
плоскостей  въ  ребрѣ  =  109°  28'  Чрезъ  притуплепіе  октаэдрическихъ 
угловъ  происходить  эксаэдръ  (фиг.  15.),  чрезь  притупленіе  ребрь 
гранатоэдръ,  (фиг.  15.)  Сюда  принадлежать  октаэдры  плавикобаго 
шиапга^  ліагииптаго  окелпзилпа^  аллшза.  Октаэдрь  и  эксаэдръ  часто 
въ  соединеіии  мел^ду  собою  и  плоскости  одной  Формы  прптупляютъ 
углы  другой.  Если  ;ке  притупляюпдія  Формы  такъ  велики,  что  калі- 
дыя  двѣ  имѣюгъ  общую  точку  прикосіювенія,  то  это  соедниепіе  на- 
зывается среднею  Формою  между  октаэдромъ  и  эксаэдромъ,  (кубо- 
октаэдромь),  какъ  и.  п.  въ  свіищоволіъ  блескѣ» 

3.  Гранатоэдръ  или  правильный  /^одскаэЪрг^  (фиг.  15.) 

Фнг.  15.  Ограниченъ  24  равными  и  подобными  ромбиче- 

скими плоскостями,  имѣеть  12  рапііыхъ  одиородныхъ 
ребръ  и  14  двоякихъ  угловъ,  отъ  109°  28'  и  70° 
32',  6  четыреграиныхь,  однореберныхъ  и  8  тре- 
гранныхъ,  однореберныхъ.  Чрезь  притуплепіе  ребръ 
эксаэдра  фиг.  14  происходить  гранатоэдръ,  такъ,  что 
четырегранные  углы  этого  соотвѣтствують  зксаэдри- 
ческимъ  плоскостямъ,  трегранные  октаэдрическимъ  плоскостямъ, 
по  сему  чрезъ  прптупленіе  первыхь  происходить  эксаэдръ,  чрезъ 
притупленіе  вторыхь  октаэдрь.  Сюда  принадлежать  кристаллы  вениг- 
сыу  алліаза^  салюроднаго  золота. 
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4.  Лейцгсшоэдр^.ИііоситессараэЪръ  *)  или  ТрапецоэЪръ^  (фиг.  16.) 

Ограничепъ  24  равными  и  подобными  трапецои- 
дальпымн  плоскостями,  имѣетъ  48  дволкихъ  ребръ, 
два  въ  каждой  плоскости  соединяющіяся  длиннѣйшія 
и  два  короче  ихъ,  углы  36  тролкихт,  6  одноребер- 
по-четыререберпыхъ  па  копцахъ  осей,  13  симме- 
трически-четыререберпыхъ,  п  8  одіюреберно-тре- 
ребсриыхъ.  Плоскости  эисаэдра  являются  па  ико- 
сптессараэдрѣ  чрезъ  притуплепіе  одпореберпо  -  четыререберпыхъ 
угловъ^  плоскости  октаэдра  чрезъ  прптунлепіе  тререберпыхъ  и  гра- 
пато-эдрическіл  чрезъ  прнтуплепіе  снмметрпчески-четыреребсрпыхъ 
угловъ.  Кристаллы  этой  Формы  встрѣчаются  въ  лейщипт,  и  по  се- 
му называются  лейцптоэдрами,  также  въ  вепистъ,  аиалцилт. 

5.  Тріакысъ-отпаэЪрь  или  пиралшдалътгй  ОктаэЪрь^  (фпг.  17.) 
Фиг.  17.  Ограниченъ  24  равными   и  подобными  треуголь- 

ными плоскостями  ^  56  ребръ  двоякихъ,  12  длиіигЬй- 
шнхъ  (ребра  октаэдра)  и  24  ребра  короче  ихъ,  по 
три  соединлющіясл  (ребра  гранато-эдра)-,  углы  также 
дволкіе,  6  осьмигранныхъ  октаэдрическихъ  и  8  од- 
пореберпо-трегранныхъ  эксаэдрическнхъ.  Плоскости 
правильнаго  октаэдра  притупллютъ  натріакнсъ-октаэдрѣ 
углы  тререберные,  плоскости  гранатоэдра  ребра  длнпнѣйшіл  и  пло- 
скости икоснтессараэдра  короткіл  ребра.  Онъ  встрѣчаетсл  въ  кри- 
сталлахъ  свинца  ^  стърпаго  пол%еЬаиа^  тірасной  лтЪпой  р^'дыр  плави- 
поваео  шпата. 

6.  Тетракисъ-эпсаэЬруъ  или  пиражиЪалъпый  Кубъ. 
Ограниченъ  24  равными  и  подобными,  равнобедренно  тресто- 
ронными  плоскостлми_,  ребра  дполкіл,  12длнннѣншнхъ,  ле;кащихъ  какъ 
ребра  эксаэдра  и  24  кратчайшихъ  расположенныхъ  подобно  ре- 
брамъ  гранатоэдра,  12  угловъ  дволкихъ,  6  симметрически  однородно- 
четыререберныхъ_,  октаэдрическнх.ъ  и  8  снмметрпчески-шестнре- 
берныхъ  кубическихъ.  Онъ  происходить  чрезъ  пріостреніе  ребръ 
эксаэдра,  и  главная  его  Форма  нмѣетъ  видъ  кубпческій  или  грана- 
тоэдрнческій,  смотря  по  тому,  бываютъ  ли  длннпѣйшіл  ребра  ту- 
пѣе  короткпхъ  или  острѣе  ихъ.  Персыя  могутъ  быть  разсматрнпае- 

*)  По  Брсйтгаут)іу  (1.  с.  I.  рад.  10^2.)  надобно  писать  ІІкоситессараэЪрь 
т.  е.  24-граииикъ,  потойіу  что  ІІкоситетраэдрь  аііачиіъ  24  октаэдра. 
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МЫ  какъ  октаэдры,  на  плоскостяхъ  которыхъ  возвышаются  четыре- 
гранныя  пирамиды  (пирамидальный  кубъ  фиг.  17),посл  Ьдпія  какъ  грана- 
тоэдры  съ  переломленными  плоскостями  по  поперечной  діагопали.  Оиъ 
находится  въ  пяавиковоліъ  шпатщ  аллшзщ  золоттъ^  серебртб^  ліѣЬи, 

Фиг.  18.        7.  Эпсаписъ-оптаэЪръ^  фиг.  18. 

Ограничепъ  -^8  равными  и.  подобными^,  разно- 
бедренно  -  тресторонііымн  плоскостями  ,  72  ребра 
Тролкихъ,  24  длиииѣйшпхъ,  ле;кащихъ  подобно  ре- 
брамъ  грапатоэдра  и  24  кратчайшихъ^  по  два  со- 
отвѣтствующихъ  одному  переломленному  ребру  эк- 
саэдра  и  короткпмъ  ребрамъ  икоситессараэдрл,  и  24  средпихх,  изъ 
которыхъ  по  два  соотвВтствуютъ  одному  переломленному  ребру  октаэ- 
дра или  длиннымъ  ребрамъ  икоситессараэдра.  Углы  26  снмметрическіе, 
6  8-реберпые  (октаэдрііческіе),  8  6-реберные  (кубическіе),  12  4-ре- 
берные,  соотвѣтствуіош,іе  симметрически-четырехъ-ребернымъ  угламъ 
икоситессараэдра.  Между  простыми  Формами  оиъ  содерліитъ  самое 
большое  число  плоскостей  и  представллеть  какъ  бы  всѣ  Формы 
правильной  системы,  соедипенныя  въ  одной;  плоскости  эксакисъ-ок- 
таэдра  раздѣлены  троякпмъ  образомъ,  въ  б  по  8  соедин/іюш,ілся 
(эксаэдрическія);  въ  8  по  6  соедиііяющілся  (октаэдрическіл)  и  въ 
12  по  4  соединлющіяся  (гранатоэдрическія),  такъ  что  чрезъ  приту- 
плепіе  первыхъ  происходитъ  эксаэдръ,  вторыхъ  октаэдръ  ^  а  тре- 
тьихъ  граиатоэдръ.  По  сему  такл;е  извѣстньт,  какъ  у  предъидуш,ей 
Формы,  уже  9  разныхъ  видовъ  эксакисъ-октаэдра,  изъ  которыхъ  нѣ- 
которые  имѣютъ  Форму  гранатоэдра,  другіе  октаэдра  или  эксаэдра^, 
на  плоскостяхъ  которыхъ  построены  разныл  4 — ,6- — или  8  — 
гранныя  пирамиды.  Кристаллы  встречаются  ъъ  плавиковом  шпшпѣ, 
венисщ  спрноаіъ  колгедаптъ,  ^ 

/3.  Элшэдртеспіл  форліы, 

8.  ТетраэЬі^Ъу  фиг,  7,  см.  стр.  19. 

Ограничепъ  4  равными  и  подобными  ^  правилыю-тресторопны- 
ми  плоскостями^  имѣетъ  6  ребръ  однородныхъ  и  4  угла  однород- 
ныхъ  треграітыхъ-,  оиъ  происходитъ  изъ  октаэдра,  когда  попере- 
мѣнныя  плоскости  послѣдняго  разширлются  и  вытѣсилютъ  изъ 
ограничепіл  другіл  имъ  параллельныл:  по  сему   октаэдръ  состоитъ 
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изъ  двухъ  тетраэдровъ.  Плоскости  тетраэдра  соотвѣтствуютъ  иа  эк- 
саэдрѣ  поперемѣнііымъ  его  угламъ  и  на  граііатоэдрѣ  поперемѣіпіымъ 
его  треграппымъ  угламъ  и  такъ  плоскости  эксаэдра  являются 
какъ  прнтушеііія  ребръ  тетраэдра  и  плоскости  грапатоэдра  какъ  за- 
остреііія  углосъ  тетраэдра;  кристаллы  подобные  часто  встрѣчаютсл 
въ  блеклой  руЪгъ  или  ссрсбрллолѵь  блеешь  у  въ  другнхъ  мініералахъ 
въ  соедтісііін  съ  олоэдр:іческпми  Формами,  п.  п.  съ  эксаэдромъ  въ 
бораципш,  съ  октаэдромъ  въ  алліазѣ, 

9.  Тріаписъ-шетраэЪръ  или  пкралшЪилъный  ТетраэЬръ, 
Ограииченъ  12  рапными  и  подобными,  равнобедренными  тре- 
сторонными  плоскостями,  имѣетъ  18  двоякнхъ  ребръ,  6  длипнѣй- 
шихъ^  лежащихъ  какъ  ребра  тетраэдра  и  13  кратчаГішнхъ,  соста- 
вляющихъ  на  каждой  плоскости  тресторопііую  пирамиду,  углы 
двоякіе,  4  симметрически-шестиреберные,  лел^ащіе  какъ  углы  те- 
траэдра и  Д  тререберпыхъ,  лежащихъ  на  срединѣ  плоскостей  те- 
траэдра. Оііъ  состапляетъ  икоснтессараэдръ ,  плоскости  котораго 
вытіісиены  до  половгнніаго  числа  и  встрѣчаетсл  въ  кристалл ахъ  се- 
ребр/итой  руЪы,  въ  бірацитщ  цилковой  обліштп. 

10.  ТрапсцоидъдоЬекаэЪръ  или  ^елтоиЬъЬоЪепаэЪръ  (фнг.  19.) 
Ограничеиъ  13  равными  и  подобными  симме- 
трическими трапецоидами,  раздѣлеіиіыми  на  четы- 
ре треграипыя  системы  плоскостей,  изъ  которыхъ 
калѵдая  лежитъ  на  одной  тетраэдрической  плоско- 
сти. Онъ  происходнтъ  уничтоженіемъ  половиннаго 
числа  плоскостей  тріакисъ-октаэдра,  и  плоскости 
тетраэдра  соотв1>тствуіотъ  тупымъ  треребернымъ 
угламъ  трапецоидъдодекаэдра.  Онъ  находится  въ  се~ 
ребрлпой  руд/ъ^  борацигпѣ^  цинковой  обліаипп. 

11.  Зпсшгисътетраэдръ^  переЛолілеппьш  пиралшЪальиый  Те- 
траэдрЪу  пли  ^итрІшіисътетраэЪръ  (фиг.  20.) 

Ограничеиъ  24  разнореберными  треуголыіы- 
ми  плоскостями,  расположенными  въ  4  шестіи^ран- 
пыя  системы  плоскостей,  имЬетъ  56  тролкихъ 
ребръ,  12  длиниѣйшпхъ,  лежащихъ  какъ  ребра 
тріакисътетраэдра,  12  средиихъ,  лежащихъ  какъ 
переломлепныл  ребра  тетраэдра  и  12  кратчай- 
шихь,  лежащихъ  какъ  ребра  трапецоидъ-додекаэдра, 
(см.  ФИГ.  19)-  угловъ  14  разнореб(?риыхъ ,  к  тетраэ- 


Фпг.  19. 


Фиг.  20. 
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дрическихъ  б-реберныхъ,  4  б-реберііыхъ  насреднпЬ  плоскостей  те- 
траэдра, и  6  ^-реберпыхъ,  сходящихся  на  средипѣ  тетраэдрическихъ 
переѵіомлепныхъ  ребръ;  опъ  составляетъ  тріакисътетраэдрь  съ  пере- 
ломленными ітлоскостями  и  трапецоидъдодекаэдръ  съ  переломленны- 
ми по  длиной  діагоиалѣ  плоскостей.  Чрезъ  прнтупленіе  длииныхъ 
тупычъ  ребръ  эксакгісътет|)аэдра  происходптъ  трапецоидъдодекаэдръ, 
а  чрезъ  притупленіе  короткихъ  тупыхъ  ребръ  тріакисътетраэдръ. 
Кристаллы  его  находятся  въ  блеклой  серебряной  руЬгъ,  боращитпу 
аллшзп, 

Ѵіі.  ПиркшоэЪръ  или  пентагоішлъшгй  ^бЬепаэЬръ,  (фиг.  31.) 


Фнг.  22. 


Фпг.  21.  Ограиичепъ  12  равными  и  подобными  симме- 

трически-5-угольиыми  плоскостями ,  раздѣленны- 
ми  на  6  паръ,  изъ  которыхъ  по  3  п  3  соотвѣт- 
ствуютъ  другъ  другу;  ребръ  двоякихъ,  б  главпыхъ, 
происходлиціхъ  отъ  пересѣчепія  плоскостей,  ка- 
сающихся мелчду  собою  длинными  боками,  и  24 
боковыхъ  ребръ ,  образующихъ  другія  стороны 
плоскостей;  оиъ  происходить  изъ  тетракнсъэксаэдра  чрезъ  вытѣ- 
спеніе  половииныхъ  его  плоскостей  и  чрезъ  разширеиіе  другихъ 
поперемѣнныхъ  плоскостей;  пирнтоэдръ  Происходитъ  изъ  эксаэдра 
чрезъ  косвенное  притуплепіе  ребръ,  (фиг.  22,  въ  ко- 
торой р,  р.  означаюіъ  плоскости  пиритоэдра,  а  с 
плоскости  эксаэдра);  изъ  октаэдра  чрезъ  пріостре- 
ніе  угловъ,  такъ  что  плоскости  пріострлющія  на- 
саждены на  поперемѣнныя  октаэдрическіл  ребра; 
паконецъ  изъ  гранатоэдра  чрезъ  пріостреніе  че- 
тыререберпыхъ  угловъ  ^  такъ  что  пріостряющія 
плоскости  насаждены  на  поперемѣнныя  пары  пло- 
скостей. Среднюю  форму  между  октаэдромъ  и  пнритоэдіюмъ  составляетъ 
Икосаэдръ  или  Октаэдропиритоэдръ  (фнг.  23.) 
съ  12  равнобедрено-и  8  правнльно-тресторон- 
пыми  плоскостями,  и  по  сему  различающійоя  отъ 
правилыіаго  геометрнческаго  икосаэдра,  (о  о  озна- 
чаютъ  октаэдрическіл,  а  р.  р.  пирнтоэдрнческія 
плоскости.)  Оиъ  преимущественно  встрѣчается  въ 
сѣрноліъ  колгеЪантъ  и  по  этому  называется  пири- 
тоэдромъ;  также  въ  буроліъ  желтьзнлшъ» 


Фиг.  25. 
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13.  /^инлопиритоэЪрь  или  Трапецоидъ-Ъидбдекаэдръ  или  пере^ 
ломленный  ПиритоэЬрЪу  (фиг.  24.) 

Фпг.  24.  Ограііиченъ  24  равными  и  подобными  несимме- 

трическими трапецоидами;  плоскости  составллютъ  12 
паръ  плоскостей,  соотвѣтствующихъ  плоскостямъ  пи- 
ритоэдра,  и  пропсходятъ  отъ  этихъ  плоскостей  пере- 
ломлеппыхъ  по  направленію  діагоиали.  Ребра  48  троя- 
кихъ,  изъ  которыхъ  12  короткпхъ,  острыхъ  соот- 
вѣтствующнхъ  переломленнымъ  главиымъ  ребрамъ  ппритоэдра,  12 
длпнпыхъ  тупыхъ,  соотвѣтсівующпхъ  діагоналлмъ  плоскостей  ппри- 
тоэдра, и  24  короткихъ  тупыхъ  соотвѣтствующихъ  подчиненнымъ  бо- 
коиымъ  ребрамъ  ппритоэдра*,  углы  также  трояки,  б  симметрически-4- 
реберные  на  концахъ  октаэдрическихъ  осей,  12  несимметрически- 
4  -  реберные  и  8  равпореберно-З-реберные.  Диплопиритоэдръ  соста- 
вллетъ  эксакисъ-октаэдръ,  плоскости  котораго  вытЬсііены  до  поло- 
виіпіаго  ихъ  числа.  Онъ  находится  въ  сіьрполіъ  колгеЪанѣ  и  кобалъ- 
товоліь  блесктъ. 


п.  ДвУХЪ-И-ОДНООСНАЯ  КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА. 

а.  Олоэдрихесніл  форліы. 
1.  Квадратный  ОктаэЪрЪ)  (фиг.  25.) 

Фиг.  25.  Ограниченъ  равными  и  подобными,  равпо- 

бедренно  —  треугольными  плоскостями,  импегь 
12  ребръ  двоякихъ,  8  коиечиыхъ  и  4  боко- 
выхъ-,  6  угловъ  также  двоякихъ,  2  четырегрли- 
ныхъ  однореберныхъ  коиечиыхъ  и  4  четыре- 
гранныхъ  снмметрическихъ  боковыхъ;  ]>азрѣзь 
чрезъ  пораллельныя  конечныя  ребра  есть  равный  и  подобный  ромбъ 
и  такихъ  разрѣзовъ  два,  а  разрѣзь  чрезъ  боковыя  ребра  или  чрезъ 
осиовапіе  составллетъ  квадратъ^  что  и  послужило  поводомъ  къ 
иазванію  октаэдра  квадратпымъ.  Главная  ось  соединлетъ  конечные 
углы;  она  бываетъ  пли  короче  или  длиниѣе  боковыхъ  осей:  по 
этому  встречаются  многіе  виды  квадратныхъ  октаэдровъ,  которые 
называются  тупыми  (см.  фиг.  25)^  если  главная  ось  короче  боковыхъ. 
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Фиг.  26.  и  острыми  (см.  ФИГ.  26),  если  ока  длипнѣе  ихъ.  Тѣ 
имѣютъ  болѣе  тупыхъ  коиечиыхъ  и  болѣе  острыхъ 
боковыхъ  ребръ ;  эти  напротивъ  того  болѣе  ос- 
трыхъ коиечиыхъ  и  болѣе  тупыхъ  боковыхъ  ребръ. 
Мелчду  обоими  въ  середипѣ  находятся  правильный 
октаэдръ,  въ  которомъ  не  суіцествуетъ  никакого  раз- 
личія  осей.  Въ  отпошеніи  положенія  плоскостей  при 
одинакомъ  положеніи  осей  суіцествуютъ  два  разряда 
квадратныхъ  октаэдровъ,  1)  такіе,  плоскости  кото- 
рыхъ  расположены  такъ,  что  оиѣ  пересѣкаютъ  вмѣс- 
тѣ  обѣ  боковыя  оси  ипо  сему  концы  боковыхъ  осей 
лежатъ  въ  боковыхъ  углахъ  (октаэдръ  перваго  раз- 
ряда,) и  2)  такіе,  плоскости  которыхъ  пересѣкаіотъ  одну  боковую  ось  и 
идуть  параллельно  съ  другою  и  по  сему  концы  боковыхъ  осей  ле- 
жать въ  срединахъ  боковыхъ  ребръ  (октаэдръ  втораго  разряда). 

Каждый  квадратный  октаэдръ,  разсматриваемый  какъ  главный 
октаэдръ,  переходнтъ  чрезъ  прямое  притупленія  конечпыхъ  ребръ 
въ  болѣе  тупой  или  болѣе  острый  и  чрезъ  пріостреніе  боковыхъ 
въ  слъдующій  болѣе  острый  или  мѣнѣе  тупой  ;  чрезъ  притупленіе 
боковыхъ  ребръ  главнаго  квадратнаго  октаэдра  происходитъ  первая^ 
чрезъ  притупленіе  боковыхъ  угловъ  вторал  квадратнал  призма. 

Квадратные  октаэдры  различпыхъ  угловъ  встрѣчаются  въ  ОЛО' 
елнномъ  памит^  циртгоіт,  анатазп,  тушштейнть  и  т.  д. 


3.  Квадратныл  ТІризліЫу  фиг.  27.  и  28.) 


Фиг.  27. 


Фиг.  28. 


Такъ  называются  прямоуголь- 
ио-четыресторонпыя  призмы  съ 
квадтратнымъ  основаніемъ;  суще- 
ствуютъ  ихъ  два  рода,  плоскости 
которыхъ  всегда  параллельны  глав- 
ной оси,  боковыя  же  оси  соеди- 
няютъ  протпволѣжапця  ребра  од- 
но съ  другимъ  [первал  квадратная 
призма)  (фиг.  27.)  или  средины  про- 
тиволе;кащихъ  плоскостей  одну  съ 
другою  [вторал  квадратная  призма)  (фиг.  28).  Плоскости  первой 
прямо  притупляютъ  боковыя  ребра  основнаго  октаэдра^  а  плос- 
кости второй  боковые  углы  его  *,  но  во  всякомъ  случаѣ  пло- 
скости  основной    Формы  заостряютъ    ихъ  концы,  заостряюіцтя 
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копечныя  плоскости  въ  призмахъ  перваго  разряда  бываютъ  на- 
саждены на  плоскостяхъ  призмы  (фиг.  27),  а  въ  прнзмахъ  втора- 
го  разряда  на  ребрахъ  призмы  ,  (фиг.  28).  При  соеднпеиіи  обішхъ 
призмъ  мелхду  собою  плоскости  прнзмъ  одного  рода  пригугіля- 
ютъ  ребра  другаго  ,  какъ  иногда  въ  двониикахъ.  П))и  сокращепіи 
призмы  съ  прямо  -  пасаждеиною  конечною  плоскостью  обра- 
зуется квадратная  таблица.  Призмы  эти  встречаются  въ  кристал- 
лахъ  бсзувіаиа^  циргоиа^  рршіла^  а  квадратная  таблица  въ  уі^аісовой 

3.  КваЪратный  ^іотпаэЬръ,  фиг.  29. 

Фиг.  29.  Ограпиченъ   16   разносторонными  треугольны- 

ми плоскостями,  24  ребръ  троякихъ,  8  конеч- 
ныхъ  болѣе  острыхъ  лежатъ  какъ  копечныя  ребра 
квпдратінлхъ  октаэдровъ  перваго  разряда^  8  конеч- 
ныхъ  болѣе  тупыхъ  лел^атъ  какъ  конечныя  ребра 
октаэдровъ  втораго  разряда,  а  8  боковыхъ  раз- 
ныхъ  между  собою;  углы  также  троякіс,  неравно- 
реберные,  2  четырехъ  —  и  четырерсберные  конеч- 
ные, а  4  болѣе  острые  и  4  болѣе  тупые  дпухъ  —  и 
двуреберные  боковые  углы,  квадратный  діоктаэд|)ъ 
мо;кегь  быть  припятъ  какъ  квадратный  октаэдрь  съ 
переломленными  по  діагоналямъ  плоскостями. Относи- 
тельно длины  главной  оси  къ  боковымъ  существуютъ 
также  острые  и  тупые  діоктаэдры.  Плоскости  діоктаэдрическія  встре- 
чаются только  въ  соедипеиіи  съ  плоскостями  другихъ  Формъ  въ 
оловлніЮгМЪ  пажить^  цирігоитъ  и  спаполитѣ. 

4.  Осълшстороииыл  призліы. 

Ограничены  осьмью,  съ  главною  осью  параллельными  плокостя- 
ми,  имѣр^тъ  двоякія  боковыя  ребра  ^  поперемѣнно  болѣе  ост[)ьтя 
и  болѣе  тупыя;  горизонтальный  разрѣзъ  составляеть  симметрическій 
квадратпьи"і  октогоиъ,  какъ  и  въ  квадратномъ  діоіітаэдрѣ,  къ  кото- 
рому оиіі  состоять  въ  томь  ЛхС  отношеніи,  какъ  квадратная  приз- 
ма къ  квадратному  октаэдру.  Онѣ  происходятъ  нзъ  ква.іраіііаго 
діоктаэдра  чргзъ  прнтуплепіе  всѣхъ  боковыхъ  ребръ.  Конечная  плос- 
кость обыкпопгннэ  горизонтальна,  или  па  ней  приміічаются  окта- 
эдрическія  плоскости.  Ріідко  встречаются  эти  п])измы  въ  оловліь- 
іюліъ  гмліитъ  и  апофиллшшь. 
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р,)  ЭліиэЪршесшл  формы, 

5.  Квадратный  ТетраэЪрп, 

Составляетъ  одноосный  тетраэдръ  съ  квадратнымъ  средпимъ 
разрѣзомъ;  правильный  тетраэдръ  имѣетъ  подобный  разрѣзъ,  по 
есть  равноосный^  онъ  впрочсмъ  на  подобіе  этого  происходить  изъ 
квадратпаіо  октаэдра;  углы  н  ребра  квадратпаго  тетраэдра  завнслтъ 
отъ  угловъ  и  ребръ  квадратпаго  октаэдра,  по  сему  существуютъ 
также  острые  и  тупые  квадратные  тетраэдры,  смотря  по  тому, 
главная  лп  ось  короче  или  длпннѣе  боковыхъ.  Онъ  находится  въ 
лтЪпожъ  полгеданѣ  и  эЪингтониіпѣ, 

6.  Квадратный  /Л^иплотетраэдръ  или  тетрагональный  Скалено^ 

эдрЪу  ФПГ.  50. 

Фиг.  50.  Ограншіень  осьмью  равными  и  подобными  разно- 

сторонными  треугольниками  ,  такь  что  по  2  рас- 
положены на  плоскости  квадратпаго  тетраэдра,  и  4 
въ  одпомъ,  а  4  другіе  въ  другомъ  концѣ  сое,ціня- 
ютсл  въ  двухъ-и  двуреберное  конечное  острее;  онъ 
происходить  изъ  діоктаэдра  въ  томъ  случай,  когда 
поііеремѣнныя,  въ  однородныхъ  конечныхъ  ребрахъ 
Перес Іікающіясл  пары  плоскостей  такъ  разшпрагстся, 
что  вытѣсняіотъ  изъ  ограниченія  всѣ  другЬг,  имъ  параллельпыя; 
плоскости  его  слѣдовательпо  не  параллельны.  Онъ  походить  на 
тетраэд])ъ,  каждая  плоскость  раздѣлена  на  двѣ  и  по  этому  назы- 
вается такл^е  переломленнымъ  тетраэдромъ  или  дипло-тетраэдромъ. 
Онъ  находится  въ  атЪном  полгёЬантъ  ,  хотя  въ  подчіпіенномъ 
вндѣ. 

III.  ТРЕХЪ-  и  одно-осная  система. 

а)  ОлоэЪртссшл  форлш. 

1  ДіэпсаэЬръ  или  эгѵсагоналъшгй  ^оЪспаэдр7^у  шесттлеиналЪвойнал 
ТІиралшда  Вейса  ^  фиг.  8,  см.  стран.  21. 

Ограниченъ  13  равнобедренными  треугольными  плоскостями, 
по  шести  изъ  нихъ  находятся  на  одпомъ  копць,  а  по  шести  на 
другомъ;  ребра  двоякія,  12  конечныхъ,  равныхъ,  (6  верхнихъ  п  б 
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иижнихъ)  и  6  боковыхъ,  лежащихъ  въ  одной  плоскости  или  въ  о- 
снованііі;  углы  двоякіе,  2  шестиграппыхъ  равіюреберпыхъ,  конеч- 
ныхъ,  и  б  четыреграпныхъ,  спмметрическихъ  боковыхъ;  разрѣзъ 
чрезъ  боковыя  ребра  представллетъ  правильной  шестиугольпикъ  и 
называется  основаніемъ;  разрѣзъ  чрезъ  конечныя  ребра  троякій, 
ио  всегда  равный  и  подобный  ромбическій.  Главная  ось  въ  отноше- 
ніп  длины  къ  боковымъ  ослмь  бываеть  то  болѣе,  то  менЬе  послѣд- 
нихъ  :  по  -  этому  то  существуетъ  множество  различныхъ  діэксаэ- 
дровъ,  которые  какъ  квадратііые  октаэдры  называются  ос7?грбіаш  и 
тупылт.  По  пололсенію  плоскостей  раздѣляютсл  они  на  діэксаэдры 
псрваго  и  втораео  разряда,  которые  различаются  тѣмъ,  что^  первый 
разрядъ  состоитъ  изъ  діэксаэдровь,  плоскости  которыхъ  падаютъ 
на  плоскости  главнаго  эксаэдра ,  а  второй  разрядъ  состоитъ 
изъ  тѣхъ,  плоскости  которыхъ  падаютъ  на  конечныя  ребра  главна- 
го діэксаэдра.  Калідый  діэксаэдръ,  прииятьні  за  главный,  чрезъ 
притупленіе  конечныхъ  ребръ  переходитъ  въ  діэксаэдръ  втораео  раз- 
ряда, который  относительно  къ  главному  дтэксаэдру  составляетъ  бо- 
лѣе  тупой,  а  чрезъ  пріостреніе  боковыхъ  ребръ  болѣе  острый.  Чрезъ 
вытѣсненіе  поперемѣнныхъ  верхнихъ  и  иижнихъ  плоскостей  происхо- 
дитъ  ромбоэдръ  (фиг.  35),  чрезъ  вытѣсиеніе  половины  двухъ  проти- 
волежащихъ  верхнихъ  и  иижнихъ  плоскостей  дитріоэдръ  (см.  іпіже 
ФИГ.  55),  чрезъ  притупленіе  боковыхъ  ребръ  его  происходнтъ  пер- 
вая, и  чрезъ  притупленіе  боковыхъ  угловъ  вторая  правильно-шестн- 
сторонная  призма*,  чрезъ  значительное  притупленіе  конечныхъ  ребръ 
—  вмѣстѣ  съ  сокраш,еніемъ  главной  оси  —  діэксаэдрическая  таблица. 
Вообще  діэксаэдры  имѣютъ  различпыя  отношенія  въ  углахъ  и  рѣд- 
ко  совершенно  кристаллизованы  въ  пвари^ъ^ 

2.  Правилыю-шсстистороітал  Пртзжа^  фиг.  51. 

»  Фиг.  31.  Равнореберію-  б-сторонная  призма,  боковыя  плос- 

кости которой  всѣ  однонменпыя  и  углы  боковыхъ 
ребръ  —  120" ;  существуютъ  двѣ  таковыхь  призмъ, 
между  собою  совершенно  равныхъ  и  подобныхъ; 
онѣ  отличаются  только  противнымъ  пололісніемъ  бо- 
ковыхъ плоскостей  одна  отъ  другой ;  но  эти  плос- 
кости одной  прнтупляютъ  боковыя  ребра  другой.  Бо- 
ковыя плоскости  первой  являются  на  главномъ  діэкса- 
эді:)ѣ  (Р.  Р.  Р.)  какъ  притуплепіе  боковыхъ  ребръ,  (фиг. 
51.),  тіі  другой  какъ  притупленіл  боковыхъ  угловъ 
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и  плоскости  главіілго  діэксаэдра  иасаж,іеііы  въ  первой  па  боковыя 
ребра,  во  второй  иа  боковые  углы.  Эти  двѣ  призмы  соедиіі)іются 
между  собою  и  составляютъ  равнореберію-12-стороніпою  призму, 
которая  чрезъ  повторенное  п)літупленіе  боковыхъ  ребръ  дѣлается 
цилиндрическою  ,  а  чрезъ  сокращеніе  главной  оси  переходить  въ 
б-стороннюю  таблицу  съ  прямо  насажденіюй  конечной  плоскостью 
или  въ  соединенін  съ  плоскостями  діэксаэдра  образуетъ  дтэксаэдри- 
ческую  доску,  кристаллы  встрѣчаются  въ  кварцтъ. 

3,  ^иЪоЪекаэдръ. 

Ограниченъ  равными  и  подобными  равносторонними,  треуголь- 
ными плоскостями,  образующими  двойно-  12-стороннюю  пирамиду, 
плоскости  одной  насаждены  на  плоскости  другой;  ребръ  56  троя- 
кихъ,  24  попеременно  лежащпхъ,  тупѣе  других  ь,  13  боковыхъ 
ребръ  лежащихъ  въ  одной  плоскости  и  равиыхъ  между  собою*,  у- 
глы  троякіе,  3  •  двѣнадцатиграіпіыхъ  конечныхъ  симметрическихъ, 
б  четырегранпыхъ  симметрическихъ  первыхъ  боковыхъ,  и  б  че- 
тырегранныхъ  симметрическихъ  вторыхъ  боковыхъ  или  въ  среди- 
нѣ  между  ними  лежащихъ.  Основаніе  составляетъ  симмет[)ическій: 
додекагопъ,  разрѣзы  двухъ  противолежаіцихъ  конечныхъ  ребръ  ром- 
бы. Онъ  иногда  встрѣчается  въ  бериллпу  обыкновенно  съ  дидоде- 
каэдромь. 

Д.  ^вѣнадцатисторолніл  ТІризліы. 
Ограничены  двенадцатью  плоскостями,  параллельными  съ  глав- 
ною осью,  нмѣютъ  ребра  дволкія,  6  острых ъ  и  бтупыхъ;  эти  приз- 
мы встречаются  обыкновепію  въ  сосдинепіи  иногда  съ  одною  ,  и- 
ногда  съ  обѣими  піестисторонними  пирамидами  въ  бсриалтъ,  ала* 
титтъу  Ъихроиттъ, 

I  ,         Фиг.  35. 

Злшэдригестил  форліы. 


Фнг.  52. 


5.  РолібоэЪръ,  ФИГ.  52  и  55. 

Ограничеігь  6  равными  и  подобны- 
ми, ромбическими  плоскостями,  изъ 
которыхъ  т|)и  одипаково  наклонены 
къ  одному,  а  три  къ  другому  концу* 
ребра  двоякія,  6  конечных'^ ,  три  на 
одномъ  и  три  па  другомъ  г.онцК  по- 
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перемѣііно  лежащихъ  и  б  боковыхъ,  не  ле;кащихъ  въ  прямой  ли- 
ніи,  но  образующихъ  зигзаг  ь-,  углы  также  двоякіе,  3  трегран- 
ныхъ,  одпореберныхъ,  лежащнхь  на  обоихъ  концахъ,  въ  кото- 
рыхъ  плоскости  соединяются  подъ  одинакими  углами,  б  треграниыхъ, 
разпореберныхъ  боковыхъ,  въ  которыхъ  плоскости  соединяются 
іюдъ  разными  углами,  но  также  образуютъ  при  осіювапіи  ромбоэ- 
дра знгзагъ ;  игіъ  нихь  три  приближены  къ  верхнему,  а  три  къ 
нижнему  концу.  Относительно  величины  угловъ  ребръ  различают- 
ся тупые  (фиг.  52)  и  острые  (фиг.  55)  ромбоэдры^  въ  тѣхъ  конеч- 
ныя  ребра  болѣе ,  въ  этихъ  менѣе  прямаго  угла  и  по  сему  въ 
тѣхъ  боковыя  ребра  болѣе  острыя^  а  въ  этихъ  болѣе  тупыя^  са- 
мая лѵе  Форма  плоскостей  равнымъ  образомъ  изменяется. 

Ромбоэдръ  происходитъ  изъ  діэксаэдра,  если  поперемѣнныя  плос- 
кости (три  верхнія  и  три  нижнія  имъ  параллельныя)  послѣдпяго  раз- 
шнряясь,  вытѣсняютъ  осталыіыя  изъ  ограниченія  •,  оиъ  составляетъ 
діэксаэдръ,  у  котораго  половиніюе  число  плоскостей  вытЬснилось 
и  переходитъ  обратно  въ  діэксаэдръ  чрезъ  косвенное  притупленіе 
боковыхъ  угловъ,  такъ  что  эти  притупляющія  плоскости  простира- 
ются съ  концовъ  верхняго  и  нижняго  до  средины  сосѣдственныхъ 
боковыхъ  ребръ,  гдѣ  онѣ  ограничиваются  ромбоэдрическими  плос- 
костями. 

Относительно  положенія  плоскостей  ромбоэдры  разделяются  на 
2  разряда*,  плоскости  одного  изъ  нихъ  будутъ  лел^атъ  тамъ,  гдѣ  въ 
другомь  находятся  коиечныя  ребра.  Оба  они  по  положеиію  плос- 
костей ^  относятся  другъ  къ  другу  такъ,  какъ  въ  этомъ  же  смыслѣ 
додекаэдръ  перваго  разряда  къ  додекаэдру  втораго  разряда  и  по 
сему  ихъ  также  различаютъ  названіями  ро.ибоэдровъ  перваго  и  втО' 
раго  разряда. 

Чрезъ  притуплеиіе  боковыхъ  ребръ  каждаго  ромбоэдра  перваго 
и  втораго  разряда  происходитъ  вторая,  чрезъ  вертикальное  прнту- 
пленіе  боковыхъ  угловъ  первая  ромбоэдрическая  призма  ,  чрезъ 
притугілепіе  конечнаго  угла  и  сокрані,еніе  ромбоэдра  въ  главной  оси 
ромбоэдрическая  таблица,  а  чрезъ  пріостреніе  конечныхъ  ребръ, 
боковыхъ  угловъ  и  боковыхъ  ребръ  скаленоэдры  разпаго  рода.  — 
Оиъ  весьма  часто  встрЬчается  ъъ  извесітговомъ  шпаттъ  р  акелтъзиольЪу 
аіаргаицовомЪу  цгптоболіъ  гипатѣу  акелтъзноаіъ  блѣскѣ^  а  въ  соедн- 
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неніяхъ  съ,  призмами  или  скаленоэдрамп  въ  тгѵурліалшпь  у  корунЪгъ 
и  въ  другихъ. 

б.  СпалепоэЪръ  *)у  фиг.  54. 

Фиг.  54.  Ограниченъ  12  равными  и  подобными,  разиосто- 

ронпими  треугольными  плоскостями*,  ребра  троя- 
кія,  б  короткихъ  острыхъ,  конечныхъ,  лежащихъ 
какъ  коротіѵія  ребра  ромбоэдра  одного  разряда,  б 
длинныхъ,  тупыхъ,  конечпыхъ,  лежащихъ  какъ  конеч- 
ныя  ребра  ромбоэдра  другаго  разряда  и  б  боковыхъ, 
которыя  какъ  боковыл  ребра  ромбоэдра  образуютъ 
зигзатъ.  Длинныя  конечныя  ребра  верхней  половины 
сходятся  въ  боковыхъ  углахъ  съ  короткими  конечны- 
ми ребрами  нижней  половины  и  па  оборотъ.  Углы 
8  дволкіе,  2  шестпгранпыхъ  конечпыхъ,  симметрическихъ,  и  б 
четырегранныхъ ,  разнореберныхъ ,  боковыхъ,  образующихъ  зиг- 
загъ. 

Существуютъ  болѣе  тупые  и  болѣе  острые  скаленоэдры,  соот- 
вѣтствуюи^іе  болѣе  тупымъ  и  болѣе  острымъ  ромбоэдрамъ  *,  чрезь 
притупленіе  болѣе  тупыхъ  или  болѣе  острыхъ  конечныхь  ребръ 
пронсходятъ  изъ  каждаго  скаленоэдра  два  разныхъ  ромбоэдра,  изъ 
которыхъ  конечныя  ребра  одного  имѣютъ  одинаковое  положеніе  съ 
болѣе  острыми,  а  конечныя  ребра  другаго  съ  болѣе  тупыми  конеч- 
ными ребрами  скаленоэдра,  (въ  фиг.  54  значитъ  скалсноэдръ,  а 
II  основный  тупой  ромбоэдръ,  изъ  него  происходящій  чрезъ  притупле- 
ніе  болѣе  тупыхъ  конечпыхъ  ребръ.)  Гіритупленіе  боковыхъ  ребръ 
скаленоэдра  образуетъ  вторую,  вертикальное  прнтупленіе  боковыхъ 
угловъ  первую  ромбоэд[)ическую  призму.  Онъ  происходитъ  изъ  ди- 
додекаэдра, когда  поперемѣініыя  ,  въ  однородмыхъ  конечпыхъ  ре- 
брахъ  пересѣкающілся  пары  плоскостей  разшнряютсл  до  уничто- 
женія  прочихъ,  и  находится  въ  разныхъ  видахъ,  въ  особенности 
острые  въ  избестішъоволіъ  гшшішъ ,  окелѣзноліъ  блеспть  ^  турліалииѣ^ 
тупые  рѣже  въ  известповоліъ  итаттъ  у  кубоицитѣ  и  т.  д. 


*)  Отъ  разностороннихъ  {отлаХг^уо!^)  плоскостей  называется  эта  Форма  ска- 
леноэдромъ. 

"■^)  Онѣ  встрѣчаются  только  въ  соедипепш  между  собѳю,  по  никогда  съ 
формами  діэксаэдрической  системы  и  составляютъ  по  сему  особую  систему. 

5* 


7.  /^итргоэ?р%    или  тпригоипльпал  ПііралтЪа  (фиг.  55). 


Фиг.  55.  Эта  двоГшо  -  тресторонняя    пирамида    имЪетъ  б 

равііобедрепно-треугольныхъ,  другъ  другу  противолежа- 
щихъ  плоскостей  съ  6  равными  конечными  ребрами 
и  3  боковыми  вокругъ  осиоваііія  въ  одной  плоско- 
сти лежащими,  2  угла  конечныхъ  равнореберно-тре- 
реберныхъ  и  5  боковыхъ  симметрически-четырере- 
берныхъ.  Она  составляетъ  эмиэдръ  диэксаэдра,  п])0- 
исходящій  отъ  расши}эенія  его  поперемѣнныхъ  паръ 
плоскостей,  пересѣкающихся  въ  боковыхъ  ребрахь 
до  уничтожения  другихъ  имъ  парал^іельныхъ.  Его  плоскости  встрѣ- 
чаются  въ  кварцѣ. 

8.  Эпсагокалъный  ТрапецоэЪръ    (фиг.  36). 

Фяг.  56.  Двойно-шестисторопняя  пирамида,  плоскости  од- 

ной косвенно  насаждены  на  ребрахь  другой^  Фор- 
ма плоскостей  равнореберно-трапецоидальна,  13 
равныхъ  конечныхъ  ребръ,  зигзаговыхъ,  попере- 
мѣнно  болѣе  длиннычь  или  болье  тупыхъ,  и  болѣе  ко- 
роткихъ  или  болѣе  острыхъ  боковыхъ  ребръ_,  2  рав- 
нореберно-6-реберные  конечные  угла,  12  несимме- 
трически 3-реберныхъ  боковыхъ  угловъ.  Опъ  соста- 
вляетъ дидодекаэдръ,  у  котораго  половинное  хіисло 
плоскостей  вытЬснеііо  расширеніемъ  поперем-Ьнныхъ 
на  обонхъ  концпхъ  плоскостей.  Смотря  по  тому,  та  ли  или  другая 
половина  плоскостей  такимъ  образомъ  расширяется  и  преоблпдаетъ, 
происходитъ  эксагопалыіый  трапёцоэдръ  влѣво  или  вправо  обращен- 
ный; но  плоскости  его  обыкновенно  подчиненны,  и.  п.  въ  пварцт. 
Фиг.  57. 

.   9.  Тригоналысый  Трапёцоэдръ   (фиг.  37). 

Плоскости  одного  конца  этой  двойно-тре-сторон- 
ной  пирамиды  косвепио  насаждены  на  ребрахь  друга- 
го  и  всЬ  плоскости  равносторонпіе  трапецоиды.  Онъ 
имѣетъ  б  равныхъ  конечныхъ  ребръ,  6  зигзаговыхъ, 
поперемѣнно  болі.е  длинныхь  и  болѣе  тупыхъ,  и  бо- 
лѣе  короткихъ,  но  болѣе  острыхъ  боковыхъ  ребръ,  3 
равііореберн5-3-стороніііе  конечные  угла  и  (3  неснмме- 
трически-5-реберпыхъ  боковыхъ  угловъ.  Онъ  составляетъ 
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дидодекаэдръ,  у  котораго  четвертая  часть  плоскостей  выгЬснена, 
или  эмнэдръ  эксагональнаго  трапецоэдра  и  существуетъ  особен- 
ный плѣво,  а  другой  вправо  обращенный.  Плоскости  его  являют- 
ся подчиненными  въ  кварцтъ  въ  соединеніи  съ  плоскостями  дитріо- 
эдра. 

10.  РолібоэЪрихескал  Призма  (фиг.  58  и  39). 


Правильно  б-стороиняя  призма,  происходящая  изъ  ромбоэдра, 
плоскости  котораго  такл^е  обыкновенно  соединены  съ  этою  приз- 
мою въ  видѣ  конечнаго  заост[)енія;  она  впрочемъ  соверпіенно  со- 
отвѣтствуетъ  п[)авильпо  6-сторонней  призмѣ  діэксаэдрической  систе- 
мы и  показы ваетъ  также  тѣ  же  измѣненія. 

Касательно  ромбоэдра  существуютъ  двѣ  ромбоэдрическая  призмы, 
отличпющіяся  мел^ду  собою  только  протнвнымъ  положеніемъ  боко- 
выхъ  плоскостей-  плоскости  ромбоэдра  образуютъ  въ  первой  приз- 
мѣ  конечное  заострепіе,  и  онѣ  прямо  наса?кдены  па  поперемѣниыя 
боковыя  п.юскости  призмы,  посему  Форма  этихъ  заостряющнхъ 
Фиг.  58.  плоскостей  5-сторонняя,  (фиг.  58)',  во  второй  приз- 
мѣ  напротнвъ  того  плоскости  ромбоэдра,  образу- 
ющія  конечное  заостреніе,  насаждены  на  попере- 
мѣініыя  боковыя  ребра^  и  удержи-  59. 
ваютъ  свою  ромбическую  (Р)  Фор- 
му, между  т  1>мъ,  какъ  боковыя  пло- 
скости (и  п)  призмы  составляютъ 
д|)угіе  ромбы  (фиг.  59.)  Каждая 
изъ  этихъ  п[)измъ  составляетъ  по 
сему,  противную  призму  другой, 
но  вмѣстѣ  обѣ  образуютъ  равпореберно  12-сторон- 
июю  призму,  и  чрезь  преобладающее  расширеніе 
трехъ  поперемѣнныхъ  боковыхъ  плоскостей  про- 
исходптъ  правильно  5-сторонняя  призма,  а  чрезъ  прямое  при- 
туплеіііе  боковыхъ  ребръ  одной  происходнтъ  другая  призма.  Пря- 
мо насажденная  конечная  плоскость  является  въ  обѣихъ  призмахъ 
или  отдѣльно  или  часто  въ  соедипепіи  съ  плоскостями  одного  или 
другаго  ромбоэдра-,  а  чрезъ  сокращеніе  обѣ  призмы  переходятъ 
въ  правильно-6-стороннія  таблицы.  Она  находится  часто  въ  извест^ 
коволіъ  шпаттъ,  турліалитъу  желѣзполіъ  блеспть^  киповара;  3-сто- 
роннля  призма  весьма  рѣдко  ьъ  турмалинѣ  и  пираргилитѣ. 
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IV.  Одно-   и  0ДІІ0-0СІ1АЯ  СИСТЕМА. 

а.  ОлоэЪршесшл  форліъг. 

Ф.  АО. 

1.  Ролібшеспій  Октаэдръ  (ф.  ДО). 

Ограііичеііъ  8  равными  п  подобными  разносто- 
ронпыми  треугольными  плоскостями  и  составляетъ 
двойную  четыресторонніою  пирамиду  съ  горнзон- 
тальнымъ  ромбическимъ  основаніемъ',  три  его  оси 
])азнородныл,  ребра  тролкія,  4  первыхъ  конечныхъ 
болѣе  острыхъ,  лежащихъ  въ  плоскости  первыхъ 
осей,  к  вторыхъ  конечныхъ,  бол  Ье  тупыхъ,  ле;кащихъ 
въ  плоскости  вторыхъ  осей  и  по  сему  на  каждомъ 
коицѣ  поперемЬнно  два  первыхъ  съ  двумя  вторыми,  и  Д  равныхъ 
боковыхъ  или  болѣе  остры^съ  или  болЬе  тупыхъ  по  свойству  самаго 
ромбическаго  октаэдра.  Углы  также  симметрически  троякіе,  Д-гран- 
ные,  2  конечныхъ,  2  боковыхъ  болѣе  острыхъ  и  2  боковыхъ  болѣе 
тупыхъ.  Главная  ось  соединяешь  конечные  углы,  одинъ  съ  другимъ, 
первая  боковая  ось  первые  боковые  углы  и  вторая  боковая  вторые 
боковые  углы.  Разрѣзъ  чрезъ  два  нараллельныя  конечныя  ребра 
или  вертикально  чрезъ  главную  ось  образуетъ  ромбы,  и  разрѣзъ 
чрезъ  4  равныя  въ  одной  плоскости  лежащія  ребра  составляетъ 
также  ромбъ*,  этотъ  горизонтальный  разрѣзъ  переходить  чрезъ  обѣ 
боковыя  оси.  По  сему  каждый  ромбическій  октаэдръ,  смотря  по 
одной  или  другой  изъ  его  трехь  осей,  принятой  за  главную,  пред- 
ставляеть  троякій  видъ",  такнмъ  образомь  отъ  ромбическаго  октаэ- 
дра С7>  длинною  или  короткою  осью  происходятъ  разные  вертикаль- 
ные ромбическіе  октаэдры  болВе  тупые  или  болѣе  острые  (фиг. 
АО),  изъ  которыхъ  самый  острвйшій  образуетъ  вертикальную  ром- 
бическую призму,  а  самый  тупѣйшій,  въ  которомъ  октаэдриче- 
скія  плоскости  лежатъ  въ  одной  плоскости,  образують  ромбиче- 
скую таблицу  съ  изчезающею  толстотою,  или  прямо  насажден- 
ную конечную  плоскость.  Сверхъ  того  одна  или  другая  боковая  ось 
ромбическаго  октаэдра  можетъ  быть  длиннѣе  главной  оси  и  по  сему 
происходятъ  два  различныхъ  горизонтальныхъ  октаэдра,  въ  кото- 
рыхъ одна  или  другая  боковая  ось  въ  этомъ  случаѣ  принимается 
за  главную  гориаоііталыіаго  октаэдра. 


і 
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2.  Рожбахеспія  Т1раз.шъ  (фиг, 

Фиг.  41.  Это  суть  четырехсторопііГл  призмы  съ  ромбиче- 

скимъ  осиоваіпемъ_,  соединяющимся  съ  главною  осью 
Г  подъ  прямымъ  угломъ-  ВСЁ  боковыя  плоскости  од- 

породпыя,  квадратно-удлинены,  два  боковыхъ  ребра 
болѣе  острыхъ,  два  другія  болѣе  тупыя,  коиечиыя 
ребра  прямоѵгольныя,  всѣ  равпыя:  углы  иесимме- 
трнчески-тререберпы,   четыре    болѣе  тупые  и  че- 

  тыре  боіѣе  острые-,   при  весьма  сокращенной  оси 

^^^^^^^""''^^  главной  образуется  ромбическая  таблица:  число  вер- 
тикальныхъ  и  горизонтальныхъ  ромбическихъ  призмъ  весьма  вели- 
ко, смотря  по  измѣненілхмъ  боковыхъ  конечпыхъ  ребръ,  такъ  какъ 
чрезъ  притупленіе  боковыхъ  ребръ  ромбическаго  октаэдра  происхо- 
дятъ  вертнкальныя^  а  чрезъ  притуплеиіе  конечныхъ  реоръ  этого 
октаэдра,  гори  зонта  льныя  призмы. 

Ромбическая  призма  является  или  неизмѣиеиной  съ  прямо  иасаж- 
деиною  конечною  плоскостью  или  въ  соединеніи  съ  плоскостями 
ромбическаго  октаэдра,  образующими  конечное  заостреніе  и  насаж- 
денными иа  боковыя  плоскости  или  въ  еоеднненіи  съ  другими  ром- 
бическими призмами;  если  обѣ  призмы  вертикал ьныл  въ  соединеніи 
между  собою,  то  одна  является  какъ  пріостреше  другой  и  тогда  при 
разномъ  разшпреніи  обоюдныхъ  плоскостей  происходитъ  иеравно- 
реберновосьмистороітя>[  призма,  горизонтальный  разрѣзъ  которой 
составляетъ  ромбическій  октогонъ. 

Если  напротивъ  того  вертикальная  ромбическая  призма  соединяется 
съ  горизонтальною,  то  боковыя  плоскости  послѣдпей  образуютъ  ко- 
нечное пріостреніе,  насажденное  (смотря  по  свойству  ромбической 
призмы,  перваго  ли  она  разряда  или  втораго,)  или  па  болѣе  тупыя 
или  на  болѣе  острыя  боковыя  ребра:  ію  сему  пріостряющее  ребро 
въ  которомъ  соединяются  п])іостряющІл  плоскости  съ  обѣихъ  ко- 
нечныхъ сторонъ  лежать  параллельно  или  съ  длинною  или  съ  ко- 
роткою подчинепною  осью  и  сльдствепно  горизонтально  при  вер- 
тикальной ромбической  иризмѣ.  Врейтгаутпъ  иазываетъ  подобное 
конечное  пріострепіе  Ъолюю  (крышкою)  и  соединенную  съ  нею  призму 
Тіолштаъесгѵою  ѵризлюю. 

Плоскости  конечиаго  пріостренія  (фиг.  Ш  к  1і)  разширяются^ 
иногда  до  средины  боковыхъ  ребръ  вертикальной  призмы,  [ѵ  ѵ)^ 
иа  которыхъ  оиѣ  насаждены,  и  образуютъ  такимъ  образомъ  съ  бо- 
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ковыміі  плоскосгямн  вертикальной  ромбической  призмы  горизонталь- 
ный удлиненный  октаэдръ  двоякпго  ]юда,  смотря  потому,  насалѵдепы 
ли  плоскости  конечнаго  пріострепіл  Д  Іь  на  болье  острыл  или  на 
болііе  тупыя  боковыя  ])ебра  ромбической  п]мізмы.  Вь  первомъ  слѵ-  - 
чаіі  ііроііг\од(ітъ  ромбнческій  удлиненный  октаэдръ  съ  длинною 
или  макродіаіопалыіый  удлиненный  октаэдръ,  а 
во  второмъ  съ  короткою  главною  осью,  или 
брахидіагоиальный  удлиненный  октаэдръ.  Чрелъ 
прямое  пртупленіе  конечнаго  угла  его  и  слѣд- 
ственію  соіфаіценіемъ  главной  его  оси  происхо- 
дитъ  удлиненно  октаэдрическая  таблица. 
Ромбическая  призма  встрѣчается  часто  въ  пгопазѣ^  ставролипт^ 
анЪалузитт^  арагоіштть,  тлжелоліъ  шпатть^  ліышьтговоліъколгеЪаптьі 
ромбическая  таблица  въ  тллселоліъ  шпатгъу  удлиненный  октаэдръ 
рѣдко  у  тллселаго  шпата  и  арагонита, 

13.  ЗлшэЪршесшл  форжы, 

5.  Ролібшеспій  Тетраэдръ  или  ролібтеспій 
Сфепоэдръ  или  СфеноиЪъ* 

Одіюосный  тетраэдръ  съ  ромбическимъ  средиимъ  разрѣзомъ;  4 
неравнобедренно-треугольиыл  плоскости  образують  по  2  иа  каж- 
домъ  концѣ  пріостренія,  точно  такъ  какъ  у  правидьнаго  и  квадрат- 
наго  тетраэдра-,  ребра  троякія,  2  горизонтальныхъ  ьоиечиыхъ,  4 
косвенныхъ-,  4  несимметрическихъ  угла  тререберпы,  образуемые  изъ 
разнородііыхъ  ребръ.  Онъ  составллетъ  по  сему  эмиэдръ  ромбическаго 
октаэдра.  Смотря  по  разной  длипѣ  главной  оси  къ  боковымъ  осямъ 
различаются  болѣе  острые  и  болѣе  тѵпые  ромбическіе  тетраэдры*, 
рѣдко  встречаются  отдельно,  но  почтрі  всегда  въ  соединеиіи  съ  Дру- 
гими Формами,  въ  сѣрой  ліаргаицовой  руЪѣ^  горькой  соли  и  цинко- 
воліъ  пупоросѣ. 

V.    ДвУХЪ-   и   ОДНОЧЛЕННАЯ  СИСТЕМА. 

Формы  этой  системы  сутъ  всіі  эмиэдрическія,  смотря  потому, 
что  ихъ  относятъ  къ  Формамъ  ромбическаго  октаэд|)а  пли  ромби- 
ческой призмы  предъидущей  кристаллической  системы;  онЪ  тогда 
являются  въ  половніиіомъ  чнслѢ  олоэдрическихъ  члеповъ  или  пло- 
скостей^  по  всегда  наблюдаются  въ  нихъ  только  одноименные  члены 
эмиэдріічесішми-,  такъ  п.  п.  ромбическій  октаэдръ,  у  котораго  исчез- 
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ло  половинное  число  плоскостей,  (такъ  что  по  2  плоскости  па  од- 
иомъ  и  по  3  па  другомъ  концЬ  одпѣ  преобладаютъ,  и  образуютъ 
одноимепныя,  параллеліныя  коиечныя  ребра,)  составляетъ  двухъ-и 
одночленную  пли  клиноромбическую  п))нзму.  Если  2  подобныхъ  приз- 
мы, какъ  эмнэдры  двухъ  ромбическихъ  октаэдровъ^  плоскости  кото- 
рыхъ  посему  нмѣютъ  различное  наклоненіе,  являются  меліду  собою 
соедіиіенньіми  въ  одной  Формѣ,  то  онЬ  представляютъ  двухъ-и-одно- 
членный  пли  плиіюэЪригссшй  оптаэдръ^  составленный  по  сему  изъ 
двухі.  различиыхъ  полов[тъ  ромбическихъ  октаэдровъ  и  имѣющій 
совершеінюе  эмнэдрическое  образовапіе.  Въ  этой  же  системЬ  въ  пер- 
вый разъ  является  таклче  ])азличіе  между  передними  и  задними  пло- 
скостями; посему  об|)азованіе  передней  части  всегда  различно  отъ 
образованія  задней  части. 

1.  /І^буосъ-  и  6Ьно%леппый  ОктаэЪръ  (фиг.  ДЗ). 

Октаэдръ  этотъ  имѣетъ  косвенное  ромбическое 
основаиіе  и  составляетъ  днойно-четырестороннюю 
пи|)амнду  съ  двойными  равіюсторонно-треугольны- 
ми  плоскостями  и  съ  различнымъ  наклоиеніемъ 
ихъ.  У  него  примѣчаются  13  ребръ  четырехъ  раз- 
дичныхъ  родовъ,  на  каждомъ  коицЬ  по  два  выхо- 
дящнхъ  отъ  концовъ  горизонтальной  діагонали,  между  собою  од- 
нородныхъ,  боковыхъ,  (фиг.  -^З,  X  х^  и  по  2  другихъ  выходя- 
щнхъ  отъ  концовъ  косвенной  діагонали,  между  собою  разнород- 
ныхъ,  (1.  с.  у.  у^);  переднее  верхнее  [у)  длиннѣе  задняго,  нижнее 
переднее  короче  [у)  задняго,  а  наконецъ  4  боковыхъ  ребра  мел^- 
ду  собою  ])азіюродгіыхъ,  (1.  с.  2.  2.)  Углы  четыререберные  троя- 
кіе,  конечные  и  наклоненные  боковые  разноребериы  и  симме- 
трическіе,  а  другіе,  прямосоединяющіе  боковые  углы,  симметри- 
ческіе.  Двухъ-и  одночленный  октаэдръ  состонтъ  изъ  различиыхъ 
клиноромбическихъ  призмъ,  изъ  которыхъ  каждая  состагляетъ  по- 
ловину особенпаго  орторомбическаго  октаэдра.  Эти  эмиоктаэдры  на 
вертикальной  клииоролібихсскоіі  призліѣ^  съ  которою  они  встрѣ- 
чаютсл  всегда  въ  соедииеніи,  являются  въ  видѣ  двухъ  различиыхъ  пріо- 
стреній  на  концахъ  и  такъ  какъ  они  въ  собственности  наблюдают- 
ся въ  авгиттъ^  то  и  называются  авгтшіовыліи  пріостреніями;  плос- 
кости одного  пріострепія  притупляютъ  переднія  тупыя  коиечныя 
реб])а  призмы,  а  плоскости  другаго  заднія  острыя  реб[)а:  обв  бмѢстіі 
составляютъ  конечное  заостреніе;  плоскости  котораго  насаждены 
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на  боковыя  плоскости  призмы.  Этотъ  октаэдръ  весьма  рѣдко  встрѣ- 
чается  въ  природѣ  и  всегда  съ  этою  призмою,  въ  авгиттъу  селеии- 
ттьр  въ  роговой  обжшшѣу  пожбоаіъ  шпапітъ, 

2.  /^вухѣ-  и  о'Ьно%леинал  Призліа  или  клгторолібигескал 
Призльа^  /^иэпоэЪръ.  (фиг.  Д4.) 

ФИГ.  44.  есть  косая  четыресторонняя  призма  съ  косо- 

насаждениою,  ромбическою  конечною  плоскостью 
(Р.  ФИГ.  Д4)  или  съ  наклоненпымъ  основан іемь  и  одно- 
родными боковыми  плоскостями.  (М.  Ш.)Бреіітгауптъ 
иазываетъ  её  элшЪоліи%есігою  призмою  потому  что  отъ 
пріостряющихъ  конечныхъ  плоскостей  одна  только 
половина  (или  эмидомъ)  осталась. 

Боковыхъ  ребръ  изъ  которыхъ  2  болѣе  ту- 
пыя,  3  болѣе  острыя,  а  изъ  8  равно -длипныхъ  ко- 
иечиыхь  ребръ  на  калдамъ  коицѣ  3  болѣе  туиыя  и  Зболѣе  острыя* 
пзъ  8  несимметрически-тререберныхъ  угловъ  4  одноименные,  а  дру- 
гие по  2  разноименные. 

Эта  призма  показываетъ  многія  пзмѣненія,  самыя  большія  по 
причинѣ  разницы  конечныхъ  ребръ  и  угловъ  на  ихъ  концахъ;  призма 
съ  косвенно-насал^денною  конечною  плоскостью  обращена  къ  наблю- 
дателю, и  посему  плоскость  эту  называютъ  переднею.  Чрезъ  прнтуп- 
леніеверхиягозадняго  угла  образуется  здѣсь  задняя  косвенно-насажден- 
ная плоскость^  которая  въ  соединеніи  съ  переднею  согтавляетъ  го- 
ризонтальное конечіюе  пріостреніе  съ  различнымъ  наклонеміемъ  плос- 
костей^ иногда  являются  многія  подобпыя  косве[піыя  задпія  и  пе- 
редніл  плоскости.  Сверхъ  того  углы,  лел^аіціе  на  копцахъ  горпзон- 
тальныхъ  діагоналей,  встрЬчаются  притуплёнными  и  эти  плоскости 
простирающаяся  до  взаимнагб  прикосповенія  на  косвепно-насаждеп- 
ной  конечной  плоскости,  составляютъ  конечное  пріостреніе,  ребро 
котораго  впадаетъ  въ  иаправленіе  наклоненной  діагонали  т.  е.  пе- 
ресѣкаетъ  главную  ось  подъ  косвеинымь  угломъ,  и  это  иріостреніе 
свойственно  авгиту  и  называется  также  авгитовыліЪу  равнымъ  обра- 
зомъ  чрезъ  притупленіе  передиихь  болѣе  тупыхъ  конечныхъ  ребръ 
образуется  переднее,  а  чрезъ  прнтуплеіііе  заднихъ  болѣе  острыхъ 
конечныхъ  ребръ  заднее  авгнтовое  конечное  пріострепіе.  Верти- 
кальиыя  призмы  также  встрЬчаются  различныя;  оиЬ  тѣмъ  косвеп- 
нѣе,  ііемъ  тупѣе  уголъ  пріостреиія.  Онъ  находится  въ  роговой  об'* 
аіашѣ^  полеволіь  гшштіър  авеитѣ^  селеиитп^  волгецѣ  и  т.  д. 
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VI.  Одно-  и  ОДНОЧЛЕННАЯ  СИСТЕМА. 

Всѣ  ФОрмы  ЭТОЙ  системы  имѣютъ  наклоненное  ромбоэдрическое 
основаніе,  по  сему  діагопали  оспованія  пересѣкаютъ  одна  другую 
и  главную  ось  подъ  косвенными  углами.  Всѣ  пары  плоскостей  раз- 
нородны и  посему  также  боковыя  плоскости  призмъ  разнородны 
Формы  эти  такнмъ  образомъ  составляютъ  тетраэдры  орторомбиче- 
скихъ  Формъ.  Кромѣ  различія  зэдпихъ  и  передпнхъ  плоскостей  при- 
мѣчаются  еще  различія  лѣвой  и  правой  Стороны^  и  не  только  кос- 
венный, но  и  горизонтальный  разрѣзъ  составллетъ  ромбоидъ,  и  бо- 
ковыя плоскости  призмъ  разнородныя.  Всѣ  Формы  этой  систе- 
мы вообще  такъ  несимметрически,  что  онь  совершенно  проти- 
воположны ФОрмамъ  правильной  системы,  по  сему  и  называются 
неправильными. 

Фиг.  45.       1.  Од/іо-  и  оЪішленный  ОктаэЪръ  (фиг.  -^5). 

Этотъ  октаэдръ  состоитъ  изъ  полобииъ  четы- 
рехъ  различныхъ  ромбическихъ  призмъ  или  изъ  4 
одипаковыхъ  паръ  плоскостей^  составляющихъ  ка- 
ждая пара  сама  по  себь  одну  четвертую  часть  ром- 
бическаго  октаэдра.  Онь  имѣетъ  косопаклонен- 
ное  осиованіе  и  4  пары  разнопменпыхъ  плоско- 
стей ,  неравнонаклоненпыхъ ,  п  составляющихъ 
неравносторонніе  треугольники,  12  ребръ  разиородныхъ ,  боко- 
выя двояки  (фиг.  45  і'  г),  конечныя  ребра  на  кал^домъ  концѣ  4 
разноименныя  (1.  с.  ос^  у  у)у  6  неснмметрически-4-реберныхъ 
угловъ,  "2  равныхъ  конечііыхъ  угла  и  4  боковыхъ  угла  двоякихъ^  ію  се- 
му лѣвая  сторона  октаэдра  (1.  с.  л  О)  различна  отъ  правой  (1.  с.  п  О). 
Онъ  никогда  не  встрѣчаетсл  въ  совершенномъ  развитіи*,  напротивъ 
того  всегда  только  одна  или  другая  пара  плоскостей  развита  въ 
разныхъ  до  сихъ  поръ  извѣстпыхъ  соединеніяхъ,  ме;кду  тѣмъ  какъ 
другихъ  не  достаетъ  или  менѣе  развиты^  какъ   н.  п.  въ  аксинитп. 

Фиг.  46.        2.  Одно-  и  оЪтгжппал  Призжа   (фиг.  46). 

Она  составляетъ  косвенно-А-стороннюю  призму 
съ  косвенно-насажденною  конечною  плоскостью, 
наклоненною  на  одинъ  бокъ,  въ  лѣво  или  въ  пра- 
во; всѣ  пары  плоскостей  одинаковы  и  ромбои- 
ды троякаго  рода-,  боковыя  ребра  2  острыя  и  2  ту- 
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пыя,  коііечпыхъ  ребръ  четыре,  изъ  которыхъ  2  дліпіпѣйшихъ  тупыя 
и  2  коротчапшихъ  тупыя,  2  длііпііыхъ  острыя  и  2  короткихт  острыя, 
угловъ  8,  изъ  которыхъ  песимметрііческихъ  четыре.  При  нзмѣнеиіяхъ 
этой  призмы  лпляются  столько  же  однпаковыхъ  паръ  плоскостей  неза- 
висимо другъ  отъ  друга,  посему  также  всегда  примѣчается  песпмметри- 
ческій  видъ  ])азличпыхъ  соедиііеііій.  Часто  въ  одіюмъ  коііцѣ  является 
притуплеіпіымъ  толыіо  одно  конечное  ребро  или  одипъ  уголъ,  или 
2  разліічпы\ъ  копечныхъ  ребра  и  угла,  между  тЬмъ  какъ  другіе  о- 
стаются  совершенно  нензмі.немііыми:  изъ  боковыхъ  ребръ  мол^етъ 
быть  также  притупленпымъ  тупой  или  острой  независимо  другъ  отъ 
друга.  Это  и  бываетъ  причиною,  что  всЬ  плоскостп  образуютъ  па- 
ры въ  одіпіаковомъ  числѣ  и  такимъ  образомъ  составллютъ  поло- 
вины различпыхъ  прнзмъ.  Чрезъ  притуплепіе  всѣхь  конечныхъ  ребръ 
призмы  пронсходнтъ  одно-  и  оЪногленный  октаэдръ: 

Призмы  между  собою  различаются  не  только  углами  боковыхъ 
ребръ,  ио  и  различными  наклонепіемь  косвенію-иасажденной  конеч- 
ной плоскости  къ  главной  оси  и  насаждеиіемъ  ея  на  тѵпое  или  о- 
строе  боковое  ребро,  и  наконецъ  еще  иаклопеніемъ  косвенной  ко- 
нечной плоскости  въ  лЬвую  или  правую  сторону.  Она  находится  въ 
аксиниттЪу  альбипт^  анортиттъ^  периплиитъу  лабрадорПу  шанитть 
и  др, 

НЕСОВЕРШЕНСТВО  КРИСТАЛЛОВЪ. 

Здѣсь  описаны  весьма  правильные  виды  кристалловъ, 
но  они  не  всегда  бывають  такъ  правильны,  если  они 
встречаются  въ  несовершснномъ  видѣ:  тогда  опредѣленіе 
'  кристалличесішхъ  системъ  соединено  съ  нѣкоторымъ  за- 
трудненіемъ,  въ  особенности  если  въ  кристаллѣ  недоста- 
етъ  нѣсколькихъ  плоскостей.  Такое  неправильное  образо- 
Ваніе  кристалла  впрочемъ  не  должно  быть  описываемо 
въ  частности  потому,  что  въ  Ориктогнозіи  не  описываютъ 
уродливы  я  Формы,  но  только  правильны  я.  Всѣ  плоскости, 
принадлежащая  къ  правильному  виду,  могли  совершенно 
образоваться  только  тогда,  когда  онѣ  находились  при  об- 
разованіи  въ  другой  минеральной  массѣ  или  въ  мягкомъ 
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тѣстѣ,  н.  пр.  въ  глинистомъ  сланцѣ,  въ  которомъ  кри- 
сталлы обыкновенно  образуются  совершенно  со  всѣми 
плоскостями  и  ребрами.  Если  л^е  твердая  масса  м ѣшаетъ 
кристалл изаціи,  то  однсЧ  или  другая  плоскость  болѣс 
разтиряется,  оси  кристалла  сокращаются  и  такимъ  об- 
разомъ  происходитъ  совсѣмъ  другая  кристаллическая  Форма. 
Посему  длина  иризматичсскихъ  крисгалловъ  вообще  не- 
определенна, и  при  преобладаюп^ей  ширинѣ,  они  при» 
нимаютъ  таблицеобразную  Форму,  также  какъ  при  удли- 
иеніи  игловидную.  Весьма  рѣдко  кристаллы  бываютъ  со 
всѣхъ  сторонъ  совершенно  образованы,  особенно,  когда 
они  находятся  вросшими  однимъ  концемъ  въ  какой  ни- 
будь мягкой  горной  породѣ^  плоскости  ихъ  бываютъ  и- 
ногда  оіфуглены  или  изогнуты,  какъ  въ  турашлинть  и  ал- 
жазгъу  или  струйчаты,  какъ  въ  горно^нь  хрусталть;  иногда 
кристаллы  представляютъ  на  поверхности  пустоты  или 
углубления,  какъ  напр.  кристаллы  горнаго  хрусталя  и 
свинцоваго  блеска^  что  происходитъ  отъ  того,  что  они 
слишкомъ  быстро  образовались  и  не  успѣли  принять  сс- 
веріпенный  видь.  Иногда  пссокъ  или  другія  вещества 
порошковатыя,  находящіяся  въ  растворѣ,  увлекаются  кри- 
сталлами въ  ихъ  массу,  не  производя  одна  коже  этимъ  ни- 
какого возмущен! я  въ  кристалл изаціи,  какъ  н.  пр.  кри- 
сталлы извесиіковаго  шпата  изъ  Фонтенебло,  содержащіе 


*)  Весьма  приімѣчательно,  что  кристаллы  встрѣчаются  также  внутри  орга- 
ническихъ  тѣлъ,  па  пр.  въ  как  іусахъ,  пзъ  которыхъ  Ріісосасігіз  зепіііз  содер- 
житъ  въ  лчеистои  ткани  между  корою  и  пучкомъ  древесныхъ  сосудовь  множе- 
ство мелкихъ  окрутленно-угловатыхъ  крнсталловъ  гцавельнокислиго  кала-  а 
кристаллы  фосфорнокислой  извести  въ  лчепстой  ткани  винограда  ( Уіііз  рг- 
пі/е7'а)у  въ  СізСиЗу  АсіиШсіа  и  вокругъ  сосудовь  въ  РапсІапиЗу  ОгсІьіЗу  АІоСу 
Огпі(]іо§аІиту  ЗсШау  Магсіззиз,  ІІуасиіІІшз  и  въ  др.  раст.^  вокругъ  мозга 
лсту'ш.чъ  мышей,  лягушекъ,  рѣчныхъ  рыбъ  находлтся  кристаллы  уелскислой 
извести  у  шестисторонпія  призмы,  заостреипыя  на  конц.іхъ  Ъ  или  6  плоско- 
стями;  подобные  же  кристаллы  находятся  вълабиритѣ  слухова го  органа  рыбъ, 
земноводныхъ  и  птицъ,  даже  въ  мѣиіечкахъ  лабиринта  человѣка,  также  въ 
кишечномъ  капалѣ  человѣка,  во  время  болѣзни,  называемой  брюшнымъ  ти- 
Фомъ.  На  внутренней  поверхности  внешней  переноики  лнцъ  садовой  улитки 
{Неііуі  азрегза  Ь.)  встрѣчаются  микроскопическіе  тупо-ромбоэдрнческіе  кристал- 
лы извсстковаго  шпата. 
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кварцовый  песокъ.  Хотя  величин«я  и  Форма  плоскостей 
безконечно  изменяются,  однако  взаимное  ихъ  отношеніе 
остается  постоянно  одинаковымъ^  Ноте  йе  ѴЫе  первый 
наблюдалъ,  что  величина  угловъ  двухъ  сходящихся  пло- 
скостей весьма  постоянна,  хотя  длина  ребръ  и  діагонали 
плоскостей  могутъ  различнымъ  образомъ  измѣняться. 
Не  смотря  на  это  встречаются,  хотя  весьма  малыя  и  не- 
существеняыя  измѣненія  въ  углахъ  хорошо  обра  зова  н- 
ныхъ  кристалловъ,  да;ке  у  одного  и  того  же  кристалла; 
по  сему  весьма  часто  нужно  прибегать  къ  измѣренію 
угловъ  для  точнаго  ихъ  опредѣленія. 

Угложтьрь  (Сопіотеіег),  изобретенный  физикомъ  /Га- 
ранжо  С Сагап§еаи )^  былъ  уже  употребляемъ  Роліе-Ъе-Ли^ 
леліъ  ( Коте  (Іе  ГЫе )  и  Гаю  ( Наиу )  при  всѣхъ  ихъ 
измѣреніяхъ  угловъ  кристалловъ;  но  онъ  не  достато- 
ченъ  для  точнѣйшаго  измѣренія  угловъ  мелкихъ  кристал- 
ловъ. Волластонхі  ( ТѴоІІазіоп )  по  сему  изобрѣлъ  лучсотра- 
жательный  угломѣръ,  основанный  на  законахъ  оптики;  но 
опыты  эти  должно  производить  при  обыкновенной  тем- 
пературе и  весьма  тщательно. 

Наконецъ  Митгерлихъ  наблюдалъ,  что  при  нагрѣ- 
ваніи  одноосныхъ  кристалловъ  реберные  углы  ихъ  изме- 
няются и  притомъ  въ  различныхъ  осяхъ  различнымъ 
образозіъ;  такъ  н.  пр.  ромбоэдры  извсстковаго  и  желтъз^ 
го  шпата  при  нагрѣваніи  разширяются  по  направленію 
главной  оси,  а  сокращаются  по  напрапленію  боковыхъ 
осей;  кристаллы  ;ке  арагонита  и  всѣ  одно-и  одноосные 
по  всѣмъ  осямъ  неравно  разширяются. 

Кристаллы  отстуиаютъ  отъ  симметріи  также  не  о- 
дииаковымъ  образоваіііемъ  конечностей,  такъ  что  они  на 
одномъ  конце  имѣютъ  более  плоскостей,  чѣмъ  на  дру- 
гом7>  и  притомъ  плоскости  эти  совершенно  различны. 
Такое  явленіе  называется  элшлюрфизлюлгъ  и  такимъ 
кристалламъ  принадлежитъ  еще  другое  свойство;  они  отъ 
нагрѣванія  электризируются  и  на  противополо;кныхъ 
концахъ  обнаруліиваются  противныя  электричества,  какъ 
н.  пр.  въ  турлгалинтъ  и  топазтъ. 
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Кристеяллы  часто  срастаются  мел^ду  собою  правиль- 
но или  неправильно,  не  слѣдуя  извѣстному  закону.  Въ 
первомъ  случаѣ  ихъ  называютъ  двойникалгщ  состояицими 
изъ  двухь  недѣлимыхъ  одной  породы,  такъ  сросших- 
ся, что  они  образуютъ  по  видимому  одно  цѣлое.  Въ 
двойникахъ  нѣкоторыя  части  общи,  а  другія  принадле- 
жать одна  половина  одному,  а  другая  другому  недели- 
мому. Есть  мияеральныя  породы,  которыя  отличаются 
этими  двойниками  такъ,  что  одиночные  ихъ  кристаллы 
принадлежатъ  къ  болѣе  необыкновеннымъ.  Двойники  все- 
гда однородны,  имѣютъ  общую  ось  или  плоскость,  и 
одно  недѣлимое  въ  нихъ  относительно  другаго  находится 
въ  обрати омъ  положеніи.  Гаю  посему  назваль  ихъ  эжи^ 
тропшеслижи  кристаллалш  (Нетіиоріе,  полуобращеніе); 
тройники  состоять  изъ  трехъ  недѣлиаіыхъ,  третье  изъ 
нихъ  имѣетъ  такое  отношеніе  ко  второму,  какое  второе 
Фиг.  47.  первому.  Двойники  (фиг.  47. 

48)  и  тройники  молшо  вообще 
узнать  по  входящимъ  угламъ  и 
потому  что  концы  призматиче- 
скихъ  кристалловъ  различны 
одинъ  отъ  другаго,  фиг.  47. 

Часто  одинъ  кристаллъ  сра- 
стается съ  другнмь  неправильно; 
иногда  такллс  одинъ  кристаллъ 
бываетъ  внѣдренъ  въ  другомъ  и  тогда  оба  на- 
зываются вросшижи  и  отличаются  отъ  сросшихся  тѣмъ, 
что  они  никак ь  не  могутъ  быть  разсматриваемы,  какъ 
двѣ  части  одного  и  того  ;ке  кристалла,  раздѣленнаго  по 
направленію  ихъ  соединенія.  Иногда  отъ  правильнаго 
сростанія  тонкнхъ  призматическихъ  кристалловъ,  поверх- 
ность происшедшихъ  большихь  кристалловъ  является 
бороздчатою,  следственно  не  гладкою  и  какъ  бы  соста- 
вленною изъ  совокупленія  многочисленныхъ  тонкихь  кри- 
сталловъ; такъ  н.  пр.  поверхность  бороздчата  по  длинѣ 
кристалловъ  въ  бсриллть  и  топазіъ^  поперегъ  кристалловъ 
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въ  горноліъ  хрусталть^  или  по  д.іинѣ  на  одной,  а  попе- 
регъ  на  другой  плоскости  кристалловъ  въ  бурожъ  желть* 
знлктъ;  наконецъ  бороздки  иногда  бываютъ  расположены 
въ  впдѣ  опушки  пера  въ  горноліъ  зсрус?палгъ ^  или  по 
діагоиали  кристалловъ  въ  венисгь^  но  вездѣ  это  происхо- 
днтъ  оттого,  что  тонкіе  призматическіе  кристаллы  сро- 
слись между  собою  и  по  сему  показываютъ  не  только 
на  поверхности  входящіе  меліду  собою  углы,  но  даже 
явственны  я  струйки  внутри,  как  ь  н.  пр.  въ  берилл/ь, 
Посредствомь  неправильнаго  сростанія  образуются  часто 
совокупности  кристалловъ^  имѣющія  сходство  съ  раз^ш- 
чными  произведеніями  природы  или  искуства,  огъ  кото- 
рыхъ  онѣ  получаютъ  свои  частныя  названія  и  бы- 
ваютъ : 

/ірсвовиЪнылу  если  мелкіе  кристаллы  располагаются 
въ  одинь  рядъ,  изъ  котораго  выходятъ  на  подобіе  вѣт- 
вей  другіе  расходящіеся  ряды. 

Погковидныл ,  если  призматическіе  кристаллы  окру- 
жаютъ  заостренными  концами  подобный  имъ  кристаллъ 
и  вся  группа  принимаетъ  почковидную  Форму. 

гЖугистылу  если  иглообразные  кристаллы  выходятъ 
лучеобразно  изъ  одной  точки. 

I ревенгатылу  розовидныл  и  т.  д.  также  называются 
по  ихъ  Формѣ. 

ЛО/КНЫЕ  КРИСТАЛЛЫ. 

чЛожпылш  кристаллами  называются  тѣ  виды,  кото- 
рые совершенно  несвойственны  породамъ,  которымъ  при- 
надлежать по  своиліъ  сосгавнымъ  частямъ;  они  заимство- 
вали свой  наружный  видъ  отъ  родовъ,  отличныхь  по 
химическому  составу,  н.  пр.  кварцъ  попадается  въ  видѣ 
кристалловъ  извсстковаго  шпата.  Образование  ложныхъ 
крисгалловь  не  происходить  ію  законамь  той  си»/іы,  ко- 
торая побу;к,ѵ^сть  соединеніе  частей  недѣл имаго  въ  пра- 
вильныя  Формы,  но  по  другимь  причинам ь:  или  чрсзъ 
осаждсніе  минералыіыхъ  часіицъ  на  поверхность  кри- 
сталла другаго  рода,   всздѣ  равными  слоями,  или  чрезъ 


^    49  — 


вьшолненіе  шшеральными  частицами  пустотъ,  ііроизшед- 
шихъ  въ  горной  породѣ  чрезъ  разрушеніе  химическими 
силами  заключенныхъ  въ  ней  крисгалловъ.  Лояшые  кри- 
сталлы узнаются  по  шероховатымъ,  тусклымъ  плоско- 
стямъ,  какъ  н.  п.  ложные  кристаллы  желтьзнаго  блеска^ 
принявшіе  Форму  известковаго  шпата;  кромѣ  того  лож- 
ные кристаллы  внутри  обыкновенно  пусты  и  содержать 
иногда  группы  или  друзы  разныхъ  минераловъ^  они 
имѣютъ  совсѣмъ  другое  расположеніе  листовъ,  отличаю- 
п^ееся  оть  листоваго  слолхенія  въ  первоначал ыіомъ  ихъ 
Бидѣ  и  посему  показываюгъ  такую  Форму,  которая  во- 
обще несвойственна  этимъ  кристалламъ. 

Такимъ  образомъ  и  химнческій  составъ  кристалловъ 
изменяется  при  сохраненіи  первой  кристаллической  Фор- 
мы и  кристаллъ  превращается  въ  другую,  ме;кду  тѣмъ 
какъ  первообразная  его  Форма  сохраняется,  н.  пр.  бурый 
желіъзнлкь  въ  пентагональныхъ  додекаэдрахъ  т.  е.  въ 
кристаллахъ  разрушившагося  спрнаго  іюлгедана;  въ  этомъ 
случаѣ  стьрный  колгеЪанъ,  состоящей  изъ  ;келѣза  и  сѣры 
и  окристаллизованный  въ  видѣ  обі.н^новенпыхъ  пнритоэ- 
дровъ, — при  совершенномъ  сохраненіи  своей  Формы — пре- 
вратился въ  бурый  жслтьзнлкь^  состоящій  изъ  соедине- 
нія  желѣзной  окиси  и  воды. 

Наружный   неокристаллованный  видь  ліинераловъ,  >. . 

Бесьма  многіе  минералы  находятся  неокристаллизо- 
ванными  или  въ  видѣ  алюрфигсской  массы,  состоящей 
изъ  недѣлимыхъ  до  такой  степени  мелкичъ,  что  они  не 
могутъ  быть  съ  точностію  наблюдаемы.  Эти  діассы  на- 
зываются тілотнылш^  когда  частип,ы,  изъ  которыхъ  онѣ 
состоятъ,  крі.іПлО  соединены  между  собою,  или  зеліли- 
стылт^  если  эта  свлзь  слаба  и  не  т|)(бу(тъ  больпіаго 
усилія  для  ея  раздг.ленія.  '^Іастныя  на.яіанія  по.іѵчаютъ 
онѣ  по  естественны мъ  предметамъ,  съ  кото|)ыми  имілотъ 
сходство,  такъ  н.  пр.  нару;кньн1  вндъ  въ  частности  на- 
зывается: полушарообразпыльь,  шарообразпыжъ ,  лшпдале* 
еидныоіЪ,   шишповидныліь ,   логковидныаіъ ,  натегныліЪ^ 
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НапелъниковатыліЪ у  звтьзЪообразлыжъ  у  гроздовиЪнылгЪу  бу- 
лавообразныжъ ,  трубгатыжъ  у  втътвистыяіЪ  у  кустова- 
тыжъ  у  пробологныліъ  ^  волосистыліъ ,  люховидиы^иь у  зуб- 
ттыжЪу  ліістоватъгжъ  и  подоб.  Плотная  масса  по  раз- 
нымъ  углубленіямъ  называется:  Ъъгристоюу  пузыристою  у 
лгеистоюу  разыьденноюу  губгатою  и  т.  д. 

Обыкновенный  наружный  видъ  называется  сплошныжЪу 
если  массы  по  всѣмъ  направленіямъ  имѣютъ  довольно 
равные  размѣры,  величина  ихъ  болѣе  полдюйма  и  за- 
мѣтно  сростаніе  съ  другимъ  минераломъ;  большая  часть 
минераловъ  встрѣчается  въ  сплошномъ  видѣ,  а  нѣкото- 
рые  только  въ  немъ,  на  пр.  трифиллинъ;  наружный  видъ 
называется  вкрапленныжъ ^  если  величина  кусковъ  го- 
раздо меньше,  и  онъ  раздѣляется  на  желко  —  и  грубо- 
вкрапленный  у  обыкновенныя  лігъдныл  и  серебряны  л  ру- 
ды.  У^гловатые  куски  отличаются  отъ  сплошныхъ  тѣмъ, 
что  они  отдѣльны  и  не  сросшіеся,  какъ  н.  пр.  креженъ; 
они  называются  зернажщ  если  они  болѣе  или  зіенѣе 
круглы,  и.  пр.  въ  венисгь^  золотп>^  платинть.  Минералы 
встрѣчаются  пластинкаліщ  если  въ  нихъ  ширина  и  дли- 
на преобладаютъ  надъ  толщиною,  какъ  и.  пр.  въ  сере- 
брлножъ  блесктъ^  въ  жтъднолгъ  колгедант;  но  если  эти 
пластинки  такъ  тонки,  что  въ  поперечномъ  разломѣ 
нельзя  различить  видъ  его,  то  минералъ  называется  на- 
летелыжЬу  н.  пр.  серебряный  блескъ  у  серебряная  об- 
аіанка, 

2.  Внутренній  видь  жинералобъ* 

Спайность. 

Въ  окристаллованныхъ  минералахъ  частицы  обыкно- 
венно такъ  распололісны ,  что  по  извѣстнымъ  прямо- 
линѣйнымъ  направленіямъ  связь  между  ними  гораздо 
слабѣе,  нея;ели  по  другимъ;  минералъ  при  разбиваніи 
гораздо  скорѣе  дѣлится  по  этимъ  направленіямъ  и  обра- 
зу етъ  плоскіе,  гладкіе,  блестящіе  куски,  плоскости  кото- 
рыхъ  совершенно  подобны  нару;кнымъ  плоскостямъ  кри- 
I-' 
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сталла.  Такое  правильное  расположеніе  этихъ  частицъ 
называется  спайиостію  или  листопрохожЪеніемъ у  а  пло- 
скости, являющіяея  при  разбиваніи  минерала,  спайнылш; 
онѣ  проходятъ  параллельно  чрезъ  всю  массу  кристалла 
и  такимъ  образомъ  онъ  является  какъ  бы  слоліениымъ 
изъ  тонкихъ  листовъ,  плотно  прилегающихъ  одинъ  къ 
другому.  Число  спайныхь  плоскостей  въ  разныхъ  спай- 
ныхъ  минералахъ  весьма  различно  и  не  во  всякомъ  онѣ 
бываютъ  одинаковаго  совершенства;  по  сему  спайность 
отличается  разными  названиями:  вполнгь  совершенная,  со^ 
вершенная,  не  совстьліъ  совершенная ,  несовершенная ,  и  бо- 
ссе несовершенная.  Селенитъ  и  слюЪа  дѣлятся  весьма  лег- 
ко на  тончайшіе  листочки  по  одному  только  направле- 
нію;  роговая  обліанка  и  полевой  шпатъ  дѣлятся  по  ^-мъ, 
известковый  шпатъ ,  свшщовый  блескъ  у  каліенная  соль 
по  о-мъ,  плавиковый  шпатъ  по  Л-мъ,  цинковая  облшнка 
по  б-ти  направлен! ямъ  и  спайность  по  этимъ  направле- 
ніямъ  равно  совершенная.  Спайныя  плоскости  идуть  всегда 
параллельно  одной  или  другой  плоскости  кристалла,  н.  пр. 
съ  плоскостями  ромбоэдра  въ  кристаллахъ  известковаго  шпа' 
та^  октаэдра  въ  плавиковожб  шпатпэ,  эксаэдра  въ  свинцо'^ 
воліь  блесктъ;  по  сему  существуетъ  внутренняя  связь  между 
спайностію  и  наружною  Формою.  Если  въ  минералѣ  нахо- 
дится нѣсколько  направленій  спайныхъ  плоскостей,  то  онѣ 
пересѣкаются  между  собою  подъ  извѣстными  и  постоян- 
ными углами.  Части,  ограниченныя  пересѣченіями  ихь, 
соетавляютъ  осколки,  изіѣющіе  въ  различныхъ  минера- 
лахъ различный  видъ.  Кристаллъ  и  его  осколокъ  прина- 
длел^атъ  всегда  къ  одной  и  той  ;ке  кристаллической  си- 
стемѣ,  и  одинъ  можегъ  быть  всегда  произведенъ  изъ 
другаго,  какъ  и.  пр.  осколокъ  известковаго  шпата,  по 
всѣмъ  направленіямъ  показываетъ  видъ  ромбоэдра  во 
105^  5^  и  имѣетъ  простое  отношеніе  своихъ  осей  къ 
осямъ  главнаго  ромбоэдра. — Спайныя  плоскости  неодина- 
коваго  совершенства,  соотвѣтствуютъ  разноименнызіъ  на- 
рулінымъ  плоскостямъ  кристалла,  такъ  н.  пр.  совершенная 
спайность  въ  кристаллахъ  полеваго  шпата  наблюдается  па- 
раллельно косвенно-насажденной  конечной  плоскости  ромби- 

4^ 
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иескои  призмы;  другая  менѣе  совершенная  пересѣкается  съ 
нею  подъпрлмьпіъ  угсіомъ  и  соотвѣтствуетъ  второй  боковой 
шоскостн  той  ;ке  призмы.  Совершенную  спайность  кри- 
сталла наилучше  можно  узнать  при  свѣтѣ  свѣчи,  при 
чемъ  луци  отра;каются  отъ  плоскостей  ея.  Внутренній 
видъ  лшнераловъ  обнару;кивается  сверхъ  того  еще  болѣе 
или  менѣе  явственными  отЪгъльностляги.  Бидомъ  отЪгълЪ" 
посты  называеття  ФО[)ма  отделенной  части  образованна- 
го  минерала,  съ  которымъ  она  прежде  составляла  одну 
соединенную  массу,  какъ  и.  п.  арагонить  и  глинистый 
желтъзпякъ  часто  преде гавляютъ  шестоватыя  отдельно- 
сти, или  кристаллы  состоять  изъ  скорлуповатыхъ  отдѣль- 
ностей,  н.  п.  въ  болгецть  изъ  Цннвальда.  Посему  отдель- 
ности раздѣляются  на  зернистую,  скорлуповатую  и  ше- 
стоватую;  щэнистою  называется  она ,  если  отдѣльные 
куски  минерала  болѣе  или  зіенѣе  круглы,  какъ  н.  пр. 
въ  зернистоліь  известнлкть;  зерна  бываютъ  іиіогда  мел- 
ки, а  иногда  до  ^  дюйма,  какъ  въ  нѣкоторыхъ  крупно- 
зернистыхъ  гранитахъ;  скорлупооатал  отдѣльность  про- 
исходитъ  тогда,  если  вогнутые  листочки,  лежатъ  другъ 
надъ  другомъ,  н.  пр.  въ  волгецтъ  изъ  Цинвальда  и  въ 
округленной  слюдтъ  изъ  Финляндии;  кристаллы  волгеца 
всѣ  состоятъ  изъ  скорлуповатыхъ  листовъ,  которые  легко 
отдѣляются  другъ  отъ  друга,  какъ  слои  луковицы;  а  ше^ 
стоватал  отдѣльность  отличается  тьмъ,  что  въ  ней  од- 
но протяженіе  гораздо  длиннѣе  другихъ;  минералы  эти 
бываютъ  тонко-или  толстО'Шестоваты,  лрллю-или  изО' 
гнуто, — лугисто — или  параллелъно-шестовато-отЪтъльны 
и  т.  п.  Если  же  наконецъ  слоікеніе  такъ  нѣжно,  что  не 
можетъ  быть  наблюдаемо  простыми  глазами,  то  оно  пе- 
реходитъ  въ  излоліъ,  какъ  н.  пр.  въ  ліражорть  приме- 
чается переходъ  отъ  мелко-зернистаго  сложенія  въ  зано- 
зистый излоліъ,  въ  желтъзноліъ  блсскть  шестоватое  сло- 
женіе  переходитъ  въ  спайность  и  въ  бурояіъ  желтьзнлктъ 
тонко-шестоватыя  отдѣльности  переходятъ  въ  Ліилкова- 
тый  изломъ. 
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И  3  л  о  м  ъ. 

Если  минералъ  при  разбиваніи  не  дѣлится  правильно 
по  извѣстнымъ  направленілмъ,  то  получаются  куски  не- 
правильна го  вида  и  исгладкіе;  эти  куски  называются  от- 
яояікааш^  видъ  поверхности  отлолілсинаго  куска  называ- 
ется излолюліъ,  Изломъ  по  наружіюму  виду  разлнчснъ^ 
онъ  быпастъ  раковистый^  когда  плоскости  его  вогнуты, 
на  подобіе  внутренней  поверхности  раковинь  и  разд ѣллется 
по  степени  совершенства,  на  совершенно- раковистый ,  не- 
соверіаенно-раковистый ,  крупно-и  льелко- раковистый  у  глу- 
боко-и  плоско-раковистый  у  н.  пр.  въ  обсидіантъу  опалтьу 
горноліь  хрусталть.  Ровный  изломъ  тотъ,  котораго  пло- 
скости довольно  ровны,  какъ  у  лшлгы.  Неровный,  если 
плоскости  его  неправильно  углублены,  какъ  въ  сгьрноліъ 
и  літьЪножъ  колгёдантъ.  Кромѣ  того  изломъ  бываетъ  еще 
гладкій^  если  онъ  совершенно  ровенъ,  и  занозистый^  если 
ко  плоскостямъ  этого  излома  находятся  малы  я  занози- 
стыя  частицы  съ  толстымъ  основаніемъ,  соединяющіяся 
съ  главною  массою  и  немного  просвѣчивающія,  какъ  н. 
пр.  въ  роговикть.  Крюгковатый  изломъ  свойствень  ков- 
кимъ  металламъ,  на  пр.  салгородной  літъди;  зелілистый 
встрѣчаемь  въ  літълу,  птьишь,  у  которыхъ  на  от.юмной 
поверхЕюсти  прпзіѣчаются  легко  отдѣляемыя  порошко- 
ватыя  частицы;  наконецъ  изломъ  бываетъ  еще  лугистый, 
жилковатый)  и  сланцеватый. 

Анатомическое  слоліеніе. 

Въ  новѣйшія  времена  Эренбергъ  обратилъ  внима- 
ніе  Ориктогиостовъ  на  анатолшгескія ,  элеліентарныя  ча- 
стицы минераловъ  въ  сплоилноліъ ,  зелглистоліъ  и  крис- 
таллигескол/іъ  ихъ  видѣ;  онѣ  легко  усматриваются  посред- 


*)  См.  Ро^^епЛогГГй  Аппаіеп  Дег  РЬузік  и.  СЬетіе.  Вап<1.  XXXIX  1836.  ра§. 
101—106. 
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ствомъ  микроскопа  и  должны  быть  сравниваемы  съ  эле- 
ментарными жилками  животныхъ  и  съ  элементарными  я- 
чейками  растеній;  онѣ  составляютъ  правильно  устроен- 
ныя,  твердыл,  неорганическія  тѣла^  на  пр.  кварцъ  подъ 
микроскопомъ  показываетъ  въ  самыхъ  тончайшихъ  ос- 
Болкахъ  плотнолежащія,  стесненныя,  но  весьма  однооб- 
разныл,  ліелъгайшіл  зериа^  имѣющія  Ѵт  «^ин.  въ  попе- 
речникѣ;  всѣ  кремнистыя  породы  показьтваютъ  подобныя 
зерна  во  всей  массѣ;  онѣ  также  весьма  явственны  въ 
прозрачной  слюдгь^  если  она  раскалена  и  лишившись  пла- 
виковой кислоты,  сдѣлалась  непрозрачною:  подобныя  зер- 
на происходять  химическимъ  путемъ,  если  кремнеземъ 
посредствомъ  кислоты  оса;кдается  изъ  кремнекислой  жид- 
кости. Неправильно  смѣшанныя  зерна  кремнеземистыхъ 
и  глинистыхъ  массъ,  послѣ  сильнаго  раскаленія,  являют- 
ся въ  ФарФорѣ  такъ  правильно  соединенными,  что  онѣ 
образуютъ  суставчатыя  палочки,  взаимно  пересѣкающіяся 
по  всѣмъ  направленіямъ.  Пгьнка,  горный  люзгъ,  горное 
^мыло^  горная  кожа  и  другіе  минералы  состоять  изъ  по- 
добныхъ  суставштыхъ  палогекь  или  изъ  соединенныхъ 
рядами  элементарныхъ  частицъ.  Саксонская  фарфоровая 
глина  состоитъ  изъ  плоскихъ  въ  5^  лин.  большихъ,  но 
иногда  весьма  мелкихъ  тарелковгСдныхъ  частицъ,  дѣли- 
мыхъ  на  концентрическія  кольца  или  скорлупы,  кото- 
рыя  явно  суставчаты  въ  видѣ  тонкихъ  поперѣчныхъ  стру- 
іекъ;  но  эти  тарелковидныя  частицы  не  замѣчаются  въ 
тѣхь  ФарФоровыхъ  земляхъ,  которыя  произошли  чрезъ 
разрушеніе  полеваго  шпата.  Въ  углекислой  извести,  обра- 
зуемой посредствомъ  химическаго  осадка,  Эренбергь  на- 
блюдалъ  овальныл   зерна  оть  до  туѴт  *^иніи  вели- 

чиною, составляющія  мелкіе  кристаллы  съ  тупымъ  ко- 
не чнымъ  заостреніемъ,  а  въ  горноліъ  люлокгь  просіпыя  и 
прлліылу  весьма  тонкія  палогки,  съ  довольно  ровными  су- 
ставами, которые  однако;ке  въ  этихъ  минералахъ  изъ  дру- 
гихъ  мѣстонахожденій  лучистосоединены  и  показываютъ 
спирально  завитые  суставы;  въ  бтьлолгъ  ;ке  літълу  съ  острова 
Рюгена  и  изъ  деревни  Пушкарм  при  Гродно  примѣча- 
ются  весьма  мелкія,  однообразныя ,  пдоскоэлиптическія 
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тѣла,  состоящіп  изъ  одного  вокругъ  ядра  лежащаго  коль- 
ца или  изъ  немногихъ  концентрическихъ,  явно  суставча- 
тыхъ  колецъ. 

II.  ФИЗИЧЕСКІЕ  ПРИЗНАКИ. 

физшескилги  или  наружныжи  признаками  называ- 
ются тѣ,  по  которымъ  минералы  узнаются  и  опредѣля- 
ются  въ  ихъ  естественномъ  и  неизмѣненномъ  состояніи 
и  посему  могутъ  быть  наблюдаемы  нашими  органами 
чувствъ;  они  въ  особенности  зависятъ  отъ  твердости, 
сцтъпленіл,  плотности  у  лрозрагности  у  преложленіл  свтьтау 
блеска 3  цвтьтовъ,  фосфоризаціи ,  электршества  и  жагнит" 
ности  минераловъ. 

Твердость. 

Свойство,  по  которому  минералъ  показываетъ  большее 
или   меньшее   сопротивленіе  при  отдѣленіи  его  частицъ 
черченіемь  или  рѣзаніемъ  его  ножемъ  или  другимъ  ми- 
нераломъ,  называется  его   твердостію.  Минералъ  тогда 
только  мол^етъ  быть  изчерченъ  другимъ  минераломъ,  ес- 
ли онь  имѣетъ  большую  или  одинаковую  съ  нимъ  твер- 
дость. Чѣмъ  болѣе   чертится  одинъ   минералъ  другимъ, 
тѣмъ  болѣе  твердость   послѣдняго^   такъ   на  пр.  кварцъ 
чертитъ  полевой  шп.,  а  этотъ  каліенную  соль.  Такимъ  об- 
разомъ  твердость  чертящаго  тѣла  мо;кетъ  служить  мѣ- 
рою  твердости  для  другаго,  на  которомъ  оно  проводить 
черту.   Средства  для  опредѣленія  твердости  суть  слѣду- 
ющія:  гергеніе  по  плоскостлмъ ,  на  другихъ  минералахъ  и- 
ли  на  стеклѣ  и  на  мсталлическихъ  пластинкахъ;  провож» 
Ъеніе  пилою^  терпуголгь ,  ліеталлигескиліи  иглаліи;  едав' 
леніе  или  цараіганіе  ногтеліь;  скобленіе  ножеліъ  и  ударь 
огниволіъ.  Во  такъ  какъ  невозможно  определить  сь  точ- 
ностію,  во  сколько  разъ  твердость  различиыхъ  минера- 
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ловъ  болѣе  или  менѣе  твердости  другихъ,  то  Мось 
изобрѣлъ  слѣдующій  способъ  для  опредѣленія  этого  приз- 
нака; онъ  выб(?алъ  10  миморалопъ  и  поліѣстилъ  нхъ  въ 
слѣдѵюіг^емъ  гіорядкѣ  по  ліѣрѣ  ііхъ  твердости,  такъ  что 
твс|)дості>  отъ  перваго,  принятаго  за  единицу  постепен- 
но увеличивается;  онъ  посему  назналь  ихъ  образцовыми 
или  спсиюю  (измѣрптелемъ)  тссрЪосіпи: 

1.  Та.іькь.  6.  Полевой  шпать. 

2.  Гипсъ.  7.  Кбпрцъ. 
Ъ,  Мзвесткобьш  иагатпъ.             8.  Топазъ, 

4.  Пловикь,  9.  Ко/)ундь, 

5.  Лпатитъ.  10.  Ллжазь 
Твердость  другаго,  здѣсь  нсозначеннаго  минерала,  о- 

йредѣляется  помѣщеиіемъ  его  между  двумя  следующими 
по  твердости  своей  образцовыми  минералами,  изъ  кото- 
рыхъ  одинъ  его  чертитъ,  а  другимъ  онъ  самъ  чертится. 
Такъ  н.  п.  цирконъ  чертитъ  тарцъ^  но  самъ  чертится  то- 
пазоліъ,  по  сему  помѣщаетсл  мслхду  этими  обоими  ми- 
нералами, и  твердость  его  означается  цѣлыми  и  дроб- 
ными числами,  т.  е.  7,  5. 

СЦѢПЛЕНІЕ. 

Минералы  имѣютъ  различное  сцтьпленіс;  большая  ихъ 
часть  отличается  высокою  степенью  сцѣпленія,  но  есть 
нѣкоторые  минералы,  у  которыхъ  вовсе  не  замѣтно  ни- 
какого сцѣпленія,  какъ  у  ;кидкихъ.  Другіе  бываютъ  л^^/тг- 
ще,  нехрупкіе,  пглгугіе,  ковше,  гибкіе  и  упруго-гибкіе, 

1.  ^рушгіе^  у  которыхъ  при  рѣзаиіи  или  скоблеіііи  нол^емЪ;  от- 
скакпваютъ  съ  иЬкоторымъ  трескомъ  малыл  частицы,  на  пр.  всѣ 
лісталлы  и  Ърагоитыпиле  камин. 

%  Неогруппіе^  отъ  которыхъ  лри  скоблеиіи  ихъ  отделяется  безъ 
всякаго  треска  іюрошокъ,  которъи"і,  неотскакивал,  остается  на  отдѣ- 
ляющемъ  ножі>,  какъ  всН  иетве2:>дые  ш\ше\іллы^  графить ^  молибдена, 

*)  .й/;е^/«гг«7/ш*г,  приіпшаетъ  12  мішераловъ,  для  опрсдѣленія  твердости,  по- 
ідіѣстивъ  мелсду  2  и  о  слюду  (литипистую),  между  5  и  б  содалить^  амфиболъу 
или  скаполшш.  См.  1.  с.  1.  рад.  577. 
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5.  Тлгугге^  могутъ  быть  разрѣзываемы  ножемъ,  такъ  что  отдіі- 
дяемыя  частицы  не  ломаются,  п.  пр.  всѣ  сажороЪнпге  металлы. 

1\.Ковше^  раздаются  іюдъ  молотомъ  и  могутъ  быть  вытянуты 
въ  проволоку^  какъ  самородные  металлы,  напр.  золото,  серебріо^  мтьЬъу 
свтіец7>. 

5.  Гибпіе^  называются  такъ,  потому  что  сгибаются,  но  не  при- 
нимаютъ  11})е;княго  своего  намравлепія,  какъ  талъпъ^  еипс%. 

У^пруго-гибпіе^  сгибаются  и  пріппшають  послѣ  того  вновь 
прежнее  поло;кеніе,  какъ  слюЪа^  упругій  шарцъ. 

Плотность,  УДѢЛЬНЫЙ  и  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ВѢСЪ. 

Два  куба  равной  величины,  но  разныхъ  минера  л  овъ, 
показываютъ  неравный  вѣсъ^  если  принять  вѣсъ  одного 
минерала  за  единицу,  то  вѣсъ  другаго  называется  собствен- 
нымъ  его  \іА\\.уЪгъльпыжъ  втъсожъ,  и  вѣсъ  всѣхъ  Лхидкихъ 
и  твердыхъ  минераловъ,  сравнивоетсл  съ  вѣсомъ  пере- 
гнанной воды,  принятой  за  единицу,  ^дгьлъный  вѣсъ  слу- 
Лхитъ  мѣрою  массы,  а  сравнительный  для  ея  плотности. 
Взвѣсивъ  два  минерала  равнаго  объема,  мы  находимъ, 
что  неодинакова  ихъ  тяжесть,  и  по  сему  заключаемъ,  что 
тоть  изъ  нихъ,  который  тяя^елѣс,  есть  вмѣстѣ  и  плотнѣе, 
и  во  сколько  разъ  онъ  тляіелѣе  равнаго  ему  по  объему 
минерала,  во  столько  разъ  онъ  и  плотнѣе.  Удѣльный  вѢсъ 
обыкновенно  определяется  посредствомь  гиЪростатше^ 
скихъ  вгьсовь  или  Никольсонова  арэоліетра. 

Если  кубь  воды  вѣситъ  1  Фунтъ,  то  равный  ему  по 
объему  кубъ  горпаго  осрусталл  вѣситъ  2^  Фунта  и  7  де- 
сятыхъ,  а  кубъ  стърнаго  колгедана  5  Фунтовъ^  следова- 
тельно удѣльный  вѣсъ  воды  относится  къ  удѣльному  вѣ- 
су  горнаго  хрусталя  и  стърнаго  колгедана,  какъ  1:  2,  7: 
5  и  выра;кеніе  для  показанія  удѣльнаго  вѣса  горнаго  хру^ 
сталл  будетъ  г=:2,  7,  сіърнаго  колчедана— 0.  Самый 
тяяіслѣйшій  металлъ  есть  Иридій,  вѣсъ  его  относится  къ 
вѣсу  воды  какъ  25,  64:  а  легчайшій  минералъ  есть 
горное  лгаслоу  плавающее  по  водѣ,  и  его  вѣсъ  относится 
къ  вѣсу  воды  какъ  О,  7:  1. 
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Преломденіе  свѣта. 

Лучь  свѣта  при  переходѣ  изъ  воздуха  въ  минералъ, 
падая  косвенно  на  его  плоскость,  уклоняется  отъ  своего 
направленія  т.  е.  преломляется,  меліду  тѣмъ  какъ  падая 
на  эту  плоскость  перпендикулярно,  онъ  проходить  сквозь 
минералъ,  не  преломляясь,  —  это  называется  простымъ 
преломленіемъ  свѣта. 

Въ  большой  части  прозрачныхъ  минераловъ,  каждый 
падающій  на  нихъ  лучь  свѣта  раздѣляется  на  два,  изъ 
которыхъ  одинъ  слѣдуетъ  законамь  простаго  прелозіле- 
нія  свѣта,  а  другой  уклоняется  отъ  нихъ;  первый  назы- 
вается обыкновенныжъ  лу чемъ,  а  второй  необыкновеннымь; 
или  оба  луча  уклоняются  отъ  законовъ  простаго  прелом- 
ленія  свѣта  и  тогда  ихъ  называютъ  нсобыкловеннъгжи  лу- 
чами. Лвленіе  это  извѣстно  подъ  названіемъ  двойнаго  лу» 
%епрелолілеиіл  3  какъ  въ  цирконтъ  у  известковожъ  шпаттьу 
который  по  сему  называютъ  такяхе  удвояющилгъ  или  дву- 
преломллющиліъ . 

Прозрачность. 

Свойство  минераловъ  пропускать  сквозь  свою  массу 
лучи  свѣта,  такъ  что  мояшо  разсматривать  лежаниіій  за 
ними  предмѣть  составляетъ  ихъ  прозрагностъ,  посему  тѣ 
минералы,  которые  совершенно  поглощаютъ  падающій  на 
нихъ  свѣтъ,  непрозрашы;  но  ме;кду  совершенно  непрозрт» 
пыжиу  какъ  н.  п.  жтьлъ,  вол^ецъ  и  совершенно  прозрагны- 
ліи  минералами,  каковы  н.  п.  горный  хрусталь,  шопазъ, 
гипсъу  находятся  различныя  степени  прозрачности,  какъ 
напр.  ііроцэашые,  полупрозрачные ,  какъ  зернистый  гипсъ, 
халцеЪонъ;  просвтъ%ива70ш^е ,  какъ  зернистый  ліралюръ, 
преженъ;  просвтшвающіе  ло  кралліъ,  на.  пр.  лшліа,  ан^ 
далузить.  Вообще  признакъ,  основанный  на  степени 
прозрачности  минераловъ,  не  важенъ,  потому  что  онъ 
зависитъ  отъ  толстоты  кусковъ  и  притомъ  въ  одной  и 
той  то  массѣ  бываетъ  весьма  различенъ. 


БЛЕСКЪ      МИНЕРАЛОВ  Ъ. 


Блеет  въ  минералахъ  есть  явленіе  происходящее  отъ 
свойства  ихъ,  отражать  лучи  свѣта;  онъ  различается  по 
своему  соверіпенству  иа  разныя  степени;  но  кромѣ  того 
должно  различать  наружный  блескъ  отъ  внутреннлго  ^  у- 
сматриваемаго  при  разбитіи  минерала,  и  отъ  блеска  въ 
чертѣ,  который  обнару;кивается  при  черченіи  минерала 
другимъ  твердымъ  тѣломъ.  Кал^дый  родъ  блеска  полу- 
чаетъ  свое  названіе  отъ  того  минерала,  въ  которомъ  онъ 
находится  въ  наибольшемъ  совершенствѣ: 

1.  ЗТеталлтескій  блескъ,  какъ  у  всѣхъ  металле  въ*,  онъ  соеди- 
неііъ  съ  совершенною  непрозрачностію,  напр.  золото^  сере^Оу  пла- 
тина, 

%  Лллшзный,  БЪ  алжазщ  бтьлой  свинцовой  рудтъ ,  циржонтъ^  ча- 
сто приближается  къ  металлическому. 

5.  Степллшгй^  какъ  въ  простоліъ  степлп^  въ  твердыхъ  мине- 
ралахъ, н.  п.  въ  шарцтъу  обсиЪіанѣ, 

4.  Жирный^  какъ  въ  жирныхъ  тѣлахъ,  напр.  въ  слюллполіъ  паж- 
пѣ;  отъ  него  мало  отличается  восковогі^  какъ  въвоскѣ,  н.  п.  вътго- 
луолалѣ. 

5.  ІЦелковыйу  въ  лугистожъ  гипсѣ, 

6.  Иерлаліутпровый^  какъ  въ  жемчужной  раковинѣ,  н,  п.  въ  слю•^ 
Ъѣу  листоватоліъ  еипсѣ  и  стилъбиттъ. 

По  степени  совершенства  блеска  минералы  бываютъ:  склънО" 
блеет лшііе^  горный  оср)ус7палЪу  блеет лщіе^  полевой  гипатЪу  елабо-бле- 
стлщіе^  льраліорЪу  ліерцатощіе^роговиш^  прельень^  и  тусклые^  лтлЪу 
трепелъ, 

ЦВѢТА     МИНЕРАЛОВ  Ъ. 

Всрнеръ  былъ  основателемъ  этого  важнаго  ученія  о 
цвѣтахъ  мииераловъ;  лучи  свѣта,  падающіе  на  минералы 
никогда  совершенно  чрезъ  нихъ  не  проход ятъ,  хотя  они 
наиболѣе  прозрачны,  одна  часть  лучей  свѣта  всегда  по- 
глощается и  образуетъ  чрезъ  особенное  располоя^еніе  вну- 
треннихъ  частицъ  минерала  свойственные  ему  цвѣта.  0- 
быкновенио  принимаютъ  два  главныхъ  отдѣленія  цвѣтовъ: 
1.  ліеталлшескихь  и  %  нельеталлтескихь. 
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I.   МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ  ЦВѢТА. 

Они  свойственны  минераламъ,  имѣющимъ  металлический  блескъ, 
отъ  котораго  цвѣта  получаютъ  совершенно  особенный  видъ;  цвѣтъ 
и  блескъ  въ  этихъ  минералахъ  такъ  соединены,  что  нельзя  отдѣлить 
впечатленіе  на  органъ  зріінія  одного  отъ  впечатлены  другаго;  эти 
цвѣта  разделяются  на: 

ІУіьлыйу  н.  п.  се]^ебристо-бѣлыи  ^  въ  салюродполіъ  серебрѣ^  или 
оловлпно-бтълый^  въ  шпейсоболіъ  кобалъттъ. 

Сѣрый,  н.  п.  сталъиоспрый^  въ  оіселзѣполіъ  блеспѣ^  или  свшщО" 
еоспрыа  въ  сбіпщоволіъ  блес/т. 

Черлъгй  п.  и.  ^уусслѣзіюггрлый  ъъ  лшгтипиольъ  ^селпзіслігп, 

Желтый,  и.  п.  сололюжслтъш  въ  салюрюЪиоліъ  золотть  плишпей- 
собожелтый  въ  окелпзпомъ  полгеЬсииЪр  или  латуложектый  въ 
лпьдіюліъ  колгсдалтъ. 

Красный^  либЪпО'Крпашй  въ  самородной  лпъди  и  тгупфершкелтъ. 

Бурый  ^  толібаповобурый  въ  окелѣзноліъ  полгеЪаить  ѵі  слгбЬѣ, 

II.    НЕМЕТАЛЛИЧЕСКІЕ  ЦВѢТА. 

ѣериеръ  принялъ  5  подраздѣленія  этихъ  цвѣтовъ  и  назвалъ  ихъ 
осьмью  главными  цвѣтами,  б/ълыліъ^  стьрымЪу  гершгліъ^  сиии.ш^  зе- 
леныліъ^  жешпыліъ,  крастшліъ  и  бурыльъ',  каждое  изъ  этихъ  под- 
раздѣлеиій  имѣетъ  нѣсколько  оттѣиповъ,  а  оттЬнки_,  составляюиі,іе 
главные  цвѣта  въ  чистомъ  состолніи^  онъ  назвалъ  отлшительпылш 
цвтьта.ии  или  ссаратпсристигеспилш^  н.  п.  желтый  цвѣтъ  имѣетъ 
слѣдуюш;іе  оттіінки,  слрножелтый  въ  салюродкой  сѣрш ,  сололіе/Ш' 
желтый  въ  олсрліешпп^  восковой  въ  полуопалщ  лісЪовый  въ  лн- 
тарть. 

Верисръ  по  сему  принялъ  слѣдующіе  шліеталличеспіе  цвпта  и 
ихъ  отттънки; 

\.  Бѣлый}  если  минералъ  совершенно  прозраченъ,  какъ  вода,  то 
называется  безцвѣтиыліъ,  н.  пр.  горный  хрусталь^  оттЬпкп  его  про- 
ігсход>ітъ  отъ  Примѣсей  другнхъ  цвѣтовъ:  сиіъжпобѣлый  (чиетѣйшій 
бѣлый  цвѣтъ)  въ  зсриистоль7>  лгралюрть,  іграснобѣлый  въ  баритПу 
желтобгьлыіь  въ  опалѣ^  зелепобіълый  въ  аліішсшіЬу  лілешобѣлый 
въ  льлечиольъ  пварирг,  сѣровитобплый  въ  пельзть. 

%  Сѣрый  состоитъ  изъ  бѣлаго  цвЬта  съ  п|:>нмѣсъю  чернаго;  от-' 
ттъппи  его  слѣдуіоіціе:  псрловостърый  въ  фарфоровой  лшліп;  сииева- 
тосѣрый  въ  роговипщ  Ъылігатосѣрый  въ  Ъыльхатольъ  пварцтъ  и  крелі- 
НѢ)  зелетсѣрый  въ  то%ильиольь  слшщѣ^  эпидотѣу  желтосѣрый  в-ь 


сплогапомг»  мраморть  и  нѣкоторыхъ  прелтях'й^  пепелъпострый  (са- 
мый чпстѣйшій  цвѣтъ)  въ  слашцееашой  глгисщ  циркоптъ. 

3.  Черный  составляетъ  теммѣйшій  цвѣтъ,  и  по  сему  только  отъ 
большой  прнмѣси  д])угііхъ  цвѣтовъ  происходятъ  ііѣкоторые  его  ОШ' 
шѣнкпу  II.  пр,  бархатиогериый  (темнѣйшій  черный  цвЬтъ)  въ  обей- 
Ъілнщ  сліолистоліь  углтЪу  буроватогсрпый  въ  слюЪгЪу  зелвногертш 
въ  роговой  обліапшЬу  прасиогершт  въ  лшргшщовапъольъ  эпиЬоттЬу  си- 
иеваіпочірпый  въ  плсштоволіъ  шпатп, 

4.  Сшіій  раздѣляется  на  красносиніе  и  зеленосиіііе  отшѣнпи^ 
%ері(Обатосипій  вь  лпъЬшй  лазури 'у  фіолетовосишй  въ  аліетисттъ^ 
виитевосішій  въ  плавиповоліъ  шпатіъ;  лаваидосший  (рѣдко)  въ  ба- 
зальтовой лтлітьу  лазурвбосинш  въ  лазулиттъ',  б(рлгшосшай  (весьма 
чистый  синій  цвѣт  ь)  въ  сафирѣ^  питипт^  шліалътовосішій  въ  зелі- 
листой  літьЪюой  лазури ^  июдигосший  ъъбивіаншпѣ^  уткосиній  ьъко- 
рундгь,  элеолитть, 

5.  Зеленый  состонтъ  изъ  смѣси  сиііяго  и  л^елтаго  цвѣтовъ;  се- 
лаЪонобозеленый  въ  бериллѣ^  азбішпѣ',  гернозеленый  въ  плавиповольъ 
шпапт^  лыьЪиозелеиый  въ  лиъЪной  зелени;  луковозеленый  въ  праз- 
ліПу  нефрипш'у  изуліруЪно зеленый  (чіістіліімій  зеленый  цвѣтъ)  въ  изулі- 
РуЪѣ^  ліалахшпѣ^  лблохнозеленый  въ  хризоиразѣ ;  травлнозелепый 
ъъ  урановой  слюЪкѣ^  оліфациттъ;  фисташковозеленый  ъъ  фиспшципгтьу 
ссризолитть'у  спарлсевозеленый  въ  хризобериллѣ ;  герповатозеленый  въ 
злтевиптъ^  венисп;  олгшювозеленый  въ  сліолиспголіъ  калтгь;  гиоковозе- 
леный  въ  урановой  слтЪнп;  ліасленозеленый  въ  супновалыюй  елинѣ, 

6.  Желтый  раздѣляется  на  зеленый  и  красный  оттВнки,  сѣр- 
но^келтый  въ  сър1>;  сололіснолсе лтый  въ  к(ірфолитѣ\  восполсел- 
тый  въ  опал7ъ\  льеЪовоокелпіый  въ  медовомъ  камнѣ'  лилюнолсел- 
ѵіый  (самый  чиствйшій  желтый  цвѣтъ)  въ  опермеіітіг,  охренолсел- 
тпый  въ  лселтой  землѣ*,  винолселтый  въ  топа зіъ ;  гороховолселтый 
въ  желКзномь  шпатіг,  изабелловолсе.лтый  въ  шлиФОвальномъ  слан- 
цЬ*,  поліераниоволселтый  въ  чертЬ  мышьяковой  обманки. 

7.  Красный  состоптъ  изъ  желтаго  и  синяго  оттѣііковъ;  авроро- 
красный  въ  мышьяковой  обмапкѣ  гіаіщнтобопрасиый  въ  гіацинтѣ, 
ъе\п\о,Ъ\  пирпиг,нокрасный  въстильбитЪ,  скарлатино красный  въ  чер- 
тѣ  порошка  киновари-,  кровлнокрасный  въ  пиропѣ;  лілснопрасный 
въ  баритѣ,  роговикѣ',  карлшнюпрасный  (самый  чистѣйшій  красный 
цвѣтъ)  въ  мѣд[іыхъ  цвѣтахъ  (халькотрахитЬ),  яхонтѣ",  погиелилыю- 
красный  въ  киноварн;  розовопрасный  въ  розовомъ  кварцѣ^  парліези- 
нокрасный  въ  кобальтовыхъ  цвЪтахъ*,  перситеопрасный  въ  лепидо- 
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литѣ;  голубокрасный  въ  алмандинѣ;  вишпевопраспый  въ  красной  сурь- 
мяной рудѣ-,  б^'^роватотграспый  въ  шестоватомъ  глиііистомъ  желѣз- 
някѣ. 

8.  Бурый  состоитъ  изъ  краснаго,  л^елтаго,  чернаго  и  сѣраго 
цвѣтовъ^  красповатобуръгй  въ  венисѣ-  гвоздитгобурый  въ  аксинитЪ,  ка^ 
тѵустобурый  въ  циркоиѣ',  волоеистобуръгй  въ  тунгштейнѣ^  паиппстово^ 
бурый  (самый  чистѣйшій  бурый  цвѣтъ)  въ  опаловой  лшмѣ-,  оіселтобурый 
въ  сіілошпомъ  буромъ  желѣзнякѣ'  Ъеревобурый  въ  горномъ  деревѣ 
(азбестЬ),  пегенповобурый  въ  обыкновенной  яшмѣ,  веннсѣ,  херновато- 
бурый  въ  буромъ  каменномъ  углѣ. 

Многіе  минералы  показываютъ  цвтътныл  пятна,  ес- 
ли лучи  свѣта  падаютъ  на  нихъ  въ  опредѣленныхъ  на- 
правлен! лхъ;  явленіе  этихъ  пятенъ  называется  игрою  цвгь^ 
товъ,  какъ  въ  аллшзтъ,  опалть.  Если  минералъ  въ  раз- 
личныхъ  направленіяхъ  противъ  лучей  свѣта,  показываетъ 
въ  направленіяхъ,  соотвѣтствующріхъ  спайности,  разные 
цвѣта,  которые  довольно  явственны  и  не  такъ  скоро 
изчезаютъ,  какъ  при  игрѣ  цвѣтовъ,  то  это  явленіе  на- 
зывается пережтъною  цвтътовь^  какъ  на  пр.  Въ  лабрадортъ^ 
въ  которомъ  красный,  синій,  зеленый,  я^елтый  цвѣта, 
при  обращеніи  его  противъ  свѣта,  красиво  и  безпре- 
станно  переменяются.  Наконецъ  нѣкоторые  минералы 
показываютъ  радужные  цвтьта,  какъ  на  пр.  известковый 
шпать,  горный  хрусталь;  но  еще  примѣчательнѣе  свой- 
ство нѣкоторыхъ  минераловъ,  называемое  дихроизліоліь 
и  трихроизліоліъ ,  т.  е.  по  двумъ  или  тремъ  направленіямъ 
пропускать  иначе  окрашенный  цвѣтъ,  напр.  въ  исерлтъ, 
который  кажется  намъ  чернымъ  и  непрозрачнымъ  при 
разсматриваніи  его  по  направленію  главной  оси,  а  желто- 
бурымъ  и  прозрачнымъ,  если  онъ  наблюдается  въ  вер- 
тикальномъ  направленіи  къ  этой  оси.  Трихроизліъ  наблю- 
дается въ  бразилъсколіъ  топазть, 

ФОСФОРИЗАЦІЯ,    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И  МАГНИТНОСТЬ  МИ- 
НЕРАЛОВЪ. 

Свойство  минераловъ,  свѣтиться  въ  темнотѣ,  не  обна- 
рулѵивая  ни  пламени,  ни  теплоты,  послѣ  надлеялащаго 
приготовленія  ихъ,   называется  фосфоризаціею;   она  воз- 
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буждается  въ  минералахъ  механическою  силою,  толчені- 
емъ,  треніемъ;  такъ  кристаллигесшй  Ъоложитъ^  цинковал 
обманка,  свѣтятся  уже  при  царапаніи  ихъ  перомъ,  кус- 
ки кварца  и  креженъ  отъ  тренія  ихъ  другъ  объ  друга,  а 
Ърагоцпэнныс  кажни  при  ударѣ  молоткомъ;  нѣкоторые 
минералы  свѣтятсл  отъ  нагрѣванія  ихъ  на  горячихъ  уг- 
ляхъ  или  даже  въ  теплой  печи,  какъ  напр.  плавиковый 
шпатъ  и  апашитъ,  или  если  подвергнутся  дѣйствію 
солнечнаго  или  дневнаго  свѣта,  какъ  алжазъ^  стпронціа- 
нитЪу  арагонитц  въ  меньшей  степени  каліеннал  солъу 
гипсъ,  лугистый  баритъ,  болонскій  шпатъ.  Всѣ  минералы, 
свѣтящіеся  отъ  вліянія  солнечнаго  свѣта,  свѣтятся  также 
и  отъ  нагрѣванія,  какъ  алліазь,  плавиковый  шпатъ  изъ 
Нерчинска,  (такъ  называемый  хлорофанъ)^  свѣтящійся 
дал^е  нѣсколько  дней  зеленоватымъ  цвѣтомъ;  разная  теп- 
лота требуется  для  возбужденія  ФОСФоризаціи  въ  разныхъ 
камняхъ,  и  цвѣтъ  свѣта,  возбулідаемый  нагрѣваніемъ,  бы- 
ваетъ  отличенъ  отъ  свѣта  возбул^даемаго  солнечными 
лучами. 

Многіе  минералы  дѣлаются  отъ  тренія  или  нагрѣва- 
нія  электршескижи;  нѣкоторые  составляютъ  проводники 
электричества,  а  другіе  дѣлаются  сами  полярно-электри- 
ческими^ въ  этихъ  минералахъ  примѣчается,  на  противо- 
пололшыхъ  концахъ  кристалловъ,  различная  кристалли- 
зація,  напр.  въ  туржалинщ  въ  нѣкоторыхъ  минералахъ 
возбуждается  электричество  отъ  тренія,  даже  жатіемъ 
между  пальцами,  какъ  въ  известковоягъ  шпаттъ,  плавикть^ 
топазтъ;  некоторые  отъ  нагрѣванія  такъ  электризуются, 
что  въ  одномъ  и  томъ  же  кускѣ,  въ  одно  и  то  же  вре- 
мя обнаруживается  отрицательное  и  положительное  элек- 
тричество (н-  и — Э),  какъ  въ  туржалинтъ^  топазтъ,  бо~ 
рациттъу  прениттъ  и  др.  Почти  всѣ  эти  минералы  на- 
ходятся въ  состояніи  эмиморФизма  и  два  электрическихъ 
ихъ  полюса  лежатъ  на  концахъ  главной  оси. 

Наконецъ  нѣкоторые  минералы  имѣютъ  большое  влія- 
ніе  на  магнитную  стрѣлку ,  а  посему  называются  жагне^ 
тшескижщ  сюда  принадлел^атъ  особенно  кристаллы  ліаг-' 
иитнаго  жвлтъзнлка$  нѣкоторымъ  свойственъ  полярный 
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магнетизмъ  и  такіе  составляютъ  естественные  магниты; 
кристаллы  ліагнитлаго  желтьзняка  сообща ютъ  это  свой- 
ство не  только  нѣкоторымъ  минералазіъ,  но  таклхе  цѣ- 
лымъ  горнымъ  породамъ,  какъ  на  пр.  пластамъ  злііь^ 
евика. 

Признаки  отъ  обонянія  и  осязанія. 

Есть  наконецъ  некоторые  Физическіе  признаки  мине- 
раловъ,  основанные  на  чувствахъ  обонлніл  и  ослзаніл; 
минералы  бываютъ  холодны  на  ощупъу  какъ  нѣкоторые 
'драгоцтъннъге  кажни  и  жеталлы,  или  жирны  какъ  талькъ^ 
или  тощи  на  ондупь,  какъ  лігьлъ.  Запахъ  свойственъ 
разнымъ  сліолалгъ;  другіе  не  издаютъ  никакого  запаха, 
но  глины  при  овлаженіи  ихъ,  для  чего  достаточно  вы- 
дыхаемаго  изъ  груди  пара,  издаютъ  особенньн!  (глини- 
стый) запахъ;  некоторые  отъ  тренія  или  ударенія  изда- 
ютъ пригоргьлый  запахъ,  на  пр.  кварцъ  и  креліенъ,  дру- 
гіе  гесногный у  напр.  салюроЪный  ліышъякъ ^  илп  уринныщ 
напр.  пахугій  известнякь,  или  стьрный,  напр.  салюрод' 
пал  стъра  и  стърный  колгеЪанЬу  и  сліолистый,  наПр.  гор» 
нал  сліола. 

III.  ХИМИЧЕСКІЕ  ПРИЗНАКИ. 

Простыл  тѣла. 

Металлы  и  нѣкоторые  другіе  минералы,  весьма  ча- 
сто встрѣчающіеся  въ  природѣ,  до  сихъ  поръ  не  были 
разложены  на  составныя  части  и  по  сему  называются 
простылш  тѣлами;  но  другіе  минералы  суть  тѣла  сло/К- 
ныя,  потому  что  они  состоять  изъ  различныхъ  сосгав- 
ныхъ  частей,  которыя  бол ѣе  или  менѣе  удобно  отдѣляются 
хилтгескилѵъ  разложешелгъ,  Вообп^е  ка;кдое  простое  тѣ- 
ло  составляетъ  съ  другими  различныя  химическія  соеди- 
иенія,  которыя  можно  часто  произнести  и  искутствеи- 
нымь  образомъ.  Соединенія,  въ  котерычъ  одію  простое 
тѣло  соединяется  съ  другимъ,  называются  соодиііеіплми 
псрваго  разряда,  н.  п.  Флюоръ  съ  водородомъ  составляетъ 
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плавиковую  кислоту,  сѣра  съ  кислородомъ  сѣрную  кисло- 
ту, натрій  съ  кислородомъ  натръ.  Соединенія  перваго 
разряда  ме;кду  собою  составляютъ  уже  соединенія  вто- 
раго  разряда;  и.  п.  сѣріюй  кислоты  съ  натріезіъ  состав- 
ллетъ  сѣрнокислый  натръ  или  глауберову  соль. 

Вообще  соединенія  кислорода  съ  другими  тѣлами  весь- 
ма многочисленны  и  составляютъ  разныя  кислоты^  оки^ 
си  и  щелоъиу  отличающіеся  другъ  отъ  друга  совершенно 
различными  свойствами.  Всѣ  кислоты  имѣютъ  кислый 
вкусъ  и  перезіѣнлютъ  синій  цвѣтъ  растеній  въ  красный, 
между  тѣмъ  какъ  щелочи  отличаются  собственно  щело- 
чнымъ  вкусомъ  и  перемѣняютъ  синій  растительный  цвѣтъ 
въ  зеленый.  Кислоты  и  щелочи  въ  соединеніи  состав- 
ляютъ повое  тѣло,  называемое  солью,  которое  не  имѣетъ 
ни  кислотнаго,  ни  щелочнаго  свойства,  но  особый  соля- 
ной вкусъ,  и.  пр.  соединенія  погассія  или  патрона  и  сѣр- 
ной  или  азотной  кислоты. 

Кромѣ  щелочей  прежде  такъ  называемыя  зеліли  и 
многія  соединенія  ліеталловь  съ  шіслороЪол/іъ  или  окиси 
жеталловъ  соединяются  съ  кислотами;  но  нынѣ  извѣстно, 
что  самыя  щелочи  и  земли  составляютъ  подобныя  сое- 
диненія  металловъ  съ  кислородомъ;  по  сему  не  суще- 
ствуетъ  мелчду  ними  никакой  границы,  и  тѣла,  составлен- 
ныя  изъ  другихъ  двухъ  простыхъ,  имѣющія  свойства 
уничтоікать  свойства  кислоты  и  съ  ними  образовать  со- 
ли,  называются  ослованіллш  или  соляными  основапіями. 

Всѣ  тѣла  соединяются  ме;кду  собою  въ  опредѣлен- 
ныхъ  неизмѣнныхъ  пропорціяхъ  по  отношенію  къ  вѣсу, 
н.  пр.  100  частей  кислорода  соединяются  съ  80,  "57  ча- 
стями литія,  равными  имъ  по  вѣсу,  ни  съ  большимъ,  ни 
съ  меньшимъ  количествомъ;  такія  числа  называются  сти-- 
хіол/іетрш.ескияш  гислаліи  или  атоліигсскиліъ  втъсожъ 
или  атолшлш  у  изъ  которыхъ,  какъ  бы  изъ  бсзконечно 
малыхъ  недѣлимыхь  частицъ  предполагаются  состоящи- 
ми всѣ  тѣла;  они  составляютъ  предѣлы  механичсскаго 
дѣленія  тѣлъ  ^\ 


*)  Подобные  атоліы  до  сііхъ  ііоръ  не  были  доказаны  никакими  иабльодѣ- 
ніями  такъ  что  сии  еще  принадлежать  къ  с  омните  льнымъ  тѣламъ.  При  начи- 
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Вообще  въ  химическихъ  соединеніяхъ  простыхъ  тѣлъ 
между  собою  или  въ  еложныхъ  тѣлахъ  одинъ  или  нѣ- 
сколько  атомовъ  относятся  къ  другому  или  другимъ  какъ 
основшае  къ  кислоттъ;  эти  основанія  составляютъ  элеК" 
троположителъные  3  а  кислоты  электроотрицательные 
атомы,  и.  пр.  въ  сѣрнокисломъ  кали  образуетъ  калій 
электроотрицательное  вещество;  но  электрополоя;итель- 
ыость  тѣлъ  нельзя  принять  за  постоянное  свойство:  та- 
кое тѣло  можетъ  быть  относительно  одного  электропо- 
лоліительнымъ,  а  относительно  другаго  электроотрицатель- 
нымъ.  При  составленіи  химической  Формулы  электропо- 
ложительное тѣло  ставится  съ  лѣвой  стороны. 

Всѣ  простыл  ттьла^  числомъ  55       суть  слѣдующія: 

1.  Иежеталли^еаііл, 
а,  газообразиъгя. 

1.  КислородЪу  Оу  Оху^епйпп  [р^ѵс^,  кислый  и  уеѵсо^  образую), 
называется  такъ,  потому  что  тѣла  отъ  соединенія  съ  нимъ  прини- 
маютъ  свойство  кислотъ^  п.  пр.  сѣра  съ  кислородомъ  составляетъ 
сѣрную  кислоту,  онъ  находится  въ  соединеиіи  почти  со  всѣмн  дру- 


пающемся  образованіи  кристалловъ  разныхъ  солей  въ  прозрачной  лсидкости, 
по  паблюденіямъ  Эрспберга^  подъ  микроскопомъ  являются  вдругь  мелчайшія 
точки,  которыя,  съ  большею  быстротою  увеличиваясь,  составляютъ  пристаалыу 
при  чемъ  не  прнмѣчается  ни  особое  двиліеніе,  нисмущеніё  воды  вокругъ  обра- 
зуюіцагося  кристалла.  Этимъ  конечно  опровергается  атоатсттескал  тео- 
рія,  по  которой  атомы  или  частицы,  висяш,ія  въ  жидкости  и  образующія  въ  по- 
сдѣдствіи  кристаллы,  вокругъ  находящейся  уже  точки  кристаллнзаціп,  соеди- 
няются, и  такимъ  образомъ  должна  произойти  увеличивающаяся  мало  по  мало 
около  этой  точки  плоскость,  которая  не  возможна  была  бы  безъ  смущенія 
жидкости.  Кристаллы  обыкновенно  вдругъ  образуются  въ  безчисленномъ  мно" 
жествѣ  въ  совершенно  прозрачной  жидкости,  такъ  что  первый  актъ  кристалли- 
заціи  есть  мгновенный,  при  которомъ  примѣчается  иногда  также  сверкающее 
сіяніе,  какъ  бы  явленіе  жизни  кристалла  при  самомъ  происхожденіи  его^  чего 
вовсе  нельзя  принять  какъ  будто  бы  происшедшее  отъ  электричества  чрезъ 
трѣніе  элемептарпыхъ  частицъ  между  собою.  {ОІоскеГу  Шіпегаіо^.  ІаІіге^Тоеріе 
Г.  Иер.  ЫапгЪег§-  1857  ра^.  61.) 

*)  Въ  новѣйшія  времена  открыто  еще  несколько  другнхъ  металлическихъ 
элементовъ,  какъ  Ъиди^ий  (  Оісіхтіит )  ц  под.,  но  они  еще  не  точно  изслѣдованы 
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гими  тЬлами  и  составляетъ  весьма  важную  составную  часть  воздуха 
и  воды  и  имѣетъ  самую  большую  склонность,  соединяться  съ  дру- 
гими тЬлами,  которыя  горятъ  въ  немъ  съ  большимъ  свѣтомъ  Іі  весь- 
ма быстро  окисляются. 

2.  Водородъ,  Ну  Нусіго^епшт  {ѵЗо)^  у  вода  и  уеѵоУу  образую), 
легчайшее  изъ  всЬхъ  тѣлъ ,  весьма  скоро  заліигается  и  горитъ  съ 
кислородомъ,  отдЬлля  самую  большую  теплоту,  и  образуя  послѣ 
горемгя  воду,  міюгіе  кристаллы  содерлхятъ  воду. 

5.  Лзотъ,  ІѴ^  ІЯиго^епІиш  или  Аъоіит,  [а  отрицательное  и  ^(ідгі) 
жизнь)  называется  такъ  потому^  что  онъ  уничто;каеть  органическую 
жизнь-,  опъ  весьма  часто  встрѣчается  въ  природѣ,  составляетъ  ^  зем- 
ной атмосферы  и  всѣ  животныя,  многія  растеиія  и  міюііе  минералы, 
н.  пр.  сел[ітра,  состоятъ  изъ  азота;  онъ  не  горитъ  и  не  поддержи- 
ваетъ  горѣиія  другнхъ  тЬлъ. 

р.  твердыя, 

Д.  Сѣра,  5,  ЗііІр1іш\  рѣдко  находится  въ  чнстомъ  или  самород- 
номъ  состояніи,  особенно  въ  вулкаііахъ,  го])аздо  чаще  въ  соедине- 
ніи  съ  другими  тѣлами,  съ  металлами,  составляя  такимъ  образомъ 
разные  колчеданы,  и.  пр.  сіорпый  колгсЪстъ  или  желѣзо  въ  соеди- 
неніи  съ  сѣрою,  а  съ  кислородомъ  сѣрпую  кислоту, 

5.  Сслсіиа^  5<?,  ^сіепіит  {б&Хцуц^  -^уи^'^)  пргпіадлежитъ  къ  рѣд- 
кимъ  тѣламъ  и  походить  съ  одной  стороны  на  сѣру,  а  съ  другой 
на  мышьякь  и  теллуръ;  по  сему  онъ  также  болье  всего  попадает- 
ся въ  нѣкоторыхъ  вндахъ  сѣры;  разплавленный  селеній  нмЬетъ 
металлическій  блескъ.  черпожелЬзный  цвЪтъ  и  непрозраченъ. 

6.  фосфоръ^  Р,  Р/іо5р1іогіі8  [(рсда<^роі^оо,^  свѣтопосный)  гьізывает- 
ся  потому,  что  онъ  свѣтптъ  въ  темнотК,  весьма  легко  горитъ,  но 
ннгдЪ  иевсгрѣчается  въ  чнстомъ  состоянии;  посему  приготовляет- 
ся нскуственнымъ  образомъ,  и  составляетъ  тогда  полупроз])ачное 
Лхслтое  тЬло,  іюхожее  на  воскъ;  онъ  находится  въ  видѣ  фосфорной 
кислоты  во  многихъ  ммнералахъ. 

7.  ^лоръ,^  СІ,  Сіііог  {^^одод-,  желто-зеленый)  называется  такъ  по- 
тому^  что  онъ  представляеть  ліелто-зелеиый  газь,  отделяясь  при  искус- 
ствениомъ  разло;кепіи  поваренной  солп  іюсредствомь  сѣрной  кислоты', 
онъ  находится  въ  природь  въ  этой  соли  въ  соеднненіи  съ  на- 
тріемъ,  и  имѣетъ  большое  сходство  съ  кислородомъ,  потому  что 
онъ  составляетъ  съ  многими  сгараемыми  тѣлами  соединенія,  подоб- 
ныя  ошіслліЪ  (охуда),  называемыя  по  сему  хлоридами  (сЫогісіа). 

5* 
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8.  Вролт^  Вгу  Вгот^  (/5^^'(^о?>  вонь)  называется  такъ  потому, 
что  онъ  при  обыкновенной  температурѣ  имѣетъ  непріятный  запахъ 
и  въ  искуственпо-приготовлепномъ ,  чистомъ  состолніи  составляетъ 
чернокрасную  тяжелую  жидкость  непріятнаго  запаха  и  этпмъ  по- 
хожую на  хлоръ^  онъ  находится  нерѣдко  въ  морской  водѣ  и  соля- 
иыхъ  источникахъ. 

9.  Іодъ^  І-і  ІОСІ  [іоес^т^д^  фіялково-синій)  называется  такъ  пото- 
му, что  это  твердое  черное  тѣло  въ  теплотѣ  превращается  въ  фІял- 
ково-синій  паръ;  онъ  находится  въ  морской  водѣ,  въ  соляныхъ  источни- 
кахъ, въ  каменной  соли  и  даже  въ  нѣкоторыхъ  американскихъ  се- 
ребряныхъ  рудахъ.  ^ 

10.  флюоръ^  І^іиог  или  флюоровал  кислота  такъ  называется 
потому ,  что  она  встрѣчается  въ  плавикѣ  (по  немецки  Т^іиззраііь)^ 
изъ  котораго  посредствомъ  сѣрной  кислоты  она  отдг.ллется  во  вре- 
мя нагрѣвапія*,  она  разъѣдаетъ  стекло-,  поэтому  должно  ее  хранить 
въ  свинцовыхъ  или  платиповыхъ  сосудахъ-,  она  находится  кромь  то- 
го еще  въ  топазтъ^  слюдтъ  и  друг,  минералахъ.  ^ 

11.  Углетворъ^  Су  СагЪопісшПу  или  уголь  составллетъ  въ  печи- 
стомъ  состолніи  каліатый  уголъ^  графить  и  въ  самомъ  чистѣйшемъ 
алліаз'6^  а  въ  соединеніи  съ  кислородомъ  образуетъ  угольную  пи- 
слоту^  входящую  въ  составь  известковыхъ  кампой. 

\%  Ъоръ^  в  у  Воіюлу  получилъ  названіе  отъ  буры  (Ьогах  или  ііп- 
каі),  встрѣчающейся  въ  соли  нѣкоторыхъ  Тибетскихъ  и  Японскихъ 
озеръ,  изъ  которой  онъ  по  б.  ч.  приготовляется-,  соединяясь  съ  кис- 
лородомъ образуетъ  онъ  борную  кислоту^  не  рѣдко  встрЪмающуюся 
свободною  въ  природѣ,  какъ  н.пр.  на  островѣ  Волкано  и  въ  окрес- 
ностяхъ  города  Тосканы,  гдЬ  она  вывѣтривается  изъ  почвы  [ЗаззоПп]. 

3.  ІМеталлтестгіл. 

а.  жетпаллы  сосшавллющіе  вт,  олислеииоліъ  состолиіи  щелош. 

15 — 15.  Потассіщ  К  у  Ііаішт^  Натрйіу  ІѴ^  Т^аігіипіу  и  %Жи- 
тій,  X;  ЛііікіиіПу  составляют^  металлическія  основанія  поташа^ 
натра  и  литіопа^  прннимаемыхъ  ныпѣ  какъ  настолщіл  щелош 
(аісаііа).  Въ  соедипепіи  съ  углеродною  кислотою  потассій  состав- 
дяеть  поташъ^  а  патрій  соЪу  илн  напіроиъ у  часто  встрѣчающійся 
въ  природЬ,  между  тѣмъ  какъ  лишш  находится  въ  нѣкоторыхъ 
только  минералахъ,  н.  пр.  въ  слюЪѣ^  петалатѣ\  также  окиси  по- 
тасія   и  натрія  весьма  часто  находятся  въ  минералахъ   и  въ  ме- 
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таллическомъ  видѣ-,  они  имѣютъ  серебряный  блескъ  и  такъ  легки, 
что  плавар:тъ  на  водѣ. 

у5.  металлы^  образующів   еъ  опислеппожъ  состолиіи  зежли, 

а.  щелогиыл  зеліли, 

16 — Барій^  Ва^  Вшуит*^  Строицій^  5г,  Зігопііит;  Каль^ 
цій^  Са^  Саісіит^  и  Шагиій^  ■^^•>  Ма^лезіит^  которые  всѣ  состав- 
ляютъ  металлическіл  оспованія  щелочпыхъ  земель,  отличающихся 
отъ  щелочей  трудною  растворимостью  въ  ъодѣ  и  перастпоримосгью  ^ 
углекислыхъ  солей,  образуемыхъ  ими.  Барій  (/^ос^ѵд,  тлл;ельи"і,  по- 
тому что  осаждаетса  въ  сѣрной  кислотѣ)  и  Стропцій  (отъ  міістопа- 
хожденія  его  въ  Строптіанѣ  въ  Шотландіи  такъ  называемый),  но 
подобно  другимъ  щелочамь,  весьма  скоро  притягпваютъ  изъ  воздуха 
углекислоту  и  посему  не  встрѣчаются  въ  чистомъ  состояніи  въ  при- 
родѣ;  барій  въ  соедипепіи  съ  сѣрной  кислотою  составллетъ  тлоке- 
лый  шпатъ  или  баритъ^  съ  углекиСѵЮтою  вилгсритъ;  подобнымъ  же 
образомъ  стронціанптъ  есть  углекислый  строіщій^  а  целеапипъ  есть 
сѣрнокислый.  Калъцггі,  легкій  серебристый  металлондъ ,  состав- 
ллетъ оспованіе  известковой  земли,  вездѣ  вст]зі.чающейсл  въ  прнродЬ 
въ  особенности  въ  соедннепіи  съ  углекислотою  въ  гізвестплктъ^  а 
съ  сѣрною  кислнтою  въ  гипаъ.  ІМагісій  паконець  есть  металличе- 
ское основаиіе  лшгнезш  или  горьпозеліа^  составллющаго  съ  сѣриою  ки- 
слотою горькую  соль.  Соедииеиіе  углекислой  извести  и  углекислаго  ма- 
гпія  составллетъ  Ъололштъ  или  горькоземистую  известь;  сѣріьопаслал 
ліагнезіл  весьма  часто  встречается  въ  горькихъ  соляныхь  источиикахъ. 

Ь.  иастолщіл  зеліли. 

20 — 25  Глиній.^  ЛІитіпішщ  Бериллійу  Ве^  (С),  ВегуШіть 
или  Оіусіит',  ІІирігоній^  -^/•,  ^ігсопішп;  Шітіірій.^  ІГіІгшт; 
Торіщ  Тіі^  Тііогіит  и  Силиційр  5/,  ЗШс/пт  суть  металлнческія 
основанія  настолщихъ  земель.  Глитй  или  аЫтіпіит  (аіипіеп,  квас- 
цы) составллетъ  основаніе  глинозелга,  и,  соединяясь  съ  кислоро- 
домъ,  переходить  въ  него.  Глиноземъ  весьма  часто  встрѣчается  въ 
прнродѣ^,  въ  чистомъ  состолпіи  въ  лхонтщ  въ  нечистомъ  въ  корул- 
оиъ  также  искуственно  приготовляется  изъ  квасцовъ,  состав- 
ныл  главныл  части  которыхь  суть  глиноземъ  и  сѣрнал  кислота* 
Бериллій  находится  гораздо  рѣже,   въ  бериллѣ^  въ  соединеніи  съ 
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кислородомъ  и  кремнеземомъ*,  отъ  него  н  получилт»  свое  пазваніе^ 
но  онъ  встрѣчаетсл  и  вь  другпхъ  міпіералахъ,  составляетъ  сладкіл 
на  вкусъ  соли,  отъ  чего  и  называется  глиціела,  [у^ѴУуѴд^  сладкій.) 
І^щтолій  находится  въ  окііслегиіомъ  состояіііи  въ  циркоіьщ  отъ  че- 
го и  называется  гщртгоиіемЪу  кислоты  мало  дѣйствуютъ  па  него, 
кромѣ  шавпкОЕОЙ,  которая  растворяетъ  его  въ  холодѣ.  Шпипрій 
встрѣчается  только  въ  пвкоторыхъ  рѣдкихъ  мннералахь  Швеціи, 
въ  особенности  въ  гадолпішпітъ  или  ипітербитѣ^  нанденномъ  въ 
первый  разъ  блнзъ  города  Шттерби,  отъ  чего  и  получилъ  свое 
назвапіе;  въ  соединенін  съ  кислородомъ  составляетъ  онъ  неплавкую 
итгровую  землю  бълаго  цвЬта.  Торісі  находится  въ  торишть^  весьма 
рѣдкомъ  мннералЪ  нзъ  Норвегіи  пвъ  пггроа:лорѣ\  а  въ  окнсленномъ 
состояніи  составляетъ  неплавкую  торіеву  землю  ст.раго  цвЪта.  Сили- 
цій  или  Креліиій  такь  называется  отъ  Бііех  или  кремня,  въ  кото- 
ромъ  онъ  встречается  въ  большомъ  ко^ичествѣ  и  составляетъ  на 
подобіе  Бора  бурый  порошокъ^  который,  принимая  въ  теплотѣ  кис- 
лородъ,  перемѣняется  въ  бѣлый  кремнезе^мъ  и  образуетъ  въ  твердомъ 
состояніи  горный  хрусталь^  прелгень  и  вообще  всѣ  пварцовыл  по- 
роды. Онъ  отличается  своею  твердостью  и  перазтворимостію. 

у.  лгеталлъі^  образуюгціе  тіреилгуиііехтвепио  ішслотъс^  или 
электроотрицательные. 

26.  ШышълШу  Лз^  Лгзепгсшщ  встречается  въ  самородіюмъ  видѣ, 
но  и  въ  окнсленномъ  состояніи,  составляющій  такъ  называемую 
мышьяковую  кислоту  или  бтьлый  ліышълтѵЪ^  пзвѣстньн"і  какъ  весьма 
сильный  ядъ. 

27.  Хроагш^  Сг^  Сігготіпт  (отъ  краска,)  называется  по- 
тому что  окиси  его  отличаются  превосходно  красящимъ  свойствомъ*, 
онъ  находится  въ  красной  свинцовой  рудіо  Берсзовскихъ  рудниковъ  въ 
Екатерннбургѣ^  въ  осролюволіъ  окелѣзнлтт,  въ  изуліруЪѣ  и  въ  нѣ- 
которыхъ  другнхъ  минералахь. 

28.  Ванад/'й,  Ѵ^Ѵа?гасІшт  (оть  Ѵа/іасііз,  прозваніе  Скандинав- 
ской богини  фрейл)  недавно  открытъ  въ  разныхъ  ліелѣзпякахъ  Шве- 
ціи  и  Россіи,  Мексиканскони  Сибирской  свшщовыхъ  руЪахъ  и  нахо- 
дится въ  разныхъ  стеиеняхъ  окисленія-,  въ  металлическомъ  со- 
стояніи  оігь  серсбристо-бѣлый  и  весьма  походптъ  на  молибденъ. 

29.  Моли5дснъ.,  Мо.,  МоІуЬіІіеітт,  {отъ  цоХѵ/Здод^  свнііецъ)  рѣд- 
ко  встрѣчается  въ  соединеніи  съ  скрою  въ  молибдеповомъ  блескЬ 
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И  въ  окисленномъ  'состоянін  въ  желтой  свинцовой  рудѣ-  онъ  состав- 
ллетъ  три  разныя  степени  окисленія  и  можетъ  быть  легко  полученъ 
въ  металл  и ческомъ  видѣ. 

50.  Волъфрамъ^  ТѴ^  іѴоІ/'гатішп  находится  въ  видѣ  окиси  въ 
соединеніи  съ  известью,  хотя  и  въ  маломъ  количествѣ,  въ  тунг- 
ішпейиѣ^  а  въ  вид  ь  вольфрамовой  кислоты  и  въ  соединеніи  съ  заки- 
сью желѣза  и  марганца  въ  волъхецтъ  у  у;ке  извѣстный  химикъ 
Шеле  (Зсііееіс)  открылъ  одну  степень  окиси  его  и  по  сему  онъ 
называется  также  Шеліеліъ  (ЗсЬеІіііт). 

31.  Сурългау  8Ьу  ЗііЫшп^  (апіітопіит  называется  отъ  греиес- 
каго  слова  аѵті^  протнвъ_,  и  Фрапцузскаго  тоіпе^  монахъ,  потому 
что  она  была  уже  въ  15  столѣтіи  въ  большомъ  употребленіи  у 
французскихъ  монаховъ,  которые  отъ  неправильпаго  употребленія 
одного  препарата  причініяли  себѣ  часто  большой  вредъ)  находится 
въ  чистом ь  состоя ніи  весьма  рѣдко,  а  во  многихъ  странахъ  въ 
соединеніи  съ  сѣрою  въ  видѣ  сѣрой  сурълілиой  руЪы^  пзъ  которой 
она  приготовляется  въ  металлическомъ  состоянии  оловянно-бѣлаго 
цвѣта. 

32.  Теллургщ  Те^  ТвІІигшт^  (отъ  іеііиз,  земной  шаръ)  весьма  рѣд- 
ко  встречается  въ  теллуристоліъ  серебрѣ  изъ  Сибири,  въ  теллу- 
ристоліъ  висліуттъ  изъ  Богеміи  и  т.  д.,  пмѣетъ  оловянно-бѣлый 
цвѣгъ,  весьма  легко  плавится  и  весьма  летучь;  извѣстны  ул^е  двЬ 
разныя  степени  его  окиси. 

53.  Латпашй^  І^а^  Ліапіапіит  (отъ  Хаѵд^ссѵо)  скрываюсь) 
не  давно  открытъ  въ  цсриттъ  и  %ебшіішігт',  окись  церія  содер- 
л;итъ  почти  -|-  окиси  лантанія,  хотя  свойства  церія  имъ  весьма 
мало  изменяются*,  сѣрый  лаптаііій  въ  металлическомъ  видѣ  полу- 
чается, если  азотная  окись  церія  разкаливается. 

54.  ІЪрш^Сс^  Сегішщ  (отъ  Сегез^  въ  честь  Римской  богини 
Сегез)  находится  вь  цериттъ  изъ  Швеціи  и  Гренландіи,  вмѣстѣ  съ 
лаптаномъ  и  кремнеземомъ-,  металлъ  церій  едва  ли  пзвѣстенъ  въ 
чнстомъ  состояніи,  но  знаютъ  улхС  двѣ  степени  его  окиси. 

55.  Танталій^  Та^  Тапдаіитщ  (Тапіаіт  по  басіюсловію  Рим- 
лянь  былъ  наказанъ  тЪмъ,  что  онъ  находился  до  іюдбородка  въ  водѣ, 
и  не  быль  вь  состояніи,  прикасаться  къ  ней  для  утоленія  жал^ды,)  от- 
личается въ  особенности  тѣмъ,  что  окиси  его  не  разтворяются  въ 
кислотахъ*,  отъ  чего  и  получіілъ  свое  названіе;  онъ  первоначально 
былъ  найденъ  въ  шаиталиттъ  и  гпптротанталитп^  двухъ  мине- 
ралахъ  изъ   Швеціи  и  однажды  въ  одномъ  Американскомъ  мине- 
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ралѣ  и  посему  называли  его  такл^е  СоІитЫит  до  открытія  сход- 
ства обоііхъ  металловъ. 

56.  Титалгй  или  Ш.еишгашй^  Тц  Тйапішп ,  былъ  найденъ 
сперва  въ  руталщ  анатазѣу  мснакаииттъ  и  въ  сфеіт^  а  потохмъ 
въ  разныхъ  мѣстахъ  Германіи  и  Апгліи  въ  кристалнческихъ  шла- 
кахъ  плавильныхъ  печей,  въ  видѣ  весьма  твердыхъ  мѣднокрасііыхъ 
кубовъ. 

57.  Осліш^  О^,  Озтітщ  (отъ  Об^п^у  запахъ)  встрѣчается  въ  лла- 
тиноволіъ  пескѣ  пли  въ  самыхъ  платиновыхъ  зерпахъ  въ  соедиие- 
ніи  съ  Ирмдіемъ-,  оиъ  образуетъ  сѣробурый  тугоплавкій  металлъ, 
окись  котораго  испускаетъ  весьма  непрглтііый  запахъ. 

58.  Золото^  Ли^  Лиѵит^  состаьллетъ  весьма  извѣстиый  драго- 
цѣнный  металлъ,  встрѣчающійся  по  большой  части  въ  самородномъ 
видѣ. 

жеталлыр  составлл^ощіе  преильуществеино  соллныл  основа- 
нілу  или  электропололсшпслъиъге: 

59.  Ііітігг,^  ^/г,  Ъіпсит^  въ  металлическомъ  состояиіи  имѣетъ 
сппевато-бѣлый  цвѣтъ^,  металлическш  блескъ,  приготовляется  нзъ 
галліел  и  цинковой  облшипи^  въ  которыхъ  оиъ  находится  съ 
углекислотою  и  сѣрою. 

ДО.  КаЪлайу  С(1^  Сасітіит^  названъ  по  рудѣ  сайтіа^  ( галліей ), 
въ  которой  оиъ  преимущественно  находится,  имѣетъ  оловянный 
цвѣть*,  весьма  мягкій  металлъ  легко  плавится ,  весьма  тягучь,  и 
походитъ  вообще  на  ципкъ,  съ  которымъ  оиъ  находится  также 
вмѣстіі  въ  цинковой  окиси  или  галліеѣ. 

Д1.  Олово^  Біаппаіщ  уже  извѣстно  съ  самыхъ  древиѣйшихъ 
временъ;  рѣдко  встрьчается  въ  Англіи,  Богеміи  и  Силезіи,  но  въ 
самородномъ  состояніи  не  находится,  всегда  въ  окпслениомъ  въ 
такт,  называемомъ  оловлниольъ  калтіъ, 

42.  Жслѣзоу  Рс^  РеггиіПр  равпымъ  образомъ  извѣстио  съ  са- 
мыхъ древггЬйшихъ  времеігь;  встречается  весьма  часто  въ  миого- 
численпыхъ  лселѣзисіпьсхъ  рудахъ,  въ  окислеииомъ  состояпіи  и 
въ  соедииеиіи  съ  сѣрою,  но  самородное  только  въ  ліетпеоригескихи 
паліилхъ^  исключая  нЬсколькихъ  мелкихъ  зерепъ  самороднаго  же- 
лѣза  въ  платиновой  рудѣ. 

43.  ІМаргаиеЩ)  ІМіЬу  ІМаіі^атіпъ  встрѣчаетсл  въ  пяти  разныхъ 
степенлхъ  окисленія  въ  ма[)ганцовыхъ  рудахъ  и  очень  скоро  окис- 
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ляется,  такъ  что  воздухъ  долженъ   быть  тщательно  удалеііъ  отъ 
него. 

44.  Ураній^  Ѵу  ІТгапіит,  (отъ  ІІгапиз,  небо)  рѣдко  встрѣчается 
въ  нѣкоторыхъ  мннералахъ,  въ  сжоллной  облшнтъу  урановой  оосртъ 
и  слтоЬтъ^  въ  двухъ  степенлхъ  окисленіл;  онъ  на  воздухѣ  легко 
расплавляется  и  горитъ  какъ  уголь,  оставляя  закись  ураніл  въ  ви- 
дѣ  черпо-сѣраго  порошка. 

45.  КобалътЪу  Со,  СоЬаІіиту  нигдѣ  не  встрѣчается  въ  метал- 
лическомъ  состояніи_,  но  почти  всегда  сь  сѣрою  и  другими  метал- 
лами^ съ  нитѵкелеліъ  и  ліышъяполѵъ^  но  также  въ  мвтеоршеспихъ 
палтлхъ^  онъ  имѣетъ  какъ  желЪзо  и  никкель  магнетическое  свой- 
ство. 

46.  Ниппель^  N1,  Т^іссоІиЩр  рѣдко  находится  въ  нѣкоторыхъ 
рудахъ  ВЪ  соединепіи  съ  мѣдыо^  желѣзомъ,  кобальтомъ,  мышья- 
комъ  и  сѣрою,  въ  лістеорихесшіхъ  калтлхъ  и  въ  осризопразтъ^ 
заимствуіощимъ  отъ  него  свой  зеленый  цвѣтъ.  —  Онъ  серебристо- 
бѣловатаго  цвѣта,  довольно  твердъ  и  совершенно  тягучъ. 

47.  Шіьдъу  Си,  Сиргіпп^  находится  часто  самородною,  но  еще 
чаще  въ  соединепіи  съ  сѣрою  и  другими  металлами,  или  въ  окис- 
лениомъ  состояиіи-  она  по  большой  части  приготовляется  изъ 
ліѣЪішго  ГѵОлгедана\  чистый  металлъ  имѣетъ  красный  цвѣтъ,  силь- 
ный блескъ,  и  отличается  тягучестью. 

48.  Свинецъ^  Рі^  РіитЪшп^  весьма  часто  встрѣчается,  въ  свиН' 
цоволіъ  блескѣу  так;ке  въ  окисленномъ  состояніи,  вмѣстѣ  съ  угле- 
родною, сѣрною  и  другими  кислотами-  онъ  отличается  мягкостью, 
тагучестью  и  скорымъ  окнслеиіемъ  па  воздухѣ. 

49.  Вііслгутп^^  Ві\  ІВізтиІІьиту  уже  давно  извѣстный  металлъ,  по- 
ходитъ  на  свипецъ,  такъ  что  въ  древнія  времена  принимали  ихъ 
за  одинь  металлъ*  онъ  имѣетъ  красновато-бѣлый  цвѣтъ  и  лис- 
товато-кристаллическое сложеніе. 

50.  Ртутъ^  Ну^  НуЗ^гаг^упищ  Шегсигіиз  т>ш^  принадлежитъ  къ 
рѣдкимъ  металламъ;  оиъ  встречается  въ  капельно-л^идкомъ  состояши 
или  въ  соединеніи  съ  сѣрою  въ  пановари-  цвѣтъ  ел  оловлнно-бѣлый, 
блескъ  сильный  и  при  обыкновешюй  температурѣ  она  капельножидка. 

51.  Сереброу  Аг^епіипъ  находится  самородпымъ  пли  въ  со- 
единеніи  съ  другими  металлами  и  съ  сѣрою,  въ  особенности  въ  евин- 
цоволіъ  блескѣ,  также  съ  сурьмою  и  мышьякомъ-  скоро  окисляется 
иа  Боздухѣ  и  Бстрѣчается  въ  двухъ  степеняхъ  окисленія. 
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52.  Платина^  Рі^  РіаЫпа^  была  прежде  въ  Америкѣ  принята 
за  серебро  и  посеіму  названа  платиною  или  РіаЫпа^  уменьшитель- 
ное слово  отъ  Ріаіщ  что  значить  въ  нспанскомъ  языкѣ  серебро 
она  встріиіается  вь  большомъ  количества  также  въ  Уральск ихъ  го- 
рахъ  н  отличается  постоя нствомъ  на  воздухѣ,  неплавкостію,  тягу- 
честью и  другими  свойствами. 

55.  МрііЫй^  Іт\  Ігісіішп^  (отъ  Ігізу  радуга,  назвапъ  потому,  что 
нѣкоторыя  его  соли  отличаются  разными  цвѣтами)  прииадлежитъ  какъ 
и  два  послѣдніе  металла  къ  весьма  рѣдкимъ^  встречающимся  въ 
платиновомъ  пескѣ  Сибири. 

54.  РоЪій^  Л,  Тхігоііиіпі^  (отъ  додёод^  розовой,  по  цвѣту  нѣко- 
торыхъ  его  соединеній],  равно  рѣдкій  металлъ  изъ  того  же  мѣсто- 
нахожденія. 

55.  ІІаллаЪіщ  РЛ^  Раііа^іит  (отъ  РаТІаз^  богини  премудрости 
древпихь  Грековъ)  встречается  съ  обоими  выше  означенными  ме- 
таллами, вь  томъ  ;ке  платиновомъ  пескѣ  Уральскихъ  горъ. 

О     ХИМИЧЕСКИХЪ  ЗНАКАХЪ. 

Для  описанія  химическихъ  соединеній  минераловъ  въ 
краткомъ  видѣ  Верцеліусъ  означилъ  калідое  простое  тѣло 
особеіиіымъ  знакомь,  для  котораго  слулгитѣ  начальная 
буква  Латинскаго  ихъ  названія,  какъ  это  уліе  выше 
означено  у  всѣхъ  тѣль  послѣ  русскаго  названія.  Если 
названія  нѣсколышхъ  тѣлъ  начинаются  одинаковою  бук- 
вою, то  для  составленія  знака  къ  начальной  буквѣ  при- 
бавляютъ  одну  изъ  слѣдующихъ.  Знакъ,  означаюндій 
какой  ни  будь  минера  лъ,  самъ  по  себѣ.  показы  ваетъ  одинъ 
атомъ  этого  тѣла.  Такъ  напр.  'Ре  (/еггит )  означаетъ 
одинъ  атомъ  ;кслѣза^  8  ( зиірігиг)  одинъ  атомъ  сѣры. 
Соединеніе  одного  атома  тѣла  съ  одиимъ  атомомъ  дру- 
гаго  тѣла  выра;кается  тѣмъ,  что  пишугъ  знаки  обоихъ 
тѣлъ   одинъ   непосредственно  послѣ  другаго,  такъ  напр. 

одинъ    атомъ  стьрнистаго  окелтъза, 

Въ  случаѣ  соединенія  одного  или  нѣсколькихъ  ато- 
мовъ  какого  нибудь  тѣла  съ  несколькими  атомами  дру- 
гаго тѣла,  съ  правой  стороны  ставягъ  надъ  знаками, 
цыФры  или  алгебраическіе  показатели  степеней ,  выра;ка- 
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ющіе  число  атомовъ,  н.  п.  5^=:соединеше  одного  ато- 
ма жслѣза  съ  дв)мя  атомами  сѣры  (т.  е.  желгъзпый  кол- 
геданъ\  Бе^  5^=:соединеніе  двухъ  атомовъ  желѣза  съ  тре- 
мя атомами  сѣры. — Если  нѣсколько  слолхныхъ  атомовъ 
соединяются  между  собою,  то  знаки,  ихъ  означающіе,  со- 
единяются знакомъ-*-,н.  пр.  Ре  ^5^=ісоединеніе  од- 
ного атома  сѣрнистаго  желѣза  и  одного  атома  мышьяко- 
вистаго  желѣза  {лгышъяковый  колъеЪань).  ЦыФра,  постав- 
ленная предъ  соединеніемъ,  какъ  алгебраическій  косфи- 
ціентъ,  показываетъ  число  слолшыхъ  атомовъ,  и.  пр. 
2  Ре  5^і=і2  атома  желтъзнаго  колгедана;  2  {^е 
^5^)  2  атома  лгышъяковаго  колгедана. 

Соединенія  съ  кислородоліъ  весьма  часто  всрѣчаются, 
и  атомы  кислорода  означаются  точками  надъ  знакомь 
простаго  тѣла,  съ  которымъ  они  соединены,  н.  пр.  5,  5,  5, 
вмѣсто  80,80'^^  80^  означаетъ  одинъ,  два  или  три  атома 
кислорода  въ  соединеніи  съ  сѣрою.  Кремній  съ  кисло- 
родомъ  соединяется  только  въ  одной  пропорціи  и  сое- 
диненіе  это  имѣетъ  свойство  кислоты,  но  кременная 
кислота  можетъ  соединяться  съ  основаніями  въ  различ- 
ныхъ  прогюрціяхь.  Кремнекислыя  соеднненія^  въ  которыхъ 
кислородъ  кислоты  равняется  кислороду  основанія  или 
относится  какъ  1:  1,  К  8,  называются  силикатажи ;  тѣ^ 
въ  которыхъ  кислородъ  кислоты  относится  къ  кисло- 
роду основанія,  какъ  2:  1,  называются  бисиликаталш, 
Л  зіКЖъЪ:1і—трисііликаталт,  В.  а  тѣ  кремне- 
кислыя соли,  въ  которыхъ  содержаніе  кислорода  кремен- 
ной  кислоты  менѣе  чѣмъ  содержаніе  кислорода  основанія, 
называются  субьсиликаталт,  н.  пр.  5.  При  семъ  означа- 
ются всѣ  основанія,  содержащія  одинъ  атомъ  кислорода,  зна- 
комъ  К  (іа(1іса1е),  а  кремнеземъ  или  кременная  кислота  зна- 
комъ  8і,  потому  что  она  состоитъ  изъ  1  атома  кремнія  и  Ъ 
атомовъ  кременной  кислоты. — Точно  такгке  выражается 

число  атомовъ  стъры  че])точками :  Те  Ре  вмѣсто  РеЗ^ 
/'е5^іі:іодинъ  или  два  атома  сѣры  въ  соединеніи  съ  же- 
аѣзомъ.  Наконецъ  черточка,  проведенная  чрезъ  нижнюю 
часть  буквы,  служащей   знакомъ  для  тѣла 
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атома  этого  тѣла,  н.  пр.  А1,  §^Ь,  Й  вмѣсто  АІ^  О^,  8Ь^ 
О^,  О.  Выраженіе  подобнаго  сложнаго  соедішенія 
посредствомъ  буквъ  и  знаковъ  называется  хи.мшескою 
формулою^  которая  въ  Стихіоягетріи  составляетъ  ваян- 
ное средство  для  повѣрки  химическихъ  разлоліеній  ми- 
нераловъ;  но  при  составленіи  этихъ  Формулъ  зам  ечается  еще 
большой  произволъ;  нѣкоторые  химики  невключаютъвъ  хи- 
мическую Формулу  составныхъ  частей,  принятыхъ  пре- 
жде за  существенныя,  если  неудобно  ихъ  вычислить,  или  ес- 
ли онѣ  не  сходны  съ  стихіометрическими  пропорціями;  по- 
сему анализы  не  всегда  схо детву ютъ  съ  химическими 
Формулами,  можетъ  быть  потому,  что  одинъ  химикъ  по- 
читаетъ  то  существеннымъ,  что  другой  вовсе  пропус- 
каетъ  изъ  своей  Формулы. — Впрочемъ  этими  химически- 
ми Формулами  весьма  просто  выражаются  даже  самыя 
сложнѣйшія  соединенія  атомовъ  разныхъ  разрядовъ,  н.  пр. 
Са  А1,  8і,  НО  означаютъ  простые  атомы;  Са,  А1,  8і,  Й 
=іатомы  перваго  разряда,  известь^  сафиръ,  горный  хру-^ 
сталь,  воду^  Са,  8і,  А1  8Р  =  атомы  втораго  разряда, 
эделъфорсить  и  глина-^')^  ^\  ^  ^  8і^~  атомы  третьяго  раз- 
ряда, полевой  шпатъ^  Са  8і-г-АІ  8і^-і-5  Н  — атомы  чет- 
вертаго  разряда,  эпистилъбитъ. 

ИЗОМОРФИЗМЪ    и  ДИМОРФИЗМЪ. 

Химическій  составь  безъ  сомнѣнія  имѣетъ  большое 
вліяніе  на  Форму  минераловъ;  каждое  твердое  простое 
тѣло  нмѣетъ  особенную  Форму,  свойственную  ему.  Штер- 
лихь  сдѣлалъ  важное  открытіе,  что  соединенія,  составлен- 
ныя  изъ  равнаго  числа  равнымъ  образомъ  соединенныхъ  «а- 
томовъ,  принимаютъ  равную  Форму  и  имѣютъ  одинаковую 
Форму  крнсталловъ,  такъ  н.  пр.  извѣсгковая  земля,  горько- 
зсмъ,  закись  марганца,  закись  Лхслѣза  въ  равной  пропорціи 
соединены  съ  углекислотою  въ  извесптоволіъ  шпаттъ  , 
Ъололіитть  и  т.  д.  Кромѣ  того  онъ  еще  наблюдалъ,  что 
въ  химическихъ  соединеніяхъ  нѣкоторыя  составныя  ча- 

")  О  хим.  знак,  и  Формул,  см.  Э.  Гофмана,  общ.  Ориктогп.  стр.  109 — 
206,  гдѣ  все  это  обширно  из.ложсно. 
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сти  могутъ  быть  замѣняемы  въ  минералахъ  другими  безъ 
перемѣны  кристаллической  Формы  всего  соедипенія.  Рядъ 
тѣлъ,  изъ  которыхъ  одно  мОіКетъ  быть  замѣняемо  дру- 
гИхМЪ,  онъ  назвалъ  изо^норфшескижи  ттълажи.  Они  мо- 
гутъ замѣнять  другъ  друга  въ  весьма  различныхъ  нео- 
предѣленныхъ  отношеніяхъ;  по  этому  многіе  минералы 
представляютъ  большое  разлвчіе  въ  относительныхъ 
количествахъ  ихъ  составныхъ  частей;  такъ  н.  пр.  въ  по- 
родѣ  венисы  изоморФИческія  тѣла  встрѣчаются  не  въпо- 
столнномъ  количествѣ,  но  за  то  всѣ  вмѣстѣ  всегда  нахо- 
дятся въ  такомъ  количествѣ,  что  они  составляютъ  треть 
кремнокислыхъ  солей.  Такимъ  образомь  посредствомъ 
изоморфизма  узнается  законъ  соединен! я  въ  минералахъ, 
и  Стихіожетріл  или  искуство  измѣренія  химическихъ 
атомовъ,  открытое  РихтероліЪу  съ  этого  времени  при- 
няло видъ  самостоятельной  науки. 

Но  этому  закону  противуположно  другое  правило: 
часто  кристаллы  двухъ  соединеній,  состоящихъ  изъ  оди- 
накихъ  составныхъ  частей,  которыя  входятъ  въ  ихъ  со- 
ставъ,  даже  въ  одинакихь  отношеніяхъ,  принадле;катъ 
разнымъ  кристаллическимъ  системамъ.  Такія  соединенія 
называются  Ъилюрфигесшіжи у  такъ  и.  пр.  углекислая  из- 
весть подъ  именем  ь  известковаго  шпата  принадлежитъ 
трехъ-и-одноосной  системѣ,  а  подъ  названіемь  арагони- 
та одно-и-одно-осной  системѣ;  так;ке  стъра  показываетъ 
весьма  примечательный  примѣръ  диморФИззіа;  если  она 
плавится,  то  составляетъ  при  остуженіи  призмы  двухъ- 
и-одноосной  системы,  но  при  перегонкѣ  она  образу етъ 
ромбическіе  октаэдры,  кристаллы,  принадлежащіе  къ  од- 
но-и-одноосной  системѣ. 

Въ  новѣйшее  время  Ъерцеліусъ  прибавилъ  къ  этому 
ученію  объ  изожорфизжть  весьма  важное  открытіе,  до- 
казывающее, что  существуютъ  составлеиныя  совершенно 
одинаковымъ  образомь  химическія  соединенія,  имѣющія 
однакоже  совершенно  другія  химическія  свойства  и  кри- 
сталлическія  Формы.  Эти  тѣла  называются  изоліетриге- 
скижи  т.  е.  составленными  изъ  разныхъ  («(тод)  частей 
(^в^од);   но  можно    ихъ   назвать  также  этерожорфшес- 
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кижщ  {к%що(;^  различный;  {юдхрт^^  Форма),  отличающи- 
мися различными  Формами,  какъ  разныя  кислоты,  н.  пр. 
винокаменная  кислота. 

Химическое  разло;кеніе. 

Всѣ  признаки,  дающіе  намъ  понятіе  о  внутренномъ 
или  химическомъ  составѣ  мннераловъ,  называются  а^и- 
жагехкилш^  и  не  менѣе  валены  Физическихъ,  хотя  уже 
диморфическіе  минералы  доказываютъ,  что  разнород- 
ность минераловъ  не  зависитъ  отъ  количественнаго  со- 
става ихъ  и  что  далгв  каждый  мннералъ  могъ  бы  обра- 
зоваться въ  правильныхъ  Формахъ  всякой  кристалличе- 
ской системы.  Хижшескіе  признаки  получаются  двоякимъ 
образомъ: 

1.  ШзслтьЪоваиіеліЪ  аіокрыліъ  путеліъ'^  наливая  на 
мннералъ  какую  нибудь  лшдкость,  способную  разство- 
рить  его,  изслѣдуютъ  вліяніе  разныхъ  реаіенцій  на 
этотъ  растворъ,  какъ  то  воды,  кислотъ  и  щелочей.  Соли 
растворяются  въ  водѣ;  если  растворъ  безцвѣтенъ,  то 
прибавляется  къ  нему  селитрокислый  баритъ;  осадокъ  озка- 
чаетъ  или  сѣрную  или  буровую  происходлщій  такимъ  обра- 
зомъ или  углекислоту. — Для  настоящаго  опредѣленія  это- 
го прибавляется  въ  другую  часть  раствора  капля  сѣр- 
ной  кислоты,  и  тотчасъ  отдѣляется  углекислота  съ  шнпѣ- 
ніемъ,  буропая  ЛгС  кислота  осаждается  блестящими  че- 
шуйками, а  сѣрная  кислота  не  пронзподимъ  никакого 
противодѣйствія.  Подобнымъ  л;е  образомъ  испытываются 
растворы  въ  кяслотахь  и  щелочахъ. 

2.  Изслтьдоваиісліъ  сухиліъ  путсліъ-^  минералы  испыты- 
ваются въ  пламени  посредствомъ  паяльной  трубки. 
При  этихъ  опыгахъ  пламя  обыкновенной  свѣчи  или 
лампы  съ  деревяннымъ  масломъ  и  съ  широкою  свѣ- 
тильнею  с.іулчатъ  для  хизпіческаго  опредѣлеііія  мииера- 
Л(  въ;  во  время  опыта  держатъ  ихъ  щипчиками,  концы 
ксторыхъ  сдѣланы  изъ  платины,  или  когда  предполага- 
ютъ  что  они  зіогутъ  действовать  на  платину,  кладутъ  ихъ 
на  уголь. 
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Посредствомъ  паяльной  трубки  приводится  пламя  въ 
другое  направленіе  и  сосредоточивается  въ  маломъ  про- 
странствѣ  до  такой  степени,  что  въ  этомъ  пламени  мо/кно 
сплавлять  и  улетучивать  минералы,  на  которые  вовсе  не 
дѣйствуетъ  обыкновенное  пламя. — Испытуемый  минералъ 
подвергается  на  углѣ,  на  платинѣ  или  на  другой  какой 
нибудь  удобной  массѣ  дѣйствію  пламени,  которое  однако- 
же  въ  химическомь  отношеніи  моікетъ  дѣйствовать  разли- 
чнымъ  образомъ,  смотря  потому,  вся  ли  нару;кная  часть 
пламени  будетъ  направлена  на  минералъ  или  весь  ли  онъ 
будеть  погруженъ  въ  пламени. — Въ  первомъ  случаѣ  про- 
буемый минералъ  будетъ  находиться  въ  прикосновеніи  съ 
кислородомъ  атмосФсрическаго  воздуха,  во  второзіъ  же  бу- 
детъ удаленъ  оть  кислорода;  тамъ  находятся  всѣ  усло- 
вія  кисленіл,  а  здѣсь  раскисленіл  или  возстановленія  мине- 
раловъ;  посезіу  и  самое  пламя  называютъ  пламемъ  оки- 
сленія  и  пламемъ  раскисленіл. 

Нѣкоторые  минералы  имѣютъ  свойство  болѣе  или 
менѣе  окрашивать  наружное  пламя  паяльной  трубки, 
если  сплавляются  во  внутреннемъ  пламени,  такъ  что 
этимъ  можно  отличить  минералы  другъ  отъ  друга,  или 
открыть  нѣкоторыя  составныя  части  ихъ. 

Испытаніе  минерала  посредствомъ  паяльной  труб- 
ки происходитъ  или  безъ  реактивовъ  или  съ  реактива- 
ми; нлиболѣе  употребляются  слѣдующіе  реактивы:  сода^ 
бура,  фосфорная  соль ,  селитра,  кислый  стърнокислый  па- 
лій,  порошокь  плавикоеаго  шпата,  растворъ  сслитрО' 
кислаго  кобальта,  олово  въ  видѣ  станіолы,  желтзо  въ 
видѣ  тонкихъ  проволокъ,  свинець,  серебро,  въ  видіі  лис- 
точковъ,  літьднал  окись,  никкелевал  окись,  реактивныл 
бул/іаги  лакжусъ^  сверхъ  того  еще  употребляются  крель^ 
незеліЪ,  стърнал  и  селитреннал  кислоты. 

Изслѣдованіе  минрраЛсЯ  производится  слѣдующимъ  образомъ: 
а.)  Раскаливаютъ  минералъ  самъ  по  себь  па  углѣ,  платиновой  про- 
волокѣ  или  въ  щипчикахъ  съ  платиновыми  концами.  При  этомъ  нѣ- 
которые  минералы  вовсе  неизмѣшіюгс/г,  Д])угіе  измЬилютъ  свой  цвѣтъ; 
иные  вспучиваются  и  разрушаются*,  нѣкоторые  дѣлятсл  на  листы;  мно- 
гіе  весьма  легко  плавятся,  некоторые  съ  кипѣніемъ,  немногіе  при 
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охлаждеіііи  даютъ  кристалическое  зерно.  Весьма  рѣдко  при  разгоря- 
чепіи  случается  воспламенеиіе,  какъ  бы  при  погашеиін  трута.  Труд- 
ноплавкіе  минералы,  сначала  раздѣляютъ  на  тончайшіе  листочки  и 
потомъ,  захватнвъ  платиновыми  щипчиками,  испытываетъ  въ  снль- 
иѣншемъ  ікару. 

Иногда  при  расплавленіи  минеральной  пробы  цвѣтъ  пламени, 
бываетъ  отличителенъ.  Тогда  проба  захватывается  платиновыми  щип- 
чиками или  сплавляется  на  загнутой  въ  крючокъ  платиновой  про- 
волокѣ. 

Калій  окрашиваетъ  конецъ  пламени  ФІолетовымъ  цвѣтомъ,  литій 
карминнымъ  и  натръ  ;келтымъ-,  но  послъдній  уничтожаетъ  дѣйствіе 
обоихъ  первыхъ.  Стронціаннал  и  известковал  зеліли  въ  нѣкоторыхъ 
соединеніяхъ  сходны  съ  литіемъ*,  ио  баршповал  земля  уничтожаетъ 
вовсе  реакцію.  Известковал  зелілл  при  раскаленіи  издаетъ  особен- 
ный свѣтъ. 

Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  при  разгоряченіи  распространяется  о- 
предѣленпый  запахъ. 

Сѣра  сама  по  себѣ  въ  сѣристыхъ  металлахъ  распространяетъ 
запахъ  сѣрноватой  кислоты;  селеіаіі  рѣдечный,  а  ліышълпъ  чесно- 
чный запахъ.  Иногда  появляется  дымъ,  который  не  осаждает- 
ся на  углѣ,  какъ  отъ  мышьяка  и  ртути. 

Чаще  образуется,  съ  дымомъ  или  безъ  него,  налетъ  на  углѣ  во- 
кругъ  пробы;  если  онъ  бѣлый,  то  обнаруживаетъ  присутствіе  сур- 
лілной  или  цинковой  описи.  Окись  каЪлііл  производить  бурый  на- 
летъ, висліутоѳал  желтобурьпіі,  свппцовал  окись  желтый. 

Ь.)  Проба  минерала  сама  посебѣ  разгорячается  въ  стекляной  колбѣ. 

При  семъ  она  чернЬетъ,  что  обнару;киваетъ  прнсутствіе  оргаии^ 
чеспаго  вещества^ 

Образуются  пары,  разъѣдающіе  стекло  и  окрашивающіе  смочен- 
ную ФСрнамбуковую  бумагу  желтым ь  цвЪхомь,  если  проба  содер- 
житъ  соединеиіе  флюора  и  воЪы. 

Изъ  нѣкоторыхъ  азотнокислыхъ  солей  развиваются  красные 
пары. 

Если  масса  водяіпіста,  то  осаждаются  капельки  воды.,  въ  кото- 
рой посредствомъ  лакмусовой  бумаги  можно  открыть  присутствіе 
ажлііака. 

Некоторые  сѣрнстые  металлы  даютъ  желтый  возгопъ  спры. 
Черноватые  и  сѣрые  возгоны  даютъ  киноварь.^  селеиъ^  ліышълкъ^ 
ртутъч  іігеллург^  возгонъ  первой  въ  порошкѣ  красенъ  и  трудно  ле- 
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тучь,  второй  также  красеііъ,  по  въ  открытомъ  воздухѣ  сгараетъ, 
издавая  рѣдечный  запахъ*,  третій  улетаетъ  съ  чесночнымъ  запахомъ; 
четвертый  образуетъ  металл  и  ческія  капельки,  а  послѣзіній  твердые  ме- 
таллическіе  шарики. 

Бѣлые  возгоны  образуются  изъ  мышьяковой  кислоты  суръльл- 
ной  и  теллуровой  окиси.  Первый  весьма  летучь,  послѣдніе  плавки; 
первый  не  даетъ  кристаллическаго  налета,  послѣдній  ііа  оборотъ. 

с)  Разгорячается  проба  минерала  сама  по  себѣ  въ  косвенно  удер- 
живаемой, съ  обоихъ  концевъ  открытой  стекляной  трубкѣ.  При  семъ: 
Сѣристъге  ліеталлы   распространяютъ  запахъ  горящей  сѣры 
и  бѣлятъ  смоченную   Ферпамбуковую  бумагу.   Селеній  узнается  по 
рѣдечному,  а  ліышьлпъ  по  чесночному  запаху. 

Ъ/Іышълтіовал  кислота^  хлористое  серебро^  суръжлнад.  окисъ^  ^УР^" 
мянал  кислота.^  опись  теллура^  и  хлористый  свинещъ  даютъ  бѣ- 
лые  возгоны,  изъ  нихъ  первый  весьма  летучъ,  второй  и  третій  ме- 
нѣе_,  четвертый  вовсе  нелетуч ь,  пятый  и  шестой  сплавляются  въ  без- 
цвѣтныя  капли. 

истый  ліышълкъ  даетъ  желтый  возгонъ,  который  при  осто- 
роліномъ  разгоряченіи  пережигается  въ  мышьяковую  кислоту. 

Окись  висльута  даетъ  желтобурый,  плавкій  возгонъ. 

Если  въ  пробѣ  содержался  свинецъ^  то  она  окружается  желтою 
плавкою  окисью  свинца.  Если  вмёстЬ  съ  свинцомъ  встрѣчаются  сурь- 
ма.^ теллуръ^  стъра  и  селелійу  то  образуется  всегда  мало  летучій  бѣ- 
лый  возгонъ  сурьмяной  кислоты,  теллуровой,  сѣрной  или  селенокислой 
окиси  свинца. 

Спристал  ртуть  даетъ  черно-красный  возгонъ. 

(1.)  Испытывается  проба  съ  реагентами  въ  колбочкѣ,  въ  откры- 
той трубкѣ,  на  платиновой  проволокѣ  или  бляшкѣ. 

1.  Въ  колбогкѣ: 

Съ  кислымъ  сѣрнокислымъ  кали  происходяш,іе  красные  пары 
показываютъ  азотнокислую  соль^  флюористше  металлы  даютъ  пары 
разъѣдающіе  стекло;  гоЪистые  металлы  даютъ  ФІолетовые  пары,  о- 
саждающіеся  стальносѣрыми  кристаллами. 

Смоченная  [проба  и  накаливаемая  съ  углемъ,  освобождаеть 
сѣрнокислые  пары,  если  она  содержала  сѣрную  кислоту;  изъ  агышь^ 
лгной  кислоты  образуется  черный^  металлическаго  блеска  возгонъ. 
Если  въ  пробѣ  была  ртутъ^  то  разгорячаемая  съ  содою  покры- 
ваетъ  стекло  сѣрыми  капельками. 
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%  Въ  открытой  трубкп. 

Проба  смѣшивается  съ  обозженною  прежде  ФОСФорною  со- 
лью и  нагрѣвается,  при  чемъ  на  другомь  копцѣ  вставляется  смо- 
ченная Ферпамбуковая  бумага*,  при  этомъ  флюористые  минералы 
узнаются  по  измВиенію  цвѣта  бумаги  въ  желтый. 

5.  На  цлатиновой  пластинкѣ^  лроволопп  и  въ  платиновых^  щип- 

Проба  опускается  въ  сѣрную  кислоту  и  потомъ  направляется  на 
нее  пламя  паяльной  трубки:  при  чемъ,  если  въ  ней  находится  фосфор-' 
нал  пислота^  впѣшнее  пламя  окрашивается  зеленымъ  цвѣтомъ. 
Проба  сплавляется  съ  плавиковымь  шпатомъ  и  кислымъ  соляно- 
кислымъ  кали,  при  чемъ  отъ  присутствія  въ  ней  борной  кислоты  пла- 
мя получаетъ  зеленый  цвѣть. 

Проба  сплавленная  съ  ФОФорпою  солью  и  мѣдиою  окисью^  со- 
общаетъ  пламени  голубой  цвѣтъ  при  содерліаній  хлора^  а  отъ  го- 
Ъоу  зеленый. 

Проба  сплавленная  съ  содою  даетъ,  при  содерл^аніи  ліорганца^  зе- 
леную массу. 

е.)  Испытывается  проба  на  углѣ  съ  реагентами,  именно  съ  со- 
дою, ФосФорпою  солью^  бурою,  кобальтовымъ  растворомъ,  плави- 
ковымъ  шпатомь  и  гипсомъ. 

1.  Съ  содою: 

Проба  сплавляется  въ  стекло:  при  чемъ  креліеннал  кисло- 
та даетъ  прозрачное,  титановая  кислота  непрозрачное  стекло. 

Если  къ  стеклу  изъ  кременной  кислоты  и  соды  присоединить  нѣ- 
сколько  пробы,  содержащей  спру^  то  получается  л^елтое  стекло. 

Если  сплавленная  съ  содою  проба,  будучи  по  спятіи  съ  угля 
увлажена  водою  и  положена  на  кусокъ  серебра^  и  черннтъ  его,  то  это 
показываетъ  присутствіе  въ  пробѣ  стъры. 

Часто  проба  съ  содою  кладется  на  уголь  и  при  этомъ  даетъ 
на  углѣ  налетъ,  что  случается  отъ  присутствія  окисей  суръліы^  тел- 
лура^  цинка^  каЪлііл^  висжута  и  свинца.  Выше  уже  излол^ено  какъ 
налеты  эти  ]эасличаются  одииъ  отъ  другаго. 

Иногда  сода  всасывается  углемъ,  при  чемъ  металлъ  возстанов- 
ляется  и  мы  находимъ  его  при  разбиваніи  угля  въ  агатовой  ступкъ  въ 
угольномь  порошкѣ  на  дігіі  ея.  Сіода  относятся,  кромѣ  золота^  пла- 
тины и  серебра^  такл^е  люлибЪенау  волгецъ^  желтъзо^  кобалыпъ^  нип- 
пель^ олово,  ліѣдъу  изъ  которыхъ   два  послЬдпіе  плавятся  и  по  блѣску 
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При  разбиваніи  ихъ  и  цвѣту  легко  узнаются;  желіѣзоу  кобальтг  и 
•ниппель  узнаются  по  дѣйствію  на  магнитную  стрѣлк.у..  (ѵд  оіг  он  -^^п 
2.  Съ  фосфорною  солью:  : 
Проба  вовсе  неплавится,  если  это  есть  благородный  л/^тгга^^г  или 
крелшезеліъ. 

Во  внѣііінемъ  (окисляющемъ)  пламени  даютъ:    •*  - 
Красныя  стекла:  отгг^т  и^срт'л^  жслша  и  ншгел^у' Ъ^-йЪтъ^^и^ 
охлаліденіп  блѣдпѣетъ  и  далле  совершенно  нсчезаетъ.  - 
Фіолетовое  стекло:  отісі,  ліарёапца:  г<п;іио  г.і.л 

Сшіее  стекло:  отгисъ  кобальта.  -  '        1«^<]'?э,  ои.іі.от 

Зеленое  стекло:  опхіси  осроліа,  урана  и  ѵ?щ^«/  '''' "'^^^"^^  '^*-^ 
Желтое  стекло:  описи  серебріау  висліута  \\  вансіділ.  ''^'^'^^^'^^^ 
Во  виутренномъ  (возстаиовллющемъ)  пламени  цвѣта  оказывают- 
ся явнье,  если  присаживается  кусочекъ  олова  и  плавлеиіе  нѣсколь- 
ко  продолжается;  при  семь  даютъ: 

Красныя  стекла:  лтд/шл  окись  [эшлль)^  ^тсслѣзистал^  бОл%ег{^6бал^ 
титапобал  кислота  и  опись  нипеллу  изъ  которыхъ  послѣднля  при 
охлаж/^еніи  блЬднъетъ. 

Фіолетовое  стекло:  титановал  кислота. 
Синее  стекло:  побалътъ  и  волхсгщап^  кислота. 
Зеленое  стекло:  осролювал  окись  у   люлибделовал  кислота  ^  опи- 
си ванаЫлр  урана  и  акелѣза. 

Сѣрое  стекло:  описи  тпеллура^  висльута,  свинца  и  серебра, 
5.  Съ  бурою: 

Во  внѣшнемъ  пламени  даютъ  стекла: 
Красное:  описи  цсрілу  окелтьзау  нипелл. 
Фюлетовое:  ліарганиовал  опись. 
Синее:  побальтовал  опись. 

Зеленое:  осролювал  и  лшЬнал  опись.  ' 
Желтое:  окиси  урана^   ванаЪіл  и  свинца^   изъ  нихъ  послѣднее 
почти  безцвѣтно. 

Во  виутренномъ  пламени  даютъ  стекла: 

Красное:  лшЬнал  опись  (эмаль)  и  люлибЪетвал  кислота. 

Фіолетовое:  титановал  кислота. 

Синее:  окись  побальта. 

Зеленое:  окиси  осролшу  ванаЪілу  урана  и  желтъза. 
Желтое:  волхецовал  пислота. 

Сърое:  сурълілнал  кислота р  окиси  теллура ^  нипеллу  висліута 
и  серебра. 
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Всѣ  буровыя  стекла  легче  выдуваются  на  платиновой  проволо- 
ьѣ;  по  не  возстановляются  оловомъ. 

4.  Съ  ргістворомъ  азотно-кислаго  кобальта. 

При  употреблеіііи  этого  реагента,  не  должно  сплавлять  стекла. 
Неплавкая  проба,  увлаженная  растворомъ  кобальта  и  испытуемая 
во  внЬшпемъ  пламени,  получаетъ  синіГі  цвѣтъ,  если  это  былъ  глина- 
зсліЪу  еорькозеліЪ  дѣлаетсл  мясно-краснымъ,  цинковал  окись  зеленою. 
Реагентъ  не  дѣйствуетъ  на  горькоземъ,  если  въ  пробѣ  находится  ка- 
кая нибудь  окись,  исключая  крсліенной  кислоты',  проба  получаетъ 
только  сьрый  цвѣтъ. 

5.  Съ  плабиковыліъ  шпашоліъ; 

Получается  бѣлое  эмальвидное  стекло  чрезъ  сплавленіе  съ  сѣр- 
нокислыми  баритольЪр  стронціанитоліъ  и  известковой)  зелілею, 

6.  Съ  еипсоліъ. 

Съ  этимъ  реагентомь  сплавляется  только  плавиковой  шпатъ  въ 
бѣлую  эмаль. 


ЧАСТНАЯ  ОРИКТОГНОЗІЯ. 

Систежатпологіл, 

Каждая  классификаціл  жинераловъ  или  система  дол- 
жна при  описаніи  существенныхъ  признаковъ  жинераль» 
ныхъ  недтьлиліыхъ  различить  подобные  виды  отъ  непо- 
добныхъ  и  разположить  йхъ  въ  болѣе  или  менѣе  есте- 
ствен номъ  порядкѣ.  При  этомъ  виды  взаимно  прибли- 
жаются и  соединяются  въ  роды,  потому  что  существен- 
ные признаки  должны  быть  общими  для  каждаго  рода, 
безъ  нихъ  же,  минералъ  измѣнилъ  бы  свое  главное  свой- 
ство. Если  большая  часть  существенныхъ  признаковъ, 
какъ  то:  кристаллическая  система,  спайность,  твердость, 
удѣльный  вѣсь,  химическій  составъ  одинаковы  въ  минера- 
лахъ,  то  они  составляютъ  одинъ  и  тотъ  же  родь,  Нѣсколько 
таковыхъ  родовъ  состоятъ  изъ  одного  или  разныхъ  виЪовъ, 
въ  которыхъ  по  большей  части  цвѣтъ,  блескъ,  сцѣпле- 
ніе,  прозрачность  не  составляютъ  существенныхъ  при- 
знаковъ и  по  сему  изменяются.  Роды  по  главнымъ  при- 
знакамъ  соединяются  въ  естественныл  селѵейства^  соста- 
вленныя  изъ  естественнаго  сродства  разныхъ  родовъ  ме- 
жду собою.  Онѣ  съ  родами  и  видами  минераловъ  обра- 
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зуютъ   самыя  важныя   отдѣленія    Ориктогнозіи  и  дол- 
жны быть  составлены  весьма  тщательно  для  точнѣйша- 
го  ихъ  описанія.  Высшія  отдѣлеиія  составляю гъ  разряды ^ 
въ  которыхъ  семейства  соединяются  по  нѣкоторымъ  важ- 
нымъ,  свойственнымъ  всѣмъ  семействамъ,  и  следственно 
общияіъ   признакамъ;   а   язъ  разрядовъ   подобнымъ  же 
образомъ  составляются  классы,  самыя  высшія  отдѣленія 
въ   Ориктогнозіи.   При   этихъ  раздѣленіяхъ  важнѣйшіе 
признаки  суть  наруокнысу  лштежатиъсскіе  и  физигескіе; 
такліс  хижигескіе   не  менѣе  важны,   по  они  уже  прина- 
длел?атъ  къ  бнутрепни.мъ  признакамъ,  наравнѣ  съ  анато- 
мическими   въ  Зоологіи   и  Ботапиктъ ,   хотя   по  одному 
хшіическому   составу  нельзя  составить  систематическаго 
располо;кенія   минераловъ;   въ  этомь  отношеніи  химиче- 
сіхіе   признаки  важностію   уступаютъ  математическимъ  и 
Физическимъ;  Физическіе  совершенно  независимы  отъ  хи- 
мическихъ,  и  минералъ  можетъ  быть  опредѣленъ  по  нимъ 
однимъ,   не  смотря   на   химическій    составъ.  Наружные 
признаки,  введенные  Вернеролъъ  въ  науку  для  опредѣле- 
нія  минераловъ,  еще  нынѣ  остаются  въ  цѣлости  и  неиз- 
мѣнились:  между  тѣмъ  химическіе  безпрестанно  измѣняют- 
ся   и  разложеніе  древнихъ   химиковъ,   да;ке  Кмпрота, 
Вокелена  и  подобныхъ  оглнчныхъ  аналитиковъ,   не  при- 
няты  нынѣ    за  вѣрныя;   по  сему  даяге  Верцеліусь  оста- 
вилъ  прежнюю  свою  систему.    Болѣе  усовершенствован- 
ная химія  мояіетъ  быть  покал^етъ  въ  минералахъ  неболь- 
шія  различія  въ  составѣ  и  по  сему  опять  перемѣнитъ  распо- 
лояіеніе  ихъ   въ  системѣ.   Въ  этомъ  то   постояиствѣ  со- 
стоитъ  большая  выгода  наружныхъ  признаковъ,  которые, 
если   только   съ  точностію  описаны,    никогда  не  измѣ- 
няются   и  безъ  всякаго  труда  могутъ  бьггь  наблюдаемы 
и  описываемы.  Но  вообще  систематикъ  долженъ  равиымъ 
образомъ  пользоваться  тѣми  и  другими  признаками,  смо- 
тря потому,   которые  изъ  нихъ  валінѣе  въ  одиомъ  или 
въ  другомъ  семейств  Іі.  Въ  этомъ  случаѣ,  когда  онъ  обра- 
щаешь вниманіс   на  всѣ  вообще  признаки,   систелш  со- 
ставляется   болѣе   или  меиѣе  ес7пественнал,   въ  которой 
минералы   соединяются   по  одному   естественному  сход- 
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ству,  между  тѣмъ  какъ  минералы,  у  которыхъ  нѣкоторые 
только  признаки  избираются  по  произволу  и  соединяют- 
ся въ  систематическомъ  порядкѣ,  образуютъ  болѣе  і^с- 
куствениую  систему.  Послѣдняя  система  располагаетъ  зіи- 
нералы  по  одному  или  нѣсколькимъ  произвольно  избран- 
нымъ  признакамъ,  какъ  всѣ  химическія  по  оснобапіяжь 
(или  электрополояштельнымъ)  и  по  кислоталіъ  (или  элек- 
троотрицательнымъ  началамъ),  и  составляетъ  такимъ  обра-, 
зомъ  разныя  группы,  въ  которыхъ  уже  описываются 
безъ  всякаго  явствеинаго  порядка  минеральные  роды. 
Главная  цѣль  кал>дой  искусственной  системы  состоитъ 
въ  томь,  чтобы  легко  узнать  минералы^  но  не  рѣдко  слу- 
чается и  то,  что  эта  так  ь  называемая  система  составляетъ 
ничто  иное  какъ  родъ  словаря,  въ  которомъ  минералы 
соединены  по  химическимъ  признакамъ,  а  ближайшія 
естественны  я  сродства  пропущены  или  оставлены  безъ 
вниманія^  по  сему  также  сродные  минералы  располо;ке- 
ны  иногда  въ  противополо;кныхъ  концахъ  системы  и 
отброшены  другъ  отъ  друга.  Такую  химическую  систему 
у;ке  составилъ  Кронштёдтъ,  а  въ  іювѣйпіія  времена  Вер- 
целіусъ  3  соединивъ  въ  искусственномъ  порядкѣ  всѣ  про- 
стыя  химнческія  начала  и  прибавивъ  кь  каждому  роду 
соедпненія,  въ  которыхъ  они  встрѣчаются  въ  природѣ. 
Верцеліусъ  начинал!»  свое  располо;кеніе  минера ловъ  по 
электроотрнцательньімъ  началамъ  и  окончивалъ  электро- 
положительными; но  открытіе  Шиге^улихожъ  изоморфиз- 
ма между  электроположительными  составными  частями 
минераловъ  принудило  скоро  Верцеліуса  оставить  распо- 
ложеніе  ихъ  по  электроположительнымъ  началамъ  и  при- 
нять распололісніе  по  электроотрицательнымъ,  хотя  и  то 
не  безъ  явственнаго  затрудненія.  Вообще  въ  неметалли- 
ческихъ  минералахъ  часто  встречаются  разныя  электро- 
положительныя  начала  въ  одномъ  родѣ,  какъ  существен- 
ныя  для  него,  или  многія  заменяются  другъ  другомъ, 
что  именно  затрудняетъ  расположеніе  ихъ  по  этимъ  на- 
чаламъ, по  которымъ  напротивъ  того  металлы  весьма 
удобно  располагаются.  Чтобы  устранить  эти  затруднен! я 
при  расположеніи  неметаллическихь  минераловъ  предпо- 
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читается  нынѣ  расположеніе  по  электроотрицательньшъ 
началамъ,  потому  что  въ  минеральныхъ  соединеніяхъ  по 
большей  части  примѣчается  одна  преобладающая  кисло- 
та, а  при  ней  рѣдко  существуетъ  другая,  замѣняющая 
ее,  но  и  въ  этомъ  расположеніи  весьма  часто  случается, 
что  минералы  соединяются  вмѣстѣ  въ  тѣже  семейства, 
которыя  кромѣ  признака  равной  кислоты  не  имѣютъ  ни- 
чего общаго  между  собою  и  металлы  находятся  съ  не- 
металлическими минералами  въ  пестромъ  ряду,  фуксь  *) 
посему  старался  расположить  неметаллическіе  минералы 
по  электроотрицательнымъ,  а  металлическіе  по  электро- 
^  положительнымъ  началамъ;  Кобслль,  слѣдуя  ему,  самъ 
признается,  что  подобное  расположеніе  не  составляетъ 
точной  системы,  іютому  что  основаніе  раздѣленія  не  одно. 

Также  Олшліюсъ  ^аллоа  [Отаішз  Наііоу)  **)  старался  1845 
г.  соединить  вмѣстЬ  всѣ  химическія  системы  въ  одну,  предполагая 
что  химическій  составь  минерала  самый  важнѣйшій,  онъ  раздѣлилъ 
минералы  на  столько  семействъ,  сколько  простыхъ  тёлъ  или  пачалъ 
входятъ  въ  составъ  ихъ,  называя  по  сему  каждое  семейство  име- 
немъ  начала,  служащаго  ему  основаніемъ,  съ  прибавленіемъ  оконча- 
тельнаго  склада  идыу  и.  п.  платшшЪыу  танталидыу  но  чтобы  соста- 
вить изъ  семействъ  разряды,  онъ  принялъ  классиФикацію  Берцелі' 
уса  на  4  группы,  на  лле.таллоиЬыу  на  металлы  элептроположи" 
тельные  и  электроотрицательные  и  на  металлы,  превращенные 
въ  зежли  и  щелоги^  такъ  что  каждому  изъ  этихъ  четыре  хъ  раздѣ- 
леній  соотвѣтствуетъ  одинъ  разрядъ  металловъ.  Съ  другой  же  сторо- 
ны землистые  н  щелочные  минералы,  не  находящіеся  никогда  въ  ме- 
таллическомъ  состояніи,  и  соединенія  ихъ,  не представляющія  никакого 
признака,  напомипающаго  металлы,  онъ,  по  примѣру  Кобеллл^ 
соединяетъ  въ  одннъ  классь  съ  металлоидами  подъ  общимъ  наз- 
ваніемъ  пуфолитовЪу  потому  что  основанія  минераловъ,  состав- 
ляющихъ  эти  два  разряда,  гараздо  легче  тѣхъ,  которыя  составляють 
другіе  два,  названные  имъ  ліеталлиталшу  и  такимъ  образомъ  раз- 
дѣленіе  Оліаліюса  есть  слѣдующее:  классь  1.)  Мета  л  литы,  въ  ко- 

*)  См.  Ргсыіъ  ѵоп  КоЪеІІу  СгигкЗгіі^те  йег  Міпега1о§іе.  КіігпЬег^.  1850. 
**)  Г.  Г.  сГОтаІІиз  (ІЧІаІІоу^  Ргесіз  ёіётепіаіге  йе  Сёо1о§іе.  Рагів.  1845. 
Слово  происходить  отъ  уМ(ро<іу  легкій,  и  ѵЛзу,  осиоваіііе  въ  химическомъ 
отиошеиіи.  * 
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торомъ  ^ва  разряда:  1)  съ  электроположительными  семействами  ау- 
ридов'&р  платгтидовъ  у  гіргіЬобЪ,  осліидовЪу  паллаЬиЬовъ  у  роЪиЬовЪу 
аргентиЪовЪу  люрпуриЬовъ у  путриЬобЪу  урапидовЪу  висьмутидобЪ у  стан- 
нидовЪу  плулібиЪобЪу  кадлтЪовЪу  цинпиЬовЪу  пипслиЪовЪу  побалътиЬооЪу 
фсрридобЪу  ліанганидовЪу  цсріідовЪу  (всего  20  семействъ)  и  2.)  съ  элек- 
троотрицательными семействами  таптпалиЬовЪу  титантлЬовЪу  тел- 
луридовЪу  аіітилюиігЬобЪу  шелиЬовЪу  ваиадиЪовНу  люлибЪидовПу  огрольи- 
ЪовЪу  арсепиЬовЪу  селенидовЪу  (всего  10  семействъ)  и  классъ  II.  Куфо- 
литы,  1.)  съ  землями  и  щелочами,  а  именно  съ  потассидалту  со- 
дидалшу  литидалшу  бариЬаліиу  стронциЬаліиу  калъциЪалШу  ліагне- 
зиЬалшу  алюлшниЪалШу  глюциЬалШу  иттридалыіу  цирпониЬалШу  и 
ториЪалш  (всего  12  семействъ)  и  2.)  съ  металлоидами,  а  именно  съ 
силицидалШу  боридалшу  флюориЪалшу  гоЪиЪалШу  бролтдальпу  ослори- 
далШу  фосфоридалшу  сульфуридалШу  нитриЪамиу  гиЪридаліиу  пар- 
боииЪаліи  и  оксидажи  (всего  12  семействъ). 

Чтобы  избегнуть  односторонности  хижшескаго  раз- 
дѣленія  гЖюдвигъ  Гжелинъ,  Карстенъ  и  Таусжаннъ  уже 
давно  обратили  вниманіе  вмѣстѣ  и  на  физигескіе  признаки, 
а  Гаю  и  на  лштемати%есше ,  а  какъ  вообще  химическія 
изслѣдованія  минераловъ  были  приняты  большею  частіюси- 
стематиковъ,  то^^.  Вронълръ  Беданъ  "^*)  К.  Наужанъ^^^^) 
Т.  Тожсонь  ^^^^)  и  другіе  составили  подобныя  химиче- 
скія  системы;  но  весьма  не  многіе  принимали  одинъ 
или  нѣсколько  наружныхъ  Тіризнаковъ  за  основаніе, 
такъ  н.  пр.  Панснерь  разпредѣлилъ  всѣ  минералы 
по  твердости  и  удѣльному  вѣсу,  ІИепйрдь  -{-}•)  по  пред- 
полагаемой имъ  кристаллической  Формѣ,  хотя  не  смо- 
тря на  кристаллизацію  минераловъ,  самъ  описывалъ  ихъ 
въ  азбучномъ  порядкѣ. 


*)  АІ.  Вго^піагі у  Ігаііс  ёіётепіаіге  Де  Мёпегаіо^іе  2  ѵоП.  Рагіз.  1807. 
**)  Р.  8.  Веисіапі:^  ігаііё  ёістепіаіге       Міпега1о§іе  2<іе  ейіі.  Рагіз.  1850 
—  52.  2  ѵоі. 

**'')  С.  Ег.  Маитапщ  НапсІЬисЬ  сіег  Міпега1о§іе.  Вегііп.  1828. 
****)  ТЬога.  Ткотзощ  оиіііпез  оГ  шіпегаіо^у,  ^еоіоду  апД  тіпегаі-апаіувів. 
ЬопДоп.  ^856. 

•\)  Ь.  Ршипег^  Кезикаіе  (1.  ІІпіегзисЬипд  ііЬ.  Нагіе  и.  Д.  брегіЯвсЬе 
Се\ѵісЬі  Д.  Міпегаііеп.  РеІегзЬиг^.  1815. 

СЬ.  ІІрЬ.  8ІіерагЛу  Ігеаіізе  оп  тіпегаіо^у.  Ке\?-Неаѵеп.  1852  — 1855. 
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И  такъ  Ориктогносты  нынѣ  стараются  расположить 
минералы  вь  болѣе  естественныхъ  рядахъ,  чтобы  прибли- 
зиться къ  естественной  систежтъ,  не  существующей  еще 
въ  Ориктогнозіи,  потому  НТО  еще  неизвѣстны  всѣ  срод- 
ства минераловъ  менаду  собою;  но  мы  должны  безпре- 
станно  стремиться  достигать  этой  цѣли  основательнымъ 
опред1>леніемъ  естественыхъ  семействъ  минераловъ.  Есте- 
ственная система  обращаетъ  свое  вниманіе  на  всѣ  вооб- 
ще признаки  минераловъ  и  этимъ  старается  по  крайнѣй 
мѣрѣ  избѣгать  одностронности  искуственныхъ  системъ. 
Такъ  какъ  минералы  одного  химическаго  состава,  но 
отличающіеся  разною  кристаллическою  Формою,  какъ 
стьрный  колгеЪань  и  сгърный  желтьзнлкЬ)  известковый  шпатъ 
и  арагонитъ,  анатазъ  и рутилъ  доказываютъ,  что  хими- 
ческій  составъ  самъ  по  себѣ  не  составляетъ  еще  сущест- 
веннаго  признака  минерала,  (это  только  одна  сторона 
ихъ,  которая  по  сему  самому  принадлеркитъ  болѣе  Хи- 
міи,  нежели  Ориктогнозіи,)  то  естественная  система  должна 
обратить  свое  вниманіе  не  только  на  эти,  но  въ  особенности 
йа  наружные  признаки,  которые  легче  и  скорѣе  могутъ  быть 
разсмариваемы,  нел^ели  химическіе,  весьма  скрытые  и  не 
каждому  доступные,  которые  по  сезіу  съ  трудомъ  мо- 
гутъ быть  изслѣдуемы  и  не  безъ  перемѣны  и  разруше- 
нія  Формы  самаго  минеральнаго  недѣлимаго;  а  какъ  два 
недѣлимыхъ  содержатъ  часто  нѣсколько  другихъ  соста- 
вныхъ  частей,  то  и  химическій  составъ  безконечно  из- 
мѣняется  и  химическія  разложенія  однихъ  и  тѣхъ  же 
видовъ  не  рѣдко  отличаются  другъ  отъ  друга,  можетъ 
быть  потому,  что  онѣ  не  принимаются  одинаковымъ  обра- 
зомъ,  или  что  Химія  сама  не  достигла  еще  того  совер- 
шенства, которымъ  отличается  Физика,  Математика  и 
другія  вспомогательныя  науки,  на  которыхъ  основаны 
наружные  признаки  минераловъ. 

Естественная  система  въ  особенности  затруднена 
тѣмъ,  что  некоторые  минералы,  имѣя  сродство  съ 
разными  другими,  въ  самой  системѣ  расположены  такъ, 
что  каждый  родь,  находящійся  между  двумя  дру- 
гими,   может ь    составлять  переходъ    только   къ  нимь, 
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а  другіе  съ  нимъ  сходные  роды  должны  находиться  въ 
болѣе  или  менѣе  отдѣленномъ  отъ  него  растояніи;  есте- 
ственныя  сродства  посему  чаще  примѣчаются  въ  приро- 
да, не;к  ели  онѣ  являются  въ  системѣ  по  излол^еннымъ 
въ  ней  празнакамъ.  Сверхъ  того  еще  неизвѣстны  всѣ 
роды  минераловь,  а  описанные  уже  часто  весьма  мало 
или  не  во  всѣхъ  отношеніяхъ  изслѣдованы,  такъ  что  ино- 
гда сомнѣваться  должно  въ  совершенномъ  сходствѣ  мно- 
гихъ  минеральныхъ  родовъ. 

Въ  новѣйшія  времена  Вернеръ  предложилъ  первый  опытъ 
естественной  системы,  въ  которой  частію  по  Физическимъ, 
частію  по  химическимь  признакамъ  минералы,  по  при- 
мѣру  Авиценны^  располо;кены  въ  четырехъ  классахъ  1) 
зежель  съ  9  разрядами,  Щ  солей  съ  4  разрядами,  "5)  го- 
рюгихъ  всществь  съ  4  разрядами,  и  4)  ліеталловъ  съ 
22  разрядами,  при  составленіи  которыхъ  не  только  на- 
ружные, но  и  внутренніе  признаки  слуліили  ему  путево- 
дительнымъ  основаніемъ;  онъ  не  пропустилъ  никакихъ 
важныхъ  признаковъ ,  но  только  при  распредѣленіи  ме- 
талловъ  обратилъ  болѣе  вниманіе  на  химическіе,  чѣмъ 
на  Физическіе^  система  его  была  принята  многочислен- 
ными учениками  его.  По  примѣру  Вернера^  Мосъ  и  Брейт- 
гауптъ^  для  составлснія  минералогической  системы,  изби- 
рали также,  хотя  исклЕОчительно,  одни  Физическіе  приз- 
наки, но  совершенно  выпустили  химическіе,  отъ  чего  и 
ихъ  системы  сдѣлалнсь  болѣе  или  менѣе  односторонни- 
ми. Мосъ  въ  особенности  доказалъ,  что  на  однихъ  на- 
ружныхъ  признакахъ,  какъ  то  твердости,  удѣльномъ  вѣ- 
сѣ,  спайности  и  кристаллизаціи  можно  основать  систему, 
которая  вовсе  не  обращаетъ  никакого  вниманія  на  хи- 
мическіе  признаки.  Почти  на  этихъ  же  правилахъ  осно- 
вывался Брейтгауптъ  при  составленіи  своей  системы; 
онъ  принялъ  тѣже  4  класса  минераловъ,  которые  уже 
предлогкилъ  Всрнеръ^  и,  исключая  совершенно  хими- 
ческіе  признаки,  составилъ  разряды,  въ  которыхъ  роды 
определяются  по  блеску,  кристаллизаціи  и  спайности, 
по  твердости  и  удѣльному  вѣсу,  иногда  также  по  хруп- 
кости, вкусу  и  т.  д. 
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Вейсь,  при  начертаніи  естественной  системы,  первый 
прибавивъ  къ  этимъ  признакамъ  еще  химическіе,  осно- 
валъ  "56  большею  частію  весьма  естественныхъ  сежействъ, 
преимущественно  изъ  родовъ ,  составляющихъ  горныд 
породы  земнаго  шара,  и  слѣдственно  роды  его  соста- 
вляютъ  естественныя  средоточія  для  столькихъ  же  се- 
мействъ. 

Въ  1-мъ  разрядѣ  окислЕнныхъ  КАМНЕЙ,  такимъ  образомъ  помѣщают- 
ся  имъ  кеарцЪу  полевой  шпатъ,  спаполитЪу  лазулитъ,  лейцита, 
цеолитЪу  слюЬа,  рогооал  обліанка^  глина^  вениса,  драеоцѣттъге  калі- 
нщ  во  2-мъ  разрядѣ  солевидныхъ  камней,  известповыщ  плавиковыщ 
тяжелый  гипатъ,  гипсъ^  кажетшл  солъ^  въ  5-мъ  разрядѣ  солевид- 
ныхъ рудъ,  окелтъзный  тпатъ^  літъЪнѣл  и  свинцоаыл  соли^  въ  4-мъ 
разрядѣ  ОКИСЛЕННЫХЪ  рудъ,  оіселезнлтгщ  оловлнный  каліенъ^  ліар- 
ганецЪу  праснал  літъднал  руЪа^  бтълал  сурьлілнистал  руЪа ,  въ 
5-мъ  разрядѣ  САмородныхъ  МЕТАлловъ,  платина^  золото^  серебро^ 
и  пр;  въ  6-мъ  разряд Ь  сѣрнстыхъ  металловъ,  стърный  колгеЪаш^ 
свинцовый  блесШу  стърал  сурьлілнал  руЪа^  блеплал  руЪа^  облшпка^ 
праснал  серебрлннал  руЪа^  и  въ  7-мъ  разряд Ь  горюч ихъ  ве- 
ЩЕСтвъ,  стъра^  алліазъ^  углщ  сліолы  и  горюгіл  вещества.  Изъ 
ЭТОГО  уже  видно,  что  большая  часть  этихъ  семействъ  весьма  естес- 
твенна, хотя  при  соединеніи  нѣсколькихъ  семействъ  въ  одпомъ 
разрядѣ,  Вейсъ  иногда  слѣдовалъ  однимъ  химическвмъ  оспованіямъ, 
не  обращая  вниманге  на  другіе  признаки. 

Подобное  почти  основаніе  припяль  филлипсй  *)  при  составленіи 
8  разпыхъ  разрядовъ,  (а  именно:  зеліслъ  гцелогно-зелілистыосъ  ашне-*, 
раловц  пислотЪу  описленныхъ  зельлистыхъ  лтнераловъ^  опислентгхъ 
щелогныхъ  ліинераловЪу  описленныхъ  щелогнО'Зелглистыхъ  литера-' 
ловЪу  салюроЬныхъ  льеталловЪу  и  лгеталло-соЪсржащихъ  лшнера- 
ловъ  и  горюгихъ  веществъ^  хотя  подчиненіе  родовъ  минераловъ  этимъ 
семепствамъ  кажетгя  менѣе  естествеіиіымъ,  чѣмъ  въ  системТ»  Вейса. 

Не  давно  также  Нспперъ  основалъ  систему,  хотя  изъ  однихъ 
окристаллованиыхъ  минераловъ,  которую  оігь  самъ  почитаетъ  за 
естественную,  но  въ  которой  химическое  основаніе  составляетъ 
важный  соединительный  члеиъ  подраздЪленія  разрядовъ;  опъ  раз- 
дЬляетъ  всѣ  кристаллы  на  4  класса,  а  именно  на  1-ой  плассъ  льетал- 

*)  IV.  Ркіііірз^  ап  еіетепіагу  іпІго<ЗисІіоп  Іо  тіпегаіо^у,  4іЬ  ёдіі.  Ьу 
Л.  АПап.  ЬонЛоп.  1857. 
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лофаныхъ  съметаллическимъ  блескомъ  и  совершенно  тусклыхъ^заклю- 
чающій  всѣ  самородные  металлы^  соединенія  металловъ  между  собою, 
большая  часть  соединепій  металловъ  съ  сѣрою  и  углеродомъ,  какъ  сщ^ 
ный  полгедшіЪу  літьЬный  блест^  ерафипщ  антрацшпъ;  на  %ой  плассъ 
литосрапыхЪу  всегда  безъ  металлическаго  блеска  и  въ  чистомъ  со- 
стояніи  всегда  прозрачпыхъ  или  просвѣчивающихъ,  содержащій  са- 
мые многочисленные  минералы  въ  окислеппомъ  состояніи,  кисло- 
ты, соедипенія  окисей  между  собою  и  съ  кислотами  или  простыл 
тѣла  съ  Флюоромъ  и  хлоромъ,  какъ  плавикобый  шпатъ^  апа^ 
титЪу  Ърагоцѣнные  калти  и  всѣ  другіе  камни-,  па  Ъ-ій  плассъ 
аліфифанызсъ  ^  искуственный  между  предъидущпми  находящійся 
классъ  съ  признаками  обонхъ  первыхъ,  заключаюш,ш  минералы, 
имѣющіе  металличесгѵій  блескъ  при  землистомъ  видѣ  или  при  болъе 
и  менѣе  совершенной  прозрачности,  какъ  нѣкоторыя  соединенія 
сѣры  съ  металлами,  и.  пр.  лшгтппный  окелпзнлШу  пиролузитЪу 
обжанпау  киноварь  или  нѣкоторыхъ  металловъ  съ  кислородомъ,  какъ 
марганцевая  руЪа^  вообще  съ  самимъ  меньшимъ  количествомъ  кис- 
лорода^ который  они  могутъ  содержать  (металлическіл  закиси)  и 
на  1\-ый  плассъ  горюгихъ  веществъ  съ  каменообразнымъ  видомъ  и 
прозрачно стію,  легко  сгарающихъ  безъ  остатка  и  безъ  чесночна- 
го  запаха,  какъ  сѣра  и  алжазъ.  Непперъ  старался,  какъ  это  и 
принято  въ  Зоологіи  и  Ботаникѣ,  [Брейтеауптъ  сдѣлалъ  подоб- 
ный опытъ)  означать  роды  минераловъ  латинскими  *)  назваиілми 
и  составлять  виды  изъ  разныхъ  Формъ  кристалловъ,  означая  так- 
же виды  латинскими  названіями;  не  удивительно,  что  онъ  въ  родѣ 
углепислой  извести  (СаІсібраіЬит)  описалъ  71  видъ,  принимая 
каждую  перемѣну  кристалловъ  за  особый  видъ-,  онъ  могъ  бы  ихъ 
умножить  легко  до  500  видовъ-  аморФическія  же  массы  вовсе 
не  принимаетъ  какъ  роды  въ  системѣ,  но  упоминаетъ  объ  нихъ  въ 
прибавленіи  безъ  всякаго  описанія. 

Накопецъ  Глоккеръ  предложилъ  систему,  въ  которой  онъ  бо- 
дѣе  обращаетъ  вниманіе  на  естественныл  семейства  и  такимъ  обра- 
зомъ  весьма  много  содѣйствовалъ  къ  усовершенствованію  ориктогнос- 
тической  систематики;  по  моему  мнЬнію  это  составляетъ  единствен- 
ное средство  приблизиться  со  временемъ  къ  искомой  цѣли;  пѣкото- 

*)  Латннскія  назваііія  по  б.  ч.  не  удачно  Составлены,  н.  п.  Ыіскеіосгитпу 
ЗсЬееІіііпа,  ЗреегЫзау  ЬеЬегЫвау  7.і§иеІіпа  (2іе^е1еги),  Аг§угоЫепЛа  и  под. 
потіпа  ЪагЪагау  также  Наизтаппіа^  Шаргоі/па ,  ЬеаЛЫИіа  и  подобный 
названія  женскаго  рода,  принадлежащія  къ  Ботаникѣ.  Латинскія  назваіііл, 
составлениыя  Брейтгаупліоліъ,  болѣе  удаады. 
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рыя  его  семейства  совершенно  естественны;  другія  же  не  находятся  мо- 
жетъ  быть  еще  на  своемъ  мѣстѣ,безъ  сомнѣнія  отъ  того,  что  мы  ііе  зна- 
емъ  еще  существенности  прпзиаковъ  ихъ  или  взаимнаго  нхъ  срод- 
ства съ  другими  родами.  Новое  тщательное  изслѣдовапіе  и  то  памъ 
скоро  объяснить,  а  между  тѣмъ  я,  при  педостаткѣ  собственныхъ  на* 
блюденій,  предпочиталъ  слѣдовать  спстемѣ  Глопкера^  не  сдѣлавъ  по- 
чти никакихъ  важныхъ  ііеремѣпъ,  исключая  иЪкоторыхъ  маловаж- 
ныхъ  въ  главномъ  раздѣлепіи  минераловъ;  л  возвысилъ  всѣ  семей- 
ства этой  системы  въ  разряды  и  вмѣсто  главнаго  раздѣлепіи  мине- 
раловъ на  плтпъ  большихъ  группъ,  л  принялъ  три  класса:  жетал- 
лобЪу  палтей  (вмѣсгѣ  съ  солями)  іі  горюхихъ  веществъ.  Глопкеръ 
раздѣляеть  всѣ  минералы,  на  1)  углесмолисты л  вещества  (Саі^ѵ 
Ьопііае)  съ  семействами  углей  (АпіЬгасііае)  и  слюлъ  (АзрЬаІІі- 
Іае),  на  2)  сѣр истые  минералы  (8и1рЬигііае)  съ  включеніемъ  селе- 
иОвыхъ^  теллуристыхъ^  ліышьлповыхъ  и  сурълілиистыхъ  Ьог'диненш 
съ  семействами  сѣрьъ  (ТЬюНіЬае),  обжанот,  (СіппаЬагіГае)^  блесіговъ 
(ЬатргосЬаІсііае)  и  колгеЬаиобЪ  (РугіЬае);  на  5)  металлы  съ  семейства- 
ми самордпыхъ  ліеталловъ^  на  4)  окисленные  (Охусіа)  металли- 
ческіе  съ  семействами  рудь  (ОхусІоІііЬі),  металлоидическіе  (5і- 
ІІсііае)  съ  ч^емействами  роговооблшнповъгхъ  (АшрЬіЬоІііае),  Ър.агощн' 
нъгхъ  палтей  (ЗсІегоІііЬае),  съ  полевошпаталт  (РуготасЬііае),  съ 
цеолиталіи  (ХеоІііЬі),  съ  глинажи  (Аг^іПііае)  и  слюЬеобразшілш 
(Маг^агііае),  и  на  5)  кислые  минералы  (Наіоісі а),  металлическіе 
(Наіоісіа  теіаіііса)  съ  семействами  легкихъ  (НаІосЬаІсііае)  и  тяже- 
лыхъ  металловъ  (СЬаІсоЬагуІае),  металлоидискІе  (Ііаіоігіа  теЫ- 
ІоЫеа)  съ  семействами  солевидпыхъ  камней  (НаШіЬі)  и  солей  съ 
семействомъ  солей  (Нусігоіуіа). 


КЛАССЪ  I.  МЕТАЛЛЫ. 

'  Металлы  тверды,  ковки,  шпрозрашы  и  блтъстл' 
щи;  они  отлигаютсл  въ  особенности  знаштелъныліъ 
уЪгьльныліъ  втъсоліЪ^  такъ  "сто  ліежЪу  тіліи  находятся 
саліыл  тлжелтъйшіл  ттъла  въ  прироЪть;  ліеталлы  рас' 
пространены  по  вселіу  зелінолѵу  шару,  но  вспіртъгаютсл  вь 
ра^ілигныхь  соединеніяхъ  ліежЪу  собою  и  съ  другилш  тгь- 
лаліи;  они  называются  самородными,  если  встртъ" 
чаются  безь  лвственныхъ  постороннихъ  лрижтьсей,  въ  до- 
вольно шстоліъ  состолніи,  т,  е.  вь  взаилінолгъ  ліежду 
собою  соединеніи;  или  они  соединены  съ  стьрою  и  состав- 
ллютъ  тогда  блЕСКИ^  колчеданы  и  обмАнки,  или  бмва- 
7отъ  окислены  и  солевидны  и  такильъ  образожъ  состав- 
ллютъ  разные  разряды  со  лтогогисленнылги  селіействалш 
и  родалш;  большая  гастъ  ихъ  находится  вь  салѵыхъ 
древнтъйшихь  горахъ  земнаго  шара, 

'  РАЗРЯдъ  I.  самородные  металлы. 

Они  имѣютъ  металлическій  блескъ  и  кристаллическую 
систему  правильную  или  "Б-и  і -осную,  по  б.  ч.  весьма 
ковки,  но  безъ  всякой  явственной  спайности;  изломъ  ихъ 
крючковатый,  иногда  листоватый  \  твердость  отъ  кварца 
до  пол.  шп.,  даже  еще  меньше,  до  гипс,  или  въ  рѣдкихъ 
случаяхъ  они  капельножидки;  уд.  в.  отъ  24  до  5,  6; 
цвѣтъ  по  б.  ч.  бѣлый ,  свѣтлосѣрый,  рѣже  желтый,  крас- 
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ный;  блескъ  ихъ  совершенно  металлическій,  черта  металли- 
чески блестяща  и  всегда  свѣтла,  поверхность  ихъ  часто 
окисляется  или  побѣгаетъ  радужными  или  различными 
другими  цвѣтами;  по  химическому  составу  это  суть  сажо- 
рбдиые  чистые  металлы  съ  большими  или  меньшими 
примѣсями  другихъ  металловъ*,  но  въ  химически  чистомъ 
состояніи  они  почти  не  находятся. 


гранатоэдръ  подчиненъ, 

Фиг.  49. 


Семейство  1.  Ковко-мягкіе  металлы. 

Они  ковки  и  тягучи  при  незначительной  твердости, 
отъ  твердости  извест.  шп.  до  гипсов.,  уд.  в.  9,  7 — 19; 
два  рода  изъ  нихъ  суть  капельножидки. 

РоЪъ  1.  3  ол ото,  §ейІе§еп  ОоШ,  ог  паіі/.  Кристаллиге^ 
скал  систежа  правильная  у  эксаэдр  ь,  октаэдръ  (фиг.  Д9), 
  ,  ^  соединеніяхъ  пирамидаль- 
ный кубъ,  лейцитоэдръ  (фиг. 
50),  соединеніе  октаэдра  (фиг. 
51  0.0.)  съ  плоскостями  эксаэ- 
дра  (й. «.),  гранатоэдра,  (Э.  Э.), 
лейцитэдра  (у.  ^.),  и  сверхъ  того 
эксакисъ-октаэдра  двухъ  родовъ 
(лг.  /г.  I.  также  двойники, 
соединенные  параллельно  октаэ- 
дрической  плоскости  въ  видѣ  пи- 
рамидальныхъ  эксаэдровъ,  состав- 
ляющйхъ  шести-сторонія  призмы, 
какъ  въ  самородной  мѣди^  твер- 
дость между  известково-шпатовой 
и  гипсовой;  ковко,  весьма  тягу- 
чо;  удѣльный  вѣсъ  19—16;  цвѣ- 
та  золото-желтаго,  но  при  содержа- 
ніи  серебра  переходитъ  въ  м ѣдно- 
желтый;  растворяется  только  въ 
царской  водкѣ;  содержитъ  по  большей  части  серебро, 
но  также  желѣзо  и  мѣдь,  рѣдко  палладій.  Ли. 

НахожЪеніе.  Главныя  мѣсторожденія  россыпи  Сибирскія  и  Аме- 
риканскія,  хотя  оно  и  въ  другихъ  странахъ  добывается  изъ  жилъ 


Фиг.  51. 
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разныхт,  гориыхъ  породъ;  изъ  которыхъ,  безъ  сомнѣііія,  и  прои- 
зошло Уральское  золото.  По  сему  тамошиія  россыпи  состоять  изъ 
самыхъ  тѣхъ  разрушениыхъ  горныхъ  породъ,  въ  которыхъ  въ  перво-  , 
бытномъ  періодѣ  образоваііія  земпаго  шара  золото  встречалось  въ  мио- 
гочислеііныхъ  поверхностныхъ  жилахъ;  большіе  самородки  найдены 
пренмупдсственио  непосредственно  подъ  поверхностью  земли,  даже 
между  корнями  растепій  тамъ  прозябающихъ.  Золотоноспыя  рос- 
сыпи на  восточномъ  и  западномъ  отклонахъ  Уральскнхъ  горъ  во- 
обще весьма  богаты,  въ  особенности  на  восточномъ  отклонѣ  Міл- 
скаго  и  Березовскагб  заводовъ,  не  только  въ  южномъ,  но  и  сѣвер*» 
номъ  Уралѣ,  также  на  берегахъ  большнхъ  рѣкъ,  впадающихъ  въ  ледо- 
витое море,  (какъ  н.  п.  рѣки  Иртыша),  въ  Алтайскихъ  горахъ ,  такъ 
что  18-^2  г.  Уральскія  и  Алтайскія  россыпи  доставили  изъ  всѣхъ 
казенныхъ  и  частиыхъ  заводовъ  болѣе  972  пудовъ  чистаго  золота, 
цѣною  на  НО  мплліоновъ  рублей  ассигнащями;  а  въ  18 ДЗ  г.  доста- 
влено изъ  Уральских'!.,  Алтайскихъ  и  Нерчинскихъ  заводовъ  до 
1545  пудовъ  золота.  ^ 

Октаэдры  и  граиатоэдры  бываютъ  скоплены  группами,  ино- 
гда удлинены,  иногда  октаэдры  съ  вогнутыми  плоскост>іми  со- 
стоять какъ  бы  изъ  параллельныхъ  пластннокъ,  какъ  въ  Березов- 
ок ихъ  пріискахъ,  гдЬ  въ  одномъ  только  промыслѣ  встречаются 
правильные  кристаллы,  какъ  вышеописанный  (фиг.  51.) 

Разныл  измѣпенія  золота  содержать  въ  себъ  болѣе  или  менѣе 
,  серебра,  да;ке  желѣза  и  мѣди;  самое  чистѣйшее  паходитсл  въ  Ша-..-_ 
бровскомъ  рудиикѣ  близь  Екатеринбурга  и  содержить  98,  96  золо- 
та, О,  16  серебра.  О,  55  мѣдн  и  О,  05  жслѣза-,  но  въ  другпхъ 
странахъ  58,  58  серебра,  такъ  что  золото  и  серебро  какъ  изомор- 
Фнческіл  тѣла  могуть  соединяться  во  всѣхь  возможныхъ  пропор- 
ціяхъ.  Оію  находится  также  тонкими  листочками  и  блестками,  (не- 
жно древо-видное  золото  съ  окрестностей  Персинскаго  золотаго  про- 
мысла, въ  россьшяхъ  около  Бассалаевскаго  источника),  маленьки- 
ми зубчиками,  вѣточкамн,  въ  видѣ  налета,  неправильными  зернами, 
обыкновенію  величиною  съ  горошину,  вросшими  въ  кварцѣ,  въ 
желѣзпомъ  колчеданѣ  и  игольчатой  ])удѣ,  въ  титанистой  желѣзной 
руд1>,  въ  змѣевикѣ,  гораздо  чаще  въ  разрушенномъ  н^елѣзномъ  кол- 
чеданѣ;  даже  железный  колчеданъ  неразрушенный  содержить  вну- 
три себя  явственные  листочки  золота,  въ  столь  мелкихъ  пескообраз- 
ныхъ   частичкахъ,  что  они  тогда   только  узнаются,   если  они  уже 

вымыты;  иногда  золото  составллетъ  сшошныя  массы,  валуны  раз- 

7 
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НОН  величины,  называемые  сажородкамгі ^  вѣсомъ  отъ  пѣсколькихъ 
долей  золотника,  до  многихъ  Фунтовъ,  даже  до  2-хъ  пудовъ  7-ми 
Фунтовъ  92-хъ  золотниковъ,  какъ  и.  пр.  самородокъ  въ  8і  верш- 
КОБЪ  длиною,  и  бі  вершковъ  шириною,  пайдеіиіый  въ  1843  году, 
въ  Царево -АлександрОБСкихъ  золотоносныхъ  россыпяхъ  Міяскаго 
завода 

Золото  въ  россыпяхъ  находится  не  рѣдко  съ  кристаллами  квар- 
ца,  ослшстаго  ириЫл  и  титановой  желѣзной  руЪы^  съ  шарцомъ 
въ  Царево- А лександровскѣ,  близь  Мілска,  съ  послѣдней  въ  рос- 
сыпяхъ Биссерскихъ,  Березовскихъ,  въ  Нижне- Тагильскихъ  и  въ 
Соймоновскихъ  россыпяхь*,  но  оно  Бстрѣчается  также  въ  ишлахъ 
кварцовыхъ,  въ  гранитѣ,  и  въ  кристаллически  —  сланцеватыхъ  гор- 
ныхъ  породахъ  около  Березовска,  Невьяиска^  въ  глинистомъ  слан- 
цѣ  въ  Андреевскомъ  рудникѣ  въ  округѣ  Мілскаго  завода*,  съ  желѣз- 
нымъ  колчеданомъ  обыкіювенно  превраи]^еннымъ  въ  водянистую 
окись  желѣза,  въ  Березовсігѣ  съ  игольчатою  рудою,  но  иногда 
также  находится  оно  вросшимъ  въ  самой  горной  породѣ,  въ  змѣе- 
викѣ,  близь  Соймоновска  и  въ  глинистомъ  сланцѣ  Алтайскихъ  горъ,  въ 
особенности  около  Змѣиногорска,  на  подобіе  золота  Циллерской  до- 
лины въ  Тиролѣ.  Въ  Уральскихъ  россыпяхъ  кристаллы  золота, 
хотя  сіе  весьма  мягки,  по  не  обтерты  па  углахъ  и  ребрахъ, 
доказываютъ,  что  они  не  потерпіьли  никакого  тренія;  тамъ  спутни- 
ки ихъ  обыкновенно  бываютъ  кварцъ^  стършгй  полгеЪаііь^  бурый  же- 
ліъзилпъ^  магнитный  аіселтъзнлпъ^  зсролювое  окелѣзо^  циркон'Ъ^  и 
другіе  Ърагоцпнные  калтщ  также  аллшзъ  и  платина^  ію  пре- 
имуществено  оно  встрѣчается  въ  жилахъ,  первобытномъ  мѣсто- 
рожденіи  его,  во  многихъ  другихъ  странахъ,  ію  вездѣ  рѣдко  и  въ 
маломъ  количеств^,  а  именно  въ  разныхъ  полевошпатовыхъ  и 
рогово-обманковыхъ,  такъ  пазываемыхъ  зеленокаменныхъ  горныхъ 
породахъ,  такъ  и.  п.  въ  Бенгріи  и  Трансильваніи;  ;килы  золото- 
носныя  находятся  возлѣ  Кремница,  Шемница  Нагіака  въ  зеленомъ 
камнѣ  и  въ  сіэнитѣ,  такл^е  возлѣ  Антіохіи  и  Хокко  въ  юл^ной 
Америкѣ,  а  золотопоспыя  Лчнлы  ліелѣзііыхъ  рудъ  въ  Юл^ной  Каро- 
линѣ-,  въ  песчанистыхъ  и  глиннстыхъ  горныхъ  породахъ  въ  Перу, 
Мексикѣ,  Новой  Испапіи,  въ  кварцовомъ  тальковомъ  слапцѣ  и  въ 
сланцах ь,  отличающихся  желѣзной  слюдою  въ  Бразилііц  въ  плас- 
тахъ  вь  Бенгріи,    въ  Зальцбургскихъ  горахъ  около  Раурнса,  въ 

*)  Рнсуііокъ  этого  самородка  находится  въ  сочин.  А»  Озерскаго,  тіпега1о§. 
сЬетізсКе  АЫіапЛ^сп.  81.  ГеІегзЬ.  1843. 
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Циллерской  долинѣ  въ  Тнролѣ  въ  Граубюндеиѣ,  въ  ііебольшемь 
количествѣ  въ  Конгебергѣ  въ  Норвегіи,  РедольФорсѣ  въ  Швеціи  и 
т.  д.;  также  въ  мелкпхъ  рѣкахъ  въ  Трансильваніи,  въ  рѣкѣ  Аріе- 
жѣ  (Аигі^іга),  во  Францін-,  даже  въ  Рейнѣ,  Дунаѣ,  Изерь,  въ  рѣкахъ, 
Македопіи,  Фракіи*,  въ  Амударьи  и.  т.  д.-  въ  Африкѣ  нзвѣстны  золо- 
тоиоспыя  россыпи  въ  Маііик.ѣ,  Мономотапѣ  возлѣ  Фрацогло,  въ 
Бурѣ,  Абиссиніи  и  т.  д. .  Въ  провинціи  Портазѣ  Южной  Америки 
находится  самородное  золото  подъ  названіемъ  аііго  роисіге  въ  же- 
лѣзномъ  блескѣ,  (такъ  называемомъ  тамъ  гасоііп^а  — ),  весьма  лег- 
ко плавкое  и  содержащее  85,  98  золота,  9,  85  палладія,  и  4, 17  серебра. 

У^потр^  Съ  самыхъ  древнѣпшихъ  временъ  золото  было  уже 
извѣстно  первое  изъ  всѣхъ  металловъ ,  и  зерна  его  употреб- 
лялись въ  мВновой  торговлѣ  вмѣсто  денегъ*,  нынѣ  оно  употребляется 
на  чеканку  монетъ,  къ  чему  соединяется  съ  серебромъ  и  мВдью;  на 
выдѣлку  разныхъ  украшеній,  сосудовъ;  для  позолоты  дерева  и  ме- 
талловъ, серебра,  мѣди,  стали,  желѣза-,  на  золотистые  листочки,  про- 
волоку, на  разпыя  издѣлія  роскоши;  золотомъ,  приведеииымъ  въ 
тонкій  порошекъ,  рисуютъ  по  ФОрФОру  и  стеклу;  кассіевъ  пурпуръ 
или  краска  яхонтоваго  цвѣта  весьма  часто  употребляется  на  Фор- 
ФОрОБЫхъ  и  стекляныхъ  заводахъ,  съ  примѣсью  этого  пурпура  дѣ- 
лаются  изъ  хрусталя  Фальшивые  рубины  и  гранаты,  и.  т.  д. 

Р.  2.  ЭлЕКТРУМЪ,  ОоМзіІЬег^  аг§еШ  паіі/  аигі/ёге, 
Крист,  сист,  и  наружный  видь,  твердость  и  ковкость, 
какъ  у  золота;  уд.  в.  14,  7 — 12,  6.;  цвѣтъ  блѣдно  шпей- 
сово-лгслтый,  при  большомъ  содерл^аніи  золота,  или  се- 
ребристобѣлый  при  преобладаю щимъ  содержании  сереб- 
ра;  химич.  сост.  изъ  соединенія  серебра  и  золота  въ 
различныхъ  пропорцілхъ.  А§.  Аи. 

Наос,  зернами  въ  золотоносныхъ  россыпяхъ  и  вь  лшлахъ  гор- 
ныхъ  породъ  при  КонгсбергЬ  въ  Норвел'и,  въ  Змѣйногорскомъ  руд- 
никѣ,  въ  Колыванѣ,  въ  Мексикѣ,  Колумбіи. 

Р.  О.  Серебро,  §ейіе§еп  ЗіІЬег^  аг§еп1  паіг/,  Крист.сист. 

правильпая'^  октаэдры,  эксаэдры,  (фиг,  52.) 
Фиг.  52.  гранатоэдры  (фиг.  55.)  куби- 
  ^^*  *  ческіе  лейцитоэдры,  пирами- 
дальные эксаэдры,  и  всѣ  Фор- 
мы эти  въ  соединеніяхъ  меж- 
ду собою,  н.  п.  октаедръ  (фиг, 
54  о.)  съ  гранатоэдромъ  (^)  и 
съ  лейцитоэдромъ  (у  о);  также 
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двойники,  но  вообще  кристаллы 
мелки,  часто  не  правильны;  другіе 
наружные  виды:  проволочный,  во- 
лосистый, дендритическій,  пластин- 
ками, вкрапленный  и  въ  сплошныхъ 
массахъ;  изломь  крючковатый;  оно 
ковко;  твердость  между  извест.  шп. 
и  гипс,  уд.  в.  10,5  —  10,о;  цвѣтъ 
сребристо-бѣлый,  Лѵслтоватый,  чер- 
новатый; химическій  составь:  чи- 
стое серебро,  но  иногда  съ  при- 
Мѣсью  сурьмы,  мышьяка,  мѣди,  желѣза.  А^-, 

Нах,  Въ  ліилахъ  гнейса  н  слюде  наго  сланца  въ  ГарцЬ,  Сак- 
сопін,  Богеміи,  Вепгріи,  Трансильг.анін,  Тиролѣ,  Фраііціи,  Исгіаііін, 
Норвегіи,  (въ  КомгсбергЬ),  въ  ПІвецін,  въ  Мексикѣ,  Хилп,  Перу, 
особенно  отличается  Перу  свопмъ  богатствомъ  серебрлііыхъ  рудъ, 
какъ  и  всѣ  Америкаискіе  рудники  вообще.  Главное  серебрянное  про- 
изводство Россіи  составллютъ  западные  отклоиы  Алтайскаго  горнаго 
хребта,  въ  Колываиовоскрес.  окр.,  въ  ю;кной  части  Томской  Губ., 
гдѣ  Змѣйногорскій  рудникъ  при  рѣкѣ  Корбалитіі  уже  болѣе  ста  лЪтъ 
разработывается,  хотя  онъ  по  всей  вѣроятности  былъ  ул^е  въ  глу- 
бокой древности  разработываемъ  Чудью,  какъ  и  золотоносныл  рос- 
сыпи и  мѣдиые  рудники  Южнаго  Урала 

Р.  4.  Ртуть,  ^есіісдеп  0[іек5ІІЬсг^  тегсгіге  паіі/.  Въ  ка- 
пельнолшдкомъ  состояніи,  но  при  —  '59уОК  переходить 
въ  твердое  состояніе,  образуя  правильные  октаэдры;  обык- 
новенно находится  въ  видѣ  мелкихъ  шарнковъ  и  вкра- 
пленною въ  разныхъ  горныхъ  породахъ;  блескъ  ея  ме- 
таллическій,  у.  в.  14  —  1о,  5;  цвѣтъ  оловянобѣлый;  предъ 
паяльною  трубкою  улѣтаетъ  безъ  остатка.  Н^. 

Ыах.  Въ  глинистомъ,  слюденомъ  сланцѣ  съ  киноварью,  въ  Ид- 
ріи,  въ  Зальцбург^,  Тиролѣ,  въ  Богеміи,  возлБ  ВольФштейна  вбли- 
зи г.  Цвейбрюкеиа,  въ  Венгріи  и  Транспльваніи;  въ  Альмадепѣ  въ 
Испаніи,  въ  Перу,  Китаѣ;  также  въ  Камчаткѣ  въ  глинѣ. 

У^потр.  ікі  амальгамацію  при  добываніи  золота  и  серебра 
изъ  руд'ь,  такъ  какъ  самородная  рт.  весьма  удобно  и  легко  сое- 
диняется съ  этими  металлами,  (такъ  иазывасмыя  амалъгаліы)^  но 

*)  См.  Сочиііеніс  мною  изд.  АІІе  Сео§гар1ііе  КиьзІапсЗз.  Бегііп.  1857. 
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также  весьма  легко  отдѣляется  отъ  нихъ;  она  употребляется  на  при- 
готовленіе  барометровъ,  термометровъ,  на  подводку  зеркалъ,  на  при- 
готовленіе  искуственной  киновари  и  другихъ  ртутныхъ  препаратовъ 
въ  медицыпѣ^  киноварь  составляете  весьма  употребительную  краску, 
входящую  также  въ  составь  сургуча*  изъ  ртутной  окиси  получаег- 
сл  кислородный  газъ-,  истертая  съ  масломъ  ртуть  употребляется  въ 
видѣ  мази  вь  медицынѣ;  а  кромѣ  того  еще  металлъ  въ  видѣ  раз- 
ныхь  солей,  какъ  сулемы,  каломели  и  т.  д.:  гремучая  закись  рту- 
ти употребляется  для  ударнаго  по])Оха. 

Р.  5.  АмАеіьгАзіА,  паііпііскез  Атаі^ат^  тег  сиге  аг^ 
^спісіі,  Крист.  сист.  правильная ,  въ  особенности  грана- 
тоэдръ,  твердая  и  отчасти  капельножидкая;  излозіъ  мел- 
кораковистый; твердость  известк.  шп.,  иногда  гипс,  уд. 
в.  14Д — 10,7;  цвѣтъ  серебрлно-бѣлый,  въ  огніі  предъ 
п.  тр.  остается  серебристое  зерно,  такъ  какъ  она  состо- 
итъ  изъ  ртути  и  серебра,  уі^.  Н§ 

Пах.  весьма  рѣдко  въ  ЦвейбрюксЕгЬ,  въ  Венгріи,  въ  Альмаде- 
нЬ  въ  ТІспаніи  вмѣстѣ  съ  другими  ртутными  рудами. 

Р.  6.  Ш^ѣ^^ь^  ^есііе^сп  Кир/ег.,  сиіѵге  паіі/'.  Крист.  сисіл, 
правильная,  октаэдръ,  гранатоэдръ,  тетракисъ-эксаэдръ  и 
ихъ  соединенія,  н.  п.  соедпненія  эксаэдра,  додекаэдра, 
октаэдра  и  тетракисъ-эксаэдра;  не  рѣдко  также  двойни- 
ки; они  образуют  ь  группы  подобны  я  древеснымъ  в  втвямъ, 
составленныя  изъ  параллельныхъ  и  весьма  прсшильныхъ  ря- 
довъ,  такъ  ч  10  вся  группа  дол;кна  быть  принята  за  одинъ 
двойникъ  ^);  она  находится  еще  въ  кристаллическомъ, 
провалочномь  и  другихъ  видахъ,  так;ке  пластинками,  въ 
сплоіпномъ  видѣ,  вкрапленнымъ,  угловатыми  кусками,  зер- 
нами и  въ  вндѣ  налета;  изломъ  крючковатый;  она  ков- 
ка; цвѣть  мѣднокрасный,  черта  м ѣднокрасная  блестящая; 
уд.  в.  8,  9 — 8,  >^;  предъ  п.  трубкою  плавится  въ  силь- 
номъ  постоянномъ  Ячару;  химическій  составь:  чистая  мѣдь, 
иногда  съ  большею  примѣсью  золота,  серебра  и  желѣза.  Си. 

Пах.  въ  силюрійскомъ  извгстнякѣ,  ирорываемымь  уралитопымъ 
порФиромъ   въ  Турыінскихъ   рудннкахъ,    въ  которыхъ  мЬдь  весьма 

*)  Кеізе  пасЬ  (Іет  ?7г«^,  I.  р.  402  ТаЬ.  IV.  П§.  1.  2:,  также  копія  этпхъ  фн- 

гурь  въ  сочіиі.  Гр.  ІГ^уроссиаро.^  Уральскій  хребпъ,  Москва  1841.  Табд.  III. 
Ф}1.  18  н  19. 
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обильно  паходитсл  въ  самыхъ  зальбандахъ  этнхъ  горныхъ  породъ, 
и  откуда  хранится  въ  Музеумѣ  Горпаго  Института  кругловатая  глы- 
ба, вѣсомъ  въ  6  пудъ  2Д|  фунта*,  вообще  мѣдь  довольно  часто  встрѣ- 
чаетсл  въ  прпродѣ,  въ  округѣ  Міяскаго  завода,  въ  Колывановскомъ 
округѣ,  также  въ  Финляндіи  въ  Оріерви,  въ  Корнвллисѣ,  въ  Гер- 
маніи  возлѣ  Рейнбрейтенбаха,  Знгеиа,  въ  Венгріи,  Швеціи,  Норве- 
"  тіщ  въ  наносной  земл  Ь  особенно  часто  встрѣчается  она  въ  Север- 
ной Америкѣ,  на  берегахъ  рЬки  Онтонагона,  также  возль  Гудзон- 
ска  го  Залива,  въ  Канадѣ,  Чили,  Кнтаѣ,  и  т.  д.  Она  не  рѣдка  въ 
плутоническихъ  горныхъ  породахъ,  въ  миндаловндномъ  камнѣ  вмѣ- 
стѣ  съ  агатами,  цеолитами  въ  Рейхенбахі>. 

^^потр.  весьма  обыкннвенно,  потому  что  свойства  мѣди  благо- 
пріятствуіотъ  также  къ  тому,  она  сопротивляется  разрушенію  отъ 
вліяпія  атмосферы  и  составляетъ  въ  соед[іненіи  съ  другими  ме- 
таллами весьма  употребительны  я  сплавки,  но  также  чистая  мѣдь  мно- 
гократно употребляется  на  мелкія  монеты,  на  котлы  и  другіе  сосу- 
ды, на  обшивку  кораблей,  на  крышку  домовъ,  на  гравированіе  на 
проволоку,  также  въ  медицынѣ  и  т.  д.  Въ  соединеиіи  съ  цинкомь 
мѣдь  составляетъ  бѣ.л^'Ю  літъдъ  (Ме8йіп»)  и  латуііь  (ТошЬак),  цвѣтъ 
которой  болѣе  красный;  пушегиый  металлъ  состоитъ  изъ  9  ч.  мѣ- 
ди  и  5  ч.  олова  и  употребляется  на  отлитіе  пушскъ*,  звопкій  коло- 
кольный металлъ  (Сіосксп^иі)  изъ  4  ч.  мѣди  и  1.  ч.  олова  употреб- 
ляется на  отлитіе  колоколовъ.  Бронза  (Егх)  сост.  изъ  53  ч.  мѣди,  8  ч. 
цинка,  4  ч.  олова  и  і  ч.  красной  мѣди  для  литья  статуй,  зеленал 
ліѣЪъ  изъ  70  ч.  мЬди  и  50  ч.  цинка  и  употребл.  на  разные  сосуды; 
если  содержитъ  менѣе  циінча  (20  ч.),  то  смѣсь  такая  называется 
латунью  (ТопіЬак);  бѣлал  латунь  состоитъ  изъ  мЬди  и  мышьяка 
и  употребляется  на  зеркала  для  телесконовъ. 

Р.  1 .  В  И  С  м  У  т  ъ,  ѴѴізтиІІг,  ВІзтиіК  паіі/.  ,Крист.  сиаіг. 
правильная,  эмиэдрическая;  основный  октаэдръ,  но  чаще 
тетраэдръ,  также  сплошной  или  перистыми  струйчатыми 
пластинками,  зубчатый,  дендритическій,  иногда  мелкими 
зернами;  кристаллы  всегда  мелки;  тг.ердость  извесг  іпм., 
иногда  гипс,  изл.  неровный;  у.  в.  9,8  —  9,6;  не  очені» 
ковок  ь;  цв.  серебряно-бѣлый,  переходящій  въ  красньні; 
химически  содерліигъ  нѣсколько  мыпіьяка.  Ві. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса,  г.инпістаго  и  слю,т,енаго  сланцевъ  въ 
Саксоніи  въ  Рудной  горіі,  въ  Гессеніі,  въ  Норвсгіи,  Лпглпі,  въ  Рос- 
сіи  в'ь  горіі  Лдопча.тоніі  вь  Нсрчинскомъ  окр.,  въ  пнніѣ. 
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Употр.  въ  особенности  потому,  что  онъ  легко  плавится,  свой- 
ство, которое  увеличивается  прибавленіемъ  олова  и  свинца,  посему 
изъ  него  приготовляются  разныя  металлическія  смѣси,  употребляе- 
мыя  для  паянія-,  смѣсь  изъ  2  ч.  висмута,!  ч.  олова  и  1  ч.  свинца  плавится 
уяіе  въ  кипячен  водѣ,  съ  прибавленіемъ  же  ртути  еще  легче  плавится* 
Р.  9.  СвинЕЦЪ,  Віеіі  рІотЬ,  Крист,  сист.  правильная ^ 
эксаэдръ,  октаэдръ,  но  так;ке  мѣлкими  зернами,  или  про- 
волочный и  древовидный^  уд.  в.  11,5  —  И?^;  изломъ 
крючковатый;  ковкій,  мягкій;  цвѣтъ  свинцово-сѣрый;  хи- 
мически чистый  (?)  свинецъ.  Р^. 

Шах.  въ  горпомъ  нзвестнякѣ  и  въ  жилахъ  возлѣ  Альстона  въ 
Англіи,  въ  свипцовомъ  блескѣ  въ  Сѣверной  Америкѣ  п  зернами  въ 
золотоносныхъ  россыияхъ  Уральскаго  хребта,  въ  Невьяпскомъ  и  Мел- 
ковско-мъ  заводахъ*,  въ  вулканическихъ  массахъ  острова  Мадеры. 

У^потр.  по  рѣдкости  гораздо  мепѣе,  чѣмъ  свініцрвый  блескъ. 

Семейство  3.  Твердые  металлы. 

Они  отчасти  ковки,  отчасти  немного  хру  пки  при  боль- 
шей твердости,  такъ  что  она  равняется  апатитовой,  да- 
іке  кварцевой,  уд.  в.  по  б.  ч.  24  —  19,5,  рѣдко  меньше 
7,8,  какъ  у  желтъза. 

Р,  9.  Платина,  ^есііе^еп  Ріаііпа,  рііаііпе  паіі/.  Крист, 
сист.  праоильнал^  эксаэдръ,  октаэдръ,  весьма  мелкіе,  по 
б.  ч.  плоскими  или  угловатыми  зернами  и  чешуйками; 
рѣдко  вкрапленна,  почкообразна;  уд.  в.  16  —  17,  твер- ' 
дость  апат.,  или  пол.  ши.^  она  ковка  и  тягуча;  цвѣтъ  сталь- 
но-сѣрый;  химически  соединяется  она  съ  иридіемъ,  ро- 
діемъ,  палладіемъ,  осміемъ,  мѣдью  и  желѣзомъ;  она  предъ 
п.  трубкою  постоянна  и  растворяется  въ  одной  царской 
водкѣ.  РІ. 

.  Нах.  въ  Уральскихъ  россыпяхъ-,  б.  ч.  зерна  ея  вросли  въ  хро- 
мистомъ  ;келѣзн;ліѣ,  весьма  рѣдко  съ  змЪевикомъ^  въ  маломъ  ко- 
личествѣ  во  всѣхъ  Уральскихъ  россыпяхъ,  на  западномъ  и  восточ- 
номъ  отклопѣ  Урала  (въ  Гороблагодатѣ),  но  въ  большемъ  количе- 
ствѣ  въ  розсыпяхъ  къ  западу  отъ  Нижне-Тагильскаго  зав.,  гдѣ  она 
встречается,  безъ  золота,  большими  самородками  до  23|  Фунта  вѣ- 
сомъ,  какъ  пайдепиый  въ  Іюнѣ  1845  г.  во  вновь  открытомъ  Аврории- 
скомъ  рудникЪ  Ыііліие-Тагпльскаго  завода  г,  /^сяшдовау  другой  само- 


—    104  — 


родокъ,  храііящійся  въ  Институт*  корпуса  Гори.  ІІііжеіі.,  вѣсомъ 
10  Ф.  54  зол/,  рѣдко  лах.  правильными,  ио  мелкими  октаэдрами  вли 
эксаэдралиі,  какъ  и.  п.  въ  Егорьевской  промывкЬ  въ  Колывапп.  Спут- 
ники ея  здѣсь  магнитный  л^елѣзпякъ,  хромистое  желѣзо,  самородное 
золото,  разные  драгоцѣнные  камни,  обломки  змЬевика  и  д.  При 
ПромывкЬ,  въ  пансіонѣ  ^елтдоба,  породы  березита  изъ  Березовскихъ 
зо.ютыхъ  промысловъ  найдены  зерна  платины.  Зпгелъгардъ  *)  пола- 
га  лъ,  что  она  находится  въ  зеленомъ  камнѣ  (діоритовомъ  порФирѣ) 
при  деревнѣ  Лойской,  въ  округѣ  Гороблагодатскихъ  заводовъ,  но 
Густ.  Розеиосл  ѣ  того  опровергалъ  это  мнѣніе.  Кромѣ  того  она  на- 
ходится съ  самороднымъ  золотомъ  въ  кварцевыхъ  жилахъ  сіэнито- 
выхъ  горъ  вмѣстѣ  съ  бурымь  ліелѣзнякомъ  возлѣ  Санта-Розы  въ  Ан- 
тіохіи  и  Барбакоасѣ  въ  Колумбіи^  въ  Минасъ-Гераес  к  въ  Бразиліи  съ 
алмазами,  также  въ  землЪ  Бнрмановъ  съ  самороднымъ  золотомъ  въ. 
россытіхъ;  рЬдко  также  во  Франціи  и  на  Гарцѣ  возлѣ  Тилкероде. 

^лотр.  принадлежитъ  къ  самымъ  полезнѣйшнмъ  металламъ, 
по  причинѣ  тягучести,  тугоплавкости  и  иерастворяемости  въ  ки- 
слотахъ_,  исключая  царской  водки  и  по  свойству  своему,  не  оки- 
сляться, даже  въ  весьма  высокой  температурь;  дЬлаютъ  изъ  пла- 
тины разные  плавильные  тигли  для  химическихъ  изслЬдованій, 
реторты,  чашки,  котлы,  колбы  и  другія  сосуды,  вытягнваютъ  ее 
въ  проволоку  и  разковываютъ  въ  тончайшіе  листки,  на  подобіе  ли- 
стоваго  золота,  плакируютъ  съ  мѣдью  и  дѣлаютъ  изъ  этой  платини- 
рованной мЬди  повареннуЕО  и  другую  посуду,  которая  не  требуегь 
полуды*,  употр.  также  на  чеканку  монеты  въ  Россіи,  цѣною  стоя- 
щею между  серебромъ  и  золотомъ.  Въ  1824  году  она  была  от- 
крыта въ  Уральскихъ  россыпяхъ  и  въ  п.ервомъ  году  добыча  про- 
стиралась до  одного  пуда,  а  въ  1837  до  134  пуда-,  всѣ  химическіе 
сосуды  теперь  изъ  платины  дешевле  н  обыкиовеннѣе  прежняго. 

Р,  10.  о  см  истый  иридій,  Ігісіозіпіп,  Озлйгісііит. 
Крист,  сист,  З-и  І-ос/^л^^^  диэксаэдръ,  (фиг.  55)  6-сторонпля 
Фиг.  55.  призма  и  тиб^ица,  иногда  соединенія  диэк- 
саэдра  (фиг.  56^.)  съ  прлмонасаждешіою  пло- 
скостью (I.  с.  "с)  и  первой  6-сторониою  приз- 
мою (1.  с.  г.  г'^  но  по  б.  ч.  плоскими  и  у- 
гловатыми  зернЛ^іи  или  чешуйками;  твер- 
дость кварц.,  иногда  только  пол.  уд. 
в.  21,1  —  18,0;  изломъ  раковистый;  цвѣтъ 

*)  V.  Еп^сПиіпіі,  ІіеЬсг  (Ііс  Г.а^сіьіаііе  (ІС5  Со1(1с5  иіісі  Ріаііп»  іт  Ъ^гаі- 
^еЫг^е  8.  50.  С.  В-ове,  Ксізе  іп  (Існ  Іігаі.  1.  ра§.  556. 
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^^^-  бѣловато-сѣрый,    оловяно-бѣгіый^  не 

"7  ?  растворяется  въ  царской  водкѣ  и  есть 

химическое  соединеніе    осмія  и  ири- 


[<г  /         т  \  Аимическое  соединеніе    осмія  и  ири- 

^5^^~І^]У^^Т^^-^  дія  въ  разныхь  пропорціяхъ.  Іг  Оз.^ 


Пах.  въ  росс  ыплхъ  Уральскихъ;  свѣтлый  осміістый  иридій  нах. 
въ  Невьлнсіѵѣ^  а  темный  ьыи  свішцово-сѣрын  въ  россыплхъ  около 
Нижне-Тагильска,  въ  Сыссерскѣ,  иногда  чаще  платины,  какъ  н.  п. 
въ  Билимбаевскѣ,  Верх-Исетскомъ,  Кыштимскомъ ,  въ  округѣ  Мія- 
скаго  завода,  всего  чаще  соедииеніе  1  ч.  осміл  и  1  ч.  ириділ,  ино- 
гда сь  самороднымъ  золотомъ',  также  въ  Минасъ-Гераесѣ  въ  Бра- 
зиліи;  онъ  гірннадлеліитъ  къ  рѣдчайшнмъ  и  весьма  мало  извѣстнымъ 
металламъ. 

Р.  11.  Самородной  иридтй,  ^ес11е§еп  Ііісііилг^ 
Крист.  сист.  правильная ,  соединенія  эксаэдра  и  октаэдра 
съ  преобладающими  октаэдрическими  плоскостями  Гфиг.  57 
о),  по  б.  ч.  мелкими  округленными  зернами^  цв.  серебряно- 
Фиг.  57.  бѣлый;  блескъ  металлическій;  твердость  ме- 
/  \^  жду  пол.  шп.  и  кварц.;  уд.  в.  2^,  5  —  ^^,  8, 
самый  высочайшій  для  всѣхъ  до  сихъ  поръ 
извѣстныхъ  минераловъ  или  тѣлъ  вообще; 
гіредставлястъ  чистый  иридіи.  Ъ\ 
Нах.  во  мііогихъ  тмѣстахъ,  по  вездѣ  рѣдко,  и  изъ  всѣхъ  платн- 
иовыхъ  рудъ  Урала  болъе  рѣдкал,  п.  п.  въ  Невьлнскѣ,  Нижнемъ 
Тагильскіі  съ  осмнстымъ  нрндіемъ.  Самор.  ир.  имѣетъ  одинаковую 
Формулу  съ  осмист.  ирид.  и  посему  они  могутъ  иаходитьсл  во  все- 
возможныхъ  соедннснілхъ  ме;кду  собою. 

Р.  Іі^.  ПалладіЙ,  ^есііе^еп  РаІІасѴіит.  Крист.  сист. 
правильная,  эксаэдръ  или  октаэдръ  въ  нелсныхъ  вндахъ, 
по  б.  ч.  зернами;  твердость  апатит.,  уд.  в.  12,  5  —  11,  8, 
ковокъ;  цв.  сѣрый;  растворимъ  въ  царской  водкѣ;  сост. 
изъ  самор.  палладія  и  небольшой  примѣси  платины  и 
иридія.  Ра. 

Мах.  въ  Америкаискихъ  россыплхъ  въ  Бразиліи,  въ  ТилкеродЬ 
на  Гарцѣ,  но  весьма  рѣдко. 

Р.  13.  Жблѣзо,  §ес1к§еп  Еізепу  /ег  паіі/.  Крист.  сист. 
\\^  пжтъеішо  правильная,  эксаэдръ,  октаэдръ,  весьма  рѣд- 
ки,  но  чаще  крючковато,   ячеисто,   сплошно,  зернисто. 
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вкраплено;  твердость  отъ  пол.  шп.  до  апатит.;  уд.  в.  7, 
8  —  7,  5;  ковко  и  тягучо;  цв.  стально-сѣрый,   скоро  на 
воздухѣ   покрывается   ржавчиною   и   чернѣетъ;  имѣетъ 
большое  вліяніе   на  магнитъ,   не  плавится  предъ  п.  тр.; 
сост.  изь  чистаго  желѣза,  нѣсколько  никеля,  иногда  так- 
же съ  признаками  мѣди,  кобальта,  хрома  и  марганца.  Ее, 
Наос,    въ   видѣ   теллурійспаго  (отъ  Ьеііиз,  земля)    желѣза  иа 
землК  мелкими  сплошными  зернами  или  въ  октаэдрахъ,  и  въ  видЬ 
аіетпборигеспаго  Лхелѣза  въ  аэролшпахЪу  часто  съ  заключенными 
зернами  оливина.    Теллурійспое  желѣзо  гораздо  чаще  находится 
мсл^ду  лавовидными  массами  въ  Клермонѣ-ФерраиП   во  Франціи, 
въ  Сѣв.  КаролииВ,  въ  слюденомъ  сланцѣ  въ  Конектикутѣ,  въ  же- 
лѣзистомъ  конгломератѣ   въ  Минасъ-Гераесѣ  въ  Бразиліи,  также 
въ  Уральскомъ  платиноиосиомъ  пескѣ,  въ  видѣ  желѣзныхъ  чешуекъ^, 
иевѣрпо  ирипятыхъ  Г-мъ  Розе  за  происшедшія  при  промывкѣ  золота 
отъ  желѣзиыхъ  инструментовъ.  Самор.  л?елѣзо  изъ  Верхне-Тагильскаго 
завода  встрѣчаетсл  въ  мелкихъ  чешунчатыхъ  острыхъ  пластинкахъ 
и  мелкихъ  угловатыхъ  зернахъ  желтобураго  цвѣта;  подобныя  че- 
шуйки найдены  также  въ  Иремшанскомъ  прінскѣ.  Самородное  же- 
.іѣзо  вѣсомъ  17  фунт.  ДО  зол.  найдено  въ  Петропавловской  золотой 
россыпѣ  на  рѣкѣ  Мрассѣ,  на  глубинѣ  4|  сал^.  въ  нилѵпей  части  зо- 
лотосодержаш;аго  пласта  на  самой  постели,  которую  составллетъ 
крупиослонстый  известнякъ;  по  разложеипо  Г.  Соколовскаго  оказа- 
лось ліелЬза  97,  28  и  никеля  2,07;кусокъ  этотъ  овалыіый  снизу  плоскій^ 
покрытъ   ржавчиной   корою;    на  отшлифованной    и  вытравленной 
азотною  кислотою  поверхности  образовался  рисунокъ  струскъ  (или 
такъ   пазываемыя   Видмаиштеттенскія  Фигуры),  похолай  на  Фіиуры 
метеорпческаго   л^елѣза,  описаннаго   Г-мъ  Партоліъ ^  *)  въ  кото- 
ромъ   па   отшлифованной    поверхности    образовались  струйки  на 
кралхъ  прямыя  и  параллельныя  и  другія  возлѣ  нихъ  противополол;- 
пыя,  а  съ  ними  опять  поперемѣипыя  другія. 

Метеорическое  л^елѣзо  составллетъ  массы,  выпавшія  на  землю 
нзъ  возпуха-,  онѣ  кргочковаты  и  имѣютъ  шлаковидныя  ячейки,  па- 
полиеипыл  оливиномъ,  ио  кромѣ  того  оно  находится  еще  въ  дру- 
гихъ  метеорическихъ  камияхь,  по  временамъ  низпадающихъ  нзъ 
воздуха.  Весьма  прпмѣчательна  ліелѣзнал  глыба,  открытая  Академи- 
комъ  Палласоліъ  ")  въ  17Д9,  на  вершииѣ  слапцовой  горы,   въ  20 

*)  РагізсЬу  сііе  Мсісогііеп.  ѴѴіеп.  тіі  с.  ТіісІкирГег;  но  оігь  также 

рл^^.  \^^  ііриніімасгь    за  метеорическое    желѣзо ,    оппеываемос  Бароиомъ 
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верстахъ  отъ  Енисел  между  двумя  рѣчками;  она  вѣсила  до  2,000 
Фунтовъ  и  имѣла  5  Фута  въ  поперечникѣ*,  поверхность  ея  ноздрева- 
та и  въ  ячейкахъ  заключался  оливинъ,  но  внутри  весьма  плотна 
и  безъ  зеренъ  оливина;  она  ньпгЬ  хранится  въ  Музеумѣ  С.  Петерб. 
Акад.  Наукъ,  а  куски  ел  находятся  почти  во  всѣхъ  Европейскихъ 
кабинетахъ. 

Весьма  подобная  ей  масса  найдена  въ  1810  году  въ  болотѣ  близъ 
деревни  Брагина  Минской  Губ.  въ  Речиціюмъ  уѣздѣ-,  она  также 
крючковата,  лчеиста  и  содержитъ  оливинъ  въ  ячейкахъ.  Она  вѣ- 
сомъ  195і  фунта  и  нынѣ  хранится  въ  Музеуміь  Кіевск.  Универ. 
Другая  глыба  самороднаго  Лчелѣза  найдена  въ  1788  году  въ  Юж- 
ной Америкѣ  въ  провинціи  Хако-Газаламбѣ,  вѣсомъ  до  300,000 
фунт.;  подобная  глыба  открыта  въ  Бразиліи  въ  1784  году  въ 
окрестностяхъ  Багіи  вѣсомъ  14^000  фунт,  между  песчаными  гора- 
ми; также  въ  Сѣв.  Ампрпкѣ  найдена  подобная  глыба  въ  Луизіанѣ, 
Бѣсомъ  до  3,000  фунтовъ  съ  черною  корою  на  поверхности.  Кро- 
мК  того  въ  Мексикѣ  и  на  мысѣ  Доброй  Ыаде;кды  въ  АфрнкЬ  были 
найдены  глыбы  самор.  желѣза^  но  такіке  въ  Европѣ,  въ  Венгріи 
возль  Лепарто  въ  Саросскомъ  комитатѣ  найдена  въ  1814  году  же- 
лезная глыба,  вѣсомъ  194  Фунта. 

Вообще  сюда  принадлежатъ  всѣ  желѣзныя  массы  содер;кащія~ 
никель,  которыя  должны  быть  всѣ  одного  метеорическаго  проис- 
хождепія;  но  сверхь  того  къ  нимъ  принадлежатъ  также  камни  же-' 
теорихеспіе у  не  содержащте  исключптелыю  самор.  желтьза  и  никеллу 
но  по  разложеніямъ  Берцеліуса  составлены  кромѣ  того  изъ  раз- 
пыхъ  другихъ  минераловъ,  а  именно  изъ  1)  салюр.  желпза^  въ  смѣ- 
сн  съ  тіпелеліъ  и  частію  съ  малымъ  количествомъ  другихъ  метал- 
ловъ,  Щ  изъ  сѣристаго  желѣза  (Г'  8^),  ію  не  изъ  сѣрнаго  колче- 
дана, 3)  изъ  жагтітнаго  желтъзллка  (въ  камнѣ  изъ  Лонталакса), 
изъ  4)  оливина  у  5)  изъ  разтворимыхъ  въ  кислотахъ  силикатовъ 
горькозема,  извести,  желѣзпой  закисп,  марганцовой  закиси,  глино- 
зема, калія  и  натра^  въ  которыхъ  кислород  ь  кремнезема  составляеть 
двойную  часть  кислорода  основаній^,  6)  изъ  хромоваго  желѣза  иоло- 
вяппаго   камня   мѣдистаго   и  распростраііениаго   въ  желѣзѣ  и  въ 

Врангелеліъ  [ѴѴі^ап^еи  Кеіье  паск  (Зет  Еізтееге,  ТЬ.  I  р.  175,  Вегііп  1859) 
II  встречающееся  часто  на  Алазейскоімъ  хребтѣ  въ  Сибири;  Г-нъ  Врангель 
меня  лично  увѣрнлъ,  что  это  ікелѣзо^  когораю  онъ  самъ  никогда  не  видѣлъ 
и  которое  Лкуты  уаотребллютъ  весьма  часто  на  всѣ  свои  инструменты,  не 
можетъ  быть  метеорическаго  иропсхожденія,  но  вѣроятно  составллетъ  желез- 
ную руду,  находящуюся  на  Алазейскомъ  хребтѣ  близь  рѣки  Индигирки. 


остальной  массѣ  метеорическихъ  камней;  большая  часть  нхъ  содер- 
житъ  кроаіѣ  сам.  лсел.  преимущественно  кремнекислый  горькоземъ, 
но  весьхма  не  многіе  кремпе-кислаго  глинозема  и  кремпекислыхъ 
щелочей,  что  составляетъ  совершенно  противное  горнымъ  породамъ 
земнаго  шара.  И  такъ  метеор,  камни  и  метеорическое  желѣзо  со- 
держитъ  слЬдѵющія  18  химическихъ  элемеитовъ,  кислородъ,  водо- 
родъ^  сі>ру,  ФОСФОръ,  уголь,  силищи,  хромъ,  калій,  натрій,  кальцій, 
магній,  глипін,  желѣзо,  марганецъ,  никель_,  кобальтъ,  мѣдь  и  олово. 

Метеорическіе  кам[ш  вообще  составллютъ  по  б.  ч.  округленныя 
массы,  состолщія  изъ  самороднаго  ;келѣза,  апгитовыхъ  частей,  оли- 
вина, Лабрадора,  печенковаго  колчедана*,  внутри  оіиі  сѣроватобѣлы;, 
пепельносѣры,  снаружи  съ  буровато-сѣрою,  шлакообразною  корою, 
чертяш,еіо  стекло,  но  они  мягки  внутри-,  весьма  магнетически,  уд.  в. 

—  5,7,  предъ  п.  т]).  обломки  принимаютъ  черную  кору  и  пла- 
вятся на  углахъ  въ  черную  эмаль. 

Къ  метеорическимъ  кампямъ,  выпавшимъ  въ  Россіи  и  то  въ 
повѣйшія  времена  (съ  древпихъ  временъ  нѣтъ  никакихъ  наблюденій) 
принадлелчатъ  кромѣ  выше  онис.  сам.  желѣза  Енисейскаго  и  Бра- 
гннскаго  слѣдующіе : 

1)  1775  или  1776  г.  упало  нѣсколько  воздушныхъ  камней  въ 
Волынской  Губер ніи  близъ  города  Овруча. 

2)  1787  г.  (1  Окт.)  упалъ  одинъ  метеорическій  камень  въ  Сум- 
скомъ  Уѣздѣ  Харьков.  Губ.  на  поле  слободы  Жнгаловки,  на  10 
верстъ  отъ  села  Бобрнна*,  куски  хранятся  въ  Акад.  Наукъ  вмѣстѣ 
сь  аэролитами  упавшими  въ  Курск.,  Симбирск,  и  ІІолтавск.  Губ. 

5)  1796  г.  (15  Дек.)  упалъ  большой  камень  при  Бѣлой  п,еркв'1> 
Кіевской  Губ.,  другой  камень  уналь  тамъ  л^е  въ  1798  году. 

Д)  1805  г.  (25  Март.)  въ  5  час.  по  полудни  при  слабомъ  сол- 
нечномъ  сіяпіи  упалъ  изъ  тсмнаго  облака  огнсннаго  цвѣта  камень^ 
7  фунт,  вѣсомъ  въ  Доронинской  волости  Иркутской  Губ.  и  иыиѣ 
хранится  въ  Муз.  Акад.  Наѵкъ. 

5)  1807  г.  (15  Март.)  упалъ  камень  на  поле  села  Тимохнна  въ 
Юхновскомъ  уѣздѣ  Смоленской  Губ.,  иѣсомъ  4  пуда',  хранится  въ 
Акад.  Наукъ. 

*)  Сюда  не  прнііадлсжиіъ  так'ь  называемая  мстсориіссипл  бумага ^  най- 
денная 1686  г.  въ  Курляндіп,  сім.  ЕкгспЬсг^  йЬег  (Іаз  сигІ.чпсІізсЬе  Мсісогра- 
ріег.  Вегііп.  1859.  О  воздушныхъ  камняхъ  Россіп,  см.  сочпненіе  Мухина  о 
воздушныхъ  камплхъ.  С.  Петерб.  1819  \\Стойкоеиха  овоздунпіыхъ  камняхъ. 
Харьковъ.  1807. 
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6)  1809  г.  упалъ  метеорическій  камень  при  ужасномъ  шумѣ  и 
большемъ  вЪтрѣ  въ  Вяземскомъ  уѣздѣ  въ  селѣ  Кикипѣ  Калужской 
Губ.,  камень  пепельно-сѣраго  цвѣта  съ  желтобурою  окрулшостію 
и  черною,  гладкою,  но  не  блестящею  корою;  блестящія  металли- 
ческія  крапины  (самородное  желѣзо  съ  пикелемъ)  примѣчаютсявъ  глав- 
ной его  массѣ,  и  во  множествЬ  разсѣяпы  внутри  ся;  онъ  содержитъ 
по  химическому  разложеиію  кромѣ  желѣза  и  никеля,  сѣры,  кремне- 
зема, глинозема,  талька  и  извести;  дюймовой  кусокъ  его  хранится 
въ  минералогическомъ  собраніи  поконпаго  Карла  Вас.  Розенберга. 

7)  1811  г.  (26  Февр.)  упалъ  камень  въ  деревнѣ  Кулешовкѣ  въ 
Роменск.  уѣздѣ  Полтавск.  Губ.,  (во  втор,  разъ)*,  хран.  въ  Акад.  Наукъ. 

8)  1813  г.  (15  Дек.)  въ  ЛонталаксЬ  при  Фридрихсгамѣ  въ  Вы- 
боргской Губ.    въ  Фипляндіи*,  хранится   въ  Муз.  ГельсингФ.  Унив. 

9)  181Д  г.  (5  Февр.)  упалъ  камень  въ  Бахмутскомъ  уѣздѣ  Ека- 
теринославской  Губ.,  вѣсомъ  ДО  Фунтовъ. 

10)  1818  г.  (29  Іюля)  упалъ  камень  вѣсомъ  7  Фунт,  въ  Юхнов- 
скомъ  уѣздь  Смоленской  Губ.-,  во  второй  разъ  въ  этомъ  же  уѣздѣ 
упалъ  камень  на  дворъ  дома  крестьянина  деревни  Слободкп  и  ны- 
\\ѣ  хранится  въ  Музеумѣ  Акад.  Наукъ. 

11)  1818  г.  (50  Март.)  упалъ  камень  въ  окрестностяхъ  деревни 
Заборыцы  при  рѣкѣ  Случь-,  несколько  кусковъ,  всего  9  Фунт,  вѣ- 
сомъ,  хранятся  въ  Музеумѣ  Кіевск.  Универс. 

12)  1820  г.  (50  Іюпя)  упали  камни  въ  Динабургѣ  при  деревнѣ 
Ликсенѣ  и  находятся  въ  Муз.  Кіевск.  Универс,  и  С,  Петерб.  Мед. 
Хнр.  Акад. 

13)  1827  г.  (5  или  6  Октяб.)  упалъ  камень  въ  Бѣлостокѣ  и  нахо- 
дится въ  Муз.  Кіевск.  Универс. 

14)  1829  г.  (9  Сент.)  упалъ  камень  въ  деревнѣ  Красномъ  Угліі 
Рязанской  Губ. 

15)  1852  г.  недалеко  отъ  деревни  Курянова  возлѣ  Волоколам- 
ска упала  хлопчатой  бумагѣ  подобная  горючая  масса  на  поле  и  по- 
крыла, на  толщину  1 — 2  дюйма,  80 — 100  квадр.  сажень  земли. 

16)  1835  г.  (4  Іюля)  въ  5  часа  по  полудни  при  селѣ  Нахрачин- 
скѣ  въ  Тобольской  Губ.  въ  уЪздѣ  этого  названія  при  большей  бу- 
рѣ  упали  маленькіе  4-хъ-угольные  камни  буроватаго  цвЬта  во  вре- 
мя града  величиною  въ  гусиное  яйцо,  отъ  котораго  всѣ  окна  въ 
домахъ  были  разбиты  и  повреждены  всѣ  огороды. 

17)  1839  г.  (51  Іюля)  въ  Галичѣ  Костромской  Губ.  отъ  2  до  4 
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часовъ  по  полудни  падали  хлопья  въ  видь  пепла,  при  чѣмъ  было 
слышенъ  сѣрпый  запахъ. 

18)  18Д0  г.  (27  Апрѣлл)  въ  Киргизской  степи  по  ту  (сторону 
Иртыша  мелхду  хребтомъ  Кизиль-Бенду  и  горою  Акчацла  на  поле 
близь  рѣки  Караколь  выпалъ  воздушный  камень,  углубившійся  въ 
землю  па  ^  аршипа;  видъ  его  продолговатый  на  подобіе  срьзанна- 
го  конуса^  толстый  его  коиецъ  имЪлъ  5|-  вершка  въ  поперечникѣ-, 
онъ  сѣроватаго  цвѣта  съ  многими  бурыми  по  срединѣ  пятнами  и 
съ  мелкими  блестящими  крапинами  самородпаго  л^елъза*,  черпал  ко- 
ра имѣетъ  значительныя  углубленія  и  въ  ~  лин.  толш,нпою;  кусокь 
его  хранится  въ  Московском!»  Обществѣ  Естествоиспытателей. 

19)  Сюда  также  принадлежитъ  паденіе  воздушныхъ  камней  24 
Октября  1824  года  въ  Стерлитамакь  при  деревнь  Левашовкѣ  на 
рЬкЬ  Бѣлой  во  время  жаркаго  дня  въ  200  верстахъ  отъ  Оренбурга; 
мнол^ество  мелкихъ  камней  здѣсь  выпало  вмѣстѣ  съ  градомъ,  и  мно- 
гія  градины  заключали  въ  себѣ  желѣзпыя  ядра  плоскаго  октаэдри- 
ческаго  вида  съ  8  плоскостями,  но  иногда  октаэдры  8-сторонніе, 
съ  плоскостью  на  концахъ  внѣ  центра.  І^.  Эверсжанъ  въ  Казани  и 
/^.  Гержаш  въ  Москвѣ  впервые  описывали  эти  каміш-,  несовер- 
шенные кристаллы  имѣютъ  видъ  октаэдровъ  и  лейцнтоэдровъ,  сжа- 
тыхъ  болѣе  или  менѣе  по  главной  октаэдрической  оси,  (фиг.  58)  такъ 
что  они  кажутся  плоскими  (а — Г)*,  плоскости  неровны ,  вогнуты  или  вы- 
пуклы; ребра  болѣе  или  меиѣе  вогнуты,  лей- 
цитоэдры  лучше  сохранились  ію  Розу  у  ^^^)  не- 
жели октаэдры,  но  по  моему  замѣчанію  эти 
гораздо  правильнѣе  лейцитоэдровъ ;  таблнце- 
видные  октаэдры  (фиг.  58  а  —  і]  имѣютъ  съ 
обѣнхъ  конечностей  по  4 — 6  —  или  8  непра- 
вильно расходящихся  ребръ ;  главная  вдавлен- 
ная ось  гораздо  короче  боковыхь,  хотя  она  иногда  таклче  удлинена  въ 
видѣ  острел  или  одинаковой  съ  боковыми  осями  длиною;  примечатель- 
ны впадины  по  длинѣ  конечныхъ  ребръ  и  на  самыхъ  плоскостяхь  ок- 
таэдровъ, и  не  равиыя  ребра.  Кристаллъ  (а  Ь)  5  лин.  длиною  и 
столько  лче  шириною,  но  едва  1|-  лип.  толщніюю  (с),  по  сему  онъ 
составляетъ  весьма  тупой  октаэдръ;  другой  же  кристаллъ  (сі  е  Г) 
гораздо  длиннѣе  по  одному  направленію  чѣмъ  по  другому;  8  непра- 
вильиыхъ  ребръ  происхѳдящихъ  изъ  сжатой  верхушки  показываютъ 


*)  Ро^§е72с1ог//'5  Лппаіеп  Лег  РЬу».  В.  ХХѴ111  ра§.  570. 
**)  Кеіье  пасЬает  Шаі.  ІШ.  Бегііп.  II,  р.  205. 
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кромѣ  того  еще  несколько  боковыхъ  не  полныхъ  и  весьма  тон- 
кихъ  ребръ  и  поперечііыл  струйки  между  ребрами;  внутри  кристал- 
лы жилковаты,  ЦБ.  черновато-бурый,  черта  желтобурая,  внутри  бу- 
рые-, уд.  в.  5,  7  и  п(3  Гержапу  они  состоіітъ  изъ  окиси  лчелЬза 
90^  02  и  воды  10,  19,  посему  Розе  ихъ  принимаетъ  какъ  кри- 
сталлы обыкновенпаго  ;келѣзнаго  колчедана,  перешедшіе  въ  водную 
окись  желѣза,  отличающуюся  оть  бурой  желѣзной  руды,  такъ 
какъ  и  Кобеллъ  доказалъ,  что  желѣзный  колчеданъ  при  из- 
мѣненіи  химическаго  состава  всегда  переходить  въ  подобную  вод- 
ную окись,  какъ  Стерлнтамакскіе  камни.  Но  не  видно,  по  какой 
причинѣ  они  всѣ  изменили  свою  первобытную  кристаллическую 
Форму,  между  тШъ  какъ  измененные  кристаллы  желѣзнаго  кол- 
чедана остаются  всегда  на  поверхности  гладкими,  а  внутри  де- 
лаются сплошными  при  сохраненіи  своего  прежняго  кристалличе- 
скаго  вида.  Стерлитамакскіе  камни  выпали  изъ  воздуха  на  поле, 
какъ  ядра  градинъ  и  никто  ихъ  прежде  тамъ  не  видалъ,  хотя  они 
покрывали  большое  пространство  земли*,  также  другіе  метеорическіе 
камни  содерлѵатъ  въ  составныхъ  частяхъ^  какъ  и  эти,  окись  же- 
л  Ьза  и  въ  маломъ  количестве  воду  они  приняли  кажется  кристал- 
лизацію  спѣга,  во  время  низпаденія  ихъ  съ  градинами.  Въ  кристал- 
лахъ  снѣга  арктическихъ  странъ  примечаются  подобпыя  таблице- 
видныя  Формы  съ  СФСрическимь  ядромъ,  отъ  котораго  распростра- 
няются ко  всемъ  сторонамъ  отъ  6  до  10  лучей,  хотя  никогда  въ 
совершенно  правильномъ  виде.  Ядро  Стерлитамакскихъ  градинъ  бы- 
ло железистое,  по  и  плоское ,  какъ  вообще  снежное,  и  неправильности 
ребръ  и  неровность  плоскостей  должно  объяснить  быстрымъ  охла- 
жденіемъ  этихъ  кристалловъ  при  первоначальпомъ  ихъ  образованіи 
въ  градинахъ.  Они  находятъ  также  подобное  *)  себе  явленіе  въ 
мелкихъ  4-угольны хъ  камняхъ  бураго  цвета,  выпавшихъ  подобнымъ 
же  образомъ  съ  градомъ  1855  г.  4  Іюля,  въ  самое  жаркое  время, 
въ  3  часа  по  полудни  въ  селе  Нахрачинске  въ  Тобольской  Губ. 
при  большой  буре*,  градъ  величиною  съ  гусиное  яйцо  разбилъ  окна 
домовъ  и  повредилъ  огороды. 

Это  явленіе   въ  Стерлитамаке  еще  более  объясняется  градомъ. 


*)  Напротивъ  Рейхенбахскіе  такъ  называемые  меіеорическіе  камни  отъ 
Нейзидлерскаго  озера  въ  Венгріи  нечто  иное  какъ  болотная  руда,  случайно 
силыіымъ  вѣтромъ  поднятая  и  разбросаішая  (см.  о  томъ  Гіпзііігіі  1842  «Л'^  -^26), 
по  сему  между  инлш  встрѣчаіотся  также  явственные  куски  дерева. 
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шедшнмъ  1859  г.  26  Августа  въ  городѣ  Падовіі.  Козари  *)  его 
описалъ;  другіе  думали  иайти  въ  нѣкоторыхъ  этнхъ  градинахъ  облом- 
ки желѣза  углеродиокислой  извести  и  кирпичііыя  обломки,  хотя  ІГоз^туі?/ 
полагалъ^  что  они  снаружи  можетъ  быть  перешли  въ  градины,  въ 
то  время,  какъ  камни  падали  па  землю*  но  нѣтъ  сомнѣпія,  что  Дру- 
гія  г])адтіы  содержали  въ  себв  песчанистыя  ядра.  Козари  самъ  на- 
шелъ  въ  срединѣ  двухъ  градинъ  подобный  пепельносѣрый  порошокъ, 
зерна  кбтораго  были  неравной  величины*,  самыя  большія  черно-сѣ- 
рыя  привлекались  магпитомъ,  посему  опъ  принялъ  ихъ  за  желѣзо 
и  никель*,  следственно  и  этимъ  лвленіемъ  доказывается  метеориче- 
ское происхождеиіе  Стерлитамакскихъ  камней. — Вообще  и  въ  Дру- 
гихъ  мѣстакъ  Европы,  Америки,  Африки,  Азіи  и  на  островахъ  Ти- 
хаго  Океана  наблюдали  подобныя  паденія  разныхъ  метеорическихъ 
камней:  такъ  и.  пр.  на  одномъ  остро вЬ  изъ  Сандвичевыхъ  остро- 
вовъ,  въ  1825  году,  15  Сент.,  во  время  пребыванія  русскаго  кора- 
бля подъ  командою  Флота  капитана  Отто  Коцебу  иизпалъ  изъ  воздуха 
подобный  аэролнтъ,  кусокъ  котораго  хранится,  съ  другими  метеори- 
ческими камнями  бывшей  моей  коллекціи,  въ  Муз.  Мед.  Хир.  Акад. 

Также  въ  самыя  древнѣйшіл  времена  наблюдали  уже  паденіе  аэро- 
литовъ,  и  Римскіе  писатели  Титъ  ЛивШу  ГІлгтій  и  другіе  упо- 
мянули объ  нихъ,  какъ  объ  каменпомъ .  доя^дЬ  (ІарісІіЬиз  ркііззе), 
Плший  разсказываетъ ,  что  Греческій  Философъ  Лішпсагорь  при- 
нялъ, что  выпавшій  въ  то  время  метеорическій  камень  при  Эгосъ- 

'^)  В.  Ь.  Созагі  Аппаіі  сіеііе  всіепхе  (іеі  ге^по  ІотЬагсІо-ѵепеІо.  Коѵ.  Вес. 
1854 — также  въ  Келѵ  ЕсІіпЬ.  рііііоз.  ]оигп.  «Л?  о7,  ра^.  85  іі  въ  СеЫеГу  РЬу- 
5Іка1.  "ѴѴогІегЬисІі.  Меіеогоіо^іе  ра^.  І2015. 

См.  Сар.  ЬѴІ  ІіЬ  II.  НІ8І;.  паі.  Ргаеіег  Ьзес,  разсказываеі-ъ  ІТлшйй,  ііі- 
Гегіоге  соеіо,  геіаіит  іп  тоіштепіа  езі  Іасіе  еі  зап^иіпс  ріиіззе  —  ііет  /сгго 
(самор.  желѣзо)  іп  Ьисапіз^  еГП^іез,  ^иае  ріиегаі,  Броп^іапші  іеге  біпііііз  Гиіі;, 
^.  Раиіо  С.  ЗІат^сеІІо  Со85,  —  Ьапа  (см,  «Лх  15  хдопчат.  бумага)  ріиіі  сііса 
сазіеііит  Сагіззапиту  ІаІегіЬи»  сосІІ5  ріиіззе,  іп  е]іі8  аппі  асіа  геіаіит  еьЦ  — 
агтогит  сгерііиз  еі  ІиЬае  зопііиз  аийііоі  е  соеіо  СітЬіісіз  ЬеІІіз  ассерітпз,' 
сгеЬгоздие  еі  ргіиз  еі  розіеа  ірзит  аггіеге  соеіиш,  тіпіте  тігит  сзі  еі  8эе- 
ріиз  ѵізит,  та^оге  ѵі  ідпіз  пиЬіЬиз  соггесііз.  Сар.  VIII.  СеІеЬгапІ;  ^ггесі,  АпО' 
ха^огапг  Сіаготепіит  Оіутріасііх  ЬХХѴІІІ  зесипЛо  аппо  ргаесііхіязе  соеіезіі- 
иш  Ііііегагит  зсіепііа,  ^и1Ьи8  ДіеЬиз  вахит  сазигигп  еззеі;  а  зоіс,  і(1^ие  Гас- 
Ііііп  іпіегсііа  іп  ТЬгасіае  рагіе  аЛ  Лсі^оз  Гіитеп,  ^иі  Іаріз  еііат  тшс  озіеп- 
ДІІиг  та§піиі(1іпе  ѵсЬіз  (камень  составплъ  цѣлын  возъ),  соіоге  асіизіо,  сотеіе 
^ио^ие  ііііз  посІіЬиз  Падгапіе.  1п  А1)ус1і  §утпа8Іо  ех  еа  саиза  соіііиг  ЬоЛіс- 
уие,  тосіісиз  С]иіс1ет,  зесі  г[иет  іп  тесііо  Іеггагит  сазигит  ісіет  Апаха^огт 
ргаебіхіззе  паггаіиг.  Едо  ірзе  ѵісіі  іп  Ѵосопііогит  аі5Го  раиііо  апіе  йеіаіит. 
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Потамосѣ  въ  Тракіп  произошелъ  изъ  солнца  или  другой  планеты, 
мнѣніе,  котораго  и  ньшѣ  многіе  физики,  даже  самъ  Ъсірщсліусъ,  при- 
держиваются. 

Вь  повьйиііл  врртѵіена  I  ІрОФессоръ  Физики  тогдашняго  Вит- 
тенбергскаго  Университета,  Хмдни  *)  первый  доказалъ,  что  паденіе 
этихъ  камней  не  принадлежитъ  къ  баснословіямъ,  но  къ  Фактамъ, 
и  что  они  образуются  внѣ  земной  атмосФСры  и  должны  быть  по 
сему  косметическаго  происхожденія.  Въ  то  время  случалось  паденіе 
аэролитовъ  въ  Сіэнѣ  въ  Италіи,  и  Олберсъ  тогда  допустиль  опять 
мнѣніе,  что  они  могутъ  произойти  изъ  л}ны,  мнѣніе,  котораго  при 
паденіи  аэролитовъ  въ  томъ  же  1795  году  въ  Іоркшейрѣ  придержи- 
вался также  Лапласъ^  стараясь  доказать,  что  огненное  явлепіе  при 
ннзпаденіи  аэролитовъ  имѣло  свою  причину  въ  сильномъ  сжатіи 
воздуха,  какъ  слѣдствіи  безконечно  большой  скорости,  съ  которою  аэ- 
ролиты пролѣтаютъ  чрезъ  земную  атмосферу,  но  скорость  гюсль 
того  отъ  сопротивленія  воздуха  такъ  уменьшается,  что  по  йніЬнію 
его  паденіе  ихъ  оканчивается  обы'лновеиною  скоростью  паденія 
іѣлъ. 

Самая  вѣроятная  теорія  о  происхожденіи  этихъ  аэролитовъ  безъ 
сомнѣнія  та,  что  они  образуются  въ  высшихъ  предЬлахъ  земной 
атмосферы  чрезъ  соединеніе  газообразиыхъ  первоначальныхъ  ;кид- 
костей  небеснаго  пространства,  изъ  которыхъ  также  образовались 
планеты  и  безпрестанно  возникаютъ  новыя  тѣла,  какъ  и  самые  аэ- 
ролиты, при  содѣйствіи  усиленнаго  электричества  или  сильнаго  фи- 
зико-химическаго  процесса.  Посему  низпаденіе  аэролитовъ  обыкно- 
венно сопровождается  огненпымъ  явленіемъ  или  огненным  ь  шаромъ^ 
долгое  Бремя  вертящимся  въ  атмосФерѣ,  который  но  совершен- 
номъ  сгорепіи  лопается  и  выбрасываетъ  образовавшіеся  въ  то  вре- 
мя воздушные  камни*,  подобные  огненные  шары  безъ  сомнѣнія  весь- 
ма высоко  вертятся  въ  земной  атмосФСрѣ,  потому  что  они  иногда 
были  наблюдаемы  въ  одно  и  тол^е  время  въ  Португаліи  и  въ  Герма- 
ніи.  Аэролиты  при  низпаденіи  вь  разгоряченномъ  состояніи  покры- 
ты свѣжею,  черною,  шлакообразною  корою;  они  при  большомъ  какъ 
бы  пушечномъ  шумЬ  мгновенно  во  время  своего  полета  чрезъ  зем- 
ную атмосферу  разрываются  на  мелкія  части,  подобно  бомбамъ,  а 
по  низпаденіи  довольно  глубоко  врываются  въ  земную  поверхность. 

*)  СМасіпіу  ііЬег  йеп  ІІгзргип^  сіег  ѵоп  РаИаз  ^еГипсІепеп  ипсі  апсіегп  іЬг 
аЬпЬсІіеп  Еізеіітаззеп.  Ьеірхі^.  1794.  —  ІІеЬег  Геиеггаеіеоге  иіісі  ііЬег  йіе  тіі 
йепьеІЬеп  ЬегаЬ^еГаІІепеп  Маззеп.  \Ѵіеп.  1819. 
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Семейство  Ъ.  Нековкіе  металлы. 

Они  мало  или  весьма  мало  хрупки,  имѣютъ  незначи- 
тельную твердость,  приближающуюся  къ  изв.  шп.  или 
даже  гипс;  уд.  в.  9,4 — 5,6. 

Р,  14.  Теллуръ,  Зіірапллп  Теііиг^  Теііиге  па^ 

іі/  аиго/еггі/еге.  Крист.  сист.  Ъ-.и  \-оснал,  эмиэдрическая, 
преобладаетъ  тупой  ромбоэдръ  съ  прямонаса л? денною 
конечною  плоскостью,  но  кристаллы  весьма  мелкіе,  или 
мелкія  зерна  и  сплошныя  массы;  тверд,  зіежду  извест: 
шп.  и  гипсов  ;  уд.  в.  6,4  —  6,  1;  цв.  оловянобѣлый, 
предъ  п.  тр.  горитъ  съ  желтымъ  пламенемъ;  химическое 
соединеніе  самороднаго  теллура  съ  ліелѣзомъ  и  слѣдомъ 
золота.  Те. 

Лах.  весьма  рѣдко  въ  жилахъ  древнихъ  песчаникопъ  силюрійской 
Формаціи  въ  Трапснльвапіи  при  Залатнѣ. 

Р,  15.  Сурьмянистое  серебро,  АпІітоп8ІІЪеі\  аг§еп1 
апіітопіаі,  Крист,  сист.  Ъ-и  І-осная^  эмиэдрическая,  мел- 
кіе  ромбоэдры,  также  двойнгп^и,  или  почкообразныя  сплош- 
ныя массы;  тверд,  немного  болѣе  извеотк.  шп.,  уд.  в.  9,  4, 
цв.  серебрянобѣлый,  желтоватый;  предъ  п.  тр.  плавится  въ 
серебряное  ядро;  химическое  соединеніе  самороднаго  се- 
ребра съ  сурьмою.  -А^.  ЗЬ, 

Нах.  рѣдко  въ  жилахъ  граппта,  гнейса,  глинистаго  сланца,  въ 
Баденскомъ  королевствѣ  при  ВольФахѣ,  при  Андреасбергѣ  на  Гар- 
цЬ  и  въ  Испапіи. 

Р,  16.  Самородная  сурьма, ^^^^гѴ^етг  8ріез8§Іапг.,  апіі- 
тоіпе  паіі/.  Крист.  сист,  Ъ-и  1-ося(7^^  эмиэдрическая;  по  б. 
ч.  почкообразна,  гроздовидна,  сплошна;  тверд,  болѣе  из- 
вестк.  шп.,  уд.  в.  6,  7  —  6,  6;  цв.  оловянобѣлый,  побѣ- 
л;алый  желтымъ  или  сѣрымъ  цвѣтомъ;  сост.  изъ  само- 
родн.  сурьмы,  серебра  и  Лчслѣза. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса  и  глинистаго  сланца  въ  ПршибрамЬ 
въ  Богеміи,  и  на  ГарцЬ,  въ  СалЪ  въ  Швеціи;  въ  АльмантЬ  въ  До- 
Финѣ  во  Фрапцііі. 

Р.  17.  МышьяковистАЯСурьма,  Агзепікзріезз^іап^.^ 
мало  извѣстна;  исключая  цвѣта,  совершенно  сходна  съ 
Штейнманнитомъ  (смот.  роЪъ  27.) 
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Р.  18.  С  А  м  о  р  од  н  о  й  м  ы  ш  ь  я  к  ъ,  §с(ІІе§еп  Агзепік^  агзе- 
піс  паН/.  Крист.  сист.   Ъ-и  І-оснал^  эмиэдрическал,  ту- 
пой ро\ібоэ,фъ  очень  рѣдокъ,  (фиг.  59),  кристаллы  весь- 
ма мелки:   твердость   не  много  болѣе  из- 
Фиг.  59.  го  ^,, 

вестк.  шп.,  уд.  в.  о,  цв.  оѣловато-свин- 
цотіосѣрый,  побѣжалый  сѣровато-чернымъ, 
при  разбитіи  испускаетъ  чесночный  запахъ; 
на  углѣ  сильно  дымится  иулетаетъ,  но  не- 
плавится; химическое  соединеніе  самор.  мы- 
шьяка сь  сурьмою  и  серебромъ.  Аз, 

Нах.  въ  жилахъ  слапцеватыхъ  горпыхъ  породъ ,  гнейса,  слю- 
деиаго  сланца,  также  порФировъ  при  Френбергѣ  въ  Саксоніи,  въ 
Іоахимстллѣ  въ  Богеміи,  въ  НагЬчгѣ  и  Оравичѣ  въ  Траиснльва- 
ніи,  на  ГарцН,  въ  Швеціи;  въ  Россіи  еще  не  былъ  нанденъ. 

У^потр.  въ  медпцынѣ,  металлургіи,  красильномъ  нскуствѣ, 
для  литія  типограФическаго  шрпФта  и  т.  д. ,  и  составляетъ  лдъ  весь- 
ма сильно  дѣйствуіощій  и  истребляющій  вредныхъ  въ  домашнемъ 
бытѣ  животныхъ. 

РаЗРЯДЪ    II.  СѢРИСТЫЕ  МЕТАЛЛЫ. 

Наружный  видъ  металл  и  ческій  или  не  металлическій, 
кристаллическій;  твердость  незначительная,  плавиковая, 
или  полев.  шп.  до  тальков.,  уд.  в.  о,  5  —  8,  о,  цв.  раз- 
личные, всѣ  возможные  отъ  бѣлыхъ,  л;елтыхъ,  красныхъ, 
синихъ  до  черныхъ;  блескъ  иногда  алмазный,  иногда  по- 
луметаллическій  или  совершенно  металлическій;  прозрач- 
ность совершенна,  несовершенна  или  вовсе  несовершенна; 
химическій  сосгавъ:  соединеніе  металловъ  съ  сѣрою 
въ  разныхъ  пропорціяхъ,  иногда  также  нѣсколькихъ  ме- 
талловъ между  собою  и  съ  малымъ  количествомъ  сѣры. 

Семейство  4.  Блески. 

Совершенно  металлическіе;  кристаллическая  система 
правильная,  о -и  1-осная,  ^-и  1-осная  и  2»и  1-члснная, 
твердость  плавиковая,  иногда  тальковая,  но  по  б.  ч,  гип- 
совая; нехрупки,  некоторые  даже  ковки,  уд.  в.  отъ  8,  5  — 

8* 
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—  4,  О  уменьшающійся;  цв.  металлическій,  бѣлый, 
сѣрый,  черный,  черта  сѣрая  или  черная,  тусклая  или 
металлически-блестящая  ^  блескъ  совершенно  металличе- 
скій,  они  просвѣчиваютъ  или  не  прозрачны^  составляютъ 
соединеніе  самородныхъ  металлловъ  съ  малымъ  количе- 
ствомъ  сѣры,  но  также  соединенія  селенистыя,  теллу- 
ристыя. 

а)  Теллуристые  блески. 

Уд.  в.  8,  5  —  5,  8',  тверд,  отъ  извест.  до  гипс;  они 
ковки,  нехрупки,  цв.  бѣлые,  стальнобѣлые;  сост.  изъ  тел- 
лура и  другихъ  металл  о  въ  съ  ліалымъ  количествомъ  сѣры. 

Р.  19.  Теллуристое  серебро  ТеІІшзіІЬег.  Зернистое, 
также  въ  мелкихъ  эксаэдрическихъ  ромбоэдрахъ;  тверд. 
ме;кду  изв.  шп.  и  гипс,  уд.  в.  8,  5;  ковко,  изломъ  ров- 
ный; цв.  свинцовосѣрый;  блескъ  металлическій;  предъ  п. 
тр.  остаются  на  углѣ  бѣлые  серебристые  шарики;  хими- 
ческое соединеніе  серебра  и  теллура  съ  нѣкоторымъ  слѣ- 
домъ  желѣза.  Тс. 

Наа:.  гнѣздами  съ  сѣрнымъ  колчедаііомь,  теллуристымъ  свин- 
цомъ  и  жировикомъ  въ  тальковатой  глинѣ  и  въ  желѣзистомъ  гли- 
ііистомъ  слапцѣ  въ  Заводинскомъ  рудіпікѣ  Алтайскаго  горпаго  хребта, 
въ  Колывановоскресенскомъ  округі^',  масра  теллуристаго  серебра 
67і-  фунт,  хранится  въ  Муз.  Гори.  Корп. 

Р.  20.  Теллуристое  золото,  ЗсЬгі/сСеІІиг^  соста- 
вляетъ  соединеніе  теллура  съ  золотомъ  и  серебромъ.  А§ 
Те  -іг-  Ъ  Ли  Тс^\ 

Нал:,  въ  порФирахъ  при  Офсньбаньи  въ  Трансйльваніи,  —  рѣдко. 

Р.  21.  БѣлыйтЕЛЛУРЪ,  И^егшхітпу  Теііигзі/Ьег^  Теі- 
Іигс  §гІ8.,  составляетъ  соединеніе  те.ілура  съ  золотомъ, 
свинцомъ  и  серебромъ  и  съ  весьма  малымъ  количествомъ 
сѣры. 

Нах.  весьма  рѣдко  въ  порФИрахъ  при  НагіягЬ  въ  Трансиль- 
вапіи. 

Р.22.  Теллуристыйсвинецъ  ТеІІигЫеі.  Крист.  сист. 
неизвѣстна,  мол^етъ  быть  правилънал ,  потому  что  спай- 
ность по  '5  направленіямъ  листоватая,  почти  кубическая; 
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сплошными,  незначительными  зернами;  изломъ  неровный; 
твердость  извест.  пш.,  уд.  в.  8,  1;  цв.  оловянобѣлый; 
предъ  п.  тр.  плавится  въ  маленькій  серебряный  ша- 
рикъ,  такъ  какъ  свинецъ  улѣтаетті;  химическое  соедине- 
ніе  свинца  съ  теллурохмъ  и  неболыпимъ  количествомъ 
серебра.  РЬ  Те. 

Нах.  вмЬстЬ  съ  теллуристымъ  серебромъ  въ  Заводиискомъ  руд- 
никѣ  Аѵітайскаго  горнаго  хребта,  но  никогда  отдѣльно  не  быль 
найденъ. 

Р.  2э.  Тетради митъ,  Маг1іа8ІІ§ІаГі2,^  сост.  изъ  висму^ 
та,  теллура  и  немного  сѣры.  Те^  -н  8'^ 
Цах.  въ  трахитѣ  въ  Венгріи  и  Трансильваніи. 
Р.  24 .  Т  Е  Л  л  У  р  и  с  т  О  й  в  и  с   у  т  ъ ,  ТѴІ8тиіЪ]пе§еІ.,  состо- 
итъ  изъ  висмута,  теллура,  немного  серебра  и  сѣры. 

НАХ.  въ  магнитііомъ  желѣзнлкѣ  въ  Венгріи,  Швеціи  и  Норвегіи. 

Ь)  Свинцовые  блески. 

Уд.  в.  7,  б  —  4,  7;  тверд,  отъ  изв.  шп.  до  талька; 
они  ковки,  не  хрупки,  темно-свинцово-ч(;рны  или  л^елѣ- 
.зочерны;  химически  составляютъ  сѣристые  и  селенистые 
металлы  и  соединеніе  теллура  съ  сѣрою. 

Р.  2  5 .  Т  Е  л  л  у  р  и  с  т  ы  й  Б  л  Е  с  к  ъ,  ]^а§уа^егег;^^  Іеііиге  паіі/ 
аигорІотЫ/ёге.,  составляетъ  соединеніе  свинца  съ  теллу- 
ромъ,  золотистымъ  теллуромъ  и  сѣристымъ  свинцомъ. 
РЪ  Те,  Ли  Те,  РЬ.  Нах.  въ  Трансильваніи. 

Р.  2  6.  С  в  и  н  ц  о  в  ы  й  Б  л  Е  с  к  ъ ,  Віеі^іапг,  рІолгЬ  зиі/агё^ 
Оаіепа.  Крист,  сист.  правильпал,  основная  ф.  эксаэдръ; 
обыкновенно  кубо-октаэдръ,  окгаэдръ,  эксаэдръ  съ  пло- 
скостями гранатоэдра,  (фиг.  60),  гранатоэдръ,  октаэдр  ь  съ 
Фиг.  60.  Фиг.  61.      плоскостями  гранятоэдра  и  эк- 

саэдра,  также  лейцитоэдръ, 
тріакись-октаэдръ,  (фиг.  61), 
эксакисъ-окта.эдръ,  (фиг.  62)  не 
рѣдко  октаэдрическіе  двойни- 
ки; онъ  встрѣчается  также  плот- 
ный, ( свингакъ ),  крупнолисто- 


Фти*.  63  ватый,  ра:іъѣденный,  крючковатый  и  въ 
ложныхъ  крисгал.іахъ  послѣ  синей  свинцо- 
вой руды^  спайность  совершенно  листова- 
тая, параллельна  кубическимъ  плоскоетимъ, 
но  также  сплошньпі  съ  ровн!>іі\іъ  изломомъ, 
твердость  мелчду  извест.  шп.  и  гипсов.;  уд. 
в.  7,  7  ^ —  7,  5;  цв.  свинцовосѣрый,  весьма 
блестяіцій;  предъ  п.  тр.  на  углѣ  растрескивается  и  рас- 
плавляясь составляетъ  по  себѣ  зерно  металл  и  ческа  го  евин-» 
ца;  химически  состоитъ  изъ  сѣристаго  свинца,  иногда  съ 
приліѣсью  серебра.  Р6. 

Нах.  въ  жнлахъ  гранита,  зернпстаго  известняка^  глиііистаго 
сланца,  гнейса,  въ  каменио-угольпоГі  Формаціп  Англіи,  Шотландіи, 
Франціи,  Испаніи,  Германін,  Богемш,  Венгріи,  Транснльвапіи,  Шве- 
цні,  Норвегіи,  въ  снлюрійской  системѣ  Эстллндіп^  хотя  весьма  рЬд- 
ко  и  въ  маломъ  количеств^,  въ  Польшѣ  въ  Мѣдьзііногорѣ  и  въ 
Хенчннъ,  въ  силю])ійскомъ  пзвестнякѣ  па  Аландскнхь  островахъ,  въ 
ІІерно,  Питкарандѣ  и  другнхъ  мЬстахъ  Фннляндіи,  въ  горахъ  Нер- 
чинскихъ,  особенно  свшшапЪу  (встречаю идійс л  также  въ  ПольшЪ  въ 
Мѣдьзяногорѣ  и  Хенчинѣ,)  въ  Бе])езовскнхъ  рудникахъ  съ  самород- 
ньшъ  золотомъ,  въ  Павловскихъ  и  Анатольскихъ  рудннкахъ  по  бе- 
регамъ  р.  Тагила,  въ  кварцевыхъ  жилахъ  тальковаго  и  хлористаго 
слаііцевъ,  вь  Уткпнскомъ  руднпкѣ  въ  окрестностяхъ  Нижняго  — 
Тагнльска,  въ  мѣдныхъ  рудникахъ  Богословскихъ  заводовъ,  въ  Ку- 
кушевскомъ  рудникіі  Міяскаго  завода  п  въ  Нагольномъ  кряжѣ  въ 
землѣ  Войска  Донскаго. 

^^потр.  на  выплавку  металлическаго  свинца,  изъ  котораго  д1> 
лаютъ  разныя  трубы  пли  листы  для  кровли  домовъ  и  па  Ліолобы 
кровель,  па  сковороды  въ  купоросныхъ  заьодахъ,  па  свпнець  для 
окошскъ_,  на  литіе  пуль  и  дроби,  съ  прнмвсыо  мышьяка,  такъ  какъ 
бсзъ  него  дробь  не  прпнимаетъ  вида  мелкихъ  зсренъ*,  приготовля- 
ются тппограФическіс  литеры  изъ  5  част,  свинца  и  1  част,  сурьмы; 
смѣсь  олова  и  спиип.а  въ  разиыхъ  проиорціяхъ  употр.  на  разные 
сосуды,  па  припай  (8сЬпс1ІоЬІі)  для  па;иііл  л^естянокъ;,  свннецъ  плю- 
щится въ  листы,  употребляемые  па  дЬланіе  разіплхъ  выпариватель- 
пыхъ  сосудовъ,  для  обладки  каме[)ъ,  въ  которыхъ  добываютъ  сѣр- 
нуіо  кислоту,  на  укупорку  нѣкоторыхь  товаровъ,  какъ  и.  п.  табаку 
и  чаю*,  изъ  него  отливаютъ  разные  котлы  и  реторты;  свинцовая 
оансь  по  сгиавленіи  съ  кремиеземомь  даехь  цревосходное  стеіио, 
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входящее  въ  составь  хрусталя  и  ФЛИнта;  Другіе  препараты,  н.  п. 
уксуснокислый  свннецъ  и  др.,  употр^  въ  медицынѣ  и  на  приготовде-. 
ніе  свинцовыхъ  бьлилъ',  вообще  нзъ  пего  приготовляется  самая  боль- 
піая  масса  металлическаго  свинца  и  свипцоваго  глета,  употребляе- 
мыхъ  во  всѣхъ  отрасляхъ  искуствъ  и  ремеслъ,  и  въ  естественномъ 
состояніи  онъ  употр.  подъ  пазваиіемъ  Акіаі/оих  на  глазурь  глиня- 
ныхъ  сосудовъ  и  кромѣ  того  изъ  него  добывается  много  серебра. 

Вндъ  1.  Селеновый  свшсецъ  ( РЬ  )  состоитъ  изъ  селенія  и  свин- 
ца, иногда  съ  примѣсью  кобальта  или  желѣза. 

Мах.  въ  глипистомъ  сланцЬ  на  ГарцЪ. 

В.  2.  СеленоволшЪиый  свииецъ  (РЬ  ^е  ч-  (2и  5с )  состоитъ  изъ  се- 
ленія,  мЬдн  и  свиіща#,  иногда  съ  прнмѣсью  желѣза  и  свинцовой 
окиси. 

Нах.  на  Гарцѣ  и  вь  Фрейбергѣ. 

В.   5.  Селеновортутный  свинецъ  ( РЬ  5е  -ь        5е )  содержитъ 
селеновый  свинецъ  и  селеновую  ртуть. 
Пах,  съ  предъидупцімъ. 

Иловатый  свинаовый  блескъ^  тиіпгі^ег  ІМсіі^ІапЪу  кажется  только 
разрушеннымъ  свинцовымъ  блескомъ  и  пах.  около  Френберга,  также 
въ  Мѣдьзяногорѣ  въ  Польшѣ. 

Такъ  называемый  свинцовый  блестлкъ.^  Ѣіеі$сЫттсг^  прнкимаехся 
Берцсліусоліъ  за  простою  смѣсь  свипцоваго  блеска  съ  сЬристою 
сурьмою  и  съ  иебольшимъ  количествомъ  мышьяка;  онъ  находится 
въ  Нерчипскѣ,  въ  Алгачннскомъ  и  Кадайнскомъ  рудникахъ. 

Р.  27.  Ш  т  Е  й  н  м  А  н  н И  т  ъ  (собс.  имя).  Крист.  сист.  пра* 
вилъп.,  октаэдры  ме.ікіе,  вросшіе  въ  другихъ,  гроздовид- 
пый,  разъѣденный,  спайн.  несов.  параллельна  по  плоско- 
стямъ  эксаэдра,  иногда  косо -скорлуповато-отдѣленный, 
изломъ  неровный,  тверд,  меліду  гипе.  и  извест.  шп.;  уд. 
в.  6,  8;  цв.  свинцовосѣрый;  черта  блестяща;  блескъ  ме- 
таллическій  или  меркающій;  предъ  п.  тр.  сплавляетсл  въ 
металл,  зерно;  сост.  изъ  сѣристаго  свинца  съ  сѣ[)астою 
сурьмою  и  немного  серебра. 

Пах.  съ   цинковою   обманкою  въ  Приіибраміі  въ  Богеміи. 

Р.  2  8 .  М  О  Л  И  Б  д  Е  н  о  В  ы  й  Б  л  Е  с  к  ъ,  ТѴаззсіЫец  ШоІуЪсІепе 
зиі/игё.  Крист.  сист.  Ъ-и  1-осная,  діэксаэдрическая  и  6- 
сторонныя  таблицы;  кристаллы  весьма  рѣдки  и  несовер- 
шенны; по  б.  ч.  сплошной,  листоватый;  уд.  в.      8 — 4,  7^ 


тверд,  тальковая,  совершенно  мягкій  и  гибкій^  цв. 
свинцовосѣрый,  черта  подобна  го  цвѣта,  на  ощупь  жи- 
ренъ,  мараетъ  и  пишетъ  на  подобіе  граФита,  который 
одиако;ке  на  Фаянсѣ  проводить  черту  сѣрую,  а  молибде- 
новый блескъ  зеленоватосѣрую;  состоитъ  изъ  сѣристой 
' '  * 

молибдены.  Мо, 

Нах.  въ  гранить,  сіэнптѣ,  гпейсѣ,  глигиістомъ  слапцѣ,  въ  Сак- 
сопіи,  Богеміи,  Тиролѣ_,  Швейцаріп,  Фрапцтн,  Аііглін^  Норвегіи, 
Швеціи,  въ  Сибири  по  рѣчкѣ  Слюдяпкѣ  за  Байкаломъ  и  въ  горь 
Адончалоиіі  и  въ  Воицкомъ  рудникѣ  Архангельской  Губ.  и  на  гра- 
ницЬ  Олонецкой  Губ._,  въ  маломъ  колпчествЬ  около  Ладол^скаго 
озера,  въ  горахъ  Питкаранды,  въ  Фннляндіи  въ  Суббо,  Лойо,  Орі- 
ерви,  Ирвензало,  также  въ  Сѣв.  и  Ю;ки.  Америкѣ. 

Р.  29.  М  ы  ш  ь  я  к  о  в  о  й  Б  л  Е  с  к  ъ,  Лгзелгіі^іапг.  К  ристал- 
лы  неизвѣстны^  оплошный,  листоватый,  лучистый;  уд.  в. 
5,4 — 5, о;  тверд,  гипсов.,  цв.  черновато -свинцовосѣрый; 
въ  пламени  горитъ  съ  мыпіьяковымъ  запахомъ;  состоитъ 
изъ  96  мышьяка  и  4,  О  висмута  и  нах.  въ  гнейсѣ  Сак- 
сонской рудной  горы  — рѣдко. 

Р .  эО.  Серебряный  блескъ,  5 іІЬегфтг,  ОІазегг^  аг- 
^епі  зиі/ш^е  .  Крист.  сист.  правильная ,  эксаэдръ,  октаэдръ, 
гранатоэдръ,  лейцитоэдръ,  весьма  острый  тріакисъ-окта- 
эдръ  и  разныя  соедииенія;  кристаллы  составляютъ  раз- 
ныя  группы,  или  онъ  встрѣчается  сплошным ь,  налете- 
лымъ,  зубчатымъ,  проволочнымъ,  вкрапленнымъ  и  воло- 
систымъ;  уд.  в,  7,  2  —  О,  9;  тверд.  ме;кду  изв.  шп.  и 
гипс;  ковокъ,  гибокъ;  изломъ  раковистый,  цв.  чернова- 
то-свинцовосѣрый,  ;кел ѣзочерный;  предъ  п.  тр.  сплав- 
ляется въ  серебряное  зерно  при  ощутительномь  запахѣ 

сѣрноватой  кислоты;  состоитъ  изъ  сѣрнстаго  серебра.  А^. 

Нах.  въ  сланцеватыхъ  горныхъ  породахъ,  въ  пор- 
Фирахъ  Саксоніи,  Богеміи,  Веигріи,  Норвеіти,  (Коінсбер- 
гѣ),  въ  лшлахъ  Благодатскихь  рудниковь  около  Березов- 
ска,  въ  Змѣйногорскомъ  рудник!»  въ  Еолывапи  въ  боль- 
шомъ  количеств!»,  но  всегда  въ  сплошномь  видѣ,  рѣдко 
въ  кристаллахъ. 

Серебряная  ^сернь,   такъ  назыв.  ^іІЬсіжІі^аггс^  сгс11^с$ 


^    Ші  — 


Сіазегг,  состоитъ  къ  серебряному  блеску  въ  такомъ  от- 
ношеніи,  какъ  иловатый  свинцовый  блескъ  къ  свинцово- 
му блеску. 

Нах.  также  съ  нимъ  вмѣсгё  въ  Колыванскихъ  рудпикахъ,  осо- 
беино  въ  Салаирскпхъ ,  гдѣ  она  заключалась  въ  баритѣ',  въ  Змѣй- 
ііогорскомъ  же  рудникѣ  находилась  она  въ  видѣ  толстой  примазки 
на  роговомъ  кампѣ. 

Р,  о1.  Селеново-серебрлный  блескъ,  8еІеП'8іІЬег^  со- 
стоитъ изъ  серебра  и  селенія  съ  небольшим!»  количе- 
ствомъ  селенистаго  свинца. 

Нах,  на  Гарцѣ  близъ  Тилькеродѣ.  А^-  8е. 

Р,  ѴІ,  Черный  серебряный  блескъ  или  стьрал  сере- 
брян. руЪа,  8рг  '6с1§1а8ег2,^  Шеіап^іап^,  ЛпІітоп-^іІЪег^Іап^^ 
аг^епі  апіітоіпіе  5иІ[иге  поіг.  Крист.  сист.  І-и  І-оснал; 
ромбическая  призма  съ  лрямонасажденной  конечною  пло- 
скостію  и  съ  гфитупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ, 
посему  въ  видѣ  б-сторонней  таблицы,  рѣя;е  плоскости 
вертикальнаго  ромбическаго  октаэдра,  по  б.  ч.  таблице- 
образны,  также  двойники,  тройники  и  четверники^  кри- 
сталлы всегда  соединены  въ  группахъ,  или  онъ  встрѣ- 
чается  въ  сплошнохмъ  видѣ,  налетелый,  ячеистый,  разъ- 
ѣденный,  уд.  в.  6,  Ъ  —  б,  2;  тверд,  мелхду  изв.  шп.  и 
гипс,  изломъ  раковистый,  цв.  желѣзочерный^  предъ  п. 
тр.  онъ  издаетъ  слабый  мышьяковый  запахъ  и  потомъ 
сплавляется  въ  черносѣрое  металлическое  зерно  ^  состо- 
итъ въ  разныхъ  водоизмѣненіяхъ  изъ  сѣристаго  серебра  съ 
сѣристою  сурьмою  и  о.тчасти  съ  сѣристымъ  мышья комъ. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса,  слюдеііистаго  и  глинистаго  сланцевъ 
возлѣ  Фрейберга  въ  рудной  горѣ^  въ  Богеміи,  Гарцѣ  н  Бразиліи: 

Р.  ЪЪ.  ПолиБАЗИТЪ  (отъ  яоЯг;,  много, /5асг^д,  основа- 
ніе),  Еи^еп^іапг^  Зрго^§1а5ег:^  отч.,  состоить  изъ  сѣриста- 
10  серебра  и  сѣристой  мѣди  съ  сѣристою  сурьмою  и 
мышьякомь  и  нах.  въ  Саксоніи,  въ  Венгріи  и  въ  Север- 
ной Америкѣ. 

Р.  о  4 .  С  Е  р  Е  Б  р  я  н  о  -  м  ѣ  д  н  ы  й  БЛЕСКЪ,  ШЪегкир/ег§1ап:^. 
Крист.  сист.  1-«  І-осная ,   ромбическая^  6-сторонняя 


призма  чрезъ  іірит^гілсніе  острыхъ  боковыхъ  ребръ  съ 
плоскостями  двухъ  разныхъ  ромбнческихъ  октаэдровъ  и 
двухъ  конечныхъ  пріостреній,  насажденныхъ  на  острыя 
боковыя  ребра,  но  кристаллы  весьма  неясны^  также  двой- 
ники; уд.  в.  б,  Щ  мягкій;  изломъ  плоскораковистый,  ров- 
ный; цв.  черноваго-свинцовосѣрый,  блескъ  слабый;  предъ 
п.  тр.  сплавляется  съ  развитісмъ  сѣристой  кислоты;  сост. 

изъ  сѣристаго  серебра  съ  сѣристою  мѣдью.  Ао  ^и. 

Нал:  въ  сплошііомъ  и  вкраплеппомъ  вндѣ  съ  мѣднымъ  колче- 
дапомъ  въ  ЗмЪйногорскомъ  рудник  Ь. 

Р  .Ъ5.  Мѣ  д  н  ы  й  Б  л  Е  с  к  ъ,  Кир[ег§1ап:^,  Кир/ег^іоз^  сиі- 
ѵге  зиі/шх',  Кри^^т  .сист.  '\-осная,  рОхмбическая  приз- 

ма съ  притупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ,  но  вмѣ- 
стѣ  и  весьма  плоская,  посему  таблицеобразная;  подоб- 
ная призма  съ  притупленіемъ  конечныхъ  ребръ  чрезъ 
плоскости  тупаго  вергикальнаго  ромбическаго  октаэдра; 
также  двойники;  по  б.  ч.  сплошный,  вкрапленный,  пла- 
стинками или  въ  видѣ  окамѣняющей  массы,  такъ  назы- 
ваемые Франкенбергскіе  рдіаные  колосья;  уд.  в.  5,  8  — 
5,  5;  тверд,  между  изв.  шп.  н  гипс;  изломъ  раковис- 
тый, неровньні,  цв.  черновато-свинцовосѣрый^  иногда  пе- 
стропобѣжалый;  предъ  п.  тр.  легко  сплавляется  въ  на- 
ружномъ   пламени,   растрескиваясь;   сост.  изъ  сѣристой 

мѣди.  Си. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса,  слюденистаго  сланца,  зе|інистаго  из- 
вестняка, въ  мЬдпомъ  сланцЬ  Англіи,  Шотландін ,  Венгріи,  при 
ФранкеибергЬ  въ  Гессснъ-касселѣ,  возлЪ  МансФельда  на  ГарцЬ, 
Швеціи,  Норвегін;  изобиловали  имъ  пре;кде  Уральскіе  рудники, 
Турьннскіе  и  Гумешевскіе,  но  обыкновенно  нынЬ  подчинены  оки- 
сямъ  мі>ди-,  кристаллы  Ъ^■  дюйма  дл^и^ою  и  2  дюйма  иіириною  рѣд- 
ко  найдены  въ  Керебинскомъ  рудникЪ  въ  ок^^угѣ  МЬіскаго  завода; 
окристаллованный  въ  вндЪ  скопленпыхъ  октаэд[)Овъ  со  впалыми 
плоскостями  и  додекаэдровъ  въ  Мнхаило  —  Архангсльскомъ  рудник  Ь 
в'ь  округѣ  Богословскихъ  заводоьъ;  въ  маломъ  количсствЬ  также  въ 
аолотоиосныхъ  жилахъ  въ  Березовскихь  заводахъ. 


—  пъ  — 


с)  Блеклыл  руды. 


Состав.ілютъ  соединенія  сѣристой  сурьмы  и  сѣрис- 
таго  мышьяка  съ  сѣристымъ  свинцомъ  и  сѣристой 
зіѣдью  5  рѣ?ке  съ  сѣристымь  желѣзомъ,  нѣкоторыя  так- 
же содержать  сѣристое  олово  й  сѣристое  серебро  въ 
маломъ  количествѣ;  тверд,  отъ  плав,  до  извест.  шп.^  уд. 
в.  отъ  5,  8  —  4,  цв.  темно  стально-сѣрый  и  желѣз- 
но  сѣрый^  хрупки,  но  не  въ  большой  степени;  сюда 
принадлежать  всѣ  РаЫег:^е  Вернера. 

Р,  "56,  О  ловянно-мѣдный  блескъ,  Т^іппкіез 3  Т.Іпп^аЫ' 
сгг^  ёСагп  зиі/игё^  состоитъ  изъ  сѣристаго  олова  съ  сѣристою 
мѣдью,  съ  сѣристымъ  желѣзомъ  и  не  большимъ  количе- 

Ге^  (и        '«  і« 
ствомъ  сѣрнстаго  олова.         |8п-+-^и^  8п. 


Фиг.  65. 


Фиг.  64. 


Наа:  съ  мѣднымъ  колчедапомъ  въ  металлоіюсііыхъ  жилахъ  въ 
Сентъ  —  АгнесЬ  и  въ  КорнваллисЪ. 

Р.  57.  Блеклая  или  сьрая  руда,  ТаМег^^  Огаи-  ип(і 
ТѴсІ55§ііиі^ег2  отч.,  БсІігшГл>§иШ§ег::>  ^  сикте  §гк.  Крист, 
сист.  правильная.^   эмиэдрическая,   тетраэдръ  (фиг.  63.), 

неравнобедренный    триакисъ  - 
тетраэдръ,  хотя  имъ  подчине- 
ны  трапецоидальный  додека- 
эдръ  (фиг.  64)  и  эксакисъ-те- 
траэдръ  (фиг.  65);  гораздо  рѣ- 
же  встрѣ чаются  олоэдрическія 
Формы;  гранатоэдръ,  эксаэдръ, 
пирамидальный  эксаэдръ  и 
разныя    соединенія  этихъ 
ФОрмъ;  также  эксаэдричес- 
кіе  двойники  (фиг.  66);  тверд, 
мелчду  плав,  и  известк.  шпат.; 


Фііг.  65. 


Фиг.  66. 


пка 


уд.  в.  5,  1  —  4,  5, 


изломъ  раковистый,  цв.  сѣ- 
ро-стальной,  желѣзно-сѣрый,  черта  почти  подобная;  предъ 
п.  тр.  сплавляется  въ  черную  мѣдь  (йсЬѵѵагхкирГег);  сост. 
изъ   сЬристой   мѣди  съ  сѣристою  сурьмою   или  сѣрис- 


—    124  — 


тымъ  МЫШЬЯКОМ!,,  иногда  съ  незначительною  примѣсью 
сѣристаго  желѣза,  цинка  и  серебра,  посему  также  разла- 

гаются.  ...        2  Си^    ...  . 

/  Аз  (Аз 
В.  1.    Серебряная  стърал  руда,  БіІдег/аЫег2,  еине-сѣ- 
раго  цвѣта. 

В.  2.  Мышьяковая  стърал  руЪа^  Агзепік/аЫегг^  §етеіпез 
Еаігіегг^  стально-сѣраго  цвѣта. 

В.  о.  Сурълілная  стърал  руЪа^  Зріезз^Іапг/аЫегг^  желч 
то-чернаго  цвѣта. 

Нах.  въ  жплахъ  и  пластахъ  въ  гнейсѣ,  слюдѣ,  зерішстомъ  из- 
вестнлкѣ,  порФіірѣ  разііыхъ  страпъ  Европы,  гюслѣдмяя  также  въ 
Змѣйногорскомъ  рудиикѣ  въ  Колывани,  мѣстами  и  въ  самомъ  ма- 
ломъ  колпчествѣ,  а  въ  сплошномъ  видЬ  она  встрѣчается  въ  квар- 
цѣ  Березовскихъ  золотыхъ  промысловъ;  эта  руда  составляетъ 
цинковую  сурьлілную  руЪу^  что  и  доказываетъ  темно-вишиевокрас- 
ная  черта  отъ  содержаніл  цинка;  она  такл^е  пах.  въ  известковомъ 
шпатѣ^  въ  мѣдиыхъ  рудахъ  близъ  Богословска,  гдѣ  она  прежде  го- 
раздо чаще  встрѣчалась  въ  Васильевскомъ  рудпикѣ-,  также  она  преж- 
де попадалась  въ  Кукупіевскомъ  и  Сапарскомъ  рудникахъ  близь 
Мяска. 

Р.  "58.  Теннантитъ  (собст.  имя)  сост.  изъ  сѣристой 
мѣди  съ  сѣристьціъ  мышьякомъ  и  желѣзомъ. 

Пах.  только  въ  граіиітЬ  и  глииистомъ  слапцЬ  Кориваллиса. 
р.  "оО.  Бурнонитъ,  ^сІіи>аг2>зріез8§Іа8ег:^^  Бріезз^ІапгЫеі- 
егг.,  рІотЬ  зиі/игё  аЫітоіпі/еѵе,  Крист,  сист.  1-й  Ъ-оснал, 
рОімбическая  призма  съ  притупленіемъ  болѣе  острыхъ  и 
болѣе  тупыхъ  ребръ,  иногда  таблицеобразная,  кромѣ  то- 
го разныл  соединенія,  и  часто  двойники;  тверд,  извест. 
шп.;  онъ  хрупокъ;  уд.  в.  5,  8  и  5,  7,  изломъ  неровный, 
почти  раковистый,  цв.  темно-стально-сТ.|)ый,  желѣзно-сѣ- 

рый;  предъ  п.  тр.  сплавляется  въ  черный  шарикъ,  остав- 

.       11.  .  11. 

ляя  окись  свинца,  І^Ь  -ь  2  Різ^  8^Ь. 

Нах.  въ  древинхъ  песчаішкахъ  на  Гарцѣ,  во  Франціи  и  Коріі- 

валлисѣ. 

Р.  40.  Сурьмяной  мѣдный  блр:скъ,  Апіітоігііир/с?'' 
^іапг^  р?'ізтаі:оісІізс/іег  Кир/ег^іапг.  Крист.  сист.  1-й  1-ос«ял, 


ромбическая  и  сост.  изъ  сѣристаго  свинца  съ  сѣристою 
мѣдью,  сурьмою,  и  немного  мышьлкомъ. 
Пах,  въ  Каринтіи  при  ВольФбергѣ. 

Р,  41.  Мѣдно-сурьмянистый  Б.іЕСкъ  отличается 
химическимъ  составомъ;  содержитъ  сѣристую  сурьму  съ 
сѣристою  мѣдью. 

Нах.  близъ  ВольФбергЬ  на  Гарцѣ. 

(і)  Суръжлнистые  блески. 

Состоять  изъ  сѣристой  сурьмы  съ  сѣристымъ  свин- 
цомъ,  или  изъ  просто  сѣристой  сурьмы;  тверд,  отъ 
извест.  шп.  до  гипс;  мало  хрупки;  цв.  стально-сѣрый  и 
свинцово-сѣрый,  уд.  в.  6,  "5  и  4,  5. 

Р.  42.  Ци'нкЕнитъ  (собств.  имя),  І)ірс7§1апг.  Крист. 
сист,  Ъ'П  1-осная,  диэксаэдрическая,  б-сторонняя  призма, 

сост.  изъ  сѣристой  сурьмы  съ  сѣристымъ  свинцомъ.  РЬ  І^Ь. 

Нах.  бліізъ  ВольФберга  на  Гарцѣ.  Подобный  родъ  ТІлагіонитъ 

I  III 

ітіХауюс^  косой,  отъ  косаго  положенія  осей)  РЬ''*^  §Ь^.  Нах. 
близъ  ВольФбврга  на  Гарцѣ. 

Р.  4э.  Д;кЕМС0нитъ,  Іатезопіі^  ахоіотег  Апйтопг 
^іапг^  БСаМапІітоп^Іапг^  СІгаІуЫп^Іапг.  Крист.  сист,  1-й 
І-осн.)  ромб,  призма  101^  20,  но  почти  всегда  сплош- 
ной; спайность  совершенно  параллельна  прямопасал^ден- 
ной  конечной  плоскости  призмы,  не  совершенно  парал- 
лельна боковымъ  плоскостямъ  призмы;  таклгс  лучистый; 
тверд,  отъ  изв.  шп.  до  гипс;  мягкій;  уд.  в.  5,  8  —  5,  5; 

цв.  стально-сѣрый ;  сост.  изъ  сѣристаго  свинца  съ  сѣристою 

I      1 1 1 
сурьмою.  РЬ^  §^Ь^. 

Нах,  въ  Корнваллисѣ ,  въ  Венгріи,  въ  Финляндіи  въ  Кал- 
волѣ. 

Р,  44.  ПлумБОСТИБЪ  (отъ рІшпЬит,,  свинецъ  и  зііЫит 
сурьма),  сплошной;  тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс,  весь- 
ма мало  хрупкій;  уд.  в.  6,  18;  цв.  свинцово-сѣрый,  блес- 
тящій;  сост.  изъ  свинца,  сурьмы,  мышьяка,  сѣры,  и  не- 
много желѣза. 
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Нах.  въ  Нерчинск  ь  въ  Алгаченскомъ  и  Илдеканскомъ  руд- 
никахъ. 

Р  45.  ЭмБРИтитъ,  ЕтЪгііІі.  Крист.сист.  неизвѣст- 
на;  почти  всегда  сплошной,  СФероидическій;  ме.іко-зер- 
н[істо-отдѣленный,  уд.  в.  б,  о  и  б,  ^9;  тверд.  мел;ду 
изв.  шп.  и  гипс. 5  мягокъ,  цв.  часто  свинцовосѣрый,  блестя- 
щій,  предъ  п.  тр.  сплавляется,  почти  какъ  цинкенитъ, 
растрескиваясь. 

Пах.  въ  Нерчііискѣ  вмѣстѣ  съ  предъидущимъ, 
Р.  46. Сурьмяной  Б  Л  Ескъ  или  суръльянал  руда,  Сгаи- 
82Яе88§1апгег^^  апіітоіпе  зиі/^игё.  Криспг,  сист,  1-й  1-ос- 
гсал,  ромбическая  призма  90^45  и  89^15',  по  большей 
части  игловатая,  рѣдко  съ  естественными  конечными  пло- 
скостями, н.  п.  съ  подчиненными  октаэдрическими  пло- 
скостями^ боковыя  плоскости  продольно  струйчатыя,  да- 
же бороздчатыя^  кристаллы  часто  пучковато-и  звѣздча- 
то-  скоплены;  но  также  сплошныя,  вкрапленныя,  шестова- 
ѵСш  зернисто-отдѣленныя  массы,  иногда  сост.  изъ  тончай- 
шихъ  волосковъ,  перепуганныхъ  между  собою  бсзъ  вся- 
кой связи,  и  руда  тогда  называется  перистой  рудою  [Ре- 
сіегег:^;  спайность  по  направленію  плоскостей,  притупля- 
ющихъ  острыя  боковыя  ребра  призмы;  изломъ  несовер- 
шенно раковистый  или  неровный;  твердость  гипсовая, 
хрупки,  уд.  в.  4,  7  —  4,  5,  цв.  часто  свинцовосѣрый,  пе- 
реход ящій  въ  стальносѣрый,  блестя щій;  предъ  п.  тр.  лег- 
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ко  сплавляется;  сост.  изъ  сѣристой  сурьмы.  8^^. 

Пах.  въ  пластахъ  и  жилахъ  гнейса,  глипистаго  сланца  пъ  Веп- 
гріи,  на  Гарцѣ,  въ  Богеміи,  (въ  Пршибрамѣ),  Тиролѣ,  Франціи, 
Корнваллисѣ,  также  въ  Гіерчннскѣ  въ  Зерентуевскомъ  рудникѣ  въ 
большомъ  количествѣ,  въ  сопроволмеиіи  сурьмлной  охры,  свинцо- 
ваго  блеска  и  біілой  свинцовой  руды-,  лучистая  сЬ|)ая  сурьмяная 
руда  нах.  въ  дачахъ  Верхъ-Кейвинскаіо  завода  Нповлева у  также 
въ  вершннахъ  рѣки  Тцхенисътцхалѣ  въ  Имеретіи  и  Сѣв.  АмсрикЬ; 
большое  количество  сурьмы  приготовляется  изъ  этой  руды. 

^^попгр.  въ  металлургіи  въ  разныхъ  металиическихъ  соедине- 
иілхъ,  чаще  всего  па  литіе  литограФнчес  кихъ  буквъ,  состоящихъ 
изъ  свинца  и  сурьмы  (20  проц.),  отчего  свинецъ  дѣлается  тверже, 
что  и  наблюдаетсл  у  олова;  посему  приготовляется  изъ  ней  такъ 
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называемое  твердое  олово  С НагЫпп изъ  4  частей  сурьмы,  А 8  частей 
олова  и  1  ч.  мѣди;  наконецъ  онъ  употр.  па  приготовлен іе  разныхъ 
сурьмяныхъ  препаратовъ  въ  меднцинѣ,  на  бѣлыя  свѣчи  и  ракеты 
въ  Фсйерверкахъ*,  металлическая  сурьма  составляетъ  сурьмяной 
порошекъ  аптекъ,  окись  сурьмы  составляетъ  палевую  краску,  ко- 
торая употребляется  при  расписываніи  ФарФора,  стекла  и  Фаянса, 
она  входить  въ  составъ  цвѣтпыхъ  стеколъ,  поддѣльиыхъ  камней  и 
Фипифтей. 

е)  Желтьзистые  блеешь. 

Составляютъ  соединен! я  сѣристаго  Лгслѣза  съ  сѣри- 
стымъ  серебромъ  или  сѣристою  сурьмою;  тверд,  гипсо- 
вая и  тальковая;  они  вязки,  уд.  в.  4,  ^  —  4,  0;  цв.  лазурный 
или  они  темио-стально  сѣраго  цвѣта  и  переходятъ  въ  колче- 
даны. 

Р,  47.  Бертіеритъ,  ИаШітг^егіЬ  (собствен,  имена), 
Кіе8§1ап:^.  Криспг,  сист.  І-и  І-оснал,  ромбическая  приз- 
ма; по  большей  части  сплошный  или  состоитъ  изъ  уз- 
кихъ  ромбическихъ  призмъ;  лучистый,  мелкозернистый; 
тверд,  гипс;  уд.  в.  4,  *^  —  4,  0;  цв.  темно-стальносѣрый^ 
въ  латунобурый  или  фіолстовой  переход  я  щій;  предъ  п. 

тр.  легко  сплавляется;  сост.  изъ  сѣристаго  желѣза  и  сѣ- 

«     1  і  і     1     1  і  1        «  1 
ристой  сурьмы.  ]?е^  8^Ь^  Ее  І^Ь  и  Ее^  І^Ь^. 

Наа:  въ  жилахъ  гнейса  во  Франціи  и  Саксоніи. 

Р.  48.  ПІПЕРНБЕРгитъ  (собствен,  имя).  Крист.  сист. 

І-и  1'0снал,  ромбическая  призма;  тверд,  тальковая;  уд, 

і    « *  ( 

в.  4,1;  сост.  изъ  сѣрнаго  желѣза  съ  сѣрн.  серебромъ.  А»  ^^е. 
Нах.  въ  Богеміи  (Шнебергъ). 

Г.)  Висжутовые  блески. 

Состоятъ  изъ  сѣристаго  висмута  и  разныхъ  соедине- 
ній  его  съ  сѣристымъ  свинцомъ,  мѣдью  и  серебромъ; 
тверд,  гипс,  или  не  много  болѣе,  уд.  в.  6,  б  —  6,  I;  цв. 
свинцовосѣрые,  стальносѣрые. 

Р.  49.  Висмутовый  б  л  е  с  к  ъ  ,  ТѴізтШІг^Іапг^  БсТг^е/еІ- 
"іѵізтиіЬ^  тзтиСН  зиІДіге.  Кристп.  сист.  1-й  І-оснал;  ром- 
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бическая  призма  91^,  съ  прямо-насажденною  конечною 
плоскостью,  съ  ііритупленіемъ  болѣе  тупыхъ  и  болѣе 
острыхъ  ребръ,  по  большей  части  игловатые  кристаллы 
скоплены,  плоскости  призмъ  вертикально  струйчаты  и 
неправильно  скоплены;  также  сплошной;  изломъ  несовер- 
шенно раковистый,  отдѣльности  бываютъ  шестоватыя  и 
зернистыя;  тверд,  гипс,  нѣсколько  мягче;  уд.  в.  б,  5  — 
6,  4;  цв.  чисто  свинцово-сѣрый,  стальносѣрый,  иногда  жел- 
топобѣ;калый,  блескъ  сильный  зіеталлическій;  легко  пла- 
вится, распрыскиваясь  въ  висмутовое  зерно;  сост.  изъ  сѣ- 
1 1 1 

ристаго  висмута.  З^і. 

Нах,  въ  жилахъ  и  пластахъ  гранита,  гнейса  вь  Швеціи^  Корн- 
валлисѣ,  Богеміи. 

У^пртр.  Онъ  припадлелштъ  къ  рѣдкимъ  металламъ,  и  посему 
употреблепіе  его  не  большое;  легкоплавкіе  сплавы,  составленные 
изъ  висмута,  свинца  и  олова,  соединяемыхъ  въ  разныхъ  пропорці- 
лхъ,  употребляются  въ  стереотипномъ  книгопечатаиін  и  также  для 
дѣланія  металлическихъ  анатомическихъ  препараговь. 

Р.  50.  Игольчатая  руда,  Т^асіеіег:^^  ТѴшпиіТг  зиі/итё 

р1отЪо'Сиргі/ёге  -   Крист.  сист.  не  извѣстна;  игольчатыя 

тонкія  призмы;  сплошная;  изл.  неровный;  тверд,  гипс,  или 

болѣе  мягка;  уд.  в.  б,  1;  цв.  темно  свинцовосѣрый,  сталь- 

носѣрый,  желтопобѣ/кальій;  предъ  п.   тр.  весьма  легко 

плавится;  сост.  изъ  сѣристаго  висдіута,  съ  сѣрныдіъ  свин- 

і  111 

цомъ  и  сѣрною  мѣдью.  ^и^  В^і       2  РІ^  Ъ\. 

Нах.  въ  кварцѣ  Березовскихъ  золотыхъ  ;килъ,  въ  Преображен- 
скомъ  рудникѣ  Березовскихъ  золотыхъ  промысловъ  и  нигдѣ  болѣе. 

Р.  51.  МѣДНАЯ  ВИСМУТОВАЯ  РУДА,  ТѴізтиІІі/аІгІег:^, 
сост.  изъ  сѣристаго  висмута  съ  сѣристою  мѣдью. 

Нах.  въ  жилахъ  гранита  въ  Баденскомъ  короле і?ствъ. 

Р.  5^.  Висмутовая  свинцовая  руда,  ТѴізіпиіІгзіІЬегегг^ 
сост.  изъ  сѣристаго  свинца  съ  сѣрныдіъ  висмутомь  и  сѣрн. 
серебромъ  • 

Нах,  въ  жилахъ  гранита  въ  Баденскомъ  королевствѣ. 
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Семейство.  5.  Колчеданы. 

Видъ  металлическій;  крист.  системы  правильная,  о-и 
1-оснал,  олоэдрическая  и  эмиэдрическая,  1-й  ^-осная, 
рѣже  2 — и  1-осная;  тверд,  отъ  плавика  до  пол.  шп., 
даже  до  извест.  тип.;  они  хрупки,  уд.  в.  7,6  —  Д,1;  цв.  бѣ- 
лые,  свѣтлосѣрые,  желтые  и  красные,  металлическіе;  чер- 
та черная  или  черносѣрая,  тусклая,  у  нѣкоторыхъ  метал- 
лически блестящая;  блескъ  совершенно  металлическій,  не- 
прозрачность совершенная;  химически  сост.  изъ  сѣрис- 
тыхъ  металловъ,  иногда  съ  мьшіьякомъ,  сурьмою,  ;келѣ- 
зомъ,  кобальтомъ  и  никелемъ. 

а.)  Бтълые  колгеданы. 

Р,  5Ъ,  Сурьмянистый  никель,  ШскеЫпЫтопЫез ,  Ш- 
скеІ8ріс88§Іап2сг:^,  АпіітоппіскеШез,  апіітопізскег  ШагсазНу 
апіітоіпе  8иІ/игё  піскеіі/еге,  Крист,  сист.  правильная  у  эк- 
саэдръ,  переходящій  въ  октаэдръ,  но  также  сплошной, 
вкрапленный;  спайн.  совершенно  параллельна  эксаэдриче- 
скимъ  плоскостямъ;  изл.  не  ровный,  мѣлкозернистый;  тверд, 
апатит.;  уд.  в.  6,5  —  6,4;  цв.  свинцовосѣрый,  свѣтло- 
стальносѣрый,  чернопобѣлгалый;  черта  темнѣе;  —  предъ 
п.  тр.  сплавляется  въ  металлическое  зерно;  сост.  изъ  сѣр- 
наго  никеля  съ  сурьмянистымъ  никелемъ,  также  отчасти 
съ  мышьякомъ.  Ш  5^      Ш  81"^.  , 

Нах.  въ  жилахъ  сланцевыхъ  горъ  въ  Зигеііѣ,  въ  Нассау. 

Р,  5  4.  М  ы  ш  ь  Я  К  О  В  ы  й  НИКЕЛЬ,  ШскеІагзепікМез^  Шскеі- 
^іап^  і  іл}еІ88е8  Шскеіег^у  зупікеіізсііег  Магсазіі.  Крист. 
сист.  правильналу  эксаэдръ  съ  плоскостями  октаэдра  и 
пиритоэдра;  сплошной,  спайн.  совершенно  параллельна 
плоек,  эксаэдра;  изл.  неровный;  тверд,  апатит.,  уд.  в.  6,  1; 
цв.  свѣтло-свинцовосѣрый,  оловянно-бѣлый;  предъ  п.  тр. 
легко  плавится  съ  мышьяковымъ  запахомъ;  —  сост.  изъ 
сѣрн.  никеля  съ  мышьяковистымъ  никелемъ.  Ш  5*  N156^. 

Нах.  въ  Швеціи,  Гарцѣ,  Зигенѣ,  и  др.  м. 

1 1 1 

Висліутовый  Никель,  ШскеІтзтиіТг^Іаш ,  В^і-і-Ш,  нах.  въ 
Зайнъ- Алтенк  ирхенѣ. 

9 
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р.  5 5 .  Ш ПЕЙсовыйкоБАЛЬТъ, КоЬаІіЫез,  Крист. сист. 
правильная;  эксаэдръ,  октаэдръ,  додекаэдръ,  плоскости 
эксаэдра  иногда  округлены^  кристаллы  по  большей  части 
скоплены  въ  і  р}  ппахъ^  но  гораздо  чаще  сплоиіный,  разъ- 
ѣденпыіі,  вязанный^  б.іестлщій^  изл.  неровный;  тверд,  меж- 
ду апатит,  и  полев.  шп.;  хрупокъ;  уд.  в.  6,  б  —  6,  о;  цв. 
оловяннобѣлый  {іреіззег  БреізІюЬаЩ^  стальносѣрый  {^гйпег 
ЗреізІіоЬаи  или  ЕізепзреІзІгоЪаи  часто  темносѣрый  нѣ- 
сколько  побѣжалый;  черта  сѣровато-чернал;  предъ  п.  тр. 
сплавляется  въ  металлическое  зерно,  испуская  сильный 
мышьяковый  запахъ;  —  сост.  изъ  мышьяка  съ  кобальтомъ 
съ  болѣе  или  менѣе  большимъ  количествомъ  ;келѣза  и  не- 
значительнымъ  количествомъ  сѣры.  Со  Лз"^ . 

Пах.  въ  Лѵилахъ  и  пластахъ  гранита,  гнейса,  слюдяп.,  мѣдна- 
го  сланца,  въ  Рудной  горѣ,  Ввпгріи  н  въ  Корпваллисѣ. 

Употр.  въ  особенности  для  приготовленіл  шлшлъты  или  синей 
краски  для  разныхъ  сосудовъ  и  на  окрашиваніе  комнатныхъ  стеиъ, 
на  синюю  краску  для  стекла,  на  снмпатическія  зелепыя  и  синія 
чернила. 

Р.  56.  Кобальтовой  блескъ,  Ог1ап7,коЪаи ,  ЕізепкоЪаІІ- 
Ыез,  соЪаи  ^гіз.  Крист.  сист.  правильная,  эксаэдръ,  окта- 
эдръ, пиратоэдръ,  диплопиритоэдръ  (фиг.  67.)  и  разныя  сое- 

диненьт:  кристаллы  по  б.  ч.  вросшіе;  плоско-  * 
ФПГ.  67.  „ 

сти  эксаэдра  струичаты  параллельно  главнымъ 

плоек,  пиритоэдра;  спайн.  совершенно  парал- 
лельна плоек,  эксаэдра;  изл.  несовершенно 
раковистый;  тверд,  между  апатит,  и  пол. 
шп.  \  уд.  в.  О,  Ъ  —  б,  1;  цв.  серебрянобѣ- 
лый,  красноватый,  черта  сѣро-черная;  блескъ 
металлическій;  предъ  п.  тр.  сплавляется  въ  сѣрый  ша- 
рик ь,  испуская  мышьячный  запахъ;  —  сост.  изъ  сѣр.  ко- 
бальта съ  мышья ковымъ  кобальтомъ.  Со  8'^  ~\-Со  кз'^. 

Шах.  въ  ;килахъ  и  пластахъ  въ  гнейсЪ  и  слюдян.  сланцѣ  Шве- 
ціи,  Норвегіи,  Силезіи,  Сѣв.  Америки. 

У^потр.  преимущественно  для  приготовлепія  шлшлъшы  или  си- 
ней краски. 

Р.  57.КоБ  АЛЬТОВЫЙ  ко  Л  ЧЕДАНъ  КоЬакМсз^  5  сЬт^/еІко- 
Ьаіі,  сост.  изъ  сѣристаго  кобальта,  ^о. 
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Нах.  гл.  ЗіігеиЬ  и  въ  Рнддаргиттапѣ  въ  Швеціи* 
^потр.  какъ  богатѣйшал  руда  для  гіриготовленія  шмальты,  но 
очень  рѣдко  пах.  въ  прнродѣ. 

Р.  58.  Мышьяковый  КОЛЧЕДАНЪ,  МИСПИКЕЛЬ,  р7Ч5' 

таітігег  АгзепікЫез^  Оі/ікіез^  КаизсІг^еІЬкісз^  Мізріскеі^/ег  аг-зс- 
пісаі.  Крист.  сист.  І^и  І-осиал;  ромбическая  призма  съ 
конечнымъ  пріостреніемъ  59*" ^2',  насажденнымъ  иа  бо*- 
лѣе  тупыя  боковыя  ребра  и  съ  конечнымъ  гіріострені- 
емъ  145° 26',  насажденнымъ  на  болѣс  острыя  боковыя 
ребра;  призмы  таблицеобраз ныя;  весьма  часто  двойники, 
также  четверники;  тверд.  ме;кду  апат.  и  пол.  шп. ;  изл. 
неровный,  мелкозернистый;  хрупокь;  уд.  в.  б>  2  —  6;  цв. 
серебряно-бѣлый,  переходящій  въ  свѣтло-стальнобѣлый, 
еѣро-и  желтопобѣжалый,  черта  сѣроваточерная;  при  раз- 
битіи  издаетъ  зіышьяковый  запахъ;  предъ  п.  тр.  сплав- 
ляется въ  черный  шарикъ  и  сост.  изъ  сѣристаго  и  желѣ- 
зистаго  мышьяка,  і^е  ^^н-Т^е  Аз'^. 

Нах.  также  сплошной,  зернистый  и  вЬтвистын  въ  лшлахъ  и 
пластахъ  въ  гнейсѣ,  слюден.  слапцѣ,,  сіэнитъ,  зерннстомъ  известня- 
ка разныхъ  странъ  Норвегіи_,  Швеціи  въ  горѣ  Адунчалонѣ  въ  Дауріи. 

У^потр.  для  приготовлепія  нскуственнаго  мышьяка,  которіый 
входитъ  въ  составъ  разныхъ  металлнческихъ  соедипеній,  особенно 
на  приготовленіе  бѣлой  мѣди-,  онъ  прибавляется  и  къ  другимъ 
металламъ,  чтобы  сдѣлать  ихъ  хрупче,  бѣлѣе  п  легче  плавкими, 
употр.  также  на  очищеиіе  стекла,  которое  дѣлается  отъ  него  весь- 
ма бѣлымъ,  въ  разныхъ  красильныхъ  Фабрикахъ,  на  приготовле- 
ніе  зеленыхъ  красокъ  нзъмъди,  на  отверденіе  дроби,  и.  т.  д.-,  употр. 
въ  медицнпъ  и  ветерпііарномъ  искусств!:-,  и  для  предохрапенія  звери- 
ныхъ  и  птнчьихъ  чучелъ  отъ  моли. 

Р.  59.  Арсеносидеритъ  {отъаорЕѵтоѵ.,  мышьякъ  и 
сіЩ(УО<^^  желѣзо)  или  желтьзистый  жышълкъ,  Еізепагзспікі 
Оіаптгзепіккіез  нсіх.  въ  змѣевикѣ  и  зернистомъ  известнякѣ 
Силезіи  и  сост.  изъ  мышьяка  и  ікелѣза.  Ре  Лз"^-. 

Ь.)  Желтобурые  пол'сёданы. 

р.  60.  с  ѣ  р  ы И  ж  Ё  л  ѣ  3  и  ы  и  к  о  л  ч  Ё  д  А  н  Ър  Сггаиеізепкіез.^ 
Катт-^БігаМ-хх.  ЬеЬегкіез^  ВіпагЫез^/ег  зиІ/игёЫапс.  Крист. 

9* 


Фііг.  68. 


сист.  І-и  І-оснал;  ромбическая  призма  106°  и  74^,  съ 
прямо  насалчденной  конечной  плоскостью,  (фиг.  68,)  по  б. 

ч.  габлицевидная,  или  съ  конечнымъ  пріо- 
стреніемъ  156"  >Ч0',  насажденнымъ  на  ост- 
ры я  боковыя  ребра,  или  съ  болѣе  острымъ 
конечнымъ  пріостреніемъ,  и  другія  соеди- 
ненія;  спайн.  параллельна  боковымъ  плоско- 
стямъ  призмы,  весьма  часто  встрѣчаютсл 
вдойники,  тройники,  четьерники,  пятерни- 
ки  (ЗреегМез)^  равнымъ  образомъ  происхо- 
дящіе^  изл.  неровный ;  тверд,  пол.  шп., 
онъ  хрупокъ;  уд.  в.  ^,8  —  5,6;  цв.  свѣтлосѣ- 
рые,  желтосѣрые;  черта  черновато  сѣрая;  не  магнетиче- 
скій;   предъ   п.    тр.    сплавляется  въ  черный  магнитный 

шарикъ^  сост.  изъ  двоиственнаго  сѣристаго  желѣза.  Ге. 

Нах.  въ  пластахъ  или  въ  горной  массѣ,  рѣже  въ  ліилахъ,  во 
всѣхъ  почти  горыыхь  породахъ  Силезіи,  Богеміи,  Гарца,  Франціи, 
ІПвецІи,  Англіи  и  т.  д.',  въ  Уральскихъ  горахъ  онъ  еще  не  найденъ. 

^попгр.  на  приготовленіе  сѣрпой  кислоты  и  л^елѣзпаго  купороса 
(сѣрнокислой  закиси  желѣза),  употребляемаго  въ  большомъ  количе- 
стБѣ  для  приготовлепія  Берлинской  лазури  и  многихъ  другнхъ  су- 
хихъ  красокъ,  въ  красильномъ  искуствѣ;  онъ  же  входитъ  въ 
составь  писчихь  черпилъ. 

Млгкій  желтьзный  колгеЪань,  ТѴеісКеізепЫез  у  кажется 
водянистымъ  сѣрымъ  желѣзнымъ  колчеданомъ. 

Пах,  рѣдко  въ  Фрейбергѣ. 

Р.  6 1.  С  ѣ  Р  н  ы  й  К  О  Л  ч  Е  д  А  н  ъ,  8с7гіі^е/еІкіез,  Еізеігкіез,  же- 
лтьзный  колгеданъ,  ОсІЪеізепМез ,  Зскіѵе/еіеізеп,  /ег  зиі/игё. 
Крист.  сист.  правильная,  олоэдрическая  и  ЭхМиэдрическая, 
эксаэдръ,  октаэдръ,  пиритоэдръ  (фиг.  69)  и  обыкновен- 
Фиг.  69.       ный  диплопиритоэдръ,  (см.  ФИГ.  67  стр. 

І  оО.)  гора.здо  рѣже  лейцитоэдръ,  грана- 
тоэдрь,  и  эксакисъ-октаэдръ  (см.  фиг.  62 
стр.  118),  сверхъ  ТОГО  соединенія  этихъ 
Формъ  между  собою,  н.  п.  кубооктаэдръ, 
кубопиритоэдръ  (фиг.  70,  въ  которой  с 
означаетъ  эксаэдрич.,  а  р  р  пиритоэдрич. 
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Фиг.  70. 


Фиг.  71. 


с 

V 

Фиг.  72. 


плоек.),  нкосаэдръ  (фиг.  7 1), 
эксакисъоктаэдръ  (см.  фиг. 
61  стр.  1 17)^  кристаллы,  осо- 
бенно эксаэдры  часто  растя- 
нуты и  сокращены^  плоско- 
сти  его   часто  струйчаты, 
по  направленію  болѣе  длин- 
ныхъ    реберъ  ;    не  рѣдко 
встрѣчаются  также  двойники  изъ  сросшихся  между  собою 
двухъ  пиригоэдровъ  (фиг.  72.,  въ  которыхъ  оба  недели- 
мы я      ИМѣЮТЪ      одну      общую      ось  1'ЛИ 

одинъ  пересѣкаетъ  другаго  подъ  прямымъ 
угломъ,  такъ  что  плоскости  пиритоэдра 
лежать  въ  обратномъ  видѣ);  кристаллы 
весьма  различной  величины,  то  одиноч- 
ны, то  скоплены  въ  группы^  но  онч^ 
встрѣчается  также  сплопіной,  налетѣлый, 
округленный,  почковидный,  въ  ложныхъ 
крнсталлахъ  и  въ  видѣ  окамѣняющаго  вещества  въ  ам- 
монитахъ  и  другихъ  раковинахь^  изломъ  раковистый, 
неровный,  уд.  в.  5,1  —  4,9,  тверд,  пол.  шп.  и  даже 
выше;  цв.  шпейсовожелтый,  латунножелтый,  буропобѣ;ка- 
лый;  черта  черная;  при  разбитіи  примѣчается  сѣристый 
запахъ;  не  имѣетъ  склонности  къ  разрушенію,  но  весь^ 
ма  часто  переходитъ  въ  бурый  желѣзнакъ;  предъ  п.  тр. 
показываетъ  тѣл;е  свойства,  какъ  и  сѣрый  желѣзный 
колчеданъ  и  наравнѣ  съ  нимъ  сост.  такіке  изъ  двойствен- 

наго  сѣристаго  желѣза.  Ре. 

Наа:.  почти  во  всѣхъ  странахъ  земнаго  шара  и  во  всѣхъ  гор- 
ііыхъ  породахъ,  самые  лучшіе  кристаллы  на  островЬ  Эльбѣ,  въ 
ПЬмонгЁ,  Корнваллисѣ,  Венгріи,  ТиролЬ,  Саксоніи,  Сплезіи,  ІТоль- 
иіЬ  въ  Мѣдьзянагорѣ  и  Домбров^,,  въ  Фипляндіи  въ  Таммелѣ,  Орі- 
ерви  и  въ  друг,  мьстахь,  въ  Уральскнхъ  іорахъ  весьма  расиро- 
страненъ,  хотя  тамъ  нигдѣ  не  пах.  въ  большихъ  массахъ.  Березов- 
скіе  кристаллы  представляютъ  эксаэдры  или  соедипенія  эксаэдровъ  и 
пиритоэдровъ,  часто  весьма  большіе  до  6  дюймовъ  въ  поперечнн- 
кѣ,  по  большой  части  превращены  съ  удержаніемъ  прежней  Фор- 
мы въ  водную  окись   желѣза^  золото   жи.іъ  въ  этихъ  рудникахъ 
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преимущественно  вростаетъ  въ  желѣзтюмъ  колчедапѣ;  здѣсь  всегда 
сопутствуетъ  его  бурый  желѣзнякъ,  имѣіощтГі  одинаковую  съ  пимъ 
кристалл изацію  и  различнымъ  образомъ  въ  него  переходящій ;  нигдѣ 
превращепіе  желѣзнаго  колчедана  въ  водную  окись  желѣза  не  су- 
ществуетъ  въ  столь  общемъ  видЬ  какъ  здѣсь,  гдѣ  бурый  желѣзнякъ 
составллеть  иногда  оболочку  на  полуфутовыхъ  кристаллахъ  сѣрнаго 
колчедана,  какъ  н.  п.  однпъ  большой  кристаллъ  въ  Муз.  Инст. 
Горн.  Ип/кен.,  составленный  на  каждомъ  углу  изъ  четырехъ  мень- 
шихъ,  разбросанпыхъ  по  всей  массѣ,  которая  снаружи  покрыта 
черною  оболочкою  бураго  ;келѣзняка.  Въ  березіітъ  или  гранигіі, 
лроникнутомъ  Березовскими  золотоносными  жилами,  кристаллы  же- 
лѣзнаго  колчедана  мѣлкіе,  но  иногда  длиною  въ  5  линій,  попада- 
ются въ  большомъ  количества,  да;ке  близь  золотыхъ  жиль;  въ  ви- 
дь вросшихъ  щаровъ  нах.  онъ  въ  квасцовой  землѣ  Колчедановскаго^ 
близь  Екатеринбурга  и  въ  малыхъ  кристаллахъ,  превращеипыхъ 
всегда  въ  водную  окись  желѣза  во  всѣхъ  россьіпяхъ_,  н.  п.  въ  Ша- 
бровскомъ,  АдольФСкомъ  близь  Биссерскаго  завода, — также  въ  хло- 
рнтовомъ  сланцѣ  въ  Гумѣпіевскомь  рудникѣ^  въ  тальковомь  слан- 
цѣ,  авгитовомъ  и  діорнтовомъ  порФирѣ*,  въ  Богословскѣ  желѣзный 
колчедань  нах.  въ  большомъ  количествЬ;  обыкновенно  сплошной, 
въ  эксаэдрахъ,  вросшихъ  въ  извест.  шпатѣ;  наконецъ  въ  маломъ 
количествѣ  въ  магіиітнбмъ  желЬзиякЪ  Благо датскихъ  и  въ  другихъ 
пластахъ  магнитнаго  ;келѣзняка. 

Р.  б^.  Мѣдно-ЛхЕЛѢзный  колчЕДАНЪ,  Кир/сгеі- 
вепЫез,  ТѴеІззкир/еі-егг,  Кристаллы  неявственны,  по  босіь- 
шей  части  онъ  встрѣчается  въ  сплошномъ  видѣ  или  вкрап- 
ленный; спайность  не  совершенно  листоватая;  изл.  не- 
ровный; тверд,  между  апат.  и  пол.  шп.;  хрупокъ;  уд. 
в.  5,0  —  >^,4;  цв.  бѣловато-шпейсовоукелтаго;  при  ра.зби- 
тіи  издаетъ  сѣрный  запахъ;  сост.  каялстся  изъ  мѣди, 
ікелѣза,  серебра  и  сѣры. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса  при  Фрейбергѣ  въ  Саксоніи,  въ  слюдеіі. 
сланцѣ  въ  Тюрингенѣ,  въ  малахитѣ  Уральскихъ  горъ. 

Р.  63.  Магнитный  колчеданъ,  ромбоэ дрическій 
ж  Е  л  ѣ  3  н  ы  й  КОЛЧЕДАНЪ,  ліа^псіізсііег  Ругоііп,  /ег  зиі/игё 
тпа^пеіщш,  Кр.  сист.  о-н  І-ос/гал^  дтэксаэдри  ческа  я  приз- 
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ма  съ  плоскостями  діэксаэдра  (фиг.  75. />.  />.), 
въ  127°  6'  боковы\ъ  плоскостей  и  въ  126** 
49^  конечныхъ  плоскостей;  діэксаэдрическая 
призма  иногда  переходить  въ  таблицу,  или 
съ  притупленіемъ  боковыхъ  ребръ  чрезъ  вто- 
рую призму,  иногда  съ  прямо-наса/кденною 
конечною  плоскостью;  вообще  кристаллы 
малы  и  рѣдки;  так;ке  сплошной  и  вкрап- 
ленный; изломъ  мелкораковистыГі,  переходить 
въ  неровный;  спайность  совершенно  парал- 
лельна і[[)ямо  насажденной  конечной  плоскости  и  несо- 
вершенно параллельна  боковымъ  плоскостлмъ  призмы;  — 
тверд,  между  апат.  и  пол.  шн.;  хрупокъ;  уд.  в.  4,7 — 4,5; 
цв.  между  шпейсово-;келтымъ  и  вишнево-краснымъ,  пе- 
реход я  щі  и  въ  томбаково-бурый  или  въ  сѣрын,  черта  сѣ- 
ро-черная,  магнитная;  предъ  п.  тр.  на  углѣ  сплавляется 
въ  черный  магнитный  шарикъ;  сост.  изъ  сѣрнистаго  же- 

лѣза.    І^е      б  І^е. 

Наа:.  въ  віідѣ  луііісіпаго  или  не  луг-истаго  т.  е.  мелко  зерниста- 
го  обыкнов,  магн.  к.  въ  жплахъ  и  пластахъ  гранита,  гнейса,  слюдян. 
сланца,  зернистаго  известняка^  змѣевика  и  г.ъ  метеорнческ.  камняхъ 
и  т.  д.  въ  Баваріи,  Снлезіи,  Саксоніи,  Гарцѣ,  Тнролѣ,  Францін» 
Англін^  Швейцарін,  въ  ТаммелЬ  и  Оріе|»ви  въ  Фиііляндіп  и  Сѣв. 
Амерінііі;,  —  илотньи"і  йь  колч.  нах.  вмѣстѣ  съ  магннтнымъ  Лчелѣз- 
някомъ  въ  Гороблагодатскихъ  заводахъ,  но  вообще  мосьил  рѣдко  въ 
Уральскихъ  горахъ,  вросшіи  въ  горныхъ  Формаціяхъ,  н.  п.  въ  ро- 
говообманковомъ  сланцЬ  горы  Уренги,  г.ъ  округіі  Златоустовскнхъ  за- 
водовъ;  въ  діорптовомъ  порФирЬ,  на  р.  Лобвѣ,  близь  Лобвнпскаго 
завода;  на  УренгЬ  онъ  пах.  въ  вндѣ  малыхъ  вросшнхъ  крисіалловъ 
съ  немного  округленными  ребрами  и  иногда  заключаетъ  въ  себь 
малые  блестящіе  эксаэдры  жельзнаго  колчедана. 

Р.  64 .  М  ѣ  д  н  ы  й  К  о  Л  ч  Е  д  А  н  ъ,  Кщ)/ргкіе5^  тіѵге  руіііеих. 
Крист,  сист.  ^-и  \'Осная,  квадратный  или  2-й  1-ос- 
ный  октаэдръ  съ  боковыми  плоскостями  108°  ^іО^  и  ко- 
нечными плоскостями  109°  5?)'',  по  б.  ч.  эмнэдрическій, 
^-и  1-осный  тетраэдръ,  октаэдръ  съ  пріостреніемъ  бо- 
ковыхъ  угловъ,  чрезъ  плоскости  второго  болѣе  остраго 
октаэдра,  боковыя  ребра  котораго  126°  11^  или  съ  пло- 
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скостями  болѣе  тупаго  октаэдра,  боковыя  ребра  котораго 
89**  9',  плоскости  первой  или  второй  квадратной  приз- 
мы совершенно  подчинены  октаэдру,  прямо  насаж- 
денная конечная  плоскость,  но  всегда  подчинена  окта- 
эдру, весьма  рѣдко  и  совершенно  подчинены  плоскости 
осьлшсторонней  призмы  и  диплотетраэдра,  (фиг.  74);  ча- 
Фиг  7Л.  встрѣчаются  двойники  изъ  квадратныхъ 

тетраэдровъ,  такъ  что  простые  кристаллы 
очень  рѣдки,  не  рѣдки  также  пересѣкаю- 
щіеся  двойники,  происходящее  изъ  тетраэд- 
ровъ; наблюдаются  также  четверники,  пя- 
терники,  шестерники;  вообще  кристаллы 
малы,  несовершенны,  но  онъ  нах.  также 
сплошнымъ,  налетѣлымъ,  разъѣденнымъ;  спай- 
ность параллельна  октаэдрическимъ  плоскостямі>,  весьма 
несовершенна;  тверд,  мелчду  плавик,  и  известк.  шп.;  не 
много  хрупокъ;  уд.  в.  отъ  4,*2  до  4,1;  цв.  м ѣдножелтый, 
красно-желтый,  ;келто-бурый,  часто  пестро-или  голубопо- 
бѣжалый,  черта  зелено-черная;  предъ  п.  тр.  онъ  на  углѣ 
оплавляется  въ  магнитный  шарикъ,  испуская  сѣристый 

запахъ,  и  составляетъ   сѣристую  мѣдь  съ  сѣристымъ 

•     >  1  і 
желѣзомъ.  І^е. 

Нах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  въ  Корнваллисѣ,  Норвегіи,  Шве- 
ціи,  Гарцѣ,  Саксопіи,  Польшѣ,  въ  Мѣдьзянагорѣ^  въ  Финляндііі  въ 
Перегубѣ,  въ  Русской  Лапландіи,  въ  Оріервн,  Таммелѣ,  Питка- 
рандѣ,  п  др.  мѣстахъ  въ  разпыхъ  Уральскихъ  мѣдныхъ  рудникахь, 
хотл  вездѣ  въ  подчішеіпюмъ  количеств*  потому,  что  мѣдныл  оки- 
си тамъ  преобладаютъ;  кристаллы  до  5|-  дюйма  длиною  и  въ  3  д. 
шириіюю  нашли  въ  Керябипскомъ  рудникѣ,  близь  Мілска*,  въ  ма- 
ломь  количеств*  также  ьъ  Воицкомъ  рудник ѣ,  вь  Березовскихъ  зо- 
лотыхъ  и  въ  Архангельскомь  рудникахъ  ^въ  Грузіи  составляетъ  онъ 
главную  рудокопность  въ  заводахъ  Шамблудскомъ,  Ахтальскомъ 
п  Альвертскомь;  онъ  вообще  принадлежигъ  къ  числу  весьма  обыкно- 
вениыхъ  мииераловъ  и  составляетъ  одну  пзъ  лучшихъ  мѣдныхъ 
рудъ,  изъ  которыхъ  приготовляется  чистая  мѣдь  для  выше  у  само- 
родной мѣди  изложен  на  го  упогпреблеиі я. 

Р.  б  5 .  П  Е  С  т  р  А  Я  м  ѣ  д  и  А  Я  1»  У  д  А ,  Ки])/егІеЬеге7  2,  Вшгіі  и  - 
р/егегХу  сиіѵгс  руг  и  е  их   керащш ,  осіаесіпзскег  Кир/сгЫез, 
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Крис?п.  сист»  правильная^  эксаэдръ  въ  соединеніи  съ  ок- 
таэдромъ,  также  двойники,  поверхность  которыхъ  по  б.  ч. 
вогн^'та,  спайность  весьма  совершенно  параллельна  окта- 
эдрическимъ  плоскостямъ;  изломъ  раковистый;  тверд,  из- 
весгк.  шп.;  уд.  в.  5,1  —  4,9;  цв.  ме;кду  Лстгунно-мѣднымъ 
и  мѣдно-краснымь,  но  весьма  скоро  побѣіаетъ  на  во.і- 
духѣ  и  тогда  пестрый,  синій,  красный;  черта  черная; 
предъ  п.  тр.  какъ  мѣдный  колчеданъ;  онъ  сост.  изъ  мѣди, 

желѣза  и  сѣры.  ^и*^  Ге. 

Наа\  въ  гней(;ѣ,  мѣдистомъ  слапцѣ  въ  Саксоніи,  Гессенѣ,  Пеп- 
грін,  Англіи,  Швеціи,  Польшѣ,  Фшіллидіи,  въ  Иломанцѣ,  Кеміі, 
Лаііпмаркъ,  въ  Сибири  въ  Петровскомъ  и  Семеновскоіѵіъ  рудіпікахь, 
въ  Алтаі>,  въ  Воицкомъ  рудиикѣ  Архангельской  Губ.  съ  жирнымъ 
кварцомъ,  въ  зелеііомъ  камнѣ. 

Р,  66.  Красный  никелевый  колчеданъ,  Лоікпі- 
ЬеШе8 ,  Кіір/егпіііеі у  Шскеі  агзепісаі.  Крист,  сист.  Ъ-и 
1 -оскал,  диэксаэдръ,  по  б.  ч.  болѣе  острый,  съ  заост- 
реніемъ  чрезъ  плоскость  весьма  тупаго  ромбоэдра;  из- 
ломъ неровный;  тверд,  между  апатит,  и  пол.  шп.;  хру- 
покъ,  —  уд.  в.  7,6  —  7,5;  цв.  красномѣдный,  сѣро-или 
буро-побѣжалый;  черта  буровато-черная;  предъ  п.  тр.  на 
углѣ  сплавляется  въ  сѣрый  шарикъ,  издавая  мышьяковый 
запахъ;  сост.  изъ  никеля  и  мышьяка.  Ш  Аз, 

Наос,  въ  жилахъ  гнейса,  въ  слюд,  и  глинисто-мѣдномъ  слапцахъ 
въ  ГарцЬ  возль  МаііСФельда,  въ  Саксоніи,  Богеміи,  Гессепѣ,  Кори- 
валлнсь,  Шотландіи. 

Р.  67.  Никелевый  колчеданъ,  ШсксІМез,  НаагЫсз, 
есть  сѣристый  никель.  Ж 

Нах.  въ  Саксоніи  н  Корпваллисѣ. 

У^потр,  на  добыва[ііе  металл нческаго  никеля_,  весьма  посто- 
янпаго  на  воздухЪ;  онъ  легко  плющится  въ  листы  и  тянется  въ 
проволоку,  принимаетъ  магнетизмъ  и  сохраняеть  его  какъ  саѵюе 
желѣзо;  сдѣлапныя  изъ  него  вещи  имЬють  очень  красивый  видь  и 
походятъ  на  серебря  нпыя. 

Р.  6  8.  С  У  р  ь  м  Я  н  ы  й  НИКЕЛЬ,  Апйтоппіскеі,  еще  рѣ;к е 
встрѣчается   въ  яшлахъ  въ  Аидреасбергѣ.  Ш  ^Ь. 
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Семейство  6.  Обманки. 

Наружный  видъ  обманокъ  не  метал.шческій,  но  онѣ 
криста.ілическія5Ііринадлеяіащія  разнымъ  системамъ^  тверд. 
ме;кду  плавикомъ  и  тасіькомъ^  мало  хрупки;  уд.  в.  8,  1  — 
4;  цв.  пестрые,  неметаллическіе;  черта  такл;е  пестрая 
и  не  металлически  блестящая;  блескъ  алмазный  или  по- 
луметаллическій,  так;ке  перламутровый;  прозрачность  раз- 
ной степени;  —  хим.  сост.  сѣристые  металлы  съ  прео- 
бладающимъ  количествомъ  сѣры. 

Р.  6  9.  Ж  Е  л  т  ]>і  й  мышьяк  ъ,  КаизсІг^еІЬу  Орегтепі  или 
Лигірг§тепІ  (аигірі^тепіит,  мышьякъ),  ^еІЬе  АгйепікЫепсІе, 
лгбепіс  8иІГигё  ^аппе.  Крист.  сист,  1-гг  І-ослалу  главная 
Форма  ромбическая  призма  117° 49^  съ  конечпымь  при- 
тупленіемъ  ѢЪ°Ъ1'^  насажденнымъ  на  тупы  я  боковыя  ре- 
бра,, иногда  острыя  боковыя  ребра  первой  призмы  при- 
туплены чрезъ  плоскости  второй  вертикальной  призмы 
подъ  100°'^іО^;  кромѣ  того  въ  соедииенін  съ  подчинен- 
ными всегда  плоскостями  вертикально -ромбическаго  ок- 
таэдра, боковыя  ребра  котораго  105  °6^;  притупляющіл 
плоскости  острыхъ  боковыхъ  ребръ  шерсховаты,  другія 
плоскости  струй  чаты;  кристаллы  малы,  весьма  рѣдки;  по 
б.  ч.  въ  сплошномъ,  налетѣломъ  и  гроздообразномъ  видѣ; 
спайность  весьма  совершенно -листоватая ,  параллельна 
пріостряющимъ  плоскостямъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ 
призмы,  по  сему  направленно  струйчаты я  плоскости  весь- 
ма легко  дѣлимы;  тверд,  между  тальк,  и  гипс;  въ  тон- 
кихь  лмсточкахъ  гибокь;  уд.  в,  ^,5 — о,^;  цв.  лимонножсл- 
тый;  черта  свѣтлѣе,  на  совериіенно  спайныхъ  плоско- 
стяхъ  сильный  перламутровый  блескъ,  склоняюпдійся  къ 
алмазному;  прозрачность  несовершенна  до  просвѣчиваю- 
щаго   въ  краяхъ;  предъ  п.  тр.   на  углѣ  сгораетъ  ліслто- 

бѣлым  ь  пламенемь,  издавая  мышьяковый  (чесночный)  и  сѣ- 

і  < « 

ристый  запахъ;  сост.  изъ  полутора  с  ьристаго  зп>ішьяка.  А  8. 

Нах.  въ  глиіиістыхъ  пластачъ  въ  зе])іпістомъ  гипсіі,  въ  метал- 
лоіюсныхъ  лпілахъ,  въ  вулкапахъ,  также  въ  Турі;ііі,  Сербіи,  Наю- 
ліи,  Валлахіи^  Вепгріи,  въ  Тирол Ь,  на  ГарцЬ,  в  ь  СолФатлрѣ  близь 
Неаполя,  въ  Япопііі,  КнтаЬ,  Мекспкѣ,   въ  обыкновенной  глинЬ  съ 
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Кристаллами  тлжелаго  шпата  въ  верховьи  рѣки  Епфрата  недалеко 
отъ  деревни  Малакьяра  въ  Персіи. 

^^потр.  вміістѣ  съ  реальгаромъ  на  масляныя  и  другія  живопис- 
ныя  краски,  на  Фейерверки,  н.  пр.  съ  селитрою  для  приготовленія 
бѣлаго  огня,  въ  красильныхъ  Фэбрикахъ,  при  печатаніи  холстинокъ 
и  т.  д.',  онъ  составляетъ  сильный  ядъ. 

Р.  70.  Красный  МЫШЬ  Я  къ,  тоіігез  НаизсН^еТЬ^  ЛеаЦаі\ 
ЛаизсІггоІІг^  тоііге  АгзепікЫелсІе,  агшйс  5иІ/'игё  гои^е.  Крист, 
сист.  2-й  І-глеиная^  кристаЛсЗы  призматическіе,  первая 
2-й  І-член.  призма  съ  переднею  косвенною  конечною  пло- 
скостью; острыя  боковыя  ребра  ея  притуплены  пло- 
скостями второй  вертикальной  призмы  ИЪ*"  20';  тупые 
боковые  края  притуплены  плоскостями  третьей  верти- 
кальной призмы  ІЗб**  4';  въ  этихъ  призтм^ахъ  примечает- 
ся переднее  авгитовое  конечное  пріостреніе  1'52*',  пло- 
скости котораго  насаждены  на  тупыя  боковыя  ребра  пер- 
вой призмы;  иногда  примѣчается  также  плоскость  задня- 
го  авгитоваго  пріостренія  съ  другою  заднею  косвенною 
плоскостью;  кристаллы  по  б.  ч.  малы,  скоплены  въ  груп- 
пы; сверхъ  того  сплошный,  налетѣлый,  вкрапленный; 
спайность  сов.  листоватая  параллельно  передней  косвен- 
ной конечной  плоскости  и  притупляюпа^имь  плоскостямъ 
тупыхъ  боковыхъ  ребръ;  изломъ  мелкораковистый ,  пере- 
ходящій  въ  неровный;  тверд,  между  тальк,  и  гипс;  уд. 
в.  Т),6  —  0,5;  цв.  багряный,  гіацинтово-красный;  черта 
оранжево-желтая;  блескъ  алмазный,  приближающійся  къ 
жирному,  отъ  полупрозрач.  изменяется  до  просвѣчиваю- 
щаго;   предъ  п.  тр.   какъ  предъидуіцій;  сост.   изъ  одно- 

сѣристаго  мышьяка.  Аз. 

Нах.  въ  металлопоспыхъ  жплахъ  въ  гнейсѣ,  глин,  слаицѣ,  въ 
нзвестиякѣ,  также  въ  вулкапахъ*,  онъ  встречается  въ  Венгріи,  Ти- 
ролѣ,  Швейцаріи,  (Ст.  Готардъ),  на  Гарцѣ,  ЭтнЬ^  ві»  Япопіи,  также 
въ  Персіи  на  рѣкѣ  ЕвФратЬ  съ  желтымъ  мышьякомъ  и  въ  С.  Амернкѣ. 

Р.  71.  Киноварь,  ЛиЫпЫеп^е^  ШеіхигЫепсІе^  тег  сиге  зиі 
/ііге,  СіппаЬаги,  Крист.  сист.  "о-и  \-осная^  .эмиэдрическая, 
главная  ф.  довольно  острый  ромбоэдръ  71°  Ш\  иногда 
съ  прямо  насалхденной  конечной  плоскостью,  и  такимъ 
образомъ  образующій  ромбоэдрическую  таблицу,  или  за 
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нимъ  слѣдующій  болѣе  тупой  ромбоэдръ  92°  Ъб^  и  т. 
д.,  также  первая  ромбоэдрическая  призма  (фиг.  75)  въ 
соединеніи  съ  главнымъ  робоэдромъ;  двойники  нерѣдки, 
Фиг.  75.  образованы  потому  закону,  что  2  недѣли- 
мыхъ  имѣютъ  общую  прямо  насажденную 
конечную  плоскость,  а  всѣдругія  нах.  въ 
обратномъ  видѣ;  кристаллы  зіелки,  неясны, 
скоплены;  но  также  въ  сплошномъ,  вкра- 
пленномъ  и  налетѣлымъ  видѣ;  спайность 
сов.  параллельна  боковымъ  плоскостямъ 
первой  ромбоэдр,  призмы;  изломъ  неров- 
ный, несов.  раковистый,  сланцеватый,  зем- 
листый; тверд,  гипс,  или  немного  больше; 
не  хрупки;  уд.  в.  8,2 — 6,5;  цв.  багряный  или  кошениль- 
но-красный,  съ  поверхности  переходящій  въ  свинцово- 
сѣрый ;  блескъ  алмазный  измѣняющійся  въ  полуметалли- 
ческій,  черта  багряная,  въ  свѣтлосѣрой  кошенильно 
красная;  полупрозрачная  или  непрозрачная;  предъ  п.  тр. 
на  углѣ   летуча;   сост.   изъ  сѣристой   ртути   съ  земли- 

отыми,  угольными  и  смолистыми  частями.  Но;. 

В.  1.  Благородкал  гг.  ЦБ.  ношеиилевато  ^  землистал,  цв.  багря  наго, 
черта  багряная,  есть  чисто  сѣристая  ртуть;  пах.  въ  видѣ  .іистова- 
томъ,  жилковатолгь,  сплошномъ  и  землистомъ. 

Б.  2.  У^глистал  п.  или  пегелковал  ршутнал  руда  у  С)иес7і8ІІЪеГ' 
ІсЪегегЪу  СагЪопЫепИбу  сост.  изъ  сЬристой  ртути  и  не  много  идріа- 
лина  т.  е.  угля  съ  водороднымъ  газомъ  и  отчасти  также  съ  незна- 
чительными примѣсями  кремнезема,  глинозема  и  сѣристаго  желѣза-, 
сплошная,  вкрапленная  въ  округленныхъ  массахъ,  въ  видѣ  оклміі-  ' 
ияющей  массы  подобной  раковигіамъ,  посему  съ  косомерепковыми 
отдЬльностями,  такъ  называемая  поралловал  руЪа;  цв.  между  темію- 
кошенилевымъ  и  черноватосЬрымъ,  уд.  в.  6,5  —  7,0;  изломъ  неро- 
вный, ровный,  сланцеватый.  , 

Нах.  въ  я^илахъ  и  пластах  ь  смолистаго  сланца  въ  каменноу- 
гольной Формацін  въ  гнейсѣ  въ  Альмаден Ь  въ  Нспанін,  Сличил іи,  во 
Францтн,  Идріи  въ  Крайнѣ,  близь  Цвейбрюкепа,  рѣже  въ  Карин- 
тіи,  Тиролѣ,  Богеміи,  Саксоніи,  ІІІвеціи,  рѣдко  въ  округленныхъ 
зернахъ  въ  Урлльскихь  россыпяхъ,  іі.  п.  пъ  Калиновской,  близъ 
Березовскихъ   золотыхъ    промысловъ,    во  Вгороііавловскомъ ,  въ 
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Царевоалександровскомъ  промыслѣ,  въ  округѣ  Міяскаго  завода, 
Оленотравянскомъ  промыслВ,  въ  округВ  Боіословскихъ  заводовъ; 
зерна  обыкновенно  здѣсь  мелкія,но  въ  Богословскомъ  заводѣ  ино- 
гда вѣсомъ  до  1у  фунта,  но  нигдѣ  киноварь  въ  коренныхъ  мѣсто- 
рожденілхъ  Уральскихъ  горъ  не  встрѣчалась,  а  въ  Нерчинскѣ  въ 
Ильдеканскомъ  рудникѣ  въ  жилахъ  желѣзистаго  известняка. 

У^попгр.  изтолченнал  если  она  попадается  въ  чистыхъ  кускахъ 
непосредственно  на  приготовленіе  живописныхъ  красокъ;  тончай- 
шая назыв.  ѵегіпШоііу  но  по  б.  ч.  приготовляется  нскуственная  ки- 
новарь, употребляемая  не  только  въ  л^нвописномъ  искуствѣ^  но 
так;ке  для  приготовленія  сургуча,  въ  типографіяхъ  для  красной 
краски;  въ  медицинѣ  въ  видѣ  куренія,  въ  составъ  косметическихъ 
средствъ,  а  снаружи  въ  разныхъ  болѣзняхъ,  на  разныя  мази  и  т.  д. 
такл;е    для  добыванія  металлической  ртути. 

Р.  72.  ПиРАРгиритъ  (ягУ^,  огонь,  а^;^г;^^ог^,  серебро,) 
Красная  серебрлнная  руда,  ЛоіТг^йІІі^ег^у  ЗіІЬегЫеп^е ,  аг* 
^епі  аЫітопіе  8иІ/иге.  Крист.  сист.  Ъ-и  І-ослал,  эмиэдриче- 
сіхлп  съ  гіреобладающимъ  образованіемъ  призмы  и  ска- 
аеноэдра,  (фиг.  76,  въ  которой  Л  означаетъ  скаленоэдръ, 
а  Ю  тупой  ромбоэдръ),  основная  Форма  ту- 
пой ромбоэдръ,  конечны  я  ребра  котораго 
при  содерліаніи  сурьмы  108°  20%  а  при  со- 
держаніи  мышьяка  107°  80^,  такл^е  преобла- 
даетъ  вторая  ромбоэдрическая  призма,  съ 
плоскостями  основнаго  ромбоэдра  (фиг.  77.), 
насажденными  на  поперечныя  боковыя  реб- 
ра, часто  вмѣстѣ  съ  симъ  перемѣнныя  боковыя 
ребра  притуплены  чрезъ  три  пересѣкаемыя 
боковыя  плоскости  первой  ромбоэдрической 
призмы,  также  призма  съ  плоскостями 
основнаго  и  болѣе  остраго  рамбоэдра  81°  1' 
или  80°  оО^  два  болѣе  острыхъ  скале- 
ноэдра,  иногда  преобладающіе,  но  также 
встрѣчаются  два  болѣе  тупыхъ  скалено- 
эдра,  двойники  такліе  встрѣчаются;  крис- 
таллы часто  скоплены  въ  группы,  иног- 
да сплошный,  вкрапленный,  налетелый^ — 
спайность  довольно  явственно  листоватая, 
параллельно  плоскостямъ  основнаго  ромбе- 


Фнг,  76. 


Фиг.  77. 
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эдреі,  —  изломъ  раковистый,  неровный;  тверд.  ме;кду  изв. 
шп.  и  гипс,  весьма  мало  хрупка;  уд.  в.  5,8  —  5,  5,  цв.  ко- 
шенилевый, гіереходящій  въ  черноватосѣрый;  черта  ко- 
шеінілевал;  блескъ  алмазный,  полуметалл.;  полупрозра- 
ченъ  или  непрозрачеиъ;  предь  п.  тр.  расприскивается, 
легко  сплавляется  въ  серебрянный  шарикъ;  сост.  изъ  сѣ- 
ристаго  серебра  съ  сѣристою   сурьмою  или  сѣр.  мышь- 

якоімъ.         8Ь  и  Аз. 

В.  1.  Сурълілнистый  пираргиритъ,  (ІипМез  ^оіЬ^йІІі^^ 
ег^^  АгиітопзіІЬегЫешІе ^  уд.  в.  5,8  —  5,7;  цв.  между  ко- 
шенилевымъ  и  черноватосѣрымъ ;  полу  металлически  блес- 
тящій,  при  проходящемъ  свѣтѣ  всегда  кошенилевый; 
прозраченъ  или  непрозрачеиъ. 

В.  Мышьяковистый  пираргиритъ  Іісігіез  Коііг^йііі^' 
егг^  АгзеііікзіІЬетЪІепсІе ,  Ргоизііі^  УД«  в.  5,6  —  5,5 ,  цв.  ко- 
шенильный, черта  свѣтлѣе;  блескъ  алмазный,  полупрозр. 
до  просвѣчивающаго  на  краяхъ;  въ  этомъ  родѣ  мышь- 
якъ  и  сурьма  взаимнообразно  замѣнлютъ  другъ  друга, 
какъ  изоморФическія  тѣла. 

Нах.  въ  ліилахъ  гнейса,  слюд,  сланца,  глинист.  с!іанца  ^  оба  из- 
мЬненія  попадаются  часто  вмѣстѣ,  въ  Норвегіи,  Богеміи^  на  Гарцѣ, 
АпдреасбергЬ,  въ  Зменногорскомъ  рудннкѣ  въ  Колыванн. 

Употр,  онъ  вообще  весьма  богатъ  серебромъ,  по  въ  маломъ 
количествь  попадается^  —  выплавляется  па  металл,  серебро. 

Р,  75.  МіАРГИРИтъ  (отъ  і^іашѵ^  менѣе,  а^уѵ^іоѵ^,  се- 
ребро, потому  что  содержитъ  менѣе  серебра  чѣмъ  пред- 
идущій),    НетісІопЫепсІе  у  Ігетіргізтаіізске  ЛиЫпЫспсІе ,  со- 

ставл.  сѣрнистое  серебро  съ  сѣристою  сурмоіо.  І^Ь. 

Нах.  прелюде  въ  Саксонги  и  Змейпогорскомъ  рудпикѣ  въ  Колы- 
ванн въ  сплошномъ  Бндѣ  со  свнпцовымъ  блескомъ. 

р.  74.  ГипАРгиритъ  {у7^а^уѵ^о(;^  содержащій  сереб- 
ро), Нураг^угопЫепсІе^  сост.  изъ  мышьяка,  серебра,  сѣ- 
ры,  не  много  желѣза  и  сурьмы. 

Нах,  съ  свииц.  блескомъ  въ  Клаусталѣ. 
Р.  75.  Пир  А  ИТ  и  МО  пить  (яг;^,  огонь,  огненно-крас- 
ный, апіітопіит^  сурьма),  Коіігзріезз^іат^ег:^,  АпІІтопЫеп- 
с/е,  Апіітоіпе  охусіе  зиі/иге,  Крист.  сист.  не  явственна, 
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кристаллы  игольчатые  и  волосистые^  но  также  сплошной, 
вкрапленный,  налетѣлый;  спайность  сов.  параллелыіа  при- 
тупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ,  нссоверш.  параллель- 
на при;гуп.  плоскостямъ  тупыхъ  боковыхъ  ребръ^  жил- 
коватый и  лучистый;  тверд,  между  талькомъ  и  гипс; 
уд.  в.  4,  5;  цв.  вишнево-красный,  черта  подобная; 
блескъ   алмазный,  на  краяхъ  просвѣчивающій;  пред.  п. 

тр.  легко  сплавляется;  сост.  изъ  сѣрист.  сурьмы  съ  сурь-  , 

...  '  '  > 

мяною  окисью.  2  І^Ь. 

Наа:.  въ  жилахъ  съ  сурьмя иымъ  блескомъ  во  Францін,  Вен- 
гріи  ид  Гарцѣ. 

Р.  Тб.ЦинковАЯОБМАНКА,  ВІеп(Іе,  7.ІПС  зиі/иге,  Оаіепа 
іпапіз.  Крист.  сист.  правильна  л ,  основ,  гранатоэдръ, 
иногда  вмѣстѣ  съ  однимъ  или  съ  обоими  тетраэдрами, 
съ  плоскостями  эксаэдра,  октаэдръ  съ  плоскостями  эк- 
Фиг.  78.  саэдра,  (фиг.  78.)  гранатоэдръ  вмѣстѣ  съ 
тріакисътетраэдромъ,  съ  октаэдромъ  въ  соеди- 
неніи,  иногда  съ  подчиненными  плоскостями 
трапецондододекаэдра ;  часто  двойники  изъ 
гранагоэдра  или  октаэдра,  (фиг.  66  стр.  І2?)); 
кристаллы  вообще  скоплены  въ  группы,  рѣже 
огдѣльны,  по  б.  ч.  вкраплены;  так;ке  сплошная;  изл.  листо- 
ватый по  6  направ.,  тверд,  между  плав,  и  изв.  шп.;  хрупка,  уд. 
в.  4,2  —  '5,9,  цв.  желтый,  зеленый,  красный,  бурый;  блескъ 
алмазный,  всѣ  степени  прозрачности;  при  царапаніийздаеть 
ФОСФорическій  свѣтъ,  предъ  п.  тр.  не  плавится,  и  сост.  изъ 
сѣристаго  цинка,  отчасти  съ  малымъ  количествомъ  сѣрис- 

таго  желѣза  и  кадмія.  Ъп. 

І^шіп.  об,м.  встрѣчается  листоватая  (благородная  и  обыкновен- 
ная) или  лугисшал^  или  окилтговатал. 

Пах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  въ  гнейсѣ,  слюд,  и  глинист,  сланца 
въ  горномъ  известняк  Ь,  въ  Венгрін^  Богеміи,  Силезіи,  Саксоніи^ 
на  Гарцѣ  и  въ  Англіи,  ІІІвеціи,  Норвегіи,  близъ  Мѣдьзянска  въ 
Польшѣ,  въ  Лойо  и  Оріерви  въ  Финляидіи,  въ  Сибири  въ  маломъ 
количествѣ  и  не  отличающаяся,  въ  мѣдныхъ  рудникахъ  Богослов- 
скихъ  заводовъ,  въ  свинцовомъ  и  золотомъ  рудникахъ,  какъ  въ 
Анатольскомъ  близъ  нижняго  Салданскаго  завода  и  въ  землѣ  Войс- 
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ка  Доискаго,  а  ФОСФорическая  цинк.  обм.  въ  роговомъ  камііѣ  въ 
Змѣйпогорскомъ  рудішкѣ  въ  Алтаѣ,  и  въ  известнякѣ  въ  Нерчинскѣ, 
съ  бурымъ  шпатомъ;  обѣ  расположены  полосами  и  посему  тамъ 
называются  бурунЬупюю  рудою. 

^потр.  па  добываніе  цинка,  называемаго  въ  продажѣ  шпіауте- 
рожъ;  цинкъ  употр.  па  приготовленіе  зеленой  мѣди  и  другихъ  мѣд- 
ныхъ  сплавовъ,  въ  потѣшныхъ  огпяхъ  и  входить  въ  составъ  галь- 
ваническнхъ  баттарей  \  сѣрнокйслый  цинкъ  употр.  въ  медицынѣ  и  въ 
красильномъ  искуствѣ. 

Р.  77.  Фольцинъ,  (собст.  имя);  ѴоІІ2Іп,  сост.  изъ 
сѣристаго  цинка  съ  цинковой  окисью  и  немного  окиси 

желѣза.  4      -н  ^іл. 

Пах.  рѣдко  въ  кварцѣ  во  Франціи. 

Р.  78.  Марганцовая  обманка,  ВгаипвІетЫепАе у 
Мап^ап^іапг,  ЗсЬгоаггегг,  тап^апёзе  зиі/игё,  сост.  изъ  сѣ- 
ристаго  марганца. 

Нах.  рѣдко  въ  металлоносныхъ  жилахъ  въ  НагілгЬ. 

РАЗРЛДЪ  III.  ОКИСЛЕННЫЕ  МЕТАЛЛЫ. 

Наружный  вндъ  по  б.  ч.  не  металлич.,  но  при  черныхъ 
ИЛИ  темныхъ  цвѣтахъ  металлич.,  они  отчасти  кристал- 
лическіе  изъ  разныхъ  системь,  отчасти  не  кристалличес- 
кіе,  и  по  этому  также  тверд,  различна,  отъ  плавик,  шп. 
до  кварц,  въ  крисгаллическомъ  состояніи  и  отъ  тальк, 
до  изв.  шп.  въ  некристаллическомъ;  они  всѣ  хрупки;  уд. 
в.  9  и  8,0  —  0,5  въ  кристаллическихъ  видахъ ,  до  2,0 
уменыпающійся  въ  некристалл  и  ческихъ;  цвѣта  темные, 
рѣлхс  свѣтлые;  черта  неметаллическая  въ  сѣрыхъ,  и  чер- 
ныхъ родахъ,  часто  красная,  бурая,  желтая;  блескъ  ал- 
мазный, полуметаллич.  или  металл ическій,  прозрачность 
малая;  хим.  сост.  изъ  окисленныхъ  мсталловъ,  въ  раз- 
ныхъ степеняхъ  окисленіл  отчасти  чистые,  отчасти  съ 
содержаніемъ  земель  или  воды,  некоторые  съ  ФОСФорною, 
мышьяковою  или  сѣрною  кислотами;  содержатъ  минера- 
лы различнаго  вида  и  то  отчасти  въ  одномъ  и  томъ  же 
родѣ,  въ  которыхъ  находятся  ясные  переходы. 
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а)  Тяжелые  окисленные  аіеталлы  ліеталлигескаго 
или  полужеталлигескаго  вида, 

СЕМЕЙСТВО  7.   ЖЕЛѢЗНЫЯ  ОКИСИ. 

Уд.  в.  5,^  —  4,0,  цв.  черный  или  сѣрый,  переходя- 
щій  въ  желѣзномъ  блескѣ  вь  красный;  блескъ  металли- 
ческій   или  полѵметаллическій;  они  состоять  изъ  окиси' 
желѣза,  отчасти  съ  титановой,   хромовой  или  цинковою 
окисями  бсзъ  воды. 

Р.  79.  ЛхЕЛѣзньні  БЛЕСКЪ,  Еі$еп§1апі.  и  Коіігеівс.пвіеіп, 
/ег  ои§Ые.  Крист.  сист.  Ъ-и  '{"Оснал^  ромбоэдръ  86  ''  со- 
Фиг.  59.  ставляетъ  основную  Форму,  но  встречается 
болѣе  тупой  (фиг.  59),  часто  въ  соедине- 
ніи  съ  прямонасажденной  конечною  плос- 
костію,  весьма  часто  преобладающею,  и  та- 
кимъ  образомъ  составляющею  тонкіе  таб- 
лицевидные  кристаллы;  кромѣ  того  плос- 
кости перваго  и  втораго  болѣе  остраго  ромбоэдра,  также 
третьяго  и  четвертаго  болѣе  тупаго;  плоскости  двухъ 
скаленоэдровъ ,  остраго  диэксаэдра  и  боковыя  плоскости 
обѣихъ  ромбоэдрическихъ  призмъ;  плоскости  болѣе  ту- 
пыхъ  ромбоэдровъ  часто  выпуклы;  двойники  по  2  зако- 
намъ,  такъ  что  два  недѣлимыхъ  имѣютъ  общую  прямо- 
насажденную  конечную  плоскость  первой  ромбической 
призмы,  а  всѣ  другія  плоскости  въ  обратномъ  видѣ; 
тверд,  отъ  пол.  шп.  до  апатит.;  хрупкій;  уд.  в.  5,4  — 
4,7;  цв.  темностальносѣрый,  ліелѣзиочерный,  вишнево- 
красный,  кровяной,  буроватокрасный ;  черта  вишневокрас- 
ная;  всѣ  степени  блеска;  кристаллическій  металлическа- 
го,  а  другіе  нехмегал.шческаго  блеска,  или  тусклы,  не 
прозрачны;  предь  п.  тр.  неплавится,  во  внутренномъ  пла- 
віени  дѣлается  чернымъ  и  магнетическимъ;  сост.  изъ  чис- 
той окиси  желѣза  или  съ  креімнеземомъ  и  глиноземомъ, 
иногда  даже  въ  соединеніи  съ  малымъ  количествомъ  тита- 
новой кислоты,  ^е. 

В.  1.  Мсталлшескій  ж.  б.,  Еізеп^іапт,^  кристалличес- 
кій,  сплошной,  вкрапленный,  зеркальный  и  въ  лоялпыхъ 
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криста»1лахъ;  спайность  лучистая  и  листоватая;  изломт. 
раковистый,  неровный;  тверд,  апатит,  до  пол.  шп.;  уд.  в. 
5,0  —  5,5;  цв.  темно-стальносѣрый  или  желѣзночерный 
въ  ТОНКИХ!»  таблицахъ,  иногда  вишневокрасный,  черта 
вишневокрасная,  блескъ  металлическій;  онь  встрѣчается 
также  въ  зернистомъ,  черепколистоватомъ,  лучист.,  че- 
шуйчатомъ,  сланцеватомъ  и  сплошномъ  видахъ. 

Нал-,  въ  ;килахъ  и  нластахъ  въ  гпейсѣ,  слюд,  и  глинист,  слан- 
дѣ,  въ  миидальиомъ  камиѣ,  въ  лавахъ  во  многихъ  страпахъ  въ  осо- 
бенности па  остр.  Эльбѣ,  въ  Швейцарти,  Швецін,  Англіи,  ПольшЬ, 
въ  Мт.дьзянагорѣ^  въ  Россги,  въ  Уральскихъ  и  Алтайскихъ  горахъ 
въ  кристаллахъ  вросшихъ  и  свободныхъ,  или  зернистый  или  сплош- 
ной въ  большихъ  массахъ;  въ  кристаллах!»  вросшихъ  въ  разиыхъ 
горныхъ  породахъ,  въ  тальк,  слаицѣ,  въ  листвяпитѣ,  въ  хлорит, 
сланцѣ  близь  ШабрОБСкаго  и  Березовска;  кристаллы  обыкновенно 
мелки,  хотя  весьма  гладки  и  блестяш,И5  на  пр.  въ  тальк,  сланцѣ  близъ 
Шабровскаго  въ  Екатеринбург*;  по  б.  ч.  въ  маленькихъ  табли- 
цахъ  и  листочкахъ,  па  пр.  въ  тальков.  слаицѣ  близь  Нагорнаго  и 
Березопскаго  рудниковъ,  вмѣстѣ  съ  маленькими  ромбоэдрами  горь- 
коземистаго  шпата,  въ  Беркутской  Горь  близь  Міяска;  маленькте 
на  кристаллическомъ  кварцЬ  вросшіе  листочки  же.і.  бл.  нах.  въ 
пустотахъ  миндальнаго  камня  Татарскихъ  горъ  близь  Златоуста;  въ 
свободныхъ  кристаллахъ  и  зернахъ  въ  россыпяхъ,  даже  чаще  чѣмъ 
другіе  минералы,  хотя  не  такъ  часто  какъ  магнитный  песокъ;  до- 
вольно большіе  кристаллы  въ  россыпяхъ  близъ  Бертевскаго  при 
Нижне- Тагильскѣ;  сплошной  ж.  бл.  зернистаго  сложенія  нах. 
также  въ  Костромской  Губерніи;  а  въ  Петрозаводск  ь  слоистый  ж. 
бл.  вмЬстѣ  съ  эпидотомъ. 

В.  2.  Тіолуметаллшеспій  ж,,  бл.^ИоіЬеізетіет^  не  ясно  кри- 
сталлическій,  едва  только  въ  чешуйчатыхъ  листочкахъ,  вкрапленный, 
почковатый,  гроздовидный,  въ  ложныхъ  кристаллахъ,  иногда  лшл- 
коватый,  сплошной  и  землистый;  тверд,  апатит,  до  плавик.;  уд.  в. 
/[,9 — 4,7;  цв.  темностальносѣрый,  кровянокрасный,  черта  кровлно- 
красная;  блескъ  слабый,  полуметаллическій,  тусклый.  Измѣненіл  его 
чешуйгатал  или  краснал  агселтъзиал  руда^  окилпоштая,  или  кі)ас- 
нал  стегѵллпнал  голова^  ( гоіТгег  Оіа$кор/,  Иаетаійе&,  кровавиш )у 
сплошнал  плоскораковиста  и  зелілистал  или  Иоііъеізепоскег  туск- 
ла, немного  марка. 

Нах,  въ  жилахъ   разиыхъ   горныхъ  породъ  весьма   часто,  въ 
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особенности  на,  Гарцѣ,  въ  Саксоніи,  Богеміи,  Франціи,  Англіи, 
ПольшЬ,  въ  Ммьзянагорѣ  и  Домбровѣ,  въ  Россіи  плотный  кр.  же- 
лѣзнякъ  нах.  весьма  обыкновенно  вмѢстіі  съ  охрою  на  Западной 
сторон  Ь  Уральскихъ  горъ;  его  тамъ  проплавляютъ  въ  больш.  колич. 
на  Кусье-Александровскомъ  заводѣ  ^а  бурый  кровавикъ  нах.  въ  горахъ 
Нуртана  въ  Бухаріи. 

Сюда  также  принадлежатъ  слЬдующія  измѣненія:а.  Зелілистая 
красная  опись  желтъза^  составляющая  оболочку  на  стЬнахъ  во  вну- 
треннихъ  ііолостяхъ  СФероидовъ  бураго  желѣзняка  или  наполняя 
эти  полости,  находится  въ  Каменск.  заводЬ  въ  Екатеринб.  окрутѣ, 
и  Ъ.  Глинистый  окелпшлш  уікопі^ез  Лоіігеівепегъ ,  Тігопеізепзіеіп 
тгС  гоіііет  Зітчсіі,  сплошной  или  мелкоземлистый,  буровато-крас- 
ный или  красно-бурый  съ  свѣгло-красіюю  чертою,  тусклый  или 
едва  блестяш;ій^  глинистаго  запаха,  составляющін  плотную,  одинако- 
вую смѣсь  красной  желѣзной  руды  съ  глиною,  и  различается  на 
1)  обыкновенный  яшлювиЪныщ  Щ  ліелкозелілистьт  или  красный  па- 
ранЬашъ  ( Иоікеіу  гоіке  КгеШе ),  марающій  и  пишущій,  5)  тесто- 
еатый^  по  б.  ч.  "косо-и  тонко-шестоватый,  4)  зернистый,  чечевице- 
зернистый. 

Нах.  въ  жилахъ  или  пластахъ  разныхъ  горъ  Богеміи,  Силезіи, 
Саксоніи,  Баваріи,  Польши,  Россіи^  яшмов.  гл.  я^ел.  въ  большемъ 
количествѣ  въ  Екатерипосл.  Губ.,  въ  горномъ  известнякѣ,  въ  юрск. 
Форм.  Виленск.  и  др.,  Губ.  а  краен,  кар.  и  др.  въ  Польшѣ. 

Весьма  достопримѣчательный  минералъ  также  Шартитъ  (отъ 
]Маг8у  жслѣзо),  окись  желѣза  въ  видВ  правильныхъ  октаэдровъ,  цв., 
черта  и  тверд,  какъ  у  желѣзнаго  блеска;  если  эти  кристаллы  не 
представляютъ  ложныхъ  послѣ  магнитнаго  желѣзняка^  то  надобно 
полагать,  что  окиси  ліслѣза  свойственъ  диморфизмъ,  т.  е.  въ  желѣзиомъ 
блескѣ  ромбоэдрическая,  а  въ  мартитѣ  октаэдрическая  Форма*,  нах. 
въ  Бразиліи. 

У^потр.  ВсЬ  виды  этоіо  рода  и  другіе  подобные  минералы  со- 
ставляютъ  превосходныя,  весьма  богатыя  желѣзныя  руды,  посему 
также  употреблепіе  ихъ  принадлс/китъ  къ  самымъ  общимъ  и  древ- 
нѣйшимъ*,  уже  Моисей  упоминаеть  объ  немъ  и  нынѣ  они  также 
весьма  часто  разработываются;  выдѣлываютъ  изъ  нихъ  чугунныл 
и  стальныя  вещи,  изъ  желЬза  проволоку,  жестянки,  разные  ин- 
струменты и  орудтя,  якоря  и  якорьныя  цѣпн,  оружія,  ноліы,  пилы, 
подковы,  замки,  иглы  и  т.  д.;  оно  также  употр.  въ  разныхъ  фабри- 
кахъ  на  приготовлепіе  различпыхъ  машинъ,  паровозовъ,  пароходовъ, 
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колесъ  п  т.  д.,  такъ  что  съ  каждымъ  годомъ  увеличивается  упо- 
треблепіе  этого  общеполезнаго  металла.  Нѣкоторыя  желѣзиыя  соли 
употр.  ьъ  медпцыиѣ,  каиъ  и.  п.  двойная  соль  хлористаго  желѣза 
съ  соляпокпслымъ  амміакомъ  или  желѣзистовипокнслое  кали,  (Пог. 
агаш.  шагііліеа  и  ^ІоЬиІі  тапіаіоз)-,  красный  карапдашъ  для  рисо- 
вапія,  а  кровапнкъ  какъ  камень  для  полировки. 

Р.  80.   Крейтонитъ  (собств.  имя),  СпсЫопііу  сост. 
изъ  титанистой  ;келѣзной  окиси. 
Ііпх.  во  Фраііцііі. 

Р.  81.  Титанистое  ліелѣзо,  Тііапеізепегг,  ахо- 
(отсз  ЕІ8СПСТІ-,  Ѵітспіі,  (Меп^е).  Крист.  сист.  Ъ-и  І^ос- 
нал,  эмиэдрнцссгі«т/і,  глави.  ф.  эксаэдрическій  ромбоэдръ 
85"  59^,  съ  прлмонаса;кденной  копечною  плоскостію,  съ 
плоскостлми  болѣе  тупаго  и  болѣе  остра  го  ромбоэдра,  съ 
плоскостями  остраго  діэксаэдра;  также  двойники,  въ  ко- 
торыхъ  прямоиасаікд.  конечная  плоскость  общая  обо- 
имъ  пеДѣлимымъ;  спайи.  сов.  параллельна  этой  плоскости; 
изл.  раковистый;  тверд,  апатит,  и  пол.  шп.;  хрупко;  уд.  в.  Л,  8 
4 — 6;  цв.  гкелѣзочерный,  черта  подобная;  блескъ  металлич., 
переход  ящій  въ  полу  металлич.;  непрозрачно,  слабо  маг- 
нетическое; предъ  п.  тр.  не  плавится;  составъ  титанис- 
тая желѣзная  закись  съ  небольшимъ  количествомъ  же- 
лѣзной  окиси  и  марганцевой  закиси.   Ёе^  Тр. 

Нах.  въ  талыювомъ  слапцЬ  близъ  Гастейпа  въ  Зальцбург*,  въ 
Богелзіи,  Иорвегіи,  Швецін,  въ  окрестиостяхъ  Уддеваллы,  въ  Ф(ш- 
ляидіп  въ  Кимито  и  Есбо;  Шльліеиатъ  (такъ  называемый  Г-мъ  Шел- 
ее  отъ  Ильменскаго  озера  въ  округЪ  Міяскаго  завода) ,  доволь- 
но правильными,  пе  рѣдко  весьма  к])уиііыміі  Футовыми  кристалла- 
ми II  въ  нисколько  Фунтовъ  вѣсомъ,  заключается  такл^е  сплошными 
массами  въ  циркоиномъ  сіэпитѣ  Ильмеискихъ  горъ  іі  въ  другихъ 
мистахъ  Уральскаго  горнаго  хребта.  ШлъмелитЪу  описанный  Г-аіѣ 
КупфсромЪу  совсѣмъ  другой  минералъ,  т.  е.  Штгитъ  по  Розе  (см. 
іін;ке  Р.  110),  —  а  Варвикитг,  [собстъ.  имя)  сост.  пзъ  титана,  Фтора, 
жслѣза  и  иттрія  н  составллетъ  почти  двуфтористое  желѣзо  и  пах. 
въ  Ю/Кной  Каролипѣ  въ  Варвикѣ. 

Р.  Ш.  М  Е  и  А  к  л  н  И  т  ъ  (собств.  имя),  Мепакеиепзіеіп ,  Ті- 
Іапеізепзіеіп,  Тііапе  охусіг  /еггі/еге;  зернами;  изл.  раковис- 
тый, неровный;  тверд,  между  апатит,  и  пол.  ши.,  хруп- 
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кій;  уд.  в.  4,  8  —  4,  6,  цв.  желѣзочерный,  несовершен- 
но металлическій;  химнческій  составъ:  титанистая  окись 
и  желѣзная  закись. 

Нах.  въ  Нориегііі,  г!}т  МеиакапЬ  въ  ШотлаидЬі,  въ  Коріівал- 
дпсѣ,  въ  Бразиліи. 

Р,  ѢЪ.  ИзЕРИ  пъ  (собств.  имя),  ТііапеІ8етапйуМа§пеІ' 
еізепзапсі,  /ег  охусіиіе  ііииѵ/еге.  Крист.  сист.  правилъпал, 
основн.  Ф.  октаэдръ  или  эксаэдръ,  крист.  мелкіе,  свобод- 
ные и  весьма  рѣдкіе,  изл.  совершенно  раковистый;  тіііерд. 
пол.  шп.;  хругікій;  уд.  в.  4,  8  —  4,  6;  цв.  л;елѣзночер- 
ный;  блескъ  снлънометаллическш,  непрозрачный,  сильно- 
маі  нетпческій,  даже  полярный;  предъ  п.  тр.  не  плавится; 
сост.  изъ  титанистой  окиси  и  ;келѣзиой  закиси,  съ  го- 
раздо меньшимъ  количествомъ  титанистой  кислоты,  чѣмъ 
у  предъидущаго. 

Шах.  въ  базальтЬ,  долеріпѣ,  зерпистомъ  пзвестпякѣ,  іто  б.  ч. 
въ  псскѣ  рЬкъ  и  морскихъ  береговъ,  па  пр.  въ  гранитномъ  песг;ѣ 
Изерскаго  луга  въ  Ріізепгебюргѣ,  яъ  Баваріи,  въ  рѣкѣ  Кемп,  па 
Ладожскомъ  озерѣ,  также  на  берегу  рѣки  Буга  бл изъ  Николаева, 
вообще  въ  пескѣ  рЪкъ  и  ручьевъ  вулканическихъ  странъ,  нзъ  ко- 
торыхъ  рѣки  уносятъ  его  на  морской  берегъ,  посему  въ  неліъ  встрЬ- 
паются  всегда  зерна  авгита,  роговой  обманки,  оливина,  ріаколита 
и  т.  п. 

Р.  8  4 .  М  А  г  и  и  т  н  ы  й  ж  ЕЛ  Ѣ  3  н  я  к  ъ ,  Ма^пеіеізепзСеіп,  /ег 
охусіиіе.  Крист.  сист.  правильная,  основн.  Ф.  октаэдръ, 
(см.  ФИГ.  49  стр.  96),  часто  въ  видѣ  октаэдрической  таб- 
лицы, также  ромбообразный  или  неправильно  растяну- 
тый гранатоэдръ,  другтя  Формы  эксаэдръ,  (см.  фиг.  5^ 
стр.  99),  лейцитоэдръ  (фиг.  79.)  тріакисъ-октаэдръ,  (фиг.  80.) 
Фиг.  79.  Фиг.  80.     пирамидальный  эксаэдръ  подчи- 

ненный и  тѣ  или  другія  въ  сое- 
диненіи  между  собою;  не  рѣдко 
двойники  изъ  октаэдровъ;  кр. 
часто  вросшіе;  но  также  сплош- 
ный,  вкрапленный  съ  зерни- 
стыми отдѣльностями;  спайность 
болѣе  или  совершенно  листоватая,  параллельна  октаэ- 
дрическимъ  іыоскостямъ;  изл.  раковистый  или  неровный; 
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тверд,  пол.  шп.;  хрупокъ^  уд.  в.  5,  2  —  >^1,  9;  цв.  жслѣз- 
ночерный,  черта  подобная;  блескъ  металлическій  на  спай- 
ных!, плоскост/іхъ,  полуметаллическій,  изл.  раковистый; 
непрозраченъ;  сильно  дѣйствуетъ  на  магнитную  сгрѣлку 
и  часто  полярно-магнитный;  предъ  п.  тр.  но  плавится, 
сост.  иаъ  ;келѣзной  окиси  съ  ;кел  1>зною  закисью.  Ре  І^е. 

В.  1.  Листоватый  ліагн.  ж.,  грубо-ліелко-тонко-зер- 
нисто-отдѣленный;  в.  2.  сплошной  или  раковистый  аі.  ж, 
съ  раковистымъ  изломомъ  и  сильно  металлнческимъ  бле- 
скомъ,  и  в.  "5.  зеяілистый  или  охристый,  Ма^пеіеізепосКег, 
Еиептиіт,  Еізетисіііі^агхе,  Еізепіпоііг,  сплошной,  нале- 
тѣлый;  изл.  землистый,  синечерный,  мерцающій. 

Нах.  весьма  распространенный  въ  ;килахъ  и  стоячнхъ  пли  ле- 
жащихъ  штокахъ  или  вкрапленный  въ  талъковомъ  хлоритово-гли- 
нистомъ  сланцахъ,  въ  змѣевикѣ  и  т.  д.  въ  Финллндіи  вгь  Оріерви, 
Калволѣ,  Олмѣ,  Силбэлѣ,  на  островѣ  Стапсвикѣ*,  въ  Швецін,  Нор- 
вегіи^  Гренландіи,  Саксоніи,  Силезіи,  Моравіи,  Тиролѣ,  Сѣверной 
Америкѣ,  но  вг.  особенности  въ  Уральскихъ  и  Кавказскихъ  горахъ 
въ  коренныхъ  мѣсто^зожденіяхъ,  какъ  то  въ  отдѣльпыхъ  маленькихъ 
кішсталлахъ  и  зернахъ  въ  самыхъ  горныхъ  породахъ,  иногда  вкраплен- 
пый,  но  и  въ  большихъ  массахь  въ  видѣ  горной  породы,  или  также 
отдѣльными  кристаллами  и  зернами  въ  золотыхъ  россыпяхъ*  въ 
ііервомъ  случаѣ  встрѣч.  онъ  по  б.  ч.  въ  малыхъ  кристаллахъ,  въ 
октаэдрахъ  съ  гладкими  и  правильными  плоскостями,  отъ  микро- 
скопической величины  до  5  лин.  и  болѣе;  они  иногда  превращены 
въ  воднѵю  желѣзную  окись  съ  содержаніемъ  прежней  Формы,  какъ 
н.  пр.  въ  змѣевикѣ  близъ  Калиновскаго  пріиска  въ  Березовскихъ 
рудникахъ,  но  имѣютъ  красный  цвѣтъ  и  малое  сцѣпленіе,  ч  Ьмъ  от- 
дичаюгси  отъ  большихъ  ложныхъ  кристалловъ  марткта  изъ  Бра- 
зиліи^  вросшаго  тамъ  въ  зернистомъ  желѣзномъ  блескѣ  и  имѣюща- 
го  еще  металлическій  блескъ.  Магнитный  желѣзнякъ  попадается  въ 
Уралѣ  такимъ  образомъ  въ  хлоритовомъ  сланцѣ,  въ  змѣевикѣ,  въ 
тальковомъ  и  слюденомъ  сланцахъ,  ио  также  въ  гранитѣ  и  въ  урали- 
товомь  порфирѣ,  часто  въ  чрезвычайном!*  количеств*,  въ  хлорито- 
вомъ слапцѣ  въ  окрестностяхъ  Екатеринбурга,  въ  Березовой  горѣ, 
въ  Шабровскомъ,  въ  Берхнеивенскѣ  и  въ  Назимской  горѣ,  въ  Зла- 
тоустовскомъ  заводь ,  въ  пустотахъ  которой  онъ  также  попадается 
въ  прекраспыхъ  и  большихъ  вросшихъ  додекаэдрахъ,  въ  змѣевнкѣ, 
II.  п.   близъ  Пышминска  и  Калиіювска  въ  Березовскомъ  рудник*, 
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въ  Шелезинскѣ  при  Гумеиіевскомъ  рудникѣ,  на  озеръ  Аушку^ѣ, 
гдѣ  съ  ніімъ  вмѣстѣ  встрѣчаетсл  хромовый  ;келѣзнлкъ,  въ  тадько- 
вомъ  сланцѣ,  какъ  въ  Билнмбаевскомъ  Златоустовскомъ  заводѣ,  и 
въ  с^юденомъ  слапцѣ  къ  западу  отъ  Златоустовскаго  завода,  въ 
гранить,  уралит,  порфирѣ  въ  Таратарскомъ  рудникѣ  вь  Златоу- 
стѣ.  Гдѣ  м.  л;,  встречается  въ  большихъ  массахъ,  тамъ  онъ  нах. 
въ  грубо-и-мелкозерннстОіМъ  состояніи,  или  сплошнымъ,  въ  пустотахъ 
и  трещинахъ,  также  въ  октаэдрахь  или  додекаэдрахъ,  какъ  въ  маг- 
пптпыхъ  горахъ,  и.  п.  въ  Высокой  горѣ  близъ  Ннлаіетагпльска 
въ  Благодати  близъ  Куиівипска,  въ  Качкапарѣ  близъ  Ііил^нетурипска, 
и  въ  Улу-утассе-Тау  близъ  Магнитпой.  Всь  эти  магнитиыл  горы  со- 
ставллють  въ  сѣверной  части  Урала  неизчерпаемый  источиикъ' 
этой  руды;  но  и  Швегцл  не  іѵіенѣе  изобилуеть  ею,  въ  особенности 
огромная  гора  Табергъ  вь  Смоландіи,  состолщал  вел  изъ  м.  ж.,  какъ 
гора  Благодать;  также  въ  Арендалѣ,  Данеморѣ  и  на  островѣ  Утоё 
магн.  ж.  составллстъ  огромнѣйшіе  пласты  и  звѣньл  въ  зеленомъ 
к.імігіі,  какъ  и  на  островахъ  Финскаго  залива  н  въ  самой  Финллн- 
діи,  хотя  ьъ  меньшемъ  размѣрѣ.  Гора  Благодать  состоитъ  изъ  чи- 
стой почти  магнитной  ]зуды,  леліащей  здьсь  въ  уралитовомъ  порфи- 
рѣ,  разделенной  на  столбы,  подобно  базальту  и  въ  ней  находились 
прежде  сильнѣйшіе  естественные  магниты,  обладающіе  магнитною 
силою  въ  высочайшей  степени  и  заключенные  звѣньлми  въ  обыкно- 
венномъ  магн.  ж.',  а  ныігЬ  магниты  болѣе  получаютсл  изъ  Качка- 
нара.  —  Въ  россыплхъ  нах.  м.  ж.  по  б.  ч.  въ  маленькихъ  октаэ- 
драхь и  въ  большемъ  колнчествѣ,  нанчаще  послЬ  кварца.  Вообще 
м.  ж.  принад.іежнтъ  къ  плутоническимъ  массамъ,  прорвавшиѵіъ  во 
время  гюслѣднлго  поднлтія  Уральскаго  Х])ебга  гору  Благодать^  и 
по  сему  составллетъ  въ  сосѣдственномъ  авгнтовомь  или  уралито- 
вомь  порфире  жилы_,  что  замечается  и  въ  Финлліідіи  въ  зеленомъ 
камніг,  по  сему  м.  ж.  образуетъ  въ  Уральсііомъ  хребте  новейшую 
плутоническую  горну  го  породу. 

У^потр.  какъ  самал  богатѣйшая  желі.знал  ])уда  на  выплавку 
железа;  въ  особенности  въ  Швеціи  изь  него  выплавляется  извѣст- 
ное  желѣзо  п])евосходнаго  качества,  см.  употр.  л^елКзп.  блеска. 

Р.  85.  Хромовый  ;к  е  ь  з  н  /і  к  і> ,  Скготеі^іепзі еіп,  /ег. 
сЬготаі^е.  Крист.  сист.  правильная ,  осноин.  ф.  октаэдръ, 
но  весьма  малый  и  всегда  въ  видѣ  октаэд.рнческой  табли- 
цы^ также  сплошной,  вкрапленный;  спайность  не  совершен- 
нал,  изл.  раковистый,  неровпьиі,  зернистоотдѣленный;  тв. 
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между  апатит,  и  пол.  шп.;  хрупкій;  уд.  в.  4,  5  —  ^^І,  1; 
цв.  сѣрочерный,  черта  между  желто  и  красноватобурымъ; 
блсскъ  полуметаллическій,  переходящпі  въ  жирный,  не- 
прозрачный; предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  неплавкій  и  дѣ- 
лающійсл  магнигнымъ,  съ  бурою  дающій  свѣглозеленое 
стекло;  сост.  изъ  хролювой  заішси  съ  /келѣзною  закисью 

■      ^  Ге  /  ^і- 

вмѣстѣ  съ  глиноземомъ  и  горькоземомъ. 

^  М§  )  А1. 

На^^.  въ  жилахъ  и  гнѣздахъ,  вкрапленный  въ  змПевикѣ  въ  Бо- 
геміи,  Силезін,  Франціи.  Шотландіи,  Сѣв.  Америки*,  въ  Россін  сплош- 
ной, вкрапленный  въ  змЬевнкВ  или  отдвльными  обломками  въ  рос- 
сыплхъ,  н.  п.  въ  большихъ  чзерпистыхъ,  но  сплошпыхъ  массахъ  въ 
окрестиостлхъ  Сыссертскаго  завода  въ  ЕкатериибургЬ  при  деревни 
Фоминой  и  озерѣ  Чудскомъ  къ  западу  оть  Качканара  и  при  Киш- 
тпмскЬ  вмѣетѣ  съ  уваровптомъ  и  родохромомъ;  мелковкрапленный 
въ  змЁевнкѣ  при  Маломустовскомі.  къ  сѣверу  отъ  Екатеринбурга  и 
при  озерѣ  Аушкулі^;  отдѣльными  зернали!  въ  платиновыхъ  россы- 
пяхъ  къ  западу  отъ  Нижне-Тагильска  и  можетъ  быть  здѣсь  безъ 
магннтнаго  желѣзняка,  отчасти  мелкими  зернами  пли  мелкими  ок- 
таэдрами, которые  однако  л-^е  никогда  не  бываютъ  такъ  остроре- 
бристы,  какъ  попадающіеся  въ  россыплхъ  октаэдры  магиитнаго 
желѣзняка,  иногда  большими  валунами  зернистаго  сложенія,  въ  ко- 
торыхъ  не  рѣдко  приміиіаетсл  самородная  платина  въ  вндѣ  врос- 
шихъ  мелкихъ  массъ;  равнымъ  образомъ  не  рѣдко  маленькіе  ок- 
таэдры хромов.  ж.  въ  пустотахъ  большихъ  платиновыхъ  глыбъ;  го- 
раздо менѣе  въ  золотыхъ  россыпяхъ  при  Маломустовскомъ  и  т.  д. 

^потр.  па  приготовленіе  превосходныхъ  и  весьма  постояіиіыхъ 
хромовыхъ  красокъ,  особенно  хромово-зе  іеной,  хромово-лселтой  и 
хромово-красной,  также  на  приготовление  хромокислаго  кали  весь- 
ма употребллемаго  въ  красильныхъ  Фабрпкахъ  и  на  приготовленіе 
другихъ  хромовыхъ  соеднненій. 

Р.  86.  ФрАнклинитъ  (собств.  имя),  7.1пЫзеп€Г2у  въ  ок- 
таэдрахъ  и  друг.  Форм.,   сост.  изъ  желѣзной  окиси  съ 

Ге  )  Ре 

цинковой  и  марганцевой  окисями.  ^   |  ^ 
Пах.    при    Франклинѣ  въ  НъюжерзЪ. 
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Семейство  8.    марганцовыя  окиси. 

Уд.  в.  4,  9  —  ^5  0;  Ц8-  черный,  темносѣрый;  блеск ъ 
полуметал.шческій  или  металлическій^  сост.  изъ  марган- 
цевыхъ  окисей,  отчасти  съ  землистыми  частями  безъ  во- 
ды или  съ  небольшимъ  количествомъ  воды. 

Р.  87.  Черная  марганцовая  руда,  ^ск^аг^Ьгаип^ 
5Іеіпег2,  НаизшатШ,  Мап^апсзе  оху^ё  Ьуйгаіё.  Щліст, 
сист.  ^І-и  \-оснал,  основн.  ф.  2-й  1-ос  ный  октаэдръ  съ 
конечными  ребрами  105''  25^,  боковыя  ребра  117".5^Г, 
иногда  болѣе  тупой  октаэдръ  или  еще  тупііе  третій  (фиг. 

81)-  не  рѣдки  двойники,  так/ке  четвер- 
ники;  сплошной,  зернисгоотдѣльный^ 
спайность  довольно  соверіненно  паралл. 
къ  прямонасажденной  конечной  плоско- 
сти, несовершенно  параллельна  октаэд- 
рическимъ  плоскостямъ;  изл.  неровный; 

тверд,  между  апатит,  и  пол.  шп.;  хрупка;  уд.  в.  4,8  — 
4,  7,  черта  темно-нрасновагобурая;  блескъ  полуметал- 
лнческій;непрозрачна;  предь  п.  тр.  сама  по  себѣ  не- 
плавка; сост.  изъ  марганцевой  окиси  и  марганцевой  за- 
киси. Мо  -ь-Мп. 

Нсцс.  въ  жилахъ  различныхъ  порФировъ  па  Гарцѣ,  так/ке  въ 
окрестностях!!  Марбурга,  бліізъ  Баттепберга  мелкими  кристаллами 
ВхМѣстѣ  съ  псиломелаіюмъ  и  пнролузптомъ. 

^потр.  для  получепіл  хлора  и  кпслороднаго  газа,  для  уничто- 
жентя  въ  стеклѣ  зелеііаго  цвѣта,  происходящаго  отъ  желѣзпой  за- 
киси, для  окрашиванія  х])усталя  и  финифти  фіолетовымъ  цвѣтомъ; 
ио  вообще  она  по  рѣдкости  менѣе  употребляется,  чЬмъ  мангапитъ 
и  пиролузитъ. 

Р.  88.Браунитъ,  (собств.  им  я),  Ъгасігуіурез  Мал§апег:^. 
Крист.  сист.  2-й  'У-осна/і,  основн.  ф.  2-й  1-осный  ок- 
таэдръ съ  конечными  ребрами  109"  о9^  и  боковыми  ре- 
брами 108°  5Т)^  и  болѣе  острый  октаэдръ,  (фиг.'  Ш\ 
острый  діоктаэдръ  (фиг.  85)  и  разныя  соединепія;  спай- 
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Фиг.  82. 


Фиг.  85. 


Р.   89.   ПсиломЕЛАНъ,  Готь 


ность  совершенно  параллель- 
на плоскостямъ  основнаго  ок- 
таэдра; изл.  неровный;  тверд, 
пол.  шп.  до  кварц.;  хрупокъ; 
уд.  в.  ^^,9 — >^,8;  цв.  смолисто- 
черный  5  черта  подобная; 
блескъ  пол^^металлическін;  не- 
прозраченъ;  предъ  п.  тр.  не- 
плавкій;  сост.  изъ  марганце- 
вой окиси  съ  небольшимъ  ко- 
личествомъ  барита.  Мп. 

Наос,  въ  порфирахъ  въ  Тюрин- 
генѣ,наГарцѣ,  въ  Швейцаріиит.  д. 

т/^^Яод  нагій,  гладкій, 


^аХас,  черньиі),  8сІгіѵаг:^еІ5еп8Іеіп,  ^сЫ\>аг^Ьгаип8іеіп,  НагС- 
тпап^апег^у  тап§апе$е  охусіё  Ьуд.гаіе  сопсгеііоітёу  некри- 
сталлическій;  спайность  не  совершенно  тоикожилковатая; 
сплошной,  почкообразный,  гроздовидный;  изл.  плоско-ра- 
ковистый, иногда  косочерепковато-отдѣленный;  тверд.  ме;к- 
ду  апатит,  и  пол.  шп.;  хрупкокъ;  уд.  в.  4,  ^  —  4;  цв.  си- 
нечерный,  переходящій  въ  сѣроваточерный  и  черновато- 
сѣрьпі,  малоблестящій,  тусклый;  блескъ  полуметалличе- 
скій,  переход  я  щій  въ  жирный;  черта  смолисточерная;  не- 
прозрачный; предъ  п.  тр.  не  плавкій;  сост.  изъ  марган- 
цевой окиси  съ  баритомъ  и  небольшимъ.  количествомъ 
воды. 

Пах,  въ  жилахъ  и  гнѣздахъ  гнейса,  порФира,  роговообмаико- 
ваго  сланца  Саксоніи,  Тюрингена  на  Гарцѣ,  во  Ф])апціи,  Англін, 
Полыни  близъ  Мѣдьзянки,  въ  Россіи,  въ  іючковатыхъ  массахъ  съ 
пиролузитомъ  въ  Ахтенскомъ  рудникѣ  въ  округЬ  Златоустовскаго 
завода. 

Р.  90.  СѣРАЯ  МАРГАНЦОВАЯ  РУДА,  СгаиЪгаишІеіп,  Огаи- 
Ъгаип5іеіпег2,  01ап7,тап§апегг,  Шап^апие,  тап^апезе  оху- 
сіё  отч.  Крист.  сист.  І-и  1-оснал,  вертикальная  ромбн- 
ческад  призма  99"* 40',  иногда  съ  пріостреніемь  болѣе 
тупыхъ  боковыхъ  ребръ,  съ  іірнтупленіемъ  болѣе  острыхъ 
боковыхъ  ребръ;   сверхъ  того   двѣ  горизонтальны  я  ром- 


—    155  — 


бическія  призмы,  въ  видѣ  конечныхъ  пріостреній,  пло- 
скости одной  наса;кдены  на  болѣе  тупыхъ  ребрахъ,  пло- 
скости второй  на  болѣе  осгрыхъ  боковыхъ  ребрахъ  и 
обѣ  соединяющіяся  къ  конечному  заостренію^  часто  встрѣ- 
чаются  двойники,  по  б.  ч.  два  недѣлимыхъ  имѣютъ  об- 
щую плоскость  притупленія  острыхъ  боііовыхъ  ребръ, 
а  другія  въ  обратномъ  видѣ;  спайность  весьма  совершен- 
но параллельна  пригупляющнмъ  плоскостямъ  острыхъ 
боковыхъ  ребръ^  иногда  листоватая,  лучистая,  сплошная 
или  землистая;  изл.  неровный;  тверд,  плав.,  иногда  изв. 
шп.;  мало-хрупка;  уд.  в.  4,4 — цв.  между  стально-сѣ- 
рымъ  н  желѣзно-чернымъ;  блескъ  мегаллицескій,  черта 
тусклая,  темнокрасноватобураа;  непрозначна;  предъ  п.  тр. 
сама  по  себѣ  не  плавка;  сост.  изъ  водянистой  марганце- 
вой окиси.  Мп  Ж. 

Нах.  въ  жилахъ  и  пластахъ,  въ  по|ЭФирѣ,  глинист.,  слюдеи. 
сланцахъ  при  ИлеФвльдѣ  въ  Рудной  горЬ,  Венгріи,  Англіи,  Скаиди- 
навіи,  въ  Польшіі  близь  Мѣдьзяики  и  Суходнова,  въ  Россіи  малень- 
кими сплошными  массами  съ  родонитомъ  блпзъ  Екатеринбурга. 

Употр.  въ  стеклянныхъ  заводахъ  на  приготовленіе  разныхъ 
хрустальныхъ  стеклъ,  чтобы  ихь  окрашивать  или  обезцвЬчнвать  по 
мѣрѣ  прибавленія  марганцевой  окиси  въ  болѣе  или  менѣе  значи- 
тельномъ  количеств*,  на  глазурь  глиняныхъ  сосудовъ,  въ  живопис- 
иомъ  искусствѣ,  въ  Фаянсовыхъ  и  ФарФоровыхъ  заводахъ^  также 
на  прнготовлеиіе  хлора,  кислородпаго  газа,  сѣристои  и  азотной  мар- 
ганцевой закиси,  употребляемой  при  набивкѣ  цвѣтныхъ  холстинокъ; 
подобнымт^  же  образомъ  употр.  также  пиролузиѵіъ^  менѣе  псилояіе- 
ланъ  и  еаусманшпъ.,  (см.  выше  Р.  86). 

Р,  91.  Пиролузитъ,  ТѴеісктап^апегг ,  Вгаипзіеіп. 
Крист,  сист.  І-и  \-осная,  кристаллы  неясные,  часто 
игольчатые,  основн.  ф.  ромбическая  призма  9^°  40'  съ  ко- 
нечнымъ  заостреніемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ,  и  съ  тіри- 
тупленіемь  обоихъ  боковыхъ  ребръ;  спайность  совершенно 
параллельна  притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ  боко- 
выхъ ребръ;  лучистый,  Ягилковатый;  изл.  неровный;  ше- 
стовато  или  зернисто-отдѣленный;  тверд,  между  изв.  шп.  и 
гипс;  малохрупокь;  уд.  в.  4,9  —  4,7,  цв.  ;келѣзо-черный; 
черта  сѣровато-черная;  блескъ  металлическій;  непрозра- 
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чеіщ  предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  неіиавкій^  сост.  изъ 
марганцовой  окиси.  Мп. 

Ыах.  въ  лчплахъ  морФира,  глипистаго  сѵілнца  иа  Гарцѣ,  въ 
ТюриіігеігБ,  Сіілезіи,  Моравіи,  Богеміи,  въ  Россіи  встрѣмается  мел- 
кими кристаллами  съ  почкообразнымъ  псиломештожъ  и  каиельни- 
кообразными  массами  въ  Ахтенскомъ  рудникѣ  сь  Златоустовскомъ 
заводь*,  сплошной  валунъ  найдепъ  также  въ  нагорной  россыпи  въ 
Екатерннбургѣ. 

^^по7пр.  иа  приготовленіе  кислорода  и  хлора  и  для  обезцвѣчи- 
ванія  стекла,  почему  Французскіе  стекольщики  иазывають  его  так- 
;ке  Іс  шѵоп  (Іс  ѵеггбу  что  и  означаетъ  самое  названіе  Пиролузита 
(отъ  яѵ^^  огонь  и  Іио,  мою). 

Р.Ш,  Кремнистая  марганцовая  ру Кге^е/тап- 
^апег2.у  ІУуззпи,  жел ѣзочерная^  тверд,  пол.  шп.,  уд.  в.  5,6, 
сост.  и;гь  марганцовой  окиси  и  кремнезема  и  нах.  вмѣ- 
стѣ  съ  Франксіинитомъ  въ  Ньюжерзѣ. 

Тяжелые  окисленные  ліеталлы  пеліеталлигескаго 
нару'жнаго  вида. 

Семейство  9.  оловяннокаменныя  окиси. 

Твердость  апатитовая  до  полево-шпатовой,  даже  из- 
рѣдко  до  кварц.;  уд.  в.  9,4  —  6,0,  рѣдко  только  5,8 
въ  нѣкоторыхъ  танталовыхъ  окисяхъ;  цв.  черные,  рѣд- 
ко  бурые,  желтые;  блескь  алмазный,  жирный,  пере- 
ходящій  въ  полуметалл.;  сосгавныя  части  ихъ  волчецъ, 
танталь,  олово,  уранъ,  въ  видѣ  окисей  или  кислотъ,  от- 
части съ  желѣзпою  закисью,  церіемъ  и  иттріемъ. 

Р.  95.  Во  л  »і  Е  ц  ъ ,  ТѴоІ/гшп ,  Тшг^зісіп,  .^сігсеііп  /сгги- 
^іпеих.  Крист.  сист.  ^-и  І-гленн.,  основ,  ф.  вертикаль- 
^     ^,,        ная   призма    101°  5^   (фиг.   84  м.  м.)  съ 

Фиг.  84.  ^  . 

косвенною  переднею  конечною  плоскостію 
(1.  с.  Р.),  насажденною  на  тупы  я  боковые 
ребра,  иногда  съ  подобною  .заднею  конеч- 
ною плоскостію;  тупы  я  боковыя  ребра 
пріострены  или  притуплены  (I.  с.  о.);  кро- 
мѣ  того  еще  косвенны  я  конечны  я  плос- 
кости, насажденныя  на  острыя  боковыл 
ребра,  иногда  даже  прямонасажденная  ко- 
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нечная  плоскость,  но  всегда  подчинена^  рѣдко  плоскости 
2-й  ^-членн.  октаэдра  въ  видѣ  лергдилго  (1.  с.  Л  Л)  или 
задняго  (1.  с.  Ы  Щ  авгитоваго  пріостренія^  призліы  низ- 
кія  или  короткія  вертикально  струіічаты  и  посему  трост- 
никообразны^  черепковатое  отдѣленіе  параллельно  крис- 
таллическимъ  плоскостямъ;  двойники  часто  встрѣчаются, 
такъ  что  двѣ  плоскости  произшедшія  изъ  притупленія 
тупыхъ  ребръ  общи  этимъ  двумъ  кристалламъ;  также 
сплошной,  рѣдко  въ  ложи,  крист.  послѣ  видовъ  шеліева- 
го  шпата;  спайность  весьма  совершенно  параллельна 
притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ; 
изл.  неровный;  тверд,  апатит.;  малохрупкій,  уд.  в.  7,4—7,0; 
цв.  смолисточерный  или  сѣроваточерный ,  черта  тсмно- 
красноватобурая;  блескъ  алмазный,  переходящій  въ  полу- 
металлич.;  не  прозраченъ;  предъ  п.  тр.  трудноплавкій 
въ  магнитный  шарикъ;  сост.  изъ  волчецовокислой  же- 
лезной закиси,  сь  волчецовокислою  марганцовой  закисью 

Нах.  въ  жилахъ  н  пластахъ  гнейса  съ  оловлннымъ  камнемъ 
и  въ  древпихъ  песчаніікахъ ,  въ  Рудной  горѣ,  на  Гарцѣ,  въ  Корн- 
валлисѣ  Шотландіи,  Фрапціи,  Сибири,  въ  горѣ  Адунчалонѣ  въ  Да- 
уріи  и  въ  Оионскихъ  оловянныхъ  промыслахъ  за  Байкаломъ. 

Р.  94.  Танталитъ,  8сІгіѵегСапіаіег2,  Іапіаіе  охусіе, 
Крист.  спет.  І-и  І-оснал,  ромбическая  призма  съ  ко- 
нечнымъ  пріостреніемъ  и  съ  притупленіемъ  острыхъ  бо- 
ковыхъ ребръ;  спайность  весьма  не  явственная;  изломъ 
несовершеннораковистый,  неровный;  тверд,  пол.  шп.; 
хрупкій;  уд.  в.  7,9  —  7,2;  цвѣтъ  сѣро-или  смолисточер- 
ный; черта  черная;  блескъ  алмазный,  переходящій  въ 
полуметалл.;  непрозраченъ;  предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ 
не  плавится;  сост.  изъ  танталовокислой  я^елѣзной  закиси 
съ  небольшимъ  количествомъ  марганцовой  закиси,  иног- 
да слѣды  оловянной  окиси.  Ге  Та. 

Нах.  въ  гранитѣ,  въ  уѣздахъ  Таммеле  и  Кимито  въ  Финллпдіи, 
Слизъ  Фалуна  въ  Швеціи. 

Р,  95.  КолУМБИтъ  (собств.  имя),  СоІшпЬеі^еп,  Тап^ 
іаііі  отч.,  Іапіаіе  ох/сів  отч.,   сост.  изъ  танталовокислой 
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;келѣзной  закиси  съ  танталовокислой  марганцевой  за- 
кисью. 

Нах.  вь  гранить  Баваріи,  въ  Сѣв.  Америкѣ,  Колумбіи. 

Р.  96.  Фер  гюсонитъ  (собств.  имя),  8упарІгіпеггу 
сост.  изъ  танталовой  кислоты  съ  иттріемъ,  закисью  церія 
и  цирконія.        Та-г-Се^  Та. 

Нах.  въ  кварцѣ  въ  Греплаіідги. 

Р.  97.  ИттРОТЛНТАЛИтъ,  І^ііегіапіаі ,  ІапЬаІе  охусЫ 
уигі/еге.  Неясно  окристаллизованный,  почти  всегда  сплопі- 
ной  и  вкрапленный^  спайность  весьма  несовершенная^ 
изломъ  раковистый,  неровный;  тверд,  апатит,  и  пол.  шп.; 
хрупкій;  уд.  в.  5,8  —  5,4;  цв.  сѣроваточерный,  смолисто- 
черный,  желтоватосѣрый;  черта  сѣроватая;  блеск ь  ;кир- 
ный,  склоняющійся  къ  полуметаллическому;  просвѣчи- 
вастъ  на  краяхъ  или  непрозраченъ ;  сост.  изъ  тантало- 
вой кислоты  съ  иттріемъ,  немного  извести,  Лчслѣзной 
окиси,  урановой  и  волчецовой  кислоты. 

Нах.  въ  гиейсѣ  Швеціи,  н.  пр.  въ  Фннбо  и  Иттерби,  въ  Фип- 
ляндін  въ  Таммелѣ. 

Р.  98.  Уранотанталъ,  ІІгапіапТаІ.  Криспг.  сист, 
І-и  І-гленн.,  основн.  ф.  1-й  1-член.  октаэдръ,  по  б.  ч. 
неявственными  кристаллами  и  зернами  или  въ  довольно 
большихъ  сплоіиныхъ  массахъ;  изл.  совершекнораковис- 
тый;  цв.  бархантночерный;  черта  темнокраснобурая ,  въ 
изломѣ  сильноблестящій  несовершеннымъ  металлич.  бле- 
скомъ  и  непрозрачный;  тверд,  между  апат.  и  пол.  шп.; 
уд.  в.  5,6;  пред.  п.  тр.  плавится  на  краяхъ  въ  черное 
стекло;  сост.  изъ  танталовокислой  урановой  закиси. 

Нах.  вросшій  въ  красиобуромь  пол.  шп.  въ  Ильменской  горѣ 
въ  охругѣ  Міяскаго  завода. 

Р.  99.  Оловянный  КАМЕНЬ,  Ііптіеіп,  Шттегг,  ^тп- 
^гаирепу  еШіп  оху<1е,  Са5$іІегііе.  Крист.  сист.  2-й  І^оснал, 
главн.  Ф.  тупой  2-й  1-осной  октаэдръ  съ  конечными  реб- 
рами 121°  о5^  и  боковыми  ребрами  87**  16',  иногда 
преобладаютъ  октаэдрическія,  иногда  призматическія  Фор- 
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Фиг.  86. 


Фиг.  85.  мьі,  рѣдко  послѣднія  игольчатыя,  кро- 
мѣ  главиаго  октаэдра  (фиг.  85  о.  о.)  еще 
болѣе  тупой,  первая  (1.  с.  и  вто- 

рая (1.  с.  а.  квадратная  призма, 
острый  діоктаэдръ,  8-стор.  призма  и 
иногда  прямонасажд.  кон.  плоскость, 
разныя  соединенія  октаэдрич.  плоско- 
стей съ  призматическими^  весьма  ча- 
сто двойники  (фиг.  86),  такъ  что  при- 
тупляющія  плоскости  [§.  октаэдрич. 
(о.  о')  ребръ  оби^и  двумъ  недѣлимымъ, 
а  самыя  октаэдрич.  плоткости  въ  обрат- 
номъ  видѣ,  отчего  онѣ  (фиг.  86  о.  о') 
образуютъ  шлемовидно  входящіе  угльц 
иногда  двойники  коленчатосоединены  (фиг. 
85);  также  тройники  и  четверники;  кро- 
мѣ  того  сплошной,  вкрапленный,  зерна- 
ми, валунами,  рѣдко  ло;кными  кристал- 
лами послѣ  пол,  шп.;  изл.  неровный,  не  сов.  раковист.; 
тверд,  пол.  шп.,  иногда  до  кварцев.;  уд.  в.  6,8  и  7;  цв, 
бурый,  желтый,  смолисто-черный;  черта  сѣровато-бѣлая ; 
бл.  алмазный,  склон яющійсл  къ  Лѵирному;  полупрозраченъ, 
непрозраченъ;  предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  не  изм  еняется; 
сост.  изъ  оловянной  окиси. 

Нах.  обыпп.  ол.  п.  въ  Лѵилахъ  и  штокахъ,  вкрапленный  въ  гра- 
нить, въ  гнейсВ,  слюд,  сл.,  порфирѣ,  ^  лу%истый  ол.  п.  (кориваль- 
спал  руЪа^  Ъеревсішстое  оловОу  Шоіъъітг )  въ  оловлнпыхъ  россыпяхъ 
въ  Корпваллнсѣ,  въ  рудной  горѣ,  въ  Мекснкѣ,  рѣл^е  въ  Пспапіи, 
Силезіи,  въ  Фпнляпдіи,  въ  Питкарандѣ,  на  берегу  Ладожскаго  озе- 
ра, и  въ  Сибнрн  по  рЬкѣ  ОионъборзЬ  за  Байкаломъ. 

У^потр.  на  добываніе  олова,  которое  для  обыкновенпаго  упо- 
требленіл  слишкомъ  мягко  само  по  себіз,  по  сему  прнбавляютъ  къ 
нему  мѣдь  или  свинеп,ъ-,  смѣси  олова  и  свинца  дѣлаются  вмѣстЬ 
тверже,  чѣмъ  олово  н  свинецъ  сами  по  себѣ;  прибавляютъ  обык- 
новенно къ  б  частямъ  олова  1  часть  свинца,  смъсь  весьма  употре- 
бительная для  разпыхъ  домашни  хъ  посудъ,  тарслокъ,  блюдъ,  ло- 
жекъ^  чистое  олово  употр.  въ  видѣ  станіола  на  подводку  зеркалъ 
и  электрнческихъ  батареи,  на  дѣланіе  разпыхъ  хнмическихъ  инстру- 
ментовъ,  также  для  прибавлепіл  къ  бропзв,  пушечному  и  колоколь- 
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пому  металлу  и  т.  д.-,  въ  соедннепіи  съ  сърою  олово  даетъ  мус- 
сивіюе  золото,  служащее  въ  письмепііомъ  и  ;кивопіісііомъ  искуствѣ, 
для  покрытія  въ  видь  бронзы  разпыхъ  деревянпыхъ,  гііпсовыхъ  или 
металлическпхъ  сосудовъ*  олово  въ  расплавленіюмъ  состояніи  весьма 
легко  соединяется  съ  другими  металлами  и  посему  такъ  часто  употр. 
на  луженіе  мѣди,  желѣза  и  бѣлой  мѣди,  иа  дѣланіе  бѣлой  жести. 

Р,  100.  Смоляная  урановая  руда,  Ѵгапресігег:^, 
Рес1іЫепд.еу  ЗіНи^агшгапег:^^  игапе  охудиіе.  Некристалличе- 
ская, сплошная,  вкрапленная,  почкообразная;  изл.  пло- 
скораковистый, черепковатоотдѣльный,  тверд,  мелчду  апат. 
и  пол.  шп.;  хрупка^  уд.  в.  6,5  и  б,^;  цв.  сѣровато-смо- 
листо-черный,  черта  черная^  бл.  жирный,  склоняющійся 
къ  полуметаллич.^  непрозрачна;  предъ  п.  тр.  сама  по  се- 
бѣ  неплавка,  но  съ  бурою  въ  ;келтое  стекло;  сост.  изъ 
уранов.  закиси  съ  ліелѣзн.  закисью  и  кремнеземомъ.  ІІ. 
Пах,  въ  сереброносн.  жилахъ  Саксоніи,  Богеміи  и  Корнваллиса. 

Семейство  10.  рутиловые  окисленные  металлы. 

Тверд,  между  плавик,  и  кварц.;  уд.  в.  6,0  —  4,1, 
даже  5,8;  цв.  бурый,  Лхелтый,  красный,  сѣрый  и  черный, 
бл.  алмазный,  склоняющійся  къ  полуметаллическому, 
также  л^ирный  и  стеклянный;  сост.  окиси  цинко- 
вая, мѣдная,  висмутовая,  закись  церія,  титановая  кисло- 
та отч.  съ  цирконіемъ  и  кремнеземомъ. 

Р.  101.  Чевкинитъ  (собст.  имя).  Крист,  систп.  не 
извѣстна,  массы  неправильны  я,  не  ясно  кристалличсскія; 
спайн.  иногда  явственна;  по  б.  ч.  сплошный;  тверд  апат. 
или  немного  болѣе;  уд.  в.  4,5;  изл.  плоскораковистый; 
бл.  сильный,  стеклянный;  черта  темно  бурая;  почти  сов. 
непрозраченъ,  или  въ  тонкихь  краяхъ  едва  просвѣчива- 
юп^ъ  бурымъ  цвѣтомъ;  цв.  бархатночерный;  предъ  п.  тр. 
спучиваясь  плавится  сначала  въ  бурый,  а  потомъ  въ  чер- 
ный шарикъ;  сост.  кремисзсмъ,  ліелѣзная   окись,  закись 

церія,  и  окись  лантанія.  Ге,  Се,  Ь,  8і. 

Нах.  довольно  значительными  (иногда  полФутовыми)  массами, 
имѣющнми  наклоіпіость  къ  кристаллическому  ьиду,  въ  югозап.  сто- 
роиѣ  Ильменск.  горь  въ  20    верст,   отъ  Мілск.  зав.  съ  полев.  шп. 

Р.  10:^.  Церитъ,  КіезсІсеііСу  СсгіпзІеіпуСсгегіС,  Сегішп 
охуд>ё  зШссих  гои^е,  сплошной,  вкрапленный;  спайность 
неявствеиная ;  изломъ  мелкозанозистый,  неровный;  тверд. 
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апат.  до  пол.  шп.;  уд.  в.  4,9  и  4,8;  цв.  сѣроватокрас- 
ный,  черта  сѣроватобѣлал ;  блескъ  отч.  алма.зный,  на 
краяхъ  просвѣчив.;  предь  п.  тр.  неплавкій,  но  съ  бурою 
плавится  въ  желтое  стекло;  сост.  и.зъ  закиси  церія  съ 
кремнеземоліъ  и  водою.  Се^  8і -і- "5  Й. 

Нах.  въ  ііластЬ  мѣднаго  колчедана  въ  гпейсіі  въ  Риддаргиттанѣ 
въ  Швеціи. 

Р.  ЮТ).  МонАцитъ  [ііоѵа^м^  быть  отдѣльнымъ ) , 
Меп§и  по  Вгоокс^  Эдварцитъ  (собств.  имена).  Крист. 
сист,  \'Осналу  обыкновенно  ромбическая  призма  съ 
притупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ  и  съ  косвенно- 
насажденными  конечными  плоскостями  передняго  и  зад- 
няго  бока;  эти  верхнія  конечныя  плоскости,  насалчден- 
ныя  на  тупыя  ребра  призмы,  такъ  сближены  съ  ни;к- 
ними,  что  другъ  съ  другомъ  соединяются  и  кристаллы 
посему  являются  короткими  призмами ;  сверхъ  того  при- 
мѣчаются  еще  косонасаліденныя  на  притупляющая  острыя 
ребра  конечныя  плоскости;  всѣ  плоскости  обыкновенно 
тусклы  и  посему  трудноизмѣримы  помощію  отражатель- 
наго  гоніометра;  изломъ  не  ровный;  тверд,  мелхду  апатит, 
и  іюл.  шп.;  уд.  в.  4,9  —  5,0;  цв.  буроватокрасный,  крас- 
нобурый;  блескъ  на  спайныхъ  плоскостяхъ  жирный,  въ 
изломѣ  малоблестящій;  предь  п.  тр.  съ  бурою  сплавл! 
въ  прозрачное  стекло;  сост.  изъ  церіевой  и  лантановой 
окисей,  изъ  торія  и  ФОСФорной  кислоты  съ  окисью  цин- 
ковою  и  марганцовою  и  съ  известью,  также  слѣды  ти- 
тановой кислоты  и  кали. 

Пах.  въ  грубозернистой  смѣси  охреножелт.  пол.  шп.,  желтобѣ- 
лаго  албпта  и  желтобурой  слюды,  между  которыми  мопацитъ  при- 
мечается вросшимъ*,  сверхъ  того  съ  ними  встречаются  еще  мел- 
кристаллы  циркона,  за  котораго  ІМенге^  открывшій  его  въ 
Уралѣ,  и  принялъ  его;  онъ  тамъ  пах.  въ  юл^номъ  продолженіи 
Ильменскихъ  горъ  при  рѣкѣ  ЧеремшаикЬ  въ  округЬ  Міяск.  зав.; 
крист.  весьма  примѣчательны  тѣмъ,  что  въ  пихъ  соединены  три  рѣдкія 
начала  торія,  окиси  церія  и  лантанія.  Торій  въ  Россін  пах.  еще 
только  въ  пирохлорѣ.  По  мнѣнію  Г.  Розе  мопацніъ  долженъ  быть 
соединенъ  съ  эдварцитомъ,  содержащимъ  по  новѣйшему  разложе- 

11 
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нію  Шеперта  (8Ьераг(1)  также  торін  и  окись  лантанія,  но  безъ 
цирконіл. 

Р.  104.  Перовскитъ,  (собст.  имя).  Крист,  сост.пра- 
вилънал,  эксаэдръ;  спайность  по  направленію  плоскостей 
совершенная;  цв.  сѣровато- черный,  желѣзо-черный,  черта 
сѣровато-бѣлая ;  блескъ  сильный,  по  плоскостямъ  кристал- 
ловъ  алмазный,  переходящій  въ  полуметалл.;  непрозраченъ; 
предъ  п.  тр.  неплавкій;  сост.  изъ  титановокислой  извести. 

Лах.  въ  видь  кубическихъ  крпсталловъ  въ  хлоритѣ  и  магнит- 
номъ  желЪзнякЁ,  въ  пустотахъ  хлоритоваго  сланца  въ  Назямской 
горѣ  въ  округѣ  Златоустовскихъ  заводовъ. 

Р.    105  Пирохлоръ,  осІаесІгізсЬез  Тйапегг.  Крист, 
^      ^  сис7П:  прибыльная^  октаэдръ  (фиг.  87. 

о.  о.)  рѣдко  въ  соединеніи  съ  плос- 
костями гранатоэдра*  (1.  с.  (I.  сі.)  и 
лейцитоэдра  (1.  с.  |^0);  изломъ 
раковистый;  тверд,  апат.;  хрупокъ; 
уд.  в.  4,2^  —  4,'5;  цв.  темнокрасно- 
бурый,  черта  свѣтло-бурая;  бл.  жир- 
ный, на  краяхъ  просвѣчив.;  предъ 
п.  тр.  трудкоплавкій,  съ  бурою 
плав,  въ  красножелтое  стекло,  отче- 
го и  получилъ  названіе  (пщ^  огонь 
X?м^од^  желтый) ;  сост.  изъ  титановой  кислоты  съ  известью, 
съ  небольшимъ  количествомъ  урановой  окиси  и  окиси 
церія;  въ  сибирскомъ  сверхъ  того  торій. 

Нах.  въ  цирконномъ  сіэпптѣ  въ  Фридрихсвернѣ  въ  Норвегіи  и 
въ  смѣси  пол.  шп.^  альбита  и  слюды  въ  Ильмеискпхъ  горахъ,  около 
Міяск.  зав.,  иногда  маленькіе  крист.  циркона  съ  пимъ  сросиііеся,  Нор- 
вежскіе  крист.  обыкновенно  мелки,  но  Уральскіе  отличаются^  вели- 
чиною, около  полудюйма  длиіюю,  хотя  по  б.  ч.они  также  и  здѣсь  мелки. 

Р.  106.  Красная  цинковая  руда,  Ъіпкохусі^  І.іпс 
оху^е/еггі/еге  Ъгип-гои^еаіге^  сост.  изъ  окиси  цинковой  съ 
окисью  ліслѣзною  и  марганцовою.  2^п. 

Пах.  въ  Сѣверной  Америкѣ  близъ  Ньюл^ерзея. 
Р.  107.  Красна  Я  м  вдная  ѵу осІае(^гізеНез  Кир/ег- 
ег2у  Коііікир/ег^іаз  ^  сиіѵгс  оху^иЫ,  Крист,  сист.  правилъщ 
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основ.  Ф.  октаэдръ,  (см.  фиг.  6  стр.  18),  отіі:  въ  видѣ 
октаэдрической  таблицы^  гранатоэдръ,  (см.  фиг.  15  стр. 
2^),  эксаэдръ  (см.  ФИГ.  1  стр.  17),  лейцитоэдръ  (см.  фиг. 
16  стр.  24),  подчинены  только  плоскости  тріакисъ-окта- 
эдра,  (см.  фиг.  17  стр.  24),  тетракисъ-эксаэдра,  и  экса- 
кисъ- октаэдра  (см.  фиг.  фиг.  18  стр.  25);  разныя  соеди- 
ненія  этихъ  Формъ,  даже  всѣ  вмѣстѣ;  кристаллы  часто 
покрыты  малахитомъ  и  перехОдятъ  въ  него  отъ  превра- 
щенія;  иногда  въ  сплошномъ,  вкрапленномъ  и  почко- 
образномь  видахъ;  изломъ  несовершенно  раковистый; 
спацность  параллельна  октаэдрическимъ  плоскостлмъ; 
тверд,  плавик.;  уд.  в.  6,0  и  5,7;  цв.  между  кошенильно- 
Браснымъ  и  свинцовосѣрымъ;  черта  кровянокрасная; 
блескъ  алмазный,  переходящій  въ  полуметалл.;  полупроз- 
рачна и  непрозрачна  ;  предъ  п.  тр.  на  углѣ  чернѣетъ 
и  потомъ  сплавляется  въ  мѣДЕюе  зерно;  сост.  изъ  мѣд- 
ной  закиси,  ^и. 

В.  1.  іЛистоватал  красная  ллтьднал  руЪа^  листоватаго  сложе- 
нія,  блестяща. 

В.  2.  Сплошиал  краснал  лпъднал  руда  у  изломъ  сплошной, 
марка. 

Нах,  въ  жилахъ  въ  гнейсѣ,  слюд,  сланцѣ  Саксоніи,  Англіи, 
Венгріи,  Польши  въ  Мѣдьзанагорѣ,  Россіи,  въ  прекрасныхъ  крис- 
таллахъ  прея;де  въ  Турьинскихъ  рудникахъ,  а  теперь  въ  Сыссерт- 
скомъ  зав.  на  восточномъ  отклонѣ  Уральск,  горъ,  въ  ДО  верст,  отъ 
Екатеринбурга;  въ  отвалахъ  Николаевск,  руди.*,  въ  Колывани  от- 
дѣльными  октаэдрическими  кристаллами  сь  вогнутыми  плоскостями, 
они  тусклы  и  непрозрачны,  на  поверхности  покрыты  мѣдною  зе- 
ленью, называются  въ  Сибири  мѣдными  рогулъкаліщ  а  прозрачные 
кристаллы  мѣдными  рубыналш.  Вообще  сплошная  въ  мѣдиыхъ  руд- 
никахъ Гумешевскомъ,  Нижне-Тагильскомъ  и  Богословскомъ  съ  дру- 
гими мѣдными  рудами,  въ  особенности  съ  самородіюю  мѣдью,  ма- 
лахитомъ, мѣдною  зеленью  и  бурою  желѣзною  рудою*,  а  въ  Гуме- 
шевскомъ рудникѣ  найдены  также  гранатоэдры  дюймовые,  октаэдры 
немного  меньше,  но  весьма  блестлщіе  и  прозрачные*,  иногда  крис- 
таллы быв.  здѣсь  превращены  въ  малахитъ  п^іи  удержаніи  прежней 
своей  Формы;  также  вязанныя  Формы  попадаются  въ  Гумешевскомъ 
рудникѣ,  а  въ  особенности  въ  Нижне-Тагильскомъ  и  состоять  всег- 
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Фиг.  88. 


да  изъ  весьма  тонкихъ  по  одной  октаэдрическои  оси  удлиненныхъ 
эксаэдровъ  и  подобныхъ  соедипеній  эксаэдра  и  октаэдра. 
^^потр.  на  выплавку  мЬди,  см.  саморд.  мѣдь. 
Такъ  назьтпаемая  киргитал  ^Ые^еІегг)  или  слюлистал  р')^сі^ 
Ресігсгъ^  Кар/стрссііегг,^  почитается  за  механическЬт  смѣси  краен, 
м.  р.  съ  водянистою  окисью  желѣза  и  бываеть  сплошная  или  зем- 
листая, кирпнчно-красная,  буровато-красная,  даже  смолисто-черная 
съ  незначительной  твердостію  и  незначительнымъ  уд.  вѣс.*,  пах. 
па  Гарцѣ,  ВТ,  Моравін,  Силезіи ,  Венгрін,  Тиролѣ,  Ііольшѣ-,  Турь- 
пнскіе  рудники  прежде  ею  весьма  изобиловали. 

'  Р,  108.  Рутилъ  (тиіііиз^  буровато-пратый).^  ТііаП' 
8сН6г1у  СаШили^  Тйапе  охусіе.  Крист.  сист.  2-й  І-оснал, 
основ.  Форма  первая  и  вторая  квадратная  призма  съ 
плоскостями  двухъ-и  однооснаго  октаэдра 
(фиг.  88.  Р.  Р.)  съ  конечными  ребрами 
122°  и  боков,  ребр.  80*^  58',  такл;е  бо- 
лѣе  тупой  октаэдръ  съ  боковыми  плоскос- 
тями 64°  56^;  оба  октаэдра  въ  видѣ  ко- 
ыечныхъ  и  весьма  подчипенныхъ  заостреній; 
нерѣдко  осмисторонняя  призма,  и  сверхъ 
того  разныя  соединенія;  часто  двойники, 
такъ  что  2  недѣлимыхъ  срослись  октаэдри- 
ческою  п.юскостію,  (фиг.  89  Р.  Р^.),  а  дру- 
гая плоскости  призмы  леікатъ  въ  обрат- 
номъ  видѣ  (1.  с^.  ^'.)\  иногда  тройники; 
но  также  сплошной,  вкрапленный,  въ  ва- 
лунахъ^  спайность  совершенно  параллель- 
на боковымъ  плоскостямъ  первой,  менѣе 
совершенно  параллельна  боковымъ  плос- 
костямъ второй  призмы;  изломъ  раковис- 
тый, неровный;  тверд,  пол.  шп.,  прибли- 
жающаяся къ  кварц.;  хрупокъ;  уд.  в.  4, "5  —  4,2;  цв.  кро- 
вянокрасный,  краснобурый,  ;келтобурьш,  черноватый, 
черта  буроватожелтая,  сѣроватожелтая;  блескъ  алмазный, 
приблиікающійся  къ  металлическому;  полупрозраченъ,  не- 
прозраченъ;  предъ  п.  тр.  неплавкій,  съ  бурою  плав,  въ 
желтоватое  стекло,  сост.  изъ  титановой  кислоты  съ  л;елѣз- 
ною  окисью.  Ті. 


Фиг.  89. 
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Нах,  въ  жилахъ  и  пластахъ  въ  гііенсѣ,  слюд,  слапцѣ  Швейца- 
ріи^  Тироля,  Францін,  Испаніи,  Саксоніи,  Богемін,  Норвегіп,  Шве- 
ціи,  въ  Сибири  въ  ппдѣ  вросшихъ  крнсталловъ,  иногда  5-дюймо- 
выхъ  въ  слюденомъ  слапцѣ  по  р.  Таковой  къ  востоку  отъ  Екате- 
ринбурга вмЬстѣ  съ  пзумрудомъ  и  Феиакитомъ,  и  въ  толстыхъ  крнс- 
талѵіахъ  съ  синимъ  кристаллизированнылгь  корупдомъ  вь  барзовитЬ 
по  рЬчкѣ  Барзовкіі  вь  Кыштимск.  зав.  и  иакоиецъ  мелкими  отдѣль- 
ными  кристаллами  и  обломками  двойииковъ  иерѣдко  въ  россы- 
пяхъ,  особенно  при  Николаевск,  руди.,  вблизи  Полевскаго,  въ  Ней- 
винскомъ  и  Шабровскомъ;  так;ке  въ  кварцѣ  гю  рѣкѣ  Исети  въ 
Казачьихъ  дачахъ  и  въ  Екатеринбургскомъ  округѣ  и  въ  буромъ 
шпатѣ  въ  округѣ  Міяск.  зав. ;  топкіе  волосистые  кристаллы  жел- 
тобураго  цвѣта^  заключенные  во  впутреіиюсти  горнаго  хрусталя, 
называютсіг  бснершшлш  волосалш.  • 

У^потр.  рутилъ  на  ФарФоровыхь  заводахъ  для  приготовления 
превосходной  желтой  краски;  его  также  употребляютъ  зубные 
врачи  въ  примѣсь  къ  финифти,  йзъ  которой  ими  приготогаяются 
поддѣлыіые  зубы. 

Нигрииъ  ( т'^ег ,  гсршій ) у  Еі$епгиІіІ^  отличается  смолисточер- 
пымъ  цвѣтомъ,  чертою  красноваточерною,  уд.  в.  4,4  и  большнмъ 
количествсмъ  желѣза  въ  своемъ  составѣ;  онъ  сост.  изъ  окиси  ти- 
тановой, желѣзпой  и  марганцовой.  Нпгринъ  есть  титанистое  желѣзо. 

Пах,  въ  Тироль,  Богеміи. 

Р.  109.  АпАтлзъ  (отъ  аѵагеіѵо)^  протянуть,  вытя- 
нуть), октаэдритъ,  ІУшірІітіС^  Іііапе  апаіазе.  Крист.  сист. 
Ъ-и  \'ОснаЛ)  основ,  ф.  2-й  1-осный  октаэдръ  конеч- 
ными ребрами  97°  56^  и  съ  боковыми  1э6°22^^,  также 
слѣдушіцій  меиѣе  острый,  и  тупой,  слѣдующій  болѣе 
тупой,  наконецъ  слѣдующій  послѣ  основнаго  октаэдра 
болѣе  острый;  соверш.  подчинена  прямо  насажденная 
конечная  плоскость,  плоскости  діоктаэдра  и  плоскости 
второй,  весьма  рѣдко  первой  квадратной  призмы  и  раз- 
ныя  соединен!/!  этихъ  Формъ;  двойники  имѣютъ  общую 
прямонасажденуую  конечную  плоскость,  а  другія  въ  обрат- 
номъ  видѣ;  кристаллы  мелкіе,  иногда  зерна;  спайность 
совершенно  параллельна  плоскостямь  основной  Формы, 
несоверш.  параллельна  прямо  насажденной  конечной  плос- 
кости;   изл.   мелкораковистый,   неровный;   твер.  между 
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апатит,  и  пол.  шп.;  хрупокъ^  уд.  в.  0,8^  цв.  темносиній, 
зеленый,  ;келтый,  красный,  бурый,  часто  два  или  три  цв; 
въ  одномъ  кристаллѣ;  блсскъ  алмазный;  полупрозраченъ 
и  непрозраченъ;  предъ  п.  тр.  неплавкій,  съ  бурою  плав, 
въ  водяііосвѣтлое  стекло;  сост.  изъ  титановой  кислоты,  какъ 
рутилъ  и  посему  составляетъ  примѣчательный  примѣръ 
диморфизма.  Ті. 

Пах.  рѣдко  въ  жилахъ  въ  діоритѣ,  гнейсѣ,  слюд.  сл.  Франціи 
Саксоиіи,  Испаніи,  Аіігліи,  Норвегіи,  въ  Бразнліи  въ  алмазномъ 
пескѣ;  въ  УралтэСкпхъ  горахъ,  въ  трещиііахъ  хлоритоваго  сланца,  въ 
Шабровскомъ  рудпнкѣ  въ  Екатеринбургѣ,  мелкими,  по  весьма  блес- 
тящими кристаллами*,  въ  россыпяхъ  въ  Бортевскомъ  рудникѣ  при 
Нижне-Тагильскѣ  и  въ  Адольфскомъ  при  Биссертскѣ  отдЬлыіыми 
кристаллами  и  зернами;  здѣсь  также  иайденъ  таблицевидный  крис- 
таллъ  въ  5  ЛИИ.  шириною. 

Р.  110.  Эшинитъ  или  Есхинитъ  (собств.  имя),  ЛезсТгу- 
пи.  Крист.  сист.  ^-и  І-осналу  ромбическая  призма  127°  съ 
притупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ  и  съ  конечнымъ 
заостреніедіъ  чрезъ  плоскости  ромбич.  октаэдра;  изломъ 
несовершенно  раковистый,  тверд,  меліду  апатит,  и  пол. 
гап.,  уд.  в.  5,2 — 5,1;  цв.  смолисточерный;  предъ  п.  тр. 
въ  тонкихъ  кралхъ  плавкій;  сост.  изъ  титановой  кисло- 
ты съ  цирконіемъ  и  съ  окисью  церія. 

Нах.  въ  гранитѣ'  Ильменскихъ  горъ  близъ  Міяска,  черными 
призматическими  кристаллами,  вросшими  въ  смѣси  желтобѣлаго  по- 
леваго  шпата албита  и  зеленочериой  слюды;  кристаллы  часто  по- 
крывають  зерно  полеваго  шпата  и  имѣютъ  вросшіе  па  себв  мелкіе 
кристаллы  циркона. 

Р,  111.  Полимигнитъ,  сост.  изъ  титановой  кисло- 
ты, цирконія,  желѣзной  окиси,  иттрія  и  окиси  цсрія. 

Жіх.  въ  циркониомъ  сіэнитѣ  въ  Норвегіи;  по  причинЪ  много- 
сложнаго  состава  оиъ  получилъ  иазваиіе  Полилтгшипа  (отъ  ттоХѴу 
много,  іііуѵѵ^іі^  смг.шиваю). 

Р.  112.  Менгитъ  (Ио5е),  Іітепи  (Вгоо1«е)  (собств. 
имена).  Крист.  сист.  1-й  І-оснал  (^.''^^,  ромбическія  приз- 
мы 1Ъ6°  20'  длинны  и  тонки  съ  притупленіемъ  и  при- 


*)  Ис  см'Ьш.  съ  Мсигитояіъ  Ьгоокс,  Мо7іаціітомь   БгеііЬ.,  см.  родъ  105. 
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остреніемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ  и  съ  октаэдричес- 
киіѵіъ  конечнымъ  заостреніемъ;  цв.  черный ^  изломъ  не- 
ровный;  тверд,  болѣе  гюх  шгі.,  уд.  в.  5,4;  блескъ  стек- 
лянный. 

Нах.  лъ  адьбитовомъ  гранить  въ  округѣ  Міясі;.  зав. 

с)  чЖегкіе  окисленные  .металлы  нежеталлшескаго  блеска. 
Семейство  11.  Бурожелѣзняковые  или  гидросидерическіе 

ЛЕГКІЕ  металлы. 

По  б.  ч.  они  неоіфисталлованы  или  неясно  окристал- 
лованы;  тверд,  между  апат.,  пол.  шп.  и  гипсов.,  уд.  в. 
"5,9  —  ^,4,  въ  окристаллованномъ  буромъ  желѣзнякѣ  4,1; 
цв.  бу роваточерный,  бурый,  желтый,  рѣл^е  зеленый  и  си- 
ній;  блеск ь  Ялирный  и  алмазный;  они  суть  водянистый 
и  отч.  ФОСФорнокислыя  желѣзныя  окиси,  съ  болѣе  или 
менѣе  значительнымъ  количествомъ  кремнезема  и  глино- 
зема съ  некоторыми  примѣсями. 

Р.  \\Ъ.  Бурый  ж  е  л  ѣ  з  и  я  к  ъ,  Вішспеізепзіеіп,  Вгаипеи 
зепег^у  І^асіеіег:^,  Еізепохуйкусігаі ,  /ег  оаусіё  Ііусігаіё.  Крист, 
сист.  І-и  І-оснал;  ромбическая  призма  1Т)0°   14'  съ  ко- 
нечнымъ заостреніемъ  1-й  1-оснаго  октаэдра  (см.  фиг.  9 
стр.  2^);  плоскости  призмы  вертикально  струйчаты,  ино- 
гда неявственные  тонкіе  таблицевидные  кристаллы  (Р^'- 
гозШегіі вообще  кристаллы  рѣдки,  игольчаты  или  тон- 
кими листочками;  спайность  сов.  параллельна  притупля- 
ющимъ  плоскостямъ  тупыхъ  боковыхъ  ребръ,  также  лу- 
чистый и  жилковатый;   но  по  б.  ч.  не  крисгаллическія 
массы  раковистаго  излома,  или  не  ровнаго;  тверд,  между 
апат.  и  пол.  шп.,  даже  плав.;  въ  плотномъ  видѣ  тверд,  изв. 
шп.,  въ  землистомъ  растираемый;  хрупокъ;  уд.  в.  4  —  Т); 
цв.   бурый  или  ;келтый,  въ  глинистыхъ  видахъ  сѣрый; 
черта  охреножелгая,  буроватоя^елтая;  блескъ  алмазн.  или 
я;ирный,  переходящій  въ  полуметалл.,  въ  некрист.  видѣ 
тусклый,  непрозрачный,  кристаллическій  полупрозрачный; 
предъ  п.  тр.  магнитный,    но  трудноплавкій  на  краяхъ; 
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сост.  изъ  водянистой  окиси  желѣза  съ  малызіъ  количе- 
ствомъ  кремнезема  и  марганцовой  окиси,  і^е  Й  и  І^е^  Й^. 

]3.  1.  Ііристаллигескій^  спайность  чешуйчато-листоватая,  лучис- 
тая, жилковатая  въ  кристаллахъ,  или  сгглошный.  въ  СФСроидиме- 
скихъ  видахъ^  уд.  в.  4,1  —  5,7^  блескъ  сильный,  алмазн.,  полуметалл., 
въ  листочкахъ  просвѣчиваіощій. 

а.  %Лу%испіыйу  Т^айеісівепег':,,  въ  игольчатыхъ  крист.,  волосатый, 
или  крист.  пучковатосоединсны ;  тверд,  между  апат.  и  пол.  шп.*,  уд.  в. 
4,1;  блескъ  алмазн.,  сильный,  цв.  черноватобурый;  еще  сомнитель- 
но, принадлежитъ  ли  сюда  бархатный  бурый  желтьзплпъ^  8атпі(' 
еізепе?'^)  ЗаттіЫстІе. 

Ь.  Жилковатый^  Ъгашьег  Сіазісор/у  почковидный,  сталактитовый, 
оплошный,  въ  ложныхъ  крист.,  тверд,  апат.-,  уд.  в.  5,8  —  5,5-,  мпло- 
блрстящій ,  черноватобурый. 

с.  Ч.ешуйгато-'Ж.илповатый  у  Л,срійокгоЫі у  (отъ  кбТСід^  чепіул 
и  у,^оулд^  клочекь)  іѴ еісІгЪгаипеізепегЪу  шарообразн.,  почковид.,  гроз- 
дообраз.,  спайп.  чешуйчато-жилковатая,  переходящая  въ  жилкова- 
тую; тверд,  между  изв.  шп.  и  плавик.,  уд.  в.  5,7,  цм.  красновато- 
бурый,  черта  подобная ;  почти  полуметаллически  блестящій. 

(1.  Чешуйгато-листобатый^  РуговШегИ,  ЛиЫп^ІіттеГу  (лЫІгіІ^ 
въ  маленькихъ  таблицевидныхъ  крист.,  въ  чешуйчатыхъ  группахь, 
спайн.  листоватая,  переходящая  въ  лучистую;  тверд,  апат.;  уд.  в. 
5,9  —  5,7;  цв.  буроватокрасный;  блескъ  алмазный. 

^Гйгл:.  кристалл,  б.  ж.  съ  кварцомъ  въ  миндальномъ  камнѣ  въ  Силе- 
зіи,  Богеміи,  Саксоніи,  въ  Корііваллисѣ,  большими  массами  и  гнез- 
дами въ  пластахъ  зернист.  извести.;  въ  сланцев,  горныхъ  породахъ; 
въ  железныхь  рудиикахъ  около  Невьянскаго,  Бнлимбаевскаго,  Шай- 
танскаго,  Златоустовскаго,  въ  силюрійскомъ  известнякѣ  около  Ка- 
менск, зав.,  гнездами  въ  змѣевикіі  къ  востоку  отъ  Екатеринбурга, 
съ  магнитнымъ  ;келѣзиякомъ  въ  Высокогорскомъ  рудникѣ  Нижне- 
Тагильск.  зав.,  съ  мѣдными  рудами  въ  Гумешевскомъ ,  Богослов- 
скомъ  и  друг.  рудн. 

У^потр.  дли  выплавки  желѣза;  бурый  желѣзнякъ  доставляетъ 
превосходное  шестоватое  желѣзо. 

чЛугистъщ  или  иеолшатый  6.  лс.  иах,  хмелкими  игольчат,  крист. 
на  Волкъ  островіі  въ  Онежскомъ  озерѣ  въ  Олонецкой  Губ.  (такъ 
пазыь.  Фу.тлопнть,  Оиегнтъ,  ЛесЬеа  Л'атоиг),  въ  древнемъ  песчаіпі- 
кѣ  возлѣ  дерегліи  Броды,  къ  востоку  отъ  Екатеринбурга;  и  въ  Бс- 
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резовск.  золотоп.  жилахъ,  также  отдѣльными  мелкими  кристаллами 
въ  россыплхъ,  а  атидокропитъ  и  пиросиЪеритъ  въ  желѣзныхъ 
жнлахъ  въ  Си.іезіи,  иа  Гарцѣ,  въ  ПольшЬ,  въ  Мѣдьзянаіорѣ, 
Домбропіі  и  Лавечнагорѣ. 

В,  2.  Некрасталлигеспіа  б.  ж.,  изл.  сплошной  или  землистый, 
тверд,  разная,  уд.  в.  5,5  — 9,  иногда  еще  діенѣе,  блескъ  жирный 
или  тусклый,  непрозрачный. 

а.  Плотный  б.  ж.^  ^етеіпег  и  іазрізагіі^ег  Вгаипеізепзіеіп, 
пегепповал  желѣзнал  руЬа  у  ЕйепІеЫгсгт. ,  сплоилный,  вкраплен,  въ 
ложи,  кристал.  послЬ  кристалловъ  сВрн.  колчедана,  желѣзнаго 
извести,  и  плавик,  шпат.,  также  въ  впдѣ  окаменлющаго  средства,  {Ыоіъ- 
еі$еп$іеігі ) ;  изл.  ровный,  крупнораков.,  переход,  въ  неровный*,  тверд, 
апат.  и  изв.  шп.;  цв.  чсрноватьп"і ,  буроватый,  красно  или  желто- 
бурый,  буровато-желтый,  (ОеІЪейспвІеіп) ;  мало  блестящіп. 

Ь.  Оосрпстый  б,  оіс^  осіггі^&т'  ОеІЬсізепзіеіп  у  Ьгаипег  и  ^еІЪег 
Еівепоскег у  сплошный,  вкрапленный  въ  вндѣ  покрышки,  весьма 
мягктй,  грубо  или  мелкоземлистый,  цв.  буроватый,  или  охреножел- 
тый,  тусклый,  марающій. 

Нах.  въ  пластахъ  п  лежачихъ  штокахъ  разныхъ  горн,  породъ; 
охристый  и  плотный  вмѣстВ  попадаготсл  или  самъ  по  себѣ  въ  вн- 
дт>  осадки  въ  миперальныхъ  источникахъ,  въ  разныхъ  мѣстахъ  Рос- 
сіи,  плотный  и  охрнстьп"і  б.  ;к.  весьма  часто  нах.  въ  Польшѣ,  въ 
Мѣдьзлнагорѣ,  Домбровѣ  и  Лавечнагорѣ  *,  ложные  кристаллы  сплош- 
паго  б.  ж.  весьма  часто  въ  Березовск.  рудн.,  въ  Богемін,  Моравіц 
и  др.  мЁстахъ. 

В.  5.  Глинистый  б,  ж.  съ  желтою  или  сѣрою  чертою,  Ткоп- 
еі$еп$1еіп  тіі  ^еІЬст  Зігссііу  составляетъ  тѣспую  смѣсь  б.  л;,  съ  глиною 
и  по  сему  опъ  содернлнтъ  также  кремнеземъ  и  глиноземъ,  цв.  желтый, 
сѣрый,  бурый,  при  увлаженіи  его  издаетъ  глинистый  запахь. 

а.  Обыкновенный^  неотдѣленный. 

Ь.  Скорлуповатый  ^  Кібстйсге^  Лсііегѣіеіп  (орлиный  палюнь)^ 
АсііШ  (отъ  асхо^,  орелъ),  Кіаррегьісіп^  Оеосіе^  тонко -или  косоче- 
репковато  отдЬлепный. 

с.  Ъ/ІелпошаровгіЬшгй  ^   бобовая  руЪа  или  гороховая  у  ВоЬпегт,^  и  ^  • 
ліелкозернистый  б.  ж.^  шарики  перваго  концетрически--черепкова- 
ты,  лежащіе  въ  желтомъ  глиннстомъ  цемеитѣ. 

Них.  въ  разныхъ  нептуническихъ  горныхъ  породахъ,  также  въ 
наносной  землЬ,  н.  п.  черепковатый,  а  въ  юрской  Фармаціи  бобовая 
руда  въ  разныхъ  странахъ,  въ  Виртембергскомъ  королевствЬ,  Шве- 
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ціи,  Баваріи,  Гессена,  Богеміи,  Венгріи,  Польши,  близъ  Олкуша^ 
въ  Россіи  бліізъ  Попилаи[і  Вилеііск.  губ. 

^^поп^р.  для  проплавки  же.іѣза,  охристый  также  па  живопис- 
ную краску ^  и  какъ  противудѣйствуіощее  средство  противъ  мышь- 
яковой кислоты. 

Р.  ІІ4.  Смолистый  ліЕЛѣзнякъ,  РескеізепзГеіщ 
ЗШрпозЫеги  (отъ  дсХпѵоі;^  блестящій,  адщоі;  желѣзо), 
зсЫаскі^ег  ѣгаипеізепзіеіп,  Еізепресігег:^,  /ег  охуд,е  поіг  о- 
сгеиху  некристаллич.,  сплошный,  почковидный;  изл.  ра- 
ковистый; тверд,  между  апат.  и  пол.  гап.;  хрупокъ;  уд. 
в.  5,7;  цв.  смолисто-черный,  черта  желтобурая;  блескъ 
сильный,  жирный;  иепрозраченъ;  предъ  п.  тр.  довольно 
легко  сплавляется;  сост.  изъ  водянистой  окиси  ;келѣза  съ 
ФОСФорною  кислотою. 

Нах.  вмѣстѣ  съ  сплошнымъ  б.  желѣзнякомъ  въ  Саксоніи,  Си- 
лезіи,  Моравіи,  Фрапціи,  въ  ГГольшѣ  въ  Домбровѣ  вмѣсгЬ  съ  бо- 
бовою  рудою  и  желѣзною  печенью,  въ  мѣди.  Богословск.  рудпикѣ, 
сплошными  массами  раковистаго  излома  вмѣстѣ  съ  мѣдньши  рудами. 

Р.  115.  Луговая  руда,  тундрова л  и  болотная руЪа, 
8итр/е7^2у  ТѴіс$епег2,у  КазепеізепзСеіп ,  Ілтопіі  отч.,  тіпе 
(Іе  /егіітопеих.  Сплошная,  ноздреватая,  разьѣденная,  труб- 
чатая; изл.  раковист.;  тверд,  плав,  шп  ;  уд.  в.  Ъ^Ъ  —  "5;  цв. 
черновато-бурый,  смолисто-черный;  блескъ  жирный;  не- 
прозрачна; предъ  п.  тр.  сплавляется  на  поверхности  въ 
черный  шлакъ;  сѳсг.  изъ  водянистой  окиси  ;келѣза  съ 
ФОСФорной  кислотою  и  кремнеземомъ.  Болотная  и  7?г/я- 
дровая  руда  принадл.  также  къ  луговой  рудгъ^  но  содер- 
жатъ  смѣси  глины  и  песка,  по  сему  цвѣты  ихъ  свѣтлЬе, 
но  тверд,  и  уд.  в.  меньше. 

Нах.  вездѣ  въ  Россіи  въ  наносной  землЬ  ікі  лугахъ,  въ  боло- 
тахъ,  топяхъ,  тундрахъ,  также  вь  ПольшЪ^  въ  особгінюсти  въ  Ав- 
густовскомъ  уѣздѣ,  безнрсстанпо  образуясь  чрезъ  накоплен іе  крем- 
пистыхъ  панцырсй  разныхъ  паливочныхъ  жнвотиыхъ,  ( ВасШагіае, 
СаШопсІІае )  и  под.,  особенно  въ  сЪверн.  странахъ. 

У^потр.  на  выплавку  гкелѣза;  въ  Олонецкой  Губ.  около  Пе- 
трозаводска добываютъ  ее  изъ  малыхъ  озеръ  со  временъ  Петра  В. 
и  чугунь,  вьпілаиляемый  изъ  пел,  особенно  годенъ  на  литье  пушекъ; 
въ  Фипллндіи,  и  въ  плоскихъ  губерніяхъ  Россіи;  въ  Волынской  при 
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Новгородъ-Волыііскомъ,  проплавляется  она  въ  болыііомъ  количе- 
ствѣ-  тамъ  употребляется  это  желѣзо  па  отливку  артиллерійскихъ 
орудій  и  снарядовъ,  па  котлы,  печи,  балконы,  рѣшетки,  скамейки. 
Ста^ь  или  углеродное  желѣзо,  въ  которой  меньше  углерода,  чъмъ 
въ  чугунѣ,  отличается  больш.  твердостью  и  упругостью,  употреб.  по  се- 
му на  стемпеля,  на  разные  инструменты^  на  пружины  и  на  клинки 
холоднаго  оружія'^  она  проплавл.  такл^е  въ  Потѣевск.  и  Воробъевск. 
дачахъ  Волынск.  Губ.*,  близъ  Ошмяны,  на  Сестрорѣцк.  рун^ейи.  зав. 

Р.  116.  Марганцовая  смолистая  руда,  Мап^ап- 
ресігегг^  ЕізепресЬегг^  Мші^апёзе  рКозрТгаІе^  сост.  изъ  Фос- 
форнокислой марганцовой  закиси  съ  ФОСФорно-кислой  же- 

лѣзной  закисью.  Мп^Р-і-Ге^'^  Р. 

Назг.  въ  жплахъ  грапитовыхъ  въ  Лиможѣ  во  Франціи,  въ  Ингѣ 
Финляндіи,  и  въ  Пенсильваніи. 

Р.  117.  Траулитъ  (і^^аг;Яод,  ломкій),  ТЬгаиШ^пе}^^- 
сталлическій;  изл.  раковист.,  неровный,  тверд,  плав,  шп.^ 
ломкій;  уд.  в.  2,6^  цв.  смолисточерный,  черновато-бурый; 
черта  бурая,  блескъ  жирный;  непрозраченъ;  предъ  п.  тр. 
трудно-плавкій;  сост.  изъ  водянистой  Лхслѣзной  окиси  съ 
кремнеземомъ. 

Наос,  съ  магнитнымъ  колчеданомъ  въ  Баваріи,  въ  Саксоніи. 

Р.  118.  Гизингеритъ  (собств.  имя),  некристаллич., 
ломкій,  черный,  блестящій,  похожій  на  предъидущій; 
сост.  нзъ  желѣзной  окиси  и  желѣзной  закиси,  кремнезе- 
ма и  воды. 

Нах.  въ  Риддаргитанѣ  въ  Вестманлаидѣ  и  весьма  сходствуетъ 
съ  Траулитомъ*,  другой  Гизингеритъ  по  Берцеліусу  есть  ГпллиН' 
гитъ^  о  которомъ  см.  пріі  слюдеобразныхъ  окисленныхъ  металлахъ. 

Р.  119.  Сор  ДАВАЛ  итъ,  (собств.  имя),  весьма  похо- 
дитъ  на  траулитъ;  по  нарулі.  прнзнакамъ  представл.  сплош- 
ныя  массы  или  прожилки  зеленовато-чернаго  цвѣта;  изл. 
крупно-раковистаго  неровнаго;  блеска  смолянаго;  онъ  очень 
хрупокъ,  но'  отличается  химическимъ  составомъ;  и  сост. 
из7э  кремнезема,  ;келѣзной  закиси,  глинозема,  ФосФОрной 
кислоты  и  воды. 

Нах.  Бъ  Сордавалѣ  въ  Финляндіи. 
Р.   120.    МѣДИАЯ  МАРГАНЦОВАЯ   РУДА  СОСТ.  ИЗЪ  ВО- 
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дянистой  марганцовой  окиси  съ  небольшимъ  количествомъ 
мѣдной  окиси. 

Нах.  въ  Богеміи. 

Г,  Ш\.  Крокидолитъ,  (отъ  и^ои^д,  клочекъ,  Хід^од^,  ка- 
мень), ВІаиеізегЫеіп ,  есть  кремнекислая  ;келѣзная  закись, 
съ  ма.іымъ  количествомъ  натра,  горькозема  и  водьц  раз- 
дѣляется  легко  на  тонкіе  жилковатые  клочки  (по  сезіу  и 
іюлучилъ  свое  названіе). 

Нах.  въ  глинистомъ  слаіщѣ  Норвегіи  и  въ  ТиролЬ. 

Р.  1Ш.  Трифилинъ  (отъ  три,  срѵХт}  отдѣленіе). 

Крист.  сист.  ^-и-1-гл(?^/-.,  не  сов.  кристаллизованный,  по 
б.  ч.  сплошный;  спайность  сов.  параллельна  косвенно-на- 
сажденной конечной  плоскости 5  тверд,  апат.;  уд.  в.  о,6^ 
цв.  зелено-сѣрый,  сѣро-синій;  черта  сѣровато-бѣлая^  блескъ 
жирный;  непрозраченъ;  предъ  п.  т.  сплавляется;  сост.  изъ 
Фосфорнокислой  ;келѣзной  закиси  съ  малымъ  количествомъ 
Фосфорнокислой  марганцовой  закиси  и  литія. 
Пах.  съ  ква[)цомъ  и  пол.  шп.  въ  Баваріп. 

Р.  1^5.  Тет  р  А  Ф  и  л  и  н  ъ ,  Тето^ѵзШщ  весьма  сходствуеть 
съ  предъидущимъ,  сост.  изъ  ;келѣзной  закиси,  марганцо- 
вой закиси,  ФОСФорной  кислоты,  горькозема  и  литія. 
Нах.  въ  Таммеланскомъ  уЬздѣ  Фииляндіи. 
Р.  124.  Зеленый  желѣзнякъ,  Огйпеізетіеіп,  Пи- 
/гепи^  сост.  изъ  ФосФорно-кислой  желѣзной  окиси  съ  во- 
дою. 

Нах.  въ  Голлертскомъ  хребтЬ  въ  Нассаускомъ  герцогствѣ. 

Р.  125.  Гренгеситъ,  (собств.  имя),  .іугистая  зеле- 
ная желтъзнал  зеяглл,  Огйпеізепегііе  ѵоп  Т)аІагпе,  сост.  изъ 
водянистой  ;келѣзной  закиси  съ  кремнеземомь,  глинозе- 
момъ  и  горькоземомъ. 

Нах.  въ  Грепгесовой  горѣ  въ  Швецін. 

Р.  126.  Гипохлоритъ,  (отъ  г)яо;^Яа)^о5,  зеленоватый), 
зеленая  желгъзная  зелгля  (отчасти),  сост.  изъ  кремнезе- 
ма съ  глинозсмомъ,  висмутовой  окисью,  желѣзною  за- 
кисью и  ФОСФорной  кислотою. 

Нах.  въ  жилахъ  съ  кварцомъ  въ  Шиебергѣ  въ  Саксопіи. 
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/  Р.  127.  Карфосидеритъ,  (отъ  яа^(род^  соломо,  (7с37]^оду 
желѣзо),  составл.  основно-ФОСФорно-кислую  водянистую 
желѣзную  окись  съ  небольшимъ  количествомъ  сѣристой 

окиси  марганца  и  цинка. 

Лаа:.  въ  слюд,  слаіщѣ  па  морскомъ  берегу  Лабрадора*,  иазваніе 
имѣетъ  отъ  соломепо-желтаго  цвѣта. 

Р.  128.  Желтая  желѣзная  руда,  Мізу^  составл. 
сѣристую  желѣзную  окись  съ  сѣрист.  марганцовою  за- 
кисью, сѣрист.  мѣдною  и  цинковою  окисью  и  водою. 

Нал:  па  яівлѣзномъ  купоросѣ  въ  Раммельсбергѣ  на  Гарцѣ. 
Р,  129.    ЖелѣзныЙ  натекъ,  Еізепзіпіег^  Еізепресіі' 
€Г2^  Ріиісіі^  Коіоріопеізепегг^  /ег  оху^е  гезіпііе^   сост.  изъ 
водянистой  мышьяковой  желѣзной  окиси. 

Нах.  еще  нынЬ  образуясь,  въ  рудничныхъ  закладкахъ  во  мпо- 
гихъ  рудникахъ^  въ  Фрейбергѣ  и  Шнебергѣ  въ  Саксоніи,  и  составл. 
пакипъ,  происходящую  вѣролтно  чрезъ  разрушеніе  мышьяковаго 
колчедана. 

Семейство  12.  Охристые  окисленные  металлы. 

Некристаллическіе,  несов.  нѣжно-чешуйчатые,  земли- 
стые или  растираемые,  рѣдко  сплошные  при  большей 
мягкости,  вязкіе,  или  весьма  мало  хрупкіе;  уд.  в.  2 — 2,3, 
но  при  содерл^аніи  свинца,  сурьмы  и  висмута  5,7 — 4,6; 
цв.  черный,  бурый,  красный,  зеленый,  желтый^  блескъ 
жирный  или  полуметалл.,  они  тусклы,  непрозначны,  рѣдко 
мало  на  краяхъ  и  просвѣчивающи  составляют!»  различныя 
металлическія  окиси  или  кислоты,  по  б.  ч.  чистыя,  или 
изрѣдка  въ  соединеніи  съ  водою  и  землистыми  массами. 

Р.  ІоО.  Умбра,  ѴтЪег^  ійгЫзсТге  ѴтЪга.  Сплошная, 
изл.  раковистый  или  мелкоземлистый;  твердость  немного 
болѣе  тальк.;  цв.  печенковаго,  каштановаго  или  желто- 
бураго;  тускла;  черта  мало-блестящая ;  непрозрачна,  мало 
марающа;  на  ощупь  тоща,  прилипаетъ  къ  языку,  въ 
водѣ  раздробляется  и  составляетъ  желѣзную  и  марганцо- 
вую окись  съ  водою,  кремнеземомъ  и  глиноземомъ. 

Пах.  въ  разныхъ  новыхъ  горныхъ  гюродахъ  на  островЬ  Ки- 
пр* и  въ  Богеміи. 
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^^потгір.  какъ  бурая  краска,  а  сженал  умбра  какъ  буро-крас- 
ная краска  въ  живописпомъ  искусств*. 

Р.  ІЭІ.  Кобальтовая  охра,  §еТЬег  и  Ъгаипег  Егйко- 
Ьак^  сост.  изъ  кобальтовой,  желѣзной  и  марганцевой  охры, 
изъ  мышьяковой  кислоты,  глинозема,  горькозема  и  воды. 

Нах.  вмѣстЬ  съ  кобальтовыми  и  мѣдными  рудами  въ  Гсрманіи, 
франціи,  Венгріи. 

^^потр.  па  приготовленіе  синей  краски,  изв-ёстной  подъ  назва- 
ніемъ  шжалъшыу  употребляемой  для  глиняпыхъ,  Фалнсовыхъ,  ка- 
менныхъ  и  ФорФОровыхъ  сосудовъ,  на  раскрашиваніе  комнатныхъ 
стѣнъ,  для  синей  краски  стекол ъ. 

Р.  15^.  Сурьмяная  охра,  Лпіітопосііег^  8^)іе8з^1апг- 
оскег^  СгеІЪапІітопег::^  апіішоіпе  охуйе  іеггеих.  Налетѣлая, 
рѣдко  сплошная;  изл.  неровный,  зезілистый;  мягка  и  вяз- 
ка; уд.  в.  "5,8  —  ^,9;  цв.  соломенно -лимоно-охро-желтый, 
желтовато-бѣлый,  черта  желтовато-бѣлая;  тускла  или  бле- 
стяща,  непрозрачна;  предь   п.  тр.  постепенно  улетаетъ; 

сост.  изъ  сурьмяной  кислоты. 

Нах.  съ  сурьмянымъ  блескомъ  въ  Германіи  и  Франціи,  въ 
Ильдекакск.,  Кличкинск.  и  др.  рудп.  въ  Нерчиискѣ. 

Р.  1*53.  ВолчЕЦОВАЯ  ОХРА,  РѴоІ/гагпзаиге^  Зскееізай' 
те^  сост.  изъ  чистой  волчецовой  кислоты. 

Нах.  съ  волчецомъ  въ  кварцовой  жилѣ  въ  Сѣв.  Америкѣ. 
Р.  134.  Урановая  охра,  Ѵгапе  охуйе  Іеггеих,  сост. 
изъ  водянистой  урановой  окиси. 

Нах.  въ  Саксоніи  при  Іоахимсталѣ  и  употр.  на  желтую  жи- 
вописную краску. 

Р.  135.  М  ОЛИБДЕНОВАЯ  ОХРА,  ТѴа8зегЫеіосІгег\  Мо- 
ІуЫапзаиге,  Моіудсіте  охус/е^  налетѣлая,  вкрапленная;  изл. 
мелкоземлистый;  растираема;  цв.  сѣрно-лимоно-оранл;ево- 
;келтый;  непрозрачна,  тускла;  предъ  п.  тр.  неплавкая;  сост. 
изъ  молибденовой  кислоты:  Мо. 

Нах.  на  молибдеповомъ  блескѣ  въ  Швеціи,  въ  Фннляндіи  въ 
Лойо,  Норвегіи,  Шотландіи,  Сибири,  въ  Россійской  Деяуріи,  по 
Селенгѣ  близъ  Кяхты  въ  гранитѣ,  вмѣстЬ  съ  молибденовымъ  бле- 
скомъ. 

Р.  136.  Свинцовая  охра,  сурикь ,  сеимородный  су- 
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рикЪу  Шеппі^е,  ВІеіосНеГу  рІ07пЪ  охуАе  гои^е,  тіпіипг  паіі/^ 
сплошная,  вкрапленная.  На летѣла я,  въложныхъ  кристал- 
лахъ  послѣ  углероднокислаго  свинца;  изл.  мелкоземлистый; 
мягка;  уд.  в.  4,6;  цв.  багряно-красный,  черта  оранжево- 
желтая;  тускла,  непрозрачна;  предъ  п.  тр.  легко  плавится 
и  даетъ  свинцовое  зерно;  сост.  изъ  чистой  окиси  свин- 
ца. РЬ. 

Нах,  въ  жилахъ  глин,  сланца  въ  ЭйФельскихъ  горахъ,  на  остро- 
вѣ  Энглиси,  въ  вост.  Сибири  въ  Колывани  съ  мѣдными,  свинцовыми 
и  серебряными  рудами,  въ  Змѣипогорск.  рудн.  въ  глинист.  порФи- 
рѣ  или  въ  сѣрнокисломъ  баритѣ  и  въ  Михайловск.  рудн.  въ  Нер- 
чипскѣ. 

Самородный  свинцовый  глетъ  нах.  въ  трещинахъ  американ- 
скихъ  вулкановъ  Попок атепетьлы  въ  Мексикѣ. 

Р.  157.  Висмутовая  охра,  ТѴ ізтиіЬЫіиІіе,  ТѴ ізтиіЛ- 
охуй^  налетѣлая,  вкрапленная,  рѣже  сплошная;  изл.  мел- 
коземлистый, неровный;  мягка;  уд.  в.  4,5;  цв.  соломено- 
желтый,  желтовато-сѣрый,  черта  желтовато-бѣлая;  мерцаю- 
ща  или  тускла;  непрозрачна;  предъ  п.  тр.  на  углѣ  легко 
переходить  въ  металлич.  зерно;  сост.  изъ  висмутовой  оки- 
си съ  желѣзною  окисью  Йі. 

Пах.  съ  самороднымъ  висмутомъ  въ  Рудной  горѣ,  въ  Англіи, 
въ  Сибири  ^  гдѣ  она  сопровождаетъ  Березовскую  игольчатую  руду, 
въ  видѣ  налета  на  кварцѣ,  или  наполняя  пустоты,  пуоисшедшія  въ 
кварцѣ  отъ  разрушенія  крнсталловъ  игольчатой  руды. 

Т.  158.  Хромовая  охра  сост.  изъ  чистой  хромовой 
окиси  и  имѣетъ  чисто  или  синевато-зеленый  цв. 

Пах,  въ  видѣ  рыхлаго  тусклаго  порошка  или  небольшими  гнез- 
дами съ  хромово-кислымъ  свинцомъ  въ  хромовомъ  ;келѣзнякѣ 
въ  Березовск.  рудн.  въ  Екатеринбург*  и  въ  Шетлендскомъ  островѣ 
УнстЁ. 

Другія  соедипенія  хром,  окиси  съ  кремнеземомъ  составляютъ: 

1.  Хролювой  паліенъ,  СТіготзіеіп,  во  Франціи. 

%  Волхонскоитъ^  (собств.  имя),  сплошной;  изломъ  крупно-ра- 
ковистый, при  смачиваніи  водою  разтрескивается  на  мелкіе  ку- 
сочки;  вязкій;  уд.  в.  2,2;  тверд,  изв.  шп.;  цв.  изумрудно-зе- 
леный, черно -зеленый,  черта  темно-зеленая,  слабо -блестящая*; 
сост.  изъ  хромовой  и  желѣзной  закиси,  изъ   кремнозема  и  воды. 
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Нах.   въ  горѣ  Ефнмятскоіі  Пермской  Туб.   въ  песчаникѣ,  не- 
большими гпѣздами. 

Р.  1о9.  Никелевая  чернь  сост.  изъ  никелевой  оки- 
си съ  мышьяковою  кислотою. 

Нах.  въ  мИдномъ  сланцъ  въ  ГессенЬ. 

Р.  140.  Мышьяковая  чернь  сост.  изъ  мышьяко- 
вой окнси. 

Нах,  въ  Богсміи. 

Р.  141.  МѣДНАЯ  ЧЕРНЬ,  сиіі^ге  охуЛе  поіг;  налетѣ- 
лая,  вкрапленная,  сплошная;  изл.  землистый^  весьма  мяг- 
ка, даже  разтираема;  цв.  смолисто-черный,  синевато-чер- 
ный, черта  немного  блестящая;  непрозрачна;  предъ  п. 
рт.  переходить  въ  металлич.  зерно;  сост.  изъ  мѣдной  оки- 
си съ  марганцовой  и  ліелѣзной  окисями. 

Нах,  съ  мѣднымъ  колчедапомъ  въ  Силезін,  Тиролѣ,  Венгріи, 
Польшѣ  въ  Мѣдьзяпагорѣ,  въ  Сибири  въ  Турьинскихъ  рудиикахъ  Бо- 
госдовск.  зав.,  и  въ  Нижне-Тагильск.  рудн. 

Р.  142.  Кобальтовая  чернь,  зсЫиггег  ЕЫкоЬак., 
КоЪаІІтап^апег:^^  соЬаІі;  оху(Іе  поіг;  сплошная,  налетѣлая, 
почковидная,  гроздовидная;  изл.  ровный,  землистый,  тверд.  ^ 
тальк,  до  гипс;  вязка^  уд.  в.  2,2;  цв.  синеватый,  смоли- 
то-черный,  тусклый,  черта  ;кирно-блестящая;  непрозрач- 
на; предъ  п.  тр.  неплавка;  сост.  изъ  воднистой  кобальто- 
вой и  марганцовой  окисей. 

Нах.  въ  Богеміи,  Тиролѣ,  Аіігліи,  въ  Россіи  блпзъ  Мехержпн- 
ца  Волоскіл  въ  Махновскомъ  и  близъ  Басиловки  въ  Га^існнскомъ 
уѣздѣ  Кіевской  Губерпіп,  гдѣ  она  составляетъ  прожилки  въ  квар- 
цовомъ  порФнрѣ,  прорывающемъ  гранитъ. 

Р.  143.  Марганцовая  пѣнка,  ВгашиіеіпзсЬаит^ 
Вгаипеізепгаіпщ  Мап^ап^гарМс^  ТѴа(2  отп'с,  сост.  йзъ  во- 
дянистой марганцовой  окиси  съ  небольшимъ  количествомъ 
желѣзной  окиси. 

Нах,  въ  Германіи,  Фраиціи,   Норвегіи,   Польшѣ    въ  Мѣдьзя- 
ііагорѣ   и  въ  Россіи,  въ  Турьипск.  рудп.  Богословск.  зав. 


*)  См.  сочин.  миою  изданное:  КаІигЬібІ.  Бкігге  ѵоп  ѴоІЬупіеп  рад.  9. 
па  1850,  гдѣ  она  описана  подъ  названіемъ  ЗсЬлѵаггеізепзІеіп. 
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СшЕЙство  1Ъ.  С^юдообразные  окислЕнные  металлы. 

Они  всегда  окристаллизированы,  изъ  о-и  1-осной  си- 
стемы, спайн.  совер.  параллельна  прямо-насал^денной  ко- 
нечной плоскости^  тверд,  отъ  плав.  шп.  до  гипс^  мало- 
хрупки; уд.  в.  Ъ^Ъ  —  "5;  цв.  черные,  пеметаллич.,  черта 
сѣрая,  зеленая;  блескъ  сильный;  сост.  изъ  желѣзной  оки- 
си съ  землями,  отч.  водянистые.  —  Семейство  переходитъ 
къ  слюЪкажъ. 

Р.  144.  Гиллингитъ,  (собств.  имя),  ШзІп§етіі  (Вег- 
геііиз)  сост.  изъ  Лхелѣзной  окиси  съ  кремнеземоаіъ  и  гли- 
ноземомъ. 

Пах»  въ  Гиллингеііскомъ  рудыикѣ  въ  Швеціи. 
Р.  145.  Кронштедтитъ,  (собств.  имя),  СЫоготеІап, 
сост.  изъ  желѣзной  окиси  съ  кремнеземомъ  и  водою,  съ 
небольшимъ    количествомъ    горькозема    и  марганцовой 
окиси. 

Пах.  въ  Богеміи. 

Р.  146.  СтильпномЕЛАнъ  (отъ  с^іХпѵос,^  блестящій, 
^іаХад  черный),  8ііІрпо7пеІшг.  Крист,  сист.  о-и  І-ост^.;  по 
б.  ч.  сплошный,  вкраплен.,  спайн.  сов.  параллельна  пря- 
мо-насажденной конечной  плоскости;  изл.  крупно-раков.; 
лучистый,  жилковатый;  тверд,  отъ  плав.  шп.  до  изв.  шп.; 
уд.  в.  5;  цв.  вороно-черный,  черта  зелено-сѣрая;  блескъ 
стеклянный;  непрозраченъ;  сост.  изъ  желѣзн.  закиси  съ 
кремнеземомъ  и  водою. 

Пах.  въ  Силезіи  въ  глинист,  слапцѣ  вмѣстѣ  съ  известнлкомъ  и 
въ  Турьинск.  рудн.  Богословск.  зав. 

Р.  147.  Бедантитъ,  (собств.  имя),  Веиіапіи,  сост. 
изъ  желѣзной  и  свинцовой  окисей. 

Пах.  съ  жилковатымъ  бурымъ  желѣзнлкомъ  въ  Нассаускомъ 
герцогствѣ. 

Разрядь  IV.*  солЕвидныЕ  металлы. 

у  всѣхь  родовъ  этого  разряда  примѣчается  неметалл, 
видъ   и    разныя   кристаллич.   системы;   они  различной 

1-2 
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твердости,  отъ  апатит,  до  тальк.;  уд.  в.  отъ  8  —  2;  цв. 
всегда  неметалл,  и  по  б.  ч.  свѣтлые;  блескъ  алмазный, 
стеклянный,  или  ;кирньн"і  и  перламутровый;  иногда  они 
прозрачны;  сост,  изъ  водянистыхъ  или  безводныхъ  оки- 
сленныхъ  металловъ;  нерастворимы  въ  водѣ  и  безъ  запаха. 

а)  Легкіе  солевиЪные  ліеталлы. 

Тверд,  отъ  плавик,  до  тальк. ;  блескъ  стеклянный 
перламутровый,  ;кириый;уд.  в.  4,4  —  2,4;  хим.  сост.  изъ 
водянистыхъ  металлическихъ  окисей,  мышьяковой,  фос- 
Форной,  углекислой,  хлористой,  сѣрнокислой,  так;ке  изъ 
кремнеземно-кислой  мѣ^ной  окиси;  вообще  въ  нкхъ  зна- 
чительно содер;каніе  воды. 

Семейство  14.  Листоватые  легкіе  солевидные  металлы. 

/і^^мст.  шс7/г.  различная,  2-1 -оснал,  э-І-осная,  1-1-ос- 
ная,  кристаллы  всегда  таблицевидные,  по  сему  преобла- 
даетъ  спайность  параллельно  прямонасажденной  коне- 
чной плоскости;  тверд:  гипс;  уд.  в.  "5,6 — о,  иногда  толь- 
ко 2,6;  цв.  зеленые;  блескъ  перламутр.;  сост.  изъ  Фосфор- 
нокислой урановой  окиси  и  мышьяковокислой  мѣдной 
окиси  съ  водою.  , 

Р.  148.  Урановая  слюдка,  ІІгап§Ііттег ^  ѴгапрЬуІ' 
Шу  ТотЪегіі,  ІІгапе  оху<іё,  11г.  ріюзрігаіё.  Крист.  сист, 
2-й  основ,  ф.  квадратная  призма,   обыкн.  пло- 

ская, та  блице  видна  я;  конечныя  ребра  иногда  притуплены 
плоскостями  квадратнаго  октаэдра  (фиг.  90);  тверд.  Ъ — 5,2; 

цв.  свѣглые,   желто-зеленый,  сѣро-желтый- 

Фиг.  90.         '  '  «  ^  ' 

олескъ  перламутровый;  рѣдко-прозрачны,  по 
б.  ч.  непрозрачны;  предъ  п.  тр.  сплавл.  въ 
черное  зерно;  сост.  иногда  изъ  водянистой 
ФОСФорно-кислой  урановой  окиси,  съ  неболь- 

шимъ  колич.  извести.  Си^  Р      2  6  Р  -4-24  Н 

илиСа^  Р-н2ЁІ^24Й. 

Нах.   въ  металл опосиыхъ  жилахъ  гранита  и 
глинист,  сланца  Саксонііі,  Богеміи,  Аііглін;  въ  Рос- 
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сіи  особенно  известковатая  урановая  слюдка  пах.  въ  аметисті>,  въ 
миндальпомъ  камнѣ  на  ІЗолкъ-островѣ  на  Онежскомъ  озерЬ  Олонец- 
кой Гѵб.,  но  кажется  есть  простая  слюда,  окрашенная  зеленымъ 
цвѣтомъ. 

Р.  1>^^  9.  М  ѣ  д  н  А  я  п  ѣ  н  А,  ргізпгаіізскег  ЕисЫог§Ііттег , 
сост.  изъ  мышьяковой  и  мѣдной  закиси  съ  углекислою  из- 
вестью и  водою  (Си^  Аз 10  Й) -і- Са  С 

Пах,  въ  жнлахъ  Венгріи,  Тироля,  Саксоніи,  Бразиліи. 

Т.  150.  МѣднАЯ  СЛЮДКА,  гІготЪоесігізскег  ЕисЫог- 
^ііттег,  сиі^ге  агзепгаСё  ІатеШ/огте ,   сост.    изъ  мышья- 

ково-кислой  мѣдіюй  окиси  и  воды.  Си^  Аз  -н  12  Н. 
Пах,  въ  Корнваллисѣ. 

Семейство  15  Малахитовидные  легкіе  солевидные 

МЕТАЛЛЫ. 

Крислг.  сист.  1»и  І-осн,  и  %и  \-ъленналу  рѣдко  Ъ-и 
\'Осиал,  по  б.  ч.  призматическіе  кристаллы;  спайн.  ли- 
стоватая, по  б.  ч.  несов.,  часто  лучистая,  жилковатая; 
тверд,  мелхду  изв.  шп.  и  гипс,  до  апат.  и  плав,  шп.;  уд. 
в.  —  4,4,  иногда  2,6;  цвѣты  зеленый,  рѣдко  синій; 
блескъ  стеклянный  и  жирный;  сост.  изъ  мышьяково-ки- 
слой  мѣдной  и  желѣзной  окисей,  изъ  хлористой,  ФосФор- 
но-кислой,  сѣрно-кислой,  углекислой  и  кремнекислой 
мѣдной  окиси. 

Р.  151.  Халькофацитъ  (отъ  хаХ-аоо^,  мѣдь,  ^)акод^ 
чечевица),  Ыпзепег:^,  Ъііиепкир/еѵ ,  Ыпкопи,  сиіѵге  агзепіаіе 
еп  осіаесігез  оЪЬиз.  Крист,  сист.  І-и  І-оснал^  ромбическая 
призма  въ  119°  ^5  съ  конечнымъ  пріостреніемъ  въ  71°  59^, 
насажденнымъ  на  тупыя  боковыя  ребра,  но  кристаллы 
мелки,  въ  группахь;  рѣдко  сплошный;  изл.  неровный; 
тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  2,  9  —  Ъ;  цв.  синій, 
и  зеленый;  полупрозраченъ;  предъ  п.  тр.  испускаетъ  мышь- 
яковый запахъ;  сост.  изъ  мышьяково-кислой  мѣдной 
окиси  съ  водою. 

Нах.  въ  мѣденосныхъ  жилахъ  въ  КорпБаллнсъ  и  Венгріи. 


—    180  — 


Почти  подобный  родъ  составляют!»  ЭйхроитЪу  (отъ 
кѵ,  прегфасный,  ;^ооа  или  ;^()^од,  краска) 

Р.  152.  ЭрииитЪу  КгіпіІ.Крист.сист.правильнаЯу'^')^]^^^ 
октаэдры^  тверд,  мел^ду  плав-  шп.  и  апат.^  уд.  в.  4, — 
изл.  неровный,  раков.^  цв.  оливково-зеленый,  изумрудный 
и    черновато-зеленый,    черта     яблочно-зеленая^  блескъ 
сильньиі,  стеклянный;  прозраченъ  на  краяхъ;  хим.  сост.  изъ 

мышьяковокислой  мѣдной  окиси  и  воды.  Си ^  Аз -I- 2  Н. 

Нах.  въ  Мьдиорудлнском  ь  рудникѣ  Нижне-Тагильскаго  завода 
и  вмѣстЬ  съ  чернымъ  землистымъ  кобальтомъ  при  ЭрииЬ  въ  Ирландіи. 

Оливенитъ^  Рішгтасосііаісіь  (отъ  срад^ахоѵ^  ядъ  и  ^а^^ход,  мѣдь, 
отъ  содержаыія  мышьлка  и  мѣдн)  так;ке  сюда  относится. 

Р.  15 О.  ЛиБЕТинитъ,  (собств.  имя),  0и^епег2у  сш» 
ѵге  рЬозрЬаіё  отч.  Крист,  сист.  і-и  1-оснал,  основная  ф. 
ромбическая  призма  въ  95° 2^^  съ  конечнымъ  пріостреніемъ 
въ  1 1 1''  58  Г,  насажденнымъ  на  острыя  боковыя  ребра  и  съ 
плоскостями  ромбическаго  октаэдра  съ  конечными  ребра- 
ми въ  122%58'  и  117°8''исъ  боковыми  ребрами  89  «59'; 
рѣдко  сплошной,  вкрапленный,  почковидный;  изл.  неров- 
ный, несов.  раковистый;  тверд,  между  плав,  и  изв.  шп.; 
уд.  в.  0,8 — "5,7;  цв.  оливково-зеленый,  черновато-зеленый; 
блескъ  жирный,  на  краяхъ  просвѣчиваетъ;  сост.  изъ  Фос- 
форнокислой мѣдной  окиси   съ  водою.  Си^  Р  -4-  2  Н. 

Нах.  на  кварц Ь  въ  жилѣ  слюд,  сланца  при  Либетенѣ  въ  Вен- 
гріи,  въ  Кориваллисѣ,  въ  Россіи  мЬлкими  кристаллами  на  почкова- 
томъ  малахитЬ  въ  мѣдномъ  рудпикѣ  въ  Нн;кнетагильск.  зав. 

Р.  154.  ФОСФОРОХАЛЬЦИТЪ,  (отъ  (рО)(У^)О^Од,  ФОСФОрЪ 

и  ;^аЯходмѣдь),  Ркозркогкіір[егег:^,Р8о.ис1отаІас}іиу  РгазіпсТіаІ- 
сііз  сиіѵге  рКовркаЬё^  отч.  Крист.  сист.  2-й  і-гленналу 
основн.  Ф.  2-й  1-членная  призма  въ  141  "4',  но  кристаллы 
всегда  мелкіе,  неясные,  въ  группахъ;  часто  почковидный, 
по  б.  ч.  пучковато-лучистый  въ  сплошномъ  видѣ  (въ  Рос- 
сіи),  и  жилковатый;  изломъ  неровный,  не  сов.  раковистый; 
тверд,  между  апаг.  и  плав,  шп.;  цв.  4,2  —  5,1;  цв.  изум- 
рудно-зеленый, черновато-;келтый;  блескъ  жирный;  предъ 
п.  тр.  каіѵъ  либетенить,  и  сост.  так;ке  изъ  ФОСФорно-і;и- 
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слой  мѣдной  окиси  съ  довольно  зиачительньшъ  количе- 
ствомъ  воды.  Си^  Р  ^  5  Й. 

Нах.  въ  грубо-зерннстомъ  песчаникѣ  при  Рейнѣ',  таклге  въ  Ни- 
жне-Тагильск.  зав.  съ  либетенитомъ,  мелі^ими  жилковатыми  массамц 
и  въ  вид  В  налета. 

Р.  155.  ФолБОРТитъ,  ѴоІЬогіки,  (собств.  имя),  ва- 
надовокислая  мтьдъ.  Крист.  сист.  мелкіе  кристаллы  не 
лсные,  скоплены  въ  шаровидныхъ  іруппахъ,  съ  лучисто- 
жилковатымъ  сло;кеніемъ,  изъ  центра  расходяоциімсл^ 
тверд,  немного  болѣе  изв.  шп.;  у.  в.  0,5;  цв.  оливкосо- 
зеленый,  соломенно-желтый,  черта  желто-зеленая;  блескъ 
стеклянный  и  перламутровый,  онъ  просвѣчиваетъ  и  не  про- 
.зраченъ;  предъ  п.  тр.  на  углѣ  чернѣетъ  и  легко  плавит- 
ся; сост.  изъ  ванадовокислой  мѣдной  окиси. 

Нах.  въ  песчапикѣ  въ  Воскресенскомъ  и  Троиіі,комъ  рудпикахъ 
въ  Пермской  Губерніи. 

Р.  156.  СидЕРОХАЛьцитъ,  (оть  бсдцоос,  желѣзо,  и 
;^аЯ;«од,  міідь)  ^ісІегосЬаІсіІ ,  ^ІгаЫегі,^  АЫсШ,  сиіѵге  агвепіа- 
іё /егп/еге,  сост.  изъ  мышьяково-кислой  желѣзной  и  мед- 
ной окиси  сь  водою. 

На.х.  въ  Корнваллпсѣ,  по  весьма  рЬдко. 

Р.  157.  Фармакоси дЕРИтъ,  (оть  <.ра^^^акоѵ^  ядь, 
мьииьяк'ь  и  б1.дщо(;,  Ліелѣзо),  кубшескал  руда,  ТѴш/еІегг^у 
Зійегііу  /ег  агзспіаіс.  Крист.  сист.  правильналу  по  б.  ч. 
въ  видѣ  мелкихъ  кубическихъ  кристалловъ;  цв.  оливко- 
возеленый,  травянозеленый;  хрупокъ;  изломъ  раковис- 
тый или  неровный;  по  б.  ч.  окристаллованъ,  рѣдко  въ 
сплошн.  или  зернисг.  видѣ;  сост.  изъ  мышьяковокислой  же- 

лѣзной  окиси  и  закиси  съ  водою.  Ге^  Аз  -н  #е^^  Аз^  -ь-  18  М. 

Нах.  въ  жилахъ  Корнваллнса,  во  Фрапціи,  Саксонін. 
Р.  158,  Скородитъ,  (отъ  с}іо(^о^оѵ.,  чеснокъ,  лукъ,) 
Бііогосііі.  Крист.  сист,  1-й  1-оснал,  главн.  ф.  ромбиче- 
скій  октаэдръ  съ  конечными  ребрами  въ  115°  б'  и  ШУІ'  и 
съ  боковыми  ребрами  въ  11 1"^  оэ^;  изломъ  несов.  ракови- 
стый, не  ровный;  тверд,  между  плав,  и  изв.  шп-;   уд.  в. 

— ^,1;  цв.  селадоно-луково-черновато-зеленый,  печен- 
ково-б}рый;  блескъ  стеклянный;   прозраченъ;   предъ  и. 
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тр.  легко  плавится,  издавая  мышьяковый  запахъ;  сост. 
изъ  мышьяково-кислой  желѣзной  окиси-закнси  съ  водою. 

Ге=*  1'з-і-2  Ре  І8-І-  12  Й. 

Нах.  въ  кварцѣ,  буромъ  желѣзнякѣ,  въ  Саксоніи,  КорнваллисЬ 
и  Брлзііліи. 

Р.  159.  Атаками тъ  (собств.  имя),  ЗаЫкир/егег^  и 
8тага^(іосІгаІсіІ ,  сиіѵте  титіаіе ,  сост.  изъ  хлорокислой 
мѣдной  окиси  съ  водою.  Си  СІ-і-о  Си-і-4  Й. 

Пах.  ііъ  л^илахъ  съ  мѣдиыми  и  серебряными  рудамгі  въ  Чили 
и  Перу,  въ  Саксоніи  иногда  въ  лавахъ  Везувія  и  Этпы;  песчаный 
атакамитъ  приготовляется  жителями  Атакамской  степи  въ  Чили  ра- 
стираніемъ  кристаллической  руды  и  употребляется  въ  Перу  и  Чи- 
на, какъ  пиицй  песокъ. 

Р.  160.  Брошантитъ  (собств.  имя),  8оившІ/аІе  йе  сии 
те,  Крист.  сист.  1-й  І-осная^  главная  ф.  ромб,  призма 
въ  104"^  10^  съ  конечнымъ  пріостреніемъ  въ  15  Р  52^,  наса- 
/кденнымъ  на  остры  я  боковыя  ребра,  также  съ  приту- 
пленіемь  острыхъ  боковыхъ  ребръ  призмы^  вообще  кри- 
сталлы мелки,  боковыя  плоскости  призмы  вдолгз  струй- 
чаты;  тверд,  немного  болѣе  изв.  шп.^  уд.  в.  5,9  —  0,8; 
цв.  изумрудно-зеленый;  блескъ  стеклянный,  перламутро- 
вый; прозраченъ;  предъ  п.  тр.  сплавляется  въ  мѣдное 
метал.шч.  зерно;  сост.  изъ  сѣрнокислой  мѣдной  окиси 
съ  водою,  иногда  съ  примѣсью  окиси,  олова  и  свинца. 
Си  8^  -ь.  5  Й. 

Пах,  съ  свииц.  блескомъ  въ  Вепгріи  и  съ  малахитомъ  въ  Гу- 
мешевскомъ  рудникѣ  Полевск.  зав.  вмВстѣ  съ  краисою  мЪд- 
ною  рудою. 

Р,  161.  ДіоптАзъ  (отъ  ^іопгоіісіі^  пересматриваю, 
прозрачный)  Кир/егвтага§с1у  Лширитъ,  АзсЫгЫ  (собств. 
имя),  сиіѵге  сИорСазе.  Крист.  сист.  л-и  1-ос?//а/7,  главная 
ф.  тупой  ромбоэдръ  въ  126^  17^,  вторая  ромбоэдрическая 
призма  въ  соединеніи  съ  п^оскостями  слѣдующаго  болѣе 
остраго  ромбоэдра  въ  95''  >^і8^  (фиг.  91.  Р.  Р.);  кристаллы 
ме^ки,  просвіічиваюп^іе,  по  сему  ^-дюймовые  считаются 
рѣдкостью;  они  скопленны  друзою,  вросши;  также  сплопі- 
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Фиг.  92. 


Фиг.  91.  ный ,  зернисто-отдѣленный^  изломъ  раков., 
неровн.;  тверд.  ме;кду  апат.  и  плав,  шп.^ 
уд.  в.  Ъ^Ъ — '5,2-  цвѣть  изумрудно-зеленый, 
нѣсколько  синеватый^  блескъ  стеклянный^ 
прозраченъ;  предъ  п.  тр.  неплавкій;  сост. 
изъ  мѣдной  окиси  съ  кремнеземомъ  и  во- 
дою. Си^  8^  -1-  о  Й. 

Нах.   съ   извести,  шіі.   въ  Киргизской  степи, 
около  600  верстъ  отъ  Семипалатинска,  въ  горѣ  Ал- 
тынъ-туОЬ,  состоящей   изъ  мергеля. 

Р.  162.  Малахит  Ь  (отъ  ііаЫѵ.ос,,  мягкій),  Ігетіргіз- 
тпаіізсііег  НаЬіопеттаІасЫі,  саіѵге  сагЪопаіё  ѵегі.  Кргіст. 
смет,  ^-и  \-гленная,  основная  ф.  2-й  1-членная  призма 
въ  105°  42'  (фиг.  92  М.  М.)  съ  притупленіемъ  тупых ь  бо- 
ковыхъ  ребръ  и  съ  косвенной  конечной 
плоскостью,  насажденной  на  тупыя  боко?.ыя 
ребра,  и  съ  авгитовымъ  конечнымъ  заостре- 
ніемъ  въ  159°  17'^  кристаллы  почти  всегда  не 
явственны,  волосистые  или  игольчатые,  пуч- 
ковато-соединены- иногда  довольно  крупны, 
(какъ  н.  пр.  въ  Турьинск.  рудн.  Богословск. 
зав.  и  въ  Клеопинск.  рудн.  въ  Алтаѣ);  так- 
же двойники  не  рѣдки^  обыкн.  сплошный, 
вкрапленный,  налетѣлый,  гроздовидный,  поч- 
въ  ложныхъ  кристаллахъ  послѣ  красной 
мѣдной  руды  и  мѣдной  лазури^  спайность  сов.  параллель- 
на косвенно-насажденной  плоскости;  лучистый  и  ;килко- 
ватый,  немного  хрупкій;  изл.  неровный,  землистый;  тверд, 
между  плав,  и  известк  шп.;  уд.  в.  4,0 — 5,6;  цв.  изумруд- 
но-зеленый; луково-и  черновато-зеленый;  блескъ  стеклян- 
ный и  шелковый;  прозраченъ  до  просвѣчивающаго;  предъ 
п.  тр.  легко  сплавл.  въ  металл,  зерно;  сост.  н.зъ  угле- 
кислой мѣдной  окиси  съ  водою.  Си^  С  -ч-  Й. 

Нах.  въ  жилахъ  н  пластахъ  съ  мѣдиыми  и  железными  рудпми 
въ  древЕі.  и  новыхъ  горахъ,  въ  Аіпліи  въ  Корнваллисѣ,  во  Фран- 
ции, Тиролѣ,  Венгріи,  Швеціи,  ПольшЬ,  Фииллндіи  въ  Ильманцѣ, 
наилучшій  и  въ  самыхъ  большихъ  массахъ    въ   Гумешевск.  рудн. 


кооб  разный 
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Полевел,  зав.;  въ  Мѣдно-рудяііск.  рудн.  въ  Нижпе-Тагильск.  завод* 
найдена  большая  масса,  которая  еще  пах.  въ  самомъ  рудникѣ  и 
нынѣ  вѣсомъ  кажется  до  55^000  пудъ;  большая  глыба  изъ  Гуме- 
шевскаго  рудника  хранится  въ  МузеумЬ  Горн.  Имст.;  ока  имѣла 
около  106  пудосъ  вЬсу,  а  нынЬ  только  90  пудъ. 

Рѣдг^о  попадаются  обломкп  почковатаго  малахита  въ  россыплхъ 
около  Соймоновск.  рудника  п  въ  Кыштымск.  заводь^  также  въ  Турь- 
ииск.  рудпіпхахъ  и  въ  Альта Ь,  и.  п.  въ  Золоту шинскомъ,  Лазарев- 
скомъ,  Николаевскомъ,  Рпддеровскомъ  и  Змѣппогорскомъ,  въ  авгнто- 
выхъ  въ  группы  скоилепііыхь  прнзмахъ  съ  авгитов,  заостреніемъ. 

У^потр.  па  разныл  пздѣлія,  на  вазы,  канделабры,  табакерки,  па 
столовыя  доски,  въ  особенности  въ  эюмъ  отнопіеніи  от.иічаетсл 
красотою  п  твердостью  малахнтъ  Гумспіесскій  и  Нижпе-Тагпль- 
скііѴ,  онъ  прпнИхЛіаетъ  высокую  полировку,  его  разпиливаютъ  въ 
топкі>{  пластинки  ^  для  употр.  его  па  разныл  издѣлія  Фурніерами; 
употр.  такл;е  на  прнгот.  живописи,  краски,  а  рыхлый  па  выплавку 
мѣди. 

Р,  16 Г).  гихА льцитъ,  АипсЬаІсіІ.  Крист.  сист, 
не  ясна,  чешуйчатыми  почкообразно  скопленными  или 
шестоватыми  небольшими  массами,  или  угловатыми  зер- 
нами^ тверд,  почти  тальк.^  нІі;кенъ;  цв.  яремѣдянковозеле- 
иый,  зеленоватобѣлый;  блескъ  перламутров.,  просвѣчив.; 
сост.  изъ  мѣдной  и  цинковой  окиси  съ  углекислотою 
и  водою ^  -  иазыв.  отъ  аигітг^  золото  и  %бгЯ>іод,  мѣдь. 
Си  (  ^  Си)  • 

Пах.  въ  Семеновск.  п  Локтевск.  руди.  въ  Колывани  въ  ліелѣ- 
знстоп  глішіі  съ  стекловатою  мѣдною  рудою  п  съ  мѣдпою  зеленью. 

Р.  164.  МѣдИАЯ  ЗЕЛЕНЬ,  крелінистая  яітьдь,  крслі^ 
нистый  ліалахитъ,  горная  зелень,  Вег^^гйп,  Кир^егзііісаіу 
Кир/сгзшСег,  сиіѵге  Ігусігойіісеих:.  Крист.  сист.  неокристал- 
лизованнал,  гроздовидная,  сталактичсскаа,  почкооб|)азна.ч, 
сплошная,  вкрапленная,  налетѣлая;  изл.  раков.,  землист.; 
тверд,  изв.  шп.,  иногда  (землистая)  гипс,  даже  растираемая; 
уд.  в.  2,^  —  1^,0;  п,в.  зелен ьиі,  синій;  черта  зеленобѣлая; 
блескъ  восковой;  прозрачна,  не  п})илипаюида  къ  языку,  вч. 
водѣ  неразтворима,  а  въ  кислотахъ  разтворяется ,  оста- 
вляя к  рсмиеземъ,   но   не  образу етъ   студени;   предъ  п. 
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тр.  неплавка,  сост.  изъ  водянисто-мѣднаго  кремнезема. 
Си^  Зі^  -I-  б  Н. 

Нах.  въ  пластахъ  и  жилахъ  съ  мѣдиыми  рудами  въ  Саксопіи 
на  Гарцѣ,  въ  Богеміи,  Венгріи,  въ  Апгліи,  въ  Польшѣ  въ  Мѣдьзя- 
иагорі^,  въ  Россіи  въ  силюрійскомъ  извести  якѣ,  иа  Волховѣ  бл изъ 
Ладоліскаго  озера  въ  жилахъ*,  также  въ  Колывани  въ  Семеиовскомь 
рудпикѣ. 

•  Р.  165.  Мѣднля  ЛАЗУРЬ  Кир/егіатг,  Ашгіі,  сийте 
сагЪопаіё  Ыеи.  Крист,  сист.  ^-и  \-гленнаЛу  глав.  ф.  ^-и  1- 
членная  приз^іа  въ  99 съ  п онеч ной  плоскостью,  іюдъ 
91°  ^ЛІ'  косвенно  насажденною  на  тупы  я  боковыя  реб- 
ра и  съ  переднимъ  авгитовымъ  конеанымъ  пріостреніемъ 
106°  14^,  которыя  всѣ  встрѣчаются  въ  разныхъ  ме;кду 
собою  соединеніяхъ;  часто  кристаллы  скопленны  въ  груп- 
пы или  лучисты;  также  сплошная,  вкрапленная,  на- 
летѣлая,  почковидная,  гроздовидная ;  изл.  раковист.,  не- 
ровный, также  землистый;  тверд,  между  плав,  и  известк. 
іпп.;  хрупка;  уд.  в.  0,9  —  Т),7;  цв.  лазурево-шмальтово- 
берлино-и  черноватосинін;  блескъ  стеклянньпі,  склоня- 
ющійся  къ  алмазному;  просвѣчивающа  и  непрозрач- 
на; предь  п.  тр.  какъ  малахитъ;  сост.  изъ  углеродно- 
кислой  мѣдной  окиси  съ  малымъ  количествомъ  воды. 
2  Си  С      Си  Н. 

В.  1.  Листоватая^  въ  лсііыхъ  кристаллахъ,  по  также  сплош- 
ная и  вкрапленная,  лазурсвосннял ,  просвѣчивающая. 

В.  2.  Лугистал  въ  небольшихъ  кристалл.,  почковатал_,  сплош- 
ная, спайность  пучковато-и  звЬздообразно-лучнстал ,  лазоревосиняя, 
по  краямъ  просвѣчиваіощая. 

В.  3.  Землистая^  Вег^Ыаи,  Кир/егЫаа,  сплошная,  вкраплен- 
ная, налетѣлая;  изі.  землистый,  иногда  растираемая,  шмальтовоси- 
няя;  тускла,  непрозрачна. 

Нах.  въ  л^илахъ  и  пластахъ  гнейса,  слюд,  сланца  рази,  песча- 
пнковъ  и  известпяковъ  Фраиціи,  ІІспаиіи,  Апгліи,  Шотландіи^  Ти- 
роля, Герма нін,  Венгріи,  въ  ГІломанцѣ  въ  Фннляндіи,  ПольшЬ  въ 
Міідьзянагоріі  и  Мѣдьзянкѣ,  еъ  Россіи  въ  мѣдныхъ  рудникахъ 
около  Нижне-Тагильска  и  Богословска  мелкими  кристаллическими 
группами,  но  отличаюш,имися  красотою  крнсталловъ^  также  въ  уѴлтай- 
скихъ  рудникахъ,  въ  Золотушипскомъ,  Николаевскомъ,  Лазуревскомъ, 
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Локтевскомъ  п  Семеіювскомъ,  подобные  тѣмъ,  которые  встрѣчают- 
ся  въ  Шесси  при  Ліонѣ  во  Франціи;  также  въ  вершинах.ъ  рѣки 
Заревшаііа  въ  Бухаріи  въ  горахъ  тальковаго  сланца,  въ  горахъ 
Нурата. 

У^пот^,  растертая  въ  мелкій  порошокъ  діа  живописную  краску 
подъ  назв.  горной  сипи  ( Ъег§Ыаа  или  ІМіпегаІЫаи )у  также  на  вы- 
плавку мѣди. 

Семейство  16.  Игольчатые  солевидные  металлы. 

Крист.  сист.  1  и  І-осная  или  2  и  1  членная,  но 
всегда  крист.  мелкіе,  игольчатые,  волосистые,  въ  видѣ 
тонкаго  налета;  спайн.  сов.  листоватая;  тверд,  изв.  шп. 
и  тальк.;  вязки;  уд.  в.  2,6  —  '5;  цв.  синій,  красный, 
бѣлый,  желтозеленый;  блескъ  стеклянный;  сост.  и,зъ  фос- 
Форнокислаго  желѣза,  мышьяково-кислой  желѣзной,  ко- 
бальтовой и  никелевой  окиси  и  мышьяковокислой  извести. 

Р.  166,  ЛІЕЛѢЗНАЯ  синь,  ЕізелЫаи,  ВіаиеІ8спег:^зрггЗ' 
таіізсііег  Есзеп^Иттег,  /ег  рігозрігаіе,  Крист.  сист.  І-и  1- 
пленная  у  главная  ф.  клиноромбич.  призма  въ  111°  б'  съ 
притупленіемъ  боков,  ребръ,  иногда  съ  переднимъ  авгитов» 
конеч.  пріостреніемъ  119°  4^,  но  кристаллы  всегда  иголь- 
чатые, вертикально -струйчаты;  также  сплошная,  вкрап- 
ленная, налетѣлая  или  землистая;  тверд,  гипс;  растирае- 
ма; вязка,  въ  тонкихъ  листочкахъ  немного  гибка;  уд.  в. 
2,7  —  2,6;  цв.  шмальтовосиній,  индиговосишй,  черновато- 
зеленый;  сильноблестяща  или  тускла;  блескъ  стеклянный, 
перламутровый;  непрозрачна  или  просвѣчиваюп^а;  предъ 
п.  тр.  сплавляется  въ  стальпосѣрое  металлич.  зерно.;  сост. 
изъ  Фосфорнокислой  желѣзной  закиси  съ  большимъ  ко- 

личествомъ  воды.  Ге^  Р  н-  б  Й. 

В.  1.  Листовата  л  аіс.  с.  у  Ѵіѵмтіі ,  Віаиеізеляраііі,  лгувіаШзіг- 
іе  і5/а^іб'лѴе7г^/ч:7/?^  въ  кристаллахъ так;ке  сплошная,  вкрапленная-,  іізл. 
листоватый-,  цв.  инднговосипій,  черповатосініій;  силыюблестящая.  Пах, 
въ  металлоноспыхъ  жнлахъ  Баварін,  Англіи  въ  Корнваллисѣ,  Поль- 
пш,  Россін  въ  іурфовыхъ  пластахъ  близъ  Чаркова,  по  берегам  ь 
Черпаго  моря,  на  полуостровЬ  Тамапіі,  въ  окрестностлхъ  г.  Керчи, 
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внутри  разпыхъ  раковинъ  изъ  семейства  СагЛасеа,  въ  которыхъ 
ж.  с.  еще  иыііѣ  образуется. 

В.  2.  щЖу'шстожилковатал  лс.  с,  силошішя,  вкрапленная ;  спай  и. 
пучковато  и  зпѣздолучистая,  жилковатая;  мало  блестящая.  Нах, 
въ  сіэнитѣ  Норвегіи,  съ  аміантомъ  въ  Гренландіи. 

В.  5.  Зелілпспіал  ж.  с,  егЛі^ев  Кі$епЫащ  Ѣіаиеі$епегйеу  паійг- 
ІісТіез  ВегИпегЫану  сплошная^  вкрапленная,  налстѣлая;  растираемая; 
цв.  шмальтовосиній  *,  тускла.  Нах.  въ  турФѣ^  гниломъ  деревѣ  и  гли- 
нѣ,  на  болотной  желѣзной  рудѣ,  вездѣ  какъ  нынЬ  еще  образуемая 
новая  масса;  весьма  распространена  въ  Силезін,  Тюрингннѣ,  Край- 
нѣ,  Франціи,  Скандинавін,  особенно  при  Вендлленѣ  въ  Ге])гедаленѣ 
въ  Швеціи,  гдѣ  въ  болотЪ  тотчасъ  подъ  поверхностію  нашли  весь- 
ма большой  пластъ,  такъ  что  крестьяне  удобно  употребляли  ее  на 
окрашеніе  комнатъ;  въ  Россіи  турФъ  нѣкоторыхъ  мЬстъ  около  С. 
Петербурга,  н.  п.  въ  Рябовѣ,  проникнутъ  совершенно  желѣзною; 
синыо  въ  Рязанской  губ.  по  рѣкѣ  МокшЬ  блнзъ  г.  Сапожка,  въ 
болотахъ  разныхъ  Уральскихъ  страпъ,  при  Іірбнтѣ  по  рѣкѣ  Юру- 
мЬ,  впадающей  въ  Иссеть,  при  Илинѣ  и  въ  И)жутской  губ.  близь 
Баргузина. 

СимплЕЗитъ,  (отъ  бУ^тХг^бш^о)  вмѣстѣ  приближа- 
юсь), подобное  новое  произведеніе  желѣзныхъ  {іудниковъ 
въ  «УІобенштейнѣ. 

Р.  167.  Л АВЕндулАнъ,  (отъ  лавандове^го  цсѣта),  СОСТ. 
изъ  мышьяковокислой  кобальтовой  окиси  съ  мышьлково- 
кислой  никелевой  и  мѣдной  окисями  и  водою. 

Наос,  въ  жилахъ  съ  шпейсовымъ  кобальтомъ  въ  Саксопіи. 
Р.  168.  Кобальтовые  цвѢты,  КоЪаІіЫйіІге у  гоіііег 
ЕгйкоЪаІі ,  соЬаІСе  агзепіаіё.  Крист.  сист.  ^^^лен.у  ко- 
соромбнч.  призма  въ  ІоО'*  10^,  съ  притупленіемъ  боков, 
ребръ  и  съ  косвенно-наса;к денной  на  тупыя  боков,  реб- 
ра конечн.  плоскостью  въ  124°  51^;  кристаллы  игольча- 
тые, волосистые,  пучковато  или  звѣздообразно-соединены, 
почковаты,  налетѣлы,  сплошны  (кобальтовый  обметъ), 
вкраплены,  или  лучисты,  жилковаты;  изл.  землистый; 
тверд,  мелчду  изв.  шп.  и  гипс;  вязки;  уд.  в.  2,9  —  5,0; 
цв.  карминнокрасный,  красноватобѣлый;  блестящи,  туск- 
лы; блескъ  стеклянный,  на  спайн.  плоскостяхъ  перла- 
мутровый; предъ   п.  тр.  легко  сплавляются,  испуская 
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мышьяковый  запахъ;  сост.  изъ  мышьяковой  кобальтовой 
окиси  и  довольно  большаго  количества  воды.  Со^  Аз-ьб  Й. 

Нах.  въ  жилахъ  во  Франціи,  Саксоііііі,  Богемін,  Скандииавіи, 
Англ  і  II. 

Р.  169.  Фармаколитъ  {отъ  (рсіі^^а'>іоѵ,  лдъ  аіышъ^ 
лкь),  АгзеліШшке,  сНаих  агзепіаСё,  Крист.  сист. 
І-гяен,:,  главн.  ф.  косоромбич.  призма  въ  117°  ^4'  съ 
сильнымъ  притѵпленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ  и  съ 
косвеннонаса;кденными  конечн.  плоскостями^  кристаллы 
плоскія  призмы,  или  игольчатые,  волосистые,  рѣдко  яс- 
ные, по  б.  ч.  пучковато -звѣздчатоокругленно- соединен- 
ные^ иалетѣлый^  изл.  землистый^  тверд,  гипс;  вязокъ; 
уд.  в.  2,7  —  2,6;  цв.  водянисто-свѣтлый ,  желтокраснова- 
то-сѣро!)атобѣлый;  блескъ  шелковый,  стеклянный;  предъ 
п.  тр.  сплавляется  въ  бѣлую  эмаль,  испуская  мышьяковый 
запахъ;   сост.   изъ  мышьяковой  кислоты  съ  известью  и 

водою.  Са^  Аз  и-  б  Н. 

Нах.  въ  жилахъ  гранита,  гнейса,  глин,  сланца  Гермапіи,  Боге- 
мш,  отч.  новое  проилведеніе. 

Р.  170.  Никелевые  цвѣты,  ШсТіеШаіЪе.,  Шс1іеІос1гет\ 
^гйпег  Ет^коВаи,  Шсііеі  агзепіаіе.  Кристаллы  неявствен- 
ны, волосисты;  по  б,  ч.  сплошны,  налетѣлы,  вкрапленны; 
изл.  землистый;  мягки  или  растираемы;  цв.  зе.іеный, 
тусклый;  предъ  п.  тр.  плавки,  издавая  мышьяковьпі  за- 
пахъ;   сост.    изъ   мышьяково- кислой    никелевой  окиси. 

N1^  І8-НІ8  Й. 

Нах.  вмѣстѣ  съ  инкелевы.мъ  колчеданомь  въ  Саксонін,  на  Гар- 
цѣ,  во  Франціи,  Шогландіи. 

Ь)  Тяжелые  солевиднше  лістал./іы  или  ліеталлигсскіе 

шпаты. 

Тверд,  отъ  апатит,  до  тальков.;  блескъ  стеклянньпі, 
жирный,  алмазный;  уд.  в.  8,1  —  4,0;  сост.  окисленныя 
мета.іличсскія  окиси  безъ  воды  или  пЬкото[)ыс  съ  весь- 
ма небольш.  количеств,  воды,  кромв  того  волчсцовокис- 
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лая  известь,  кремнеземнокислая,   цинковая  и  сурьмяная 
окиси;  рѣдко  свинцовый  алумииатъ. 

*  Семейство  17.   Церіевые  шпаты. 

Кристаллшескіе  или  гіскристаллшескіе ;  тверд,  отъ 
апат.  до  плав,  шп.;  уд.  в.  4,7  —  4,1;  цв.  бѣлый,  бурый, 
желтый,  красный;  блескъ  и  прозрачность  небольшія;  сост. 
изъ  плавиковокислой  и  углероднокис^ой  окиси  цсрія  съ 
игтріемъ  и  кремнеземомъ;  безводные,  исключая  углерод- 
нокислый  церій;  всѣ  рѣдки  и  малоизвѣстны. 

Р.  171.  ГидроцЕРитъ  (отъ  содерліанія  воды  ѵдо)^ 
и  церіл,  сегіитп)  есть  церистая  закись  сь  небольш.  ко- 
личеств, угольной  кислоты  и  воды.  Се  ^  С  -I-  2  Н. 

Пах.  съ  цернтомъ  и  алланитомъ  въ  Риддаргиттанѣ  Швеціи. 

Р,  172.  ПлАвиково кислый  цЕРИтъ  состав,  плави- 
ково кислый  церій.  Йе^  І"^. 

Нах.  въ  альбитѣ  прн  Фипбо  близъ  Фалуна  вмѣстѣ  съ  плавико- 
вымь  иттроцеритомъ. 

Семейство  18.  Цинковые  шпаты. 

Кристаллигескіе;  кристаллы  изъ  1-й  1-осн.  или  э-и  1- 
осн.  системы;  спайн.  соверш.  листоватая;  тверд,  отъ  апат. 
до  плавик  шп.;  хрупки;  уд.  в.  4,4 — 0,4;  блескъ  стеклян- 
ный; сост.  изъ  углекислой  и  крезінеземнокислой  окиси 
цинка. 

Р.  173.  Кремнеземнокис лый  цинковый  шпатъ 
или  ГальмеЙ,  СаЬпеі  отч.,  Шпк^іазу  КіезеІ§аІтеі,  7.іпс 
охусіё  зШсі/ёге.  Крист.  сист.  І-и  і-осн.,  основн.  Ф.  ромбич. 
призма  въ  103  53'  съ  сильнымъ  притуп.іеніемъ  тупыхъ 
боков,  ребръ  и  съ  конечн.  пріостреніемъ  во  1':28°26',  на- 
сажденнымъ  на  эти  боков,  ребра;  иногда  съ  притупле- 
ніемъ  острыхъ  боков,  ребръ;  рѣдко  плоскости  ромбич. 
октаэдра  и  прямо-насажденная  конечн.  плоскость;  кри- 
сталлы иногда  различнымъ  образомъ  окристаллизованы 
на  обоихъ  концахъ,  диморФИческіе;  широкія  плоскости 
вертикально  струйчаты;  конечныя  пріостряющіл  плоско- 
сти часто  выпуклы;  по  б.  ч.  неявственны,  въ  группхаъ 
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пучковато-или  вейерообразно-соедииеиы;  спайн.  соверш. 
параллельна  боков,  плоскостямъ  основной  Формы;  изл. 
неровный,  землистый;  тверд.  мел;ду  апатит,  и  длав.  шп.; 
уд.  в.  0,0 — "5,4;  цв.  безцвѣтный,  желто-зелено-бѣлый,  бу- 
рый; блескъ  стеклянный,  склоняющійся  къ  алмазно- 
му; отъ  тренія  ФОСФоризуетъ ;  предъ  п.  тр.  неплавкій; 
сост.  изъ  цинковой  окиси  съ  кремнеземомъ  и  водою. 
2  Іп^  8і5  -I-  ^  Й. 

В.  1.  гЛистоватыйу  снльно-блестящій,  прозрачный. 

В.  2.  Лу%истыйу  сплошной,  почкообразный,  пучковатый,  лучи- 
стый, жилковатый,  прозрачный   или  мало-прозрачный. 

В.  5.  Зежлистъгйу  іііпТгосІш' у  ОаІтеіегЛеу  сплошной,  землистый, 
отчасти  растираемый,  непрозрачный. 

Нах.  какъ  сопутникъ  цинков.  шп.,  въ  древн.  сланцеват.  горн, 
породахъ,  въ  силюрійск.  и  раковист,  известплкахъ  Бельгіи,  Герма- 
ніи,  Англіи,  Шотландіи,  Венгріи,  Польши  (близъ  Олкуша)  и  Рос- 
сіи;  кристаллическій  въ  видѣ  тонкихъ  прнзмъ  скопленныхъ  въ 
группы  въ  Аличкинскомъ  рудннкѣ,  въ  Чагирскомъ  и  Клеопинскомъ 
рудникахъ  въ  Алтаѣ,  и  въ  Тайнинскомъ,  Трехъ-святительскомъ  и 
Кадаинскомъ  рудникахъ  въ  Нерчинскѣ,  также  въ  Доиецкомъ  гор- 
номъ  кряжѣ. 

Р.  174.  Углекислый  цинковый  шпатъ,  іііпк' 
зраііі^  Оаітеі  отч.,  ^іпс  сагЬопаіё.  Крист.  сист.  Ъ^и  1- 
осн.у  основ.  Ф.  тупой  ромбоэдръ  въ  107^40^ (фиг.  95),  съ  при- 
тупленіемъ  конечн.  ребръ  и  съ  плоскостями  слѣдующаго 
болѣе  тупаго  ромбоэдра  въ  1^6^56',  также  съ  плоско- 
стями втораго  болѣе  остраго 
ромбоэдра  въ  64''  (фиг.  94), 
иногда  съ  плоскостями  второй 
ромбоэдрической  призмы;  пло- 
скости ромбоэдрическія  часто 
выпуклы ,  но  кристаллы  во- 
обще малы,  весьма  малы;  часто 
сплошной,  вкрапленный,  въ  СФероидическихъ 
массахъ;  спайн.  доволыіо  соверш.  параллелыіа 
плоскостямъ  этого  ромбоэдра;  также  лучистый 
и  ліилковатый;  изл.  неровный,  землистый;  тверд, 
между  апатит,  и  плав.шп.;  хру  по  къ;  уд.  в.  4, 4 — 4,  о;  цв.  бѣлый 


Фиг.  94. 


Фиг.  93. 
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или  сѣрый,  иногда  зеленый^  блестящъ  или  тусклъ;  «блескъ 
стеклянный^  прозраченъ  или  непрозраченъ^  предъ  п.  тр. 
неплавкій;  сост.  изъ  углероднокислой  цинковой  окиси, 
часто  съ  примѣсью  желѣза,  марганца  и  другихъ  земли- 
стыхъ  частей.  Хп  С. 

В.  1.  листоватый^  кристаллическій,  бѣлый,  сѣрын,  блестящій. 
В.  2.  лугисто-агсилповатый ^   почковатын,   лучистый,  Лчплковатый. 
В.  5.  сплошиойу  ячеистый,  т|)убчатый,  разьѣдепиый,  тусклый. 
В.  ^  .  зелілистый^  налетѣлый,  почковидный,  землистый,  тусклый,  ча- 
сто желѣзистый. 

Пах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  разныхъ  горныхъ  породъ,  въ  гор- 
помъ  известнякѣ  довольно  обьшновеиио  съ  свинцовыми  и  железны- 
ми рудами  въ  Бельгіи,  Германіи,  иа  Гарцѣ,  въ  Крайнѣ,  въ  Снле- 
зіи,  въ  Польиіѣ  (въ  Медзяной  горѣ^  въ  Домбровѣ,  Ксльчѣ),  во  Фраи- 
ціи,  Англіи  и  Сибири  въ  Нерчинскѣ,  въ  Кличкннскомъ  рудникѣ  въ 
видЬ  ромбоидал^ныхъ  кристалловъ,  скопленныхъ  въ  группы*,  въ  нео- 
кристаллованпомъ  видѣ  прежде  въ  Газамурскомъ  рудиикѣ  въ  Нер- 
чинскѣ  и  въ  Чагырскомъ  въ  Колывани. 

У^потр.  на  приготовленіе  цинка,  для  выдЬлки  плитокъ  па  кры- 
ши домовъ,  на  обиваиіе  кораблей,  на  постройку  Вольтова  столба, 
на  луженіе  лѵслѣза,  на  гравировапіе  рисунковъ,  вообще  на  разныя 
вещи,  для  которыхъ  преяіде  употребляли  только  свинецъ,  олово  и 
мѣдь*,  наиважнѣйшее  употребленіе  его  состоитъ  въ  приготовленін 
желтой  мѣди^  томбака  и  другихъ  смѣсей  съ  мѣдью. 

Семейство  19.  Марганцовые  и  желѣзные  шпаты. 

Крист,  сист.  Ъ^и  1-ос«.  и  1-гг  1-ос«.,  спайн.  соверш. 
листоватая,  параллельна  плоскостямъ  основн.  ф.;  тверд, 
плав,  шп.;  уд.  в.  *5,9— 5,5^  блескъ  стеклянный  и  ліирный; 
сост.  изъ  углеродно-кислой  желѣзной  и  марганцовой  за- 
кисей. 

Р,  175.  Марганцовый  шпатъ,  гоіЪег  Вгаитіеіп, 
тап^отзсНег  ипд>  го5І§ег  СагЬолзраіК  ^  тап^апезе  оху^е 
сагЪопаіё.  Крист.  сист.  Ъ-и  1-осн.^  въ  106*^51^  также 
слѣдующій  болѣе  тупой,  плоскости  второй  ромбоэдрич. 
призмы  и  прямонасажденная  конечная  плоскость;  плоско- 
сти ромбоэдрическія  часто  седловато-наклонены;  кристал- 
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мл  весьма  мелки  и  рѣдки;  по  б.  ч.  сплошной,  вкраплен- 
ный, въ  шарообразныхъ  Формахъ;  изл.  неровный;  тверд, 
плав.  шп.  или  немного  болѣе;  хрупокъ;  уд.  в.  "5,6  —  "5,5; 
цв.  свѣтло-розовый,  красновато-бѣлый;  блескъ  стеклян- 
ный; непрозрачснъ;  предъ  п.  тр.  неплавкій;  сост.  изъ 
углеродно-кислой  марганцовой  закиси  съ  небольш.  колич. 
извести  и  желѣзной  закиси.  Мп  С, 

В.  1.  кЛиспюбшпый^  въ  кристалла  хъ.  В.  2.  Жилковатый ,  шаро- 
образный, почкообразный_,  мало-блестящій.  В.  5.  Сплошной^  Лко' 
йосіігозіі^  также  вкрапленный,  тусклый. 

Нах.  въ  металлоносныхъ  л^илахъ  Саксонііг,  на  Гарцѣ,  въ  Бо- 
геміи. 

Р.  176.  Л\.ЕЛѢзный  шпАтъ,  8раі1іеі8сш1сіпу  коЫеП'- 
шигез  Еізеп, /ег  сагЪопаіёу  зЫёгозе.  Крист.  сист.  Ъ^и  1- 
ося.,  основн.  Ф.  ромбоэдръ  въ  107°  съ  шести-стороннею 
призмою  чрезь  слабое  притупленіе  боков,  ребръ,  ино- 
гда съ  прямонасажденной  конечной  плоскостью  и  съ 
разными  болѣе  острыми  и  болѣе  тупыми  ромбоэдрами; 
кристаллы  по  б.  ч.  чечевицеобразные,  сФерическіе,  въ 
разныхъ  группахъ;  также  сплошной,  вкрапленный;  спайн. 
соверш.  параллельна  плоскостямъ  главн.  ромбоэдра;  по 
б.  ч.  округлоизогнутый,  изогнуто-листоватый;  изл.  неров- 
ный, раковистый;  тверд,  плав,  шп.;  хрупокъ;  уд.  в.  о,9 — 
о,^;  цв.  разные  оттѣнки  бѣлыхъ,  желтыхъ,  красныхъ; 
въ  воздухѣ  чернѣюіцій;  блескъ  стеклянный,  склоняющій- 
ся  къ  перламутровому;  просвѣчивающъ;  черта  бѣлая; 
предъ  п.  тр.  чернѣющій  и  дѣлающійся  магнетическимъ; 
сост.  изъ  углероднокислой  желѣзной  закиси,  по  б.  ч.  съ 
небольш.  количест.  марганцевой  окиси,  извести  и  горь- 
козема.  Ге  С. 

В.  1.  Листоватый,  окристаллнзоваиный,  или  сплошной,  совер- 
шениолистоватый.  В.  3.  Лугистожилковатый^  Бркаегозісіегіі,  шаро- 
образный, эксцентрически-лучистый  и  жилковатый.  В.  5.  Оплошной, 
плотный,  СФѳроидическій,  неровный.  —  Глинистый  сферосидсритъ^ 
есть  сплошной  желѣзный  шпатъ,  смѣшаниый  съ  больш.  количеств, 
глины. 

Нах.  весьма  распространенъ  въ  ;килахъ  и  пластахъ  въ  гпейсѣ, 
слюд,  и  глин,  сланцахъ,  въ  сплошпомъ  известпякѣ,  на  Гарц*,  въ 
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Саксоніи,  Силезіи,  Крайнѣ-,  во  Фраіщіп,  Швейцаріи,  Испапіи,  въ 
Аіігліп,  гдѣ  оиъ  составляетъ  самую  обыкновенную  и  почти  един- 
ственную желѣзпую  руду,  и  Бъ  Белгіи,  въ  ГІольшѣ  въ  Домбров- 
скомь  /келѣзномъ  рудпикѣ  блпзъ  Кельчн,  также  въ  горномъ  известнлкѣ 
Донецкаго  горнаго  кря;ка,  въ  Екатернносл.  Губ.,  въ  Сибири  въ 
Турьинскихъ  рудпикахъ. 

У^потр.  па  выплавку  ;келѣза. 

Въ  одпомъ  рудникѣ  въ  Бретани  во  Франціи  найденъ  минералъ, 
по  химическому  слояівнію  совершенно  подобный  ромбоэдрическо- 
му желѣзному  шпату,  но  въ  мелкихъ  октаэдрическихъ  крпсталлахъ 
изъ  1-й  1-осн.  системы-,  ^юфрепоа  назвалъ  его  Юлкеріиполіг.^  Іип- 
Ііегіі  (собств.  имя)-,  родъ  этотъ  доказываетъ,  что  углеродно-кислая 
закись  желѣза,  какъ  и  углекислая  известь,  встречается  въ  крпстал- 
лахъ, припадлежащихъ  къ  двумъ  различнымъ  системамъ,  какъ  из- 
вестковый піпатъ  и  арагонитъ. 

Семейство  20.  Хлористые  шпаты. 


Крист,  сист.  2-й  І-оснал;  тверд,  отъ  тальк,  до  изв. 
шп.;  вязки,  да;ке  ковкп;  весьма  мало  хрупки;  уд.  в.  6,5 
— 5,5;  блескъ  алмазный,  лшрный;  легкоплавки;  сост.  изъ 
хлорокислой,  свинцовой,  серебряной  и  ртутной  окиси. 

Р,  177.  Хлористый  свинцовый  шпатъ,  НотЫеіу 
8аІ2заиге8  ВЫ,  рІотпЬ  тигіо-сагЪопаіё^  сост.  изъ  хлористой 
свинцовой  окиси  съ  небольш.  количеств,  углекислой  оки- 
си, рьа-і-рьс. 

Лах.  съ  цинковой  обманкою  въ  Апгліи  и  въ  Сѣв.  Америкѣ. 
Р.  178.  Хлористый  ртутный  шпатъ,  ОиесІгзіІЪег- 
Когпсг2,і  СЫогсрііесІізіІЬег у  паійтіісііез  Саіотеі,  шегсиге  пгигіа- 
іе^  сост.  изъ  ртути  съ  хлоромъ. 

Нах.  съ  киноварью  въ  Идріи,  АлмадергЬ,  ЦвейбрюкенВ  и  т.  д., 
но  вездѣ  рѣдко. 

Р.  179.  Хлористый  серебряный  шпатъ,  Нот- 
ег2^  ШЪетЪогпеп^у  заЫзаш^ез  8іІЬе7\  аг^спЬ  тигіаіе.  Крист. 
сист.  Ч-и  ^-ос?^.,  глав.  ф.  эксаздръ  съ  плоскостями  ок- 
таэдра и  гранатоэдра;  кристаллы  весьма  мелки;  также 
сплошной,  вкрапленный,  налетѣлый;  изл.  раковистый; 
тверд,  тальк.;  ковокъ,  гибокъ;  блескъ  алмазный,  лшрный; 

13 
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просвѣчивающъ ;  предъ  п.  тр.  легко  сплавляется  въ  ме- 
таллическое зерно  и  сост.  изъ  серебра  съ  хлоромъ.  ^І. 

Нах.  съ  серебряными  рудами  въ  Саксоніи,  въ  Богеміи,  Нор- 
вегіи,  Ангдіи,  въ  Колывани  въ  Крюковскомъ  и  Змѣйногорскомъ 
рудтіикѣ',  также  въ  Перу  и  Мексикѣ. 

Весьма  подобное  веіцество  ІоЪистое  серебро^  ЗоЛзіІЬег^  въ  видЬ 
топкпхъ  листочковъ  имѣющнхъ  бѣлыіі  цпѣтъ;  металлическій  или  во- 
сковой блескъ;  предъ  п.  тр.  плавитсл  и  получаетъ  красноватый 
цвѣтъ,  при  чемъ  пламя  окрашивается  ФІолетовымъ  цвѣтомъ.  Нах. 
въ  Альбаррадонѣ  въ  Мексикѣ. 

Бролшстое  серебро^  другое  вещество,  образуетъ  мелкіл  зерна 
или  кубическіе  и  октаэдрическіе  кристаллы  оливково-зелепаго  цвѣ- 
та,  и  нах.  вмѣстіэ  съ  хлористымъ  серебромъ  въ  пустотахъ  кварца 
съ  желѣзноіо  окисью  близъ  Цакатекаса  въ  Мексикѣ,  но  такл^е  въ 
ГюельготЁ  въ  Бретаньи. 

Семейство  21.  Свинцовые  шпаты. 

Крист,  сист.  разная;  тверд,  между  плав.  шп.  и  гипс, 
хрупки,  рѣдко  вязки;  уд.  в.  8,1  —  5,0;  блескъ  алмазный^ 
жирный;  сост.  изъ  окисленныхъ   (только  не  хлористыхъ) 
свинцовыхъ  окисей  и  волчецовокислой  извести. 

Р.    180.     ШеЛІЕВОКИСЛЫЙ    свинцовый  ШПАТЪ 

ЗскееІЫеізраіЬі  ЗсІігсегзІеіПу  Тип^зіеіщ  ТУоТ^'гатзаигег  Каіку 
ЗсЬееІіп  саісаіге,  Крист,  сист.  '^-и  \-осн.,  главн.  ф.  острый 
квадратный  октаэдръ  съ  конечныдш  ребрами  въ  99°  45' 
и  съ  боковыми  въ  151  50';  кристаллы  всегда  остроок- 
таэдрическіе,  никогда  таблицевидные;  изл.  раковистый; 
тверд,  изв.  ШП.;  уд.  в.  8,1  —  8,0;  цв.  желтый,  бурый^ 
блескъ  жирный;  предъ  п.  тр.,  легкоплавкій,  сост.  изъ 
волчецовокислой  свинцовой  окиси.  РЬ  АѴ. 

Нах.  въ  гранитѣ  въ  жилахъ  съ  волчецомъ  въ  Рудной  горѣ  при 
Цинвальдѣ. 

Р.  181.  Хромовый  свинцовый  шпатъ,  СКготЪки 
зр^аіНу  ЛоіШсізраіІь,  скготзаигез  Віеі^  РіотЬ  сНготсасу  Сто- 
соізе.  Крист.  сист.  ^-и  І-глен.^  глав.  ф.  косоромбич.  приз- 
ма въ  95°  44'  (фиг.  95  §.)  съ  конечною  плоскостью  въ 
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Фиг.  95.  99  о  ^  косонасажденной  на  болѣетупыя  (1.  с.  с1.)  бо- 
ковыя  ребра;  кристаллы  вообще  призматическіе, 
основная  призма  преобладаетъ  съ  плоскостями  пе- 
редняго  авгитоваго  конечнаго  пріостренія  подъ 
118°  58^5  принадлежащими  косоромбич.  эмиок- 
таэдру  (фиг.  95  о.),  сверхъ  того  въ  соединеніи 
съ  весьма  косо-насажденной  заднею  конечною 
плоскостііЬ  наклонен^юю  подъ  15^  Ч'  къ  главной 
оси,  съ  плоскостями  задняго  авгитоваго  конечнаго  пріо- 
стренія,  насаліденнаго  на  острыя  боковыя  ребра  подъ 
1^9''  45';  кромѣ  того  острыя,  равно  какъ  и  тупыя  бо- 
ковыя ребра  пріострены  плоскостями  второй  призмы, 
иногда  также  притуплены;  но  во  всякомъ  случаѣ  боко- 
выя плоскости  вертикально-струйчаты ;  спайность  доволь- 
но параллельна  боковымъ  плоскостямь  основной  приз- 
мы; изл.  раковистый;  тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд. 
в.  6,0;  цв.  багряный,  черта  оранлгсвая;  блескъ  алмазный; 
полупрозраченъ ;  предъ  п.  тр.  легко  сплавляется  въ  ме- 
таллическое зерно,  такліе  съ  бурою;  если  съ  малымъ  ко- 
личествомъ,  то  стекло  получаетъ  изумрудно-зеленый  цвѣтъ, 
а  съ  большимъ  темно-зеленый,  почти  черный;  сост.  изъ 
хромовокислой  свинцовой  окиси.  РЬ  СЬ. 

Мах.  въ  жилахъ  въ  гранитѣ,  въ  гнейсѣ,  тальк овомъ  сланцѣ 
Бразиліи,  Банііата_,  а  особенно  превосходными  кристаллами  въ  Бе- 
резовскомъ  рудникѣ  вмѣстѣ  съ  окристаллизованиымъ  кварцомъ  въ 
кварцовыхъ  жилахъ,  также  въ  г])апитЬ  Точильной  горы  при  Мур- 
зинскѣ  и  в'ь  маломъ  колпчествВ  въ  Бертевой  горѣ  при  Нилхне-Та- 
гидьскѣ  и  близъ  дер.  Мостовой  въ  Екатеринб)  ргск.  округѣ. 

У^потр.  Хромовая  окись,  полученная  изъ  красной  свинцовой 
руды,  составляетъ  превосходную  зеленую  краску,  употребляемую 
на  ФарФоровыхъ  заводахъ;  -окись  служитъ  так;дхе  для  окрашиванія 
стекла  н  финифти  въ  изумрудный  цвѣтъ. 

Р.  18^.  Молибденовый  свинцовый 
ш  п  А  т  ъ ,  ШоІ)ЪсІапЫеІ8раіЬ,  ОеІЪЫеіег^ ,  ВІеі^еІЬ^ 
ругатЫаІег  ШеіЪтуІ^  рІотЪ  тоІуЪ(ІаІе.  Щшст. 
сист.  ^-и  І^осн..^  основн.  ф.  острый  ква- 
дратный октаэдръ  (фиг.  96.  о.  о)  съ  коне- 
чными ребрами  ъъ9д°  ^О^  и  съ  боковыми  въ 
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151°  05^,  так;ке  съ  п.госкостями  втораго  октаэдра,  съ  бо- 
ковыми ребрами  въ  92°  45'^  подчинены  ;ке  плоскости  слѣ- 
дующаго  бо.іѣе  тупаго  октаэдра  съ  боковыми  ребрами  въ 
76°  22^5  не  рѣдко  основный  октаэдръ  въ  соединеніи  съ 
первою  квадратною  приізіою,  (фиг,  96.  и  съ  го- 

ризонтальною конечною  плоскостью  (фиг.  96.  с.)  или 
квадратной  призмы  съ  болѣе  т}пымь  октаэдромъ  и 
горизонтальною  конечною  плоскостью^  кристааллы  во- 
обще коротко  призматически  или  таблицевидны,  так- 
же пирамидальны  ^  поверхность  октаэдрическихъ  и  го- 
ризонтальной конечной  плоскостей  гладка,  а  призмати- 
ческихъ  плоскостей  часто  вогнута  и  иногда  горизон- 
тально струйчатьі^  изл.  раковистый,  неровный;  тверд, 
изв.  шп.;  малохрупокъ;  уд.  в.  6,8  —  6,6;  цв.  разные  от- 
тѣнки  желтаго,  восково-желтый,  также  медово-оран;ке- 
во-лимоно-;келтый,  иногда  сѣровато-бѣлый,  блескъ  жир- 
ный, склоняющейся  к ь  алмазному;  просвѣчивающъ;  предъ 
п.  тр.  легко-плавкій;  сост.  изъ  молибденово-кнслой  свин- 
цовой окиси.  РЬ  Мо. 

Нах.  въ  металлоиосііыхъ  ;килахъ  близъ  Блейберга  и  Виіідиш- 
каппеля  въ  Каринтін  и  при  Сеннабергѣ  въ  Австріи,  также  въ  Веіі- 
гріи  и  Сѣв.  Амеріікѣ. 

Р.  485.  Феникохроитъ  (отъ  сроіѵіквд^  темно-крас- 
ный и  x^оа^  цвѣтъ),  названіе  по  Тлокеру  вѣрнѣе,  озна- 
чающее свойства  минерала,  чѣмъ  Меланохроитъ  (^^гаХад^ 
черное,  х^оа^  цвѣтъ,)  дающее  невѣрное  объ  немъ  понл- 
тіё),  МеІапосІиюіС,  Крист,  сист.  І-и  1-ос«.,  ром.бич.  приз- 
мьі  мелкія,  таблицевидныл,  иногда  сѣтчато-сросшілся;  рѣ- 
же  сплошной;  весьма  мягкій;  уд.  в.  5,7;  цв.  кошеиильно- 
красный,  черта  кирпично-краснал;  блескъ  Лхирньш;  на 
краяхъ  просвѣчивающь;  предъ  п.  тр.  легко  плавится  въ 
металлическое  зерно;  сост.  изъ  хромово-кислой  свинцовой 
окиси.  РЬ^  Сіі^ 

Нах.  съ  свііпдовымъ  блескомъ  и  хромовымъ  свипцовьшъ  шпа- 
томъ  въ  Берсзовскомъ  р^  дііикѣ. 

Р,  1 84.  В  о  к  ЕЛ  Е  н  и  т  ъ  (собств.  имя),  Ѵаис^иеіі/пі ,  Вісі^ 
сЫогіЬ^  Кир/егскготЫеі.  Крист.  сист,  ^-и  \'Ълен..^  весьма 
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мелкія,  игольчатыя  призмьт  съ  притупленіемъ  острых ъ 
боковыхъ  ребръ;  так;ке  двойники;  по  б.  ч.  сплошной, 
мелко-почковидный,  гроздообразный;  изл.  неровный;  тверд, 
изв.  шп;  уд.  в.  5,8;  цв.  чериовато-оливково-зеленый,  скло- 
няющійся  къ  черному,  въ  чертѣ  чижово-зеленый;  блескъ 
алмазный;  прозраченъ;  предъ  п.  тр.  плавкій  въ  меттали- 
ческое  зерно;  сост.  изъ  хромово-кнслой  свинцовой  окиси 
съ  хромово-кислой  мѣдной  окисью.  2^  РЬ^  Сіі^  н- Са^  СЬ**. 

Нах.  съ  хромовокнслымъ  свипцовымъ  шпатомъ  въ  Березовок. 
рудинкЬ  мелкими,  зелеными,  пучковато-скопленными  крнст. 

Р,  185.  Вана діЕвокислый  свинцовый  шпатъ, 
ѴапасІіпзраІІг,  Ѵапасііпзсшгсз  Віеі.  Крист.  сист.  Ъ-и  1-осн. 
мелкія  діэксаэдрическія  призмы  шарообразно  скоплены; 
изл.  раковистый;  тверд,  изв.  шп.;уд.  в.  7,0 — 6,8;  цв.  со- 
ломенно-восковожелтый,  ;келтовато-бурый,  красновато-бу- 
рый; блескъ  ;кирный;  непрозраченъ;  предъ  п.  тр.  легко 
сплавляется  въ  металлическое  зерно;  сост.  изь  воиадіево- 
кислой  свинцовой  окиси  съ  небольшимъ  количествомъ 
хромово-кислаго  свинца.  РЬ^  V  съ  РЬ  С1. 

Нах.  въ  жплахъ  съ  галмеемъ  въ  Аиглін  и  Ирландіи  и  въ  гра- 
іпітпыхъ  золотопосіилхъ  трещинахъ  въ  Березовскнхъ  рудііикахъ 
мелкими  6-стороппими  призмами,  также  въ  Мсксикѣ. 

Р.  186.  Фосфорнокислый  свинцовый  птпатъ, 
РІго^рІгогЫеізраІІг.,  Огйп  ипсі  ВгаипЫеіег^,  Рутотогріиі ,  Ро- 
Іускгош  отч.,  РіотЬ  рІгонрКаІе.  Крист.  сист.  Ъ-и  І-ося., 
основн.  Ф.  тупой  діэксаэдръ  (фиг.  97)  съ  конечными  ре- 
Фііг.  97.  брами  въ  14і°  15^  и  съ  боков,  ребрами  въ 
80°  '57';  преобладаютъ  призмы,  но  также 
таблицы  и  плоскости  діэксаэ^фа  подчинены, 
иногда  1  ^-стороння я  призма  въ  соединена  и 
съ  другими  Формами,  иногда  плоскости  бо- 
лѣе  остраго  діэксаэдра,  боковыя  плоскости 
призмы  горизонтально  струйчаты;  кристал- 
лы по  б.  ч.  мелки,  ьъ  группахъ;  иногда 
также  сплошной,  почковатый,  гроздовидный, 
рѣдко  лучистый  или  ікилковатый;  изл.  не- 
ровный; тверд,   отъ  изв.  шп.  до  плав,  шп.;  немного  хру- 
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покъ;  уд.  в.  7,0 — 5,8;  цв.  зеленый,  желтый,  бурый;  блескъ 
жирный;  полупроз|эаченъ;  предъ  п.  тр.  плавкій;  сост.  изъ 
Фосфорнокислой  свинцовой  окиси  съ  хромовокислой  свин- 
цовой окисью  и  съ  примѣсью  извести  и  Флюора.  РЬ 

-I-  ^  РЬ^  Р  (зеленый). 

В.  1.  Зеленый  ф.  св.  шп..,  ОггйпЫеіегт,  отч.,  съ  различными  от- 
тѣнками  зеле  наго  и  желта  го  цвѣтовъ. 

Пах.  въ  л^илахъ  древпихъ  и  новыхъ  породъ  на  Гарцѣ,  въ  Сак- 
соніи,  Богемін,  Англіп,  Сибирп  въ  Березовскихъ  руднпкахъ. 

В.  2.  Желтый  ф.  св,  тп.  у  ОвІЬЫсісг^ ,  неясными  кристаллами 
въ  группахъ,  сплошной,  вкрапленный. 

Пах.  въ  Англ I п. 

В.  5.  Бурый  ф.  св.  шп.у  ВгагтЫекгъ.^  рѣдко  окристаллизовап- 
ный,  по  б.  ч.  сплошной,  почгѵОватый. 

Пах.  въ  жилахъ  древнихъ  горъ  во  Францін,  Вепгріи,  Каринтіи. 
Р.  187.   МЫШЬЯКОВОКИСЛЫЙ   свинцовый  ШПАТЪ, 

АгзепіІіЫеЬраіН  у  ОгйпЪкіег^,  у  ВшііЫеі^г^.,  рІотЬ  агзспіаіё 
Крист.  сист.  Ъ-и  1-осн.^  основн.  ф.  тупой  діэксаэдръ  съ 
конечн.  ребрами  въ  141"  и  съ  боков,  ребрами  въ  81°  47^ 
и  въ  подобныхъ  соединеніяхъ,  какъ  въ  ФОСФорнокисломъ 
свинцовомъ  шпатѣ;  преобладаютъ  короткія  призап>і;  так- 
же сплошной,  почковидный;  тверд,  изв.  шп.;  изл.  неров- 
ный; уд.  в.  7,2^  —  5,4;  цв.  сѣроватобѣлый,  Яхелтоватобѣ- 
лый,  соломенно -восково-сѣрожелтый;  блескъ  алмазный, 
;кирный;  ирозраченъ;  предъ  п.  тр.  на  уілѣ  сплавляется 
въ  металлическое  зерно;  сост.  изъ  мыаіьяковокислой 
свинцовой  окиси  съ  хромовокислой  свинцовой  окисью, 
отчасти  съ  ФОСФорною  кислотою  и  известью.  РЬ  Се  -+-  Ъ 

РЬ^  Аз. 

Обытюветсый  лштълп,  св.  ш/г.^  окристаллизовапный  или  сплоні- 
ной,  почкообразный-,  уд.  в.  1 ,  2',  л^елтый^  въ  зелелый  переходя  щій;, 
блескъ  ;кпрпый:  а)  прлсталлиіеспій.^  ^іосксіісгг^  ТгаиЬепсгъу  Вісі- 
Ыыігсу  и  Ь)  сплошной.)  Вісіпісгс.,  почковидеіый,  изогнуто  скорлупова- 
то-отдѣленнын,  съ    многими  землистыми   составными  частями 

Пах.  въ  Верчинскіі,  гроздовидный  помераицеваго  цвііта. 
Р.  188.  Свинцовая  клзіедь  или  гуммовый  свин- 
цовый ШПАТЪ,  СитпііЫсі.уииІі у  Віеі^иттц  рІотЪ  ЬусІгО' 
аіітгіпс)  сост.   изъ  свинцог.ой  окиси  съ   глинозсмомъ  и 
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ВОДОЮ,  отч.  съ  Фосфорнокислой    свинцовой  окисью  РЬ 

Нах.  во  Франціи  съ  свинцовымъ  блескомь. 

Р,  Мѣдный  свинцовый  шиктъ^  Віеііеазиг^  сост.  шъ 
\..       сѣрнокислой  свинцовой  окиси  съ  мѣдною  окисью  и  во- 
дою. РЬ  8  -ь-  Си  Й. 

Нах.  въ  Шотлаіідіи  при  Лидгиллсѣ  съ  углекислою  свинцовою 
окисью. 

р.  190.  Свинцовыйкупоросъ,  ѴіігіоІЫеізраіЬ^  ВЫ- 
тігіоі^  ѴигіоІЫеіег^,  ІэІотЪ  зиі/аіе.  Крист,  сист.  1-й  1-ос- 
налу  ромбическая  призма  во  101  15'  и  78°Д5'  съ  конечн. 
пріостреніемъвъ  76° 2^',  насажденнымъ  на  острыя  боковыя 
ребра;  плоскости  вертикальной  ромбич.  призмы  преобла- 
ютъ,  часто  въ  соединеніи  съ  первой  горизонтальной 
призмою  и  со  второю  боковою  плоскостью;  другое  соедине- 
на происходитъ,  если  плоскости  вертикальной  призмы 
показываютъ  еще  плоскости  основнаго  октаэдра  и  пло- 
скости болѣе  остраго  октаэдра;  не  рѣдко  соединеніе 
плоскостей  вертикальной  призмы  съ  первыми  и  вторы- 
ми боков,  плоскостями,  съ  октаэдрическими,  съ  первой 
и  второй  горизонтальной  призмою  и  съ  прямонасажден- 
ною  конечн.  плоек.;  кристалль*!  почти  всегда  весьма  яв- 
ственны; рѣдко  сплошной;  изл.  раковистый,  неровный; 
тверд,  изв.  шп.;  уд.  в.  6,5  —  6,^;  цв.  бѣлый,  сѣровато- 
зеленовато-желтоватобѣлый,  пепельносѣрый;  блескъ  алмаз- 
ный; прозраченъ;  предъ  п.  тр.  легко  плавкій;  сост.  изъ 
сѣрнокислой  свинцовой  окиси.  РЬ  8. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса,  глинистаго  сланца  Апглін,  Шотлаидіп^ 
Германіи,  Испаніи,  мелкими  сплошными  массами,  рѣдко  съ  свинцо- 
вымъ блескомъ  въ  Березовок,  рудникахъ. 

Р.    191.    УГЛЕРОДНОКИСЛЫЙ    свинцовый  ШПАТЪ. 

КоЫепЫсгзраІІг^  ТѴеізМеіегт.  ЗсІш^аггЫеіегг.,  рІотЬ  сатЪопаІе 
Крист.  сист.  І-и  І-осн.;  преобладающія  Формы  суть: 
основная  вертикальная  ромбическая  призма  (фиг.  98  М), 
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Фиг.  98. 


двѣ  горизонтальныя  призмы  и  ромбическій 
октаэдръ^  но  по  б.  ч.  кристаллы  въ  разныхъ 
соединеніяхъ  мелгду  собою;  н.  п.  плоскости 
вертикальной  призмы  (фиг.  98.  М.)  и  второй 
боковой  плоскости  (I.  с.  I)  съ  Плоскостями 
основнаго  октаэдра  (фиг.  98.  1.)  и  второй 
горизоитаьной  призмы  (фиг.  98.  гг),  отчего 
происходить  Форма,  похол;ая  на  эксагональ- 
ный  додекаэдръ,  или  соединеніе  октаэдрическихъ  плос- 
костей, плоскостей  вертикальной  призмы,  второй  боко- 
вой плоскости  н  плоскости  горизонтальной  прйзмы;  ино- 
гда преобладаютъ  вторы  я  бок.  плоскости  и  тогда  онѣ 
вертикальностр}  йчаты ;  иногда  преобладаютъ  плоскости 
Фиг.  99.  первой  вертикальной  призмы  (фиг.  98 
второй  вертикальной  призмы  (I.  с. 
плоскости  октаэдрическія  (I.  с.  о),  плос- 
кости трехъ  разныхъ  горизонта  льныхъ 
призмъ  (I.  с.  /.  /.  и  конечная  горизон- 
тальная плоскость  (1.  с.  с);  по  б.  ц.  кри- 
сталлы образ}  ютъ  двойники  и  .  тройники, 
такъ  что  они  срослись  параллельно  плос- 


костямъ  вертикальной  призмьц  вообп^е 
еоединенія  весьма  многочисленны,  и  кристаллы  по  б.  ч. 
призмагическіе  или  таблидеобразиые;  изл.  раковистый; 
тверд,  изв.  ши.;  уд.  в.  6,5  —  6,4;  цв.  бѣлый,  сьрый,  бу- 
рый; блескъ  сильный,  алімазный;  прозрачснъ;  предъ  п.  тр. 
легко  плавкій;  сост.  изъ  углероднокнслой  свинцовой  оки- 
си. РЬ  С. 

В.  1.  Оп.ристаллизованкый^  листоватый,  зерписто  или  шестовато- 
отдѣлеішый,  ші$$ег ,  ^таіш^ у  ѣсішагі.сг  І\о1іІспЫеі$раЬІіу  БсІш^агМеіеѵч,, 
пах,  въ  ліилахъ  гнейса,  слюд,  сланца,  въ  разныхъ  нзпсстнлкахъ 
Саксоніи,  Богеміп,  Тнроля,  Фрапціи,  ІТспаніи^  Полыни,  блнзъ 
Келчи,  Сибири  въ  Нерчннскѣ,  въ  золотоносныхъ  ;килахъ  Березов- 
скихъ  рудниковг»  съ  свнніі,овымъ  блсскомъ  и  кварцемъ  въ  впдѣ  мел- 
кихъ  п  сильноблсстяіцнхъ  крнсталловъ,  также  въ  маломъ  количе- 
ствЬ  въ  кварцовыхъ  жнлахъ  Бсртсвон  горы  въ  Іінліне-Тагнльскихъ 
рудіннхахъ. 

В.  2.  Сплошной  а  землистый  у  гл.  со.  шп.р  ТМсістсІСу  Лѵслтовато- 
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сѣрый,  жвѵітоватобурый,  непрозрачный;  пах.  въ  сопровожденііі 
предъндущаго  въ  Саксопіи,  Богемін_,  ІТольшѣ,  въ  Лворцповскомъ 
рудннкѣ  близъ  Келчи  и  въ  Корчовкѣ,  также  въ  Нерчітскѣ. 

Семейство  22.  Сурьмянистые  шпаты. 

Крист,  сист,  1-й  І-осгшя;  тверд,  между  изв.  шп.  и 
гипс.,  нехрупки;  уд.  в.  5,5  —  5,6;  блескъ  алмазный,  пер- 
ламутровый; сост.  изъ  сурьмянистой  окиси. 

Р.  1 9  2.  Сурьмянистый  шпат  ъ,  ТѴеІ58зріе88§Іап:;ег2, 
ргІзтаІізсЬег  АпИтопЬагуЬ^  АпІііпопЫйіІіе^  Апіітоте  охусіё, 
Крист,  сист.  \'и  1-осналу  основ,  ф.  ромбич.  призма  во  1о6° 
58^  съ  конечнымъ  пріостреніемъ  70°  "52',  насажденнымъ 
на  острыя  боков,  ребра  съ  подчиненными  плоскостями 
ромбич.  октаэдра;  по  б.  ч.  таблицевидные  кристаллы  мел- 
ки, пучковатоскопленны,  также  игольчаты;  иногда  сплош- 
ной, вкрапленный;  часто  лучистый;  изл.  неровный;  тверд, 
выше  означенная;  легкоплавкій ;  сост.  изъ  сурьмянистой 
окиси,  по  б.  ч.  съ  кремнеземомъ  и  ;келѣзной  окисью.  І^Ь. 

Нах.  въ  жилахъ  гнейса,  слюд,  сланца,  гранита  Венгріи,  Саксо- 
иіи,  на  Гарцѣ. 

Не  давно  открытъ  Роліешіъ  (такъ  назв.  въ  честь  Роме-Ъе-Лгі' 
лл)  въ  рудник'Ь  Сентъ  -  Марселѣ  въ  ПіэмонтВ,  сь  марганцовыми 
рудами  и  съ  Іреловитояіъ,  другимъ  новымъ  мипераломъ.  Кристал- 
лы Ром.  весьма  мСѵікіе  октаэдры;  цв.  гіациитовожелтый  или  медово- 
желтый,  и  СОСТ.  изъ  сурьмянистой  кислоты,  закиси  желВза  и  мар- 
ганца, извести  и  кремнезема.  (Са,  М,  Ге)  4  І^Ь^. 


к  л  А  с  с  Ъ    П.  КАМНИ. 


Камни  не  илітъютъ  твердости  лісталловь,  не  ковки, 
тугоплавки  и  несгораеліы  въ  обыкновеннол^іъ  огитъ ;  нтъко' 
торте  только  растворяются  въ  водтъ,  какъ  настоящіл 
соли,  ліежду  ттъжъ  Ъругіе  совершенно  нерастворилѵьц  боль» 
шал  гасть  находится  въ  кристаллигескожъ  видгъ,  изртъд-' 
ка  въ  ажорфшескихь  ліассахъ,  не  составлятщихъ  ника- 
кихъ  жинеральныхъ  недтълижыхъ ,  но  уже  переходь  кь 
горныліъ  породалігз ,  какъ  есть  земли  ^  каліни  вообш,е  по 
составныліъ  гастялгъ  весьліа  отлигаю?псл  лгежду  собою 
содержаніежъ  крелтезелга,  глинозеліа,  горкозежа,  извести 
и  другихъ  зеліелъ  и  такиліъ  образоліъ  твердость  и  про- 
зрашость  ихъ  излітьняютсл;  нпзкотпорые  содержатъ  так- 
же окисленные  ліеталлыу  хотя  всегда  въ  жаложъ  коли- 
%ествть,  и  тть  составллютъ  перехбдъ  къ  жеталлаліъ; 
есть  калши  раздтьляютсл  на  9  разныхъ  разрядовъ,  не 
только  по  содержанію  главныхъ  составныхъ  %астей^  но 
и  по  сходству  съ  нтькоторылш  жинералалш ,  Ъающижи 
иліъ  главные  наружные  признаки,  какъ  н,  п,  роговая  об- 
манка, драгоцѣнные  камни,  полевой  шпатъ,  слюда,  цео- 
литъ,  глина,  известковый  и  плавршовый  шпатъ  и  соли. 

РАЗРЯДЪ  I.    РОГОВООБМАНКОВЫЕ  КАЙНИ. 

Они  всѣ  кристаллическаго  вида,  по  б.  ч.  изъ  1-й  1- 
осной,  2-й  1-осн.   и  1-й  1-член.   сист.^  тверд,   отъ  пол. 
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шп.  до  плавик.,  также  кварц,  и  изв.  шп.;  они  почти  всѣ 
хрупки,  рѣдко  немного-хрупки;  уд.  в.  отъ  4  —  2,5,  хотя 
даже  4,2.,  а  именно  *тѣ,  которые  составляютъ  переходъ 
къ  окисле ннымъ  металламъ;  цвѣтъ  и  блескъ  различнымъ 
образомъ  измѣняется,  но  блескъ  по  б.  ч.  стеклянный  и  жир- 
ный; степень  прозрачности  весьма  различная  въ  разныхъ 
семействахъ;  химическій  составь  ихъ  отличается  въ  осо- 
бенности содер;каніемъ  кремнезема  съ  глиноземомъ,  горь- 
коземомъ,  известью  и  ліелѣзною  окисью;  изрѣдка  они 
содержать  еще  иттровую,  церіевую  и  титанистую  окиси, 
но  почти  никакой  кристаллизационной  воды. 

Семейство  1.  Металловидные  камни. 

Отличаются  при  кремнеземистомъ  составѣ  содерл^а- 
ніемъ  мсталловъ,  въ  особенности  окиси  желѣза,  церія  и 
титана  и  большею  тверд.;  уд.  в-  2,9  —  4,2;  цвѣта  ихъ  по 
б.  ч.  черные,  рѣдко  пестрые,  какъ  въ  титанитѣ. 

Родъ  1.  Ортитъ,  ОгьЫі  (6^і9^од,  прямой).  Криап.  сист, 
неявствениа,  ромбическія  призмы  прямыя  длинно  или 
узко-лучистыя  массы;  также  вкрапленный;  уд.  в.  "5,2; 
тверд,  до  кварц.,  блескъ  стеклянный;  непрозраченъ;  изл. 
раковистый;  цв.  изъ  чернаго  переходящіе  въ  пепельно- 
сѣрый  или  бурый  при  вывѣтриваніи;  предъ  п.  тр.  пла- 
вится въ  черное  стекло;  хим.  составъ  кремиеземъ,  съ  за- 
кисями церія,  Лхслѣза,  глинозема,  малаго  количества  из- 
вести, иттровой  земли  и  воды. 

Пах.  въ  грагіптіі  и  гпейсѣ  при  Фипбо  въ  окрестиостяхъ  Фалу- 
на,  на  шерахъ  возлѣ  Стокгольма,  также  въ  Норвегін,  въ  Гельзипгѣ, 
въ  Финляндйі,  въ  гранитиыхъ  валунахь  Маркбраодеіібургскііхъ. 

По  наружнымъ  признакамъ  приближается  къ  иему  ЛирортитЪу 
(отъ  яі;^,  огонь  и  одіЭ^од^  прямой),  гюказываюіцій  другіе  признаки  въ 
огнѣ',  но  и  гипсовой  тверд,  и  хим.  составомъ  совершенпо  отличенъ', 
иах.  въ  Швеціи,  близь  Стокгольма  въ  грапитѣ. 

Р.  2.  Ураль-ортитъ,  сплоніный  и  почкообразный, 
изл.  мелкораковистый;  цв.  чернобурый;  непрозраченъ; 
блескъ  лшрпый ;  твер.  пол.  шп.;  уд.  в.  "5,^1;  предъ  п.  тр. 

')  Виііеі.  (Зе  1а  Зое.  йев  Nа[и1■а1І5^е5  «іе  Мозсои  1841.  Ней  5. 
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въ  сильномъ  0ГІГІ1  плавится  въ  черное  стекло;  хим.  сост. 
изъ  кремнезема,  глинозема,  закиси  церія,  лантана,  желе- 
за, марганца  и  незпюго  воды.  • 

Нах.  въ  Ильменскііхъ  горахъ  Златоустовск.  завода. 

Р,  Ъ.  ^[іэврнтъ,  ИльвАИТъ,  (собств.  им.)  Кіезеіііаік- 
еІ8еп, /ег  ссйсагео-зШсеих.  Крист.  сист.  1-й  1-осн.,  главн.  ф. 
ромбич.  призма  въ  111°  І^'  съ  конечнымъ  пріосгреніемъ  въ 
видѣ  ромбич.  октаэдра,  иногда  съ  конечн.  пріостреніемъ, 
насал^деннымъ  на  тупы  я  боковыя  ребра,  так/ке  съ  пріо- 
сгренными  острыми  боков,  ребрами  или  съ  притуплён- 
ными боков,  ребрами;  спайность  довольно  явственно  па- 
раллелльиа  этоіму  притуплён ію  боков,  острыхъ  и  гупыхъ 
ребръ;  так;ке  сплошным,  вкрапленный;  нзл.  несов.  ра- 
ковистый, неровный;  тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  0,9  —  5,1; 
цв.  синечерный;  черта  черная;  блескъ  между  ;кирнымъ  и 
полумегаллическимь;  предъ  п.  тр.  легко  сплавляется  въ 
черное  магнетич.  зерно;  сост.  кремнеземистое  ;келѣзо  и 
известь. 

Нах.  въ  пластахъ  тальковаго  и  роговообмаиковаго  слаицевъ  па 
остр.  Эльбѣ,  въ  Сіілезіи,  Норьегш,  Греилаіідііі. 

Сюда  приближается  ЛепиЪомеланъ^  (отъ  чешуя  Хеяіс^у  н  ^еХс/^д^ 
черный),  зернистолистоватаго  сложепія,  черповато-сѣраго  цвѣта; 
просвѣчиваюо],гГі  красио-зелеиоватымъ  цвЬтомъ;  гюрошокъ  зелеиаго 
цвѣта;  блескъ  алмазныГг,  уд.  в.  5.;  тверд,  болѣе  слюды;  сост.  изъ 
крелиіеземнстаго  л^слѣза ,  глиіюзема,  кали  и  воды.  . 

Пах.  въ  Пирсбергѣ  въ  Вершаидіи  въ  Швеціи. 

Р.  4.  Га  ДОЛИН  итъ,  ТиегЫі ,  УпепС,  (собств.  ші.). 
Крист.  сист.  ^-и  1-членная,  косвенныл  ромбическія  приз- 
мы; по  б.  ч.  вкрапленный  и  сплошный;  тверд.  ме;кду 
кварц,  и  пол.  шп.;  уд.  в.  ^1,'5;  блескъ  стеклянный,  часто 
жирный;  почти  не  прозраченъ;  цв.  черный,  бурый,  даже 
желтый;  предъ  п.  т[).  неплавкій;  хим.  составъ  иттрій  съ 
кремнеземомъ,  съ  закисязіи  церія  и  ;келѣза,  отч.  такліс 
съ  берилліемъ. 

Пах.  рѣдко  въ  Броддбо,  Фиибо,  ІІттерби  вь  Швеціи,  также 
въ  Фипляидіи. 

Къ  сему  ирибли/кается  по  ііару;кпымъ  гіризпакамъ  Торгтщ 
(отъ  Тіюгу  богъ  дрсвп.  Скапдипавовъ),  по  отличается  высокимъ  уд. 


Фиг.  100. 


:  с/,  1 

в.  4,6,  содержапіемъ  водянистаго  кремпекислаго  торія  и  пах.  въ 
гранить  Норвегіи.  • 

Р.  5.  Титан  и  тъ,  (отъ  содержания  титана),  Зркеп^ 
(отъ  бсрі]ѵ,  клинъ)  Вгаип-гтсі.  СгеІЬтеігакег^, ТЫапе  зііісо- 
саісаіге,  Крист.  сист.  2-й  І-^сленнал ,  кристаллы  призма- 
тическіе  или  таблицеобразные,  оснокная  вертикальная 
призма  (фиг.  100.  съ  конечною  плоскостью  (1.  с.  сі), 
косвенно  наса;кдениой  подъ  129"  "59^  на 
тупое  боковое  ребро,  съ  другой  конеч- 
ною плоскостью  (1.  с.  ^).  надъ  этой 
лежащею  и  насажденной  на  тупое  боко- 
вое ребро  подъ  145  °  ЪЪ'  и  съ  третью 
(1.  с.  с)  надъ  второй  ле;кащей  косвенной 
кон.  плоскостью  подъ  94''  54^;  весьма 
часто  встрѣ чаются  пріостренія  острыхъ 
боковыхъ  ребръ  вертикальной  призмы  въ 
видѣ  второй  вертикальной  призмы  (1.  с. 
^у.^  двойники  часто  примѣчаются  въ 
особенности  въ  таблицеобразныхъ  кри- 
сталлахъ;  весьма  рѣдко  сплошный  или  вкрапленный;  изл. 
раковистый,  уд.  в.  э,6  —  0,0;  тв.  между  пол.  шп.  и  апатит.; 
блескъ  стеклянный,  часто  жирный;  иногда  прозраченъ; 
цв.  желтый,  бурый,  зеленый,  изрѣдка  въ  одномъ  кри- 
сталлѣ  обнаруживаются  разные  цвѣты;  предъ  п.  тр.  на 
краяхъ  плавится  въ  темное  стекло;  сост.  изъ  кремнезема 
и  титановой  кислоты. 

ВиЪъ  1.  благорбЬиый,  пли  сфст,  крпсталлическій;  цв.  зелепо-сѣ- 
рый,  травяно  и  спаржево-зеленый. 

ВиЪъ  2.  обыкповеииъгй^  Вгаип-ипсі  СеІЬтепакегг,  цв.  желтые  и 
бурокраспые,  непрозрачный. 

Нах.  въ  л^нлахъ  въ  сіэнитѣ,  діоритѣ,  г|)анитѣ  разныхъ  сланцевъ, 
также  въ  базальтѣ  н  трахитѣ,  въ  С.  Готтардѣ,  Мопбланѣ,  въ  Тиро- 
лѣ,  въ  окрестностяхъ  Лахскаго  озера,  во  Франціи,  ІІІотландіи, 
Норвегіи,  Швеціп,  Сибири  съ  веиисою  и  діопсидомъ,  изрѣдка  съ  а- 
патитомъ  въ  сіэиитѣ  ІІльмепскпхъ  горъ  въ  округа  Мілскаго  заво- 
да, кристаллы  здѣсь  иногда  въ  пЬсколько  дюймовъ  длиною^  по  съ 
шероховатою  поверхностью,  хотя  л^елтобураго  цвѣта;  мягкими 
кристаллами  попадается  онъ  въ  гранитѣ  близъ  Екатеринбурга,  так- 
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же  въ  діоритЬ  Сѣвернаго  Урала  н  въ  хлоритовомъ  сланцѣ  въ  Ах- 
матовскомъ  пріискѣ  близъ  Златоуста. 

Р.  6.  АллАНИТъ  (отъ  аЯЯод,  другой),  Сеічл,  Крист, 
сист.  1-й  І-0СН.5  ромбпческія  призмы  съ  притупленіемъ 
боковыхъ  ребръ  и  съ  пріостреніемъ  конечныхъ  ребръ;  уд. 
в.  4,0 — 4.2.;  тверд,  пол.  шп.;  блескъ  почти  металлическій, 
Лхирньш;  прозраченъ  въ  тонкихъ  листочкахъ;  цв.  буро- 
или  зелено-черный;  предъ  п.  тр.  плавкій  въ  черный  ма- 
гнетическій  шарикъ;  сост.  изъ  кремнезема  съ  окисью 
желѣза,  закисью  церія  и  изъ  немного  извести,  глинозе- 
ма и  лантана. 

Нах,  обыкновенно  оплошный  на  островѣ  Гренландіи^  въ  Шве- 

ціи. 

Семейство  3.  Авгитовые  камни. 


Твердость  отъ  апатита  до  пол.  шп.,  но  въ  жилкова- 
ватомъ  состояніи  достигаютъ  иногда  известк.  шп.,  даже 
гипс;  уд.  в.  отъ  5,5 — 2,9;  цв.  зеленыхъ,  сѣрыхъ,  черныхъ, 
изрѣдка  бѣлыхъ;  хим.  содержать  кремнеземъ  съ  боль- 
шимъ  или  меньшимъ  количествомъ  яіелѣзной  окиси,  по 
б.  ч.  безъ  кристаллизаціонной  воды. 

Р.  7.  Авгитъ,  (отъ  сіѵу?^^  блескъ),  Ругохепе  (отъ  яг)"^, 
Іеѵод^  чужой).  Крист.  сист.  2-й  1-членная,  основн.  ф. 
вертикальная  ромбич.  призма  въ  87°  (фиг.  100  зі.  м.)  съ 
большимъ  притупленіемъ  острыхъ  (т.  е.  пе- 
реднихъ  и  заднихъ)  боковыхъ  ребръ  (1.  с.  о.), 
изъ  чего  происходитъ  широкая  б-сторон- 
няя  призма  часто  встречающаяся,  и  вмѣ- 
стѣ  съ  ней  обыкновенное  авгитовое  конеч- 
ное пріостреиіе  въ  120°  о9^  (і^.  е.  перед- 
няя) или  половинная  часть  октаэдриче- 
скихъ  плоскостей  (і.  с.  1г.  /г.),  кромѣ  того 
примѣчастся  еп^е  небольшое  притупленіе 
болѣе    тупыхъ  боковыхъ  ребръ  основной 
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вертикальной  призмы   (см.  фиг.   102  въ 
двойникѣ),  отъ  чего  происходить  8-сто- 
ронняя  призма;  не  рѣдко  съ  этой  приз- 
мою встрѣ чаются  еще  подчиненныя  плос- 
кости  косвенныхъ  вертикальныхъ  призмъ 
въ  141°  22'  и  149°  24';  и  при  основ- 
ной   призмѣ   косвенно    насажденная  ко- 
нечная  плоскость   (фиг.   101    Р);  иногда 
такж^   прямо -насажденная   кон.  пл.;  наконецъ  переднія 
половинныя  плоскости   остраго  октаэдра  или  авгитовое 
пріостреніе  въ  96°  "56',  и  заднія  половинныя  плоскости 
авгитоваго   пріостренія   въ   151°    29';    двойники  часто 
встречаются,   такъ  что  2  недѣли»іыхъ  изіѣютъ  общую 
широкую  боковую  плоскость  (фиг.  102) ,  или  такъ ,  что 
они  срослись  съ  косвенною  конечною  плоскостью,  н.  п. 
въ  сплошномъ  салитѣ;  кристаллы  вообще  находятся  ча- 
сто отдельными  или  сросшимися;  но  авгитъ  встрѣчается 
так;ке  сплошнымъ  и  вкрапленнымъ,  или  зернами;  спайн. 
болѣе    или    менѣе   параллельна  боковымъ  плоскостямъ 
основной   Формы,   иногда  плоскостямъ  отъ  притупленія 
болѣе  острыхъ  боковыхь  ребръ  или  обыкновенному  ав- 
гитовому  конечному  притупленію;  тверд,  отъ  пол.  шп.  до 
апатит.;  хрупокъ;  уд.  в.  3,5  —  о2;  изл.  раковистый;  цв. 
бѣлыхъ,  сѣрыхъ  и  черныхъ,  черта  сѣроватобѣлая;  блескъ 
стеклянный,  жирный;  иногда  полуметаллическій ,  перла- 
мутровый; прозрачность  различна;  предь  п.  тр.  сплавляет- 
ся въ  неровное  стекло;  хим.  сост.  изъ  кремнезема  съ  боль- 
шимъ  или  меньшимъ  количествомъ  извести,  горкозема  и 
закиси  желѣза. 

В.  1.  Благородный  а.^  тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  5,5;  спайн.  сов. 
параллельна  боковымъ  плоскостямъ  основной  вертикальной  призмы ; 
цв.  бѣлый,  сѣрый,  зеленый,  въ  кристаллахъ  онъ  прозраченъ ;  сплош- 
ный  на  краяхъ  просвѣчивающъ. 

Прозрачный  а,  или  ЪіопсиЬъ  (отъ  діоірі-д^  прозрачность),  ЛіаШ^ 
ІМішііу  ВаіІмІіі  (собст.  имена),  боковыя  плоскости  призмы  верти- 
кально струйчаты;  пах.  въ  жилахъ  змѣевика,  діорита  въ  Швейца- 
ріи,  Тиролѣ,  въ  двойныхъ  свЬтлозеленыхъ  кристаллахъ  съ  кристал- 
лическою венисоіо  въ  АхматовкВ,  въ  жилахъ  хлоритоваго  сланца. 
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Байкалитъ  въ  малопрозрачныхъ  кристаллахъ  въ  известк.  шп.  по 
рѣчкѣ  Слюдяіікѣ  въ  8  или  12  верст,  отъ  дер.  Култуа  за  Байка- 
ломъ;  фассаитъ  или  Пирголіъ-абгитъ  (отъ  пѵоуоаііа^  башия)  въ 
ост]эыхъ  октаэдрическнхъ  кристаллахъ  и  луковозеленаго  цвѣта  въ 
діоритѣ  въ  Фассевой  долинѣ  въ  Тироліг,  Кокполитъ  (отъ  у.ОУУ.о^у 
зерпо)  мелкими  б  или  8-стороііними  кристаллами  съ  округленными 
ребрами,  но  гораздо  чаще  оплошный,  мелкозернистый  въ  пластахъ 
магпитнаго  желѣзпяка  въ  Норвегіи,  Швеціи,  Финляндіи,  на  остр. 
Паргасѣ,  и  въ  Назямскихъ  горахъ  въ  округѣ  Міяскаго  завода; 
Оліфацитъ  лукозеленаго  цвѣта  и  неровнаго  излома  всегда  Оплош- 
ный п  вкрапленный  съ  венисою  въ  видѣ  эклогита  въ  Каринтіи  и 
Баваріи. 

В.  2.  Салитъ  (собст.  им.)  ЗаЫаи^іі ,  ЗаТіШ ,  МаІаЫіік  (отъ 
/хаХаход,  мягкій,  Хід^од,  камень),  зелепый  авгитъ^  Огйпзраііі^  въ 
вертикальныхъ  призмахъ  съ  преобладающей  косвенной  конечною 
плоскостью;  чаще  плотный ,  вкрапленный,  также  грубозернистый 
или  скорлуповатоотдЬленный ;  цв.  разныя  оттвнки  зеленаго.  Нах. 
въ  пластахъ  діорита,  гнейса,  слюд,  сланца,  въ  Салѣ  Швещи,  въ 
ТунабергЪ  Норвегіи,  въ  Финляндии,  Саксоніи,  Тиролѣ;  мелкими, 
часто  уже  на  поверхности  измененными  кристаллами,  перешедши- 
ми иногда  совершенно  въ  Уралитъ,  въ  Уралитовомъ  порфирѣ  въ 
Нижне-Тагильскомъ  заводѣ,  въ  дачахъ  Гороблагодатскихъ  заводовъ, 
въ  Царевониколаевскомъ  рудникѣ  въ  округѣ  Міяскаго  завода  при 
озерь  АушкулЬ  и  Орксѣ;  измѣнившіе  ея  на  поверхности  кри(;таллы 
пах.  на  Благодать  и  при  дер.  Мулдаровой^  но  совершенно  превра- 
щенные въ  Гороблагодатѣ  и  Ковелинскомъ  заводѣ  близъ  Міяска  и 
дер.  Мостовой  въ  100  верстахъ  отъ  Екатеринбурга;  наконецъ  встре- 
чается онъ  въ  сплошномъ  видѣ  мелкозернистаго  сложенія  и  черно- 
ватозеленаго  цвѣта  съ  магпитіюю  рудою  въ  горѣ  Качканарѣ. 

В.  5  Обьшшвеипый  а.^  асИарЬапег  А.^  кристаллы  6  или  8  сторон- 
иія  призмы,  также  двойники;  спайность  совер.  параллельна  плоско- 
стямъ  половиннаго  октаэдра  (Ыаііі^ег  ^ет.  А.,  Ьа8а11І8СІіег  А.)  или 
мен'Ве  сов.  параллельна  и  въ  этомъ  случаѣ  весьма  раковистаго  из- 
лома (тизсЫі^ег  ^ет.  А.);  отч.  также  мелкозерннсто-отді.леннын 
кбгпі^ег  і^ет.  А.);  тверд,  под.  шп,;  уд.  в.  5,5  —  5,^4;  цвѣта  всегда 
черные.  чЛистоватый  А.  пах.  въ  базальтѣ  п  долеритѣ,  въ  мнидаль- 
номъ  камнѣ,  въ  лавѣ,  Саксопіи,  Силезіи,  Тироля,  ІТталіи,  Везувія, 
Этны,  Норвегіи,  ІЛвеціи,  въ  Уральскихъ  горахъ  въ  Шабровскомъ 
прінскѣ,   іы  остр.  ТенериФѣ,  въ  Сѣв.  Амсрикѣ.  Зернистый  А.  въ 
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астахъ  магнитной  руды  въ  Арендалѣ,  Норвегіи  и  на  остр.  Пар- 
ісѣ,  въ  Финляндіи  и  д.  м.  Поррицитъ  въ  игольаатыхъ  кристал- 
іахъ  въ  базальтѣ  на  Рейнскомъ   берегу  и  Эйхисидеритъ  кажется 
также  принадлежать  сюда. 

В.  4.  Желпзистый  а.,  Еізепаи^іі^  Не^епЪег^иу  спайность  па- 
раллельна плоскостямъ  вертикальной  призмы*,  черновато -зеленаго 
цв.,  весьма  желѣзистый;  нах.  съ  магнитною  рудою  при  ТунабергЪ 
въ  Швеціи. 

В.  5.  ДіаллагонЪу  (отъ  ^іаХкаугі^  перемѣна),  теІаТІівіетепйег  А., 
йіаііа^е  тёыПоЫе  и  Ііурегзіёпе ,  спайн.  сов.  параллельна  притупля- 
ющимъ  плоскостямъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ;  почти  только 
оплошный  и  вкрапленный-,  цв.  зеленый,  бурый,  черный;  блескъ 
перламутровый,  переходящій  въ  полу-металлическій  съ  мерцающимъ 
отливомъ,  по  также  стеклянный,  жирный;  малопрозрачный.  Чер- 
ный д.  или  НаулитНу  ргІ8таіІ8СІіег  $с1й11ег$раі1і^  Іѵурегѣікепе;  тверд- 
пол,  шп.;  на  спайныхъ  плоскостяхъ  мѣдно-красной  или  буровато- 
отливающій;  содержитъ  много  желѣза  и  нах.  въ  такъ  называемой 
Паулитовой  скалѣ  на  остр.  Св.  Павла  у  на  берегу  полуострова  Ла- 
брадора, также  при  ЭльФдалЬ  вь  Швеціи,  въ  Норвегіи,  и  за  Бай- 
каломъ  по  рѣкіі  Слюдянкѣ,  и  въ  зернистыхъ  круглякахъ  и  отдѣль- 
ными  зернами  въ  россыпяхъ  въ  Рубловскомъ  заводѣ  близъ  Ниж- 
няго — Тагильска  и  въ  Барсовскомъ  близъ  Кыштымска;  въ  Англіи, 
на  Гарцѣ,  Тиролѣ,  Богеміи.  Бурый  д.  или  броизитъ^  Ыаіігі^ег 
Аііорігуіиіг,  ЬетіргІ8таІІ8сЬег  8сЬі1Іег8раіЬ*,  тверд,  апатит.;  цв.  жел- 
то-или  волосяно-бурый,  на  спайныхъ  плоскостяхъ  съ  желто*или 
мѣднобурымъ  отливомъ;  нах.  въ  Фипляндіи  въ  Таммелѣ  и  Сиббо 
въ  змѣевикѣ  и  въ  базалтЪ  съ  оливипомъ  въ  Тиролѣ,  въ  Англіи, 
Гренландіи,  на  Кавказѣ;  фестиш^  РказЫпу  встрѣчаіощійся  съ 
нимъ  при  КупФсрбергѣ  въ  Байрейтѣ,  произошелъ,  кажется,  хфезъ 
преобразованіе  изъ  бронзита.  Зеленый  д.  или  зсІііПегпсІег  А.^  «гііпрг 
Юіаііа^е,  ЗсЬіИегзраіЬ  отч.,  сплошный  или  мелкими  кристаллами;  тверд. 
менѣе  апатит.  ;цв.  оливковозеленый,  переход,  въ  сѣровато-или  чернова- 
то-зеленый, на  спайныхъ  плоскостяхъ  мѣдпокрасное  мерцаніе;  иах^ 
въ  габбрѣ  на  Гарцѣ,  въ  Испаши,  Корсикѣ;  близъ  Лотала  въ  Фин- 
ляндіи,  [іЛоталитъ  по  Севергину);  также  въ  большемъ  или  мень- 
шемъ  колич€Ствѣ  въ  змѣевикѣ;  въ  дюймовыхъ  угловатыхъ  кускахъ 
при  озерѣ  Аушкулѣ  въ  округѣ  Міяскаго  завода ,  отлѣльными^  лис- 
точками въ  Мустовскомъ  пріискѣ  и  въ  россыпяхъ, 

р.  8.  в  ихтынъ^  ^ѴісНіуп  ^собст.  им.^.  Крист.  систп^ 

и 
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Фиг.  105. 


Фиг.  104. 


не  извѣстна;  представляетъ  плотны  я  МеЯссы,  составляющ 
жилы^  спайность  параллельна  боковьшъ  плоскостямъ  роа 
бической  призмы;  изл.  раковистый;  тверд,  болѣе  кварц.; 
уд.  в.  "5,0;  цв.  черный;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  черную 
эмаль;  хизі.  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  и  натръ. 

Наа;.  въ  Финляндіи  близъ  дер.  Вихты  въ  гранитъ,  въ  которомъ 
составллетъ  жилы. 

Р.  9.  Бабингтонитъ,  ВаЫп^іопіі.  (собств.  им.),  «/^50- 
Ютег  Аи^НзраІІг^  Когасіі;  содержитъ  кромѣ  кремнезема 
еще  окиси  желѣза  и  марганца,  известь  и  слѣды  титано- 
вой кислоты  и  нах.  въ  Арендалѣ  въ  Норвегіи. 

Р,  10.  Роговая  обманка,  НотЫепсІеу  АтрЫЬоІе, 
Крист,  сист.  ^-и  І-оснал,  основная  ф.  вертикальная 
ромбическая  призма  въ  124''  эО'  (фиг.  105  съ  перед- 

нею косвенною  конечною  плос- 
костью (1.  с.  с.  с^).  подъ  104'  56^ 
насаліденною  на  тупое  боковое 
ребро,  и  иногда  еще  съ  перед- 
нимъ  авгитовымъ  конечнымъ 
пріостреніемъ ,  насажденнымъ 
на  острыя  боковыя  ребра  подъ 


148 16^  (фиг.  104  /./.),  въ 
обыкновенной  роговой  обманкѣ, 
лучистомъ  камнѣ;  далѣе  основная  призма  съ  притупленіемъ 
острыхъ  боковыхъ  ребръ  (1.  с.  й.)  въ  видѣ  6-сторонн.  приз- 
мы, рѣже  съ  притупл.  тупыхь  бок.  реб.  въ  видѣ  8-сто- 
рон.  пр.;  въ  этихъ  двухъ  призмахъ  примѣчаются  также 
плоскости  задняго  авгитоваго  конечнаго  пріостренія  (по- 
ловинныя  плоскости  октаэдра)  (1.  с.  о.  о.),  образующія 
съ  передней  косвенной  конечн.  плоек.  (1.  с.  с.)  разнород- 
ное '5-стороннее  конечное  пріостреніе;  въ  базальтической 
роговой  обманкѣ  сверхъ  другихъ  рѣдко  встречающихся 
конечныхъ  плоскостей  примѣчается  еще  весьма  рѣдко 
прямо  насал;денная  конечная  плоскость;  двойники  часто 
находятся  по  закону,  что  два  недѣлимыя  имѣютъ  общую 
притупляющую  плоскость  тупыхъ  боковыхъ  ребръ;  спай- 
ность весьма  сов.  параллельна  боковымъ  плоек,  призмы, 
несоп.  параллельна  притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ 
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боков,  ребръ;  часто  лучисто -;килковата^  изломъ  неров- 
ный; тверд,  между  пол.  шп.  и  апатит.;  хрупка;  уд.  в. 
"5,4  —  2,9;  цв.  черный,  сѣрый,  зеленый,  бѣлый;  блсскъ 
стеклянный,  на  спайныхъ  плоскостлхъ  перломутровый ; 
полупрозрачна;  предъ  п.  тр.  сплавляется  въ  сѣрое  или 
черное  стекло;  хим.  сост.  кремнеземъ  съ  горкоземомъ, 
известью,  съ  закисью  желѣза  и  слѣдами  плавиковой  ки- 
слоты. 

В.  1.  ІВазаллшихестгал  роговал  обмаипа,  ѣа$аШ$с1іе  ЛогпЫепАе^ 
въ  б-8-стороіі.  пріізмахъ  съ  конечными  плоскостями  •,  черпая,  не- 
прозрачн.,  часто  съ  округленными  ребрами  и  углами  *,  нах.  въ  вул- 
каническихъ  цроизведеніяхъ,  въ  базальтВ,  трахитѣ  въ  Богеміи  и  въ 
Испаши,  въ  Эйфельскихъ  горахъ. 

В.  2.  Обьшиошишл  -роговал  обм.  въ  кристаллахъ,  но  также  час- 
то сплошная  и  вкрапленная  съ  жилковатымъ,  лучистымъ  и  зернис- 
тымъ  сложеніемъ;  непрозрачна;  цв.  черный,  черновато  -  зеленый , 
луковозеленый;  нах.  часто  въ  зеленомъ  камнѣ  и  сіэнитЬ,  иерѣдко  въ 
сплошныхъ  массахъ;  измѣііенія  ея  суть  а)  іернал  листоватал  р,  о. 
Кагіпіійпу  Заиаірііу  КегаіорІіуШі ^  Ь)  %ернал  лугистал  р.  о.;  с)  зе- 
лена  л  листоватая  и  широколучистая  р.  о.,  н  пр.  Паргасшш  (собств. 
имя)  луковозеленаго  цв.  и  Уралшпъ  или  черновато-зеленая  рогов, 
обм.  въ  правильномъ  сроста ніи  съ  авгитовою  оболочкоЕО  \  Л)  слатще- 
ватал  роговал  облі,  или  амФиболовый  слапецъ,  тонкій  и  коротко 
лучистый,  мелкозернистый,  черновато -зеленый,  рѣдкб  совершенно 
чистый.  Нах.  въ  пластахъ  слюдян.  сланца,  гнейса,  зер[інстаго  пз- 
вестняка,  такліе  въ  діорнтЬ,  сіэнитѣ,  весьма  распространенный;  въ 
особенности  встрѣчаются  отличные  кристаллы  рог.  обм.  въ  Аренда- 
лѣ  въ  Норвегіи,  въ  Фалунѣ  въ  Швеціи,  на  остров  Ь  Паргасѣ  въ 
Финляндіи^  въ  Уральскнхъ  горахъ,  но  также  въ  Тиролѣ  въ  вулка- 
ническихъ  горн,  пор.,  особенно  въ  Циллеровой  долинЪ;  въ  Вост.  Ин- 
діи;  черная  рог.  обм.  образуетъ  суш,ественную  составную  часть 
авгитоваго  порФира,  дторита,  сіэннта  и  ^эоговообм.  сланца,  въ 
первомь  иногда  въ  дюймовыхъ  кристаллахъ  въ  Богословскомъ  за- 
водь, Поляковскомъ  рудникѣ,  въ  діорнтЪ  встрѣч.  она  въ  Богослов- 
скомъ заводь  мелкими  зернистыми  кусками,  на  подобіе  каринтина 
изъ  Сауальпы,  въ  Кыштымскомъ  заводѣ,  и  мелкими  шариками,  со- 
стоящими изъ  весьма  мелкихъ  экцентрически  скопленныхъ  иголъ 
въ  Режевскомъ  заводѣ  близъ  Екатеринбурга,  въ  сіэнить  блнзъ  Ннж- 

14^ 
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нетѵринскаго  завода  въ  роговооб.  сланцѣ  вь  Златоустовскомъ  заводѣ; 
уралигь  въ  особенности  въ  дер.  Мостовой    въ  Екатеринбургскомъ 
округѣ  и  въ  Мулдаковскомъ  зав.  близъ  Міяска;  кристаллы  по  наруж- 
ному виду  похожы  на  авгитъ,  по  спайности  на  рогов,  обманку, 
арендальскій  уралитъ  показываетъ  еще  то  примѣчателыюе  свойство, 
что  у  него  боковыя   плоскости  рог.    обм.    и  авгита  встрѣчаются 
вмѣстВ,  такъ  что  изъ  этого  уже  примечается  большое  сродство  обѣихъ 
помянутыхъ  породъ*,  онѣ  содерлчатъ  почти  тѣл^е  составныя  части, 
имѣютъ  тотже  уд.  в.  и  въ  сплошномъ  видѣ    встречаются  вмѣстѣ; 
различія  въ  наружной  Формѣ  произошли  кажется  отъ  того,  что  ав- 
гитъ образовался  при  быстромъ  охлажденіи,  а  рог.  обм.  при  мед- 
ленномъ;  по  сему  также  авгитъ,   если  оба  вмЬстѣ  встречаются, 
всегда  первый   образовался.    Уралиты  лежать  въ  горной  породе, 
бывшей  пре;кде  въ  расплавлениомъ  состояніи;  при  скоромъ  охлаж- 
деніи  изъ  перваго  жара  образовались  авгитовые  кристаллы,  мягкая 
еще  масса  которыхъ  во  время  продол;кающагося  медленнаго  охлаж- 
денія  до  совершеннаго  остуженія  приняла  спайность  рогов,  обман. 
Это  доказывается  также  местонахождепіемъ  рогов,  обм.  и  авгита; 
рог.  обм.  находится  обыкновенно  въ  сіэните,  въ  трахите  съ  квар- 
цомъ,  пол.  шпатомъ,  альбитомъ,  ріаколитомъ  т.  е.  съ  массами,  ко- 
торыя  можно  получить  въ  кристаллическомъ  виде,  чрезъ  сплавлепіе 
составныхъ  частей  ихъ,  только  при  медленномъ  охлажденіи:  авгитъ 
напротивъ  того  нах.  преимущественно  въ  вулканическихъ  массахъ» 
въ  базальте,  лавЬ  съ  оливнномъ,  даже  въ  шлакахъ  плавил ьныхь  пе- 
чей, въ  которыхъ  онъ  равпымъ  образомъ  пронсходитъ  отъ  быстра- 
го  охлажденія*,  въ  виде  уралита  нах,  рог.  обм.  въ  сросшихся  лож- 
ныхъ  кристаллахъ,  имеющихъ  наружную  Форму  авгита  въ  большей 
части  уралитов,  порфировъ  Уральскихъ  горъ. 

В  5.  Зйхоіш%сспая  р.  о.  (отъ  еѵ  хорошо,  легко  и  ^^ѵіѵо)^  сплав- 
ляю). Лг/гей$оѣіі у  Т^аігитатрЫЬоІ у  сплошная,  весьма  богатая  же- 
лезомъ,  нах.  съ  содалнтомъ  въ  Гренландіи. 

В.  4.  /Ціастатшеагал  р.  о.  ^га^иаШу  въ  кристаллахъ,  черная 
непрозрачная,  нах.  съ  титанитомъ  въ  Швеціи. 

В.  5.  ЭЪенскал  р.  о.у  КЛепііу  въ  дюймовыхъ  кристаллахъ  или 
сплошная,  нах.  съ  хондродитомъ  въ  зернисгомъ  известняке  въ  Сев. 
Америке. 

В.  6.  ШсталловііЬиал  р.  о.  у  теіаіішегт^е  ИогпЫепйсу  съ  пер- 
ламутровымъ  блескомъ,  склоняющимся  къ  полуметаллическому,  пах. 
въ  габбре  съ  лабрадоромъ  близъ  Борміо. 
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В.  7.  Антофили%еснал  р.  о. ,  (отъ  агд'од^  цвѣтъ,  (рѵХХоѴу  листъ), 
игаігіі^ег  АпІорІгуІШ  у  АпІІіоШІг^  сплошная,  на  краяхъ  просвѣчи- 
вающая;  не  содержитъ  ни  извести,  ни  глинозема  и  нах.  въ  шас- 
тахъ  с^юден.  сланца  Норвегіи  и  Греиландіи,  листоватый  въ  Фин- 
ляндии въ  Куузамо,  и  опализирующійсл  въ  Лойо  и  Гельзипгѣ. 

В.  8.  Благородная  пли  прозра%нал  р.  о.  ила  лучистый  гмжеііЪу 
йіарішпе  НотЫепсІе^  ЗігаЫзІеіп^  Асііпоіе^  [апхІѴу  лучь),  кристаллы 
призматическіе^  но  чаще  сплошная,  спайн.  лучистая,  жилковатая; 
цв.  зеленый  разныхъ  оттЬнковъ;  измѣненія  ея  суть  степлднныйу 
обыкновенный  у  азбестовидный  лучистый  каліенъу  послѣдній,  ЗушШу 
въ  волосистыхъ  кристаллахъ*,  нах.  въ  пластахъ  разныхъ  слапцевъ, 
въ  зернистомъ  известнякѣ  Тироля,  Венгріи,  Саксоніи,  Богеміи, 
Швеціи,  Норвегіи,  Сѣв.  Америки,  а  въ  длинныхъ  призматическихъ, 
на  концахъ  поломанныхъ  кристаллахъ  въ  большомъ  количествѣ  въ 
тальковомъ  сланцѣ  въ  Кыштымскомъ,  Верхие-Ивинскомъ  и  Горно- 
шитскомъ  заводахъ,  въ  хлоритовомъ  сланцѣ  Златоустовскаго  заво- 
да и  жилковато -эксцентрически  скопленными  недѣлимыми  въ  По- 
ляковскомъ  рудпикѣ. 

В.  9.  Гралілштитигесімл  рог.  облі.  или  ТрелюлшШу  Огат- 
таіііу  Тгетоіііу  въ  длпнныхъ  тростнико-или  игловндныхъ  косором- 
бич.  призмахъ  въ  ІЗ-^^  57',  но  безъ  явствеппыхъ  конечностей; 
спай.  сов.  параллельна  плоскостямъ  призмъ;  лучистый,  жилковатый, 
тестовидный,  сплошной;  цв.  бѣлый  и  сѣрый,  рѣдко  свѣтлозеленый, 
прозрачный,  не  содержитъ  почти  никакой  окиси  желЬза.  Измѣненія 
его  суть  стеклянный  у  въ  иголчатыхъ  кристаллахъ,  обыкновенный  у 
въ  вертикально  струйчатыхъ  кристаллахъ  и  азбестовиЬный ,  сплошной, 
жилковатый,  бѣлый,  нах.  въ  зерішстомъ  нзвестнякѣ,  гнейсѣ,  глинис- 
томъ  сланцѣ  Тироля,  Швейцарін,  Швеціи,  Россіи,  въ  Саиарскомъ 
мѣдномъ  рудник*  при  рѣкѣ  Уил ,  гдѣ  тремолитъ  встрЬчаетсл  сплош- 
ной и  лучистый,  окрашенный  мЪдною  лазурью,  также  въ  Оріервскомъ 
мѣдномъ  рудиикѣ  Финллндіи. 

Не  давно  открытъ  новый  минералъ  Эгиринъ  (отъ  Ае^іг^  мор- 
ской богъ  Скандинавской  миѳологіи)  въ  Норвегіи;  онъ  походитъ 
на  арФедзонитъ,  въ  которомь  известь  и  магнезія  рог.  обм.  замѣще- 
ны  постоянно  щЪлочью;  цв.  эгер.  черный,  бурый;  составъ  крем- 
неземъ,  окись  желѣза,  натръ,  кали,  известь,  магнезія,  титановая 
кислота  и  марганцевая  окись. 

Р.  11.  АзБЕстъ,  (отъ  «(ТуЗедод  несгараемый).  Кристад- 
аы  весьма  тонкіе,  волосистые;  сплошной  и  въ  видѣ  лож- 
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ныхъ  кристалловъ  послѣ  горькоземистаго  известняка; 
спайн.  лшлковатая;  изл.  неровный;  тверд,  отъ  плав,  до 
гипс.;  не  много  хрупокъ;  эластически  гибокъ;  уд.  в. 
2,  9  —  2,  5;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  зеленый,  ;келтый,  бу- 
рый; блескъ  шелковый,  иногда  тусклый;  онъ  прозраченъ 
и  просвѣчиваетъ ;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  бѣлое  или 
сѣрое  стекло;  составь  его  походить  на  составь  рог.  обм., 
но  иногда  и  отличается  оть  него.  Лучистый  камень  состав- 
ляеть  переходь  между  ними,  даже  вь  гибкій  аміантъ, 
такь  что  азбесть  со  временемъ  моя^етъ  быть  будетъ 
разсматриваемь  какъ  аміантовая  рог.  обм. 

Измѣненія  его  сугь  1)  гибпій  азб.  или  ЛлііаптЪу  Атіапіііу 
^^^г^^ІасЬзу  І^ІасЫвіеіп,  І^е^ег^еш;  цв.  желтовато-и  зелеиоватобѣлый; 
блескъ  шелковый;  удобно  дѣлится  на  тончайшія  волокна,  весьма 
нѣлшыя  и  гибкія,  подобныя  шелку,  составляетъ  прожилки  въ  змѣ- 
евикѣ  и  гнейсѣ,  2)  обыкновенный  азб,^  волокна  не  гибки,  х]зу[іки  и 
не  легко  отдѣляющіяся,  5)  древесный  азб.^  НоЬазЪеііу  Вег^-Ііоѣ^ 
сплошной,  нѣжножилковатый,  волокна  трудно  отдѣляющіяся;  цв. 
бурый,  желтобурый;  суставчатыя  волокна  весьма  тонки,  Д)  булш^ 
окный  азб.  или  горнал  коака^  ІВег^раріег  ^  ѣег§когЬ ,  ѣег^ІеЯег, 
Вег^/Іеі$сЬу  состоящій  изъ  тонкихъ  и  короткихъ  волоконъ,  перепу- 
тапныхъ  между  собою,  какъ  въ  войлокіі  или  бумага ;  нах.  плоски- 
ми листочками;  сплошной,  съ  перепутанными  жилками,  весьма  вяз- 
К1Й  и  эластически-гибкій. 

Пах.  алгіантъ  и  обыпн.  азб.  въ  жилахъ  змѣевика  гнейса,  зер- 
нистаго  известняка  Италіи,  Швейцаріи,  Тироля,  Швеціи,  Англіп, 
Сибири,  въ  Златоустовск.  и  Екатеринбургск.  округ.,  также  по  рѣ- 
кѣ  Олёнѣ  или  Мороку  вь  Олекшииск.  округѣ;  горнал  кожа  и  аз- 
бестъ  въ  Финляіідіи,  на  островѣ  Стансвикѣ  и  въ  Оріерв[і,  также 
вь  Кадаинскомъ  рудникѣ  въ  Нерчинскѣ,  въ  округѣ  Міяскаго  заво- 
да въ  прол^илкахъ  змѣевика,  обышшвенный  азб.  нах.  также  въ  Оло- 
нецкой Губерніи. 

У^пошр.  аміантъ  или  горный  ленъ  на  приготовленіе  ткани  по- 
средствомь  плетенія  или  вязанія,  по  такъ  какъ  довольно  трудно 
прясть  его  въ  нити,  то  прибавляютъ  часть  льняныхъ  нитокъ;  при 
этомъ  онъ  весьма  удобно  раздѣляется  на  волокна  и  имѣетъ  сверхъ 
того  гибііость  и  нЬлаюсть  льна  или  шелка.  Такимъ  образомъ  вы- 
дѣлываютъ  изь  него  песгараемое  полотно,  несгораемыя  фитили  и 
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бумагу;  послѣ  выдѣлки  вещей  легкимъ  каленіемъ  выжигаютъ  ленъ  и 
остается  одинъ  аміантъ.  Аміантовыя  ткапн  употребляют^  на  выдѣл- 
ку  перчатокъ  и  цѣлыхъ  платьевъ  для  пожарной  команды,  которыя 
были  употребляемы  съ  пользою  въ  особенности  въ  Парижѣ,  при 
пожарахъ,  для  спасенія  людей ;  на  полотно  для  театральныхъ  декора- 
цій;  въ  Піэмоигѣ  вытягиваютъ  изъ  него  непостижимой  тонкости 
нити,  изъ  которыхъ  плетутъ  кружева  и  дѣлаютъ  самыя  нѣжныя 
ткани*,  на  Уралѣ  въ  Екатерипбургѣ  и  въ  Тагилѣ  дѣлаютъ  изъ  амі- 
анта,  перчатки,  колпаки  и  др.  предмѣты  любопытства^  въ  Корсикѣ 
и  КитаЬ  употребллютъ  его  въ  примѣсь  къ  глинѣ  при  дѣланіи  по- 
суды, что  даетъ  ей  вязкость  и  предохраняетъ  отъ  ломкости-.  Им- 
ператоръ  Карлъ  V  имѣлъ  аміантовое  столовое  бѣлье,  которое  по- 
слѣ  стола  для  увеселенія  гостей  онъ  приказывалъ  бросать  въ  огонь, 
чтобы  показать  его  несгораемость.  У  Грековъ  и  Римлянъ  покой- 
ники были  сожигаемы  въ  аміантовыхъ  одѣждахъ,  чтобы  не  смѣ- 
шать  ихъ  останки  съ  обыкиовенною  золою.  Дѣлаютъ  также  изъ 
аміанта  писчую  бумагу,  но  она  весьма  хрупка,  груба,  сѣра,  тверда 
такъ,  что  трудно  принимаетъ  чернила,  а  перо  на  пей  скоро  тупится. 

Семейство.  "5.  Змѣевиковые. 

Тверд,  изв.  шп.,  иногда  плав,  шп.,  у  Фалунита  выше 
апатит.;  уд.  в.  2,  7  —  2,  4;  они  слабо  просвѣчиваютъ 
или  непрозрачны  и  сост.  изъ  кремнеземнокислаго  горыю- 
зема  и  глинозема  и  небольшаго  количества  воды. 

Р,  12.  ШиллЕРШПАТъ,  8с7гіІІегзраіЬ ,  8сЫІІсгзІеіщ 
йіаііа^е  теіаііоійе  отч.,  (діаХХауг^  перемѣна).  Крист.  сис/т 
2-й  1-членная,  но  кристаллы  не  явственны;  сплош- 
ной, вкрапленный,  спайн.  сов.  листоватая;  изломъ  неров- 
ный; тверд,  изв.  шп.;  уд.  в.  2,  7  — 2,  6;  цв.  оливко-зе- 
леный,  съ  перламутровымъ  блескомъ,  переходящимъ  въ 
полуметаллическій,  отливающій ;  сост.  изъ  кремнеземно- 
кислаго горькозема  и  закиси  яіелѣза  съ  водою. 

Нах.  чешуйками  въ  змѣевикѣ  на  Гарцѣ  или  составляетъ  зёрпи- 
столистоватыя  сплошныя  массы;  въ  большомъ  количествѣ  въ  окру- 
гѣ  Міяскаго  завода  и  во  многихъ  мѣстахъ  Урала  и  Алтая. 

Р,  13.  ЗмѣЕВИКЪ,  Серпентинъ,  (отъ  зегрет^  змѣя) 
ОрЫі^  ОрНіоШу  (отъ  офід^  змѣя,  Хсд-од,  камень).  Крист, 


—   216  — 


сист,  1-й  \'Осная^  короткія  8-стороннія  призмы,  но  со- 
мнительны; сплошной;  тверд,  изв.  шп. ;  уд.  в.  ^,6  — 
2,  5;  блескъ  жирный;  непрозраченъ;  цв.  зеленый  раз- 
ныхъ  оттѣнковъ,  но  также  бѣлый,  бурый,  желтый  и 
красный;  изл.  плоскораковистый;  нехрупокъ;  предъ  п. 
тр.  не  много  плавится  на  краяхъ;  сост.  изъ  кремнезем- 
нокислаго  горькозема  съ  водою.  2  Мо^  5  М§  Н^. 

В.  1.  благородный  злі.  у  желто ватобѣлый,  сѣріюжелтый,  масле- 
ио-оливково-л)'ково-зелеііый,  чериоватозеленый  ^  мало  блестящій  или 
мерцающій;  пах.  въ  Норвегш  и  въ  Уральск,  горахъ  въ  округѣ  Зла- 
тоустовскомъ  и  Екатеринбургскомъ. 

В.  3.  обыкновенный  злі.^  ему  свойственны  преимущественно 
темнозеленые  цвѣта,  также  бурые,  буровато-красные,  черные-,  не- 
прозрачный п  тусклый;  оба  вида  переходятъ  другъ  въ  друга. 

Пах,  въ  пластахъ  зерпистаго  известняка ^  гнейса,  слюд,  слан- 
ца Силезіи,  Богеміи,  Саксоніи,  Италіи,  въ  Норвегін,  гдѣ  самые 
лучшіе  ложные  кристаллы  при  Снарумѣ,  въ  Швеціи,  бѣлый  и  зе- 
леный зм.  въ  Финляндіи  въ  Питкарандѣ,  розовый  въ  Гельзипгѣ,  со- 
держанцй  церій  въ  Бамбукѣ,  также  въ  Уральск,  горахъ  въ  Міяскомъ 
и  Екатеринбургскомъ  округахъ  и  въ  Кавказскихъ  горахъ. 

Употр»  на  выдВлку  ступокь  для  аптекъ,  вазъ,  покаловъ,  чай- 
никовъ,  чашекъ,  табакерокъ,  шандаловъ,  на  стололыя  доски,  плиты 
для  половъ,  на  чернилицы,  н.  п.  въ  Саксонскихъ  горахъ  и  въ  Ека- 
теринбургѣ;  его  мо;кпо  весьма  удобно  обработывать ,  точить  и  пи- 
лить, но  онъ  худо  поли])уется  •,  онъ  не  годепъ  д^я  крѣпкихъ  стѣнъ, 
потому  что  мало  твердъ,  но  такъ  какъ  онъ  весьма  постол непъ  въ 
огнѣ,  то  моліно  его  удобно  употреблять  на  постройку  очаговъ,  по-  / 
жарныхъ  стънъ,  даже  иногда  употребляли  его  на  мостовую,  пре- 
жде гораздо  болѣе  въ  архитектурнолгь  искуствѣ;  въ  Италіи  и  Егип- 
та найдены  статуи,  колонны  и  вазы,  сд1.лаіпіыя  изъ  змѣевика. 

Антикоритъ,  новый  минералъ  неявственной  крисгал- 
лизаціи;  уд.  в.  2^,6;  твердый;  цв.  зеленоватый;  сост.  кре- 
мнеземъ,  магнезія,  закись  желѣза,  глиноземъ  и  вода. 
4  (М^  Ге)^  8і^)-і-5       Й,  сходная  Формула  съ  змѣевиковою. 

Р,  14.  Родохромъ,  (отъ  ^0(^еод^  розовый,  х^^Р^^> 
цвѣтъ).  Крист.  сист.  сплошной;  изл.  занозистый,  вь  мел- 
кихъ  кускахъ  чешуйчатый;  цв.  сѣроваточерный,  въ  тон- 
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кихъ  персикоцвѣтнокрасныи;  составь  кремнеземъ,  хромо- 
вая окись  и  горькоземъ. 

Нах.  въ  хромовой  рудѣ  съ  уваровитомъ  въ  Сарановской,  въ  Бис- 
серскомъ  заводь  и  кажется  есть  хромовый  змѣевикъ. 

Р.  15.  Ф  А  л  у  н  и  т  ъ ,  (собств.  им  я) ,  Тгікіази,  (г^сд,  три, 
уЛабід,  изломъ).  Кристп.  сист.  2-й  'Ѵ-^сленнал,  или  тг^а- 
тілънал  ?  (гранатоэдръ)  ?  призмы  иногда  З-стороннія, 
тверд,  апатит.;  уд.  в.  2,  6;  цв.  разные,  бурые,  красно- 
бурые,  зеленые;  блескъ  слабый,  жирный;  изломъ  зано- 
зистый; сост.  изъ  кремнезема,  глинозема,  съ  малымъ  ко- 
личествомъ  горкозема,  закиси  желѣза  и  воды. 

Нах.  въ  хлорит,   и  тальк,  слаіщахъ  при  Фалунѣ  въ  Швеціи,  ' 
вмѣстѣ  съ  Вейсситпожъ^  весьма  похожимъ  ііа  него  и  въ  Фйнляндіи 
въ  Кнско  и  Або-  Фалунитъ  походитъ  на  змБевикъ  и  можетъ  быть 
произошель  отъ  разрушенія  венисы. 

Р.  16.  ПиРОсклЕРИтъ  (отъ  яіУ^,  огонь,  ^тхЯт^^од,  твер- 
дый). Крист.  сист.  \-и  І-осн.;  уд.  в.  2,7 ;  тверд,  изв.  шм.; 
цв.  зеленый;  онъ  прозраченъ  или  просвѣчиваетъ;  предъ 
п.  тр.  трудно  плавкій;  сост.  изъ  кремнезема,  горькозема, 
глинозема  и  воды,  съ  хромовой  и  ;келѣзной  окисями  и 
нах.  на  островѣ  Эльбѣ  и  въ  Швеціи. 

Р,  17.  Пикрозминъ  (отъ  тщод.,  горькій,  ост^ііт^,  за- 
пахъ).  Крист.  сист.  1-й  і-осналу  но  по  б.  ч.  сплошной; 
тверд,  и  уд.  в.  подобные,  при  увлаженіи  его  издаетъ  онъ 
горкій  запах  ь,  отъ  чего  онъ  и  получилъ  названіе;  но 
сост.  изъ  кремнезема  и  глинозема  съ  водою. 

Нах.  въ  змѣевикѣ  въ  Богеміи,  составляя  примазку  на  змѣе- 
викѣ. 

Р,  18.  ПиРАЛлолитъ  (отъ  пѵ^^  огонь,  аХХод,  другой, 
Хід^од,  камень).  Крист.  сист.  1-й  \-глен.у  кристаллы  приз- 
матнческіе,  иногда  съ  конечнымъ  пріостреніемъ  половин- 
наго  октаэдра,  но  рѣдко  явственные;  по  б.  ч.  сплошной; 
тверд,  между  апат.  и  изв.  шп.;  уд.  в.  2,6;  цв.  зеленый, 
бурый,  желтовато бѣлый;  блескъ  жирный;  предъ  п.  тр. 
сплавляется  въ  бѣлое  стекло;  сост.  и.эъ  кремнезема  и 
горькозема  и  содерлштъ  не  много  глинозема,  извести, 
закиси  желѣзной  и  марганцовой  и  воды. 
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Нах.  въ  зерішстомъ  известпякъ  на  островѣ  Паргасіі  пх  Фнн- 
ляіідіи. 

Семейство  4.  Волластонитовые. 

Составляютъ  листовато -лучистыя  и  жилковатыя  мас- 
сы; тверд,  между  апат.  и  плав.;  уд.  в.  2,8  —  2,6;  цв. 
бѣлый,  сѣрый;  сост.  изъ  кремнезема  и  извести,  почти 
безъ  воды. 

Р.  19.  ВоллАСТОНитъ  (со бет.  имя),  ЗсЬааЫеіпу  Та» 
^'еЬрсШгу  КіезеШаІкзраіЬ.  Крист.  сист,  2-м  1-гле«.,  кристал- 
лы не  явственные;  почти  всегда  сплошной;  изл.  неров- 
ный, скорлуповато-или  шестовато-отдѣленный ;  тверд,  апат.. 
уд.  в.  2,8;  цв.  ;келтый,  красно  и  сѣробѣлый;  блескъ  стек- 
лянный, переходянцій  въ  перламутровый;  сост.  кремнеземъ 
съ  болыпимъ  количествомъ  извести. 

Нах.  въ  зернистомъ  известнякѣ,  гнейсѣ  Богеміи,  Саксоніи, 
Швеціи,  въ  Паргасіі,  Лойо,  Пергеньеми  въ  Финляндіи,  въ  Сьв. 
Америкѣ  н  т.  д. 

Роды  Пекгполшш  [отъ  щулод,  сплошной,  Хід'од^  камень)  и 
Стеллитъ  (отъ  біеііа,  звѣзда)  мало  отличаются  химическимъ  со- 
ставомъ  отъ  волластонита. 

Р.  20.  ЭдЕЛЬФОРСИТъ,  АесЫ/огзіі,  (собств.  имя).  Крист, 
сист,  1'П  1-осн.  (?),  сплошной  съ  спайн.  неявственно  лучис- 
тою ИЛИ  жилковатою,  переходящій  въ  плотный;  тверд, 
апат.  (?),  уд.  в.  2,6;  цв.  бѣлый,  буроватосѣрый ;  просвѣ- 
чивающій  на  краяхъ;  предъ  п.  тр.  сплавл.  въ  безцвѣтное 
стекло;  составъ  кремнеземистая  известь  съ  горькоземомъ 
и  глиноземомъ.  С  8і^. 

Наа:,  въ  ЭдельФорсѣ  въ  Швеціи. 

Семейство  5.  КарФОлитовые. 

Спайность  жилковатая;  уд.  в.  2,9;  тверд,  апат.;  сост. 
изъ  кремнезема  и  глинозема  съ  марганцевою  окисью  и 
водою. 

Р.  21.  Карфолитъ,  КагрШііЬ  (^са^фод,  солома),  крис- 
таллическій,  сплошной,  вкрапленный,  спайн.  пучковидно 
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и  звѣздообразно  жилковатая,  легко  дѣлится  на  волокна; 
уд.  в.  2,9,  цв.  соломенный;  блескъ  шелковый;  непрозра- 
ченъ;  сост.  какъ  выше  изложено. 

Нах.  въ  гранить  Шлакенвальда  въ  Богеміи. 

Семейство  6.  Кіанитовые. 

Спайность  листоватая  или  лучистая;  тверд,  между 
пол.  шп.  и  кварц.;  уд.  в.  3,6  —  "5,1;  цвѣта  свѣтлые;  блескъ 
перламутровый;  сост.  изъ  кремнезема  и  глинозема,  нахо- 
дящагосл  въ  преобладаюп^емъ  количествѣ,  но  почти  безъ 
воды,  кромѣ  того  изъ  глинозема  съ  водою. 

Р.  22.  КіАнитъ,  (отъ  'Ашѵод^  сішій\  СуатС^  ЮЫепе, 
Крист.   сист.   1-й  І-глен,,  основн.  и  преобладающая  ф. 
косвенная  ромбич.  призма  въ  Юб^  15^  съ  двумя  боков,  плос- 
костями, которыя  шире  другихъ  двухъ;  боковыя  ребра 
обоего  рода  немного  притуплены  и  косвенная  конечная 
плоскость  наклонена  къ  широкой  боковой  плоскости  подъ 
100*^  50^,  къ  узкой  же  подъ         15^;  кристаллы  длин- 
ны, тонки;  широкія  боковыя  плоскости  горизонтально, 
узкія  вертикально  струйчаты;  нерѣдко  двойники  сросшіе- 
ся  параллельно  широкимъ  боков,  плоскостямъ;  кристал- 
лы часто  искривлены,  притомъ  сросшіеся  съ  кристалла- 
ми ставролита  въ  одно  двойникообразное  цѣлое  (какъ 
въ  горѣ  С.  Готгардѣ),  спайн.  совершенно  параллельна  по 
направленію  узкихь  боков,  плоскостей;  тверд,  отъ  кварц, 
до  апат. ,  различна  на  разныхъ  плоскостлхъ,  даже  раз- 
лична  по  разнымъ   направленіямъ   на  широкихъ  боков, 
плоскостлхъ;  некоторые  кристаллы  отъ  тренія  дѣлаются 
положительно,  —  Другіе  отрицательно-электрическими,  по- 
сему онъ  и  получалъ  названіе  дистена  (отъ  дсд^  двойной 
и  дгг^од,  сила);  уд.  в.  "5,7  —  3,5;  блескъ  стеклянный,  на 
широкихъ  боков,  плоскостяхъ  перламутровый;  цв.  молоч- 
нобѣлый,   безцвѣтный   или   небесносиній,  селадонозеле- 
ный  {уіѵаѵос,  значитъ  этотъ  цвѣтъ  и  по  этому  онъ  полу- 
чилъ  названіе  кіанитъ ),  иногда  ;келтобѣлый ,  кирпично- 
красный,  даліс  черноватосѣрый;  онъ  просвѣчиваетъ ;  сост. 
изъ  глинозема  и  кремнезема. 
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в.  1.  щЛистоватый  /г.,  Суапіі^  прямоскорлуповатоотдѣленный; 
сииихъ  цвЬтовъ,  шііроколучистый. 

В.  2.  У^зколугистый  к. у  ЛЬаЫъіі  (собст.  имя),  эксцентрически- 
лучистый  ^   жилковатый^  сѣробѣлыхъ^  желтыхъ,  черновато- сѣрыхъ 

ЦБ. 

Ыах.  въ  разныхъ  слапцахъ,  гранитѣ,  часто  вмѣстЬ  съ  ставроли- 
томъ,  въ  Швейцаріи,  Тиролѣ,  Богеміи,  Саксоніи^  Швеціи  и  Нор- 
вегіи,  въ  Фипляндіи  въ  Иломапцѣ,  въ  Бразиліи  и  Сѣв,  Америка; 
въ  Уральск,  горахъ  въ  кварцевыхъ  жилахъ  слюден.  сланца  Таганая, 
на  берегахъ  Урепги  и  въ  глинист,  слаіщѣ  при  деревнѣ  Колюшки- 
ііой  близъ  Екатеринбурга  ^  также  въ  валунахъ^  кварцевые  валуны 
съ  сросшимся  кіанитомъ  находятся  въ  той  же  деревнѣ  и  другіе 
кіанитовые  валуны  широкошестоватаго  сложенія  и  свѣтлоохрожел- 
таго  цвѣта,  какъ  ретицитъ^  встрѣчаются  въ  россыпяхъ  Кыштымск. 
завода. 

Р.  Бертитъ,  ТѴогіТіи  (собств.  имя).  Кристаллы 
неявственные,  спайн.  листоватая,  лучисто;килковатый  или 
зернистый;  тверд,  между  пол.  шп.  и  кварц.;  уд.  в.  Ъ^\\ 
цв.  бѣлый,  желговато-и  сѣровато-бѣлый,  ікелтый,  крас- 
ный; блескъ  перламутр.,  жирный;  онъ  просвѣчиваетъ,  даже 
прозраченъ;  предъ  п.  тр.  неплавится;  сост.  изъ  глинозе- 
ма и  кремнезема  съ  водою  и  малымъ  количест.  горько- 
зема. 

Мах.  въ  валунахъ  окрестностей  С.  Петербурга. 
Р.  24.  КсЕнолитъ,  ХепоШН  (^іеѵод^  чужой,  Лід^од, 
камень).  Кристаллы  мелкіе  призматическіе  съ  прямона- 
сажд.  конечн.  плоскостію;  тверд,  почти  кварц. ;  уд.  в.  о,5; 
цв.  бѣлый,  сѣрый;  прозраченъ;  изл.  неровный,  зернис- 
тый; блескъ  стеклянный,  почти  перламутровый  на  спай- 
ныхъ  плоскостяхъ;  предъ  п.  тр.  неплавится;  сост.  изъ 
кремнезема  и  глинозема.    АІ  8і. 

Них.  въ  гранитныхъ  валунахъ  окрестностей  ПетергОФа,  проис- 
шедшихъ  безь  сомнѣнія  изъ  Финляндін. 

Р.  25.  ДіАспорЪ,  Аіитіпв  1гуд.гаіё.  Крит.  сист.  1-м 
І^глен.,  весьма  не  лсныя  призмы  въ  82^  съ  большимъ 
притупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ,  отчего  происхо- 
дитъ  широкая  6-сторонняя  призма  или  таблицеобразная; 
косвенная  конечная  плоскость  насаждена  на  острое  бо- 
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ковое  ребро;  плоскости  призмы  вертикально  струичатьц 
спайн.  весьма  сов.  паралл.  притупляющимъ  плоскостямъ 
острыхъ  боковыхъ  ребръ;  грубозернистый  и^и  шестова- 
то-отдѣленный ;  тверд,  пол.  шп. ;  уд.  в.  0,4  —  %Ъ'^  цв. 
желтобѣлый,  зеленобѣлый,  но  отъ  водянистол;елѣзной 
окиси  всегда  желтоватобурый  или  охряно^келтый;  блескъ 
на  спайн.  плоскостяхъ  перламутровый,  на  другихъ  жир- 
ный; онъ  просвѣчиваетъ ;  предъ  п.  тр.  раздробляется  на 
тонкіе  листочки,  отчего  и  получиль  названіе  (отъ  дсаатто- 
разсѣяніе),  но  неплавится;  сост.  водянистый  горько- 
земь  съ  малымъ  количест.  желѣзной  окиси. 

Пах.  въ  жилахъ  хлорит,  сланца  Косойброда^  въ  45  в.  отъ  Ека- 
теринбурга близъ  мраморііаго  завода,  въ  15  в.  отъ  Горношитска, 
вмѣстѣ  съ  наждакомъ  и  хлорптоидомъ  ^  прелюде  такл^е  въ  Бродбѣ 
въ  Швеціи. 

Хлоритоидъ  (отъ  ;^Яб)^од,  зеленый)  есть  разность  желѣзистаго 
діаспора,  темнозеленаго  цвѣта  и  нах.  вмѣстВ  съ  діаспоромъ  въ  да- 
чахъ  Горношитскаго  завода.   См.  баритофиллшпъ. 


Семейство  7.  Эпидотовые. 

Крист.  сист.  превратно- І-г^  \  -гяен.,  тверд,  отъ  кварц, 
до  пол.  шп.;  уд.  в.  ^5,4 —  о,1;  цв.  зеленый,  сѣрый,  бу- 
рый и  черный;  всѣ  представляютъ  кремнекислые  гли- 
ноземы и  извести. 

Р.  26.  Эпидотъ  (епідоо)^  прибавляю),  Різіагіі^ргіта- 
ІоШізсНег  Аи^іСзраік.  Крист.  \-и  \'%лен.,  главная  ф.  кос- 
венная  ромбич.   призма   (Фиг.  105  М.  Р)  съ  конечнымъ 

пріостреніемъ ,  насажденнымъ 
на  острыя  боков,  ребра  (I.  с 
Л.  Л.  и  ФИГ.  106.  о),  подъ  109"" 
27',  конечная  плоскость  при- 
надлежитъ  двумъ  различнымъ 
октаэдрамъ;  иногда  притуплен- 
ны  острыя  боков,  ребра  (фиг. 
105  Ь.),  и  вмѢстѢ  съ  подчинен, 
плоскостями  конечнаго  гіріос- 
тренія,  насажденнаго  на  ту- 
пыя  боков,  ребра,  или  съ  ко- 
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нечпыми  плоскостями  этого  1-й  І-член.  октаэдра  двз^^ъ 
различныхъ  плоскостей,  косв.  насажденныхъ  на  боков, 
плоскости  призмы  съ  притуплённою  верхушкою;  так;ке 
отді.льныя  бодов.  плоскости  второй,  третьей  и  четвертой 
вертикальной  призмы;  эти  вообще  длинны,  вертикаль- 
но струйчаты;  не  рѣдко  двойники,  такъ  что  2  недѣли- 
мыхъ  имѣютъ  общую  боковую  плоскость  первой  ромбич. 
призмы,  которой  соотвѣтствуетъ  менѣе  совершенная  спай- 
ность, всѣже  другія  плоскости  лежать  въ  обратномъ  ви- 
дь;  весьма  часто  сплошной,  вкрапленный  и  зернами;  тверд, 
мел^/^.  кварц,  и  пол.  шп. ;  изл.  неровный;  уд.  в.  '5,5  — 
■5,2;  блескъ  стеклянньпі,  перламутровый  на  спайн.  плос- 
костяхъ;  цв.  почти  всегда  сѣрый,  зеленый,  красный,  весь- 
ма рѣдко  бѣлый;  онъ  полупрозраченъ  и  хрупокъ;  предъ 
п.  тр.  болѣе  или  менѣе  трудно  плавится  и  сост.  изъ 
кремнеземистыхъ  глинозема  и  извести  съ  желѣзною  и 
марганцевою  окисями. 

Б.  1.  Благородный  эп.  или  фистацитЪу  Різіасііу  {оть  пк^аула, 
пдодъ  древесный  этого  назв.),  ТішІШу  ЛгепЛаІІіу  Т)с1рЫпИу  Оізапгі 
АкапііЬоПу  зерн и сто-шестовато-отдѣ ленный,  Фисташковозелеиын,  ино- 
гда с  к  лоняющійсл  въ  черновато-масленозеленый^  изрѣдка  гірозраченъ; 
содержитъ  много  желѣзной  окиси;  измѣненія  его  с^іъ  листоватый^ 
лушстый^  зернистыщ  сплошной.  Пах.  въ  жилахъ  гранита,  гнейса, 
сіэннта^  діорнта  въ  Арепдалѣ  Норвегі[і,  Финллпдіи  въ  Киско  и 
Гельзингѣ,  ДоФнне  во  Фрапціи,  въ  Италіи,  Тиролѣ,  Саксонін,  Сн- 
лезіи,  Венгріи,  Швеціи,  Англіи,  Сѣв.  Америкѣ,  въ  Уральскихъ  го- 
рахъ  Екатеринбургск.  окр.  и  въ  Охтенской  въ  округѣ  З.іатоусгов- 
скаго  зав.  въ  кварцов.  л^илахъ  граинта;  кристаллы  дюймовые  съ 
весьма  гладкими  и  блестящими  поверхностями  и  въ  хлорит,  сланца 
вміістѣ  съ  кристаллами  діопсида',  так;ке  мелкими  зернистыми  и  іие- 
стоватыми  кристаллами  въ  барсовитѣ  по  ріічкѣ  Барсовкѣ,  въ  дачахъ 
Кыштымскаго  зав.  на  черномъ  озерѣ  въ  Ильменскихъ  гор.,  таклсе 
въ  олигокласовомъ  порфнръ  у  Аятской  деревни  Екатеринбургск.  окр. 

В.  3.  Обыпиовенный  эп.у  Пуитшщтъ  '^)^  Заиаіріі;,  Т^оівіі  (собст. 
им.),  рѣдко  въ  кристаллахъ,  по  б.  ч.  шестовато-отдЬленный,  желто- 

•)  По  изслѣдов.  д.  Озсрскаго  (І(1епіііа1  йе.я  Ри5сЬкіпіі8  тіі  (Зет  Ері- 
д.о1  въ  ѴегЬап(11ип§.  А.  тіпегаіод.  СезеІЬсІі.  ги  8і.  РеІегзЬигд  18 'і 2)  Пушки- 
нитъ  есть  измѣнсніе  Эшідота. 
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зеленый,  сѣробѣлый,  бурый,  мало  просвѣчивающій;  содержите  мно- 
го извести  и  желііза.  Нах,  въ  гнейсѣ,  гранить,  въ  Тиролѣ,  Карнн- 
тіи,  Богеміи,  въ  Петрозаводскѣ  Олонецк.  губ.,  въ  Уральск,  гор., 
въ  округѣ  Міяск.  зав.  прекрасными  кристаллами  или  зернистый  въ 
прожилкахъ  хлорит,  сланца  въ  Горпошитскомь  зав.  близъ  Екате- 
ринбурга, въ  мраморной  ломкѣ  и  при  деревнѣ  Ильлновѣ  по  рѣкѣ 
Таналыкѣ,  а  такъ  называемый  Вшпаліитъ,  ТѴіікшпіі  (собст.  имя)^ 
въ  пузыристыхъ  пустотахъ  порФИровой  породы  Шотландіи, 

В.  5.  Марганцевый  Зп.у  Ріетопіевізсііег  Вгаипзіеіщ  отличается 
содержаніемъ  марганца  и  пах.  въ  кварцѣ  въ  ПіэмонтЬ. 

В.  4.  ЪупланЬитЪу  Бкоііпу  (собств.  имя),  спайн.  не  ясно  паралл. 
притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ  боков,  ребръ;  цв.  черный; 
непрозраченъ.  Нах.  съ  роговою  обманкоЕО  въ  Арепдалѣ  съ  ріако- 
литомъ  при  Лахск,  озерь  и  въ  полдюймовыхъ  тонкихъ  и  призматич. 
кристаллахъ,  вросшихъ  въ  гранитѣ  Верхотуріи. 

Семейство  8.  Манганолитовые, 

Минералы  этого  семейства  кристаллические,  по  б.  ч. 
сплошные;  тверд,  отъ  кварц,  до  апат.  и  уд.  в.  "5,7 — "бД; 
цв.  красные,  рѣдко  бурые,  сѣрые,  желтые;  блескъ  сте- 
клянный, перламутровый;  не  очень  прозрачны;  содержать 
кремнеземъ  и  закиси  марганца,  иногда  съ  церіемъ  и  Лхе- 
лѣзомъ. 

Р.  27.  Манганолитъ,  Марганцевый  голышъ  или ру^ 
биновый  шпатъ,  Мап^аігкіезеі,  Мап^апвраіііу  ИоіЬзІеіП)  тап- 
§апезе  охусіё  зШЫ/еге»  Крист.  сист,  1-й  І-г.леи.  спайн.  не 
совер.  параллельна  боков,  плоскостямъ  подобной  2-й  1- 
члсн.  призмы  въ  87°  5'  или  88°,  какъ  въ  Сибирскомь, 
и  по  сему  изоморФЪ  съ  авгитомъ;  по  б.  ч.  сплошный, 
вкрапленный;  тверд,  кварц.,  иногда  апат.;  хрупокъ;  уд. 
в.  5,6  —  "5,2;  цв.  розовый,  иногда  бурый,  желтый,  сѣ- 
рый;  блескъ  стеклян.,  склоняющійся  къ  перламутровому; 
прозраченъ;  предь  п.  тр.  плавкій;  сост.  изъ  кремнезема, 
закиси  марганца  и  извести. 

В.  1.  Лугистый  лі.^  КгезеІтап^апзраіЬу  Юіосіопгіу  (отъ  додсОду 
розовый),  мелколучистый,  мелко-и  тонко-зернисто-шестоватый ;  ро- 
зовый, просвѣчивающій  на  краяхъ. 
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Нал.  въ  зерііпст.  л?елѣзн.  блескѣ  Швеціи,  въ  большнхъ  мас- 
сахъ  БЪ  пластіі  кварца  въ  Шабровск.  прінскѣ  блнзъ  Екатерипбу^)- 
га,  также  въ  Финлліідін,  въ  Сторъ-Киро. 

У^потр.  на  вазы  и  подобн.  издѣиія,  иногда  длиною  въ  сажень. 

В.  2.  С  плотный  аі.^  Нусігорііу  РкоІіъІЬ,  Втаип-и.  Сжгипшап^ап- 
егт,,  Могптап^апегт.  у  АИа^іі ,  Ш.аи^ап]а8рі$ ,  сплошпый,  тверже 
предъидущаго ,  но  меньшаго  уд.  в.,  розовый,  желтосѣрый,  непро- 
зрачный. Мах.  тамже  и  въ  Капникѣ  въ  Веигріи,  на  Гарцѣ,  въ 
Тироль,  близъ  деревнп  Седѣльниковой  въ  Екатеринбургск.  окр._,  вь 
сажень  длиною. 

Р.  28.  Тулитъ,  ТІшІіЬ.  Крист.  сист.  ^чі  І-глен..^  на 
не  лспа,  по  б.  Чо  оплошный  и  вкрапленный;  тверд,  пол. 
шп.;  уд.  в.  ^,1;  бл.  стеклян.  на  спайн.  плоскостяхъ  пер- 
ламутровый; просвѣчіивающъ  на  краяхъ;  сост.  изъ  кремне- 
зема, церія,  кали  и  окиси  желѣза» 
Нах.  съ  кварцомъ  въ  Норвегік. 

Разрядъ  II.  Твердые  камни. 

Крист.  сист.  весьма  различна,  пѣкоторые  только  амар- 
Фическіе;  ?іверд.  самая  большая,  отъ  алмазн.  до  кварц; 
уд.  в.  между  2,5  —  5  —  4,6,  но  по  б.  ч.  2,6  —  "5,6; 
аморФическія  массы  имѣютъ  при  меньшей  твердости  так- 
же меньшій  уд.  в.;  бл.  алмазный,  по  б.  ч.  стеклянный  и 
жирный,  иногда  перламутровый;  цв.  по  б.  ч.  весьма  ир- 
кіе,  но  также  другіе  безцвѣтны;  соверш.  прозрачны; 
сост.  отличается  кремнеземомъ  съ  болѣе  или  менѣе  зші- 
чительнымъ  содерженіемъ  металлическихъ  окисей;  одинъ 
родъ  состоитъ  изъ  чистѣйшаго  углерода,  другіе  изъ  гли- 
нозема, но  эти  именно  отличаются  большею  твердостю 
и  блеском ь;  кристаллизаціонная  вода  то^іько  въ  опало- 
выхъ  аморфическихъ  массахъ. 

Семейство  9.  Венисовыя. 

Крист.  сисіп.  правильная  у  2-й  \-оснаЛу  1-й  \.'Осная, 
тверд,  между  кварц,  и  пол,  шп.,  иногда  даже  апат. ;  уд. 
в.  5,  2  —  4,  о;  всѣ  отличаются  разными  цвѣтами,  крас- 
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нымъ,  бурымъ,  зеленымъ,  и  сост.  изъ  глинистыхъ  и  из- 
вестковыхъ  силикатовъ^  содержаніе  ліслѣза  весьма  значи- 
тельно, иногда  также  марганца. 

Р,  29.  Вениса,  Огапаі,  §гёпаЬ^  Крист,   сист.  пра- 
вильная у  основн.  Форма  гранатоэдръ,  (фиг.  107),  так/ке 
лейцитоэдръ  (см.  стр.  24  фиг.  і6),  оба  сжаты  и  подчи- 
Фиг.  107.  Фиг.  108.      иены  плоскостямъ  эксакисъ- 

октаэдра  (фиг.  108)^  диплогра- 
натоэдръ,  тетракисъ-эксаэдръ, 
эксаэдръ,  а  между  ними  нѣ- 
котор.  соедин.,  въ  особенности 
плоскости  гранатоэдра  съ  пло- 
скостями лейцигоэдра,  рѣдко 
кристаллы  эмиэдрическіе,  и.  п.  кристаллы  гроссуляра, 
плоскости  гранатоэдра  часто  струйчаты  по  направленію 
короткой,  а  лейцитоэдра  по  длинной  діагонали^  также 
сплошная,  вкрапленная,  зернами;  спайн.  по  направленію 
додекаэдрическ.  плоскостей  менѣе  явственна;  тверд,  ме- 
жду —  5,4;  бл.  стеклян.,  жирный;  прозрачна  во  всѣхъ 
степеняхъ;  цв.  красный,  желтый,  зеленый,  бурый,  черный; 
хрупка;  изл.  раковистый,  неровный;  предъ  п.  тр.  спла- 
вляется въ  магнетнческій  шарикь;  сост.  кремнеземноки- 
слый  глиноземъ,  одинъ  по  себѣ  или  въ  смѣси  съ  крем- 
некислой окисью  желѣза,  въ  соединении  съ  силикатами 
извести,  горькозема,  ;келѣзйой  и  марганцевой  закиси. 

В.  1.  БлагороЪнал  б.,  ЛіпшпсІІПу  оп'епЬаНзс/ьег  Огапаіу  Саг/шь- 
кеіу  Еізепіігоп^гапаіу  по  б.  ч.  кристаллами,  рѣдко  сплошная,  уд.  в 
4,0 — Д^І',  тверд,  между  кварц,  и  топаз.*,  цв.  вишпево-буровато-кро- 
Блпокрасный^  изл.  раковистый^  сост.  изъ  кремііеземнокислаго  глино- 
зема, и  кремнеземпокислой  желѣзной  и  марганцевой  окисей.  Мах* 
вросшая  въ  гнейсѣ  и  слюдяномъ  сланцВ  въ  Тиролѣ,  при  ФалуиЬ 
въ  Швеціи,  въ  Финллндіи  въ  Міолѣ,  Тулосисѣ,  въ  Або^  въ  Ураль- 
скихъ  горахъ,  буровато-краспаго  цвѣта,  отдѣльными  кристаллами 
въ  россыпяхъ,  мелкими  зернами  и  криста.ілами  въ  видЬ  лейцитоэ- 
дра, ръже  гранатоэдра,  въ  зав.  Нейвиискомъ,  Невинско-Столбин- 
скомъ  и  Барсовскомъ*  или  вросшая  въ  слБОден.,  хлорит.,  рогово- 
обм.  или  глинист,  сланцахъ,  часто  въ  большомъ  количеств*,  н. 
пр.  въ  слюд,  сланцѣ  въ  Тагапаѣ  въ  окр.  Злагоустовск.  зав.  пвъСыс- 
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серскомъ  зав.,  въ  хлорит,  сланцѣ  Златоустовск.  зав.,  въ  роговообмапк. 
слапцѣ  въ  Урепііі  въ  Златоустов,  зав.  и  дер.  Коссойбродѣ,  въ  глинист, 
с.іанцѣ  въ  Полевскомъ  зав.*,  всѣ  эти  кристаллы  часто  бываютъ  око- 
ло 2-дюГімовъ,  составляютъ  соединенія  гранатоэдра  съ  ленцитоэ- 
дромъ-,  она  нах.  также  вросшая  въ  гранитѣ  Верхне-Иссетск.  зав.  и  на 
вершинъ  Ильменской  горы  въ  округВ  Міяскаго  зав.,  но  кристаллы 
весьма  мелки. 

В.  2.  Коритевъгй  паліенъу  Ружлнцовитъ  (собст.  имя),  Капеі^га- 
паір  КапеІзШп^  Неззопіір  снлошный,  зернами,  мелко-зерписто  отдѣ- 
ленный*,  тверд,  между  кварц,  и  топаз.;  уд.  в.  5,7  —  3_,6;  цв:  гіацинтово- 
красный,  оранжевол?^елтый,  медовон^елгый*,  прозраченъ,  иногда  про- 
свѣчивающь-,  сост.  глиіюземъ  и  известь  съ  малымъ  колич.  желЗзн. 
окиси.  Нах.  въ  гнейсѣ  и  зернами  въ  пескѣ  Цейлона,  въ  Шотлан- 
діи,  на  о.  Паргасѣ  въ  Фипляндіи  (Витапгоѵѵіі),  въ  Піэмоитѣ. 

В.  5.  Обыкновеинал  или  бурал  в.у  кристаллами  и  сплошная;  уд. 
в.  Д,5  —  4;0;  ТВ.  кварц  ;  цв.  желтый,  бурый,  красный;  блескъ  сте- 
клянный, склоняюш,ійся  къ  жирному;  содержитъ  известь,  вмѣстѣ 
съ  желѣзистымъ  и  глинистымъ  силикатами,  кромѣ  глиноземистаго 
и  марганцоваго  силиката.  Измѣнснія  ел  суть:  Лплоліъ  (отъ  атгХоод, 
простой),  гранатоэдръ  съ  г|)убыми  струйками  по  направл.  короткой 
діагонали;  Шварценбургскій  ап.  иногда  переходитъ  вывѣтривапіемъ 
въ  темно  зеленую  хлоритовидную  массу,  отчасти  такъ  мягкую,  что 
она  можетъ  быть  царапаема  ногтемъ.  Колофоншпг^  (отъ  у.оХосро)ѴШ^ 
смола)  или  РесК^гапаіу  съ  отличнымъ  жирн.  бл.  Ротофитъ^  Ко- 
іііо/^^ііу  (собств.  имя),  печенковобураго  цв.,  немного  марганца  содер- 
жа ш,ш,  и  Шарганцовал  вениса^ВгаптіеІпЫезеІу  ЗІап^ап^іеівІ^  крае- 
новато-бураго,  буровато-краснаго  цв.  съ  большимъ  количеств,  марган- 
цовой закиси.  Нал;,  въ  пластахъ  и  жилахъ  гранита,  слюд,  сланца, 
весьма  разпространена  во  многихъ  земллхъ,  также  въ  Ураль- 
скихъ  горахъ  превосходными  кристаллами  въ  жилахъ  хлоритов, 
сланца  въ  Ахматовскомъ  пріискѣ  въ  окр.  Златоуст,  зав.;  иногда  боль- 
шими группами,  кристаллы  около  дюйма  величиною,  буровато-краен, 
цвѣта,  также  въ  ПышмЬ  въ  Бе[)езовскомъ  зав.,  въ  пустотахъ  маг- 
нитн.  желіізн.  руды,  лежащей  по  видимому  въ  хлоритовомь  сланцѣ; 
цв.  ел  черноватозеленый,  въ  изл.  жирнаго  блеска,  а  на  спайн.  пло- 
скостлхъ  стеклянаго,  кристаллы  по  наблюденію  Розе  показывають 
при  додекаэдрическихъ  плоскостяхъ  еще  пеобыкновениыя  плоско- 
сти эксаэдра  и  октаэдра. 


—   227  — 


В.  и.  Черпал  б.,  желѣзисто-изѳестповал  е.,  Шеіапііу  Ругепаііу 
кристаллами  иногда  микроскопическими,  иногда  въ  орѣхъ  величиною; 
но  также  сплошная  *,  тверд,  кварц. ;  уд.  в.  5,  7  —  5,  б ;  цв.  черный; 
непрозрачна;  блескъ  слабостекляный .  Пах.  въ  разн.  горн,  поро- 
дахъ,  особен,  въ  вулканическихъ  при  Албанѣ,  возль  Рима  на  Мон- 
тЬ  Соммѣ,  вь  Пиренеяхъ,  въ  Норвегіи,  въ  Финляндти  въ  Имбилак- 
сѣ  и  Гельзипгѣ. 

В.  5.  Зслеиал  е.,  Огоззиіаг ,  кристаллами  и  сплошная;  тверд,  и  уд. 
в.  какъ  у  предъидущей ;  зеленые  цвѣта,  оливково-маслено-спаржево- 
Фисташково-луково-и  черноватозеленые;  непрозрачна,  или  просвѣчи- 
вающа;  она  составл.  желѣзисто-известковую  и  глинистоизвестко- 
вую  венису  съ  небольш.  количеств,  желѣзчой  окиси.  Лах.  въ 
лластахъ  разныхъ  горъ  Тироля,  Саксоніи,  Силезіи,  Швеціи,.  а  въ 
особенности  въ  змѣевикь  по  рѣкѣ  Вилуи  на  полуостровѣ  Камчат- 
ка, въ  видѣ  гранатоэдровъ  и  трапецоэдровъ 

В.  6.  Желтая  е.,  $иссіп^гапаі^  Тора7>оШ7ц  мелкими  кристалла- 
ми и  сплошная;  уд.  в.  и  тв.  какъ  у  предъидущей ;  цв.  оранжево-ме- 
дово-восково-желтый,  склоняющійся  къ  маслено-зеленому;  составля- 
етъ  глинисто-известковую  венису, 

Нах.  въ  Арендалъ,  Норвегіи,  въ  змѣевикѣ  Піэмонта,  въ  иро- 
изведеніяхъ  Везувія. 

В.  7.  Бѣлал  б.,  Іиеико^апаі ^  сплошная,  или  мелкими  гранато- 
эдрами,  уд.  в.  и  ТВ.  какъ  у  предъидущей ;  цв.  желтовато  и  зеленовато- 
бѣлый;  просвѣчивающа;  составляетъ  глинистую  венису  съ  самымъ 
меньшимъ  количеств,  желѣзн.  окиси.  Мах.  въ  Норвегіи,  Тиролѣ. 

^попгр.  на  разныя  украшенія,  въ  особенно  темно-коломбино- 
краспый  Альмандинъ  или  такъ  называемая  востоънал  вениса^  но 
хорошіе  сов.  прозрачные  камни  рѣдки  и  дорого  ціінятся;  не  вы- 
сокаго  качества  и  негибкая  в.  летко  разбивается  въ  порошокъ  и 
употр.  въ  видь  наждака,  для  шлифовки  другихъ  камней. 

Р.  50.  Пиропъ,  (отъ  7^ѵ^у  огонь),  Ьоігтпізсігег  ОгапаС, 
Крист.  сист.  правильная ,  эксаэдръ,  по  б.  ч.  округлен- 
ными мелкими  зернами;  и.зл.  мелкораковистый;  тверд,  ме- 
жду кварц,  и  топаз.;  хрупокъ;  уд.  в.  "5,7;  цв.  кровяно- 
красный;  бл.  сильный,  стеклянно-прозраченъ  или  про- 
свѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  плавится,  окрашивая  буру  изум- 
рудно-зеленымъ  цвѣтомъ;  сост.  кремнеземнокислый  горь- 
коземъ  и  глиноземъ  съ  небольшими  содержаніемъ  желѣ- 
за,  извести  и  хромія. 
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Них.  вросшій  въ  глинпстыхъ  массахъ  въ  смолистомт.  кампіі  п 
змЬевикѣ-,  зернами,  въ  намывной  земліі  Богемін,  Саксопіи,  Фин- 
ляіідіи  въ  Иімбилаксѣ. 

У^пот]з.  какъ  драгоцГ.п.  камень  па  украшеніл  подъ  назван. 
Восточной  или  Богемской  веписы  и  наиболѣе  цѣнится. 

Р,  Ъ\,  УвАРОВитъ,  (собств.  имя)  Крист.  сист.  пра- 
вильная, гранатоэдръ,  но  мелкими  кристаллами,  похолгИ- 
ми  на  6-стор.  призму,  съ  ромбоэдр,  конец,  пріостреніемъ, 
тверд,  топаз.?;  уд.  в.       9  или  рѣдко  "5,  41 ;  цв.  изумруд- 


но-зеленый: бл. 


стеклянный; 


прозраченъ;   предъ  п.  тр. 


неплавкій,  съ  бурою  плавится  въ  зеленое  стекло;  сост.  из- 
весть, гЛиноземъ,  кремнеземъ,  хромовая  окись. 

Пах.  блестящими  додекаэдрами  на  хромовой  рудѣ  съ  родохро- 
момъ  въ  Саранннскомъ  рудн.  въ  Быссертск.  зав.  и  въ  тонкомъ  на- 
лѣтѣ  па  хром.  рудЬ  въ  Кыштымск.  зав.:  легко  вывѣтриваетсл  па 
подобіе  веписы,  отъ  разрушенія  которой  образуется,  какъ  кажется 
Фалунитъ,  отличаюп^ійсл  гранатоэдрическою  кристаллизаціею  вепи- 
сы; увар,  имііетъ  малый  уд.  в.  2,9,  потому  что  опъ  уже  отчасти 
разрушился;  опъ  тогда  безъ  блеска;  тверд,  ьъ  этомъ  случаѣ  апат., 
мел^ду  тѣмъ  другіе  куски  блестящіе  достигаютъ  тверд,  кварц.;  спмъ 
доказывается,  что  опъ  легко  разрушается;  составллетъ  зеленую  венису. 

Р.  о^.  Везувіа^нъ,  (отъ  ѵешѵіиз,  везувій),  Шосгазе. 
Крист,  сист,  ^-и  1-оснал ,  глав.  ф.  квадрат.  октаэДръ  съ 
конечными  ребрами  въ  і^9°29^  и  съ  боков.  въТД^  1 4^;  прео- 
бладаюгъ  квадр.  призмы;  обыкнов.  кристаллы  представля- 
ютъ    соединеніе   квадратнаго  октаэдра   (фш.  109.  о)  съ 


(Фиг.  109). 


первой  квадр.  призмой,  (1.  с.  ^);  иногда 
также  съ  этою  и  второю  (1.  с.  а)  въ  ви- 
дѣ  квадратно -осми- сторонней  призмы  и 
съ  горизонтальною  конечною  плоскостью 
(1.  с.  с);  такл^е  плоскости  болѣе  тугіаго 
октаэдра,  и  плоскости  втораго  болѣе  остра- 
го  октаэдра;  спайн.  не  соверш.  парал- 
лельна плоскостямь  первой  призмы;  бо- 
ков, плоскости  призмъ  часто  вертикально 
струйчаты;  также  сплошный,  вкрапленный  часто  шесто- 
вато  или  зернисто  отделенный;  изл.  неровн.;  тверд,  между 
кварц,  и  пол.  шп.;  хрупокъ;  уд.  в.  "5,4  —  3,э;  цв.  бурый, 


—    229  — 

желтый,  зеленый,  синій;  бл.  стекля н.  и  л;ирн.;  прозра- 
ченъ;  предъ  п.  тр.  легко  плавкій  съ  кипсніезіъ  въ  зеле- 
ное или  б^рое  стекло;  сост.  изъ  кремнезема,  извести  и 
глинозема  съ  малымъ  количествомъ  желѣзн.  окиси,  соверш. 

какъ  въ  венисѣ.  Са^  8і  |  8і 

-Ее] 

В.  1.  Благородный  вез.  всегда  кристаллич.,  цв.  красповато-бурый 
желтовато-бурый,  восково-желтый,  оливково-травлно-Фнсташково-зе- 
лепын,  ііебесио-и  ФІолетово-синій*,  іірозрачепъ;  ііебесію-сишй  ССу' 
ргіп )  содерж.  немного  мѣди. 

В.  2.  Обыкновенный  вез. у  Е§егащ  ІіоЪоіІ,  Т'ги^агИИ  (собст.  име- 
на)^  оплошный,  шестовато-отдѣленыый,  желтобурыхъ  цв.-,  иепрозра- 
ченъ. 

Лах.  вросшими  кристаллами  по  р.  Вилуи  близъ  Охотскаго 
залива,  въ  Мойте  Соммѣ  и  въ  Везувіѣ,  въ  Фассайской  долинѣ,  въ 
Оравичѣ  въ  Венгріи;  сплошными  шестоватыми  кусками  близъ  Эге- 
ра  ( Е^егап )  и  Карлсбада,  въ  Норвегіи  и  синій  ( Сургіп )  въ  Шве- 
ціи,  въ  Суландѣ  и  Фругардѣ,  въ  Фииляндіи  въ  Менцелѣ,  Кими- 
то  и  въ  Бьернѣ;  также  вросшими  и  наросшими  кристаллами  и  зер- 
нами въ  окрестпостяхъ  Златоустов,  зав.  въ  Ахматовскомъ  пріискѣ, 
въ  хлоритовомъ  сланцѣ  и  известк.  шп.  и  въ  трещииахъ  его  съ  хло- 
ритомъ',  въ  Шишимскихъ  горахъ  съ  наросшими  кристаллами  съ  из- 
вестковымъ  шп.,  и  въ  Березовской  горъ  мелкими  вросшими  кри- 
сталлами и  зернами  въ  бѣлой  сплошной  веиисѣ,  весьма  примѣч.  мѣ- 
стонахожденіе  по  различной  кристаллизаціи  везувіана  и  веиисы;  крис- 
таллы представляютъ  здѣсь  короткіл  квадратныя  призмы. 

У^потр,  иногда  на  камни  для  колецъ  и  иглъ  подъ  названіемъ 
везувскихъ  хризолнтовъ  и  геммъ*,  шлиФуютъ  діхъ  въ  особенности  въ 
Неаполѣ  и  Туринѣ. 

Р.  ЪЪ.  СтАВРОЛитъ,  Огапаііі ,  зІаигоіШе.  Крист. 
спет,  І-и  \-оснал  ,  главная  ф.  ромбическая  призма  во 
129"  20^  съ  притупленіемъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ  (въ 
видѣ  6-сторонней  призмы),  съ  горизонтальною  конечною 
плоскостью  и  съ  плоскостями  первой  горизонтальной 
призмы  (отъ  притупленія  конечнаго  угла  тупыхъ  реберъ)^ 
кристаллы  всегда  призматичЕскіе,  или  толстые  и  корот- 


Фііг  110  ^**"^  длинные  и  узкіе;  весьма  часто 

двойники  (фиг.  110);  двѣ  призмы  пе- 
ресѣкаются  подъ  прямымъ  угломъ  или 
подъ  угл.  120  ,  оттого  и  произошло 
названіе  ставролить  (даг/()од,  крестъ, 
Хід-о<;^  камень) ;  если  пересѣченіе  повто- 
ряется, то  происходить  шестилуцевая 
звѣзда;  спайн.  по  направленію  приту- 
пленія  острыхъ  бок.  ребръ  совершенна;  изл.  раковистый, 
неровный;  тверд,  между  топаз,  и  кварц.;  уд.  в. '5,8— "5,4; 
бл.  стеклянный,  склоняющійся  къ  жирному;  цв.  бурова- 
то-или  черновато-красный;  иногда  прозраченъ;  предъ  п. 
тр.  неплавкій;  сост.  железистый  кремнекислый  глиноземъ 
съ  преобладающимъ  глиноземомъ.  6  АІ^  8і-4-^е*  8і. 

Нах,  всегда  въ  кристаллахъ  вросшихъ  въ  гпейсѣ,  слюдяіі. ,  таль- 
ков,  и  глинист,  сланцахъ  Ст.  Готтарда,  въ  Моравіи,  Тиролѣ,  Цил- 
лерской  долинѣ,  отдѣльные  кристаллы,  почти  всегда  двойники  во 
Фраиціи,  Португаліи,  Испаши,  Финляндіи  въ  Томаерви,  ИмбилаксЪ 
п  Торнео,  двойники  часто  встрѣчаются  близь  Петергова,  Шлиссель- 
бурга и  въ  ПиткарандВ,  выброшенные  изъ  Ладожскаго  озера  ива- 
лунами  въ  гнейсѣ  Виленской  Губ. ,  также  въ  Олекшинскомъ  округѣ 
въ  Иркутской  губ. ;  въ  Уральскихъ  горахъ  въі-или  2-дюймовыхъ  не- 
іірозрачныхъ  кристаллахъ  въ  слюдлномъ  сланцѣ  въ  горѣ  Таганаѣ, 
въ  округѣ  Златоустов,  зав.,  въ  гораздо  меньшнхъ  кристаллахъ  въ 
глипистомъ  сланцѣ  въ  Полевскомъ  зав.,  къ  югу  отъ  Екатеринбурга. 

Р.  54.  Гелвинъ^  НеЫп  (отъ  Ьеіѵіпиз ,  свѣтло  жел- 
тый), ШтаейНзскег  ОгапаЬ,  сост.  изъ  кремнекислаго  марган- 
съ  сѣристымъ  марганцомъ,  съ  малымъ  количествомъ  бе- 
риллія  и  желѣзн.  закиси. 

Лах,  въ  Саксонскомъ  рудномъ  кряжЪ  въ  Шварценбергѣ,  весь- 
ма рѣдокъ. 

Семейство  10.  Шерловые. 

Крист,  сист.  З-и  1-ос«,,  тверд,  по  б.ч.  кварц.;  уд.  в. 
*5,э — ^"5,0;  цв.  черные,  бурые,  пестрые;  бл.  стеклянный;  тер- 
моэлектрическіе ;  составъ  кремнеземистый  глиноземъ  съ 
разнымъ  содер/каніемъ  ;келѣза  и  марганца  и  буровой 
кислоты,  въ  аксинитѣ  содержится  также  известь. 
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р.  55.  Турмалинъ,  8с}і6г'і.    Крист.  сист,  Ъ-и  1-ос- 
иал^  ромбоэдрическая,  главн.  ф.  ромбоэдр ь  въ  ІЪЪ°  26^; 
кристаллы  отличаются  соединеніемъ  призмъ  съ  ромбоэд- 
рами  и  тѣмъ,   что  обѣ  конечности   гюказываштъ  разн. 
плоскости,  ромбоэдры  болѣе  тупые  и  болье  острые,  ра- 
вно какъ  и  скаленоэдры,  хотя  рѣдко  встрѣчаются;  обыкн. 
они  сост.  изъ  соединеній  главнаго   и  болѣе  тупаго  ром- 
боэдра съ  горизонтальною  конечностью  и  съ  плоскостя- 
ми первой  и  второй  6-сторонн.  призмы,  иногда  съ  обѣ- 
ими,  но  тогда  часто  примѣчается  половина  плоскостей; 
гораздо  рѣже  12-стороннія  призмы;  чрезъ  косвенное  при- 
тупленіе   ребръ  соединеній   обѣихъ  призмъ  образуются 
24-стороннія  призмы,   имѣющія  почти  цилиндрическую 
наружность;  часто  встрѣчается  также  одна,  половина  пло- 
скостей 6-сторонн.  призмъ,  такъ  что  кристаллы  прини- 
маютъ  видъ  З-сторонн.  призмъ,  по  б.  ч.  они  удлиненны, 
шестоваты^  игловидны,  рѣдко  коротки,  толсты  или  та- 
блицевидпы,  отъ  преобладанія  горизонтальной  конечной 
плоскости,  или  ромбоэдрическіе  отъ  преобладанія  конеч- 
ной кристаллизаціи;   поверхность   кристалловъ   по  б.  ч. 
грубо  вертикально-сгруйчата,  спайн.  не  совер.  параллель- 
на ромбоэдрическимъ  плоскостямъ;  плоскости  ромбоэдра 
на  отрицательно  электрич.  концѣ  гладки  и  блестящи,  на 
положительномъ  тусклы   и  струйчаты;  также  сплошной, 
вкрапленный,  и  валунами;  изл.  раковистый;  тверд,  кварц, 
или  немного  выше;  уд.  в.  о,  3  —  "3,  0;  бл.  стеклянный; 
цв.  бѣлый,  желтый,  зеленый,  синій,  красный,  черный; 
прозрачный  отличается  дихроизмомъ  по  параллельному  и 
прямоугольному   направлснію   къ   оси;   при  нагрѣваніи 
электризуется  въ  цѣлыхъ  кристаллахъ,  получая  полярное 
Электр.;  предъ  п.  тр.  болѣе  или  менѣе  плавкій;  сост.  изъ 
кремнекислаго  глинозема  съ  содержаніемъ  желѣза  и  мар- 
ганца, нѣсколько  буровой  кислоты  и  натра,  кали  и  литгя. 

В.  1.  ^рагоцѣнныйі  блаеороЪп.  т.,  еіесігіѣскег  ^сІгбгЦ  въ  крис- 
таллахъ; цв,  бѣлый,  красный,  зеленый,  бурый,  иногда  черный  при 
отраженномъ  свѣтѣ;  а  при  проходящемъ  лучѣ  свѣта  всегда  другпхъ 
цвѣтовъ;  термоэлектрйческій ;  видоизмѣненіл  его  суть:  водлнобѣлъгй^ 
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красный  (ЗіЬегіІ,  ИиЬеНИ^  Аругіір  ЮаНигН)-:^  сииіа  ( ІпсІісоШ)\  зе- 
лепый,  бурыйу  дихролштигескій  зелен,  и  'іерн,  или  бурый  и  %ерпый^ 
или  /гвухъ  различныхъ  зеленыхъ  цвѣтовъ  по  раз»,  направлеіііямъ. 

В.  %  Обыкновенный  т.,  ^етпеіпег  Зскбгі,  Зьап^ешсіібгі ^  ЛрІгН^ 
сіѣ^  кристаллическій,  сплошной,  вкрапленный,  черныхъ  цвЬтовъ  съ 
большимъ   содержаніемъ  желѣза. 

Шах.  вросшій  въ  жилахъ  гранита,  или  гнейса,  сліодянаго,  хлори- 
товаго  сланце въ,  благородный  па  остр.  Эльбѣ^  въ  Ст.  Готтардѣ,  ТиролЬ, 
Саксопіи,  въ  Сибири  въ  Мурзинской  слободѣ,  въ  окр.Міяск.  зав.  и  въ 
горЬ  Уурулунгѣ  въ  Нерчипскѣ,  на  о..  Цейлонѣ,  въ  Массачусетс  и  т.  д.*, 
обыкновенный  весьма  часто  въ  Пиренѣяхъ,  Тиролѣ,  Норвегіи,  Швеціи, 
Англіи,  Шотландін,  въ  Волынской  губ.  въ  гранитѣ  при  р.  Тетеревѣ 
близъ  Житомира;   въ  Финляндіи  въ  Имбилаксѣ  и  Тамелѣ;  черны- 
ми кристаллами,  наросшими  при  Алабашкѣ  въ  Мурзинской  сло- 
бодѣ  въ  пустотахъ  гранита;  въ  Алтайскихъ  и  Нерчинскихъ  горахъ, 
также   съ  берилломъ   близъ  Ахтенскаго  рудника;  вросшіе  черные 
кристаллы  весьма  часто  въ  хлоритовомъ  сланцѣ,  въ  Горношитскомъ 
заводѣ,   въ   Екагеринбургскомъ  округѣ,  съ  весьма  гладкики  боков, 
плоскостями  и  половинными  конечностями;  также  вь  Верхнеивин- 
скомъ  зав.  въ  дер.  Косойбродской ;  съ  саФнромъ,  въ  ГІоляковскомъ ; 
кристаллы  здѣсь  эксцентрически  скоплены  и  шестоваты,  и  въ  про- 
долл^еніи  ихъ  наход.  (что  весьма  прим ѣчательно)  подобныя  шесто- 
ватыя  массы,  состоящія  изъ  чешуйчатаго  хлорита  съ  кристаллами 
турм.,  такъ  что  здѣсь  его  кристаллы  кажутся  превращенными  въ 
хлоритъ ;  часто  волосистые  кристаллы  т.  вросши  въ  топазѣ  въ  Иль- 
менскихъ  горахъ;  шары  состоягціе  изъ  эксцентрически-жилковатого 
т.  нах.  въ  мелкозернистомъ  кварцѣ  въ  Точильной  горѣ  и  въ  грани- 
ть въ  ПІайтанской  дер.,  наконецъ  волосистыми  и  игольчатыми  зеле- 
ными кристаллами  въ  золотоносныхъ  жилахъ  Березовскихъ  рудниковъ. 

Р,  ^б.  Аксинитъ,  Ахіпіі.  Крис7П.  сист.  1-й  1-глен., 
главная  ф.  косоромбич.  призма  въ  115°  "59^  (фиг.  111  М.  Т.) 
Фиг.  111.  весьма  косв.  насажденною  конечн.  плос- 

костью (I.  с.  Р.),  обыкновенно  еще  плос- 
кость 1-й  1-член.  октаэдра  (1.  с.  /.),  лежа- 
щая между  плоскостями  призмы  и  конечн. 
плоскостью;  притупляющая  плоскость  угла 
этого  октаэдра  и  подъ  ней  лежащая  плос- 
кость второй  вертикальной  призмы  (1.  с.  ^.), 
всѣ  ребра  весьма  остры  и  оттого  аксинитъ 
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(аііѵт]  топоръ)  получилъ  свое  назваіііе;  спайн.  весьма  несо- 
вершенна по  направленію  косв.  насажденной  конечн. 
шоскости;  также  сплошной,  вкрапленный,  скорлуповато- 
отдѣленный;  изл.  раковист.;  тверд,  кварц.;  уд.  в.  — 
бл.  стеклянный;  цв.  бурый,  склоняющійся  къ  зеленому  и. 
сѣрому;  прозраченъ  и  хрупокь;  при  нагрѣваніи  делает- 
ся отчасти  полярно-электрическимъ;  предъ  п.  тр.  сплав- 
ляется въ  темнозеленое  стекло;  сост.  изъ  кремнезема  съ 
глиноземомъ,  известью,  л^елѣзною  и  марганцевою  окисью, 
съ  небольшими  количествомъ  буровой  кислоты. 

Набс.  въ  шастахь  и  жилахъ  діорита,  слюден.  сланца,  въ  окрес- 
іюстііхъ  Кончозерскаго  завода  въ  Олонецкой  губ.  и  въ  глиннстомъ 
сл.  въ  ДоФинѣ,  Пиренеяхъ,  Швейцаріи,  Корпваллисѣ,  па  Гарцѣ, 
въ  Саксонііі,  Норвегіи,  Швеціп-,  скорлуповатый,  оплошный,  мало- 
лрозрачпый,  съ  кварцомъ  н  азбестомъ  въ  жилѣ  діорнтов.  порФИра 
Первопавловск.  ііріиска  въ  окрѣсностяхъ  Мілскаго  зав. 

Семейство  11.  Цирконовые. 

Крис?п,  сист.  ^-и  І-глен.;  тве|)д.  меліду  кварц,  и 
топаз.;  уд.  в.  4,6  —  4,4;  бл.  алмазн.  или  стеклянный; 
прозрачны;  имъ  свойственно  двойное  лучепреломленіе; 
главный  составь  ихъ  кремнекислый  цирконій. 

Р.  "57.  Цирконъ,  Нуасіпік  іл  7.ІГС0П.  Крист.  сист. 
\.-осиалу  глав.  ф.  квадратный  октаэдръ  (см.  фиг.  112.  о.) 
Фиг.  115.  СЪ  п|)игупленіемъ  боков,  ребръ  плоскос- 
тями первой  квадр.  призмы  (1.  с.  ^.),  но 
весьма  часто  первая  призма  на  концѣ  съ 
плоскостями  перваго  октаэдра;  эта  же 
призма  вмѣстѣ  съ  притупленіемъ  боков, 
ребръ  плоскостяйпі  второй  квадрат,  приз- 
мы (1.  с.  <^.),  посему  8-сторонняя;  вто- 
рая призма  съ  основнымъ  октаэдричес>- 
кимъ  конечнымъ  пріостреніемъ,  насажден- 
нымъ  на  ребра  ея;  а  чрезъ  сближеніе 
конечнаго  притупленія  въ  серединѣ  боков,  ребръ,  раз- 
носторонный  ромбическій  диоктаэдръ,  чрезъ  притуп- 
леніе  конечн.  плоек,  октаэдра  болѣе  тупый  октаэдръ  съ 
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конечи.  ребрами  въ  1о5**  10'  и  съ  боков,  въ  65**  ^  7'^  под- 
чинены плоскости  перваго  (I.  с.  2  о.)  болѣе  остраго  октаэдра; 
чрезъ  притупленіе  конечн.  ребръ  между  второю  квадрат, 
призмою  и  октаэдромъ  обреізуются  ромбическія  плоскости, 
лежащія  въ  зиізагѣ  (1.  с.  3.  3.);  весьма  рѣдко  плоскости  ді- 
октаэдра  (см.  стр.  30  фиг.  29) ,  по  б.  ч.  въ  соединеніи  съ 
8-стор.  призмою;  также  плоскости  двухъ  болѣе  острыхъ 
(1.  с.  2  о.  3  о.)  окгаэдровъ,  но  всегда  подчинены;  прямо  насаж- 
денная горизонтально  кон.  плоскость  не  была  еще  наблю- 
даема; кристаллы  обыкн.  малы  или  зерна;  спайн.  соверш. 
параллельна  направленію  плоскостей  первой  квадратной 
призмы,  менѣе  соверш.  паралл.  октаэдрическимь  плоек.; 
изл.  раковист.;  тверд,  между  топаз,  и  кварц.;  уд.  в.  4,6 — 4,4; 
хрупокъ;  бл.  стеклянный,  часто  алмазный;  онь  прозра- 
ченъ  или  просвѣчиваетъ  на  краяхъ;  цв.  бѣлый,  сѣрый, 
бурый,  красный,  желтый,  рѣдко  зеленый;  предъ  п.  тр. 
самъ  по  себѣ  не  плавкій ;  сост.  его  кремнекислый  цир- 
коній.  8і. 

В.  1.  БлагороЪный  ц.,  Нуасіпі7г,  цв.  гіацинтово-или  буровато- 
красный,  оранжевожелтый-,  В.  2.  Обышювепъгй  ц.у  Т^ігсопИу  первая 
вертикальная  призма  преобладаетъ  у  него,  у  благороднаго  вторая; 
цв.  мутнобурый  или  сѣрый,  л?елтобѣлый,  даже  луковозеленый;  про- 
свѣчивающъ;  бл.  стеклянный,  склонлющійся  къ  алмазному;  неко- 
торые цирконы  въ  огнѣ  дѣлаются  соверш.  бѣлыми  и  прежде  подъ 
названіемъ  ]*аг»оп  (1е  йіатапі  были  продаваемы  за  алмазы. 

Мах,  въ  сіэнитѣ  недалеко  отъ  Христіаніи  въ  Норвегін,  въ 
гнейсѣ,  гранить  въ  Ныожерзѣ,  въ  Съв.  Амерцкѣ,  вгь  базальтахъ  во 
Франціи,  при  АндернахЬ-,  въ  зернистомъ  известнякѣ  Моравіи;  так- 
же отдЁлыіыми  кристаллами  и  зернами  въ  намывной  землѣ  Цей- 
лона, при  Мадрасѣ;  цирконы  въ  видѣ  квадратпыхъ  октаэдровъ 
вросшихъ  въ  роговокаменномъ  сланцѣ  нах.  по  рѣчкѣ  Мокрой  Вол- 
повахи  въ  землѣ  Войска  Донскаго ;  въ  весьма  отличныхъ  измЬиеніяхъ 
въ  Ильменск.  гор.  въ  окр.  Міяск.  зав.  (см.  фиг.  часто  кристаллы 
въ  \~  дюйма  длиною  въ  элеолитѣ,  гранитѣ  и  рогов,  обманкѣ;  эти 
кристаллы  бываютъ  иногда  значителыюн  величины;  въ  Муз.  Горн. 
Инстит.  кристаллъ  ц.  вѣсомъ  8  Фунт.  72  золот.  изъ  Ильменскихь 
горъ;  чаще  мелкими  кристаллами,  сросшимися  съ  пирохлоромъ  и 
вмѣстЬ       лшииитомь,  также  въ  гопазоносныхъ  лшлахъ  гранита 
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Ильмеііскихъ  горъ,  въ  большихъ  непрозрачи.  кристаллахъ  въ  сіэнитіі 
при  Тургояктстѣ  близъ  Мілска,  также  отдельными  микроскопичес- 
кими кристаллами  въ  россыпяхъ  Березовскихъ,  въ  Первопавловскомъ, 
Маріинскомъ,  Калиновскомъ,  Нейвинскомъ;  они  соверш.  водяпосвѣт- 
лы,  желтобьлы  съ  гладкими  плоскостями  и  сильнаго  алмазн.  бл.  съ 
діоктаэдрическими  плоскостями,  подобными  посему  кристаллами  цир- 
кона при  Олапіанѣ,  которые  однакоже  красны^  сам.  большіе  най- 
дены въ  россыпяхъ  близъ  дер.  Мугабетова  при  Міяскѣ. 

^потпр.  на  украшеиіе  въ  кольцахъ,  также  для  чувствительныхь 
вѣсоБЪ  и  часовъ  цилиндрнческихъ  *,  лучшіе  цейлонскіе  высоко  цѣнлтся. 

Семейство  42.  А^мазныЕ  камни. 

Кристп.  сист,  правильн.;  спайн.  совершенна;  тверд,  и 
бл.  алмазные;  уд.  в.  0,6 — "5,5;  самое  большее  лучепреломле- 
ніе,  хотя  простое;  сост.  чистый  углеродъ,  чѣмъ  они  от- 
личаются отъ  горючихъ  веществъ,  для  горѣнія  которыхъ 
не  нуліно  столь  сильнаго  жара. 

Р.  58.  АлмАЗЪ,  ШатапСуАсІатаз.  Крист,  сист,  правиль" 
налу  олоэдрич.  и  эмиэдрич.,  главн.  ф.  октаэдръ,  (фиг.  ИЗ.) 

съ    округленными  плоскостя- 


Фнг.  115. 


Фііг.  114. 


ми,   такъ   что  онъ  дѣлается 
шаровиднымъ;  нерѣдко  также 
является  эмиэдрич.  ф.  октаэдра, 
тетраэдръ  (фиг.  114.),  или  окта- 
эдрическая  таблица;  кромѣ  то- 
го гранатоэдръ,  диплогранато- 
эдръ,  эксакисъ-октаэдръ,  экс акисъ- тетраэдръ,  тріакисъ- 
октаэдръ,  рѣдко  эксаэдръ,  или  соединеніе  этихъ  Формъ 
(фиг.  115),  а  именно  эксаэдра  (1.  с.  с),  октаэдра  (1.  е.  о.) 
Фиг.  115.  и  эксакисъ-октаэдра  (1.  с.///),  плос- 

кости котораго  обыкновенно  округ- 
лены, отчего  пройсходятъ  шаровид- 
ные кристаллы;  также  двойники  какъ 
у  шпинели  (см.  ф.  118  стр.  240);  спайн. 
соверш.  параллельна  октаэдрическимъ 
плоскостямъ;  кристаллы  мелки,  от- 
дельны, вросшіе  въ  конгломератѣ  или 
въ  зернистомъ  кварцѣ  (итаколумитѣ); 
изл.  раковистый;  уд.  в.  5,6  —  3,5, 
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тверд,  и  бл.  алмазные^  хрупокъ;  цв.  водяно-свѣтлый,  бѣ- 
лый,  желтый,  бурый,  синій,  зеленый,  красный,  даже  чер- 
новатобурый,  въ  разн.  оттѣнкахъ,  съ  превосходною  игрою 
цвѣтовъ,  въ  особенности  въ  отшлиФОванномъ  состояніи, 
потому  что  онъ  отличается  большею  способностью  лу- 
чепреломленія  и  разбрасыванія  цвѣтовъ^  прозраченъ;  отъ 
тррнія  получ.  положит.  Электр,  и  при  дѣйствіи  на  него 
солнечнаго  свѣта  дѣлается  ФОСФорическимъ^  пред.  п.  тр. 
не  плавкій,  почти  безъ  остатка  сгорающій  въ  сильнѣй- 
шемъ  огнѣ;  сост.  изъ  чистаго  углерода.  С. 

Нах.  почти  всегда  отдѣ^ьными  кристаллами  и  зернами,  рѣдко 
въ  конгломератовомъ  песчапикѣ,  по  б.  ч.  въ  намывномъ  пескѣ  рѣкъ 
Восточ.  Индіи,  въ  Голкондѣ,  Внзапур'Б,  гдѣ  были  найдепы  самые 
болыпіе,  въ  Бразиліи  въ  МинасЬ  Гераэсѣ  въ  желѣзист.  коіігломератЬ 
(СазсаШао  пазв.  тамошними  жителями),  особенно  въ  Маидангѣ*,  также 
въ  Малаккѣ,  Борнео,  въ  Сѣв.  Африкѣ  въ  ручъѣ  Гумелѣ  близь  Кон- 
стантина, въ  Сьв.  Америкѣ,  и  на  вост.  отклонѣ  Уральск,  горъ,  отдѣль- 
нымц  кристаллами  въ  россы няхъ,  но  вездѣ  рѣдко,  а  именно  въ  Перм- 
ской губ.  въ  Биссертскомъ  зав.  (найдено  здѣсь  до  56  штукъ,  изъ  кот. 
большой  2і  кар.),  въ  Крестовоздвиженской  (у  ГраФИНы  ГГолье),  въ 
АдольФскон  (у  Г-на  Меджера) ,  въ  Кушвинскомь  зав.  и  въ  Ореи- 
бурской  губ.  въ  Верхнеуральск.  зав.,  въ  Тептлрскихъ  дачахъ  (у 
Геиер.  Жемчуліникова),  отг^уда  граиатоэдръ  вѣс.  |-  карат.,  гладкій 
и  выпуклый  съ  блестяш,ими  плоскостями,  хран.  въ  Муз.  Гори. 
Инстит. 

У^потр.  алм.  занимаетъ  первое  мѣсто  между  всѣми  драгоц.  кам- 
нями*, нехорошо  окрашенные  кристаллы  съ  треш,ннами  и  пятнами 
употр.  на  г[)ИФелн  для  рЬзанія  стЬкла,  гравнрованія  на  стеклѣ,  про- 
сверливаиіл  твердыхъ  камней*,  истолченный  въ  порошокъ  (такъ  наз. 
ТУетапіЬогЛ)  служить  для  шлифовангя  алмазовъ  и  друг,  драгоцѣи. 
камней*,  единица  вѣса,  по  которой  продаются  алмазы,  наз.  каратомъ, 
24  которыхъ  составл.  16  лот.  или  8  золотниковъ*,  коль  скоро  вѣсъ 
годпычъ  алмазовъ  будетъ  болЬе  одного  карата,  то  и  цѣна  ихъ  воз- 
вышается, съ  каждымъ  излишком ь,  въ  прогрессіи*,  кромѣ  того  еще 
возвышается  цъна  алмазовъ  шлифовкою  и  гранью,  изобрѣтенпыми 
въ  концБ  15-го  столЬтія,  прежде  же  употреблялись  только  сырые 
алмазы.  Грани  наз.  брилліянтовою  и  розами*,  бриллілпть  представл. 
двойной  усеченный   копусъ  или  дв.  ус.  пирамиду,  у  которой  верх- 
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нее  усѣченіе  бываетъ  болѣе  пнлаіяго.  Роза  представл.  гіолуіиаріс, 
имЫощее  снизу  ровную  плоскость,  а  сверху  грань*  розы  гораздо 
ниже  цѣпятсл  брилліянтовъ.  Отшлифованные  алмазы  німѣютъ  иногда 
вндъ  таблицъ  ( Тсі/сЬісиге )  и  еще  менѣе  цѣнятсл;  алмазы,  болѣе 
обыкн.  величины  т.  е.  бриллхлнтъ  5  каратовъ  цѣнятся  выше  при- 
нятой цііны,  а  далЬе  цѣна  зависитъ  отъ  охотниковъ;  къ  алмазамъ^, 
отлнчаюш,имся  величиною,  прич.  слѣд.  1)  всѣхъ  наибольшій  алмазъ 
говорятъ  иах.  въ  ггоролевсп.  кабстетп  въ  ,Жиссабо7Ш>,  но  онъ  не 
отшлиФОванъ  и  имѣетъ  видь  яйца,  болЬе  4'^  длиною  и  Ъ"  шириною, 
вѣсомъ  1680  каратовъ,  цѣнятъ  его  57  милліон.  Фунт,  стерл.  2) 
алм.  Рал  Шатупспаго  на  остр.  Борнео  имѣеті>  также  подобііый  вндъ 
розы,  алмазъ  чистЬншей  воды  былъ  здѣсь  и  найденъ^  5)  по  нз- 
віістіямъ  путешественника  Тавернье  нах.  въ  кабинетѣ  велгтаео  Мон- 
гола алмазъ  въ  видѣ  розы,  279.  каратовъ  вѣсомъ,  4)  ІІХахъ  ТІерсид- 
спій  нмѣетъ  два  алмаза,  изъ  котор.  одипъ  ві>с.  252,  а  другой  162 
карата",  5)  въ  Шлыгер.  кабшгеттъ  въ  С  Петербурга  отличается 
между  всѣмн  алмазъ  па  верхушкѣ  скипетра,  но  онъ  не  удобно  ошли- 
Фованъ,  въ  видіі  розы,  хотя  самого  высокаго  блеска,  и  весьма  чис- 
той воды;  вѣсомъ  онъ  196^  кар.,  шириною  Ѵ  V"  н  вышиною 
10''^;  онъ  происходить  изъ  Вост.  Индін  и  находился  прежде  въ 
креслѣ  Шаха  Надира  ^  а  послѣ  смерти  его  купленъ  Лазаревыліъ 
у  Грека  Сафрацау  отъ  него  же  пріобрѣла  его  въ  1772  году  Епа^ 
терила  II  за  сумму  450_,000  р.  сер.  и  русское  дворянство;  другой 
же  алмазъ  въ  Млт,  кабипеттъу  подаренный  Персидскомъ  принцомъ 
ХосроэсоліЪ)  сыномъ  Аббаса  ]Мгір>зы^  1820  г.  Государю  Шлтерато- 
ру  У  онъ  отчасти  ошлиФОвапъ,  отчасти  еще  показ,  октаэдрическія 
плоскости,  длиіюю  Ѵ  ^^"  и  ширіпіою  8'^''^  вьсомъ  8бі  кар.,  5) 
алм.  АбС77іршспаго  Млтер.  в-ѣсомъ  1Ъ9^  кц^.^  но  имѣетъ  желтобѣлый 
цв.^  6]  алм.  Срранаузспаго  Короля,  такъ  называемый  Регелтъ  или 
Піиптъ,  вѣсомь  13б|^  кар.  мистѣйшей  воды,  огранеіпіый  въ  видѣ 
брилліянта-,  Приииъ-Регентъ у  Рерцогъ  Орлеанскій,  заплатнлъ  за 
пего  Англичанину  Пштпу  2,250,000  Ііѵгсэ*,  за  другой  л^е  алмазъ 
нц.  Короля  Сансщ  вѣсомь  106  кар.  въ  видѣ  ошлиФОвап.  розы, 
уплачено  600,000  Ііѵ.  Всѣ  эти  алмазы  изъ  Вост.  Ипдіи,  три  Бра- 
зильскихъ  алмаза  пах.  въ  Кабипетъ  Ріо-уКансйро,  одинъ  158-і  кар., 
друг.  72  кар.  и  третій  70  кар.,  а  въ  лиссабоискомъ  королевскомъ 
кабинетіі  кромЬ  перваго  наибольшаго  оттуда  нах.  превосх.  алмазъ 
120  кар.,  но  пе  ошлиФОвапъ,  въ  видѣ  правильнаго  октаэдра. 
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Семейство.  1Ъ,  Корундовые. 

Крист,  сист.  Ъ-и  1-осн.^  ^-и  І-осн.,  1-й  і-осн.; 
тверд,  топаз,  и  саФир.;  уд.  в.  4,4  —  5,4;  бл.  стеклян., 
иногда  па  нѣкоторыхъ  плоскостяхъ  перламутровый,  выс- 
шія  степени  прозрачности;,  сост.  чистый  глиноземъ  въ 
плотнѣйшемъ  состояніи,  какъ  углеродъ  въ  алмазѣ,  или 
кремнекислый  глиноземъ  съ  преобладающимъ  глинозе- 
момъ. 

Р.  о 9.  Корундъ,  СогіііЯоп,  Согипскпп.  Крист,  сист, 
Ъ-и  \'Осная,   по   б.  ч.  ромбоэдрическая  съ  переходомъ 
въ   діэксаэдръ   съ  конечными  ребрами   въ  86° б',  хотя 
весьма  рѣдко,  чаще   діэксаэдръ  (фиг.  116.  т,  7.)  съ  го- 
Фиг  116        ризонтальною  конечн.  плоскостью  (1.  с.  с.) 

переходящею  иногда  въ  ромбоэдрическую 
таблицу,  чаще  первая  (1»  с.  §.  или 
также  вторая  ромбоэдрич.  призма,  ино- 
гда пріостренная  плоскостями  основнаго 
ромбоэдра,  или  въ  видѣ  6-стор.  призмы; 
иногда  діэксаэдръ  втораго  разряда,  так- 
же нѣсколько  болѣе  острыхъ  діэксаэдров  ь, 
иногда  плоскости  болѣе  остраго  ромбоэдра;  плоскости 
додекаэдра  и  боков,  плоек,  призмы,  часто  горизонтально 
струйчаты ;  спайн.  совер.  паралл.  по  направленію  попе- 
ремѣнныхъ  плоскостей  додекаэдра  т.  е.  ромбоэдра;  изл. 
раковист.;  тверд.  саФира;  уд.  в.  4,0 — 5,9;  бл.  стеклянный; 
прозрачность  иногда  съ  внугреннимъ  б-лучисто  звѣздча- 
тымъ  сіяніемъ;  цв.  по  б.  ч.  сѣро-бурый,  красный,  синій; 
предъ  п.  тр.  самь  по  себѣ  иеплавкій;  сост.  чистый  глино- 
земъ, смѣшанный  съ  кремнеземомъ  и  окрашенный  желѣзомъ. 

В.  1.  БлагороЪпый  пор.у  лхоитъ^  ^аррЫг ,  КиЫп  вмѣстѣ  съ  5а- 
ТшшЫп,  всегда  кристаллами  или  зернами,  кристл ллы  съ  гладкими 
плоскостями;  цв.  преимущественно  сипій  (ЗаррЫг),  въ  рази,  измѣ- 
иеніяхъ,  красные  (КиЪй бѣлый  ( Т^исішарріыг )^  желтый  ( огіспіаіі- 
всігег  Торав),  иногда  въодномъ  кристаллѣ  разные  цвѣта,  иногда  съ 
лучисто-звѣздчатымъ  отливомъ  внутри,  и  тогда  нааывастсл  А$1тіа$ 
или  этздовиколіъ. 
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В.  2.  Обыкновенный  кор.у  СотипСІ^  ІУетапівраіІі,  Бсіітіг^ёі,  кри- 
сталлы съ  шероховатыми  плоскостями,  листоватый;  сѣро-зелеііый, 
желтый^  синій,  красный  и  т.  д.,  волосяио-бурый  съ  металловиднымъ 
отблескомъ  назыв.  аляшзи.  шпатожЪу  сплошный,  вкрапленный,  мел- 
козернисто отдѣленный  неопредъленныхъ  цвѣтовъ;  иажЪакъ  (Зсіыпгг- 
•^еі^  Ешегіі)  есть  зернист.  кор.  съ  бурымъ  желѣзнлкомъ  и  съ  че- 
шуйками слюды. 

Мах,  отдельными  кристаллами  въ  наносной  землѣ,  рѣдко  въ  Ба- 
зальтЬ  па  о.  Цейлонѣ,  въ  Китаѣ-,  въ  Билинѣ  и  по  р.  Изеру  въ  Бо- 
геміи,  въ  Саксоніи,  Франціи^  въ  Андернахѣ;  обыкновенный  въ  гра- 
інігЬ,  слюд.  сланцЪ,  въ  доломить  на  о.  Цейлонѣ,  въ  Китаѣ;  вь  Швей- 
царии, въ  С.  Готгардѣ,  въ  Швеціи^  въ  Уралѣ,  кор.  найденъ  въ  разныхь 
агЁсіахъ  Ильменскнхъ  горъ,  самыми  большими  кристаллами  до  полуФу- 
та  величиною,  дюймовыми  круглыми  6-стор.  призмами  дымчатосѣраго 
цв.  въ  окрестностяхъ  Міяска,  и  еще  большими  кристаллами  отъ  3 
до  5  дюймовъ  вел.  саФироваго  цв.  и  болЪе  прозр.  при  дер.  Селянкинѣ, 
въ  обопхъ  мѣстахъ  онъ  сросся  съ  кристаллами  пол.  шп. ;  также  въ 
россыпяхъ  по  рѣкѣ  Барзовкѣ  въ  Кыштымскомъ  зав.  гораздо  мень- 
шими кристаллами  саФирносиняго  цв.  ( сойлюнитъ,)  въ  барзовитѣ, 
состоящемъ  изъ  пол.  шп.  и  талька,  попадающемся  иногда  весьма 
значительными  глыбами  въ  россыпяхъ;  кромѣ  того  мелкими  сплош- 
ными кусками ;  р  Ьдко  окристаллованный  въ  хлоритовомъ  сланцЬ  въ 
дер.  КоссойбродЬ  къ  югу  отъ  Екатеринбурга,  и  въ  Финляндіи  близъ 
Лойо;  наждакъ  нах.  мелковкрапленный  въ  хлоритовомъ  сланцѣ  вмѣ- 
стѣ  съ  діаспоромъ  въ  Горношнтекомъ  зав.  въ  45  верст,  отъ  Ека- 
теринбурга ;  Горпошитскій  кор.  вкрапленъ  въ  хлорит,  сланцѣ  по 
границѣ  съ  ломаемымъ  здѣсь  мраморомъ ;  также  въ  Саксоніи,  въ 
Гренадѣ,  вь  Смирн Ь  и  на  о.  Иаксосѣ  въ  Греціи. 

У^потр.  саФиръ  и  рубннъ  послЬ  алмаза  составляютъ  самые  дра- 
гоцѣин.  камни,  на  кольца,  серги,  и  ожерелья;  они  получаютъ  тог- 
да брилліантовую  шлиФовку  и  смѣшанную;  цѣна  ихъ  завнситъ  отъ 
величины,  цвѣта  и  чистоты,  вмЬстЪ  съ  шлифовкою;  наиболѣе  цѣ- 
нлтся  восточ.  рубины,  такъ  что  совершенные  камни,  вѣсомъ  болъе 
трехъ  каратъ,  дорожѣ  цѣнятся  цвѣтныхъ  алмазовъ  этого  вѣса;  послѣ 
пего  с;лѣдуютъ  синіе  саФиры,  потомъ  другіе  цв  Ьтные  и  наконецъ  без- 
цвѣтные ;  большіе  рубины  и  саФПры  весьма  рѣдки ;  Тавернье  видѣл  ь 
въ  Визапурѣ  два  рубина  вь  50  и  17  кар.,  оба  соверш.  цвѣтовъ  и 
превосходной  красоты;  Гарношнтскій  наждакъ  употр.  послѣ  обож- 
женіл,  измельчепія  и  очищенія  отмучиваніемъ,  на  Мраморномъ  зав. 
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блізъ  Екатерин  бур  га,  для  шлифовки  мрамора  и  другихъкамнен;  а  длл 
гранильной  Екатеринбургской  и  Златоусговской  оруженныхъ  Фабрикъ 
получается  па;кдакъ  изъ  Кыіитымскаго  и  Златоустовскаго  корунда. 

Р.  ^\0.  Шпинель,  отпаэЪриъ.  корундъу  зріпеііс.  Крист 
сист.  правильная,  основная  ф.  октаэдръ,  часто  сплюсну- 
тый въ  видѣ  таблицы,  гранатоэдръ,  лейцитоэдръ,  весьма 
рѣдко  и  всегда  подчинены  шюскости  тріакисъоктаэдра, 
(фиг.  117);  іфомѣ  того  соединения  ихъ  между  собою  и 
весьма  часто  двойники  по  извѣстному  въ  шпинели  зако- 
Фиг,  117.  Фиг.  118.       ну,  (фиг.  118)  они  срослись 

по  ^  плоскостямъ  октаэдра,  а 
имѣютъ  всѣ  другія  въ  обрат- 
номъ  вкдѣ;  гораздо  рѣ;ке  трой- 
ники, вообще  кристаллы  весь- 
ма мелки,  часто  зернами;  спайн. 
по  плоскостямъ  октаэдра,  но  не 
явственна;  изл.  раковист.,  тверд,  топаз.;  уд.  в.  0,8  —  '5з^1; 
цв.  красный,  синій,  зеленый,  желтый  и  бурый,  таклхв 
черный;  бл.  стеклянный;  прозрачна;  порошокъ  бѣлый; 
предъ  п.  тр.  сама  по  себѣ  неплавка;  сост.  глиноземно- 
кислый  горькоземъ  и  желѣзисто-глиноземно-кислый  горь- 
коземъ.  М§  АІ  и  ІА^  к\  -\-  Ее  А1. 

В.  1.  Благородная  или  праснал  тип. у  кристаллы  весьма  ліелки, 
отдѣлыіы,  вкраплены  или  вросшіе  и  зерна;  цв.  карминно-розово- 
или  кошенилевокрасный,  красноватобьлый,  вишнево-кровлно-крас- 
иый;  оттѣнки  бурыхъ  и  укелт.  цп.  Нах.  въ  пескѣ,  также  въ  гнейсЬ 
или  грапитѣ,  на  о.  Цейлонѣ,  въ  Индіи,  въ  зернистомь  извѣстнлк-ь  вь 
Иыоіоркѣ;,  тёмнокрасная  наз.  ВиЬшьріпеІІ,  свѣтлокраснал  ВаІІазгиЫп 
или  ВиЫп-ЬаІаІь,  сииеватокрасная  Аітапсіш,  л«.елтокрасная  ВиЬісеІІ. 

В.  2.  Си/слл  ит.^  кристаллами  и  зернами*,  ФІолетово-индигово- 
шмальтовосинял ,  синевато-бѣлал,  селадоно-зе^енал  просвЬчиваетъ  ; 
сод.  5  ргос.  ліелѣза.  Нах.  въ  зернистомъ  известнлкѣ  и  доломитѣ 
при  Акерѣ  въ  Швеціи,  въ  Моравіи,  на  о.  Цейлон^,  въ  Фннллндін^ 
сбыки.  шп.  въ  Лоно,  Гельзингѣ,  Сварто. 

В.  5.  Желпзистал  шп.  или  ісрнал  гап.у  цейлоннтъ  (отъ  остро- 
ва), Сеуіапіі^  Сапсіііу  Ріёоііа$іе,  весьма  мелкими  кристаллами  и 
зернами,  отдѣльиыми  и  вросшими-,  цв.  разные,  черные,  черноватозе- 
иые;  просв'Ьчивающа ;  сод.  16  —  20  ргос.  желѣза. 
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Нах.  въ  пескѣ  и  въ  вулкапическихъ  гори,  породахъ,  въ  базаль- 
тѣ,  зернистомъ  известнлкѣ,  па  о.  Цейлонѣ^  въ  Везувіѣ  въ  древни хъ 
изверженіяхъ,  по  Монцони  въ  Фассайской  долинѣ,  при  ВарвикЬ  въ 
Ньюіоркѣ,  въ  самыхъ  большихъ  кристаллахъ  отъ  5 — 4  дюймовъ,  так- 
же въ  Уральскихъ,  Назямскихъ  горахъ,  въ  видѣ  зелеиыхъ  октаэдровъ. 

^потр.  на  украшенія;  краснал  шп.  есть  драгоцѣнный  камень 
и  извѣстна  подъ  назв.  КиЬіпзріпеІІ ;  блѣдная,  менѣе  почитаемая 
называется  ИиЬіп  Ьаіаіз. 

Р.  41.  Пирритъ  (отъ  пѵ^)  огонь,  огненнол^елтый),  РуггЫі, 
СЫогзріпеІІ.  Крист.  сист,  правильная;  мелкій  желтый  окта- 
эдръ  найденъ  вросшимъ  на  кристалличеекомъ  пол.  шп.  въ 
гранитѣ  при  Алабашкѣ;  сост.  неизвѣстенъ,  потому  что  толь- 
ко од  инь  кристаллъ  нах.  въ  коллекціи  Л.  Р.  Перовскаго. 

Р.  4^.  А  ВТ  о  молить  (отъ  аѵго(іоХод,  переходный), 
ЛиІотоІіЬ ,  ОаІгпіС ,  зріпеііе  мпсі/ёге.  Крист.  сист.  пра-- 
вилън.і  ОСНОВ.  Ф.  октаэдръ,  часто  въ  видѣ  октаэдрической 
таблицы,  и  въ  двойникахъ  шпинели,  такл^е  зернами  и 
сплошными  кусками;  кристаллы  изоморфическіе  съ  шпи- 
нелью; тверд,  топаз.;  уд.  в.  4,5;  бл.  стеклянный;  цв. 
зеленый,  склоняющійся  къ  черному  и  синему;  на  краяхъ 
просвѣчивающ ъ ;  предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  не  плавкій; 
сост.  глиноземнокислый  цинкъ  сь  желѣзною  окисью,  съ 
горькоземомъ  и  известью.        АІ  А1. 

Нах.  въ  тальковомь  слапцѣ  при  Фнпбо  и  Бродбо,  въ  Фалу- 
нѣ  и  Великой  Тунѣ  въ  Швецти,  въ  Финляндіи  въ  Киско  и  Лойо, 
въ  Ньюжерзѣ,  составл.  пе]эеходъ  къ  солевиднымъ  цинковымъ  рудамъ. 

Р.  43.  ТопАЗЪ,  тяжЕЛОВѣсъ,  Торшя,  аіитіпе  /Іиаіее 
зііісеизе.  Крист.  сист.  і-и  1-ос«.,  главн.  ф.  ромбич.  призма 
Фиг.  119.  въ  124°  19^икрозіѣ  того  ром- 

бич. октаэдръ  (фиг.  129.  о. 
сверху)  съ  конечн.  ребрами  во 
14Г7^и101^52ивъ  90°55' 
съ  боковыми  ребрами,  иногда 
различно  образован,  на  разн. 
концахъ,  но  не  преоблада- 
ющій  самъ  по  себѣ;  ромбич. 
призма  (1.  с.  обыкн.  съ  прі- 
остреніемъ  острыхъ  боков. 
16 
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ребръ  (1.  с.  -і^.)  чрезъ  плоскости  ромбич.  призмы  въ  9Ъ^  8\ 
посему  образуется  8-сторонняя  призма  съ  кон.  пріостренія- 
ми  (1.  с.  2 /,/^  уУЗ),  насеіжденными  на  острыя  боковыя  ребра 
(какъ  въ  сибирск.  тяж.),  въ  видѣ  горизонт,  продол ьи.  призмъ; 
иногда  еще  соед.  конепн.  плоскости,  насал%денныя  на  тупыя 
бок.  ребра  (I.  с.  с^,  ^  (I.)  въ  видѣ  горизонт,  поперечн.  призмъ, 
такъ  что  съ  предьидущими  образу ютъ  октаэдры;  далѣе  на- 
блюд.  8-стор.  призма  (фиг.  120.  М.  М.  1.  1.)  съ  кон.  за- 
^  остреніемъ  плоскостями  ромбич.  октаэдра, 

(фиг.  120  о.  о.)  въ  Бразильскомъ  топа- 
зѣ;  нерѣдко  прямонасажденная  кон.  плос- 
кость (фиг.  119  с.)  въ  соединеніи  съ  рази. 
Формами,  и  иногда  плоскости  болѣе  тупаго 
и  болѣе  остраго  октаэдровъ  (1.  с.  о^-^о^  ^  о.); 
кристаллы  всегда  призматич.  и  бок.  плоско- 
сти призмъ  вертикально  струйчаты;  но 
горизонт,  конечн.  плоскость  шероховата, 
по  направленію  которой  прим.  соверш. 
спайность;  изл.  раковист.;  тверд,  топаз.; 
уд.  в.  0,6  —  5,4;  цв.  бѣлый,  зеленый,  желтый,  красный 
и  голубой;  прозраченъ;  бл.  стеклянный;  хрупокъ;  въ  огнѣ 
измѣн.  цв.  желтый  въ  красный,  и  осколки  покрываются 
предъ  п.  тр.  многими  маленькими  пузырьками,  не  сплав- 
ляясь сами  по  себѣ;  трѣніемъ,  сжатіемъ  и  нагрѣваніемъ 
д  іілается  электрич.;  сост.  кремнекислый  глиноземъ  съ  пла- 
виковою  кислотою.  АІ  Р'*  -і-2  АІ  8і. 

В.'  1.  Благородный  //г.,  Рііеп^іТ. ,  кристаллами  вкраплеіін.  или 
сплошнын;  угловато-зериисто-отдЬлеиный,  разныхъ  цвѣтовъ;  зеленый 
ппз.  аквамарппомъ  въ  торговлѣ*,  нлх.  въ  большомъ  количества,  ме- 
довожелтыми  и  крпсііыіми,  отдѣльтіыми  кристаллами  въ  Бі^ізпліи,  по 
р.  Итаипгѣ,  также  въ  Шотлаітдтп,  въ  кварцовомъ  гпейсЬ  пли  пъ 
такъ  пазыв.  топазовой  скалѣ  въ  ШпеккеіиитеГінѣ  Саксоиіи  и  въ  Руд- 
ной горѣ,  въ  Уральск,  горахъ,  въ  Ильменской  го])ѣ  водлпосвѣтлые, 
мелкіс;  въ  нѣсколько  лнній  вьпииною,  ію  весьма  блестящіе  съ  глад- 
кими, весьма  многочисленными  плоскостями,  чѣмъ  онѣ  превосхо- 
дятъ  всѣ  другіе  топазы;  также  въ  подобныхъ  пустотахъ  гранита  въ 
Ллабаиткѣ  въ  Мурзнпской  слоб.  кристаллами  больппши,  имеющими 
иногда  въ  длину  Н  дюйма  и  въ  противуположной,  4  дюйма  6  ліпі.  и 


въ  Нерчинскѣ  въ  Верхне-Удигіскомъ  уѣздѣ  ііа  горѣ  УрулунгЬ  ино- 
гда попадаются  кристаллы  весьма  значительной  величины  (ромбо- 
идалыіыл  призмы)  и  большаго  вѣса,  изъ  которыхъ  одинъ  замѣч., 
вѣс.  53  фунт.,  хранится  въ  Муз.  Горн.  Инстит.  *,  они  обык.  голубого 
цв.,  прозрачны  и  пигдѣ  не  наход.  въ  подобн.  красотѣ  кристаллиза- 
ціи^  нах.  валуны  топаз,  въ  россыпяхъ  ручьевъ  въ  Мурзинской  слоб. ; 
они  попадаются  также  въ  Адунчилонѣ,  гдѣ  синеватые  кристаллы 
бываютъ  длиною  до  5  дюйм,  съ  непрозрачною  па  концахъ  корою, 
именуемые  «коневьи  зубы»  въ  Сибири. 

В.  2.  Обыпновеншгй  т.,  РугорІгуваШ,  РІіузаШу  (отъ  яѵ^^  огонь, 
(рѵбаму  надуваю)^  въ  неясныхъ  призмахъ  съ  шероховатыми  плоско- 
стями и  СПЛОШПЫЙ-,  цв.  зеленовато  и  гкелтобѣл.,  мало  блестящъ.  Ыах, 
въ  гранитѣ  въ  Финбо  Швецін  и  въ  ПеннгЬ  въ  Саксоніи. 

В.  5.  Швстовашый  7гг.,  Рукпіі^  (отъ  7гѵу.Ѵ0(;у  сплошиый),  преж- 
де такъ  назыв.  зсіібгіагіг^ег  ВегуІІ^  уѵеіз^ег  Зіап^епзсігдгі^  въ  длин- 
ныхъ  топкихъ  призмахъ  пли  сплошный;  ЦП.  желтый,  красный;  пах. 
съ  кварцомъ  и  съ  слюдою  при  Альтепбергѣ  въ  Саксоніи  и  Шла- 
конвальдѣ  въ  Богеміи. 

Р.  >^4.  Хризобериллъ,  СІггузоЬегуП,  (отъ  хЯ^^^^і^  зо- 
лото, ргі^ѵХХос,  бериллъ),  суторігапе.  Крист.  систп,  1-й  1- 
осн.,  глав.  Ф.  вертик.  ромбич.  призма,  съ  притупленіемъ  бок. 
ребръ  въ  видѣ  8-стор.  призмы,  съ  октаэдрическими  плос- 
костями и  съ  конечн.  плоскостями,  отъ  притупленія 
острыхъ  октаэдрическихъ  ребръ,  насажденными  на  боков, 
плоскости  второй  вертикальной  призмы;  плоскость  эта 
съ  конечными  плоскостями,  образуетъ  при  преоблада- 
ющпхь  двухъ  плоскостяхъ  первой  бок.  призмы  таблице- 
образные  кристаллы;  часто  встречаются  двойники  и  трой- 
ники (по  б.  ч.  въ  Сибири),  такъ  что  два  недѣлимыхъ 
имѣютъ  обиду ю  плоскость  конечнаго  пріостренія  и  всѣ 
другія  плоскости  лежатъ  въ  обратномъ  видѣ;  спайн.  не 
соверш.  по  направл.  плоскостей  второй  боков,  призмы; 
изл.  раковист.;  тверд,  между  топаз,  и  саФир.;  уд.  в.  5,8  — 
0,7;  бл.  стеклянный;  цв.  .зеленый  и  ;келтый  въ  разн. 
оттѣнкахъ;  прозрачность  часто  съ  синеватымъ  и  бѣлова- 
тымъ  отливомъ  весьма  лвственнымъ  при  округленной 
шлифовкѣ;  отъ  того  и  получилъ  назв.  СуторЬап,  (отъ 
>іѵ/іа,  волна  и  срапш  блистаю);  пред.  п.  тр.  самъ  по  се- 
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бѣ  не  плавкій;  сост.  глиноземнокислый  бериллій  съ  кре- 
мнеземомъ,  АІ^  8ін-5#еАІ^. 

Нах.  съ  другими  драгоц.  камнями  отдѣльными  кристаллами  и 
зернами  въ  рѣхіномъ  пескѣ  на  о.  Цейлонѣ,  въ  Пегу  иБразиліи,  въ 
гнепсѣ  въ  Коннектикутѣ,  также  кристаллами  или  мелкими  сплошными 
кусками  съ  Фснакитомъ  и  изумрудомъ  въ  слюдлномъ  сланцѣ  по  р. 
Іоновой,  къ  вост.  отъ  Екатеринбурга,  кристаллы  отличаются  въ 
особенности  величиною,  теміюзеленымъ  цвѣтомъ,  не  большимъ  со- 
держаніемъ  хромовой  закиси  и  дихроизмомъ,  такъ  что  они  при 
обыкн.  свѣтЁ  кажутся  темнозелеными,  а  разсматривая  ихъ  при  огнѣ 
кажутся  малиновыми  —  эти  тройники  длиною  до  5  дюймовъ. 

Употр.  на  рази,  украшенія  въ  особеніюсти  чистые,  прозрач- 
ные желтаго  цвѣта  камни  съ  синимъ  отливомъ. 

Семейство  14.  Хризолитовые. 


<1 


Кристп,  сист,  1-й  І-осн.,  ^-и  і-^лен. ;  тверд,  кварц, 
и  пол.  шп.;  уд.  в.  5,4  —  Ъ^І-^  цв.  зеленый,  желтый,  бу- 
рый; бл.  стеклянный;  прозр.  большая;  составь  кремне- 
земнокислый  глиноземъ. 

Р.  45.  Х.ризолитъ ,  СІггузоШК ,  (отъ  ;^^ѵсгод,  золото, 
Хід^од:,  камень),  ретЫоІе.  Крист.  смет,  І-и  і-осн.^  глав.  ф. 
ромбич.  призма  въ  130°  (фиг.  1^1.  а.  3.),  почти  всегда 
Фиг.  121.  въ  соединеніи  со  второю  пр.  (чрезъ  при- 
тупленіе  острыхъ  боковыхъ  ребръ)  (1.  с. 
^);  подчинены  плоскости  ромбич.  окта- 
эдра, (I.  с.  о.  о.),  плоскости  первой  гори- 
зонтальн.  приззіы  (1.  с.  (І)^  отъ  притупле- 
пія  туііыхъ,  и  второй  гориз.  призмы  (I. 
с.  у.  у^),  отъ  притупленія  острыхъ  ок- 
таэдрич.  ребръ,  также  съ  прямонасаж- 
денною  горизонтальною  плоскостію  (I.  с. 
с),  обыкнов.  тусклою  и  шероховатою; 
плоскость  же  первой  призмы  вертикально  струйчата; 
кристаллы  обыкнов,  короткіе  призматич.;  спайн.  соверш. 
явственна  по  направл.  плоскостей  второй  вертик.  приз- 
мы; изл.  раковист.;  тверд,  между  кварц,  и  по.і.  шп.,  даже 
апсіт.;  уд.  в.  0,5 — 2,8;  бл.  стеклянный;  прозраченъ;  цв. 
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сііаржевозеленый,  желтый,  красный;  иногда  сплошн.  и 
зернами;  предъ  п.  тр.  неплавкій;  сост.  кремнеземноки- 
слый  глиноземь  съ  ;келѣзною  закисью.   М^^^  8і. 

В.  1.  Благо^юдный  оср.у  кристаллами  и  зернами,  зеленый  разн. 
оттЬнковъ;  пах.  отдѣльн.  кристаллами  въ  намыв,  землѣ  Египта,  Бра- 
зиліи,  рѣдко  въ  базальтѣ  Богеміи,  на  Ферройскихъ  островахъ. 

В.  3.  Обыкновенный  хр.^  Оііѵіп.^  по  б.  ч.  сплошной,  округленнозер- 
пнстыми  отдѣлъными  кусками^  рЬдко  кристаллизованный*,  цв.  раз- 
ныл  нзмѣненія  л^елтаго;  полупрозраченъ.  Лах.  въ  базальтѣ,  лавѣ, 
въ  метеорическомъ  желѣзѣ,  при  Касселѣ,  въ  Эйфсльскихъ  горахъ 
при  Альтенбергѣ  въ  Саксопіи,  Богеміи,  Тиролѣ,  Франціи^  Шот- 
ландіи,  въ  зернистыхъ  массахъ  въ  Менцелѣ  и  Крузамо  въ  Финллн- 
діи,  хромовый  оливинъ  въ  Менцелѣ,  въ  Везувіѣ,  Этнѣ,  ТенериФѣ, 
въ  метеор.  желѣзЬ  Сибири  и  Отумпы  въ  Перу,  въ  обсидіаиѣ  въ 
Мексикіі  (кгузіаіійігіег  ОЪзі^гап ^. 

В.  5.  Желѣзгшпый  хр.у  Нуаіозі^егіі (отъ  ЬогЯо^  ,  прозрачный, 
(7^^г/^од,  желѣзо),  весьма  мелкими  вросшими  кристаллами*,  оплош- 
ный, вкрапленный,  желтобурый  или  красный*,  тверд,  немного  мень- 
ше \  содержитъ  29  —  50  проц.  желѣза.  Нах.  въ  миндалыюмъ  кам- 
нѣ  въ  Ирингенѣ  въ  Брейсгауѣ,  и  въ  долеритовой  жѵілѣ  въ  Фрей- 
бергѣ.  У^потр.  какъ  драгоц.  камень  меньшей  цѣпы  на  разн.  укра- 
шенія,  въ  особенности  хорошо  окрашенныя  зерна  оливииа  знач. 
величины. 

Р.  А  6.  ХонЪроЪритЪу  Ігетірѵізтаіізсігег  СІггузоШІг,  Ма^ 
сіигііу  Вгиси,  (собст.  им.).  Крист.  сист,  ка?кется  1- 
%лен.^  ромбич.  призма  въ  147°  48^  съ  притупл.  бок.  ребръ 
и  авгитовымъ  конечн.  пріострѣніемъ;  по  б.  ч.  вкраплен- 
ный, зернами  и  мелкими  сплошн.  кусками^  тверд,  между 
кварц,  и  полев.  шп.;  уд.  в.  5,^  —  "5,1;  цв.  /келтый  въ 
разн.  оттѣнкахъ,  шпаржево-и  оливково-зеленый^  бл.  стек- 
лянный, жирный;  прозраченъ^предь  п.  тр.  неплавкій;  сост. 
кремнекислый  глиноземъ  съ  плавиковой  кислотою.  М^^ 
Г1.-І-3  8. 

Нах.  въ  зернистомъ  извѣстиякѣ  въ  Ньюжерзѣ  и  Ньюіоркѣ,  въ 
Саксонскомъ  рудномъ  к^^яжѣ  и  на  Везувіь,  въ  Фпнляндін  желтый 
и  бурожелтый  на  о.  ПаргаСѣ,  въЛойо,  Гельзингѣ,  Стансвикѣ,  Сиб- 
бнлѣ,  черный  въ  Лойо,  темнобурый  въ  Оріерви  и  Паргасѣ,  такл^е  въ 
Лойо  (брюситъ)у  въ  Акерѣ  въ  Швеціи,  въ  Норвегіи,  Саксопіи. — 


—    246  — 


Гюлштъ^  Нитіі  (собст.  им.),  весьма  похожій  на  хондродигь  и  мо- 
жетъ  быть  однокаиественііый  съ  нимъ,  пах.  въ  Мбнте  СоммЬ  при 
Неаполь. 

Семейство  15.  Берилловые. 

Крист,  сист.  З-и  І-осн. ,  иногда  3-й  І^глен. ,  тверд, 
отъ  кварц,  до  топаз.;  уд.  в.  "5,0  —  2,6;  цв.  желтый,  зе- 
леный, синій ,  бѣлый ;  бл.  стеклянный;  прозрачность 
большая;  сост.  кремнекислый  глиноземъ  и  кремнекислый 
глиноземистый  бериллій. 

Р,  47.  ШзужруЪъ }  гТіотпЪоеЛтізсІіег  Зтага^сі ,  Всгуіі  ^ 
етегаисіе,  Крист.  сист,  Ъ'И  І-осн.  ^  основ,  ф.  6-стор. 
призма  (фиг.  122),  съ  конечнымъ  пріострѣніемъ  (1.  с.  / .), 
Фиг.  122.  отчего  происходить  тупой  діэксаэдръ  съ 
^  ^  ^С::>ч^  конечными  ребрами  въ  151°  5'  и  съ  бок. 
^^-^  ^  іѵИ  ребрами  въ  59**  5Т/,  иногда  бок.  ребра  при- 
туплены, чрезь  бок.  плоскости  второй  верт. 
призмы;  рѣдко  плоскость  болѣе  остраго  и 
втораго  еще  острѣйшаго  діэксаэдра;  также 
плоскости  разноребернаго  дидодекаэдра,  и 
горизонтальная  конеч.  плоскость,  (1.  с.  о.), 
по  направл.  которой  спайн.  сов.  параллель- 
і^р^  на,  такь  что  отъ  этого  длинные  кристал- 
лы легко  ломаются  по  этому  направл.;  прозраченъ  или 
просвѣчивающь;  цв.  рѣдко  бѣлый,  по  б.  ч.  синій,  зеле- 
ный, желтый;  хрупокь;  предъ  п.  тр.  самь  по  себѣ  едва 
плавкій;  сост.  изъ  кремнекислаго  глинозема  и  кремнеки- 
слаго  глиціа.  В^е        -ь-  2  А1  8і. 

В.  1.  ГлаЬгѵО-пгризмашш.  из.  или  настоя щій  изуліруЬъу  ^тага^З:^ 
короткіл  гладкія  призмы  неструйчатыя  и  безъ  склонности  къ  ци- 
линдрическому виду;  бл.  стеклянный;  прозраченъ,  просвѣчивающъ; 
кристаллы  иногда  значит,  величины,  до  8  и  болЬе  дюйм.  дл.  и  до 
5  дюйм,  толщ.;  таковые  встрЬчаются  только  по  рпчкѣ  Таковой  въ 
65  верст,  отъ  Екатеринбурга  въ  жилахъ  слюд,  сланца;  цв.  изумруд" 
нозеленый,  по  причииЪ  содерж.  0,3  хромовой  окиси  и  Лхелѣзной 
окиси.  Лах.  въ  слюд.,  глинист,  сланцѣ,  въ  граіпітв  въ  Перу,  Ара- 
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віи,  въ  Гейбахской  долиііѣ  въ  Зальцбург^  и  въ  Уральск,  горахъ, 
большими  прозрачными  кристалл,  съ  Фенакитомъ  въ  слюд,  сл.-  кри- 
сталлы не  отличаются  отъ  Колумбипскихъ  и  на  равпЬ  съ  ними 
шлпФуются  и  обработываютсл  какъ  драгоц.  камни. 

В.  2.  Струйгато-призлштш.  из.  ѵілп  бериллъ ,  длинньіми,  часто 
верт.  струйчатыми  призмами  съ  поперечи.  трещинами;  сплошной, 
тонко-шестовато-отдѣленный;  цв.  разные  оттѣііки  зеленыхъ,  желтыхъ, 
синихъ,  также  бьлый-,  прозраченъ  (благор.  бериллъ  ^  А^иа^па^іп) 
и  полупрозраченъ  ( обыпп,  бериллъ ).  Нах.  отдѣльпыми  кристаллами, 
въ  пегкѣ  или  въ  жнлахъ  въ  гранить,  глинѣ,  Шотлаидіи,  Саксоніи, 
Богеміи,  Снлезіи,  Тиролѣ,  Франціи,  Сѣв.  и  Южн.  Америкѣ,  въ  Копек- 
тикутіі  и  Бразиліи,  въ  Адунчилонѣ,  Нерчинскѣ*,  зеленый  и  синій  бер.  вь 
Таммелѣ  Фннллндіи,  также  въ  Уральск,  горахъ  вросшими  вппожел- 
тыми,  иногда  10  дюйм,  кристаллами  въ  граннтовыхъ  друзахъ,  въ 
Алабашкѣ  при  Мурзипской  слободп  и  свѣтлорозовыми  съ  округ- 
тынно  скоплсинымъ  альбитомъ  въ  Шайтанкѣ,  короткими  толстыми 
призмами  1 — 2  дюймовъ  длин.;  менѣе  отличается  бер.  въ  гранитѣ 
при  Юшаковѣ  въ  Мурзинской  слободѣ  съ  альбитомъ,  кварцомъ  и 
лепидолитомъ  *,  также  въ  Ильменской  горѣ,  къ  сѣверу  огъ  Ильмен- 
скаго  озера  и  въ  друзахъ  гранита  съ  турмалиномъ  въ  Ахтенскомь 
рудішкѣ  въ  Златоустовск.  зав.*,  въ  Мурзинской  слободѣ  найдеішый 
аквамаринъ,  заслулсиваюшіій  особеннаго  внимапія,  по  своей  вели- 
чинѣ  и  чистотЬ,  имѣетъ  спаржевозеленый  цв.,  весьма  прозр.,  пред- 
ставл.  б-стор.  призму  со  впадинами  на  конечиыхъ  плоскостлхъ,  отъ 
оттисковъ  кристалловъ  кварца,  длин.  5і  вер.,  шнр.  вер.,  вѣ- 
сомъ  фунт.  11  золот.,  и  хранится  въ  Муз.  Горн.  Инст.,  цѣною  въ 
42857  руб.  1Ц  коп.  сер. 

^^потр.  темнозеленый  из.  почитается  какъ  драгоцѣи.  камень , 
самые  л^чшіе  происходятъ  изъ  Перу,  свѣтлозелен.  или  синій  бер. 
меиѣе  цѣнится,  и  нечистые  обыкнов.  бер.  употребл.  на  приготов- 
леніе  бериллія  и  его  соединеній;  въ  Сибирскомъ  из.  не  содержит- 
ся хрома. 

^авиЬсонишЪу  въ  которомъ  Ртардсонъ  ( Кісііагізоп)  предпо- 
лагалъ  новый  металлъ,  принадле;китъ  по  ислѣдованілмъ  Брейтгаупта 
къ  изумруду,  по  Толісону  крист.  сист.  его  относится  къ  2-й  \-ОСН.) 
и  составъ  почитается  кремнеземнокислымъ  и  глиноземистымъ  съ  во- 
дою; меліду  тѣмъ  Брейтгауптъ  называетъ  крист.  сист.  5-и  Х-ослою 
и  уд.  в.  2,69 ;  по  гЖалшадіусу  онъ  сост.  изъ  кремнезема,  глинозема, 
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гиицншл,  горькозема,  желѣзиой  окиси  и  немного  литія  и  натра 
Пах.  въ  граніітѣ  Абердпна  въ  Англіи. 

Р.  48.  Эвклазъ  (отъ  іѵ^  легко,  ^Хаси^  ломаю),  ргізта- 
Іізскег  ^тага^Л.  Крист.  сист,  2-й  1  %лен. ,  глав.  ф.  ром- 
бич,  призма  въ  114°  50',  въ  соединеніи  <;ъ  другими  при- 
змами, плоскости  которыхъ  весьма  узки^  косвенная  кон. 
плоскость  подъ  1*50°  Ъ%'  насаждена  на  тупомъ  боковомъ 
ребрѣ;  кромѣ  того  еще  разныя  авгитовыя  конечныя  прі- 
остренія^  спайн.  сов.  паралл.  притупляющимъ  плоско- 
стямъ  острыхъ  боковыхъ  ребръ;  кристаллы  мелки  и  рѣд- 
ко  ясньц  изл.  раковист.^  тверд,  между  кварц,  и  топаз.; 
уд.  в.  ве(;ьма  хрупокъ;  цв.  свѣтлозеленый,  переходя- 
щій  въ  голубоватый;  бл.  стеклянный;  прозраченъ  или 
полупрозр.;  предъ  п.  т.  весьма  трудно  плавкій;  сост.  кре- 
мнекислый глиноземъ  и  кремнекислый  бериллій.  ёе  8і^  -і- 
І1  8І. 

Лах,  въ  хлоритовомъ  сл.  при  Боа-ВисгЬ  и  въ  Минасъ-Гераесѣ 
въ  Бразиліи. 

Р.  49.  фенакитъ^  РНепакКу  (отъ  (раѵаш^соу  обманы- 
ваю). Крист.  сист,  Ъ-п  1-ош.,  главн.  ф.  ромбоэдръ  въ 
115°  25'  съ  плоскостями  второй  6-стор.,  но  всегда  низ- 
кой призмы,  такліе  съ  менѣе  развитыми  плоскостями 
первой  призмы,  съ  плоскостями  болѣе  тупаго  ромбоэд- 
ра и  съ  плоскостями  тупаго  диэксаэдра  въ  156°  45',  кото- 
рыя  шероховаты,  между  тѣмъ  какъ  всѣ  другія  гладки 
и  сильно  блестяпі^и;  двойники  не  рѣдко  имѣютъ  общую 
главную  ось,  а  плоскости  ромбоэдрич.  въ  обратномъ 
видѣ;  спайн.  паралл.  плоскостямъ  основн.  ромбоэдра  и 
второй  боковой  призмы;  изл.  раковист.;  тверд,  между 
кварц,  и  топаз.;  уд.  в.  "5,0 — 2,9;  цв.  бѣлый,  желтый,  ро- 
зовый; бл.  сильный,  стеклянный,  приближающійся  къ 
у  алмазн.;  прозраченъ  и  просвѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  не- 
плавкій  самъ  по  себв;  сост.  изъ  кремнезема,  глицины  и 
глинозема.  В^е  8і*. 

Нах.  съ  изумрудомъ  въ  слюд,  сланцѣ  Уральск,  горъ,  бѣлыс 
весьма  блестящіе  и  прозрачные  при  р.  Токовой  и  большомъ  Рсф- 
хЬ  къ  вост.  въ  65  верст,  отъ  Екатеринбурга;   онъ  достигаетъ  нно- 
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гда  значительной  величины,  до  5  дюйм,  длиною  и  толщиною,  съ 
заключснпымъ  въ  немъ  кристалломъ  изумруда^  также  нах.  въ  Фра- 
монѣ  въ  ДоФинѣ,  по  весьма  мелкими  кристаллами. 

У^потр.  какъ  драгоц.  камень  по  сильному  -  блеску  на  украше- 
ніл. 

Семейство  16.  Кварцовые  камни. 

Крист.  сист.  5-и  1-оснал  и  1-й  І-оснал;  но  и  не 
кристаллическія  аморфическія  массы ;  уд.  в.  2,7  —  2,5  и 
тверд,  кварц,  у  кристаллическихъ  \  уд.  в.  2,0  —  2,4  и  по- 
левошп.  тверд,  у  некристаллическихъ;  блескъ  стеклянный, 
склоняющейся  къ  жирному;  они  отличаются  по  б.  ч. 
прозрачностью,  но  другія  едва  просвѣчиваюгъ  или  не- 
прозрачны; сост.  чистый  кремнеземъ  или  по  крайней 
мѣрѣ  преобладающій  и  въ  этомъ  случаѣ  съ  примѣсью 
воды. 

а.  кварцовые^  безводные ,  кристпаллигескіе;  тверд,  кварц.; 
уд.  в.  2,5 — 2,7;  иногда  сплошные,  но  не  студенистые. 

Р.  50.  /^ихроитъ^  (Зід  двойный,  ;^^оа^  цвѣтъ),  І)ісЬгоіС, 
ЗоІііН  и  Реііот.,  СоЫіегіІ^  ТмсКззаррЫг ,  БіеіпІгеіШ.  Крист, 
сист.  1-й  1-ос«а/г,  основн.  Ф.  ромбич.  призма  во  119®  съ 
плоскостями  ромбич.  октаэдра,  имѣющаго  бок.  ребра  125°, 
иногда  главная  ф.  съ  прямо  насажденною  кон.  плоскостью 
и  съ  притупленіемъ  острыхъ  боков,  ребръ  въ  видѣ  пло- 
ской 6-стор.  призмы,  рѣдко  плоскости  второй  ромбич. 
призмы,  тупаро  или  остраго  октаэдра,  но  всегда  подчи- 
нены; вообще  кристаллы  рѣдко  ясны,  б.  ч.  вкрапленны, 
или  сплошными  массами  и  зернами;  изломъ  неровный, 
раковистый;  тверд,  кварц.;  уд.  в.  2,6  —  2,5;  блескъ  сте- 
клянный; цв.  синій  и  сѣрый  въ  разныхъ  оттѣнкахъ,  ин- 
диговосиній,  синіе  по  направленію^  главной  оси,  сѣрые 
въ  поперечной  оси;  прозрачень;  предъ  п.  тр.  трудно 
плавится  въ  бѣлое  стекло;  сост.  кремнекислый  глиноземъ 

Щ^] ... 

съ  кремнекислымъ  горькоземомъ  и  желѣзомъ.  р^з  ^*^^ 
Ъ  1\  8І. 

Нах.  въ  граннгіі  и  гнейсѣ  на  остр.  Цейлонѣ,  въ  Испаніи  (Зо- 
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Шк)^  въ  Арендалѣ  Норвегіи,  въ  Оріерви  и  Або,  въ  Гельзингѣ  и 
Міолѣ  въФинляіідіи  (^іеіііІіеіШ)у  іакл^е  въ  Сибири  по  рѣчкѣ  Слю- 
дяиічѣ  за  Байкаломъ. 

Употр.  подъ  названіемъ  ЬіісЬбзаррЬіг  какъ  драгоцѣнный  камень. 
Р.  51.  Кварцъ,  гІготІюсігЫгег  Оігаг2.  Крист.  сист.  Ъ-и 
\'Осная,  основ,  ф.  диэксаэдръ  (фиг.  12^),  съ  кон.  ребра- 
ми во  44^  и  боков,  во  10 о ^  54^;  чрезъ  преоб.іадающія 
поперемѣнныя  кон.  плоскости  (1.  с.  Р.  Р.)  переходить  онъ 
вът^пой  ромбоэдръ  въ  94°  15,  (но  весьма  рѣдко);чрезъ 
притупленіе  боковыхъ  ребръ  діэксаэдръ  переходить  вь 
первую  діэксаэдрическу  (фиг.  124)  призму,  весьма  обы- 
Фиг.  ^23.  Фиг.  124.  кновенную  при  удлинсніи  гла- 
вной оси;  также  болѣе  острый 
диэксаэдрь  чрезь  притупле- 
ніе  соединительныхь  ребръ 
между  конечными  плоскостя- 
ми призмы,  но  весьма  рѣдко 
чрезь  притупленіе  кон.  ребръ 
чрезъ  плоскости  втораго  бо- 
лѣе  тупаго  діэксаэдра  и  не 
рѣдко  въ  соединеніи  съ  эти- 
ми плоскостями  призмы  и  плоскости  болѣе  остраго  діэк- 
саэдра  съ  бок.  ребрами  въ  131°  6^^,  плоскости  котораго 
прямо  притупляютъ  соединительные  углы  между  діэкса- 
эдромь  и  плоскостями  призмы  идакимь  образомь  явля- 
ются въ  видѣ  ромбическихь  плоскостей,  хотя  всетда  от- 
дѣльныя  и  въ  половинномъ  числѣ,  и  въ  этомь  случаѣ 
или  на  верхнихь  или  на  нижнихъ  поперемѣнныхъ  углахъ; 
соединительные  углы  между  діэксаэдромь  и  плоскостями 
призмы  косвенно  притуплены  чрезь  трапецоидальныя  плос- 
кости, принадлежащія  эксагональн.  трапецоэдру  или  эмі- 
эдру  дидодекаэдра  въ  право  или  въ  лѣво  полуобратному  (см. 
фиг.  "56  стр.  36);  встрѣчается  так;ке  тригональн.  трапецо- 
эдръ  (см.  ФИГ.  37  стр.  36)  или  тетраэдръ  дидодекаэдра;  прямо 
наса;кденная  кон.  плоскость  какъ  большая  рѣдкость  одинъ 
или  два  раза  была  наблюдаема  въ  діэксаэдрич.  кристаллахъ 
въ  Ньюіоркѣ;  плоскости  вертикальной  призмы  всегда  гори- 
зонтально струйчаты;  двойники  по  3  законамъ:   1)  два 
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недѣлимыхъ  имѣютъ  общую  бок.  плоскость  призмы  или 
общую  прямонасажденную  кон.  плоскость  или  плоскость 
болѣе  тупаго  діэкаэдра  и  всѣ  другія  плоскости  въ  об- 
ратномъ  видѣ;  спайность  несов.  параллельна  діэксаэдри- 
ческимъ  плоскостямъ  и  боковымъ  плоскостямъ  первой 
6-стор.  призмы;  изломъ  раковистый,  или  неровный,  ров- 
ный, занозистый;  тверд,  кварц.;  уд.  в.  2,7  —  ^55;  хру- 
покъ;  цв.  водлно-свѣтлый  или  разноцветный;  блескъ  сте- 
клянный, иногда  жирный;  прозраченъ  или  непрозраченъ; 
предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  неплавкій,  съ  натромъ  пла- 
вится въ  свѣтлое  стекло;  сост.  чистый  кремнеземъ,  ино- 
гда съ  примѣсью  глинозема,  желѣзной  и  марганцовой 
окиси.  8і. 

*)  Крисшаллтескіе  виды  и  изжѣшніл: 

В.  1.  Стекловидный  кварцъ  у  ^иа^ъ  ТьуаПп;  кристаллы  весьма 
явственные  но  болѣе  въ  сплошномъ  видѣ;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  бу- 
рый; блескъ  стеклянный,  жирный;  въ  чистомъ  состоіініи  состав- 
ляетъ  а)  горный  хрусталь  ^  е3.1ег  ^^а$^иа^ъ  или  Вег^ЪувіШ ^  изл. 
раковистый,  обломки  остроконечны;  цвѣтовъ  разныхъ;  представ- 
ляетъ  чистый  кремнеземъ;  кристаллы  часто  весьма  велики  и  содер- 
жатъ  внутри  волосистые  кристаллы  рутила,  сурьмлнаго  блеска,  кап- 
ли воды;  если  онъ  водлиосвѣтлъ ^  то  называется  {ѵа$$ег1іеТІег  Вег^- 
кгузіаііу  Ьгиіоіег,  Ъ  '61ітІ$сІгег  ТУіатапі  желтый  г.  п.  наз.  Сгігіпу 
дыліхатый  и  гвозЪигнобурый  ИаисЬіораз^  'верный  ІМогіол.  Нах.  въ 
жилахъ  гранита,  гнейса,  песчаииковъ  и  известняковъ,  въ  роговиковыхъ 
и  кремнистыхъ  шарахъ  Тироля,  Швейцаріи,  Франціи,  Гренландіи, 
Бразиліи  и  т.  д.;  въ  Уральскихъ  горахъ,  въ  дачахъ  Невьянск.  зав. 
въ  золотоносныхъ  россыпяхъ  встрѣчаются  кругляки  горнаго  хру- 
сталя необыкновенной  чистоты,  часто  скопленнаго  въ  видѣ  друзъ 
въ  гранитѣ  вмѣстѣ  съ  полев.  шпатомъ  и  слюдою,  при  Алабашкѣ  въ 
Мурзипской  слободѣ,  на  Валошной  горѣ  въ  Міяскомъ  зав.,  па  Иль- 
менской горѣ,  кристаллы  иногда  весьма  велики,  болѣе  или  менѣе 
темнобурые,  въ  видѣ  дымчатаго  кварца,  и  часто  параллельно  срос- 
шіеся  съ  полевымъ  шпатомъ,  образуя  такъ  называемый  письліен' 
ный  ераиитъ  или  еврейстгій  каліеиъу  чистый  дОФинейскій  горный 
хрусталь  употр.  на  вазы,  урны,  блюды,  кувшины  часто  съ  прево- 
сходною рьзьбою  на  поверхности,  въ  особенности  въ  Бріансонѣ  во 


Франціи,  также  па  стекла  для  очковъ,  телескоповъ  и  другихъ  оп* 
тическихъ  инструментовъ,  на  разнаго  рода  зеркала;  въ  Еі^атернн- 
бургѣ  обработываются  горные  хрустали,  дымчатые  топазы,  цитри- 
ны, аметисты  изъ  Мурзинской  слободы.  Ь.)  Аліетистобъш  тшірцЪ) 
ЛгпеіТгузІ,  (отъ  Щб-д^удод^  трезвый,  потому  что  древніе  почитали  ка- 
мень средствомъ  противъ  пьянства ,  и  носили  его  въ  видѣ  амулета 
при  себѣ),  кристаллы  почти  всегда  скопленны  друзами,  но  также  спло- 
шны,  въ  шарахъ  и  валунахъ,  толсто-шестовато-отдѣленный  •,  цв. 
фіолетово-синій,  бурый,  сѣровато-бѣлый,  зеленый;  сост.  кремнеземъ 
съ  небольшимъ  содержапіемъ  глинозема  и  желѣзнокислой^  марганцо- 
вой соли,  а  не  окисей.  Нах.  въ  гнейсѣ,  зернистомъ  известнякѣ, 
въ  миндальномъ  камнѣ,  порфирѣ^  діоритѣ  Венгріи,  Силезіи,  Саксо- 
ніи,  Тироля,  Франціи,  Бразиліи,  восточной  Индіи,  на  ост.  Цейло- 
нѣ,  въ  Оріерви  и  Стансвикѣ  Финляндіи,  въ  Уральскихъ  горахъ  въ 
кварцовыхъ  жилахъ  гранита  въ  Березовскомъ  рудникѣ  больши- 
ми, не  совсѣмъ  прозрачными  кристаллами,  въ  жилахъ  въ  Сисиковѣ 
и  Юшаковѣ  ФІолетово-синіе  Атеіку&Ь они  зд ѣсь  употпр.  на  раз- 
ныя  нздѣлія,  на  кольца,  печати,  серги  и  т.  д.  с.)  Обыкновенный  КварцЪу 
^етеіпег  Оішгъ^  въ  кристаллахъ,  и  сплошный,  валунами  (Кіевеі), 
въ  разныхъ  наружныхъ  видахъ,  ложными  кристаллами  или  въ  ви- 
дѣ  окаменяющей  массы;  цв.  буровато- красный  ( НуасіпіЛо  Сот^ 
розіеііа желтый ,  зеленый  и  т.  д. ;  опъ  содержнтъ  кремнеземъ  съ 
слѣдами  ;келѣзной  окиси  и  глинозема;  измѣненія  его:  сплошный^ 
тесшобшпый^  стгорлуповатыщ  сланцеватый  обыпн.  кв.  у  или  С^иагъ- 
запсі  у  фулъгуритобый  об.  кв. ,  ѣіііъгоігге  ,  АвігаріаШ  ,  ВііЬъвіпІег^ 
кварцъ  сплавленный  молніею,  л%еистый  кв. ,  разътьЪенный  об.  кв.  , 
псейЪолюрфшесшй  об.  кб.  въ  ложныхъ  кристаллахъ  послѣ  Формъ  из- 
вестковаго  у  тяжелаго  и  плавиковаго  шпатовъ  ( опристаллованный 
пес%аниш  фонтенеблстй жирный  кв.^  паху%ій  ш.у  отъ  тренія  из- 
даетъ  запахъ,  лтЪный  кв.  ,  мѣд но  зелен аго  цвѣта,  авашпуриш  или 
буровато-красный  кв.  съ  желтыми  блестящими  точками,  что  про- 
исходитъ  отъ  тонкихъ  трещинъ  и  отъ  тончайшихъ  слюдяныхъ  ли- 
сточковъ  примѣшанныхъ  къ  нему.  Пах.  весьма  часто  по  всему  зе- 
мному шару  во  всѣхъ  горныхъ  породахъ,  входитъ  отчасти  въ  со- 
ставь гранита,  гнейса ,  въ  лшлахъ  валуна^ми ,  зернами.  Къ  нему 
ііринадлежитъ  также  еибпій  пварцъ.^  Оеіепк^иагъ.,  къ  Бразиліи  и  въ 
Сѣверной  Каролтіѣ.  фульгуритовый  кв.  нах.  въ  ВестФалІи,  Сак- 
соніи ,  возлѣ  Дрездена  въ  Силезін,  Польшѣ,  на  калсдомъ  песчанп- 
стомъ  бугоркѣ  ЛнФляндіи,  гдѣ  Фульгурнты  оканчиваются  маленкимъ 
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совершенно  прозрачнымъ  и  к])углымь  кпарцовымъ  зеріюмъ,  моѵіій- 
ею  сплавленііы.мъ  п  составляющнмъ  конецъ  Фулгурита  авантурипъ 
встрѣчается  такліе  въ  Уральскихъ  горахъ  по  рѣкѣ  Тесьмѣ,  въ  окру- 
гѣ  Златоуст,  завод,  и  по  Исетѣ  въ  Екатеринбургѣ.  Отдельными  ва- 
лунами пах,  об.  тарцъ  въ  россыпяхъ  ,  мелкими  кусками,  или  зер- 
нами разной  величіпіы,  иногда  большими  валунами,  какъ  въ  Вер- 
хотурскомъ,  Нііколаевскомъ,  иногда  даже  прозрачными  кристалла- 
ми, какъ  въ  Невьяискомъ,  Столбинскомъ  и  Адольфскомъ  зав.,  так- 
же встрѣчаютсл  кругляки  горн,  хруст,  и  аметиста  на  берегу  Куд- 
рявскаго  озера  въ  Міяскомъ  зав.  въ  деревняхъ  Липовкѣ  и  Шан- 
танской.  У^потреб.  обытгиов.  кв.  на  приготовлепіе  стекла  и  ФарФора, 
на  жерновый  камень  для  мельницъ,  на  строительный  камень,  для 
процѣживанія  воды;  въ  Россін  нах,  въ  Московской,  Симбирской, 
Волынской  губернЬіхъ,  гдК  по  б.  ч.  для  сего  употребляется  молас- 
совый  песчаникъ.  Кв.  песопг  употр.  чаще  для  процѣживанія  разныхъ 
жидкостей,  особливо  для  очиш,енія  мутной  и  гнилой  воды;  песокъ 
употребляемый  модѣльщиками  и  лнтѣйщнками  долженъ  быть  весь- 
ма тонокъ  и  смѣшанъ  съ  глиною,  такъ  чтобы  онъ  смоченный  во- 
дою могъ  принимать  впечатленія  отъ  рукъ.  Кварц,  песокъ  прево=» 
сходной  доброты  добывается  въ  нижпнхъ  пластах  ь  силюрійской 
Формаціи  при  Подол овой  на  ТЬкорѣ,  близь  Павловска,  и  употр.  на 
стекляномъ  заводѣ  и  въ  часовыхъ  склянкахъ  на  корабляхъ.  Пескомъ 
полируютъ  гранитъ  и  плиты,  онъ  идетъ  въ  составъ  ФЛЮса  при  плапкѣ 
рудъ;вмі>сто  песка  употребляютъ  иногда  для  пригото в. іенія  хрустал Я;, 
кронгляса  и  Флипта,  или  высшихъ  сортовъ  стекла  кваріѵь  и  горный 
хрусталь;  изъ  песка  дВлаютъ  Формы  для  отливки  разныхъ  вещей, 
артнллерійскихъ  орудій  и  снарядовъ.  Плотный  мелкозернистый  пе- 
сокъ составляетъ  песчаникъ,  употребляемый  на  жернова  и  точила, 
на  плиты  лѣстницъ  и  тротуаровъ,  на  Ф}теровый  камень  для  пла- 
вильныхъ  печей;  некоторые  песчаники  нмѣютъ  въ  отдѣлкѣ  краен-  . 
вый  видъ,  н.  пр.  теміюкрасный  Шокшенскій  и  сѣрозеленый  Брус- 
нянскін  камни  въ  Олонецкой  Губ. ;  изъ  нихъ  сделанъ  штучный 
полъ  Казанскаго  собора  въ  С.  Петерб.  Весьма  прнмѣчателеиъ  со- 
вершенно бьлый  песокъ,  встрьчающійся  въ  Симбирской  Губ.  въ 
Симбирскомь  )ѣздѣ  близъ  дер.  Тушпы,  въ  Сингнлейскомъ  уѣздѣ 
близъ  дер.  Алешкина  и  состоящій  вѣсь  изъ  мелчайшихъ  не  окру- 
гленныхъ,  но  угловатыхь  кристалловъ  кварца,  въ  которыхъ  весь- 
ма ясно  можно  узнать  нѣкоторыя  плоскости  кристалловъ;  песокъ 
этотъ  принадлежить  по  наблюденіямъ  77.  Л7.  Языкова  къ  древне- 
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му  молассовому  л]-)усу  (Еосёпе  яіірегіепі)  и  паз.  по  бѣлому  своему 
цвѣту  псрловыаіо  песколіъ'  его  весьма  помптліотъ  въ  стекляііыхъ  Фа- 
брикахъ  для  выдѣлывапія  хрустальпыхъ  сосудовъ ,  такъ  что  даже  изъ 
Пермской  Губ.,  въ  разстолніи  500  верстъ  за  тшт,  посыла готъ.  Измѣ- 
иепія  обыкн.  кв.  состаьляютъ  розовый  \\ли  молоъный  кв.  (Ш\\с\\-\шА 
1\о8Рп^иа^2),  мол.  плн  роз.  цв.,  въ  Бълорѣчкѣ  близъ  Колывапскоп  гра- 
нильной ФабрикИ)  образующей  также  цѣлыя  скалы  на  Волкъ-островѣ 
въ  Онежскомъ  озерѣ,  въ  ГельзипгЬ  и  въ  Лойо  Финляпдіи ,  отли- 
чающійся  здіісь  розовымъ  или  бьл.  цв.;  оиъ  т^лл:.  также  въ  Тигирец- 
кихъ  бѣлкахъ  въ  Алтаѣ;  е.)  сафировиЬный  кв^  Зіііегй^  Т^а$и^^иа^^:,^ 
лазуроваго  цвѣта  въ  гипсѣ  при  Голлиигѣ  около  Зальцбурга  и  въ 
Гренландти,  также  въ  Таммелѣ  и  Нейшлотѣ  і.)  оливтговый  кв.  зерна- 
ми въ  смолистомъ  кампѣ  при  МейсеиЬ  въ  Саксопіи;  Лразеліь  (Рга- 
яет),  луковозеленаго  пли  чернозеленаго  цв.,  въ  Саксопіи^  Тиролѣ, 
на  остр.  Эльбѣ,  въ  УраѵіЪ  и  Алтаѣ,  въ  Фипллндіи  въ  Имбилаксѣ; 
Ь.)  Кошегш  глазЪр  ЗсЫИеп^пагъ^  Каішши^е ,  просвѣчиваіощій  съ 
особеннымъ  отливомъ  при  отшлифовкѢ  и  разныхъ  цвѣтовъ,  изъ  Тре- 
зебурга  на  Гарцѣ  въ  зеленомъ  камнѣ,  въ  Моравіи  въ  зерііистомъ  из- 
вестнякѣ;  і.)  Жилковатый  кв.,  Ъазегкіе^еі^  нѣжножилковатый,  сплош- 
ный,  зеленобѣлый  и  пепельно-сѣрый ,  въ  каменоугольпой  Форм,  при 
г.  Галлѣ,  въ  жплахъ  на  Мысѣ  доброй  надежды,  к.)  Желѣзистый  кв., 
^Еі8еп^иа^2,  ЕізшЫезеІ^  сплошный  и  мелкими  кристаллами,  желта- 
го  и  краснаго  цв.,  не  прозрачный,  въ  Рудной  горѣ  въ  Богеміи,  Си- 
лезіи,  Швеціи,  Колывани,  въ  Березовскомъ  рудникѣ  и  на  Волкъ- 
островѣ  въ  Олонецкой  Губернін. 

В.  3.  ХалцеЪонЪ)  Скаісейопу  рѣдко  ромбоедрическими  кристал- 
лами или  мелкими  диэксаэдрнческимн  (у  огризопраза )^  по  б.  ч.  сплош- 
ный, валунами,  поверхность  плоек,  гладкая,  но  съ  особеннымъ  нѣж- 
пымъ  видомь-,  уд.  в.  2,6  —  2,5*,  сост.  изъ  кремнезема,  глинозема  и 
желѣза.  Измѣнснія  его:  Обыкновенный  л^.^  кварцовые  ромбоэдры 
ме/кду  собою  соединены  въ  почковидные  шары,  иногда  съ  капля- 
ми воды  (еііЬусІгі),  часто  служить  окамЬняющей  массою  животиымъ 
остаткамъ  или  въ  вндЬ  ложныхъ  кристалловъ;  цв.  бѣлый,  л^елтын, 
синій,  мѣстами  черный  ( опух )у  рѣдко  ФІолетовьп"і,  часто  полосатый, 
съ  плтпами  и  денд|)итами^  ( МоккаЕіеіП)  ЪаитсІшІсеЛоп полупро- 
свѣчнваюіцій,  но  также  пехцюз^лтгыи  (^сасІшІ07і^а7^і/^^ег  С/іаІ^е^оп^у 
нал:  въ  миндаіьномъ  камнѣ,  порфирѣ,  змѣевикѣ  въ  Бадеискомъ  ко- 
ролевствѣ,  Саксоніи,  Богеміи,  Венгріи,  верхней  Италіи,  на  Феррой- 
скнхъ  островахъ,  въ  болі.шомъ  количеств*  на  островахъ  Ислапдіи, 
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въ  Нерчинскѣ,  валунами  по  Шллкѣ,  Чикоѣ,  въ  Уральскихъ  горахъ, 
пролѵилками  въ  змѣевнкіц  халцедоны  с  ь  водою  или  смолою  во  внут- 
ренности довольно  рѣдки,  послѣдпіе  попадаются  въ  Нерчинскомъ 
округ ь  и  въ  КамчаткЬ,  яйцеобразный  валунъ  халц.  въ  Муз.  Горн. 
Инст.  съ  н^идкостью  съ  береговъ  рѣки  Анона  противъ  Чанданск. 
караула,  л«идкости  въ  немъ  съ  десертную  ложку,  въ  южіюй  Фран- 
ціи  въ  окрестностяхъ  Пюи-де  дома.  Ь.)  Красный  осалцеЪопъ  называеіся 
сердаликолі'6  или  сарЬалітожъ  у  (Іаріз  загсііиз,  отъ  остр.  Сардппіи^ 
БагСІег)у  СагпеоТ'у  пах.  тупоугловатыми  кусками,  почковатымъ,  піари- 
ками,  сплошнымъ;  краснобѣлый,  кровянокрасный,  въ  миндалыюмъ 
камнѣ,  порФирѣ  Тироля  въ  долинѣ  Фассѣ,  Силезіи,  Персіи^  вост. 
Индін,  Нерчинскомъ  округѣ;  красный  л,в.  серд.  происходить  отъ 
желѣзной  окиси,  с.)  Зеленый  х.  назыв.  хризопразоліг,,  (отъ  у^оѵбОС,, 
золото  и  ПО^абОѴ,  лукъ),  С/ыузоргаз,  Ріазтгіу  ЛсІіоЬгор.,  хризопразъ 
есть  ничто  иное  какъ  халцедонъ,  окрашенный  окисью  никеля^  а 
плазліа  халцедонъ,  окрашеіпіый ,  зеленою  землею-,  халцедонами, 
сердаликами  и  разноцветными  агатами  изобплуетъ  Россія,  въ  осо- 
бенности Вост.  Сибирь,  Камчатка^  Якутская  область  въ  пескахъ  и 
наносахъ.  Сплоппіый  хр.  нах.  рѣдко  мелкими  диэксаэдрическнми  крис- 
таллами, преимущественно  зеленаго  цв.,  и.  пр.  травяно-и  оливкозеле- 
ный  ( Оіігу$орга$ ),  луковозеленый  ( Ріавта,  Неііоігор )у  съ  кровяно- 
красными  пятнами  ( Нсііоігор )у  содер.  1  проц.  никелевой  окиси  ^ 
ровный  изл.  приблпл^аетъ  его  къ  хризопразу,  а  заіюзистый  къ  ро- 
говику. Хризопразъ  пах.  въ  змѣевик[>  при  ФраіИченштейиЬ  въ  Ко- 
земицѣ  въ  Снлезій,  а  въ  Россіи  до  сихъ  поръ  не  найденъ,  плазлш 
въ  Анатоліи,  Нилѣ,  въ  миндальномъ  камнѣ  Исландіи,  Богеміи*,  древ- 
иія  геммы  вырезаны  изъ  него;  геліотропъ  въ  Бухаріи,  въ  Орен- 
бургской губ.  въ  пескахъ,  также  въ  Тирольской  долинѣ  Фассѣ,  на 
Ш  оглаидскихъ,  Ферройскихъ,  остр.  •,  употр.  вообще  всѣ  измѣненіл 
халцедона  на  украшенія  и  на  разныя  издЪлтя  искуства,  камеи  іі 
геммы,  а  Греки  и  Римляне  оставили  намъ  неподражаемыя  пропз- 
веденія  этаго  рода,  какія  въ  особенности  хранятся  въ  Импе-* 
раторскомъ  Вѣнскомъ  музеумѣ  и  въ  Импер.  ЭрмигажЪ  въ  С.  Пе- 
тербургѣ. 

**)  Сплошные  виЪы  и  гізлтненіл. 

В.  5.  КреліенЪу  ^еиегзіеіпу  ^ііпі,  сплошной  нах.  тупоугловаты- 
ми кусками,  отч.  валунами  округленными,  въ  видѣ  окамѣняющей 
массы,  состоящей  изъ  кремнистыхъ  панцырей  наливочныхъ  Лчивот- 
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ііыхъ;  пзл.  крупііо-п  плоско-раковистый,  осколки  остроконечные; 
цв.  дымчатый,  сіірый,  желтый ,  бурый,  даже  черный;  прозраченъ 
или  на  кралхъ  просвЁчивающъ;  сод.  кремнеземъ  и  немного  глино- 
зема, съ  желѣзною  окпсыо  и  летучія  части.  Ыах.  преимуществен- 
но въ  мВловыхъ  горахъ  Даніи,  Швеціи,  острова  Рюгена,  іѴнгліи, 
Францін,  Пспапін,  Силезіи,  Гал.інціи,  въ  царствѣ  Польскомъ,  Во- 
лынской, Гродн.,  Симбирск.,  Екатеринослапск.,  Таврическ.,  Бесса- 
рабск.,  Московск.  п  другихъ  губ.  Россііт,  также  на  полуостров^ 
Камчаткѣ,  гдѣ  кремень  весьма  прозрачный,  прекрасный;  также  въ 
Кавказскихъ  горахъ  около  Ахалциха;  въ  наносной  землѣ  онъ  по- 
чти вездѣ  встрѣчаетсл  въ  маломъ  количества  кругляками,  покрыты- 
ми бѣлою  рыхлою  корою,  отъ  5  — 4  линій  толндиною,  пронзшед- 
шей  отъ  разныхъ  остатковъ  мпкроскопнческнхъ  животныхъ;  въ 
Крымскомъ  мѣлѣ  заключаются  иногда  куски  окамеп.  дерева.  Кре- 
мень содержптъ  кромѣ  оргапическнхъ  массъ  (и.  пр.  угля  0,07)  еще 
нѣсколько  воды.  У" потр,  по  ломкости  кремней  по  направленію 
большихъ  плоскостей  углубленій,  употребляются  преимущественно 
на  ружейные  крелши;  они  ломаются  гораздо  легче  и  правилыіѣе 
тотчасъ  по  вынутіи  нзъ  земли,  нежели  тогда,  какъ  уже  довольно 
долго  пролежали  на  воздухѣ;  по  этому  на  Фабрикахъ  избѣгаютъ 
кремией,  лежащихъ  на  поляхь  н  стараются  добывать  ихъ  пряма 
нзъ  мѣсторожденія;  Фабрики  огііестрѣльныхъ  кремней  возлѣ  Кре» 
меіща  при  Сатановѣ  въ  Волынской  губ.;  жители  новой  Зеландіи  и 
другпхъ  острововъ  тихаго  океана  употр.  его  для  стрѣлъ,  копій  и 
разиыхъ  инструмептовъ,  въ  Сибири  въ  Чудскихъ  копяхъ,  какъ  и  въ 
Швеціи,  Норвегіи,  Даніи  и  въ  Остзепскихъ  провинціяхъ  часто  бы- 
ли пах.  подобныя  стрѣлы  или  другія  издѣлія  пзъ  кремня  древнихъ 
дикихъ  народовъ  этнхъ  странъ. 

В.  4.  Р 08061171%,  Иогтісіп. ,  Реіго8ІІех  у  Ксгаііі ,  сплошный,  ва- 
лунами, лолчмымн  кристал.іаліи  послв  известковаго  шпата,  съ  отпе- 
чатками, въ  видѣ  окамѣпяющей  массы;  изл.  раков.,  занозистый;  цв. 
сѣрый ,  бурый,  желтый,  рѣже  черный;  на  краяхъ  просвѣчивающъ; 
сост.  какъ  у  кремией,  но  безъ  летучихь  частей.  Назс,  въ  жилахъ, 
вросшими  шариками  въ  горномъ  и  другихъ  нзвестиякахъ,  въ  пор- 
ФирЬ,  миндальномъ  камиЪ  Саксопіп,  Моравіи,  Венгріи,  Англіи,  Шве- 
ціи,  Россіи  (въ  Новгородской  и  Московской  губ.),  въ  Уральскихъ 
горахъ;  сѣровато-зелемъге  кругляки  его  около  Вѣны  назвалъ  ГраФЪ 
Разулюбсшй  Виридуяолі7}  (  Ѵігіхіиі ). 

В.  3.  Кремнистый  сланецъ^  Кіс8сІ$с1ііг/'сг ,  ВазапН ,  РііЬІіаійіу 
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сплошиый  или  валунами*,  изл.  ровный,  занозистый,  въ  большомъ 
видЬ  сланцеватый;  цв.  сѣрый,  черный;  сост.  кремнеземъ  и  немного 
глинозема,  извести,  Лхелѣзпой  окиси  и  отч.  углеродъ:  занозистый  и 
іі|юсвѣчниающій  на  краяхъ  паз.  обытювепны^-иъ  пр.  сл. у  а  не  про- 
свіічнвающій,  черный  и  крутюраковнстаго  излома  бла город пыліъ  кр, 
сл.у  или  чЛидійсп.  палтеліъ^іазрівагіі^ег  ІХгезсІсІііс/еГу  Іусіівсксг  Біеіл; 
наос,  вь  ііластахъ  глипистаго  сланца,  разііыхъ  камеііноуголыіыхъ 
песчаііиковъ  па  Гарцѣ,  въ  Саксоііін,  Франціи,  Ирландіи,  валунами 
на  Волкъ-островВ  въ  Олонецкой  губ.,  въ  рази,  страпахъ  южной 
Россін  возлѣ  Воскресепска.  У^потр.  благороЪ.  пр.  сл.  по  своей 
плотности,  твердости  и  черному  цвѣту,  для  пробы  золота  и  серебра, 
такъ  какь  онъ  болѣе  другихъ  камней  сопротивляется  дѣйствію 
азотной  кислоты,  почему  и  называется  пробирнымъ  камнемъ*,  оббги- 
нов.  пр.  сл.  употр.  удобно  на  крЬпостпыя  стѣны,  на  мостовѵю  и  т.  д. 

В.  6.  Лшма,  За$рІ8^  сплошными  массами  и  кругляками,  часто 
почковатыми  •,  цв.  разныхъ  бълыхъ,  сѣрыхъ,  черныхъ,  синнхъ,  жел- 
тыхъ,  красныхъ,  бурыхъ,  зеленыхъ,  іпіогда  одноцвѣтныхъ,  по  б.  ч. 
пестрыхъ,  расположенныхъ  точками,  пятнами,  полосами  и  въ  друг, 
видахъ;  изл.  раковистый,  ровный-,  непрозрачна;  сод.  кремнеземъ  съ 
л;елѣзною  окисью  и  глнноземомь.  Измііненія  ея:  обьтпиовекішя  лш- 
ліа^  кровяііокрасная,  склоняющаяся  къ  желтой  и  зеленой;  Египет- 
спал  лшлШу  Ки^е^^а8рІ8у  кругляками,  а  желтобурая  (изъ  Египта)  И 
охрожелтая  (изъ  Бадена),  съ  разными  кольцеобразными  рисунками, 
лентогішл  лѵллШу  Вап^^аврйу  луковозеленая,  желтая,  бурая,  поло- 
сатая и  аеатовал  лшлшу  изкривлеиоскорлуповато-отдИленная;  цв. 
бьлый,  желтый,  красный,  концентрически  ФОртиФикаціоннообразно- 
струйчатый,   округленный.     Нах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  разныхъ 
горныхъ  породъ;  обыкновенная  въ  Саксоиіи,  Вепг]зіи  (Зіпорсі  такъ 
наз.),    въ  Сибири,   гдѣ  ея  пласты   подчинены  змѣевнку  и  порфиру^ 
красныя  и  разіюобразныя  яшмы  ломаются  въ  Уральскихъ  горахъ, 
въ  Екатеринбургскомъ  и  Златоустовскомъ  ркругахъ,  въ  Алтайскихъ 
горахъ,   въ  Коргонѣ.  и  въ  горѣ   Ревневой;   агатовая  яшма,  какъ 
смѣсь  агата,  въ  Саксоніи  и  въ  Алтаѣ.    ^ потр,  на  разныя  издѣлія 
искуства   и  скульптуры;  она   шлиФуется    на  мѣдныхъ  и.ш  свинцо- 
выхъ  кругахъ  помощію  наждака  и  полируется  на  оловянныхъ  кру- 
гахъ  трепеломъ,  углемъ  или  колкотаромъ;  употр.  на  печати,  на  ва- 
зы,  столовыл  доски  въ  архитектурныхъ  украшеніяхъ,  шлиФуютъ 
ее  на  песчаникѣ  съ  водою  и  т.  д.;  весьма  славятся  издѣлія  Колы- 
вановоскресенской  Фабрики,  гдѣ  дѣлаются  чаши  и  вазы,  единствеиныя 

17 


—    258  — 


ПО  своей  огромности*,  очень  красипал  яшма  зеленаго  цвЬта  добывается, 
для  обработки  на  Екатеринбургской  шлифовальной  Фабрикѣ,  въ  окрест- 
ностлхъ  Орской.  кр-ьпостп,  гдѣ  иах.  цѣлая  яшмовая  гора;  но  самую 
отличную  яшму^  въ  которой  полосы  кровянаго  цБѣта  перемежают- 
ся съ  синими наход.  небольшими  кусками  вокругъ  Верхъ-Ураль- 
ска.  Волнистая  зеленая  яшма  весьма  красивая  добывается  въ  горѣ 
Ревневой  въ  Алтаѣ  и  употребляется  на  дѣланіе  огромныхъ  вазъ 
величиною  въ  сажень  и  болѣе.  Лгатъ  составляетъ  смѣсь  халцедо- 
на, роговика  и  яшмы,  такъ  тѣсио  мел^ду  собою  соединенныхъ,  что 
они  образуютъ  цвѣтные  рисунки  и  часто  включаютъ  аметисгъ  и 
горный  хрусталь*,  по  разнымь  узорамъ  онъ  наз.  агатомъ  ленточ- 
нымъ,  коралловымъ,  облачнымъ,  развалиннымъ,  крѣпостнымъ,  ланд- 
шаФтпымъ,  звѣздчатымъ,  моховымъ,  глазнымъ  и  т.  под.  Нах.  въ 
миндальныхъ  камняхь,  въ  порфирѣ,  въ  металлоносныхъ  жилахъ  Бо- 
геміи,  Саксоніи,  Веигріи  и  д.  м.  У^потр.  въ  разныхъ  шлиФоваль- 
ныхъ  Фабрикахъ  на  разныя  издЬлія  искуства,  на  часовыя  печати  и 
ключики,  на  кресты,  табакерки,  на  карточныя  марки,  вазы,  ступ- 
ки, но  цѣна  его  пе  высока. 

Ь.  Опаловые,  водянистые,  аморфшескіе,'ішѵ]\,  полев.  шп.; 

уд.   в.   ^,4          ^,0,   СПЛОШНЫЕ,  СТУДЕНИСТЫЕ. 

Р.  52.  Оп)^лъ^  Ораі,  ^иа^;^,  куаипсопсгеііоппё VI  ^иа^^ 2 
тезіпііе.  Сплошный,  вкрапленный,  округленный;  изл.  ра- 
ковистый; тверд,  полев.  шп.,  иногда  апатит.;  уд.  в.  2,2^ — • 
2,0;  цв.  бѣлый,  сѣрый;  изл.  неровный;  бл.  стеклянный,  вос- 
ковой; прозрачен  ь  или  непрозрачснъ;  предъ  п.  тр.  неплав- 
кій;  сост.  изъ  кремнезема  съ  5  —  11  проц.  воды  и  не- 
много желѣза. 

В.  1.  Степловіідпый  о. у  НуаШр  (^іпптівЫш,  гроздовидный,  поч- 
кообразный;  цв.  бвлый,  л^елтый,  зеленый;  бл.  сильный,  стеклянный. 
Нах.  въ  базальтѣ,  т|)ахитЬ,  порФпрѣ  Богеміи,  Моравіи,  на  Реннѣ, 
на  остр.  Искін,  въ  ТиховЬ  въ  ІІольпіВ,  въ  АраратЬ,  въ  Мексикѣ. 

В.  3.  БлагороЪісоиІ  о. у  вкрапленцый,  молочнобѣлый  Съ  виіпюжел- 
тымъ  отливомъ  и  ?ГѵНвою  игрою  цвЬтовъ  и  съ  сильнымъ  стеклян- 
иымъ  блескомъ.  Нах.  въ  порФнрѣ  Венгрін,  Саксоніи,  Волынской 
губ.  при  Мехерл^инцѣ*,  если  онъ  безъ  воды  и  слѣдовательно  безъ 
прозрачности,  то  онъ  наз.  ГиЪрофалоліъ,  Нусігорігап.  (отъ  г)^б)^, 
вода,  сраіѵсОу  просвѣчнваю),  который  представллегь  мягкое  измѣненіе 
опала,  сильно  всасываетъ  въ  себя  воду  съ  большею  или  меньшею 
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жадностью  и  /ѵЬлаетсл  оттого  тверже  и  прозрачнѣе*,  а  иногда  по- 
лучаетъ  также  разноцветную  игру  и  такой  называется  околіъ-жіра, 
Нах.  вь  Британіи  и  на  Ферройскпхъ  островахъ  и  въ  Мехержинцѣ- 
Волоскіи  въ  Волынск,  губ. 

В.  5.  Огиеииый  о.,  ^сиетораХу  сплощный,  медовожелтый,  желто- 
бурый  безъ  пгры,  съ  сильнымъ  стекллннымъ  блескомъ,  склоняющим- 
ся къ  восковому.  Лах.  въ  трахнтѣ  въ  МексикЬ,  въ  миндальномь 
камнѣ  на  остр.  Ферройскихъ  и  въ  Камчаткѣ. 

В.  4.  Обыкновенный  о.,  сплошный,  вкрапленный,  бѣлый,  сѣрый, 
желтый,  зеленый,  бурый;  безъ  игры  цвЬтовъ*,  бл.  восковый,  стек- 
лянный. Них.  въ  порФнрЁ,  трахитЬ,  въ  миндальномъ  камнѣ,  на  Фер- 
ройскихъ островахъ,  въ  Венгріи,  Саксоніи,  Италіи,  Ирлаидіи,  весь- 
ма хорошій  зеленый  (Ргазораі)  въ  Снлезіи. 

В.  5.  ТІолуопалЪу  НаІЬораІу  сплошный,  вкрапленный,  древовидный 
( Ноігораіу  ХуЩмІ )у  разноцветный,  иногда  полосатый;  бл.  восковый; 
сод.  нѣсколько  проц.  ліелѣзной  окиси  и  глинозема.  Нах.  въ  пор- 
Фирахъ  и  долеритѣ  при  Ганау,  ШемпнцЬ  и  др.  м.  въ  Волынской 
Г)  б.  при  Мехержинцѣ-Волоскіп. 

В.  6.  КахалонгЪу  Сас1іаІбп§',  РсгХтиЫегораТу  сплошньиі^  почко- 
образный,  иалетѣлый,  бѣлый  въ  разныхъ  оттѣпкахъ;  непрозраченъ; 
сод.  еще  менЬе  воды.  Лах.  въ  миндальномъ  камнѣ  Исландіи,  въ 
змѣевикЬ  Снлезііі,  на  островѣ  Эльбѣ,  въ  Бухаріп,  въ  Нерчинскѣ 
вмѣстЬ  съ  халцедономъ,  въ  которомъ  онъ  составллетъ  мелкіе  про- 
слойки. 

В.  7.  Туфовый  о. ,  Бигіег  ораі,  КіеъеЫпіеГу  І^іе$еІІи^/у  БііИоІіІІіу 
(теушчі.,  сплошный,  гроздовндный,  разъѣденный;  изл.  неровный; 
отч.  тонкошестовато-отдѣленъ;  цв.  бѣлый,  желтый,  желто-красный, 
полосатый ;  бл.  восковый ;  сод.  гючти  4  проц.  воды.  Нах.  въ  видѣ 
осадка  въ  Исландін  и  Грепландін^  въ  Камчаткѣ  и  на  островЬ  Те- 
нериФѣ. 

В.  8.  Желѣзистый  о.,  Еізепораі.,  За&рораі,  ОраІІазргв у  сплош- 
ный, вкрапленный,  охренол^елтый ,  бурый,  потому  что  содержнтъ 
болѣе  желѣза;  уд.  в.  2,  5.  Нах.  въ  трахнтЬ  и  въ  жилахъ  др.  горн.  пор. 
Венгріи,  Саксонги,  Мораьіи;  въ  Ннколаевскомъ  рудникѣ  въ  Колывани. 

В.  9.  Пегснковый  о.,  ШепіШ ,  КпоІІетЫсіПу  шишковатый;  цв. 
каштано-печенково-бурый,  желтосѣрый;  содерл^.  немного  л^елѣза, 
(почти  0,5).  Нах.  въ  липкомъ  слапцѣ  Мениль-Монтана  близъ  Па- 
рижа и  БилиЕіа  въ  Богеміи,  въ  МалогошЬ  въ  царствѣ  Польск. 

В.  К).  Зяіѣевитвый  о ,  сплошный,  красновато-бурый,  смоли* 

11*  ■ 
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сто-черный;  бл.  жирный;  непрозраченъ,  какъ  и  всѣ  предыдущіе. 
Нах,  въ  змѣевикѣ  при  Маріенбадѣ  въ  Богеміи,  Моравіи,  Силезіи. 

Р.  55.  СаюЛистый  каженъ,  Ресігзіеіп,  РегЫеіп,  Роу^ТгутЫ. 
Оплошный;  изл.  раковистый,  склоияющійся  къ  неровному; 
тверд,  полев.  шп.,  иногда  апат.;  хрупокъ;  уд.  в.  ^,4 — ^,^;  цв. 
сѣрый,  зеленый,  черный,  бурый,  красный,  иногда  по- 
лосатый; бл.  жирный;  иногда  просвѣчивающъ ;  предъ  п. 
тр.  плавится  въ  бѣлую  или  сѣрую  эмаль;  сост.  кремне- 
земъ  съ  глиноземомъ,  немного  натрія,  торькозема,  изве- 
сти, /келѣзной  окиси  и  воды. 

В.  1.  обыкновенный  слі.  каж.^  Иеііпіі^  Реіговііех  геппііс.  Гру- 
бозернистый, луково  и  оливково-зелепый,  черный,  дымчатый,  кра- 
спобурый ;  бл.  жирный',  весьма  легко  вывЬтривается  на  поверхно- 
сти. Нах.  большими  массами,  составляющими  цѣлыя  горы,  въ 
окрестпостлхъ  Мейсена,  при  Дрездень,  ШемпицЬ,  въ  Венгріи,  на 
Гебридскихъ  островахъ,  въ  Оверпье,  во  Франціи  и  въ  Мексикѣ. 
^^потр.  въ  МейсепЪ  по  своей  крѣпости  на  построеніе  стѣнъ  у  са- 
довъ  п  полей. 

В.  2.  Перловый  каліелъ^  реіЧепагЫ^ег  РесТівіеіа^  РсгШеіпу  Рсг- 
Іаѵе  пдгеизе  регіёе,  зернистый  и  скорлуповато-отдѣленпый,  раз- 
ноцвЪтный,  сѣрый,  часто  перловосѣрый  ^  по  такл^е  желтый ,  бу- 
рый и  черный;  сод.  болѣе  натра.  Нах.  иногда  огромными  толща- 
ми въ  окрестностлхъ  Токая  и  Шемница  вь  Венгріи  ,  па  Липар- 
скихъ  островахъ,  Исландіи,  въ  МексикЪ  и  въ  Грузіи,  въ  окрестно- 
стяхъ  озера  Гокчай. 

Р.  54.  Обсидіаиъ ,  ОЪзШіап  и  Вілгзіет ,  Іаѵе  тігеизе. 
Стекловидный,  сплошный,  кругляками,  зернами,  ноздре- 
ватый, въ  правильныхъ  ;ке  видахъ  не  наход.;  твер.  полев. 
шп.,  иногда  немного  болѣе;  весьма  хрупокъ;  осколки 
остроконечные;  уд.  в.  ^,4 — 2,0;  въ  видѣ  зеренъ  попадает- 
ся въ  пемзѣ;  цв.  темные;  блескъ  сильный,  стеклянный; 
прозраченъ  или  просвѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  болѣе  или 
менѣе  трудно  плавкій;  сОст.  кремнсземъ  и  глиноземъ,  не- 
много нагрія  и  кали,  мало  извести,  горькозема  и  желѣз- 
ной  окиси. 

В.  1.  Обыкновенный  об.^  йигзсЫттегпйег  ОЬзШіаѣ,  1ііаѵа§^1а$у  спло- 
шный въ  видѣ  кругляковъ  и  зернами;  рязныхъ  цвѣтовъ ,  болѣе  чер- 
выхъ,  часто  съ  серебрлно-бѣлымъ  отливомъ.   Нах.  въ  вулканиче- 
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скихъ  потокахъ,  большими  массами  и  зернами  въ  разныхъ  порФи- 
рахъ,  въ  Ислаіідіи,  Камчаткѣ,  Венгріи,  близъ  озера  Гокчай  за  Кав- 
казомъ  и  въ  Дашкешаиѣ,  на  Липарскихъ  остр.,  въ  ТенериФѣ,  на 
остр,  южнаго  океана,  въ  Мексикѣ  въ  вулкапическихъ  породахъ. 

В.  2.  Марека  литЪ)  МагскапНу  ЛигсЫісІіІі^ег  ОЬзіЛіап^  гладки- 
ми кругляками  и  зернами  бураго  и  черпаго  цв.,  даже  иногда  целы- 
ми го])иыми  породами,  составляя  цѣлые  горные  хребты,  прорыва- 
емые иногда  порфиромъ,  въ  Алдонскихъ  горахъ  Вост.  Сибири-,  гор- 
ныя  массы  здѣсь  разруппілись,  какъ  слѣды  первобытныхъ  вулкани- 
ческихъ  горъ,  въ  шарообразные  куски.  Пах.  въ  Марека  не  кнхъ  го- 
рахъ въ  Камчаткѣ. 

В.  5.  Хризолитсвгі^тгй  об.^  бутыло%пый  каліеиъу  сІггувоШагіі- 
^ег  ОЬв.у  ВІоЫаѵііу  ВоиШІІепзіеіп^  Р$еііЛос1ггу$оШ1г^  ѴѴ тзегсіггувоііііг. 
Плоскими,  мелкими  кругляками  съ  бороздчатою  поверхностью;  цв. 
бутылочно-зеленый  и  луковозеленый.    Пах.  въ  Будвенсѣ,  Богеміи. 

В.  4.  АфроЪігісшй  об.  или  пеліза^  пѣнка,  арІггоАшзскег  ОЬз.у 
{аср^0)3^]д^  пѣнистый),  Віпгзіет^  ропсе^  Іаѵе  ѵіігеиве  ритісёе^  ритеху 
ноздреватый,  пѣішстый,  запутанно-жилковатый;  уд.  в.  2,  2;  весьма 
хрупокъ;  цв.  сѣрый,  желтый,  бурый,  черный;  бл.  стеклянный,  шелко- 
вый; на  краяхъ  просвѣчивающъ.  Пах.  часто  въ  пулканическихъ 
странахъ,  иногда  па  поверхности' обсидіановыхъ  потоковъ;  весьма 
часто  извергается  изъ  дѣйствующихъ  вулкаіювъ  —  также  въ  погас- 
шихъ  в)лклпахъ,  Эйфсльскихъ  горахъ,  на  берегу  І^сйна,  въ  южной 
Франціи  въ  Овернье,  въ  Камчаткѣ,  на  Кавказѣ,  по  берегу  озера  Гок- 
чай, на  островахъ  Липари  иВулкано;  весьма  часто  наблюдается  пе- 
реход ь  обсидіана  въ  пемзу,  такъ  что  куски  сііаруяси  состанляютъ 
обсидіапъ,  а  внутри  пемзу.  У^потр.  обыкновеіиіый  обспдіанъ  на  раз- 
ныя  издѣлгя  искуства;  хрнзолнтовидный  продается  вмѣсто  драго- 
цѣнныхъ  камней;  пемза  употр.  на  шлиФОваніе  и  полировку,  а  въ 
толчепомъ  состояніи  для  Фнлтрованія;  пемзою  умягчаютъ  кожи,  пер- 
гаментъ,  веленевую  бумагу  и  т.д.;  на  востокѣ  употр.  ее  въ  баняхъ 
для  свЪденія  мозолей;  пемзою  или  самимъ  мельчайшимъ  порош- 
комъ  ея  очиш,аютъ  слоновую  кость  и  пергаментъ,  а  обсидіанъ  уіютр. 
на  ручки  тростей,  табакерки,  и  другія  мелкія  вещи;  древніе  Гря- 
ки  употр.  его  вмѣсто  зеркалъ;  Мексиканцы  вмѣсто  бритвь  и  дру- 
гихъ  острых ь  пнструмептовъ,  иные  дѣлаютъ  изъ  пего  так;ке  зер- 
кала для  пейсажистовъ.  Къ  этимъ  вулкаиическнмъ  родамъ  опала 
принадлежитъ  также  лспоиЪъ.^  Іазроііі^  Рог7.е11апІа$рІ8^  сланцеватая 
глина,  преобразованная  подземнымъ  пожаромъ;  онъ  сплошный ; 
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тверд,  полев.  шп.;  уд.  в.  2^5  —  2,4-,  цв.  синіп,  сѣрый,  желтмй^  кир- 
пичный, также  съ  пятііамп  малоблестящими.  Нах.  близъ  камен- 
ноугольныхъ  Флецовъ  Богеміп,  Саксонін,  въ  ЭйФельскихъ  горахъ 
при  ДутвейлерВ,  на  о.  Ислаидіи  и  блпзъ  дер.  Афониной  бъ  Колы- 
вани. 

Р.  54.  КовАЛЕвскит7>  (собст.  имя),  кристал.шческій, 
но  хрупкій;  уд.  в.  "5,7^  цв.  черноватый;  въ  тонкнхъ  ос- 
колкахъ  прозрачеііъ,  и  тогда  ;ке»ітаго  цвѣта,  отчасти 
красноватаго;  въ  порошкѣ  цвѣта  сѣраго;  въ  чертѣ  также 
сьраго;  бл.  стекловатый;  иредъ  п.  тр.  сплавляется  самъ 
по  себѣ  въ  черный,  непрозрачный  шарикъ,  а  съ  бурою 
даетъ  зеленоватое  стекло;  сост.  изъ  кремнезема,  извести, 
закиси  желѣза,  г.шнозема  и  магнезіи.  оМ^  8і  -і-  9 
8І-І-  ІбСа'  8ІН-7ІІ8І 

Нах.  съ  эпидотомъ  въ  Алтайскихъ  горахъ. 

Разрядъ  III.  Полевошпатовые  камни. 

Окристал.пізованные  камни  изъ  всѣхъ  кристаллич.  сис- 
темъ;  они  отличаются  меньшею  твердостью  и  уд.  вѣсомъ, 
отъ  тверд,  пол.  шп.  доходятъ  до  апат.  и  плав,  шп.,  весь- 
ма рѣдко  выше  пол.  шп.;  уд.  в.  Ъ^Ъ  —  2,?);  послѣд- 
ніе  по  б.  ч.  некристаллическіе  и  грана гоэдрическіе;  они 
хрупки  и  цв.  ихъ  по  б.  ч.  свѣтлые;  бл.  стеклянным,  жир- 
ный; прозрачность  всѣхъ  степеней,  хотя  преобладаютъ 
средняя  и  малая;  изл.  раковистый,  неровный;  сост.  и.зъ 
кремнезема  и  глинозема  и  кромѣ  того  болѣе  или  мен1»е 
содержать  щелочиыхъ  частей,  какъ  то:  калій,  натръ,  ли- 
тій  и  известь,  но  по  б.  ч.  безъ  воды.  Кь  иимъ  принад- 
леліатъ  четыре  семейства  съ  многочисленными  родами. 

Семейство  15.  Ортоклазовые. 

Кристаллш,  систсжа  ^-и  \'%ленпал  или  \.-и  1-г.лсН' 
нал,  спайн.  сов.  листоватая;  тверд,  пол.  шп.,  рѣдко  ме- 
нѣе  или  болѣе;  бл.  стеклянный,  на  спайн.  іілоскостяхь 
перламутровый;  уд.  в.  2,7 — 2,4;  прозрачность  болѣе  или 
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менѣе  отличительная,  по  б.  средняя;  составь  кремне- 
кислый глиноземъ  съ  разными  щелочами  (съ  кали,  на- 
тромъ,  литіемъ,  известью  отъ  4  до  15  проц.). 

Р,  55.  Фарфоровый  шпатъ,  Роп^сПапзраіТі,  Крист, 
сист.  і-и  \-%лениал  (?),  основная  ф.  косая  4 -сторон,  приз- 
ма почти  г»ъ  92°;  спайн.  сов.  параллельна  притупленіямъ 
острыхъ  бон.  ребръ;  изл.  неровный,  зернисто- отделен- 
ный; тверд,  между  пол.  шп.  и  апат.;  уд.  в.  2,6;  бл.  стек- 
лянный; цв.  бѣлый,  по  б.  ч.  снѣжнобѣлый,  сѣрый;  про- 
свѣчиваюіцъ  и  въ  тегілотѣ  сильно  ФОСФоризующъ;  предъ 
п.  тр.  легко  плавкій  въ  безцвѣтное  (;текло;  сост.  кремне- 
кислый глиноземъ  съ  кремнекислыми  известью  и  на- 
тромъ.    ]Х8і"^  ч-  оС8і^  -\-  9А8І. 

Нах.  вросшій  гіъ  сѣромъ  полевомъ  шпатѣ  при  Пассау  въ  Ба- 
варіи  и  разрушеиіемъ  сіюнмъ  образуетъ  Фарфоровую  землю. 

Р.  5  7.  Р I А  К  О  Л  И  т  ъ,  стеклянный  пол.  шп. ,  ^іазі^еѵ  ѴеШ' 
зраіЬ,  ЗапЫІп  отч.^  ШгуаШіі  {^ѵаі^  лава,  Іід^од^  камень). 
Кристалл,  сист.  ^-и  І-^^лб'/^.^  главная  ф.  косая  ромбич. 
призма  въ  159*^  21^,  косвенно  насажденная  конечная  пло- 
скость съ  острьвш  бок.  ребрами  наклонена  подъ  90*^, 
съ  бок.  плоскостями  призмы  подъ  112^19^,  вообще  кри- 
сталлы, какъ  у  пол.  шп.,  но  отличаюпдіеся  отъ  нихъ  мно- 
гочисленными трещинами;  двойники  подобные  полево- 
шпатовымъ,  также  спайн.  и  твердость  его;  уд.  в.  2,6; 
бл.  стеклянный;  прозрачен ь,  иногда  непрозраченъ;  цв. 
бѣлый,  сѣрый;  предъ  п.  тр.  на  краяхъ  плавкій;  сост. 
кремнекислый   глиноземъ   съ  кремнекислымъ  натромъ  и 

N3)  

каліемъ    •     8і       АІ  8і 

XV  ) 

Них.  въ  лавахъ,  трахитахъ  п  другпхъ  вулкаітческпкъ  пзвсрже- 
іііяхъ  вмѣстѣ  съ  авгптомъ  па  Везувіѣ,  ЭтнГ,,  въ  Эйфрльскихъ  горахъ, 
при  озерь  Лахѣ  съ  авгитомъ,  гаюииомъ,  титапптомъ,  цпркономъ, 
также  въ  трахитахъ  Оверпье  и  Кавказскпхъ  горъ,  Казбека  и 
Эльборуса. 

Р.  57.  Полевой  шпхтъ^ГеИзраі/г^  ОнІгоЫсіЗу  РеігіІііЬ. 
Крист.  сист,  2-г^  Х-ілснн.^  главная  ф.  косая  ромбическая 
(Фиг.  125  призма  въ  И8''52^,  съ  лереднею  косо- 
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(Фиг.  125.) 


насажденною  (1.  с.  с.)  и  вмѣстѣ  съ  заднею  ко- 


со-насажденною 


конечною  плоско- 


1.  с.  М 

стью,  которыя  составляютъ  съ  октаэдрически- 
ми  (1.  с.  о')  плоскостями  разнородное  конеч- 
ное пріостреніе;  почти  всегда  притуплеіПэі  ост- 
ры я  (I.  с.  бок.  ребра,  отчего  происходить 
широкая  б-сторон.  призма;  иногда  так;ке  зад- 
няя верхняя  косвенно-насажденная  конечная 
плоскость,  (1.  с.  г/)  лежащая  выпіе  означенной 
конечной  плоскости  (I.  с  ^(І')  и  кромѣ  того 
еще  задняя  нижняя  кос.  нас.  кон.  плоек.,  подъ 
ней  лежащая;  весьма  обьишовенное  соединеніе  есть  сле- 
дующее: вертикальная  призма  (1.  с.  происшедшая 
изъ  главнаго  октаэдра  со  второю  боковою  плоскостью 
(отъ  притуплснія  острых  ь  боковьіхъ  ребръ  (1.  с.  7;),  и  со 
второю  вертикальною  призмою  (отъ  притупленія  боко- 
выхъ  ребръ  между  плоскостями  первой  и  второй  боко- 
вой призмы),  съ  косвенною  конечною  (I.  с.  с)  плоскостью 
и  задними  конеч.  плоскостями,  (1.  с.  о'  о'у^  не  рѣдко  при- 
мечаются также  косвснныя,  прямоугольиыя,  четырехъ- 
стороннія  призмы,  обра.зуемыя  чрезъ  притупленіе  острыхъ 
и  тупыѵъ  боков,  ребръ  и  косвенная  кон.  плоскость;  п. 
шп.  имѣетъ  больш.  наклон,  къ  образ,  двойниковъ,  пока- 
зывающихъ  прорастайте  или  положеніе  криста.иовъ  од- 
ного возлѣ  другаго;  по  б.  ч.  два  недѣлимыя  (фиг.  126) 
имѣютъ  общую  плоскость  втор,  верти  к. 
(1.  с.  призмьь  ось  вращенія  парасілель- 
ную  главной  оси,  а  всѣ  другія  плоскости 
лс/кащія  въ  обратномъ  видѣ;  и  такимъ 
образомъ  срослись  съ  правою  или  съ  лѣ- 
вою  широкою  боков,  плоскостью,  какъ 
н.  п.  Карлсбадскіе;  иногда  они  имѣютъ 
при  наклоненных  ь  главныхъ  ослхь  общую 
основную  косонасажд.  коп.  плоскость  и  ось 
вращенія  вертикальную  на  окгаэдрич.плос- 
костяхъ;  плоскости  вертик.  призм,  часто 
вертикально  струйчаты;  спайн.  сов.  парал- 
лельна по  направсіенію  косв.  насажден.;  конечной  плоскости; 
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И.1Л.  іютп  раковистый,  неровный,  занозистый;  тверд, 
средн/іл  между  кварц,  и  апат.;  уд.  в.  5,5  —  2,6;  блсскъ 
стексілимый,  перламутровый  по  направлению  косв.  насажд. 
конемп.  Псіоекости;  пролраченъ  или  проевѣцивающъ;  цв. 
бѣ.іый,  (  І.рог.ато  -  желтовато  -  зеленовато  -  красновато  бѣлый, 
мясно- к|)аеный,  рѣдко  мѣдно  -  зеленый ;  хрупокъ;  предъ 
и.  тр.  еа!мь  по  себѣ  трудно  плавкій;  легко  вывѣтри- 
ваетсл  и  еоетоить  изъ  кремнезема,  глинозема  и  калія. 
К  8І  -ь-  ІІ  8І  ^ 

И.  1.  Благородный  п.  шп.у  Адуллргл^  АЛиІаГу  ораішгепсіег  РеЫ' 
!^раі1і ,  ШопЛ'ШгЛ  8отіеп8іеіпу  ^ггазоіе у /еЫвраіІі  пасгё^  встр.  кри- 
ста  маміі,  по  также  сплошпьшъ;  цв.  водлііо  -  спѣтлый,  млечио-или 
зслеію-бѣлый  •  бл.  перламутр,  на  соверн.  спайіі.  плоскостяхъ,  иногда 
съ  сннпмі,  отлнвомъ',  прозраченъ  и  просвѣчііваюидъ  *,  солнегный  ка- 
акиъ  нмѣсгъ  искристую  игру  расположенную  златоцвѣтными  точ- 
ками; ті(іа\  въ  жилахъ  плутоничсскихъ  горъ  Швейцаріи,  Тиролл^ 
Ю/і;ной  Фрапціи,  Италін  при  МонгЬ  Соммѣ,  Везувіѣ,  въ  Норвегіи, 
Фиііллндіи  близъ  Або,  въ  Азілтской  Россіи  по  рѣчк.  Тупгускѣ  и  Слю- 
динкѣ  за  Байкаломъ,  исолнечн.  кам.  на  Сѣддоватомъ  островѣ  Архан- 
гельской Губ.  и  блнзъ  дер.  Уточкиной  въ  Верхноудннскомъ  окр.  въ 
Ыерчнііскѣ. 

В.  2.  Стекловатый  п.  ш.,  ^Іа$і^ег  ^еЫзраіІіу  исключая  ріа- 
ко  іпгь,  8апі(ІІа  отч.,  мелкими  вросшими  призматическими  кристал- 
лами; ЦП.  сѣробѣлый;  бл.  сальный,  стеклянный;  полупрозр.;  просвѣ- 
чипающь;  пах.  въ  трахит^,  смолист,  камнѣ,  пемзѣ,  лавѣ  Рейнских'В^ 
потухшпхь  вулкановъ,  въ  Богеміи,  въ  ВезувЬі  н  Этпѣ,  на  Кавказѣ' 
вь  горѣ  Бештау  и  Казбекѣ^  въ  Кордпльерскихъ  горахъ. 

В.  5.  Обышшвемный  ,ЛабраЪорскій  п.  шп.,  Р сі^таіоШТі^  ТМісгО' 
ТсЛл,  встр.  кристаллами^  по  б.  ч.  сплошпымъ,  вкрапленнымъ;  изл. 
неровный,  мелко -или  крупно  -  зерннсто-отдѣлыіый*,  цв.  бѣлый,  сѣ- 
рый,  красный,  зеленый,  рѣдко  съ  отлнвомъ  цвѣтовъ;  непрозрач- 
чень;  отъ  разрушепія  лишается  твердости;  нах.  вездВ  въ  гранитѣ, 
гнейсѣ,  сіэннтіі,  порфирь,  не  рѣдко  въ  жилахъ  этихъ  горъ,  какъ  н. 
п.  въ  окрестностяхъ  Карлсбада,  С.  Гогтарда,  верхней  Италіи,  Нор- 
вегіи  въ  Фридрпхсвсрнѣ  (такь  назыв.  лтпроплииъ  съ  отлнвомъ 
цвіітовъ],  а  красный  п.  пт.  въ  Гельзингй,  въ  Финляндіи,  бѣлый  кри- 
сталлич.  въ  Нмбилаксѣ,  Та\)мелѣ,  бѣлый  мерцаюш,ій  въ  ГельзингФОр- 
сь,  зеленый  въ  Лойо  и  Гсльзннгіі^  а  ьъ  оообенности  (такъ  назыв. 
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Ажазо^скій  кам.)  въ  Уральскихъ  горахъ,  въ  гранптЬ  Алабашки  въ 
Мурзинской  слободь  превосходными  большими,  иногда  болѣе  Фута 
длиною,  желтыми  кристаллами^  па  восточной  сто|)ОнЬ  Ильменскаго 
озера  и  на  Болошной  горѣ  въ  окрсстностлхъ  Міяска,  гдЬ  онъ 
не  рѣдко  составллетъ  съ  кристаллами  кварца  такъ  назыв.  Эврсйайй 
кам.  или  встр.  съ  чериымъ  турмалиномъ  и  албнтомь  въ  круглыхъ  скоп- 
ленілхъ-,  кристаллы  Волошной  горы  гораздо  меньше  Ильменскихъ, 
но  отлично  скопленны  въ  двойннкопыя  группы,  подобиыя  крнстал- 
ламъ  адуляріи  Ст.  Готтарда^  также  по  р.  Аигарь  блнзъ  оз.  Байка- 
ла; но  во  мног.  мѣст.  п.  ш.  встр.  разрушенымъ  и  превращеннымъ 
въ  Фарфоровую  землю,  н.  п.  въ  гранить  блнзъ  Буртина  Волынск, 
губ.,  около  Березовскаго  рудн.  возлѣ  золотой,  л^илъ',  чистая  Фарф. 
земля  встр.  цѣлыми  пластами  на  Вост.  стор.  Ильменск.  горы,  при 
Чербакульскомь  озерѣ  въ  окр.  Міяск.  зав. 

В.  5.  Сплоишый  п.  га.  р  сіісіііет'  РсЫараіЬ  у  І^сШзісіп ,  Т^еШі  ^ 
іізл.  заіюзистый*,  туск лъ,  или  мерцающъ,  на  краяхъ  просвЪчивающъ; 
цв.  нечистые,  сѣрый,  зеленый,  красный;  весьма  походить  на  рого- 
ішкъ,  отъ  котораго  отличается  плавкостью  и  меньшею  твердостью? 
нах.  какъ  главная  масса  во  мпогихъ  порФирахъ  полевошпатовыхъ 
и  роговиковыхъ^  въ  Фонолитѣ,  бѣломъ  камнѣ,  (  еі$$$1еіііу  От^апиШ )  у 
въ  Швейцаріи,  на  Рейнскомъ  берсгѣ,  въ  Зибепгебюргѣ,  на  І'арцѣ,  въ 
Венгріи,  Саксоніи,  Норвеггн,  Шьеціи,  европ.  и  азіатск.  Россіи.  — 
рголитЪу  Ѵагіоііііь  (отъ  ѵагіоіа,  оспа),  Т^1аіісг$1еіп,  составляетъ  окрут- 
лениозернистый,  оплошный  п.  ш.,  вросшій  отч.  въ  мелкозерпистомъ 
діоритѣ  и  нах.  въ  Швейцаріи,  ПіэмонтЬ,  на  остр.  Корсикѣ,  въ  Богеміи, 
и  въ  Екатеринбург^.  —  Ъорзобытъ,  (собств.  имя),  сплошный  или  зер- 
нистый, плотный  п,  ш.*,  изл.  неровный',  цв.  желтовато  -  или  красно- 
вато-бѣлый,  па  краяхъ  просвѣчивающь-,  бл.  жирный,  слабый;  пах. 
отдѣльными  валунами  въ  россыпяхъ  по  рѣчкЬ  Борзовкѣ  блнзъ 
Кыштымскаго  зав.  и  содержитъ  кристаллы  соймоннта  или  зерна 
цейлонита.  —  Тіелигѵапишъ  (соб.  имя),  плотный  п.  ш.,  изл.  ]:)0в- 
лый,  переходлщій  въ  раковистый;  цв.  бѣлый,  желтый,  красно- 
ватый; болЬе  тусклъ,  но  иногда  слабо  блестяш,ъ;  встрѣчающінся  въ 
томъ  же  самомъ  кускѣ  и  землистымъ,  чрсзъ  разрушеніе  плотнаго, 
а  въ  пихъ  кристаллы  кварца,  такъ  что  вся  горная  порода  состав, 
іюлевошп.  порФиръ,  покрытый  снаруліи  землистымъ  чернымъ  кобаль- 
томъ  и  нах.  въ  окрестностяхъ  г.  Бердичева,  при  дер.  Погорцѣ, 
УлаіювЬ  въ  Кіевской  губ. 

У^пошр.  обыпи.  п.  ш.  на  приготовленіе  Фарфора,  или  прибавляет- 
ся къ  Фарфоровой  массіі  и  къ  глазури  ФарФора;  чрезъ  разрушеніс 


—    26Т  — 


опъ  составл.  весьма  плодоносную  почву  для  растеній  и  разныя  гли- 
ны; изъ  аЬуллрШу  лупнаго  и  солшгпаго  камней  дѣлаются  встапки 
для  перстней,  подвѣски  къ  сергамъ,  табакерки  и  др.  украшепіл; 
аяіазонсгай  камень,  особенно  поваренный  въ  маслѣ  (отъ  чего  воз- 
вышается цвѣтъ  его  и  опъ  дѣ.іается  прозрачнѣе)  шлифуется  въ  Ека- 
терннбургѣ  на  кольца,  табакерки,  вазы  и  подобныя  издѣліл  нску- 
ства. 

Къ  сплошному  п.  ш.  приближаются  еще  слѣдующія  горныя 
породы : 

онолитъ,  РііопоШІі,  (отъ  д)СдѴ7]р  звукъ),  Кііп^зіеіп,  сплошный, 
изл.  заиознстый,  сланцеватый*,  тверд,  пол.  шп. •,  уд.  в.  2,5-,  ц в.  зеле- 
ное Ьрый,  составляющій  однородную  массу  или  смѣшанную  съ  ме- 
зотипомъ,  составл.  фонолитовый  порФирь  и  нах.  въ  Богеміи,  Фран- 
ціи  и  на  Реннск.  бер.,  въ  ЗибенгебюргЬ. 

Базалы7ыітЪу  Ваваіііі ,  РогрІіугіЬ  у  изл.  неровный  •,  тверд,  пол. 
шп.-,  уд.  в.  2,7^ — 2,6",  цв.  сѣрый,  черный,  красный,  составл.  глав- 
ную массу  порфира  и  мпндальнаго  камня  въ  Снлезін  и  Богеміи. 

Базалыпъ у  по  б.  ч.  столбчатый,  черный,  тверд,  между  апат.  и 
пол.  шп.^  уд.  в.  2.^9  —  5,1,  отличается  отъ  предъидущнхъ  массъ,  но 
въ  нѣкотор.  отношеніяхъ  сюда  принадлеліитъ*,  нах.  цѣльпыми  гор- 
ными массами  во  многихъ  сі:ранахъ,  н.  п.  въ  КавказВ,  а  въ  осо- 
бенности въ  Шотландіи. 

Р.  58.  А н  о  р т  и  г  ъ,  АпопЫь  (отъ  аѵоод^оы,  выправляю), 
СІпізйапіі  (собст.  имя).  Крист.  сист.  1-?/  І-гжн.,  главн. 
Ф.  косоромбич.  призма  въ  1:20°  Ъ^'  съ  основною  косоконеч- 
ною  плоскостью,  насаікденною  на  тупое  боковое  ребро  и 
наклоненною  къ  правому  острому  боковому  ребру  подъ 
94°  12',  къ  лѣвому  подъ  85°  8Д',  а  ко  второй  боковой 
плоскости  подъ  НО**  57'-  встрѣчается  так;ке  вторая  пе- 
редняя косонаклоненная  конечн.  плоскость,  лежащая  подъ 
предъидущею,  и  кромѣ  того  еще  задняя  косвенная  плос- 
кость, иногда  также  съ  притуплсніемь  острыхъ  боковыхъ 
ребръ  и  отдѣльныя  плоскости  1-й  1-член.  октаэдра 
(фиг.  10  стр.  22)^  двойники  рѣдки;  два  недѣлимыя  имѣютъ 
общую  притупляющую  плоскость  острыхъ  бок.  ребръ  и 
ось  вращенія  находится  вертикально  на  этой  плоскости^ 
спайн.  сов.  параллельна  основной  косв.  насажденной  ко- 
нечной плоскости  и  притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ 
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бок.  ребръ;  тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  2,6  —  2,7;  блескъ 
стеклянный,  на  спайн.  плоек,  перламутровый;  цв.  бѣлый; 
прозраченъ;  предъ  п.  тр.  трудно  плавитея  въ  пузырча- 
тое стекло;  сост.  изъ  кремнезема,  глинозема,  извести,  ка- 
ли и  натра. 

Наа:,  въ  доломитовыхъ  массахъ  на  Монтѣ  Соммѣ  въ  Неаполѣ. 
Р.  59.  ОлигоклАзъ  (отъ  оХсуо^,  малый,  мелкій,  УіХааіі;, 
изломъ),  ІЯаІгопзройшпеп.  Крист.  сист.  1-й  \-ълен,, 
главн.  Ф.  ромбич.  призма  съ  наклоненной  въ  лѣво  основ- 
ною косонаса/кд.  конеч.  плоек.,  а  именно  съ  наклоненіемъ 
къ  лѣвому  острому  боковому  ребру  подъ  90**  ^^5^,  къ  пра- 
вому подъ  86^  15^,  къ  первой  боковой  плоскости  подъ 
115°  "50^;  по  б.  ч.  двойники  по  2  .законамъ,  такъ  что 
они  имѣютъ  общую  плоскость,  притупляющую  острыя 
бок.  ребра  или  основную  косонасажд.  конечную  плоскость; 
таклге  сплошный,  листоватый;  спайн.  соверш.  параллельна 
и  этимъ  обѣшіъ  плоекостямъ;  изл.  раковистый,  неровный; 
тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  2,6;  блескъ  стеклянный,  на  спайн. 
плоек,  перламутровый,  на  другихъ  жирный;  на  краяхъ 
просвѣчивающъ;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  зеленый,  желтовато- 
зеленый;  предъ  п.  тр.  трудно  плавкій;  сост.  кремнеземъ, 
глиноземъ,  известь,  кали  и  натръ. 

Нах.  въ  граіштѣ  Финляндіп,  въ  ГельзингТ-,  особенно  вездѣ  въ 
такъ  назыв.  раппагѵИвѢу  въ  которомъ  составллетъ  болѣе  или  мѣнЬе 
толстую  оболочку  круглыхь  крнсталловъ  пол.  шп.,  также  въ  Сток- 
гольмѣ,  Арендалѣ,  въ  окрестностяхъ  Фрейберга  и  Родаха  близъ 
Кобурга,  вь  базальтЬ  въ  Тиролѣ^  главная  масса  грапулитовъ 
(ІѴеізазіеіп)  сост.  изъ  него*,  въ  Уральскихъ  гор.  въ  гранит.  Шай- 
танки,  или  ьъ  порфирахъ  Агатской  слоб^  близь  Екатеринбурга,  пер- 
вый въ  смѣси  съ  кварц,  желтобѣл.  пол.  шп.  и  черн.  слюдою,  а  по- 
слѣдній  въ  1і  дюймовыхъ  кристаллах  ь. 

Р.  60.  АльБитъ(отъ  аІЬиз  бѣлый),  РегШш  (отъ  7^а^^• 
тіХіѵтід,  наклоненный),  Nа(^Ю71/еЫ^м^Н,  ТеІаПіп  (отъ  ггга^- 
год,  четвертый).  Крист.  сист.  \-и  'Ѵ-^сленн.,  главн.  ф.  4- 
стор.  призма  (фиг.  12^7.  §у  призма  въ  12^^  15'  съ 
обращенною  въ  лѣво  основн.  косонасажд.  конечн.  плос- 
костью (1.  с.  с)  а  именно  съ  наклоненіемъ  къ  лѣвому  остр.  бок. 
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Фиг.  127.  ребру  подъ  93°  36^5  къ  правому  подъ 
86°  24',  къ  нерв.  бок.  шюскости  іюдъ 
115°  5',  обыкновенно  притуплены  ост- 
ры я  бок.  ребра  (1.  с.  а)  в.\іѣстѣ  съ  зад- 
нею косв.  конечн.  плоек,  и  съ  притуп- 
лён іемъ  одного  изъ  двухъ  остр,  конечн. 
ребръ  чрезъ  одну  октаэдрическую  плос- 
кость; также  плоскости  втор,  вертик. 
призмы;  двойники  не  рѣдко  имѣютъ  общую  притупля- 
ющую плоскость  остр  бок.  ребръ,  по  направленію  ко- 
торой они  вмѣстЬ  срослись,  между  тѣмъ  какъ  ось  вра- 
щенія  параллельна  этой  п.юсі»ости;  или  оба  недѣлимыя 
имѣютъ  общую  косв.  наса;кд.  конечн.  плоскость,  (какъ 
это  обыкновенно  въ  периклині»,  а  не  въ  альбитѣ);  спайн. 
сов.  паралл.  косв.  насажд.  конечн.  плоскости,  менѣе  сов. 
паралл.  притугіленію  остр.  бок.  ребръ;  тверд,  пол.  шп. 
или  не  много  болѣе;  уд.  в.  2,6 — 2,5;  изл.  неровный;  цв. 
бѣлый,  желтый,  красный;  блескъ  стеклянный,  перламут- 
ровый на  спайн.  плоек.;  прозраченъ  или  на  краяхъ  про- 
свѣчивающъ;  предь  п.  тр.  плавкій  въ  пузырчатое  стекло; 
сост.  кремнеземъ,  глиноземъ  и  натръ.    Ка  8і-і-А1  8і^. 

В.  1.  Обьшпов.  а. у  ТеІагІіПу  съ  преобладающими  вертикально 
струйчатыми   бок.   плоек,    вертикальной    призмы*,  при  расширеніи 
притупляющей  плоскости  остр.  бок.  ребръ  происходит!,  широкая 
6-стор.   при.іма;   почти    всегда   въ  двойпикахъ;  также  сплошной, 
зернисто-и  шестовато-отдѣлеииын,  листоватый,  лучистый,  иногда 
склоияющійся  къ  плотному.   Наос,  вмѣстѣ  съ  пол.  шп.  въ  гранить, 
особенно   въ  письмениомъ    гр.,  близь  Гейдельберга ,  въ  Пепигѣ  въ 
Саксопіи,  Моравіи,  лучистыми  массами  въ  гр.  Швеціи  близъ  Фин- 
бо,  Бродбо,  въ  ФиЕіллндіи  въ  Кимито,  именно  красный,  а  бѣлый  въ 
Куртаіги;  въ  Уральск,  гор.,  гдѣ  составл.  смѣсь  рази.  горн,  породъ, 
гранита  и  діорита,  въ  которыхъ  онъ  нах.  грубозернистымъ ;  нарос- 
шіе  крист.  примвчаютсл  въ  друзовыхъ  пустогахъ  гранита  Алабаш- 
ки   въ   Мурзипской   слоб.,   на  вост.  стор.  Ильменск.  горъ  въ  окр. 
Міяск.   зав.  въ  жилахъ  хлорит,  и  рогов,  сланц.  въ  Керябинскомъ 
мѣдн.  рудн.,  въ  діорнтов.  порФ.  Питателевск.  рудн.  въ  окр.  Бого- 
словск.  зав.,  при  подошвѣ  г.  Аушкулл^  въ  Свято-леонтьевск.  пріискѣ 
къ  югу  отъ  Міяск.  зав.,  но  весьма  мелк.  крист. 
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в.  2.  Периклгтъ,  кристаллы  по  б.  ч.  короткія,  таблицевидныя 
призмы,  преимущественно  двойники,  въ  которыхъ  косв.  насажд. 
конечн.  плоек,  дволкимъ  образомъ  струйчата*,  не  такъ  прозраченъ, 
какъ  предъидущій;  цв.  сѣрыхі>,  желтовато-или  красповато-бьлыхъ; 
пах.  въ  сіэинтѣ  и  діоритѣ  Ст.  Годгарда  въ  Швейцаріи,  ТиролВ, 
Рудной  горѣ  Саі^соніи. 

Р.  61.  іІАБРАДоръ  (собсг.  имя),  КаІк/еЫзраіЬ,.  Крист. 
сист.  1-й  І-глен.^,  главн  Ф.  косв.  ромбич.  призма  въ  120^ 
съ  косонасажденною  кои.  плоскостью,  иаклоненною  въ 
94^^  къ  правому  бок.  острому  ребру  а  въ  85^^  къ 
лѣвому  и  въ  1^5^  къ  первой  бок.  плоскости,  но  всѣ 
эти  измѣренія  по  рѣдкости  кристалловъ  взяты  съ  спайн. 
плоскостей;  двойники  весьма  часты;  изл.  неровный;  тверд, 
пол.  шп.;  уд.  в.  в.  2,7  —  2^,6;  блескъ  стеклянный;  полу- 
прозраченъ  или  просвѣчивающъ  съ  разными  красивыми 
отливающимися  цвѣтами,  съ  зелеными,  золотожелтыми, 
огненнокрасными,  синими,  и  всѣ  они  обнаруживаются 
въ  одномъ  и  томже  кускѣ  вмѣстѣ,  или  по  крайней  мѣрѣ 
два  цвѣта  въ  одномъ  кускѣ;  предъ  п.  тр.  какъ  пол.  шп.; 
сост.  кремнекислый  глиноземъ  и  немного  кремнекислой 
извести  и  Нсятра.   Ка  8і А1  8і ^  (Са  8і-і-АІ  8і). 

Шах,  валунами  и  тупоконечными  кусками  на  остр.  С.  Павла 
на  Лабрадорск.  берегу  Сѣв.  Америки,  въ  Кіевской  губ.^  въ  окрест- 
ностлхъ  С.  Петерб.,  въ  Фннляндіи  блпзъ  0;імо,  въ  Норвегіи,  въ 
Лойо  и  Гельзипгѣ,  въ  Шотлаидіи_,  въ  Пеннгѣ  въ  Саксопіи,  въ 
окрестностлхъ  Этны  \  въ  зернистомъ  и  сплошпомъ  вндЬ  составллетъ 
оиъ  полевошпатовую  смѣсь  многихъ  горн,  пор.,  какъ  сіэііиговъ, 
зеленыхъ  камней  и  нѣкоторыхъ  аэролитовъ. 

^потр.  па  разііыл  издѣлія  искусгва,  на  табакерки^  палочныя 
ручки,  кольца,  столовыя  доски,  вазы  и  другія  крупныя  подЬлки  по 
красотП  отливающихся  цвѣтовъ-,  въ  особениостн  приліѣчается  пере- 
мѣна  цв.  на  спайп.  плоек.,  прнтупляющихъ  острыя  бок.  ребра,  и 
бол'Ье  еще  па  шлиФовапныхъ  плоек.,  на  которыхъ  тогда  явственно 
примЬтны  двойники  чр(*зъ  темныя  ,  параллельпыл ,  болѣе  или  менѣе 
широкія  струйки,,  лежащія  между  цветными  мѣстами;  тѣ  мѣста,  ко- 
торый кажутся  не  цвѣтными,  при  обращеніи  протнвъ  свВта,  огли- 
ваютъ  подобными  яркими  цвЬтами^  которыл  же  отливали  тѣряютъ 
это  свойство. 
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щЛатробитЪу  ^іріоііу  отличающійся  розовымъ  цвѣтомъ,  нах.  съ 
пол.  шп.  и  слюдою  на  остр.  Амитокѣ  возліі  берега  Лабрадора. 

Р.  б^.  Петалитъ  (отъ  пагаХоѵ^  листъ),  ргізтсаізсііег 
Реіаііпзраііг,  Вепеііп.  Сплошной,  листоватый,  грубозер- 
нистый^ тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  2,^;  изл.  неровный,  зано- 
зистый; блескъ  стеклянный,  склоняющійся  къ  жирному; 
просвѣчивающъ;  при  лагрѣваніи  ФОСФоризуетъ,  издавая 
синій  свѣтъ;  сост.  кремнекислый  глиноземъ  и  не  много 
кремнекислаго  литія.  Е8і  ^ -і- АІ  8і^. 

Нах.  въ  пластѣ  съ  пол.  шп.  на  остр.  Утѣнѣ  и  валунами  близъ 
озера  Онтаріо  въ  КаііадЬ. 

Семейство  16.  Пренитовые. 

Крист,  сист.  І-и  спайн.  по  двумъ  направлс- 

ніямъ;  но  также  сплошные;  тверд,  между  кварц,  и  пол. 
шпат.,  въ  сплошнььхъ  массахъ  апатит.;  уд.  в.  Ъ^Ъ  —  "5,0; 
цв.  зеленые,  иногда  сѣрые,  бѣлые;  бл.  стеклянный,  на 
спайн.  плоскостяхъ  перламутровый;  просвѣчнвающн;  сост. 
кремнистый  глиноземъ  и  не  много  литія  и  натрія  или 
съ  большимъ  содержаніемъ  извести  и  горькозсхма. 

Р.  65.  СподумЕнъ  (отъ  алодоо)^  сгараю,  сплавляюсь), 
Зросіитеп,  Тгірігап,  Крисщ.  сист.  не  извѣстна;  по  б.  ч. 
сплошный,  спайн.  по  направленію  боков,  плоскост.  1-й 
1-осн.   призмы;   тверд,    между   кварц,  и  пол.  шп.;  уд.  в. 

—  Т),1;  блескъ  стеклянный;  на  краяхъ  просвѣчива- 
юи][ъ-  цв.  зеленовато  бѣлый,  и  зеленый  въ  разныхъ  от- 
тѣнкахъ;  предъ  п.  тр.  плавится  самъ  по  себѣ  въ  про- 
зрачное стекло,  окрашивая  пламя  багряно-краснымъ  цв.; 
сост.  кремнекислый  глиноземъ  и  не  много  кремнекислаго 
литія.   І  8і^. 

Нах.  въ  пластахъ  гранита,  на  островѣ  Утэнѣ  въ  Швеціи,  въ 
Шотландін  при  ПиріидЬ,  въ  Дублннѣ,  Нрлаіідіи  и  въ  Тиролѣ,  въ 
ІПтерципгѣ. 

Р.  04.  Пренитъ  (собст.  имя)^  РгеТгтЬ.  Крист,  сист. 
1-й  1-0С7/.,  основ.  Ф.  ромбич.  призма  въ  99°  56^  съ  весьма 
подчиненными  октаэдрич.  плоскостями,  призма  всегда 
плоская,  таблицеобр.,  съ  прямою  конеч.  плоскостію  или 
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рѣдко  преимуществуютъ  боков,  плоскости  призмы,  и  въ 
этомъ  случаѣ  съ  притупленіемъ  острыхъ  или  тупыхъ 
бок.  ребръ;  иногда  притуплены  острые  или  тупые  конеч. 
края  конечнымъ  пріосгреніемъ;  плоскости  часто  выпук- 
лы и  кристаллы  по  б.  ч.  скоплены  въ  группахъ  и  рас- 
ходяіціеся  вѣрообразно  изъ  одной  точки  ^  также  сплош- 
ный,  округленный,  почкообразный;  спайн.  сов.  паралл. 
прямо  насажденной  конечн.  плоскости;  тверд.  ме;кду 
кварц,  и  пол.  шп.;  изл.  неровный;  уд.  в.  5,0  —  2,8;  цв. 
бѣлый,  сѣроватобѣлый ,  яблочно  зеленый;  блескъ  сте- 
клянный, перламутровый  на  прямой  кон.  плоскости;  по- 
лупрозраченъ;  отъ  нагрііванія  дѣлаегся  электрическимъ; 
предъ  п.  тр.  плавится  въ  пузыристое  стекло;  сост.  крем- 
некислый глиноземъ  и  кремнекислая  известь.  Са^  *8і 
I  І5І  Й. 

Нах.  въ  разныхъ  измѣненіяхъ,  листоватымъ,  лучистожплкова- 
тымъ  и  сплошнымъ,  въ  жилахъ  гранита,  діорита,  гнейса  и  т.  д.  въ 
Южной  Африкѣ,  откуда  Тірепъ  первый  вывезь  его  въ  Европу, 
также  въ  Пиренѣлхъ,  Піэмопгѣ,  Швейцаріи,  ТпролЬ,  Шотландіи, 
Норвегіи  и  Швеціи  ( ЗЪелитъ въ  Финляпдіи  на  о.  ПаргасЪ  и  въ 
окрестностяхъ  Екатеринбурга  по  рѣкѣ  Исети. 

Р.  65.  Соссюритъ  (собст.  имя),  БаиззигіС,  ТУузІюѴіІ,  ]а^е, 
Сплошный,  кругляками,  а  не  въ  правильныхъ  видахъ; 
уд.  въ  —  "5,5;  бл.  слабый,  стеклянный,  склоняюпцй- 
ся  къ  перламутровому;  тверд,  менѣе  пол.  шп.,  но  весьма 
вязокъ;  изломъ  раковистый,  просвѣчивающъ  въ  краяхъ; 
цв.  зеленый,  переходящій  въ  бѣлый  и  сѣрый. 

Пах.  глыбами  на  берегахъ  Женевскаго  озера  въ  ІІІпейцарін, 
въ  КорсикЬ,  верхней  Италіи,  составлял  Сімѣсь  горіі.  породы  габбро. 

Р.  66.  Нефритъ,  (отъ  г'^ф^од,  почка),  ^етеіпег  ІѴе- 
І^Ьгиз  Іасіе  перІігіЩие.  Сплошный;  изл.  занозистый;  тверд, 
между  пол.  шп.  и  апат.;  уд.  в.  5,0  —  2,9;  цв.  зеленый, 
склоняющійся  къ  сѣрому  и  бѣлому;  не  много  Лгирепъ  на 
ощупь;  звонокъ;  предъ  п.  тр.  трудно плавкій,  сост.  крем- 
некислый   глиноземъ ,    горькоземъ    и    желѣзиая  окись. 
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Нах.  въ  Южной  Америкѣ  по  рѣкѣ  Амазонской,  посему  называет-* 
СП  также  А^мазоисшіліъ  камнемъ,  въ  Китаѣ,  Эгиптѣ;  его  ііривозятъ 
БЪ  Европу  уже  обработаниымъ  въ  видѣ  сабельныхъ  рукоятокъ,  таба- 
керокъ  и  др.  вещей ;  оііъ  въ  большомь  увалчеіііи  въ  Китаѣ  и  Лпоніи, 
гдѣ  изъ  него  дѣлаютъ  чашки,  вазы;  въ  средніе  вѣка  употребляли 
его  въ  медицннЬ  для  излечепія  болТ>зней  почекъ  и  съ  тѣхъ  поръ 
осталось  у  него  названіе  почечнаго  камня  или  НсФрита.  < 

Зрлаііъ  подобный  сплошный  родъ,  пах.  по  б.  ч.  въ  смЬси  съ 
слюдою  въ  гиейсъ  при  ЭрлЪ  въ  Саксоніи,  гдѣ  опъ  составллетъ  цѣ- 
лую  гору  (ЕгІапГеЬ). 

Семейство  Скаполитовые. 

Крист.  сист,  1-й  1-осн.  или  І-осн.,  кристаллы 

всегда  призматическіе;  тверд,  полев.  шп.  и  апат.,  рѣже 
болѣе  или  менѣе  твердые;  уд.  в.  3,1  —  2,6;  блескъ  сте- 
клянный или  жирный;  степени  прозрачности  не  значи- 
тельны; сост.  изъ  кремнезема,  глинозема,  глиноземистой 
извести  и  немного  калія  и  натрія. 

Р.  67.  Андалузит ъ  (собств.  имя),  АпМизгС, 
зра/'И  аруге,  Крист.  сист.  1-й  І-осн.  главная  ф.  ромби- 
ческая призма  въ  91°50^,  иногда  съ  притупленіемъ  тупыхъ 
бок.  ребръ,  часто  съ  кон.  плоскостью;  иногда  кон.  при- 
остреніе  въ  108°  или  другое  еще  болѣе  въ  109°  50^; 
оба  в'^  соединеніи  съ  октаэдрич.  плоскостями;  бываетъ 
также  сплошный,  зернисто  или  шестовато-отдѣленный; 
длинные  кристаллы  съ  поверхности  вообще  шероховаты, 
и  неровны;  спайн.  по  направленіямъ  призматическихъ 
плоскостей  неявственная;  тверд,  отъ  кварц,  до  пол.  шп., 
въ  разныхъ  направленіяхъ  разная;  уд.  в.  2,1  —  '5,0;  цв. 
красный,  сѣрый,  синій;  бл.  стеклянный,  просвѣчивающъ 
на  краяхъ;  предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  неплавкій;  сост. 
кремнеземь  и  глиноземъ.  АР  Зі*^  (?). 

Нах.  въ  гнейсѣ  и  гранитѣ  Андалузіи,  но  также  прекрасными 
кристаллами  въ  Тиролѣ,  Баваріи,  Моравіи,  Саксоніи,  Шотландіи, 
сплошными  и  шестоватыми  массами  близъ  деревни  Шайтанки  въ 
Екатеринбургск.  окр.  и  Сѣв.  Америкѣ. 

Р.  68.  ХіАСтолитъ   (отъ  х^^^^у  пересѣкаю  и  Я^- 

18 
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■д^од,  камень),  СІйазСоШН,  НоЫзраіЬ,  тасіе,  ріегге  йе  сгоіх, 
Крист,  сист.  \-осн.у  осііовн.  ф.  ромбическая  призма 
въ  91^50^  съ  кон.  тіріостреніемъ,  насаждениымъ  на  ту- 
лыя  бок.  ребра  подъ  1^8  ^  призмы  (фиг.  1^8)  обыкновенно 
Фиг  1^)8  Длинны,  тонки,  иногда  въ  серединѣ,  по  на- 
правлению оси  и  отчасти  также  внутри  бо- 
ков, ребръ,  полы  или  правильно  наполне- 
ны горною  массою,  (н.  п.  глинист,  сланц.,  въ 
которомъ  и  заключаются  эти  кристаллы); 
спайн.  не  совершенно  параллельна  бок.  плос- 
костямъ  призмы;  изломь  неровный;  тверд, 
апат.  или  болѣе ;  уд.  в.  "5,0  —  2,9 ;  блескъ 
слабый,  стеклянный,  лшрноватый;  на  кра- 
яхъ  просвѣчивающъ;  цв.  по  б.  ч.  бѣлый, 
желтый,  сѣрый;  предъ  п.  тр.  самъ  по.  себѣ  неплавкій; 
сост.  изъ  кремнезезіа  и  глинозема. 

Нах,  въ  глинистомъ  сланцѣ  ГеФреза  въ  окрестностлхъ  Байрейта, 
и  въ  Саиктъ-Яго  ди  Компостелла,  въ  Испаніи,  въ  Пиренѣяхъ  и  ко 
Франціи,  Норвегіи,  въ  Россіи  въ  Александровск.  рудннкѣ  въ  Нер- 
чинскѣ  и  въ  Съв.  Америкѣ. 

Р.  69.  Геленитъ  (собств.  имя),  СеМе?иіу  БіуІоЬаі. 
Крыст,  сист.  правильная^  прязіо  угольная  призвіа ;  спайн. 
неявственная;  уд.  в.  2,8  —  *5;  тверд,  болѣе  апатит.;  бл. 
стеклянный;  едва  просвѣчивающъ  въ  краяхъ,  цв.  сред- 
ній  между  темнозеленымъ  и  сѣрымъ,  переходящій  въ 
аквамариновый  и  чернозеленый;  изл.  неровньш. 

Наос,  рѣдко  вросшш  въ  извест.  шп.  Тироля,  въ  Фассайск.  долгпіѣ. 
Р.  70.  Мелил  ИТ  ъ  (отъ  ^еХі,  медъ  и  Хсд^од  камень), 
малеиькія   плоскія    4-стороннія   призмы  съ  октаэдрич. 
прюстреніемъ;  тверд,  мел^ду  апат.  и  пол.  шп.;  уд.  в.  0,1; 
цв.  медовой;   сост.  кремнекислая  известь  и  горькоземъ. 
Пах.  въ  .долеритѣ  Саро  сіі  Ьоѵе  возлѣ  Рима  и  па  озерѣ  Лахъ. 
Гужболътилитъ.,  НшпЬоЫіШІі  (собств.  имя),  подобиыя  малепькія 
призмы;  сост.  кремнекислая  известь  и  глииоземъ  съ  кремиекислымъ 
горькоземомъ  и  натріемъ.  Мах.  въ  лавовидныхъ  массахъ  Везувія. 

ЗЪиигшопитъ  (собств.  имя),  ЕЛііі^Шііі ^  АпіісЛгіЬ у  сост.  изъ 
кремнезема,  глинозема,  извести  и  воды  н  гшх.  въ  окрестностяхъ 
Глазгова  въ  Ирландіи. 
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Р,  71.  Скаполит ъ  (отъ  (Ухатгоду  палочка,  Хсдод,  ка- 
мень), ^ТьароіиІг,  Меіопіі,  ])угатпШа1ег  ЕеЫзраіНу  рагапіКи 
ПС,  ТѴегпегіІе.  Крист.  сист.  ^-и  І-осп.,  основн.  Ф.  4-сто- 
ронняя  призма  съ  плоскостями  тупаго  2-й  і-осн.  окта- 
эдра съ  кон.  ребрами  въ  1^6"^  1\  съ  бок.  въ  65^  48^, 
рѣдко  съ  прямонасажденною  кон.  плоскостью,  съ  при- 
туплёнными бок.  ребрами,  въ  видѣ  второй  2-й  1-бсн. 
призмы;  такл^е  болѣе  тупой  октаэдръ  и  болѣе  острый 
съ  притуплёнными  соединительными  ребрами,  въ  видѣ 
2-й  1-оснаго  діоктаэдра,  и  подобныя  другія  соединенія; 
призмы  обыкновенно  длинны,  палочкообразны  (отъ  этого 
онъ  и  получилъ  свое  названіе);  плоскости  призмы  вер- 
тикально струйчаты  и  шероховаты;  спайн.  по  направле- 
нію  плоскостей  призмы;  тверд,  между  апат.  и  пол.  шп.; 
уд.  в.  2,9  —  2,8;  бл.  стеклянный,  на  спайн.  пл.  перла- 
мутр.; прозраченъ;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  зеленый,  красный; 
предъ  п.  тр.  плавится  въ  пузырист.,  мутное  стекло;  сост. 
кремнекислый  глиноземъ  съ  двукремнистою  известью  и 
натромъ. 

В.  1.  Благородный  сп.у  Шегопіі у  маленькія  короткія  призмы; 
иногда  сплошный,  мелкозернистый,  прозрачный,  млечпобѣлый;  нах, 
съ  неФелиномъ  въ  Монтіі-СоммѢ  на  озерь  Лахъ  и  при  СтердннгВ 
въ  Тиролѣ. 

В.  2.  Обытювеитгй  сті.у  ЗсароШІі^  ТеігаШавіЬу  Т^егпегііу  На- 
ріЛоШІь,  длинныя  тонкія  призмы,  часто  значительной  величины; 
также  плотный,  шестоватый  или  зернисто-отдѣльный ;  цв.  сѣрый, 
желтый,  красный,  черный,  синій;  сильно  просвѣчивающъ",  кромѣ 
натрія  содержитъ  немного  кали  и  углеродный  кислоты ;  при  содеря^. 
натрія  5  — ^9  проц.  называется  Эпшбергитожъ у  КскеЬег^гІ  у  іѴа- 
ігоІИТъу  бьлый  прозрачный  составляетъ  спгекллішый  стг.у  сѣрый  и  зе- 
леный пгтитовиЪиыы у  артшщитъ  ЛгсІісіЬу  и  литареллъу  Місагсііеу 
а  черный  фусцитЪу  Т^сізсіі у  [отъ  Гизсиз,  черный).  Наос,  въ  гранитѣ^ 
гнейсѣ,  змѣевикѣ,  въ  нзвестк.  шпатѣ,  въ  Арендалѣ  Норвегіи,  въ 
Нерикѣ  Швеціи,  въ  Финляндіи  въ  Менцелѣ  и  въ  Ирпензалѣ,  на 
островЬ  Паргасѣ,  въ  Ильменскихъ  горахъ  въ  округѣ  Златоустовс. 
зав.,  въ  Гренландти,  въ  Пиренѣйскихъ  горахъ,  въ  Ньюіоркѣ  и  въ 
Сѣв.  Америкѣ. 

В.  3.  Отливающш  сп.у  ЖиііаШу    вмѣсто  кали  с^ррИЯЯЯав^^^ 
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трііі  И  нах.  въ  зернистомъ  известнякѣ  въ  МассачусетЬ.  Подобныя 
породы  составляютъ  Берглшісшппъ^  Бргеизіеіп^  красный  и  жилко- 
ватый въ  Ставе  рніі  Норвегін  и  Ляіфоделитъ^  съ  двойственно  ли- 
стоватою спайностію  и  аиат.  твердостію,  въ  зернистомъ  известнлкЬ  въ 

Лоіо  Финляндіи.  5А1  5і-ьСа'  Ге^  М^'  8і. 

Семейство  17.  Лазулитовые. 

Крист,  сист,  правильная  и  1-й  І-осн.^  рѣдко  Ъ-и 
1-осн.'^  тверд,  между  пол.  шп.  и  апат.^  уд.  в.  4,0  —  2,4; 
цв.  синій,  голубой,  бѣлый,  сѣрый,  рѣдко  черный,  бурый, 
красный;  бл.  стеклянный,  иногда  жирный;  прозрачность 
средняя;  сост.  кремнекислый  глиноземъ  съ  значитель- 
нымъ  (10  —  20  проц.)  количествомъ  кали  и  натра,  даже 
извести  и  нѣкоторыхъ  кислотъ,  н.  п.  сѣрной  и  соляной, 
по  б.  ч.  безъводные. 

Р.  72.  АмБлигонитъ  (отъ  а^/ЗХѵусоѵод  ^  тупоуголь- 
ный), АтЫу§опи.  Крист.  сист.  1-й  1-глен.  призма,  по  б. 
ч.  въ  сплошныхъ  массахъ;  спайн.  явственная,  поверхность 
кристалловъ  шероховатая;  тверд,  болѣе  извест.  шп.;  уд. 
в.  "5,0;  просвѣчиваюпцъ  въ  краяхъ;  изл.  неровный;  хру- 
покъ;  цв.  зелено-бѣлый,  переход,  въ  селадоновый,  и  сост. 
лзъ  ФОСФорнокислаго  глинозема  и  немного  литія  и  пла- 
виковой кислоты. 

Наа;.  въ  гранитѣ  Саксоніи,  въ  Клейн-КурсдорФѣ  и  въ  Арен- 
далѣ  въ  Норвегіи. 

Р.  75.  Калаитъ  (отъ  яа?иаід,  камень  зеленоват,  цв.), 
бирюза^  КаІаіС у  Іокпіі ,  А^аріги^  МтегакйгМз^  сіісіги^г 
НусІгаг^Ши у  ^и^^иоие,  Крист.  сист.  несовершенная,  мо- 
жетъ  быть  1-й  І-оснал^  сплошный,  вкрапленный ,  гро- 
здовидный,  натечный,  налетѣлый;  изл.  раковистый,  не- 
ровный; тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  "5,0  —  2,7;  цв.  небесно- 
синій,  яромѣдянково-зеленый,  травяно-зеленый,  черта  зе- 
леновато-бѣлая;  на  краяхъ  просвѣчивающъ;  предъ  п. 
тр.  самъ  по  себѣ  не  плавкій;  сост.  изъ  ФосФорно-кис- 
лаго  водянистаго  глинозема  съ  малымъ  количествомъ  мѣд- 
ной  окиси. 

Наа:.  въ  порфирахъ  Нишапура  въ  Персіи,  въ  провинціи  Хо- 
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росанѣ,  въ  Бухаріи  въ  горахъ  Нурата  и  въ  гор.  Буканскихъ,  тон- 
кими прожилками  въ  черпомъ  кремнистомъ  сланцѣ,  такяіе  валуна- 
ми въ  наносной  землѣ  п  въ  кремнистомъ  слаицЬ  Силезіи. 

^попір.  его  было  ул^е  извѣстно  древпим'ь  почитаютъ  его 
пріятный  цвѣтъ,  твердость  и  полигуру,  которую  онъ  удобно  прини- 
маетъ  какъдрагоцѣнпый  камень*,  иногда  вмѣсто  бирюзы  продаютъ  зубы 
разныхъ  животпыхъ,  особенно  обломки  мамонтовыхъ,  окрашенпыхъ 
мѣдною  зеленью,  іи^^^^о^&е  о^опІоІііТге у  аЪепЛсѵпсІІзсІгег  ТйгІгЬу  встрѣ- 
чающіеся  въ  Міяскѣ  и  другихъ  мѣстахъ  Сибпри,  но  они  гораздо 
менѣе  тверды  и  не  имѣютъ  сложенія  калаита. 

Р.  74.  Лазулитъ  (отъ  ашгеиз,  сшііЩ^  ЬашІііТг^  Віаи^ 
зраііг^  ашгііе,  КіаргоІІгіС.  Крист.  сист.  1-й  ромбич. 
призма  въ  91°  50^  съ  1-й  1-осііыми  октаздрич.  плоскостя- 
ми, иногда  призма  съ  кон.  пріостреніемъ,  насаллденнымъ 
на  тупыя  и  съ  другимъ,  наса;кденнымъ  на  острыя  бок. 
ребра;  вообще  кристаллы  весьма  малы,  неясны;  спайн. 
дов.  параллельна  притупляющимъ  плоскостямъ  острыхъ 
бок.  ребръ;  изл.  не  ровный;  тверд,  между  пол.  шп.  и 
апатит.;  уд.  в.  Ъ^і  —  '5,0;  бл.  стеклянный;  прозрачность 
болѣе  или  менѣе  совершенная;  цв.  синій,  зеленовато-бѣ- 
лый,  сѣрый,  бурый;  предъ  п.  тр.  неплавится,  но  дѣлает- 
ся  бѣлымь;  сост.  Фосфорнокислый  глиноземъ  и  не  много 
воды  и  горькозема. 

Нах.  въ  глинист,  и  слюдяи.  сланцѣ  при  ВерФенѣ  близъ  Зальц- 
бурга, такл;е  въ  Нейштатѣ  въ  Австріи. 

Р.  75.  *І  А  3  у  р  н  ы  й  КАМЕНЬ,  Ьазш^зіеіп^  сІосІесаейгізсКсг 
Ілашгзраііг ,  ІашШІіе,  Іаріз  Іа:гиІі.  Крист.  сист.  прасилъ' 
пал.^  основная  и  почти  единственная  ф.  гранатоэдръ  и 
экса.эдръ  съ  притуплёнными  углами;  по  б.  ч.  сплошный; 
спайн.  по  плоскостямъ  гранатоэдра  довольно  совериіеи- 
ная;  тверд,  не  много  меньше  пол.  піп.;  уд.  в.  ^,4  —  ^,о; 
цв.  лазурево-синій,  небесно-синій ,  черноваго-синій ;  бл. 
стеклянный;  прозрачен ь;  порошокъ  его  прекрасно  синій; 
онъ  часто  содерліитъ  въ  себѣ  желтыя,  металлическія  пят- 
на сѣрнаго  колчедана  и  слюды;  предъ  п.  тр.  трудно  пла- 
вится въ  бѣлое  стекло;  сост.  кремнеземъ,  известь,  глино- 
земъ, натръ,  горькоземъ,  желѣзн.  закись  и  слѣды  сѣры. 
Нах.  въ  жилахъ  гранита  иди  известняка,   въ  Китаѣ,  Тнбетѣ, 
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ІТерсіи,  Бухарііі,  по  берега мъ  рѣки  Слюдяики  за  Байкаломъ ;  опъ 
вывозится  б.  ч.  Бухарцами  и  продается  въ  Оренбургѣ. 

У^іютр.  на  приготовлепіе,  въ  особенности  въ  Рнмѣ,  весьма  кра- 
сивой лчппописиой  краски,  извѣстной  подъ  пазвапіемь  ултраліа^ 
рина^  также  на  разныя  издѣліл,  табакерки,  блюдечки,  кольца,  иа 
разныя  архитектурныя  украшепія^  изъ  него  набирають  столы,  об- 
кладку для  каминовъ  и  стЬпъ  въ  комнатлхъ,  и.  п.  въ  Царскосель- 
скомъ  дворцѣ  обложены  стѣны  лазуревымъ  камнемъ,  также  въ  Сан- 
Марко  въ  Веиеціи,  ві>  Ваіпкаиѣ  въ  Римѣ. 

Р.  76.  Гаюинъ  (собств.  имя),  Наиуп  и  Шзіп.  Крист. 
сист..  правильная.^  основ,  ф.  гранатоэдръ,  иногда  удлин- 
ненный  или  расширенный,  иногда  также  плоскости  окта- 
эдра или  лейцитоэ/^ра  въ  соединеніи  съ  нимъ^  спайн.  по 
направленію  плоскостей  гранатоэдра;  кристаллы  мелки; 
иногда  сплошный;  изл.  раковистый,  неровный;  тверд, 
между  пол.  шп.  и  апатит.;  уд.  в.  ^,4  —  ^,2;  бл.  снаружи 
стеклянный,  а  внутри  ;кирный,  полупрозрачный;  цв.  бу- 
рый, снній,  черный,  съ  разными  оттѣнками;  предъ  п. 
тр.  трудно  плавкій  въ  бѣлое  стекло;  сост.  кремнеземъ 
съ  глиноземомъ,  кали,  натромъ,  известью  и  сѣрною  ки- 
слотою. 

^В.  1.  БлагороЪішй  или  сгасій  Г.,  КаШіаиуп,  Іаііаіііііеу  небе- 
сно-или  мѣдно-синій,  полупрозрачный.  В.  2.  Обыкновеиный  Г., 
Жозгпу  І^озеапу  Зріпеііапу  Т^аігшігНаиуПу  каштаново- черновато-бу- 
рый, смолисто-черный,  почти  непрозрачный. 

Пах.  въ  пемзЬ  и  другихъ  вулкапическихъ  массахъ,  первый  въ 
Италіи,  въ  саро  сіі  Ьоѵе,  въ  лавахъ  на  Монте-Соммѣ  и  Везувіѣ,  а 
Бторый  въ  трахит Ь  па  берегу  озера  Лаха,  возлЬ  Андерпаха,  Ии- 
дермениха. 

Р.  77.  Канкринитъ  (собсг.  имя)  по  Розе).  Крист, 
сист.  не  извѣстна;  сплошный;  цв.  свѣтлорозовый;  спайн. 
совершенная  по  направленію  правильной  6-сторонней 
призмы;  про.зраченъ;  и.зл.  неровньні;  бл.  на  спаГін.  пл.  пер- 
ламутровый, по  другимъ  жирный,  какъ  элеолитъ;  тверд, 
между  пол.  шп.  и  апат  ;  уд.  в.  2,4;  предъ  п.  тр.  легко 
плавится  въ  бѣлое  стекло;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ, 
нагръ,  известь  и  кали.  Nа  8і  -і-  2  АІ  8і  -і-  Са  С. 

Пах.  мелкими  сплошными  массами,  часто  сросшимися  изъ  пЬ- 
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сколькихъ  ііедѣлимыхъ  съ  элеолитомъ,  полевымъ  шііатомъ  и  сода- 
литомъ  въ  міясцитЬ  Ильменскихъ  горъ,  въ  округѣ  Міяскаго  за- 
вода; кромѣ  аморФИческой  жѣЪпой  зелени  и  канкршшта  состоитъ 
еще  калюется  /^авиш^  1}т)уп  (собст.  им.)  изъ  подобиаго  химиче- 
скаго  соедипеиіл  силиката  и  карбоната ;  лослѣдній  содер/китъ  так- 
л\е  углекислоту,  и  мол^етъ  быть  должно  соединить  даиинъ  и  кан- 
кринитъ  въ  одннъ  родъ. 

Р.  78.  СодАЛИтъ,  канкринилгъ  (прежній),  додешэ^ 
дршсскій  Кир/іотраі/г.  Крист.  сист.  правильная.,  основ- 
ная Ф.  гранатоэдръ,  иногда  съ  лейцитоэдрич.  и  октаэдрич. 
плоек.;  зернами,  сплошный;  тверд,  между  апатит,  и  пол. 
шп.;  уд.  в.  ^,5  —  ^,2;  цв.  зеленовато-бѣлый,  сѣрый,  си- 
ній,  селадонозеленый;  бл.  стеклянный  или  жирный;  про- 
свѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  пузыристое  сте- 
кло; сост.  кремнекислый  глиноземъ  съ  кремнекислымъ 
натромъ  и  соляною  кислотою.  Nа      -л-  І\а^  8і  -і-  Ъ  "кХ  8г. 

Пах.  въ  доломнтѣ  Везувіл,  въ  вулкапическихъ  массахъ  при 
озерѣ  Лахѣ,  пластами  въ  слюдяномъ  сланцѣ  Гренландін,  неправиль- 
но ограниченными  саФирово-сиинми  иедѣлимыми  въ  мілсцитѣ  (стр.  280) 
1  Ільменскихъ  горъ,  въ  особенности  съ  пол.  шп.  и  элеолитомъ.  Сюда 
также  прннадлея^итъ  Кубоитъ.,  СиЬоіі^  въ  кубическихъ  кристаллахъ, 
но  сов.  сходству [ощій  съ  содалнтомъ,  и  посему  составляющій  ку- 
бическій  содалитъ*,  пах.  иа  магнитной  горѣ  и  въ  горѣ  Благодати. 

Р.  79.  ГлАВКОЛитъ,  ОІаисоШк  (отъ  уХаѵУіОі;^,  синій, 
Я^т9^од  камень).  Крист.  сист.  не  извѣстна,  всегда  въ  сплош- 
ныхъ  массахъ,  валунами;  спайн.  несоверш.  по  ^  разнымъ 
направленгямъ;  изл.  неровный,  зано.зистый;  тверд,  между 
апатит,  и  пол.  шп.;  уд.  в.  ^,7;  цв.  ФІолетово-лавандово- 
синій;  просвѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  трудноплавкій;  сост. 
кремнеземъ,  глиноземъ,  известь,  горькоземь,  натръ  и 
кали. 

Пах.  въ  л?нлахъ  съ  зернистымъ  известия  к  омъ  по  р  Ьчк  Ь  Слю- 
дянкѣ  за  Бай  кал  омъ. 

Р.  80.  Нефелинъ  (отъ  ѵесрсХі],  облака),  ІЯорІіеІіп  и 
РеизСет.,  8оттіі.  Крист.  сист.  Ъ-и  '1-ос7^.,  основ,  ф.  пло- 
ская діэксаэдрическая  призма  съ  прямо  насажденною 
кон.  плоек,  и  съ  подчиненными  плоскостями  тупаго  діэк- 
еаэдра  съ  кон.  ребразш   въ  1о9"19^  и  съ  бок.  въ  88°6^ 
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кристаллы  малы,  <;;остаікіяющіе  короткія  призмы  или  тол- 
стыя  таблицы;  спайн.  по  направленію  кон.  плоскости 
совершенна;  тверд,  пол.  шп.;  уд.  в.  2,6  —  2,5;  бл.  стеклян- 
ный, жирный;  на  спайн.  плоек,  прозраченъ;  цв.  бѣлый, 
зеленый,  сѣрый,  красный;  предъ  п.  тр.  трудно  плавится 
въ  пузыристое  безцвѣтное  стекло;  въ  селитреной  кислотѣ 
дѣлается  мутнымъ,  облачнымь,  оттого  и  получилъ  на- 
званіе;  сост.  кремнекислый  глиноземъ,  натрій  и  кали. 

В.  1.  Обынновениый  н.^  И^срііеііщ  желтосѣрый,  зеленопато-бѣ- 
лый;  бл.  стеклянный,  склоняющійсл  къ  жирному.  Мах.  въ  доломи- 
ть Мойте  Соммы,  въ  базальтнческомъ  камнѣ  въ  Саро  (1і  Воѵе 
близь  Рима,  въ  долерптЬ  Оденвальдскомъ  и  въ  базальтѣ  въ  Брейс- 
гуѣ.  Къ  нему  относятся  такл^е  Бедантин^  ВеиЛапІіп^  /^авинъ^ 
І)аѵ)7іу  Азігоіі  и  СаѵоІіпИ^  всѣ  произведенія  Везувія. 

В.  2.  Злеолитовый  ЕіаоШІі,  1Реи$ІеіПу  рісгге  ^газве^  ріп' 
^иііе^  сплошный,  въ  б-сторонн.  призмахъ*,  цв.  зеленый,  синій,  кра- 
сію-сѣрый;  6.1.  жирный  со  слабымъ  отливомъ*,  ііросвіічивающь. 
Лах.  въ  сіэнитѣ  въ  Фридрихсвернѣ  Норвегіи,  въ  ГельзинФорсЬ 
Фииляндіи,  и  съровато-бѣлый,  сплошиый  вь  грубозернистой  смѣси 
съ  бѣлымъ  пол.  шп.  и  черною  слюдою,  составляющими  гранить 
Ильменской  горы  или  такъ  называемый  Мілсцишъ  по  Розе;  къ 
нему  относятся  (ротітъ^  Р/іопіі  и  ЛатроЪесъ^  Ілі1ггоЛе$.^^  [изъ  Нор- 
вегіи,  равно  какъ  можетъ  быть  и  Гизекитъ^  Оіезескіі  изъ  Грен- 
ланд!  и. 

Р.  8 1.  Лейцитъ  (отъ  каѵход.  бѣлый),  Ьеисіі,  атрЫ§епе. 
Крист.  сист.  правильная.^  главная  ф.  лейцитоэдръ,  (фиг. 
Фиг.  129.  1*29.),  рѣдко  СЪ  подчиненными  плоскостями 
эксаэдра,  кристаллы  вкрапленные  или  от- 
дѣльные,  зернами;  рѣдко  сплошный;  спайн. 
весьма  несоверш.  параллельна  по  направле- 
нію  додекаэдрич.  плоскостей;  тверд,  между 
апатит,  и  пол.  шп.;  уд.  в.  2,5  —  2,4;  бл. 
стеклянный;  прозраченъ  до  просвѣчиваю- 
щаго;  цв.  свѣтлые,  сѣровато-желтовато-красновато-бѣлый; 
предъ  п.  тр.  самъ  по  себѣ  не  плавкій;  сост.  кремнеки- 
слый глиноземъ  и  кремнекислый  кали. 

Нах.  кристаллами  и  круглыми  зернами  въ  вулканическихъ  гор- 
ныхъ   породахъ,  въ  древиііхъ  лавахъ  въ  Монте-СоммЬ  и  Везувіѣ, 
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въ  Фраскати,  близъ  Рима,  на  берегѣ  озера  Лахъ  и  въ  Брейс- 
гауѣ. 

Шоитихелли7)іъ^  ШопИсеИИ  (собст.  имя)  гіринадлежитъ  также 
къ  вулканическимъ  минераламъ  и  нах.  въ  зерпистомъ  известнлкЪ 
Везувія. 

РАЗРлдъ  IV.  Цеолиты. 

Цеолиты  находятся  всегда  кристаллами  изъ  всѣхъ 
кристаллическихъ  системъ;  спайн.  листоватая,  лучистая, 
жилковатая;  степень  твердости  средняя  между  пол.  и 
известк.  шп.;  уд.  в.  2,4,  иногда  только  2,0;  цв.  бѣлыхъ, 
вообще  свѣтлыхъ,  неметаллическихъ;  бл.  стеклянный, 
на  спайн.  плоек,  перламутровый;  они  отличаются  разны- 
ми степенями  прозрачности;  предъ  п.  тр.  легко  плавки 
въ  пузырчатое  стекло,  исключая  квасцовыя  соединен! я 
или  алюминиты  неплавкія;  въ  кислотахъ  легко  разтвори- 
мые  и  составляющіе  студень;  сост.  кремнекислый  глино- 
зеліъ,  въ  соединеніи  съ  кремнекислымъ  кали^  всѣ  съ 
большимъ  содержаніемъ  воды  (до  21  проц.),  сверхъ  то- 
го нѣсколько  ВОДЯНИСТЫХЪ  ФОСФОрНОКИСЛЫХЪ  глинозсмовъ 
и  въ  одномъ  водянистой  глиноземъ;  по  большому  содержа- 
воды  и  кали  они  скоро  разрушаются  на  воздухѣ. 

Семейство  18.  Кремнистые  цеолиты. 

Отличаются  совершенствомъ  кристалловъ,  и  разными 
степенями  тверд,  и  уд.  вѣса;  цв.  преимущественно  бѣ- 
лый,  изрѣдка  сѣрый,  свѣтло-красный,  желтый;  блескъ 
иногда  высокій;  прозрачность  совершенная;  предъ  п.  тр. 
легко  плавки  въ  стекло;  сост.  водянистые  кремнекислые 
глиноземы ,  соединенные  съ  кремнекислыми  калісмъ,  бари- 
томъ  и  известью. 

Р.  86.  АнАльцимъ,  Апаісіт,  Ьехарйгізскег  КирТіопзраіКу 
нію  т\і^еж^\^СиЫси,Крист,  сист.  правильна  л  ^ос^ош.  Ф.  экса- 
эдръ,  часто  съ  подчиненными  плоскостями  лейцитоэдра, 
или  лейцитоэдры  сами  по  себѣ;  иногда  круглые,  сплош- 
ные, зернисто-отдѣленные;  спайность  по  направленію  эк- 
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саэдрическихъ  плоскостей  не  совершенна;  изломъ  не- 
ровный; тверд,  меліду  пол.  шп.  и  апатпт.;  уд.  в.  2,0  —  2,2; 
цв.  по  б.  ч.  бѣлый,  сксіоняющійся  къ  мясно-красному,  бл. 
часто  перламутровый;  прозраченъ,  иногда  просвѣчивающъ; 
предъ  п.  тр.  плавится  легко  въ  прозрачное  стекло;  сост. 
кремнистый  глиноземъ  съ  кремнекнслымъ  патріемъ  и  съ 
самымъ   меныпимъ  содержаніемъ   изъ  всѣхъ  цеолитовъ. 

Пах.  въ  особенности  въ  вулканическихъ  горахь,  въ  мііндплыіомъ 
камііѣ,  базальтБ,  трахіітЬ  Тироля  и  а  Сейссеръ-Алыіѣ,  въ  Брейстауѣ, 
при  АусснгЬ  въ  Богеміи^  на  Фсрройскихъ  островахъ,  въ  Моите- 
Сомміі  на  Везувііі,  гораздо  рѣл^е  въ  металлоиосиыхъ  жилахъ  на 
Гарцѣ,  так;ке  въ  окрестностііхъ  Ахалцыха,  въ  Иркутскѣ,  па  горѣ 
Благодати  эксаэдрнческими  кристаллами,  вросшими  въ  магиитпой 
рѵдП;  зеленовато  и  красновато-бѣлаго  цв.,  жирпаго  блеска,  на  кра- 
лхъ  просвѣчивающъ. 

Р.  85.  А  п  о  Ф  и  л  л  и  т  ъ ,  Арор/гуІШ  ,  ІсЫІіуорЫІшЬп  и 
АіЫщ  ругатісіаіег  КирКопзраІІг,  ТеззеШ  и  ИівиЬосусШ^  аро- 
рЬуШсе.  Крист.  слет.  2-й  І-осн.^  основ,  ф.  2-п  1-осн.  окта- 
эдръ,  плоскости  котораго  образуютъ  на  преобладающей, 
отъ  притупленія  бок. .  ребръ  его  произшедшен,  призмѣ 
кон.  пріостреніе  въ  120°!^  и  на  кон.  ребрахъ  въ  121*' 27^  и 
88*^44^  на  бок.  ребрахъ;  часіго  этотъ  октаэдръ  соедииенъ 
со  второю  квадратною  призмою,  и  если  бок.  ребра  его 
притуплены,  съ  плоскостями  8-сторонней  призмы;  не 
рѣдко  примѣчается  так;ке  прямо  насажденная  кон.  плос- 
кость; посему  по  преобладающимъ  плоскостямъ  октаэдра 
или  призмы  или  по  горизонтальной  кон.  плоскости  кри- 
сталлы бываютъ  пирамидальные,  гі])измагиііескіе  или  та- 
блицеобразные,  иногда  боковыя  ребра  второй  призмы 
пріострспы  чрезъ  плоскости  8-стор.  призмы  въ  соедине- 
ніи  съ  плоскостями  остраго  октаэдра;  плоскости  второй 
вертикальной  призмы  иногда  продольно  струйчаты;  спай- 
ность параллельна  этимъ  плоскостямъ  и  горизонтальной 
кон.  плоскости;  тверд,  апатит,  и  пол.  шп.;  уд.  в.  2,5  —  2,у; 
бл.  стеклянный,  на  горизонтальной  коне.ч.  плоек.  пе[).іа- 
мутровый;  прозраченъ  и  просвѣчиваюнѵь;  предъ  п.  тр. 
онъ  раздѣляетсл   па  листы  (огъ  чего  получилъ  названіс, 
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Фиг.  150. 


аяо,  въ  срѵкХоѵ  листі>)^  сост.  его  кремнеземъ,  известь, 
кали  и  кристалл  ицтонна  я  вода.  К  Зі^-і-ВСа  8і -4- ІбЙ. 

Шаос.  превосходными  кристаллами  въ  металлоиосныхъ  жилахъ 
Андреасъберга  иа  Гарцѣ,  при  Ауссигѣ  въ  Богеміи  [АіЫп]^  въ  гней- 
сѣ,  въ  пластахъ  магнитной  руды  на  островѣ  Утэнѣ  и  въ  вулканич. 
массахъ  на  Сейссерь-Альиѣ  въ  южномъ  Тирол*,  Венгріи,  Мекси- 
кѣ  и  т.  д. 

Окепитъ^  І)у$кІа8Іі\  оплошный  бѣлый  минералъ  составллетъ 
кремнекислую  известь  съ  крист.  водою,  пах.  въ  миидальномъ  кам- 
нѣ  на  островѣ  Диско  въ  Греилаидіи  и  на  Ферропскихъ  остр. 

р.  8^.  Крестовый  камень,  Кгеигзіеіп,  рагаіотег 
Кі(рЬоіЩ}аІІі,  Ігагтоіоте,  апсІгёоіиЬе.  Крислг.  сист.  \-и 
1-ос7^.,  главная  ф.  призма  съ  конечнымъ  пріостреніемъ 
чрсзъ  плоскости  ромбичсскаго  октаэдра  (фиг.  іоО  о.)  съ 
кои.  ребрами  въ  1^20°  и  'Н!  «27^,  а  съ  бок. 
въ  88 "44^  (въ  баритовистоімъ  крестовомъ 
камнѣ),  менѣе  тупыя  кон.  ребра  въ  120"' І^, 
насаждены  на  широкія  боковыя  плоско- 
сти, произшедшія  отъ  притуплеиія  болѣе 
острыхъ  бок.  ребръ  октаэдра  (1.  с.  Ь)-^  про- 
стые кристаллы  весьма  рѣдки,  по  б.  ч. 
двойники,  (фиг.  125.  о.  о'  Ь.  другъ  дру- 
га пересѣкающіе,  такъ  что  главная  ось 
обида  для  нихъ,  и  одинъ  къ  другому  об- 
ращень  къ  главной  оси  на  90°^  плоско- 
сти призмы  по  ссйіу  лс/катъ  въ  обратномъ  видѣ,  почти 
всѣ  двойники  перекрещиваются  и  показываютъ  входя- 
щие углы  (1.  с.  а.  сі!\  иногда  однакоже  примѣчается  у 
двойниковъ  также  простая  призма  съ  октаэдрическимъ 
коиечнымъ  пріостреніемъ,  но  можно  ихъ  легко  узнать 
по  струйчатымъ  поверхностямъ;  попадаются  также  че- 
тверники  и  піестерники^  плоскости  главнаго  октаэдра  па- 
раллельно струйчаты  по  направленіямъ  менѣе  тупыхъ 
кон.  ребръ  его,  болѣе  узкія  бок.  плоскости  призмы  па- 
раллельно струйчаты  по  направлеиію  соединительныхъ 
ребръ  съ  плоскостями  октаэдра,  а  по  сему  показываю- 
щія  ромбическое  испещреніе  (фиг.  125,  ^  ),  болѣе  широ- 
кіл  плоскости  сов.  гладкія^  спайность  совершенна  по  на- 
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правленію  бок.  плоскостей  призмы;  тверд,  между  пол.  шп. 
и  апат.;  уд.  в.  2,^  — 2,1;  цв.  бѣлый,  часто  желтовато- 
сѣровато-красновато  бѣлый,  также  кровянокрасный;  блескъ 
стеклянный;  полупрозраченъ;  просвѣчивающъ;  легко  пла- 
вокъ;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  баритъ,  известь,  кали 

и  вода.   2         I    8і^-і-7ІІ  ЗбН  или        |  8І» -н 

Іі1і8і^  -ь-18Н. 

В,  1.  Бартшювиапый  гарліотоліъ^  Иагшоіоіщ  въ  выше  означеіі- 
ныхъ  кристаллахъ;  цв.  желтовато-красиовато-бѣлый,  содерж.  немно- 
го барита  и  кали,  нах.  въ  гнѣйсѣ,  глииистомъ  сланцѣ  Аидреасъбер- 
га  на  Гарцѣ,  Копгсъберга  въ  Норвегіи,  въ  миндальномъ  камнЬ  и 
долеритѣ  Цвейбрюкена  и  въ  д.  м. 

В.  2.  ІІзвестковатпый  пр.  уг.,  Т^огтаИщ  Рій11ір$11^  кристаллы 
не  лены,  всегда  бѣлые,  содерж.  кремнекислую  известь  и  кали,  нах, 
въ  базальтѣ,  лавѣ  блнзъ  Касселя,  Карлсбада  Богеміи,  на  островѣ  Магѣ 
въ  Ирландіи,  на  Везувіи,  въ  Римѣ,  которому  дали  названіл  ^іеа^опіі^ 
ЛЬгасі^.^Оі:ітоп(ІІп^  состоящіп  изъ  К8і^н-2Са  8і^  -ь  12 Аі  8і  -і-  15Н. 

Р.  85.  Кубоицитъ,  СиЬогси  и  СкаЬази.,  ТѴйг/еІзраІІг,, 
гКошЪоесІгізсІгсг  КирКопзршК.  скаЬазіе.  Крист,  сист.  Ъ-и 
1-осн.^  главн.  Ф.  тупой  ромбоэдръ  въ  94^46^,  иногда  съ  плос- 
костями слѣдуюи^аго,  болѣе  тупаго  и  даже  съ  гілоскост. 
слѣдующаго  болѣе  остраго  ромбоэдра,  рѣдко  съ  плоско- 
стями скаленоэдра,  означаемыми  обыкновенно  на  ромбо- 
эдрѣ  перьевиднымъ  изпрещреніемх,  но  весьма  рѣдко  плос- 
кости второй  ромбоэдрической  призмы  чрезъ  слабое 
притупленіе  бок.  ромбоэдрическихъ  ребръ;  двойники  не 
рѣдки,  такъ  что  глави.  ось  двумъ  недѣлимымъ  обида,  но 
ромбоэдрическія  плоскости  лс/кащія  въ  обратномъ  видѣ; 
еще  рѣ;ке  сплошный;  тверд,  между  плав.  шп.  и  апат.; 
уд.  в.  ^,0  —  2,^;  цв.  бѣлый,  но  б.  ч.  сѣровато-желтовато- 
красновато-бѣлый^  бл.  стеклянный^  полупрозраченъ^  предь 
п.  тр.  плавится  въ  безцвѣтное  пузыристтое  стекло;  сост. 
изъ  кремнезема,  глинозема  и  извести,  кали,  нагрія  и  воды. 
С^) 

ІЧЗ   8І^ -+-5АІ8і^-н  18Н. 


Нах,  въ  вулканическихъ  и  гілутоническнхъ  массахъ  Богеміи, 
въ  Ауссигѣ,  на  остр.  Гебрндскихъ,  Ферройскихъ,  Ирлаіідіи,  въ 
Оберштейнѣ  въ  ЦвейбрюкенЪ,  въ  Тиролѣ,  Нерчннскі,  по  рЪкЬ  Чи- 
кой  и  Бѣлой,  въ  миндале видномъ  трахитЬ. 

кЛевинг^  Ліеѵуіг  или  ІМакѵоіуру^  есть  измѣненіе  кубоицита;  так- 
же РкасоШТь  изъ  Богемін.  Гмелииитъ^  Отеіспіі^  ^агкоШІг^  Нуйго- 
ІііТг^  принад^елчитъ  также  къ  этому  роду,  но  у  него  преобладаетъ 
діэксаэдръ,  съ  конечною  горизонтальною  плоскостью. 

Р.  86.  Ломонитъ  или  *Іомонтитъ,  Ьаитопіи^  Ьо- 
топИ,  ^іаіотет  КирНопзраІІг,  Еиіоіпгеоіиіъ.  Криетп.  спет, 
%и  І-гленная^  основн.  ф.  косо-ромбическая  призма  въ  95° 
25^  съ  косвенно-насажденной  конечной  плоскостью,  подъ 
114° 5 V  наклонной  къ  боковой  плоскости  и  вмѣсто  ко- 
нечной плоскости  двѣ  другія,  какъ  плоскости  косвенной 
призмы;  спайн.  по  направленію  притупленія  острыхъ 
бок.  ребръ;  плоскости  призмы  часто  вертикально  струй- 
чаты;  таКіКе  сплошный,  вкрапленный;  тверд,  между  плав, 
и  изв.  шп.;  изломъ  неровный;  уд.  в.  ^,"5;  онъ  весьма  ло- 
мокъ;  цв.  желтовато-или  сѣровато-бѣлый,  тѣльной;  блескъ 
стеклянный,  на  спайн.  плоскостяхъ  перломутровый;  про- 
свѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  полупрозрачное 
пузыристое  стекло;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  известь 
и  16  проц.  воды.   Са^   Зі^ -ь- Ш  8І -нн  ІбН. 

Нах.  въ  жилахъ  глинист,  сланца,  порФира  въ  Тиролѣ,  Швей- 
царіи,  сѣв.  Франціи,  Шотлаидіи,  Ирландіи,  въ  сіэнитов.  порфнрѣ 
въ  Петропавловской  горѣ  въ  Богословск.  зав.,  нѣсколькими  разру- 
шенными кристаллами. 

Р.  87.  СтильБИТъ,  БііІЬи^  ШаЫег:^еоШ}і^  Неіііапйіі^ 
Еи2.еоІіі}і,  Кетіргізтаіізсігег  КирНопзраіЬ^  зІіІЫіе  отч.  Крист, 
сист.  2-й  1-і^лен.^  главн.  ф.  косо-ромбическая  призма  съ  кос- 
венною кон.  ПЛОСКОСТЬЮ:,  насажденною  подъ  120° 40'  на 
узкія  бок.  плоскости  призмы;  эта  плоскость  по  б.  ч. 
преобладаетъ  и  тогда  видъ  кристалловъ  таблицеобразенъ, 
иногда  является  задняя,  косвенно  насажд.  плоскость,  так- 
же передняя  чрезъ  пріостреніе  тупыхъ  угловъ  между 
косвенною  главною  плоскостью  и  бок.  плоскостями  приз- 
мы (авгитовое  конечное  пріостреніе),  которое  принадле- 
житъ  какъ  и  заднее  двумъ  различнымъ  2-й  1-членнымъ 
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октаэдрамъ;  спайн.  совершенно  параллельна  широкимъ 
бок.  плоскостямъ;  изломъ  неровный;  тверд,  между  плав, 
и  изв.  шп.;  уд.  в.  Ч^Ъ  —  %Щ  блескъ  стеклянный,  перла- 
мут|)опый  на  спайн.  плоек.;  цв.  желтовато-красновато- 
бѣльні,  зеленый,  бурый;  прозраченъ;  на  кралхъ  просвѣ- 
чивающь;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  пузыристое  стекло; 
сост.  кремнеземъ,  глиноземъ^  известковая  вода.  5Са  8і-і- 
Ш  ■8І-+-І8Й. 

Н(Ц[:,  въ  В)  лкаиическихъ  массахъ,  въ  миидалыюмъ  кампѣ  и  ба- 
зальтѣ  на  островахъ  Ферронскихъ,  въ  Ирлаіідіп,  въ  Фассайскоіі  долипѣ 
въ  Ти])олѣ,  въ  трахитѣ  окрестностей  Ахалцыха,  въ  НерчинскВ  по  рѣ- 
камъ  Бѣлой  и  Чикой,  въ  Андреасбергѣ  на  Гарцѣ  и  въ  АрендалЪ 
Норвегіи. 

Р.  88.  Десминъ,  ^ЬгаІгЫеоІііЪ^  зігаігіі^ег  ЗііШі^  ТУез- 
шіщргізтаіоесігізсігег  КиркопзраЬЪ,  зІіІЫіе  тч.  Крист.  сист. 
\-и  \'Осн.^  преобладающая  ф.  прямоугольная  призма  въ 
соединеніи  съ  октаэдрическими  плоскостями,  а  именно 
отъ  ііритупленія  ббк.  угловъ  октаэдра  образуются  плос- 
кости первой  и  второй  вертикальной  призмы  или  пря- 
моугольная призма,  плоскости  которой  вертикально  струй- 
чаты,  а  октаэдрическія  иногда  вогнуты;  кристаллы  часто 
гу чковато  соединены;  изрѣдка  двойники,  пересѣкающіеся 
подъ  прямымъ  угломъ;  спайн.  соверш.  по  направленію 
плоскостей  первой  бок.  п[)н,змы;  так;ке  сплошный;  тверд. 
ме;кду  апат.  и  изв,  шп.;  изломъ  неровный;  уд.  в.  2,2  —  2,1; 
блескъ  стеклянный,  на  спайн.  плоскостяхъ  перламутро- 
вый; цв.  Ліелтоватый,  бѣлый,  мясно-красный;  полупро- 
зраченъ;  просвѣчиваюпдъ;  сост.  крезінеземъ,  глииоземъ, 
известь  и  вода.  Са  8і      А1  8і  6Й. 

Нах.  въ  вулкапическихъ  массахъ,  въ  дІоріітЬ  на  остр.  Феррой- 
скихъ,  Исландін,  Шотландін,  въ  Норвегіи,  въ  Ареидалѣ,  въ  Веіі- 
гріи,  въ  Нерчинскѣ  по  рѣкѣ  Аріупн. 

ЗпистилъбипгЪ)  Шопорііащ  подобный  почти  минералъ,  нах.  въ 
миндальиомъ  камнѣ  Исландіп. 

БрюстсритЪу  В7'ет/сп'і^  І)іа^юліІ^  сод(*р.  к|іодгЬ  того  еи^е 
стронціанъ  н  баритъ  и  наос,  въ  ПІоглапдіи  въ  пзвестк.  шгіатѣ. 

Коліптоттщ  Сотріопіі,  рсгііотег  І^нрІютраіЪ ,  ТМс$оІе  н  Ш.с- 
воШК.  Крист.  сист.  1-н  1-осн.;  сост.  кремнекислый  глииоземъ  съ 
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К1>€мнекислымъ  натромъ,  известью  и  водою  н  7сал^.  пъ  вулкапиче- 
скихъ  массахъ  Везувія,  въ  Богеміи,  Исіандіи. 

Томсо7штЪу  ТІ107П80ПІІ р  ТгіроЫа$.  Крист,  сиап,  1-й  І-осн.^ 
сост.  какъ  у  гіредъидущаго  и  лаос,  въ  міиідалыюмъ  камиъ  въ  Шот- 
лапдіи,  Ирландіи  и  на  ВезувІЁ. 

Р.  89.  Мезотипъ,  Таяег-ІЯаЫ-^  МсЬЫеоШЪ^  по  б.ч. 
КаСгоШН^  АесІсіиЬ,  шёзоіуре.  Крисгп.  сист.  Ъ-и  І-гленпал^ 
основн.  Ф.  призма  въ  91*'о5^  съ  кон.  простреніемъ  чрезъ 
плоскости  ^-и  1-членкаго  октаэдра,  иногда  остры  я  бок. 
ребра  слабо  притуплены  и  всѣ  эти  плоскости  вертикаль- 
но струйчаты^  двойники  такл^е  не  рѣдки;  призмы  длин- 
ны, тонки,  игольчаты,  волосисты,  пучковаты;  спайн.  по 
направленію  плоскостей  призмы;  изломь  неровньпі;  тверд, 
апатит.;  уд.  в.  2^,^;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  Лчслтый,  бурый, 
красный;  бл.  стеклянный,  шелковый;  прозраченъ,  легко 
плавкій  въ  пузырьчатое  стекло;  сост.  кремнеземъ,  глино- 
земъ,  известь,  натръ  и  вода.  Са  8і-і-АІ  8і-і-ЗЙ  {ркоіеги^ 
и  Ш  8І-І-ІІ  8І-І-Ш  (ЖаІгоШІг). 

1В.  1 .  Известповый  мез..,  сколецитЪу  кристаллическій,  или  ок2:)уг- 
леннын,  оплошный,  бѣлый  ;  сод.  известь,  и  почти  вовсе  безъ 
натра,  нах.  въ  мипдальномъ  камнѣ,  базальтѣ,  фоиолитѢ  Ислаидін, 
Ферройскихъ  острововъ,  Швецін,  красный  и  бѣлып  ^гг^гу^б^  цеолип. 
въ  Ііаргасѣ,  Гельсинтѣ  и  Снббо,  въ  Венгріи,  Богеміи;  сюда  прииадле- 
яштъ  также  Вейсіанъ. 

В.  2.  Наітіронобый  ліез.  или  Латролипщ  игольчатые  и  воло- 
систые кристаллы  не  ясны,  по  б.  ч.  сплошнын,  округленный,  поч- 
коватый,  бвлый,  Лчслтый,  красный;  содерл^.  много  натрія  и  мало 
извести.  Мах,  въ  фонол итЬ  и  базальтѣ  Богеміи,  въ  Уикелѣ  па  Рей- 
нѣ,  въ  Норвегіи*,  сюда  принадлежитъ  РоЪіолитъ. 

Сплошные  и  зслілисшые  цеолиты,  также  бордшпГ}  (отъ  Борде)  по 
б.  ч.  принадлежатъ  къ  мезотипу,  но  отч.  къ  десмину  и  компто- 
ниту. 

Ъсрщлиш  у  не  содер;каш,тй  ни  кали,  ни  натрія,  изъ  авгитовой 
горной  породы  въ  РимЪ,  можетъ  быть  сюда  принадлежитъ. 

Семейство  19.  Глинистые  цеолиты. 

Кристаллы  весьма  мелки,  не  ясны,  малы,  по  б.  ч. 
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СФерическіе,  капельниковатые;  спайн.  лучистая;  тверд,  меж- 
ду плав,  и  изв.  шп.;  уд.  в.  2,4  —  2,3;  цв.  зеленые,  сѣ- 
рые,  бѣлые,  рѣдко  синіе,  бурые;  мало  прозрачны;  предъ 
II.  тр.  не  плавки;  сост.  глиноземъ,  ФосФорн.  кислота  и 
вода. 

Р.  90.  Вавеллитъ,  ТѴаѵеШі^  ІУеѵопіІ^  Нусігаг^іІШ^ 
^а8Іопіі,  аіитіпе  Нуйгорігозрішіёе.  Крист.  сист.  1-  1-ос«ал, 
основная  Ф.  ромбическая  призма  въ  122"  15'  съ  кон. 
пріостреніемъ  въ  107°  26',  насажденнымъ  на  тупыя  бок. 
ребра,  съ  прямонасажденной  конечной  плоскостью  и  съ 
притупленіемъ  острыхь  бок.  ребрь ;  кристаллы  игольча- 
ты, пучковаты,  гроздо-или  почковидно-скопленны;  спайн. 
по  плоскостяйіъ  призмы;  тверд,  между  изв.  и  плав,  шп.; 
уд.  в.  2,5  —  2,2;  бл.  стеклянный,  перламутровый;  про- 
зраченъ;  цв.  желто-или  зелено-бѣлый;  предъ  п.  тр.  дѣлается 
бѣлымъ,  но  не  плавится;  сост.  ФОСФорнокислый  глино- 
земъ съ  водою.  АІ^  ІР^  обН. 

Нах.  въ  глинист,  сланцѣ,  гранитѣ  Корнвалиса,  Берауна,  Боге- 
міи,  Бразиліи  большими  почковидными  массами;  въ  нелсныхъ  кри- 
сталлахъ  близъ  Стригиса  въ  Саксоніи  [Зігіе^езап  по  сему  называется), 
а  сплошный  и  зернистыми  массами  или  6-сторонними  призмами  въ 
пустотахъ  тальк,  сланца  Шишимской  горы,  къ  западу  отъ  Зла- 
тоуста. 

ПеганитЪу  крист.  сист.  1-й  І-оснал^  составъ  химическій  не- 
извѣстенъ,  нах.  съ  предъидущимъ  въ  кремнист,  сланцѣ  при  Фран- 
кенбергЪ  Саксоніи. 

Гипситъ^  ОіЪЪзіІ,  Т7іоп7іу^гаі у  капельниковатая,  ячеистая  мас- 
са, состоитъ  изъ  водянистаго  глинозема  и  нах\  въ  Массачусетс. 

Разрядъ  V.  Глины. 

Глины  составляютъ  аморФическія  массы  и  по  сему  не 
настоящія  недѣлимыя,  которыя  посему  трудно  могутъ  быть 
изслѣдуемы  и  описываемы;  такъ  какь  онѣ  не  кристал- 
лическія,  то  въ  нихъ  не  примѣ чается  ни  какой  спайно- 
сти; изломъ  по  б.  ч.  землистый  или  сплошный,  иногда 
сланцеватый;  уже  по  излому  можно  ожидать,  что  у  нихъ 
только  самыя  меньшія  степени  твердости  отъ  извест.  шп. 
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до  тальков.,  весьма  рѣдко  плав.  шп.  и  еще  болѣе;  уд.  в. 
2,8 — 1,0;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  черный,  рѣже  пестрые  не- 
металлическіе;  онѣ  тусклы  или  мерцающи,  рѣ;ке  мало- 
блестящи; у  нѣкоторыхъ  опаловидныхъ  блескъ  стеклян- 
ный или  жирный;  онѣ  не  прозрачны  или  на  краяхъ  про- 
свѣчивающи  и  тощи  на  ощупъ  или  лшрны  и  всасываютъ 
воду  болѣе  или  менѣе  сильно;  нѣкоторыя  изъ  нихъ  съ 
водою  производятъ  тестообразную  массу;  онѣ  составл. 
водянистый  кремнеземъ  и  горькоземъ,  у  нѣкоторыхъ  вмѣ- 
сто  глинозема  находится  желѣзная  окись;  кромѣ  того 
нѣкоторыя  составл.  водянистые  кремнеземы,  другія  водя- 
нисто-серистые глиноземы;  онѣ  по  сему  разделяются  на 
крелінистыл  и  горькозелшстыл  глины. 

Семейство  23.  Кремнистыя  глины. 

По  химическому  составу  онѣ  тверже  другихъ  и  до- 
стигаютъ  иногда  твердости  плавик,  ши.,  но  также  при- 
бл илгаются  къ  тальковой;  онѣ  всѣ  на  оіпупъ  тощи. 

1)  Опалоеидныл. 

Имѣютъ  видъ  опала,  совершенно  раков.  изл.,тверд.  плав, 
и  известк.  шп.,  но  также  гипс,  уд.  в.  2,2  —  1,9;  на 
ощупъ  онѣ  нѣжны,  но  не  ;кнрны;  цв.  зеленый,  синій, 
бѣлый;  бл.  отъ  сильнаго  до  мерцающаго;  окѣ  прозрач- 
ны ,  на  краяхъ  просвѣчивающн  и  содержатъ  много 
воды. 

Р.  91.  ПиссоФАнъ  (отъ  тсаа^  пскъ,  смола  и  (расѵо)^ 
объявляю).  Почковидный,  капсльинко-образньиі;  изл.  ра- 
ков.; тверд,  гипсов.;  нѣсколько  влзокъ,  легко  ломокъ;  уд. 
в.  1,9;  цв.  Фисташково-спаржево-оливково- зеленый;  бл. 
стеклянный;  прозраченъ;  нѣ;кенъ  па  ощупъ;  черта  бѣлая; 
предъ  п.  тр.  чернѣющій;  сост.  глиноземъ  съ  сѣрпою  кис- 
лотою и  съ  больш.  колич.  воды  и  /келѣзной  окиси. 

Нал;,  въ  глинистомъ  слапцѣ  ііри  ЗальФельдѣ  въ  Саксопін. 
Р.  92.  Алл ОФ АНЬ,  (аЯЯофаг^?/^,  имѣющій  другой  вид ь), 
Шетаппи,  Почковидный  или  гроздеобразный  и  вкраплен- 
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ныи  или  налетѣлый;  тверд,  отъ  плав,  до  изв.  шп.;  весь- 
ма ломокъ;  уд.  в.  і,9;  цв.  бѣлый,  зеленый,  синій;  бл. 
стеклянный;  п^>озраченъ;  на  воздухѣ  при  потерѣ  воды 
мелкоземлистый,  вязкій,  но  не  прилипающій  къ  языку; 
сост.  глиноземъ  съ  большимъ  количествомъ  кремнезема 
и  воды,  иногда  содер;к.  мѣдь. 

Нах,  въ  желѣзисто-слюдяномъ  сланцѣ,  гнейсѣ  и  глинист,  слан- 
ца ЗалФельда  и  Шнеберга  въ  Саксоіііп,  Бонна  въ  Энфсльскихъ  го- 
рахъ5^также  въ  Моравіи,  Богеміи,  Бенгріи  и  Франціи. 

Р.  9э.  Шреттеритъ  (собств.  ші^^^скг'611еги,ипіКеіІ- 
Ъагег  Ораііпаііорішп,  Сплошной,  тверд,  между  изв.  и 
плавик,  щп.;  изл.  плоскораковистый;  видъ  опаловидный; 
хрупокъ;  уд.  в.  1,9 — 2,0;  цв.  изумрудно-зеленый,  сѣрова- 
то-зеленый,  зеленовато-бѣлый;  бл.  стеклянный^  склоняю- 
щійся  къ  восковому;  полупрозраченъ,  на  краяхъ  *^слабо 
просвѣчивающъ;  на  ощупъ  нѣженъ;  въ  свѣжемъ  состоя- 
ніи  почти  не  прилипающъ,  но  въ  растворенномъ  весьма 
прилипающъ  къ  языку;  предъ  п.  тр.  неплавится,  но  дѣ- 
лается  непрозрачнымъ  и  бѣлымъ;  сост.  глиноземъ  съ 
неболыпимъ  количествомъ  кремнезема,  съ  большимъ  ко- 
личествомъ воды  и  слѣдами  извести,  сѣрной  кислоты, 
желѣзной  и  мѣдной  окисей. 

Пах.  въ  гнѣздахъ  между  зериистымъ  извѣстнякомъ  и  глинис- 
тымъ  сланцемъ  въ  ІІІтиріи  близъ  Фрейенштейна. 

Сюда  относится  так;ке  ^^нгварит'б  (собст.  имя),  Хіп^ішагііу  СШо- 
гораіу  сплошный,  изл.,  тверд,  и  уд.  в.,  какъ  у  предъндущаго",  цв. 
чиліово-зелепый'  бл.  слабый*,  тускл ь*,  предъ  п.  тр.  не  плавится,  но 
дѣлаетсл  чернымъ-,  сост.  водяной  л^елЬзистый  кремнеземикъ  съ  пе- 
большимъ  количествомъ  горькозема  и  глинозема. 

2)  Зелілистыл, 

Изломъ  землистый,  рѣже^  ровный  ;  тверд,  тальк,  и 
гипсов.;  онѣ  растираемы ;  уд.  в.  2,2  —  1 ;  цв.  бѣлый,  сѣ- 
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рый,  желтый;  онѣ  тощи  на  ощупъ,  иногда  марки;  не- 
прозрачны; сост.  водянистый  кремнеземъ  съ  глиноземомъ,  и 
иногда  водянисто-сѣристілй  г.іиноземъ. 

Р.  94.  А  л  ю  м  и  н  и  т  ъ,  Аіитпіпіі^  шстпый  глипоземъ^  теіпе 
ТЬопетсіе,  ЬаШзске  Ег(Іе,  аіитіпе  зоиз-зиі/аіее,  Силошный, 
почковидный,  налетѣлый ;  изл.  мелкоземлистый;  тверд, 
тальков.;  онъ  растираемъ  мел;ду  пальцами;  уд.  в.  1,7 — 1,6; 
цв.  снѣлшобѣлый;  непрозраченъ;  тощь  на  ощупь,  мягокъ, 
къ  лзыку  прилипающъ;  сост.  водянисто-сѣристый  глино- 
земъ.  А1  8  н-  9Й. 

Нах,  въ  мѣлВ,  молассовой  глинѣ  й  наносной  землѣ  въ  Галлѣ  но 
р.  Залѣ^  при  ЭпернЬ  во  Франціи,  при  БрейтонБ  въ  Англіи;  почти 
чистый  глиноземъ  нах,  также  большими  пластами  между  новѣй- 
шими  наносами,  близь  деревни  Зурдзели,  въ  15  верст,  оть  крѣп. 
Ахалцыха  въ  горѣ  80  саж.  вышиіюю,  состоящей  на  |  высоты 
изъ  этаго  бѣлаго  глинозема,  годнаго  для  употребленія,  вулканиче- 
скаго  пепла  и  базальтическаго  конгломерата.  .  пі'ігін 

У^потр.  въ  медицинѣ,  а  Кавказскій  глиноземъ  для  бѣленія  ком- 
ыатъ  и  солдатскихъ  кожанныхъ  аммуницій. 

Р.  95.  Кремнистая  НАКИПЬ,  КіезеІ^икг  и  Вег^теЫ^/а- 
гіпе  ѵоIсапі^ие,  Сплошная,  растираемая  между  пальцами; 
уд.  в.  1.;  цв.  желто-бѣлый,  сѣрый;  непрозрачна;  изл.  ра- 
ков.; иногда  блескъ  стеклянный;  къ  языку  малоприли- 
паю щъ;  содерж.  водянистый  кремнеземъ  и  не  много 
глинозема.  ^ 
Наос,  тонкими  пластами  на  лугахъ  въ  виді>  осадка  изъ  кремне- 
кислыхъ  водъ,  въ  особенности  изъ  горячихъ  водъ  Гейзера  Ислан- 
дии, также  Гренландіи,  на  полуостровѣ  Камчаткѣ,  здѣсь  изъ  горяча-? 
го  ключа  (въ  86°  С.)  осаждается  кремішстая  накипь ,  состоящая 
изъ  кремнистыхъ  папцырей  паливочныхъ  животпыхъ  Еипоііа  Ъогег 
аІі$  и  шіиіа,  ІУаѵісиІа  сигѵиіа,  Іі/іеоіа  у  Іаетз  и  /шШіат  ^  ІРга^іІ-^ 
Іагіа  ріппаіау  Рігшіагіа  шгіЛі&  и  іаЪМагіау  ІліІгозІуШшт  ^ішЛга- 
іит,  гиАе  и  ипЛаІаЬит  ЕТы.у  также  въ  ТенериФѣ,  въ  Сантѣ  Фіорѣ  въ 
Италіи,  въ  Дегернѣ  въ  Швеціи  близъ  Кимменегорда  въ  Фииллндіи, 
гдѣ  она  была  употреблена  на  хльбъ  въ  смВси  съ  мукою  и  древес-? 
ной  корою;  къ  Востоку  охъ  Охотска  на  берегу  большаго  Океана, 
встрѣчаетсл  сітдиал  земллнал  слтпшна^  можетъ  быть  сюда  отно- 
сящаяся*, Тунг^'зы  ее  ѣдятъ,  смЪіиивая  съ  молокомъ  сѣверныхъ  оле- 
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ней  ',  она  весьма  нііжпа,  мягка,  на  подобіе  растительной  мук спер- 
ва снВлснобвла,  а  потомь  желта  и  бура-  она  составляетъ  гюроши- 
стую  покрышку  мелкихъ  злаковъ  и  камней  и  содержнгъ  также  раз- 
пыя  кремнпстыя  палнвочиыл  животньтя,  какъ  Рт'п^Шап'а  атрЫ" 
серкаЫу  ТаЬсИагісь  і)а1^агі$у  Саіііопеііа  8^і$1аш,  іізъ  коіорычъ  по- 
слѣднія  нынѣ  еще  водятся  около  Берлина  и  С.  Петербурга  въ  Чер- 
ной рЁчкѣ.  Горная  лѵупа  блпзъ  Дегерігіі  на  грапицѣ  Лапландін  со- 
держитъ  весьма  многіе  виды  кремнистыхъ  наливочныхъ,  и  въ  ней  го- 
раздо болі^е,  нежели  во  всѣхъ  другихъ  кремнистыхъ  накиплхъ  бы- 
ло ихъ  найдено,  а  именно  кромѣ  разиыѵъ  иглъ  губокъ  {^роп^іИаё) 
3  или  5  совершенно  подобныхъ  нынѣ  живуш,нмъ  видамъ,  также  въ 
окрестност/іхъ  Петербурга  водящимся,  какъ  І^ашсиіа  тгіЛі$  и  ^тасі- 

(лотрігопета  аситіпаіліпіу  рігоспісепітшп  и  Иасіііагіа  тгі^агіз^ 
и  сверхъ  того  еще  другіе  новые  виды  Жашсиіае  и  Еипоііа  и  не 
много  семянной  пыли  хвониыхъ  деревьевъ. 

Р.  96.  Фарфоровая  глина,  Рог:^еІІапе7^д.е ^  КаоИп, 
/еЫзраіН  йесо7про8е.  Сплошная,  вкрапленная,  рѣдко  лож- 
ными кристаллами  послѣ  пол.  и  Фарфороваіо  шпатовъ; 
изл.  землистый;  растираема;  уд.  в.  2,^;  тускла,  не  про- 
зрачна, слабо  прилипаетъ  къ  языку,  на  ощупь  тоща; 
цв.  бѣлый,  склоняющійся  къ  сѣрому  и  красному;  пр(;дь 
п.  тр.  не  плавка;  сост.  кремнеземъ  и  глиноземъ,  но 
весьма  измѣняющійся,  по  б.  части  водянисто-кремнеки- 
слый глиноземъ  со  слѣдами  извести  и  кали.  АР  8і^-і-Н. 

Пах,  въ  гранитѣ  пластами,  рѣдко  жилами  въ  Ауе  въ^аксоніи, 
Пассавь  въ  Баваріи,  Шемницѣ  въ  Венгріи,  Лиможѣ  во  Фрапцти, 
Дубли»іѣ  въ  Ирлаидіи,  въ  К  итак,  Япоиіи,  въ  Россіи,  въ  Чернигов- 
ской губ.  близъ  Глухова,  въ  Кіевской  губ.  въ  селеніи  Коротыше- 
вѣ  по  рѣкѣ  Тетеревѣ-  въ  Екатерпнославской  губ.  въ  Бѣловодскѣ  А 
въ  Лу гамскомъ  заводѣ;  въ  Волынской  губ.  въ  окрестностііхъ  Корь- 
ца  и  Бараповки,  пах.  превосходный  каолиігь,  отличающійся  снѣ- 
жно-бьлымъ  цвЬтомъ  отъ  Саксоискаго,  имѣющаго  болѣе  розовый 
цвѣтъ;  кромѣ  того  пах.  въ  старой  Гуткѣ  и  Городницѣ,  также  въ  Фин- 
ляндии между  Выборгомъ  и  Фридрихсгамомъ,  гдѣ  она  также  со- 
ставляетъ пласть  въ  гранитѣ-,  въ  Покровско-Даниловскомъ  пріискѣ 
въ  округѣ  Екатерипбурск.  зав.  золотосодержащій  пласть,  въ  кото- 
ромъ  найдеиъ  также  изумрудъ  въ  |-  золотника,  прорѣзанъ  верти- 
кальными жилами  каолина  и  свѣтлоголубой  глины  съ  мелкоразру- 
щеннымъ  хлоритовымъ  сланцемъ,  составляющимъ  здьсь  почву  рос 
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СЫПИ,  (рорхгаліжерь  старался  доказать,  что  Фарфоровая  земля  обра- 
зовалась не  отъ  разрушенія  полеваго  шпата,  какъ  это  обыкновен- 
но принимается,  но  что  послѣдній,  дѣйствіемъ  горячаго  водянаго  па- 
ра, подъ  сильнымъ  давлеіііемъ,  обращался  въ  каолинъ  во  время 
об])азованія  самыхъ  плутоническихъ  горъ. 

У^попг.  на  выдѣлку  разныхъ  сосудовъ  и  вазъ*  въ  Китаѣ  ФарФО- 
ровыя  Фабрики  занимаютъ  болѣе  милліона  людей  въ  Киитешинѣ, 
гдѣ  главная  Фабрика,  въ  которой  находятся  болѣе  500  печей,  вь 
безпрестанной  работѣ-,  ФарФоровая  глина  съ  острова  Каоли  (оттого 
и  называется  Каолиномъ)  не  такь  хорошей  доброты,  какъ  Китай- 
ская; чрезъ  торговлю  Портѵгальцовъ  въ  Вост.  Индіи  первой  Ки- 
тайскій  и  Лпонскій  ФарФОръ  былъ  вывезенъ  въ  Европу,  а  въ  на- 
чалѣ  18-го  столѣтія  Саксонецъ  Бетхеръ  открылъ  нскуство  приго- 
товлять ФпрФоръ,  и  уже  послѣ  10  лЬтъ  была  устроена  первая  ФарФ. 
Фабрика  въ  Мейссенѣ  и  послѣ  того  другія  въ  Вѣнѣ,  Копенгагеиѣ, 
Берлинѣ,  С.  Петербургѣ,  въ  Корцѣ,  КіевЬ  и  Москвѣ*,  такъ  какь 
она  въ  спльномь  огнѣ  сжимается  весьма  постоянно,  го  употр.  также 
на  дѣланіе  пирометровъ  для  опредѣ^енія  высшихь  температурь. 

Р.  ^І.Тѵ^пЕЛЪ^ТгіреЦІаріз  зтуічз.  Сплошный,  оііру- 
гленный^  изл.  землистый;  тверд,  гипс,  и  менѣе;  уд.  в.  1,8 — 2; 
цв.  сѣровато-Ллелто-бѣлый;  непрозраченъ,  тусклъ,  тощъ 
на  ощупъ,  слабо  прилипающъ  къ  языку ^  предъ  п.  тр. 
не  плавкій ;  сост.  кремнеземъ  съ  небольшим ъ  количествомъ 
глинозема,  желѣзной  окиси,  воды  и  сѣрной  кислоты. 

Наос,  пластами  въ  горномъ,  раковинномъ  и  зеленомъ  песчанмн- 
кахъ  и  въ  намывной  почвѣ  Венгріи,  Моравіи,  Багаріи,  Франціп, 
Англіи ;  въ  АфрикЬ  близь  Триполиса;  подобная  масса  сов.  бѣлая  пах. 
вь  Ахалцыхѣ;  превосходный  трепель  /шос.  также  въ  Симбирской 
г}б.  прослойками  въ  бѣломь  мѣлѣ,  въ  особеніюсти  въ  Корсунскомь 
уЬздѣ  близъ  дер.  Троицкой,  Кураедовой,  гдѣ  онь  иногда  вмЬсто  крем- 
ней попадается  въ  мѣловой  Формаціи  довольно  значительными  мас- 
сами; также  въ  Курской  губ. 

^^попі2).  его  на  полировку  вещей  металл  и  ческ  ихъ ,  стеклянныхх, 
разныхъ  камней,  раздробивъ  въ  мелкій  порошок^;  Симбирскін 
весьма  почитается  гранильщиками  тамошнихь  стеклянныхь  Фабрикъ, 
потому  что  онь  лучше  прнвознаго  и  даетъ  весьма  хорошій  блескъ 
и  іюлировку  стеклу  и  м(;таллическнмъ  всщамъ;  въ  медицинѣ  для 
зубныхъ  поропгковъ. 
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Р.  98.  Полировальный  сланецъ,  Роііегзсіііе/ег , 
зсЫзСе  іНроІееп.  Сплошный^  изл.  сланцеватый,  по  другимъ 
нагіравленіямъ  землистый;  тверд,  тальк,  и  гипсов.;  весьма 
ломокъ;  уд.  в.  1,2;  цв. '  желтовато-сѣрый,  бѣлый  или  бу- 
рый, легко  всасываетъ  воду,  а  не  ра.здробляется;  на 
ощупь  тощь,  къ  языку  весьма  мало  прилипающъ;  сост. 
кремнеземъ,  вода  и  желѣзная  окись,  известь  и  глиноземъ. 

Нах,  пластами  подъ  наносною  почвою  въ  Билннѣ  въ  Богеміи, 
въ  Плапицѣ  въ  Саксоніи^  въ  Гессенъ,  въ  Оверни,  въ  Орань  въ 
Африкѣ. 

Употр.  какъ  предъидущш  для  полировки  разныхъ  вещей,  иног- 
да для  очищенія  суконъ  отъ  пятенъ;  онъ  весь  состоитъ  изъ  крем- 
нистыхъ  панцырей  наливочныкъ  животныхъ  и  по  сему  образованіе 
его  новое,  еще  нынѣ  продолжающееся. 

Р.  99.  Литшш  сланецъ,  ШеЪзсЫе/ег.  Сплошный;  изл. 
грубо-или  тонко-сланцеватый;  тверд,  гипс;  онъ  не  ломокъ, 
но  легко  раздѣляется  на  тонкіе  слои;  уд.  в.  2;  цв.  жел- 
товато-бѣлый;  весьма  сильно  прилипаетъ  къ  лзыку  и 
сильно  всасываатъ  воду;  сост.  водянистый  кремне.земъ 
и  нѣсколько  глинозема,  также  известь  и  горькоземъ. 

Пах.  пластами  перемѣ;каюиіимися  съ  глинистыми  пластами,  въ 
Мениль-монтаиѣ  и  Монмартрѣ  въ  Парижѣ. 

У^поіп]і,  какъ  предъидущій. 

а)  Гжтистыл, 

і.шчИзломъ  сплошный  и  мелкоземлистый;  тверд,  отъ  плав, 
до  гипс;  уд.  в.  2,6 — 2,2;  тощи  онѣ  на  ощупь,  непрозрачны, 
тусклы;  составъ:  кремнеземъ,  глиноземъ,  немного  желѣза  и 
воды. 

Р.  \{^^.  Глинистый  камень,  Ткотіеіп,  ЕізеліНоп  отц.^ 
ѵегТгагШег  ТІгоп.  Сплошный,  изл.  ровный  или  неровный, 
мелкоземлистый;  тверд,  отъ  плав,  до  изв.  ппт.,  нѣско^ько 
хрупокъ;  уд.  в.2,5 — 2,^;  цв.  бѣ^ый,  сѣрый,  бурый,  зеле- 
ный, синій,  иногда  полосатый;  непрозраченъ;  на  ощупь 
тощь;  почти  не  прилипающъ  къ  языку. 

Нал.  пластами  въ  камеііпо-уголыіой  почвѣ,  или  составляетъ  глав- 
ную массу  порфира  и  миіідалыіаго  камня,  при  Хемницѣ,   въ  Сици- 
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^іи,  Богеміи,  Венгріи,  на  Гарцѣ,  въ  Луганск,  зав.  и  въ  зсмль 
Войска  Донскаго;  оііъ  часто  смѣшиваетсл  съ  плотнымъ  пол.  шііа- 
томъ. 

Р,  101.  Тератполитъ»  ТегаІоіиНз  (отъ  тщщ^  чудеса, 
Хсд'од^  камень),  засКзізске  ипсіегегсіе,  зежлл  гудесная  Саксоп- 
скаЛ)  Іегга  тігасиіош  Бахопгае,  Еізепзіеіптагк.  Спгіош- 
ный^  изл.  раковистый,  неровный;  тверд,  между  изв.  шп. 
и  гипс;  уд.  в.  2,5.  —  2,^1;  цв.  синій  съ  бѣлыми  и  крас- 
ными пятнами;  непрозраченъ,  къ  языку  прилипающъ; 
сост.  кремнекислый  глиноземъ  съ  довольно  большимъ  ко- 
личествомъ  воды  и  ліелѣзной  окиси,  не  много  извести, 
глиноземъ,  кали  и  марганцовой  окиси. 

Пах.  въ  миндалыіомъ  камнѣ  подъ  камеино-угольпыми  Флецами 
въ  Планицѣ  Саксоніи. 

^^потр.  прежде  въ  медицинЬ*,  ему  приписывали  сверхъ-есте- 
ственную  силу;  изцѣллть  болѣзни  и  умѣрлть  страсти,  оттого  и  по- 
лучи л  ъ  свое  назваиіе. 

4.)  Сланцевато-глинистыл, 


Изл.  сов.  сланцеватый;  тверд,  отъ  плав,  до  гипс;  уд. 
в.  2,8  —  2;  онѣ  тощи  на  ощупь,  не  марки,  по  б.  ч. 
тусклы,  иногда  на  краяхъ  просвѣчиваюпщ;  сост.  кремне- 
кислый глиноземъ  съ  каліемъ,  натромъ,  известью  или 
горькоземомъ,  малымъ  количествомь  воды. 

Р.  1 02.  Глинистый  сланецъ,  зскізіе  ат^іѴеих,  рігуііасіе. 
Сплошный;  тверд,  изв.  шп.;  уд.  в.  2,8;  цв.  сѣрый,  черный, 
бурый,  зеленый,  красный,  черта  сѣровато-бѣлая;  тощь 
на  ощупь;  сост.  кремнекислый  глиноземъ  съ  малымъ 
количествомъ  горькозема,  извести,  кали,  желѣзной  окиси, 
воды  въ  химическомъ  соединеніи. 

Шах.  цѣлыми  горными  толш,ами  на  Гарцѣ,  въ  Рудной  горѣ,  во 
Франціи,  Россіи,  на  Луганск,  зав.,  въ  Уральск,  горпхъ,  въ  округѣ 
Міяскпго  зав.,  по  берегамъ  Исети  и  Турьи.  —  Сюда  принадле- 
жить  астіЪиый  и  грифельный  сланцы,  также  провелъиъш. 

^потр.  на  аспидныя  доски  и  гриФСли;,  кровельн.  сл.,  дѣляицйсл 
удобно  на  тонкіе  слои  илн  плиты,  на  покрытіе  домовъ;  смолою 
проникнутый  сл.  составляетъ  смолистый  сланецъ,  часто  употребляв- 


—    296  — 


мый  иъ  Симбирской  губ.,  гдѣ  опъ  встречается  близь  Городища, 
Безсоиовки  и  Паливни  въ  пилчн.  юрск.  пласт  Ь,  вмѣсто  топлива. 

Р.  105.  Точильный  СЛАНЕЦЪ,  ТѴеІ:і,8сЫе/еГі  зскізіе 
поѵахтіаіге.  Сплошный^  тверд,  отъ  апат.  до  кварц.,  не 
много  хрупче  глинистаго  сланца^  уд.  в.  ^,8  —  2,7;  цв. 
зеленосѣрый;  черта  сѣроватобѣлая;  тощъ  на  ощупъ;  сост. 
кремнеземъ,  глиноземъ  и  не  много  горькозема. 

Пах.  пластами  въ  глинист,  сл.,  па  Гарцѣ,  въ  ФрсйбергЬ  Саксо- 
нки, въ  Тирольскихъ  горахъ,  и  т.  д. 

^потр.  па  точила  и  оселки,  приготовляемыя  въ  ЗонненбергЬ 
близь  Мейнппгена  въ  Марсельѣ',  самые  лучшіе  вывозлтъ  съ  восто- 
ка. Пробирный,  паліень  (ріеггс  (Іе  іоисііе )  составллетъ  подобный 
кремнистый  сл.,  сн.іьно  пропитанный  углемъ,  отъ  чего  имѣетъ  чер- 
ный цв.  и  слабый  блескъ",  на  немъ  узпаютъ  приблизительно  ^пі- 
стоту  золота,  судя  или  по  цвЬту  проведенной  имъ  черты  или  по 
степени  раздБленіл  этой  черты  азотною  кислотою;  уже  древніе 
Римляне  употр.  его  въ  этомъ  искустііѣ,  (см.  ОѵіЛ.  І^ісіатогріь.  ІіЪ. 
йс  ВаНо), 

Р.  104.  Квасцовый  с  л  а  н  е  ц  ъ,  МагтзсЫе/ег^  зсішіе 
аіипі/еге.  Снлошный;  и.зл.  грубосланцеватый;  тверд,  изв. 
шп.  \  уд.  в.  2,4 ;  цв.  черный,  синевато-черный  *,  черта  чер- 
ная и  блестящая;  непрозраченъ;  тощъ  на  ощупъ;  сост. 
кремнеземъ,  глиноземъ,  не  много  горькозема,  желѣзн. 
окись,  вода  и  углеродъ  въ  разномъ  количествѣ,  по  б.  ч. 
съ  кристаллами  сѣрнаго  колчедана. 

Наос,  пластами  въ  глинист,  и  слюдяи.  сл.,  на  Гарцѣ,  въ  Саксо- 
ніи,  Богеміи,  въ  Скандинавіи,  при  подошвѣ  Киннекулы,  въ  Эстляіідіи 
по  берегу  Финскаго  залива  и  около  Павловска*,  .здѣсь  болѣе  въ 
видѣ  ёорітаго  сл.  т.  е.  глинистый  ст.  съ  содерлханіемъ  сЬрпаго 
колчедана,  которые  оба  на  воздухѣ  разрушаются  и  образ^ють  квас- 
цы, по  сему  и  сланецъ  легко  покрываетс;я  квасцами  и  по  вкусу  мо- 
жно различить  квасцы. 

Горючій  сланеп/ь  называетса  также  люрскилгъ  торфа  л  іь  (Сокол, 
дополиеніл  къ  минер.  С.  П.  1838  стр.  почти  всздѣ  въ  силю- 

рійской  систсмЬ  Эстляндіи;  онъ  легко  возгорается  и  горить  лркимъ 
пламеиемъ,  перегонкою  же  получаетсл  иль  него  до  60  п|юи;.  смолы. 

Употр.  въ  особенности  въ  ІІІвеціи  на  приготовлеиіе  квасцовь 
и  сѣрной  кислоты. 
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Р,  105.  Каменноугольный  сланецъ,  8сЫе/егСІгоп 
и  Вгапсізсігіфг^  КгаШег5сМе/ег.  Сплошный,  содерліащій 
всегда  оттиски  растеній^  тверд,  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  2,5  — 
2,0;  цв.  сѣрый,  черный,  черта  по  б.  ч.  блестяида;  сост. 
кремне-земъ,  глинозем ь,  желѣзная  окись,  вода,  известь, 
горькоземъ,  натръ  и  смола. 

Нкх.  во  всѣхъ  каменноуголыіыхъ  горахъ  оъ  многочисленными 
отпечатками  растеиій,  въ  Апгліи,  въ  Ныокестлѣ,  въ  Белгіи,  въ  зем- 
лѣ  Войска  Допскаго  п  д.  м.,  иногда  съ  больипімъ  соді  ржапіемъ 
смолы,  какъ  при  Веттииѣ,  ИлеФельдЁ,  иа  Гарцѣ,  въ  Снлезіи,  Боге- 
міи  и  т.  д. 

Рисовальный  сланецъ  или  іерпый  лтлъ^  зсітагге  Кгсісіе^  5СІшіе 
^гарЫс^ие^  отличается  мягкостью,  такъ  что  оиъ  ппшетъ  синевато- 
чернымъ  цвѣтомъ  и  безъ  сомнепія  есть  смѣсь  глины  и  граФИта; 
пах,  въ  глипнстомь  сланцЬ  въ  Гюттеііродѣ  на  Гарцѣ,  въ  Бавпріи, 
Италіи,  Фрапцін  и  уаотр.  для  рисовки  подъ  назвапіемъ  Француз- 
скаго-  или  Итальлнскаго  мѣла. 

Семейство  2].  Гогькоземистыя  глины. 

Тверд,  отъ  гипс,  до  тальк.,  рѣдко  приближается  къ 
изв.  шп.;  жирны  на  огцупъ;  землисты  или  опаловидны; 
нѣкоторыя  отличаются  уд.  в.  2,6  —  2,6 ,  съ  занози- 
стымъ  или  неровнымъ  изл.;  опаловидныя  небольшаго  во- 
сковаго  блеска,  просвѣчивающи  или  на  кралхъ  просвѣч.; 
другія  же  слабо  мерцающи  и  по  б.  ч.  непрозрачны. 

Р,  106.  Глина,  ТІюп,  ат^ііе  ^іаізе.  Сплошная,  изл. 
землистый,  иногда  несовер.  сланцеватый^  тверд,  тальк.; 
уд.  в.  ^,0;  цв.  сѣроватобѣлый,  отъ  водянисто-;келѣзной 
окиси  охро-желтый,  бурый  и  красньпі;  тускла,  черта  бле- 
стящая; на  ощупь  ікирна,  къ  языку  прилипаегъ,  воду 
сильно  всасываетъ,  и  въ  ней  размягчается;  при  дыха- 
ніи  на  нее  испускаегъ  глинистый  запахъ;  сост.  кремне- 
земъ  и  глиноземъ  съ  водою  и  не  много  жсіѣзной  окиси. 

Чистая  бѣлал  и  стьрал  глина  называется  еоршеѵсоіо  или  лѣпиою^ 
аг^йе  а  роііе?',  аг§\  а  Ьгкрле,^  ісгге  ^іаиву  Тдр/егіііопу  и  если  она 
оченъ  нѣ/кна,  трубоъною^  Р/еі/епіЬощ  или  фарфороют  или  фалнсо- 
вою^  глина,  желѣзомъ  окрашенная,  составляетъ  7г€С7?г^^"70  елішу^иже^ 
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аѣзіюю  охрою  и  отъ  другихъ  частей  нечистая,  иловку  и  с^глинокЪу 
Ліе/іт^  І^сиеп\  тонко  сланцеватая  глина  называется  также  сланце- 
ватою  глиною. 

Шах.  пластами  въ  самыхъ  древнѣйшихъ  горныхъ  породахъ,  въ 
силюрійской  системѣ  на  Поповкѣ  и  Пулковѣ,  въ  окрестностяхъ 
С.  Петербурга,  въ  Эстляндіи,  чаще  въ  молассовой  Формаціи;  сюда 
также  принадлежитъ  особеіншя  кремнистая  глипа  Симбирск,  и  Харь- 
ковск.  губ.-  вообще  она  нах.  въ  весьма  многихъ  ст])анахъ  при  Бунцлавѣ 
въ  Силезіи,  при  Колдицѣ  въ  Саксоніи,  при  Галлѣ,  Алмеродъ  въ 
Гессенѣ,  при  Кременцѣ^,  въ  Волынской  Губ.;  пестрал  глина  при 
ВерацЬ  въ  Силезіи,  при  Кенигштейиѣ  въ  Саксоіііи,  въ  Парижѣ  и 
Лондонѣ;  иловатая  глина,  смѣшаіпіая  съ  мельчайшимъ  пескомъ 
вездЬ  въ  низмепныхъ  странахъ;  она  произошла  отъ  разрушенія  древ- 
нихъ  полевошпатовыхъ  горныхъ  породъ,  которыя  въ  послѣдствіи 
были  занесены  водами  и  такимъ  образомъ  составили  особые  пла- 
сты, по  б.  ч.  перемѣжающіеся  съ  песчаными  пластами  молассо- 
вой Формаціи;  въ  весьма  міюгихъ  мЬгтахъ  находится  глина,  содер- 
жащая кварцов,  зерна  или  песку,  такъ  называемые  суглинки  и  супе- 
ски, фарфоровая  или  фаянсовая  глина.^  отличаясь  тонкостью  своею 
к  чисто  глинистыми  составными  частями,  нах.  тамъ  же,  гдѣ  лѣтшл 
гл,\  у  насъ  Вольпіской  Губ.  въ  ГородищЪ  и  Старой  Гуткѣ,  гдѣ  так- 
же превосходныя  Фаянсовыя  Фабрики. 

У  потреб,  на  разныя  сосуды  и  другія  Фаянсовыя  и  каменныя 
издѣлія,  на  ки|шичи  и  т.  д.*,  въ  городЪ  Фаэнцѣ  (Гаепхо)  въ  Италіи 
были  въ  особенности  сдѣланы  самыя  лучшія  сосуды,  оттуда  и  по- 
лучили свое  названіе  Фаянсовыхъ. 

и^ижолитъ.,  СітоѴіі.^  съ  острова  Аржеитіэра  (Аг^епііего),  древ- 
няго  цимолиса,  весьма  сходствуетъ  съ  чистою  бѣлою  глиною;  онъ 
нах.  также  въ  Екатеринославской  Губ.  *въ  селѣ  Екатериновкѣ,  го- 
ста вляетъ  тамъ  толстой  пластъ  въ  Фарфоровой  землъ  и  сост.  изъ 
кремнезема,  глинозема  и  воды. 

У^потр.  на  очнщеніе  шерстяны\ъ  вещей,  на  вывожденіе  пятенъ; 
Греки  употр.  его  подъ  названіемъ  руіо  івіппіаз  вмѣсто  мыла.  СнѣЪ- 
ная  зежля.)  езвЬбге  Егйе.^  изъ  окрестностей  Ричмонда,  отличающая- 
ся сладкимъ  вкусомъ,  составляетъ  нечистую  глину  съ  примѣсью 
разиыхъ  растительныхъ  частей.  Цг>лыя  поколения  дикихъ  народовъ 
питаются  глиною  за  недостаткомъ  другой  пищи;  Оттомаки  по  бе- 
регамъ  Оренокс,  за  неимѣніемъ  рыбы  во  время  разлатій  этой  рѣ- 
ки,  Ъдлтъ  ;кирі(ую,  ньсколько  ;келѣзистую  глину,  смачивая  ее  во- 
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ДОЮ,  до  Ф}тіта  въ  день;  землеѣды  находятся  и  іѵь  другихъ  частлхъ 
жаркаго  климата,  п.  пр.  обитатели  береговь  р.  Магдалены,  Гвиней- 
цы, Лхители  Новой  Каледопіи,  Папалиа,  Перувіапцы*,  также  Тунгузы 
въ  Сибири,  Камчадалы,  даже  тамошніе  Русскіе  ѣдлтъ  при  худой 
рыболовл ѣ  такъ  называемую  текущуго  глину,  осадокъ  въ  видѣ  длин- 
ныхъ  полосъ  отъ  разныхъ  рѣкъ  въ  самыхъ  устолхъ  ихъ  на  бере- 
гахъ  Камчатки,  въ  особенности  при  устьЪ  рѣки  Тигила  на  запад- 
номь  берегу  Камчатки. 

Р.  \  07.  Желтая  земля,  СеІЬгт^е^  аг^йе  осгеше  ]аипе. 
Сплошная;  изл.  мелкоземлистый;  тверд,  тальк.;  уд.  в.  2,^; 
цв.  евѣтло-охро-желтый,  довольно  ;кирна  на  ощумъ  и  не- 
много марка;  довольно  прилипаетъ  къ  языку;  сост.' 
кремнеземъ  съ  желѣзистою  охрою,  глиноземомъ  и  водою. 

М((х.  \\ъ  молассовой  Формаціи  въ  Мейсенѣ  Саксонпі,  во  Фран- 
ціи,  на  островѣ  Эльоѣ,  въ  Россіи  въ  бѣломъ  мѢлѣ  Симбирской  Губ., 
въ  Корсунскомъ  уѣздѣ  б.шзъ  деревни  Катякова,  на  берегу  Суры, 
гдѣ  иногда  изъ  одного  гнѣзда  собираютъ  до  5000  пудовъ  зеленой 
охры,  которую  развозлтъ  гю  ВолгЬ  въ  далыіыл  страны  длл  краски. 
нотр.  какъ  живопнснал  краска. 

Р.  108.  Б  олюсъ, -Во/^/^^,  Іепгпізсіге  Егйе,  Зіе^еіеі^сіе,  аг- 
§іІе  Ьоіагге.  Сплошный,  вкрапленный;  тверд,  гипс;  уд.  в. 
2,0;  тусклъ,  рѣдко  просвѣчивающъ  на  краяхъ;  изл.  ра- 
ковистый; цв.  бурый,  зеленый  или  кирпи чно- красный ; 
прилипаетъ  къ  языку  и  раздробляется  въ  водѣ  на  малень- 
кіе  кусочки  и  составляетъ  тонкій  порошокъ;  черта  бле- 
стяща; на  ощупъ  жиренъ;  составъ  кремнеземъ,  глиноземъ 
съ  водою  и  желѣзною  окисью. 

Наос,  въ  вулканическихъ  горахъ,  въ  трещинахъ  базальта,  доле- 
рнта,  змЬевика  и  въ  разныхъ  известнлкахъ,  въ  особенности  на 
островахъ  Лемносѣ  и  Сталименѣ  въ  СіэнЬ,  въ  Тосканѣ,  при  Стри- 
гау  въ  Силезіи,  возлѣ  Геттингена  и.  д.  м. 

У^потр.  въ  древности  на  пригоговлеиіе  разныхъ  тайнственныхъ 
лекарствъ,  которымъ  въ  видѣ  круглыхъ  кусковъ,  съ  нало;кеніемъ 
печати,  дали  еще  болѣе  важности  и  цѣны',  нынЪ  онъ  употр.  болѣе 
на  грунтованіе  и  позолоту  дерева  и  съ  деревяннымъ  масломъ 
приготовляется  нзъ  него  тесто  для  замазки-,  такл;е  на  полировку 
стекла,  металловъ  и  камней,  изрѣдка  въ  медицин*  въ  видь  насып- 
наго  порошка  или  глазныхь  мазей. 
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р.  109.  Горное  мыло,  Вег^зеі/е,  ВосЪеі/е.  Сплошное; 
изл.  раковистый,  ровный;  тверд,  гипс,  или  тальк.;  весьма 
легко,  на  ощупъ  весьма  жирно,  черта  жирноблестяща; 
гшшетъ,  но  не  мараетъ;  прилипаетъ  къ  языку;  цв.  бу- 
роваточерный,  желтовато-и  красновато-бѣлый;  сост.  крем- 
неземъ  и  глиноземъ  съ  водою  и  желѣзной  окисью. 

Нах.  пластами  въ  глнпѣ  и  базальтЪ  въ  Билинѣ  Богеміи ,  въ 
Олкучѣ  въ  Польшѣ,  иа  островѣ  Скаѣ  Шотлапдіи,  на  Кавказѣ  при 
Шамахѣ,  въ  Рязаиск.  Губ.,  въ  селъ  Карповкѣ. 

У^потр,  вмѣсто  мыла  иа  стирку  бѣлья  и  грубыхъ  платьевъ, 
въ  Тюри(ігенѣ;,  въ  Шамахѣ  за  Кавказомъ  и  въ  Рлзанск.  губ. 

Р.  110.  Сукновальная  глина,  аг^ііе  зтесЩие^  ТѴаІѢ 
егйе,  /иИегз-еагГк.  Сплошная,  изл.  неровный,  землистый; 
тверд,  гипс,  до  тальк.;  ул.  в.  ^,0;  цв.  зеленосѣрый,  олив- 
ковозеленый,  желтый,  бурый,  красный;  тускла,  черта  ;кир- 
ноблестяп^а;  на  краяхь  просвѣчиваегъ;  на  ощупь  весь- 
ма жирна;  не  марка;  почти  не  прилипаетъ  къ  язы- 
ку, но  въ  водѣ  весьма  скоро  разпускается;  сост.  крем- 
неземъ  и  немного  глинозема,  так;ке  ;келѣзной  окиси  и 
много  воды. 

Нах.  пластами  въ  мОѵіассовомъ  песчаиикѣ,  въ  Розвенпѣ  въ 
Саксоиіи,  въ  ФейстрицК  въ  Шгиріи,  въ  НутФСльдІі  въ  Лнгліи,  въ 
Кремеицѣ  въ  Волынск,  и  въ  Рязанской.  Губ.,  въ  селѣ  Карповкѣ; 
превосходи,  сукновальная  глина  пах.  также  въ  Симбирск,  губ.,  Без- 
соповспал  глина,  на  которой  покоится  нижпій  іорскій  пластъ  Сим- 
бирск. Губ.,  бл[ізъ  деревни  Безсоновки',  она  употребляется  па  миого- 
численных-ъ  тамошпихъ  суконныхъ  Фабрикахъ  для  валянія  сукопъ, 
потому  что  она  весьма  чиста  и  нѣжма^  сукнов.  глппа  состав,  про- 
жилки и  гііѣзда  въ  пескахъ  и  лѣшіыхъ  глинахь  молассов.  системы 
близь  Аксрмапа  и  Симферополя,  подобная  апглійской,  и  образует!, 
цѣлые  холмы*,  она  нах.  также  въ  Тульской  Губ.  по  ВолгЬ,  въ 
Царицынѣ,  въ  Пермскихъ  предгоріяхъ,^гдѣ  употр.  для  мытья  шер- 
стяныхъ  тканей  и  къ  очищенію  ихь  оть  л^ирныхъ  пятснъ. 

У^іютр.  на  валяніе  суконъ  и  для  отііятЬі  у  шерсти  животнаго  жи- 
ра, чтобы  сдѣлать  ее  способною  къ  принятію  красокь,  что  и  на- 
зывается на  суконныхъ  Фабрикахъ  впляніемь  сукопъ;  въ  Апгліи 
упогреб.  изъ  разныхъ  мѣстпостсй  сукновальный  глппы,  по  оиЬ  всѣ 
ирпнадлс;катъ,  какъ  и  Симбирская,  къ  юрской  Форма ціи. 
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Р.  111.  Зеленая  земля,  Огйпегйе.  Сплошная;  вкрап- 
ленная; иногда  плотными  кристаллами  послѣ  авгитовыхъ 
Формъ;  тускла;  мелкоземлиста;  тверд,  оть  гипс,  до  тальк.; 
уд.  в.  ^,"5;  на  ощупъ  тоща;  марка,  къ  языку  прили- 
паетъ  и  непрозрачна;  цв.  зеленый,  оливковозеленый; 
сост.  кремнеземъ  и  много  желѣзной  окиси,  немного  кали 
и  воды. 

Пах,  въ  вулкаппческихъ  массахъ  въ  Монте-Балдѣ  близь  Бренто- 
ника  въ  верхней  Италііі,  въ  Фассайской  долинТ>  въ  Тиролѣ,  въ  Сак- 
соніи,  Богеміи,  Шотландш,  на  Ферройскихъ  островахъ,  въ  окрест- 
ностяхъ  Ахалцыха  въ  трахитѣ. 

Подобную  почти  массу  составляютъ  Пиигвитъ ,  Ріп^иіЬ ,  (отъ 
ріп^иіз,  жирный),  кремнекислое  желѣзо  съ  водою,  нах.  въ  Саксо- 
піи  и  на  Гарцѣ,  и  Пи.иелитъ,  РітеШу  (отъ  т^хаХт],  жиръ),  водя- 
нистый кремнеземъ  съ  иикелевою  и  желѣзною  окисью,  глиноземомъ 
и  горькоземомъ  въ  Коземицѣ  въ  Силезіи,  который,  потерявъ  части 
воды,  переходить  въ  такъ  называемый  Разулювскитъ. 

Епде  сюда  принадлел^итъ  Кгролитъ^  СегоШІг,  (отъ  у.цо^оо^у  воскъ^ 
Хі^О(^у  камень),  Пу(іго$іІісіі у  ТѴасішІеіп,  изъ  Силезіи  и  Саксоніи, 
ІМалтацшШу  ІМаиігасіЬу  изъ  Силезіи,  и  АлюаюкалъцигпЪу  АіитО' 
саісііу  изъ  Саксопіи,  содержаіціе  въ  себь  кремнеземъ,  много  воды, 
горькозема   и  глинозема иногда  также  известь  и  желѣзную  окись. 

Р.  112.  Галлоить,  Наііоуіі  (собст.  имя),  Оиттіг у  Оа- 
ІаресШ.  Сплошньій,  почкообразный;  изл.  раковисгый,  мел- 
коземлистый; тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  і2,0 — 
1,9;  немного  жиренъ  на  ощупъ,  болѣе  или  менѣе  при- 
липающъ  къ  языку;  въ  водѣ  просвѣчиваетъ;  сост.  крем- 
неземъ и  глиноземь  и  много  воды. 

Нах.  въ  силюрінск.  известнякѣ  Белгіи,  также  во  Франціи. 

щЛенципъ  (собст.  имя),  кремнекислый  глиноземъ  изъ  Эйфсльскихъ 
горъ,  и  Нергинспишъ  изъ  Нерчинска,  съ  Ленциномъ  весьма  сход- 
ствующій,  можетъ  быть  также  сюда  принадлежать. 

Коллирипщ  КоІІуги,  (отъ  у.оXXѵ^ау  родъ  пирога),  аішпгпе  7іу' 
Лгаіёе  8ІІісі/ёге)  сост.  кремнеземъ  и  водянистый  глиноземъ,  нах.  въ 
порФИрахъ  Саксоніи,  также  въ  Венгріи,  въ  ПиренЬяхъ. 

Р.  115.  ПѣнкА,  Меегвскаитп,  та^пезіе  сагЬолаСее  зііі- 
сі/еге  зроп^іеизе,  Кіі,  КіІке//е.  Сплошная,  изл.  раковистый; 
тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  1,2 —  1,6;  тускла, 
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непрозрачна^  цв.  бѣлый,  желтый,  сѣрый,  красный;  силь- 
но нрилипаетъ  къ  лзыку,  не  очень  жирна  на  ощупъ, 
воду  сильно  всасываегъ  и  сост.  кремнеземъ  съ  большимъ 
содержаніемъ  горькозема  и  воды. 

Нах.  пластами  въ  змѣевикѣ  въ  малой  Лзіи ,  близъ  Мадрита  и 
Толеда  въ  Испаиіи,  въ  Рубшицѣ  въ  Моравіи,  во  Франціи,  въ 
Корнваллисѣ,  въ  Финллндіи  въ  Таммелѣ,  и  въ  Таврическ.  губ.  въ 
окрестностяхъ  г.  КаФФЫ. 

Употр.  на  дѣланіе  курительныхъ,  почти  вездѣ  уважаемыхъ  тру- 
бокъ*,  по  изслѣдованіямъ  Эреиберга  пЬнка  состоитъ  изъ  микроско- 
пическихъ  суставчатыхъ  палочекъ,  ( ВасИ1аг1ае)у  и  на  Мандритск. 
ФарФор.  Фабрикахъ  унотр.  вмѣсто  Фарфоровой  глины. 

Р.  114.  Каменный  мозгъ,  Зсеіптагіі,  аг§іІе  ІіІІго^ 
таг^е.  Сплошный,  вкрапленный,  часто  ложными  кристал- 
лами, или  налетѣлый,  округленный;  тверд.  ме;кду  изв.  шп. 
и  гипс;  уд.  в.  2,4;  изл.  плоско-раковист.,  мелкозернистый; 
жиренъ  на  ощупъ,  черта  блестяща;  сильно  прилипаетъ 
къ  языку;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  синій,  красный,  желтый, 
въ  водѣ  не  изм  еняется ;  б.  ч.  бываеть  пестрыхъ  цвѣтовъ; 
сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  не  много  воды  и  желѣзной 
окиси. 

Мах.  въ  жилахъ  глинистаго  порФира,  въ  змѣевикѣ,  въ  каменно- 
угольной Формаціи,  въ  Саксоніи,  на  Гарцѣ,  въ  Баваріи,  въ  Крыму 
(такъ  называемый  КеффепилитЪу  Ке^екіііііг )у  калюется  измѣненіе 
его),  также  въ  Николаевскомъ,  Салаирскомь  и  ЗмЪйногорскомъ 
рудник,  въ  Алтаѣ;  въ  Тимскомъ  уѣдѣ  Курск,  губ.  съ  полуопаломъ. 

^потр.  на  полировку  змЬевика. 
Р,  115.  Жиров  и  къ,  Брескзіеіп,  Зісаііі  (отъ  ^еа^„  са- 
ло), Бсіггпегзіеіпу  зрагшсКе  или  Ъгішцопег  КгеШе,  Іаіс  зіеа- 
іііе.  Сплошный,  вкрапленный,  гроздовидный,  ложнызш 
кристаллами  послѣ  кристалловъ  кварца,  пол.  шпата,  п.іави- 
ка,  изв.  шпата  и  д.;  тверд,  между  гипс,  и  тальк.;  уд.  в.  2,6; 
блескъ  жирный;  тусклъ;  на  краяхъ  просвѣчивающъ;  цв. 
бѣлый,  иногда  сѣрьні,  желтый,  зеленый,  красный;  отъ  тре- 
нія  получаетъ  жирный  блескъ;  на  ощупъ  жиренъ,  на 
подобіе  сухаго  мыла;  онъ  пишетъ,  но  къ  языку  не  при- 
липаетъ, не  хрупокъ;  сост.  кремнеземъ  и  хмного  горько- 
зема ,  но  мало  воды.  М  8і. 
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Наа:,  пластами  по  б.  ч.  въ  жилахъ  гранита,  гнейса,  базалі/га, 
змѣевика  при  Вунзиделѣ  близъ  Байрейта,  въ  Финллндіи,  па  о.  Пар- 
гасѣ  и  Ускел'В,  въ  СалЬ  Швеціи,  въ  ЦеблицЬ  въ  Саксоніи,  также 
во  Франціи,  Шотландіи,  въ  округЬ  Мілск.  зав.  и  по  рЬчкѣ  Слю- 
дянкѣ  за  Байкаломъ,  въ  Китаѣ  и  д.  м. 

^^потр.  на  полировку  млгкихъ  камней  и  стеколь;  вмѣсто  мѣ- 
ла  для  писаніл  на  сукнѣ,  на  разныл  издВліл,  на  пробки  длл  стек» 
ллнныхъ  сосудовъ;  такл^е  длл  стираніл  сальныхъ  плтенъ*,  не  рѣдко 
изъ  него  дѣлаютъ  шарики  длл  вывѣденіл  плтенъ-,  натираются  имъ  ме- 
таллическіе  винты,  чтобы  не  пропускали  воздуха  и  по  жирному  свой- 
ству упогр.  его,  чтобы  уменьшить  треніе  винтовъ  и  другихъ  частей 
машинъ;  въ  Сибири  изъ  него  дЬлаютъ  гриФсли  длл  писаніл  на 
аспидныхъ  доскахъ;  истолченный  и  очищешіый  жировикъ  входить 
въ  составь  пасгельныхъ  красокъ. 

Р.  116.  АгАЛьмАтолить,  (отъ  'а}^аЯ(іга^  образъ,  Я^т^^од, 
камень),  Віісізіеіп^  Ра^осііі,  Іаіс  §ІарІщиеу  (отъ  уХасро),  вы- 
рѣзаю  Фигуры).  Сплошный^  изл.  занозистый^  тверд,  между 
изв.  шп.  и  гипс.^  уд.  в.  2,8;  блескъ  жирный^  просвѣчи- 
вающъ;  цв.  зеленый,  желтый,  красный,  бурый,  разноцвѣт- 
ный,  на  ощупъ  немного  жиренъ,  но  къ  лзыку  не  при- 
липаетъ^  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  не  много  кали  и 
воды. 

Нах.  въ  Китаѣ,  но  не  известно,  въ  какихъ  горныхъ  породахъ, 
также  въ  слюден.  сл.,  въ  ШварценбергЬ  въ  Саксоніи,  при  Нагіягѣ 
въ  Бенгріи.  Такъ  называемый  Беіізіет  изъ  Новой  Зеландіи  ка- 
жетсл  принадлежигъ  къ  агальматолиту. 

^^потр.  на  разныл  Фигуры,  вазы  и  подобныл  вещи,  привози- 
мыл  уже  готовыми  изъ  Китая. 

Разрядъ  VI.  Слюды. 

Минералы  этаго  разряда  всѣ  крисгаллическіе ,  по  б. 
ч.  изъ  Ъ-и  \.'Оснойу  но  также  изъ  \.-и  І-осной  системъ; 
кристаллы  всегда  образующіе  плоскія  таблицы  съ  весьма 
совер.  листоватою  спайностью,  параллельно  прямонасаж- 
денной  конечной  плоскости;  посему  они  весьма  легко 
дѣлятся  на  тонкіе  листочки;  тверд,  малая,  отъ  изв.  шп. 
до  тальк. ;  не  хрупки ;  по  б.  ч.  гибки  или  упругогибки 
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въ  тонкнхъ  листочкахъ;  уд.  в.  %Ъ — "5,0^  блескъ  иа  спай- 
ныхъ  ПЛОСКОСТЯХ!»  перламутров.,  рѣл^е  полуметалл.,  но 
сверхъ  того  стеклянн.  и  Лхирный;  прозрачны  или  не  про- 
свѣчивающи  или  только  въ  тонкихъ  листочкахъ  просвѣ- 
чивающи;  мягкія  слюды  жирны  на  ощупъ,  другія  болѣе 
твердыя  тощи;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  по  б.  ч.  съ 
некоторыми  п][елочными  частями,  съ  водою  или  безъ 
воды;  у  нѣкоторыхъ,  кромѣ  глинозема,  еще  желѣзная  окись; 
нѣкоторыя  составляюсь  напротивъ  того  кремнекислый 
горькоземъ  и  водянистый  горькоземъ. 

Семейство  2^.  Тальковыя. 

Р.  117.  ГидроФИЛлитъ  (огъ  ѵдо)^,  вода,  срѵХХоѴ)  лис- 
токъ),  тальковьпі  гидратъ,  НусІгорНуІбі ,  ѴѴавзегІаІк,  Нусіго- 
(аіку  ТаШіусІгаг ,  та^пезіе  Кусігаіё.  Кріѵст.  сист.  Ъ-и  \'Оси., 
таблицевидные  кристаллы  весьма  рѣдки;  по  б.  ч.  сплошный 
и  налетѣлый;  цв.  сѣровагобѣлый;  тверд,  гипс;  уд.  в.  ^І^Ъ  — 
^,4;  блескъ  перламутров.;  полупрозрачень;  на  ощупъ  мало 
жиренъ;  сост.  чистый  водянистый  горькоземъ  или  съ  не 
болыпимъ  количествомъ  кремнезема.  М§  Й 

В.  1.  чЛистовашый  г. у  крупнолистов.,  иногда  переходящій  въ 
широколучнстый;  нах.  въ  змѣевикѣ  при  ГобокепЪ  въ  Ньюжерзѣ, 
на  островѣ  УпетЬ  возлѣ  Шотлапдскаго  берега-,  а  въ  змѣевикѣ 
Пышмиискаго  зав.  въ  Уральск,  гор.  къ  сьверу  отъ  Богословск.  зав. 
не  гидроФиллитъ,  какъ  Розе  принуілъ,  но  по  Глокеру  Гіідромагне^ 
зитъ  встрьчаетсл,  такъ  какъ  онъ  содержить  углекислый  горькоземъ 
съ  водою. 

Р.  118.  Талькъ,  ріізтаіізсігег  ТаІк^Иттег  отч.,  іаіс, 
Крист.  сист.  Ъ-и  \-осиая,  но  весьма  тонкія  б-сторон- 
ныя  таблицы;  спайн.  соверш.  параллельна  прямонасаж- 
денной  конечн.  плоскости;  тверд,  тальк.;  уд.  в.  2,8 — 2,6; 
гибокъ,  на  ощупь  ;киренъ  и  блескъ  перламутров.;  онъ  весь- 
ма нехрупокт^ ;  цв.  всегда  свѣтлые,  сѣровато-желтовато-зеле- 
новато-бѣлый,  луковозеленый,  яблочнозеленый  съ  двой- 
нымъ  лучепрсломленіемъ;  не  плавокъ;  сост.  к[)емнеземъ  и 
горькоземъ. 
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В.  1.  Листоватый  т.,  мелкочешуйчатый,  переходящтй  въ  зем- 
листый {лелілистый  т.). 

3.  2.  Сплоитый  //г.,  изл.  неровный,  иногда  нЪжножилковатый  или 
чешуйчатый,  въ  большомъ  видѣ  (?)  сланцеватый  (іпалъковый  слаисцъ]^ 
составллющій  цѣлые  хребты  горъ. 

^В.  5.  Лугисто-жилпобатыЛ  т.  параллельно  или  эксцентри- 
чести  лучистый  и  жилковатый. 

Пах.  пластами  въ  глинист,  и  слюдлп.  сланцахъ,  зернистомъ  из- 
вестнякѣ,  на  С.  Готгардѣ  и  въ  д]зугихъ  горахъ  Швеііцаріи,  въ  ТиролЬ, 
Швеціи ,  въ  У])альск.  губ.  Тальиъ  самъ  по  себь  или  въ  смѣси  съ 
кварцомъ  образу етъ  тальковый  слаиецъ  и  листе літтъ^  весьма  ча- 
сто поііадающійсл  въ  Уральскихъ  горахъ  •  криволистоватыми  массами 
пах.  онъ  въ  жнлахъ  въ  хлоритов,  сланцѣ,  н.  п.  въ  Невьянск.  зав., 
въ  Раткнной  деревнѣ  въ  Поляковск.  зав.  съ  горькнмъ  іппатомъ*,  мел- 
кими же  зелеными  кристаллами  и  чешуйчатыми  массами  въ  квар- 
цов.  жнлахъ,  и  въ  пустотахъ  листвянита  въ  Березовск.  рудн.  и  въ 
золотоносныхъ  жнлахъ  въ  Нижнесалдннск.  зав.;  ©кристалл.  талы^ѵЪ 
встрѣчается  въ  окр.  Міяскаго  зав. 

У^потр.  бѣлый  талькъ  на  бѣлыл  краски  для  румянъ  и  на  сухія 
пастиловыя  краски,  также  на  полировку  разныхъ  вещей ;  иногда 
прибавляютъ  карминь  и  варятъ  его  въ  водѣ,  отчего  получаютъ  крас- 
ныл  бѣлила  V  вообш,е  талькъ  дѣлаетъ  кожу  мягкою  и  нѣжноіо  и  бѣ- 
лила  тальковыя  по  нѣжности  своей  во  всѣхъ  отношеніяхъ  предпоч- 
тительны тѣмъ,  которыл  дѣлаются  изъ  металлическихъ  окисей. 

Горшетый  каліет^  Тор/^іеіпу  ^с1гпеіЛе$Іеіпу  Ыріз  оІІа?ч$у  встріі- 
чаетс;[  въ  сплошныхъ  мелкочешуйчатыхъ  или  плотныхъ  массахъ, 
и  составляегь  или  измѣненіе  талька  или  смѣсь  талька,  хлорита  и 
слюды,  образуя  пласты  въ  глинист,  сланцѣ  Швейцаріи^  Швеціи, 
Гренландіи;  употребл.  на  сосуды,  горшки  и  другія  вещи,  весьма 
постоянныя  въ  огнѣ,  если  не  подвержены  толчкамь;  также  на  плиты 
половъ,  на  крышку  домовъ  и  для  печей;  подобныл  печи  отвердѣва- 
ютъ  со  временемъ  и  стоятъ  нѣсколько  вѣковъ. 

Р.  119.  ПиРО.ФИллитъ,  РугоркуШі,  зІгаЫі^ег  Таік 
отъ.  Сплошный,  округленный;  спайн.  совершенно  парал- 
лельна по  одному  напраііленію,  пучковато-лучистый;  тверд., 
уд.  в.  и  гибкость  какі>  у  талька;  бл.  перламутровый;  на 
краяхъ  просвѣчивающъ  или  непрозраченъ;  цв.  яблочно- 
зеленый,   на  осязаніе  нѣженъ;   весьма  мягокъ,  такъ  что 

20 
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скоблется  ножемъ;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  горько- 
земъ  и  вода.  9ІІ  8> -ь- 9Ж. 

Нах.  въ  кварцовой  жилѣ  Березовск.  рудника  въ  полутора  вер- 
стахъ  къ  сѣв.  отъ  ТТышМинск.  зав.  и  въ  окрестностлхъ  г.  Шпа. 

Большое  сходство  съ  пир.  имѣетъ  ЛнокситЪу  но  не  вспучивает- 
ся нредъ  п.  тр.  и  нах.  въ  базальтовыхъ  конгломератахъ  Градшита 
близъ  Билина.  Ві,  А1,  І^е,  Ц. 

Р.  120.  сІЕЙхтЕНБЕРгитъ  (въ  чбсть  Е.  и.  в.  Гср^ 
цога  чЛейхтенбергскаго)  Крист.  сисіп,  Ъ-и  І^осная^  главн. 
Ф.  дов.  большія  б-сторонныя  призмы  съ  прямонасажден- 
ной  конечною  плоскостью,  таблнцевидныя,  иногда  ?)-дюй- 
мовыя,  скопленныя;  спайность  по  направленію  конечн. 
плоскости  ве«ьма  совершенная^  тверд,  мел? ду  изв.  шп.  и 
гипс;  уд.  в.  '2,71;  цв.  желтый,  въ  тонкихъ  листочкахъ 
бѣлый;  блескъ  перламутровый;  на  ощупъ  жиренъ;  ли- 
стоватъ;  на  краяхъ  и  въ  тонкихъ  листочкахъ  прозра- 
ченъ  или  просвѣчивающъ;  предъ  п.  тр.  съ  ФОСФорною 
солью  сплавляется  въ  зернобугылочно-зеленаго  цвѣта,  но 
по  остужснію  совершенно  безцвѣтное,  а  въ  колбочкѣ  от- 
дѣляетъ  воду,  дѣлаясь  нѣсколько  непрозрачнымъ  и  раз- 
дѣл я ясь  на  листочки;  сост.  кремнекислый  горькоземъ  и 
глиноземъ  съ  примѣсью  извести,  желѣзной  окиси  и  воды. 

Нах.  въ  Шишимскихъ  горахъ  въ  Златоустовскомъ  округѣ. 

Р.  121.  Хлоритъ  (отъ  ;^Я&)^од,  зеленый),  /;т/??<2^г>Л(?г 
Таік^іітлгег  отч.,  Іаіс  сЫогііе.  Крист.  саст,  Ъ-и  І-осная, 
таблицы  б-сторонныя,  неявственныя,  малыя;  по  б.  ч.  ци- 
линдрически или  конически  скоплены,  обыкновенно  сплош- 
ны ,  вкраплены ;  спайн.  какъ  у  предъид. ;  листоватъ ; 
тверд,  тальк,  или  не  много  болѣе;  уд.  в.  2,9  —  2,6;  цв. 
луково  -  оливково  -  черновато  -  зеленый ;  блескъ  перламутр., 
жирный;  прозрачень  или  просвѣчивающъ ;  гибокъ;  сост. 
кремнеземъ,  горькоземъ  и  ліслѣзная  закись. 

В.  1.  гЖистоватый.^  ^ешеіпег  СМ.^  чешуйчатый,  часто  криво- 
листоватый,  зеріиісто-отдѣленный,  блестящій,  также  въ  окристалло- 
ваномъ  видѣ;  цв.  темнозелепый,  селадоповозеленый ;  просвѣчивающъ; 
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въ  поперечномъ  иаправлепіи  показываетъ  цв.  малиновый,  а  въ  про- 
до.іыюмъ  темнозеленый.  Нах,  въ  Назлмскихъ  горахъ. 

В.  2.  Зс^Л'^л^^с1пый.^  (2ЫогіІегсІе^  ЗаттіегЛе^  весьма  пѣжно  че- 
шуйчатый, землистый. 

В.  5.  Слшщеватыщ  С1ъ1ог1исЫеГет\  прямо  или  криво-сланцева- 
тый, малоблестлщій,  часто  съ  талькомъ  или  слюдою  въ  смѣси,  ино- 
гда цѣльными  горами.  Мах,  въ  жилахъ  или  пластахъ  гранита  и  гней- 
са въ  Швейцпріи,  Тиролѣ,  Саксоніи,  Норвегіи,  Швеціп,  въ  округѣ 
Златоуст,  и  Екатерипбургскаго  зав. 

Семейство  2*5.  слюды  настоящія. 

Р.  122.  Слюда.  РОМБИЧЕСКАЯ  или  дву-осная,  ^^т- 
асЬзі^ег  ОИттег,  Оііттег  и  ЬерйЫіік  отч.,  Ыіігоп^ііттег^ 
тіса.  Крист.  сист.  2-г^  ^-'сленная^  главк,  ф.  ромбическая 
призма  въ  119  или  120%  наиболѣе  таблицы,  отъ  при- 
тупленія  острыхъ  ребръ  б-стороннія;  спайн.  совер.  па- 
ралл.  по  направ.  прямонасаждеиной  конечн.  плоскости; 
тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  оД  — 2,8;  упругогиб- 
ка;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  бурый,  зеленосѣрый,  черный, 
также  розовый;  блескъ  стеклянный,  на  спайн.  плоек, 
перламутровый,  даже  металлическій,  если  соединяется  съ 
желтымъ  или  бѣлымъ  цвѣтомъ;  прозрачна  во  всѣхь 
степеняхъ;  двойное  лучепреломленіе,  а  именно  въ  поля- 
ризованномъ  свѣтѣ  концентрическія  цвѣтныя  кольца,  пе- 
ресѣченныя  темною  чертою;  сост.  кримнеземъ  и  глино- 
земъ,  плавик,  кислота,  кали,  отч.  также  лигій  и  желѣзн. 
окись. 

В.  1.  Обыкновеннал  или  поташистал  ролі.  сл. у  весьма  листо- 
ватая, иногда  лучистая,  грубо  -  или  мелкозерннсто-отдъ.іеиная,  бл. 
полуметаллическій;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  бурый,  черный,  не  содер- 
житъ  литія.  Нах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  слюдян.  сл.,  гнейса,  въ 
значительномъ  количествѣ  черная  и  желтая  о  кристалл,  слюда  въ 
Финляндіи  на  Паргасѣ,  а  серебристая  въ  Кимито*,  въ  особенности 
въ  Міяскѣ,  Чебаркулѣ,  также  въ  окрестностяхъ  Байкала  около  р.  Ле- 
ны и  Бѣлаго  моря,  на  Солоиецкомъ  островѣ^,  подъ  названіемъ  Мое- 
ковсков  стетгло.^  Ргаиеп^ІаЗ)  Шагіеп^іаз.,  Марыто  стекло,  ^^потр, 
на  окоиныя  стекла,  такь  какъ  она  весьма  удобно  ламаетсл  боль- 
шими плитами,    по  мелкіе  кусочки  употр.   на  иаклеипаніе  насѣко- 
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мыхъ,  для  хрансііія  ихъ  въ  энтомологи ческихъ  кабпнетахъ,  если  опѣ 
такъ  мелки,  что  нельзя  ихъ  пришпиливать  на  булавкахъ;  иногда 
употребляются  также  мельчайшія  чешуйки  слюды,  смѣшанныя  съ 
кварцевыми  зернами  на  засыпку  бумагъ*,  серебряныл  или  золотыя 
чешуйки  сходствующіл  по  виду  съ  золотомъ  и  серебромъ  несли 
названіе  кошечьаго  золота  и  серебра;  прежде  слюдяныя  стекла 
употреблялись  на  военныхъ  корабляхъ,  также  для  Фонарей  *,  мелко 
чешуйчатая  слюда  золотаго  и  серебрлнаго  цвѣта  употр.  для  под- 
дѣлыванія  бумажныхъ  табакерокь  и  др.  вещей  подъ  авантурииъ. 

В.  %  гЖепидолитіігескал  (отъ  ХетііС,^  чешуя)  роліб.  сл.  или  лиши- 
иистая  сл.,  І^ірйіоііііг^  ІиіІІаШІг^  чешуйчато-листоватая,  мелко  пли 
тонкозернисто-отдѣленная;  бл.  перламутровый;  цв»  персиково-цвѣ- 
точно-красиый,  красновато-бѣлый,  сѣровато-бѣлый,  зеленовато-сѣ- 
рый ;  предъ  п.  тр.  легко  плавка  въ  бѣлое  стекло,  окрашивая  пламя 
багряиымъ  цвѣтомъ;  содержитъ  кромѣ  кали  еще  5  —  5  проц.  ли- 
іія.  Пах,  пластами  въ  гранитѣ  Моравіи,  Саксоніи,  Франціи,  на 
остро  вѣ  Эльбѣ  въ  Фипляндіи  въ  Курганѣ^  также  въ  Екатеринбургіі*, 
вообще  дву-оспая  слюда  встрѣчается  во  многихъ  горпыхъ  нородахъ, 
въ  гранить,  гнейсѣ,  слюдеп.  сланцѣ*,  превосходные  кристаллы  на- 
ходятъ  только  въ  гранить  при  Алабашкѣ  въ  окрестностяхъ  Мур- 
зинской  слободки  и  къ  востоку  отъ  ИльмСнск.  озера  въ  Ильменск. 
горѣ;  они  желтовато  или  сѣровато  бѣлаго  цв.  и  образуютъ  часто 
толстыя  ромбическія  таблицы,  у  которыхъ  боковыя  плоскости  все- 
гда грубо-струйчаты ;  призматическіе  кристаллы  слюды  изъ  ГІль- 
менскихъ  горъ  бываютъ  иногда  весьма  большіе,  до  ^^-и  болѣе  дюй- 
мовъ  и  весьма  изогнуты.  Употр.  на  маленькія  вазы  и  на  приго- 
товленіе  литія. 

Подобный  минералъ  есть  гЖепиЬожеланъ  изъ  Пирсберга  въ 
Швеціи,  землистослоистое  скопленіе  не  большихъ  кристалловъ,  рас- 
положенныхъ  чешуйками  съ  алмазнымъ  блескомъ*,  уд.  в.  5;  тверже 
дву-осной  слюды,  сост.  кремнеземь,  глиноземъ^  окись  и  закись  же- 
лѣза,  горькоземъ  и  известь,  кали  и  вода. 

Р.  ЭКСАГОНИЧЕСКА  я    ИЛИ   ОДНООСНАЯ  СЛЮДА, 

Неха^оп^Иттег.,  еишск8І§егС[ІІтшег.^КаІі ^ііттет^  тіса  отч. 
Крист.  сист.  Ъ-и  І-осная^  6-сторонні;і  призмы  съ  пря- 
мо насагкденными  конечными  плоскостями,  часто  въ  сое- 
диненін  съ  плоскостями  эксагональнаго  додекаэдра;  спайн. 
сов.  параллельна  кон.  горизонт,  плоскости;  тверд,  между 
изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  ^,8;   бл.  стеклянный,   на  спайн. 
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плоскостяхъ  метадлическій,  перламутровый^  прозрачна; 
въ  тонкихъ  листочкахъ,  показываетъ  она  двойное  луче- 
преломленіе,  а  именно  въ  поляризованномъ  свѣтѣ  цвѣт- 
ныя  кольца,  пересѣчениыя  чернымъ  прямоугольнілмъ  кре- 
стомъ;  цв.  темныхъ,  черноватозеленыхъ,  смолисточерныхь, 
черноватобурыхъ;  сост.  кремнеземъ  съ  глиноземомь  и 
горькоземомъ,  съ  небольшимъ  количествомъ  кали  и  пла- 
вик, кислоты. 

Нах.  въ  жилахъ  и  пластахъ  разиыхъ  плутоническпхъ  горъ 
также  въ  базальтѣ,  трахитѣ,  лавахъ,  гораздо  рѣже,  чѣмъ  предъиду- 
щая,  въ  МоибланЬ,  въ  ТиролК  въ  Циллерской  долииѣ,  въ  Везувіѣ, 
также  въ  округв  Мілскаго  завода  и  по'  рѣчкѣ  СлюдлнкЪ  за  Бай- 
каломъ. 

Р,  124.  Пинитъ  [оть  шѵоі;^  нечистота),  Ртііе^  Мека- 
ли (собст.  им.),  ОідапСоіиіг^  тісагеШ  отч.  Крист.  сист 
Ъ-и  І-осная^  6-сторонная  призма,  иногда  12-стор.;  всегда' 
преимуществуетъ  прямонасажденная  кон.  плоскость,  па- 
раллельно которой  примѣчается  сов.  спайность;  изл.  не- 
ровный; тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  2,7  —  2,8; 
цв.  зеленосѣрый,  часто  бурый;  бл.  жирный,;  не  прозраченъ; 
сост.  кремнеземъ  съ  глиноземомъ,  не  много  кали,  горько- 
зема  и  желѣзной  окиси. 

На.г.  въ  гнейсЁ  и  гранить  въ  Саксоіііи,  Фраііцти,  ІПотландіи, 
въ  Таммелѣ  въ  Финляндіи  въ  грубозернисгомъ  гранитѣ  большими 
кристаллами. 

Сюда  принадлежитъ  пираргиллитъ^  (оіъ  л:ѵ^-,  огонь,  аг^іИа^ 
глина),  Ругаг^ііііі^  сплоиіпый,  вкрапленный;  уд.  в.  2,5;  тверд,  меж- 
ду изв.  и  плав.  шн. ;  цв.  красный,  бурый,  черный-,  бл.  жирный;  на 
кралхъ  просвѣчивающъ ;  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  желЬзн.  за- 
кись, известь,  кали,  натръ  и  вода;  весьма  замечательно,  что  вь 
этомъ  плутоническомъ  минералѣ  находится  вода.  4А1  Ьі  В.8І  ~+-  4Н. 

Иох,  въ  гранить  Финляидіи^  въ  ТаммелЬ  и  при  ГельзинФорсѣ. 

Р.  125.  Ма  ргаритъ,  (отъ  таг^аіііа,  перлъ),  М^г^^г/^ 
Регі^іишпег.  Крист,  сист.  ^-сторонняя  призма;  по  б.  ч. 
сплошный,  чешуйчато-листоватый,  мелкозернисто-отда- 
ленный; тверд.'  между  плав,  и  изв.  шп.;  уд.  в.  "5;  цв. 
перлово-сѣрый,  зеленоватый;  прозраченъ;  сост.  глино- 


земъ  и  кремнеземъ,  почти  въ  равны хъ  проііорціяхъ;  со- 
держитъ  немного  извести,  желѣзной  окиси  и  натра. 

Них.  въ  пластахъ  съ  хлоритомъ  въ  ШтерцингЬ  въ  Тиролѣ. 

Р.  126.  Б Аритофиллитъ  (отъ  Рщѵі;^  тяжелый,  (рѵХ- 
ХоѴу  листъ),  ВагуІорКуИи^  Скіогіізраііі,  СШогИоШ.  Крист. 
сист.  неизвтъстна;  сплошный,  спайн.  по  одному  направле- 
нию весьма  явственная;  легко  дѣлится  въ  тонкіе  листоч- 
ки; прямолисговатый;  тверд,  немного  болѣе  апат.;  хру- 
покъ;  уд.  в.  ?),5;  цв.  черноватозеленый;  черта  зеленова- 
тобѣлая;  бл.  перламутровый;  просвѣчивающъ  и  непроз- 
раченъ;  предъ  п.  тр.  трудно  плавкій  въ  черное  стекло; 
сост.  кремнеземъ,  глиноземъ  и  Яіелѣзн.  закись  и  неболь- 
шое количество  горькозема  и  воды. 

Пах,  въ  тоикихъ  жилахъ  хлорит,  сл.  съ  діасііоромъ  въ  Горно- 
шитск.  зав.  въ  Д5  верст,  отъ  Екатеринбурга. 

Р.  127.  ІІЕммЕРЕРИтъ  (собств.  имя).  Кристп,  сист. 
неизвѣстна,  образу етъ  чешуйчатую  массу,  частью  окри- 
сталлованную  въ  видѣ  б-сторонн.  призмъ  съ  явственнымъ 
листоватымъ  слоліеніемъ;  уд.  в.  2,7;  тверд,  гипс;  бл. 
перламутровый;  слабо  просвѣчивающъ  или  непрозрачень; 
но  будучи  смочень  водою  дѣлается  прозрачнымъ  и  при- 
нимаетъ  ФІолетовопрозрачный  цвѣтъ;  въ  тоикихъ  листоч- 
кахъ  гибокъ;  на  ощупъ  жиренъ;  въ  порошкѣ  цв.  бѣлый; 
сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  горькоземъ,  съ  примѣсью 
окиси  хрома,  извести  и  закиси  ;келѣза  и  много  воды. 
2(М^  Са  Щ  8І  н-  (ІІ,  ^Ь)  8І  -4-  5Й, 

Пах,  вмѣстѣ  съ  уваровитомъ  на  хромистомъ  желЬзиякѣ  въ  да- 
чахъ  Биссерск.  зав.  Пермской  Губ.  и  въ  видѣ  чешуйчатой  сплошной 
массы,  перемѣша^іяой  съ  хромистымъ  желѣзнлкомъ,  въ  окрестиостяхъ 
деревни  Шайтанки. 

Р,  128.  КсАнтоФИЛЛИтъ,  (отъ  іаѵд^од,  желтый, 
(рѵХХоѵ,  листъ).  Крист,  сист.  таблнцевидные  кристаллы, 
составляющее  1  —  2-дюйм.  круглыя  скопленія  и  вклю- 
чающіе  ядро  жировика;  кристаллы  эксцентрически  ско- 
плены; образу  етъ  по  б.  ч.  почкообразныя  массы  съ  лу- 
чистымъ  слол^еніемъ,  просвѣчивающія  въ  тонкихь  мас- 
сахъ;  на  ощупъ  нѣженъ  и  жиренъ;  спайн.  сов.  параллель- 


—    ЪІІ  — 


на  главной  плоскости  таблицы;  цв.  желтый;  тверд,  тальк.; 
уд.  Б.  —  сост.  кремнеземъ,  глиноземъ,  известь, 
натръ  и  л^елѣзн.  окись. 

Нах.  въ  тальк,  сланцѣ  Шишимскихъ  гор.  въ  округѣ  Злато- 
устовск.  зав. 

Разрядъ  ѵп.  Солевидные  камни. 

Крист.  сист.  принадлежатъ  по  б.  ч.  къ  Ъ-и  1-осн., 
изрѣдко  къ  1-й  1-осной  и  два  только  рода  къ  правиль- 
ной; но  встрѣчаются  также  не  кристаллическія  массы; 
вообще  спайность  сов.  листоватая;  тверд,  отъ  апат.  до 
гипс,  исключая  борацита  и  родицита,  отличающихся 
большею  твердостью  и  по  сему  составляющихъ  переходъ 
отъ  солевидныхъ  камней  къ  кварцовымъ;  они  сверхъ  то- 
го болѣе  или  менѣе  хрупки,  или  вовсе  не  хрупки;  уд.  в. 
4,5  —  ^,2;  цв.  бѣлый,  сѣрый,  разноцветный;  бл.  лшр- 
ный  или  стеклянный,  на  спайн.  плоскостлхъ  отч.  перла- 
мутровый; всѣ  степени  прозрачности,  въ  особенности 
высшія;  отъ  нагрѣванія  дѣлаются  ФосФорнческими;  сост. 
окисле  нныя  земли  и  землисты  я  щелочи  съ  водою  или 
безъ  воды;  они  состоятъ  изъ  извести,  барита,  стронці- 
ана,  горькозема,  глинозема,  итрія  и  въ  входящей  составь 
ихъ  кислоты:  углекислота,  сѣрная,  ФОСФорная,  буровая  и 
плавиковая;  въ  водѣ  не  растворимы  и  посему  без- 
вкусны. 

Семейство  24  Баритовые  солев.  камни. 


Крист.  сист.  \-и  1-осиал  и  ^-и  \-гленнал;  тверд. 
отъ  плав,  до  изв.  шп.;  хрупки;  уд.  в.  4,5  —  5,5;  сост. 
баритъ  и  стронціанъ  съ  сѣрною  и  углеродною  кислотою, 
безъ  воды.  # 

Р.  129.  Т  я  Е  л  ы  й  ш  п  А  т  ь ,  ЗсЫ^ег.чраіІі,  Вагуі,  зсЬ  р<  е- 
/еізаигег  Вагуіу  Ъагуіе  зиі/аіёе.  Крист,  сист.  1-й  1-оснал, 
основн.  Ф.  ромбическая  таблица  въ  101^  40^  и  въ  78°  2(У  и 
ромбич.  призма  въ  102°  11'  и  въ77°  45^;  въ  особенности 
слѣдующія  соединенія:  вертикальная  ромбическая  призма 


(фиг.  ІЭІ.  р.)  въ  77^  и  въ  10^1°  17^  съ  плоскостями  кон. 
Фиг.  151.  пріостренія  въ  78''  20^(1.  с.  /і.  Л.)^  насал^денны- 
ми  на  острыя  бок.  ребра;  иногда,  вмѣстѣ  съ  кон. 
пріостреніемъ  въ  105°  24',  насажденнымъ  на  ту- 
пы я  бок.  ребра,  такъ  что  оно  обра:іуетъ  съ  пер- 
вымъ  пріостреніемъ  кон.  заостреніе;  иногда  так- 
;ке  третье  кон.  пріостреніе,  лежащее  подъ  вто- 
рымъ,  или  острыя  бок.  ребра  вертикальной  ромб, 
иризмы  пріострены  плоскостями  призмы  въ  116" 
22^5  принимаемой  за  первую  ромбическую  приз- 
му; также  тупыя  бок.  ребра  вертик.  ромб,  приз- 
мы часто  притуплены,  рѣже  другія  или  острыя  бок.  ребра 
притуплены;  не  рѣдко  соединеніе  вертикальной  ромб, 
призмы  съ  кои.  пріостреніемъ  острыхъ  бок.  ребръ  ея, 
такъ  что  чрезъ  разширенія  плоскостей  кон.  пріостренія, 
эти  въ  серединѣ  соединяются  и  такимъ  образомъ  состав- 
ляютъ  горизонтальный  удлиненный  октаэдрь,  (фиг.  152. 

Л.  А.  и.  ^.),  который,  чрезъ  сильное  при- 
тупленіе  острыхъ  бок.  ребръ  вертикальной 
ромб,  призмы  переходитъ  въ  горизонталь- 
ную, удлиненную  октаэдрическую  таб- 
лицу или  чрезъ  сильное  притупленіе  ту- 
пыхъ  бок.  ребръ  во  вторую  горизонталь- 
ную удлиненную  октаэдрическую  таблицу;  наконецъ  чрезъ 
увеличивайте  перваго  кон.  пріостренія  (насажденнаго  на 
острыя  бок.  ребра  вертикальной  ромб,  призмы)  въ  соеди- 
неніи  съ  весьма  развитыми  плоскостями  притупленія  ос- 
трыхъ бок.  ребръ  происходитъ  основная  ромбическая  таб- 
лица (фиг.  ІЪЪ  л.  р^.),  которая  или  совсриіснно  развита 
Фиг.  135.  или   въ  соединеніи   съ  многочислен- 

ными другими  Формами;  второе  кон. 
пріостреніе  (насажденное  на  тупыя 
бок.  ребра  призмы)  чрезъ  разшире- 
ніе  плоскостей  ея,  переходящее  въ  горизонтальную  ром- 
бическую призму  въ  105 24'  и  въ  74°  Ъ6\  часто  въ  соеди- 
неніи  съ  плоскостями  вертикальной  призмы,  или  широ- 
кая горизонтальная  призма  (фиг.  154.  /.)  преобладасгъ 
предъ   другой  узкою  горизонтальною  призмою  (1.  с.  (і.)^ 
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съ  малоразвитою  прямонасажден- 
ною  кон.  плоскостью  (1.  с.  с); 
плоскости  же  ромбическаго  окта- 
эдра всегда  только  подчиненны 
другимъ  плоскостям  ь;  ребра  и 
углы  кристалловъ  часто  округле- 
ны и  вообще  число  разныхъ  крис- 
таллическихъ  Формъ  весьма  многочисленно,  хотя  немного  ^ 
менѣе,  чѣмъ  у  известк.  шпата ^  вообще  кристаллы  приз- 
матическіе  или  таблицевидные,  съ  гладкою  поверхностью; 
весьма  часто  также  сплоиіный,  вкрапленный  и  въ  разныхъ 
СФерическихъ  Формахъ;  спайн.  сов.  параллельна  горизон- 
тальной кон.  плоскости  и  бок.  плоскостлмъ  ромбич.  таб- 
лицы; тверд,  изв.  шп.;  уд.  в.  ^^7  —  4,1;  бл.  стеклянный, 
жирный;  прозраченъ  или  просвѣчйвающъ;  цв;  бѣлый, 
также  сѣрый,  жсхітый,  синій,  красный;  отъ  нагрѣванія ' 
ФОСФоризующъ;  предъ  п.  тр.  трудно  плавкій,  окрашиг 
вая  пламя  свѣтлозеленымъ  цвѣтомь ;  сост.  сѣрн.  кисло- 
та и  барій.   Ва  8. 

В.  1.  Листоватый  тяжелый  шп.^  кристаллами,  также  оплош- 
ный, вкраплеппыГі-,  изл.  сов.  листоватый*,  иногда  со  скорлуповаты- 
ми  отдѣлыі остями-,  посему  образуетъ  рпзпыя  видоизмѣненіл ,  какъ 
то  тестоватый  т.  ш.у  ( Біап^епзраііъ ) у  призматическими,  игольча- 
тыми кристаллами^  по  б.  ч.  въ  пучковатыхъ  или  шестоватыхъ  груп- 
пахъ,  пряжоспорлу повитый  т.  ш.  (Nеи5рег)_,  таблицеобразными  крист., 
гъ  видѣ  розъ  и  Бѣера  скопленными^  и  зернистый  т.  ш.у  оплошный, 
мелколистовато-зерііистый.  Пах.  въ  л^илахъ  въ  грапитѣ,  гпѣйсѣ,  олю» 
деномъ  сланцѣ  разныхъ  древнихъ  горііыхъ  ФОрмацій  Саксопіи,  иа 
Гарцѣ,  ьь  Богеміи,  Вепгріи,  Швеціи,  Апгліп,  Тиролѣ  и  другихь  странъ; 
въ  Уральскихъ  горахъ,  прекрасными  друзами  при  деревиъ  Мед- 
вѣдьевой,  къ  западу  отъ  Златоуст,  зав.,  гдѣ  оиъ  встрѣчаетсл  гнѣз- 
дами  съ  бурою  желБзною  охрою,  въ  глнпнстомъ  сланцѣ,  также  въ 
Турьнискихъ  рудникахь  Богословскихъ  зав.-,  лучистыми  крнстіілла- 
ми  въ  Ахматовскомъ  пріискѣ,  въ  18  верст,  отъ  Златоуст,  зав.,  так- 
же въ  Змѣйиогорск.  и  Петровок,  рудн.  въ  Альта ѣ. 

В.  2.  Сгѵорлуповатътй  т.  ш.у  І^аШвсІшегзраІІг у  Іггштшсігаіі^сг 
Бсіі.у  оплошный,  округленный,  почкообразный,  маслянокраоный,  сѣ- 
ровато-черный,  легко вывіітривающійся,  пах.  въ  жилахъ  во  Фрейбер- 
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'  гѣ,  въ  Саксонін,  на  Гарцѣ,  въ  Тиролѣ.  Геіштитъ  (Нераііі)  или 
сѣрнокислал  известь  съ  углемъ,  составляетъ  видоизмѣненіе  его  и 
встрѣчаетсл  въ  квасцовомъ  сланцѣ  въ  АндрарумЪ  въ  Шоненѣ. 

В.  3.  хЛугисшо-аи-млГѵОватый  т.  ш.у  почкообразный,  пучковато- 
лучистый,  бѣлын,  сѣрый,  бурый',  лучистый  т.  ш.у  болонсшй  палгет, 
Ъоіо^певег^раіііу  ЗігаЫЬагуіу  отъ  нагрѣванія  найболѣе  ФОСФоризуетъ, 
посему  преимущественно  употр.  на  пригоіовленіе  искуственнаго  фос- 
Фора;  нах.  въ  глинистомъ  мергель  въ  Болоньи,  въ  горѣ  Пажерпо  и  въ 
Баваріи,  на  Гарцѣ  въ  глинистомъ  сланцѣ  при  Люттихѣ,  во  Фрейбергѣ* 

В.  и.  Оплошный  т.  ш.у  сплошный*,  изл.  неровный*,  цв.  бѣлый, 
сѣрый,  мясно-красный ;  ішх.  въ  жилахъ  на  Гарцѣ,  во  ФрейбергЬ, 
также  въ  Тиролѣ  и  Швейцаріи. 

В.  5.  Зелілистый  пь.  ш.у  зіаиЪагЫ^сг  Зсіиѵ.у  ВагуіегСІе ,  нах. 
въ  рыхломъ  состояніи  въ  видѣ  песка,  налетѣлый^  цв.  желто-сѣ|)0- 
вато-красновато-бѣлый;  нах,  въ  ФрейбергЬ  въ  Саксоніи,  въ  Цел- 
лерфельдѣ,  на  ГарцЬ  и  въ  Венгріи. 

^^^готр.  въ  медицинѣ  на  приготовленіе   сол/Енокислаго  барита. 

Р,  150.  Целестинъ  (отъ  соеіезііз,  небесносиній),  Со- 
Іезііп,  Зс1гйІ7>іІ)  зігопііапе  зиі/аіее.  Крист,  сист.  1-й  1-ос- 
нал^  какъ  у  тяж.  шп.,  посему  также  тіростыя  и  сложныя 
Формы  его  имѣютъ  самое  большое  сходство;  вертикаль- 
ная ромбическая  призма  отличается  только  несколькими 
градусами;  она  у  него  имѣетъ  104*"  ^О^  и  встречается 
часто  въ  соединеніи  съ  горизонтальною  кон.  плоскостью  и 
горизонтальною  призмою;  кристаллы  б.  ч.  призматическіе 
или  таблицевидные;  часто  сплошный;  спайн.  какъ  у  тяж. 
шп.;  тверд,  не  много  болѣе  изв.  шп.;  уд.  в.  >^,0 — э,6; 
бл.  стеклянный,  жирньпі;  прозраченъ,  просвѣчивающъ; 
цв.  синевато-бѣлый,  синевато-сѣрый,  зеленый;  отъ  нагрѣ- 
ванія  сильно  ФОСФоризуетъ;  предъ  п.  тр.  плавится  въ 
эмаль,  окрашивая  пламя  свѣтлобагрянымъ  цв.;  сост.  изъ 
сѣрной  кислоты  и  стронціана.    8  8г. 

В.  1.  Листоватый  ц.у  кристаллами*,  сплошный*,  въ  видѣ  окаме- 
няющей  массы  въ  разпыхъ  известк.  и  гипс,  горахъ  въ  Силезіи 
близъ  Гиргентн,  въ  СтронціанЬ  Шотландіи,  въ  озерь  Эріо  въ  Сѣв. 
Америки,  гдЪ  иногда  кристаллы  вѣсомъ  въ  5 — А  Фунта;  скорлупопатыя 
отдѣлыюстн  нах.  въ  Пари;кѣ,  а  лучистыя  измѣненія  въ  Сейсерскнхъ 
Альпахъ,  въ  ТиролЬ,  также  въ  вулкапич.  массахъ  близъ  Внченцы. 
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В.  2.  Жилковатый  ц.^  тонкошестоватый ,  жилковатый,  иногда 
искривленный  въ  мергельн.  пластахъ  раковиннаго  известняка  при 
Іенѣ,  также  близъ  Бристоля ^  въ  Киргизской  степи,  близъ  Алек- 
сандровскаго  укрѣплепія. 

В.  5.  Оплошный  ц.у  иногда  нечистый  отъ  примѣси  углекислой 
извести,  желтовато  или  зелеио-сѣраго  цвѣта,  нах.  въ  Монмартрѣ 
въ  Парижѣ. 

^потр.  на  приготовленіе  разиыхъ  стропціановыхъ  препаратовъ, 
изъ  которыхъ  селит|)0-кислый  строиціань,  растворенный  въ  випноіѵіъ 
спиртѣ  и  сосженный,  горитъ  превосходнымъ  карминно-красиымъ 
огнемъ  въ  театрахъ  и  Фейерперкахъ. 

Р.  ІТ)!.  ВитЕРИТЪ,  іѴііІіегііу  Ъагуіівскег  ІЯасіеЪраік , 
Ьагуів  сагЪопаіёе.  Крист.  сист.  1-м  \'Оснал,  основн.  ф. 
вертикальная  ромбич.  призма  въ  118°  ЪО'  и  въ  б!"*  50'  съ 
кон.  ііріостреніемъ ,  нерѣдко  встречается  вертикальная 
ромб,  призма  въ  соединеніи  со  второю  бок.  плоскостью 
отъ  притуплён! я  осгрыхъ  бок.  ребръ  и  съ  кон.  пріостре- 
ніемъ,  насажденнымъ  съ  обѣихъ  сторонъ  на  плоскость, 
такъ  что  этимь  образуется  горизонтальная  призма^  но 
такихъ  горизонтальньзхъ  призмъ  можетъ  еще  одна  или 
двѣ  встретиться  вмѣстѣ  съ  первою^  еще  другое  соедине- 
ніе  нерѣдко,  а  именно  соединеніе  вертикальной  призмы 
съ  притуплёнными  острыми  бок.  ребрами,  вмѣсгѣ  съ  го- 
ризонтальною призмою  и  съ  октаэдрич.  плоскостями, 
отчего  происходитъ  б-сторонняя  призма  съ  6-стороннимъ 
пріостреніемъ,  какъ  у  кварца^  двойники  очень  часто  на- 
ходятся, похожіе  на  двойники  арагонита^  ясные  кристал- 
лы рѣдки,  по  б.  ч.  почкообразные,  жилковатолучистые, 
или  въ  сплошномъ  видѣ;  спайн.  не  соверш.  параллельна 
бок.  плоскостям  ь  и  притупленію  острыхъ  бок.  ребръ ^ 
тверд,  изв.  шп.  или  немного  болѣе;  уд.  в.  4,5;  бл.  стеклянный, 
внутри  жирный;  прозрачень,  до  просвѣчивающаго;  цв. 
желтовато-бѣлый,  сѣрый,  отъ  нагрѣванія  ФОСФоризуетъ; 
предъ  п.  тр.  легко  плавится  въ  прозрачное  стекло;  сост. 
углекислый  баритъ.  Ва  Са. 

Нах.  преимущественно  въ  Англіи  въ  горномъ  известнякѣ,  въ 
Штиріи,  Венгріи,  въ  Змѣйногорск.  рудникѣ  въ  Колывани. 

Уттр.  въ  нѣкоторыхъ  странахъ  Англіи  какъ  средство  для  истреб- 
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деіпл  крысъ,  потому  что  для  малепькихъ  теплокровныхъ  живот- 
ныхъ  составляетъ  сильный  лдъ. 

Р,    \Ъ^1.  Варитокальцитъ ,   (отъ  тяжелый,  и 

саІХу  известь),  ВаНіосаІсІІ.  Щшст.  сист.  2-й  І-глен.,  главн. 
Ф.   ромбическ.  призма   съ   пріостреніемъ   острыхъ  бок. 
ребръ  и  съ  разными  косонасагкд.  кон.  плоскостями;  тверд, 
плав,  шп.;  уд.  в.  "5,6;  цв.  желтовато-бѣлый;  отъ  нагрѣва- 
нія   ФосФоризуегъ;   предъ   п.   ір.   неплавкій;  сост.  угле- 
кислый баритъ  съ  углекислою  известью.  Ва  Са  -н  Са  С. 
На^с,  съ  тяжелымъ  шп.  въ  Альстонъ-морѣ  въ  КумберландЬ. 
Р.  \ЪЪ.  Стронціанитъ 3  (собст.    им.),  ^ігопііапу  зігоп- 
іізсЬег  ІЧасІеЬраІІг,  БиЬегіІ)  зІгопГАапе  сатЪопаіее.  Крист.  сист. 
1-й  \-оси.,  главн.  ф.  ромбич.  призма  въ  117°  16^  и  въ  62°  44' 
съ  кон.  пріострѣніемъ,  подъ  69^  16'    насажденньшъ  на 
острыя  бок.  ребра,  иногда  также  плоскости  ромбич.  ок- 
таэдра;  отъ   притупленія   острыхъ  бок.  ребръ  происхо- 
дитъ  вторая  бок.  плоскость  и  горизонтальная  кон.  плос- 
кость; кристаллы  всегда   призматически-игольчаты;  двой- 
ники какъ  у  арагонита;  спайность  довольно  параллельна 
плоскостямъ  ромбич.  призмы;  тверд,  между   плав,  и  изв. 
шп.;   уд.  в.  ^,7  —  3,  6;   бл.   стеклян.,  внутри  жирный, 
отъ   прозрачнаго   измѣняется   до   просвѣчивающаго;  цв. 
бѣлый  съ  разными  оттѣнками;   отъ  нагрѣванія  ФосФори- 
зуетъ;    предъ   п.  тр.    на   краяхъ   плавится   и  издаетъ 
блѣстящій  свѣтъ;  сост.  углекислый  стронціанъ   и  немно- 
го углекислой  извѣсти.  8г  С. 

Нал.  игольчатыми  кристаллами  и  лучистыми  массами  въ  грани- 
ть, гнейсѣ  и  силюрійск.  известнякЬ  въ  СтроіідіаігЬ  въ  Шотлапдіи, 
въ  Леогангѣ  въ  ТиролЪ,  и  Перу. 

Семейство   25.   известковые  солевидные  камни. 

Крист.  сист.  ^-и  \'Осн.  1-й  \'Осн.;  спайн.  сов.  ли- 
стоватая, но  не  подъ  прямымъ  угломъ  пересѣкающаяся; 
иногда  сплошныя  и  землисты  я  массы;  тверд,  плав,  и 
изв.  шп.;  весьма  ріідко  приближающаяся  къ  апат.;  хруп- 
ки; уд.  в.  "5,1 — 2,6;  сост.  известь  и  горькоземъ  съ  угле- 
кислотою. 
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Фиг.  155. 


Р,  1о4.  Арагонитъ  (собст.  имя),  Лга^опіі,  ргізшаіі^ 
$сЬе8  КаІкНаІоісі,  ага^опііе.  Крист,  сист.  1-й  і-осщ  основ. 
Ф.  ромбич.  призма  въ  116®  16^  съ  плоскостями  ромбич.  ок- 
таэдра и  съ  кон.  ребрами  въ  9^®  оО^  и  1^9®  55^  и  съ  бок. 
ребрами  107®  и  съ  плоскостями   кон.  пріостренія, 

насажденнаго  на  острыя  бок.  ребра  подъ  108 37^;  обык- 
новенно  примѣчается    основная    ромбич.   призма  (фиг. 

135  §.)  съ  притупленіемъ  острыхъ  бок.  ребръ 
(Г.  с.  ^.),  посему  и  б-сторонняя,  и  съ  кон. 
пріострѣніемъ  въ  108*"  27^,  иногда  также  съ 
плоскостями  ромбич.  октаэдра  (I.  с.  о.),  на- 
сажденными на  бок.  плоскости  призмы  и  съ 
^  6  плоек,  горизонтальной  призмы  (1.  с.  Г.)  отъ 
притупленія  острыхъ  ребръ  ромб,  октаэдра 
съ  подчиненными  плоскостями  другой  гори- 
зонт, призмы  отъ  гіритупленія  угловь  между 
плоскостями  октаэдра  и  притупленіемъ  ост- 
рыхъ бок.  ребръ;  наконецъ  примѣчаются  плоскости 
весьма  остраго  ромбич.  октаэдра  въ  соединеніи  отчасти 
съ  предъидущими  плоскостями;  по  б.  ч.  кристаллы 
игольчаты,  длинны,  рѣдко  просты;  часто  двойники,  трой- 
ники, четверни ки,  шестерники,  по  одному  съ  витеригомъ 
закону,  по  которому  недѣлимыя  имѣютъ  общую  боковую 
плоскость,  а  другія  лежащія  между  собою  въ  обратномъ 
видѣ;  шестерники  (фиг.  1  об) мел?ду собою  такъ  срослись,  что 
обоюдныя  сросганія  двухъ  кристалловъ  впадаютъ  въ  одну 
плоскость,  отчего  остаются  промежутки  въ  срединѣ  меж- 
ду этими  двойниками,  по  два  ле;кащими  съ  калхдой  сто- 
роны; пустота  скоро  наполняется  массою  двойниковъ  и 
снаружи  они  образуютъ  6  угловъ,  изъ  которыхъ  четыре 
однородные  и  два  также  ознородные,  но  острѣе  другихь; 

неблестящія,  бо- 
М.)  гладкія;  спай- 
ность дов.  параллельна  притупле- 
нію  бок.  ребръ,  несов.  параллель- 
но бок.  плоскостямь  призмы;  тверд, 
между  плав,  и  изв.  шп.;  уд.  в. 
5,0  —  2,9;  изл.  раковистый;  жир- 


плоскости  ихъ  конечны  я 

Фиг.  156. 


ФИГ.    Іэб.  8. 

ковыя  (I.  с.  М 
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но-блестящъ;  блескъ  стеклянный;  прозраченъ  или  про- 
свѣчивающъ;  цв.  бѣлый,  также  желтовато-сѣровато-бѣлый, 
л^елтый  и  ФІо»іетовый;  предъ  п.  тр.  неплав.,  но  разрушает- 
ся въ  бѣлый  порошокъ;  сост.  углекислая  изв.,  по  б.  ч. 
сверхъ  того  несколько  углекислаго  стронціана.  Са  С. 

Искуственно  приготовленный  арагонитъ  не  содержитъ  ни  сколь- 
ко стронціана  и  переходить  при  иѣкоторыхъ  условіяхъ  сухимъ  и 
мокрымъ  путемъ,  а  именно  при  медлѣнпомъ  охлажденіи,  въ  известк. 
шпатъ,  но  при  быстромъ  образуется  арагонитъ.  Онъ  посему  состав- 
ляетъ  весьма  выразительный  примѣръ,  что  углекислая  известь  т.  е. 
известк.  шпатъ  и  арагонитъ  составляютъ  одннъ  и  тотъ-же  мине- 
ралъ,  но  при  различныхъ  обсто>ітельствахъ  образуются  кристаллы, 
прииадлежащіе  двумъ  различиымъ  минераламъ,  такъ  что  это  есть 
диморФическая  минеральная  порода.  Оба  эти  минерала  показыва- 
ютъ  совершенно  отличныя  свойства;  если  будутъ  накаливаемы  въ 
стеклянной  трубкѣ  въ  красно  калильномъ  жару  ,  то  известк.  шпатъ 
не  показываетъ  никакой  перемѣны,  между  тЪмъ,  какъ  арагонитъ  со- 
вершенно разрушается  въ  мѣлкін  порошокь ;  однажды  даже  наблюда- 
емъ  кристаллъ  арагонита  въ  вулканич.  лавЬ,  наружный  слой  кото- 
раго  отъ  дѣйствія  жара  былъ,  по  сложенію  своему,  превращенъ  въ 
известк.  шпатъ,  между  тЪмъ  какъ  внутренняя  масса  оставалась  ара- 
гонитомъ*,  тверд,  и  уд.  вѣсъ  больше  у  арагонита,  чѣмъ  у  изв.  шп., 
посему  кажется,  что  изв.  частицы,  образующіл  арагонитъ,  плотнЬе 
соединяются  между  собою,  чѣмъ  въ  изв.  шп. 

В.  1.  щЖистоватый  ар. у  кристаллами  или  грубо-шестоватымп  и 
скорлуповатыми  отдЬльностями. 

В.  2.  щЖушсто-лсилгѵОвитый,  ар. у  сплошный,  вкрапленый,  почко- 
образный,  капелыіиковатый,  рЬже  игольчатыми  кристаллами,  по  б. 
ч.  лучисто -жилковатый.  Сюда  также  принпдлежатъ  желтьзные  цвть- 
шыу  ЕізепЫіиігву  пизолитъ  или  гороховый  тгаліенЪу  ЁігЫспзіеіп  п 
клюгевой  осаЪотгЪу  8рт'и<1еЫет,  хотя  часть  послѣдиихъ  можеть  быть 
принадлежитъ  известк.  шпату,  они  составляютъ  осадокъ  горячихъ 
ключей  Карлсбада,  весьма  богатыхь  известковыми  частицами. 

Нах.  въ  жилахъ  часто  металлоиосныхъ  древнихъ  горныхь  по- 
родъ,  въ  особенности  въ  Швацѣ  въ  Тироль,  въ  Іоахимсталѣ  въ 
Богеміи,  въ  Молинѣ  въ  Арагоніи  (что  въ  Испаніи,  отчего  и  гюлу- 
чилъ  свое  названіе);  также  на  ГарцЬ,  въ  Штиріи,  въ  вулкапиче- 
скихъ  горахь  Богеміи^  Бадена,  ьъ  ЭйФельскихъ,  во  Франціи,  въ  Турь- 
инскихъ  рудникахъ  Богословск.  зав.^  въ  Архангельской  губ.  въ  бѣ- 
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Фиг.  157. 


ломъ  морѣ,  откуда  рыбаки  его  вытаскиваютъ-,  кристаллы  его  здѣсь 
обыкновенно  вросшіе  въ  мергельныхъ  круглякахъ  или  составляютъ 
группы  скопленныхъ  октаэдровъ. 

Р,  1Ъ5,  Извтьстковый  шпатъ,  КаІкзрасЬ^  коЫепзаигег 
Каік^  скаих  сатЪопаіее.  Крист,  сист.  З-и  \-осн.у  основ, 
ф.  тупой  ромбоэдръ  въ  105°  5  (фиг.  1э7)  въ  весьма  много- 
различныхъ  Формахъ  развитія,  такъ  что 
ни  одинъ  минералъ  не  имѣетъ  такого  ко- 
личества Формъ,  какъ  изв.  шп.,  у  него 
находится  до  90  простыхъ  и  до  700  слож- 
ныхъ  Формъ^  между  ними  однихъ  ромбоэд- 
ровъ  считаются  до  оО  видовъ;  главный 
ромбоэдръ  рѣдко  встрѣчается  самостоя- 
тельнымъ,  напротивъ  того  весьма  часто  первой  болѣе 
тупой,  а  второй  болѣе  острый  (фиг.  158.  т.  т.);  въ  раз- 
Фиг  138  ^^'^^  ромбоэдрахъ  горизонтальная  плоскость 
(см.  ФИГ.  14^  с.)  часто  составляегъ  прямое  при- 
тупленіе  кон.  угла,  отчего  ромбоедры  прини- 
маютъ  видъ  октаэдровъ,  хотя  плоскости  при- 
тупленія  сов.  отличаются  оть  плоскостей 
ромбоэдра^  весьма  часто  встрѣчаются  соеди- 
ненія  ромбоэдровъ,  н,  п.  перваго  болѣе  ту- 
паго  ромбоэдра  съ  главнымъ  ромбоэдромъ  (фиг. 
\ЪЧ  Р.),  также  соединеніе  перваго  болѣе  ту- 
паго  ромбоэдра  съ  первой  6  -  стороннею 
призмою ;    часто    также    скаленоэдры  (фиг. 


8.  8.\ 


Фиг.  159. 


въ    соединеніи    съ   плоскостями  главнаго 
1.  с.  г.)  или  другихъ  ромбо-» 


Фиг.  140. 


эдровъ  и  разныхь  призмъ, 
также  б-сторонняя  призма 
(см.  140  с.  с.  с.)  съ  скалено- 

ЭДрОМЪ     (1.  с.  7-.  г.  7-.)     и  съ 

главнымъ  ромбоэдромъ  (1.  с. 
Р.)   или   съ  горизонтальною 

кон.     плоскостью,      (см.  ФИГ. 


142. 


с.)'^  эти  призмы  длинны 


ИЛИ  коротки,  иногда  даже 
таблицевидны,  тонкие  нерѣд- 
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КО  также  двойники,  болѣе  всего  въ  скаленоэдрахъ,  (фиг. 
-141.)  такъ  что  оба  недѣлимыя  имѣютъ  общую  главную 
Фиг  141  одно   изъ   нихъ    обращено  вокругъ 

главной  оси  на  60"*,  посему  и  образу ютъ 
Ъ  входящіе  и  "5  выходящіе  боков,  угла, 
иногда  6  -  стороннія  призмы  коленчато  -  со- 
единены (фиг.  ІШ,  с.  и  с')  мелгду 
собою,авъ  нихъ  плоскость сращенія 
параллельна  одной  плоскости  глав- 
наго  ромбоэдра^  встрѣ чаются  так- 
же призматическія  и  ромоэдриче- 
скія  Формы,  сросшіяся  параллель- 
но плоскости  перваго  болѣе  тупа- 
го  ромбоэдра  или  и  двухъ  ромбоэдрическихъ  или  скале- 
ноэдрическихъ  Формъ  параллельно  плоскости  призмы; 
вообще  примѣчаютсл  самыя  разнообразныя  группы  кри- 
сталловъ;  плоскости  кристалловъ  гладки  и  ровны,  гори- 
зонтальная конечная  поверхность  тускла  и  слабо-перла- 
мутроваго  блеска;  спайн.  весьма  явственна,  сов.  парал- 
лельна плоскостямъ  главн.  ромбоэдра,  иногда  сь  выпук- 
лыми плоскостями;  также  бываетъ  лучистый,  жилкова- 
тый, сплошный  и  землистый;  тверд,  известк.  шп.,  между 
апат.  и  гипс;  уд.  в.  2,7  —  2,5;  изл.  раковистый;  блескъ 
стеклянный;  прозраченъ  во  всѣхъ  степей лхъ,  съ  отлич- 
нымь  двойнымъ  лучепреломленіемъ;  отъ  тренія  пріобрѣ- 
таетъ  электричество;  цв.  часто  бѣлый,  сѣрый,  желтый, 
зеленый,  синій  и  красный;  изрѣдка  темно-бурый  или 
черный  отъ  разныхъ  смолистыхъ  примѣсей;  хрупокъ; 
предъ  п.  тр.  неплавкій;  сост.  углекислая  известь,  иногда 
съ  примѣсями  угля,  смолы.  Са  С 

В.  1.  Листоштый  изв.  ш.,  Ыаіігі^ег  Каікзр.,  окристалловапъ, 
сплошный_,  вкрапленный,  миндалевидный,  сов.  листоватый,  разно- 
цветный и  различной  прозрачности;  лаа-.  во  всѣхъ  горныхъ  поро- 
дахъ  весьма  распространеннымъ,  наилучшіе  кристаллы  въ  Дербишай- 
ріі,  въ  Тиролѣ,  во  Францін,  Саксоніи,  Богеміи,  на  о.  ІІсландіи-,  иног- 
да кристаллы  его  смѣшаны  съ  кварцевыми  зернами  и  тогда  называ- 
ются шарцовымъ  извест.  шп.,  сіитх  саѵЬопаіёе  (цшгсі/ёге,  §гс& 
сгіііаіііьс  (Іе  РопІаіпеЫеаиу  изв.  шп.  окристал.  лах.  также  въ  Фнн- 
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лппдшу  кт>  Саббо,  Гельзипгѣ,  Кимито;  въ  Богослопскихъ  зап.  и  пъ 
Керебинск.  рѵдипкѣ  въ  округ*;  Златоустовскихъ  заводовъ,  въ  Алтай- 
скііхъ  п  Нерчгтскпхъ  горахъ,  преимущественно  весьма  прозрач- 
ными 2-дЕОЙмовыми  ромбоэдрическими  кристаллами,  въ  пустотахъ 
спюпіпаго  пзвестк.  иш.,  находящагося  въ  двуФутовыхъ  жилахъ 
хлоритоваго  сланца  Керебинск.  мѣди.  рудника*,  другіе  кристаллы 
изв.  шп.  не  такъ  прозрачные  уса^.  въ  мѣдпыхъ  Гумешевскихъ  руди. 
Богословск.  зав.  въ  пустотахъ  зернист.  известняка,  вмѣстЬ  съ  бу- 
рою л^елѣзною  рудою;  л«^слтый  зернистый  пзвестнякъ  лал;.  въ  Фин- 
ляндіи,  въ  Кимпто,  Гельзингѣ,  синій  зернистый  въ  Лойо^  по  рѣч- 
кѣ  Слюдянкѣ  за  Байкаломъ  и  въ  окр.  Златоуст,  зав. 

а)  Обілкновеишгй  листов,  изв.  г«.,  бѣлаго  цвѣта,  есть  чистая  угле- 
кислая известь  или  содеряіащая  немного  желѣзной  и  марганцовой  оки- 
сей. а)Зе2тиспіо-лисіпобатый.^  окристаллованный,  сплошнын,  грубо-ил  и 
мелкозернисто-отдѣльнын,  и.  і\^,зсртістый  изссстплкЪу  .льралюръ,  нах, 
огромными  пластами  въ  гнейс  слюдеи.  сланцѣ^  рѣже  въ  новыхъ  горныхъ 
породахъ,въвидѣКаррарскаго  мрамора  въразныхъ  мѣстахъ,въ  особен- 
ности въ  верхней  Италіи  при  КаррарВ  п  иа  островЪ  Паросіг,  пре- 
восходный, мелкозернистый  и  соверш  .подобный  Каррарскому,  мра- 
моръ  бѣлаго  п,вѣта  добывается  въ  Кадаинскомъ  рудиикѣ  въ  Нерчиііскѣ; 
ломается  так;ке  зернистый  извест.  въ  Горношитскомъ  селеиіи  на  за- 
падной сторопь  Уральскпхъ  горъ,  въ  45  верстахъ  отъ  Екатеринбурга; 
въ  Сердоболѣ,  и  Рускол ѣ  въ  Выборгск.  губ.,  на  сторон  Ь  Ладожскаго 
озера,  в'ь  деревнГ,  Тіівдіи,  въ  Олонецкой  губ.  близь  озера  Сандала; 
острова  Ладо;кскаго  озера  б.іпзъ  (^ердоболя  состоять  сплошь  пзъ 
мрамора  разныхъ  сортовъ,  лсжащихъ  слоями.  /5).  СпорлуповатО' 
листоватый  или  сланцеватый  шігатг,,  Бс1гіе/ег$раі1гу  Ыаіігі^ег 
Аріігііу  сгілоііпіый,  по  б.  ч.  изогнуто-листоватый,  тоико-скорлупо- 
вато-отдѣльпый,  темно-пли  красноваго-бълый  содерж.  немного  мар- 
ганца^  и  піісколько  кремнезеіма,  п.  п.  аргсгпштЪу  аг^спіііі,  пах. 
пластамгі  въ  АльтеибергЪ  въ  Саксоніи,  въ  КонгсбергК  въ  Норвегіи,  въ 
(Сибири  по  рѣчкѣ  Слюдяьнхі;,  такрке  въ  гранитѣ  окрестностей  ]\1ас- 
сачусета;  у^^  шсстовато-листоштый  изв.  иі.у  ^іап^еіксііку  сплоппіын, 
грубо-  или  тонко-шестовато-отдѣльный,  пах.  часто  въ  зерннстомъ 
видѣ  въ  Моравіи,  Силезіи  и  другихъ  мѣстахъ. 

Ь).  Лнтрапопитовый  листоватый  изв.  иі.,  (отъ  аѵО^да^.,  уголь 
Ко7іІепкаІ/і<:раІ?іу  $2Ші1й^сг  Лпііігакопіі ^  Ш.сі(Ігррог8Іет,  КоЫс/гзраіку 
сплошной,  грубо-ил  и  мелкозернистый,  криполнстоватый,  шестовато- 
отдѣльпый,  сѣро-чермый,  содерж.   немного  ѵгля;  онъ  пах.  въ  силу- 
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рійск.  Формаціи  возлГ»  Христіаніи  въ  Норвегіи,  при  Андрарумѣ  въ 
Швеціи,  въ  Павловскѣ  близь  С.  Петербурга,  также  на  ГарцЬ  и  въ 
Испаніи. 

с).  Смолистый  листов,  изв.  шѣ.у  БьіпЫраіІіу  сплошной,  зерни- 
сто-или  шестовато-отдѣльный,  черповато-бурый,  при  треніи  издаетъ 
запахъ  амміака,  потому  что  содерл^.  смолу;  них.  при  Остеродѣ 
па  Гарцѣ,  въ  Тиролѣ,  въ  Швейцаріи  и  по  р.  Слюдлнкѣ  за  Байкаломъ. 

В.  2.  гЖушсто-жилковатый  изв.  ит.у  ІРазегвраІІг,  Лііачзраік, 
сплошный,  почковатый,  гроздевидный,  лучистый,  жилковатый,  тон- 
ко-шесговато-отдѣльный,  разноцветный,  иногда  шелковаго  блеска-, 
канельниковатый  жилковат,  изв.  ш.  называется  акилповатъгльъ  на- 
пелытпожъ  у  Тго2)^$ЬеіПу  НдЫепкаІкзіеіпу  а  другой  не  ясно  жилко- 
ватый, конически- шестоватьпі,  содержаидій  глину,  составляетъ  гвоз' 
Ълной  известнлпъ^  Т.  иІепЫгІк ,  Тиіептег^еі.,  ]^а§еШаІк\  лучистый 
изв.  ш.  наос,  рѣдко  въ  Рейхенштейнѣ  въ  Силезіи,  параллельно-л^ил- 
ков.  въ  Англіи,  въ  Дербишайрѣ,  Кумберландѣ,  въ  Саксоніи,  на  Гар- 
цѣ,  сталактитожилков.  въ  разн.  пещерахъ  зернист.,  силюрійск,  и 
юрск.  известняковъ,  на  Гарцѣ  въ  Баумановской  пещерѣ,  въ  Край- 
иЪ  въ  Адлербергской,  въ  Тиролѣ,  Силезіи,  въ  Ольштинѣ  въ  царст. 
Польск.,  а  гвоздяной  изв.  шп.  въ  Виртемб.  песчанникѣ,  въ  окрестно- 
стахъ  Царскаго  Села  въ  силюрійскомъ  изв.,  на  Вост.  берегу  Кас- 
пійск.  моря  близъ  горы  Балхана  и  въ  горн,  известнякѣ  Новгор.  губ. 

В.  5.  Сплошный  изв.  ш.,  сплошный  известнлпъ.^  сплошный,  за- 
нозистый, въ  видѣ  окаменяющей  массы,  разноцвѣтный  а)  округло^ 
зернистый  у  икрлиый  изв.  у  ооііііг.^  мелкозернисто-отдѣльный,  нах. 
пластами  въ  Пермск.  Формаціи  Гермаиіи,  на  Гарцѣ,  въ  Пермской 
губ.,  преимущественно  въ  юрск.  Форм.  Виртемб.  корол.,  Франціи,  Ан- 
гліи,  Россіи,  ьъ  Екатеринослав.  и  Харьков,  губ.^  таклхС  въ  молассов. 
Форм.  Волынск,  и  Подольск,  губ.  Ь)  обыкновенный  сплошный  извест- 
нлкъ,  ХІеЬег^ап^в-ипсіЪШъкаІку  вііигізсігег  К. у  такъ  называемый  Шаг- 
тог  отч.,  разноцвѣтный,  иногда  сланцеватый,  ( Каікзсіііг/ег у  Шіго^га- 
рЫзсЬег  Зіеіп )у  чистый  углекислый  известнякъ,  съ  содержаніемъ  же- 
лѣзной  окиси;  измѣненіе  его  опализирующее  называется 
или  раповинныліъ  ліраліоромъ  ( І^итасігеіі ) '.^  если  л^е  цвѣта  распо- 
ложены на  подобіе  развалииъ,  то  называется  флорентинспиліъ  аіраж..^ 
также  дсіідритшескиліъ  лір.у  ( Киіпсп  —  и  ЛепЛгШвсІіег  Шаг  тог 
сплошные  разноцветные  мраморы  нах.  по  берегамъ  Ладожска- 
го  озера  въ  Олонец.  губ.  въ  сосѣдствѣ  съ  діоритами;  сплош- 
ной нах.  огромными  массами  во  многихъ  странахъ  Апгліи,  Швеціи, 
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около  Парловска  и  въ  Эстляндіи;  развалиіювидный  мраморъ  по  рѣкамъ 
Арііо  и  По  во  Флоренціи  ьъ  Италіи,  лумахелла  въ  Блейбергѣ  въ  Ка- 
ринтіи  и  литограФическій  камень  съ  отпечатками  рыбъ  при  Паппенгей- 
мѣ;  СолепгоФепѣ;  подобный  литографическому  камню  сланецъ  нал:,  въ 
молассовоп  Формаціи  въ  селѣ  Хоньковцахъ,  въ  б  верстахъ  отъ  Дне- 
стра въ  Подольск,  губ.,  гдѣ  опъ  составллетъ  цѣлую  гору,  простира- 
ющуюся на  несколько  верстъ,  пласты  его  толщиною  въ  8  дюймовъ 
перемѣжаются  съ  мергельнымъ  сланцемъ  и  представллюгъ  весьма 
твердую  плотную  массу  л^елтобѣлаго  цвѣта.  с)  Сжолистый  сплош' 
ный  изб,  или  волюий  памепъу  ^Ыіік$Ьеіщ  Т^исиНаПу  І^исиІШу  Заизіегп 
при  треніи  издаетъ  непріятный  запахъ,  отъ  примѣси  смолы;  цвѣта 
его  черные,  дымчатые*,  пах.  въ  Тюрингенѣ,  во  Франціи,  въ  Прагѣ, 
Богеміи  и  съ  нимь  сходствуетъ  по  б.  ч.  сжолистый  лісргелъный 
сланецъ  или  лтЪистый  сланецъ  съ  оттисками  рыбъ  и  чернаго  цвѣ- 
та  при  МансФсльдѣ  въ  пермск.  Формаціи;  онъ  содержитъ  к ромѣ  гли- 
ны еще  смолу.  Туфовый  сплошный  изв.  или  извеспітговый  туфъ.^ 
КаіЫи^-і  Тифіеіп,  Т)исѣеіп,  Шег^еііи^  отч.,  скважистый,  труб- 
чатый, ячеистый,  съ  отпечатками  растеній^  новѣйшій  по  б.  ч.  оса- 
докъ  горячихь  ключей,  н.  п.  Траве^)тино^  соп/еііо  8.І  Тігюіі,  близъ 
Рима,  или  пластами  въ  верхне-молассовой  ФОрмацти,  въ  Виртембергѣ, 
въ  Саксоніи  при  Мейссенѣ,  въ  Богеміи,  Венгріи,  при  Кавказскихъ- 
горячихь  ключахъ  въ  Пятигорскѣ,  гдѣ  гора  Машука  вся  изъ  него 
состоитъ,  въ  Пудосіѣ  близъ  Гатчины_,  гдѣ  онъ  осал^даетсл  изъ  разлива 
рѣчкн  Пудости,  и  по  р.  Ижорѣ,  въ  огромны хъ  массахъ,  содержащихъ 
въ  себѣ  разпыл  ныпѣ  еще  тамъ  водящіяся  пресноводныя  раковины, 
ЛлтпаеиВу  РіапогЪк;  также  близъ  Саткинск.  зав.  въ  Оренб.  губ. 

В.  4.  Зелілистый  изв.  иіп.у  сплошный,  мягкій,  бѣлый,  темно- 
бѣлый,  тусклый,  марающій,  тощъ  на  ощупь;  чиста я-углеродиокис- 
лая  известь;  измѣненія  его  а)  ліѣлъ,  Кгеісіе.,  весьма  тощъ  на  ощупъ; 
нах.  цѣлыми  горными  массами  въ  Англіи,  Швеціи,  Даніи,  Фран- 
ціи,  Германіи,  на  островѣ  Рюгенѣ,  въ  Россіи  въ  Гродніі  на  берегу 
Немана,  въ  Кременцѣ  въ  Волынск,  губ.,  въ  Славлносербскѣ  по  р. 
Дону;  превосходный  бѣлый  мѣлъ  въ  Симбирской  губ.,  который  раз- 
возятъ  весьма  далеко  по  Волгѣ;  въ  Крыму,  и  Ь)  горное  ліолоко^ 
Вег^-тйсііу  Мопсітіісііу  ШеМкгеЫву  сплошной,  пЬнистый,  налетЪлый, 
рыхлый,  весьма  легкій,  нѣл^ный  на  ощупь,  нах.  въ  разныхъ  пеще- 
рахъ  и  трещинахъ  юрскаго  и  другихъ  известнлковъ,  еще  нынѣ 
образующихся,  въ  Швейцаріи,  Тирол  Ь,  Баварін,  Саксоніи,  въ  Шид- 
ловѣ  въ  царств.  Польск.  и  въ  Колывани. 
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Сюда  относится  также  рухллш  или  мергель,  Шег§-с1у  Шег^еі^ 
ІіоПі^  оплошный;  изл.  землистый,  неровный-,  млгкій;  сѣрый  или  отъ 
желѣзііой  окиси  бурый,  темный,  красный;  тусклъ,  тощъ  на  ощупъ; 
сост.  изъ  углекислой  извести  въ  тѣсномъ  смѣшеніи  съ  глиною,  по 
крайней  мі>рѣ  еодер;кащій   10  проц.  глины  и  издающій   при  дыха- 
ніи  г.піпистый  запахъ,  да;ке  отчас  т[і  еъ  пеекомі ,  менѣе  вскипающій 
съ  кислотами,  чемъ  обыкновенный  нзвеетнякъ,  и  по  сему  раздѣляет- 
ся  на  пзассптовып^  глииистілй   и    песчанистый  лісргель\  наос,  пла- 
стали! кі,  разігыхъ  горн,  системахъ  и  въ  снлюрійск.  сиетемѣ  Эстлян- 
діи,  но  чаще  въ  девонской  снет.  и  горномъ  известняк!.  Россін,  Нов- 
городской  и   ЛиФлиндекой  губ.,  также  въ  пермск.  сист.  Пермской 
губ.,   въ  тріаеѣ    Внртембергек.   коро.і.   и    весьма    многихъ  другихъ 
странахъ.  Такъ  называемые  Гсльлюитобые  гапры,  Іасііів  Нсіпіопііі^ 
зеріагш,  составллютъ    плоско-округленныя   мергельныл    массы  съ 
|)азліічно  образованными  пустотами,  наполненными  изввет.  шпатомъ^ 
отчего   образуются  какъ  бы  перегородки,  и  плоско-круглые  камнн 
получаютъ  видъ  Алілюішпговъ ;  пах.  эти  зер^аттае   въ  Англіи,  Мае- 
сачусетѣ  и  въ  юрской  Форм.  Симбирск,  губ.  на  берегу  Волги.  При- 
мѣчателыіы  епі,е  такъ  называемые  срагурпые  или  ижатровсше  калі- 
нпу  представляющіе   б.  ч.   подобіе  цыФры  8  й  весьма  часто  иопа- 
дающіеся  на  р.  Иматрѣ  около  версты  ниже  самаго  водопада,  гдѣ  они 
лежатъ  въ  мергель,  между  слоями  его;  подобные  Фнгурн.  камни  нах. 
въ  Псковѣ  и  на  западн.  берегу  Сѣв.  Америки,  на  Алеутскихъ  остро- 
вахъ,   въ  Африкѣ;   Эреибергъ  принимаетъ   ихъ   за  несовершенны 
кристаллы  или  кристаллоиды. 

Упоіпр.  весьма  полезное;  известковый  шпатъ,  т.  е.  чнстыя  из- 
мѣненія,  употребляется  при  различиыхъ  металлургическихъ  про- 
бахъ,  для  прнгоіовленія  стекла,  углекислоты  и  т.  п.;  зе|)иистый  из- 
вестнякъ  на  скулнтурньтя  и  архитектоническая  издѣлгя;  всѣ  дрсвнія 
статуи  состоятъ  изъ  Па]^оскаго  немного  г[)убозернистаго  мрамо- 
ра_,  а  статуи  иовѣйпгихъ  художниковъ,  ТорвалъдсотШу  Каковы  изъ 
мелкозернистаго  известняка  Кар|)арскаго;  древнія  статуи  имѣютъ 
по  б.  ч.  ;келтый  цвТэТъ  отъ  того,  что  въ  Паросскомъ  мраморѣ  нахо- 
дится немного  желЬзной  окиси,  которая  отъ  долгов])еменнаіо  влія- 
нія  воздуха,  даеть  поверхности  ихъ  желтый  цвіітъ.  Сплошный  извест. 
вездЬ  употребляется  какъ  строительный  матеріалъ,  въ  особеніюсти 
па  плиты  для  тротуаровъ,  и.  п.  силюрійскій  изв.  въ  С.  Петербур- 
га, на  комнатные  полы,  лѣстннцы,  подокоики,  па  столбы  дверей  и 
т.  д.;  нечистыл  кристаллическія  измѣііспія  употр.  на  стѣны  домовт>, 
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крЫіостей^  на  мостовую,  по  чистыл  изміліепіл  превосходных!.  цві>- 
товъ   и  такъ   кріііікіл;   чго  они  хорошо  полнр^-югсл,  доставллштъ 
матеріалы  длл  столовъ,  вазъ,  бюстовъ  и  Д|)уг.  искуственныхъ  ііроизве- 
деній  \  въ  особенности  славлтсл  разноцьѣтные  сплгорійскіе  нзвестнл- 
кн  Англіи,  Гарн,а,  Тпролл   (Унтерберга)   и    Іігаліи,  гдѣ  преимуще- 
ственно  приготовлліогсл    разныл   нздѣліл   изь   нихъ   и    есть  осо- 
бенныя   названіл    длл   разныхъ  цвѣтовъ,  такъ   п.   п.  пего  апіісо, 
Г0580  апіісо   и   ^іаііо  апіісо  иазываютъ   тпмъ   черный,  красный  и 
желтый  сплошпый  мраморъ ,  а  другіл  различіл  нослтъ  названіл  но 
расположенію  цвѣтовъ,  н.  п.  тагто  Поі  ііо  (н,вЪточный),  ніагто  і)ас- 
8ІПО  (ландшафтный)   и  тагто  гисіегаіо  (і)азвалииовндный)^  кото]^ые 
всѣ  находл  гсл  во  Флоренціи  и  весьма  уважаютсл,  такъ  что  они  поли- 
руютсл  и  такимъ   образом  ь  употрсблліотся   длл   украшеніл  стѣнъ 
въ  комнатахъ   вмѣсто  картннъ*,  особыл  Фіпуры  па  клмнЬ  нроисхо- 
дмтъ  оттого,  что  онъ  содеря^нтъ  весьма  мелкіл  трсщнпы,  въ  которыл 
всасывались   лѵслѣзнстыл  воды,   и  по  сланцеватому   его  сложснію 
желѣзнал  окись  распространилась  и  придала  массѣ  известнякп  весь- 
ма красивый  впдъ-,    по  высыханіи  воды,  ліелі>знал  окись  осталась 
въ  видѣ  водянист:  й  окиси,  окрашивал   камень  бурожелтыми  цвета- 
ми. Другіе  болѣе  топкіе  известковые  сланцы  угютр.  на  крыіпкн  до- 
мовъ,  какъ  напр.  СоленгоФенскій,  а  болѣе  толстые  на  литографиче- 
скіе  камин,  которые  отсюда  разсылаются  по  всЬмъ  частлмь  свѣта. 
— Другіл  измѣненія  сп^юшнаго  известняка  употр.  при  плавкѣ  желііза 
и  свинца,  какъ  средство  длл  ускореиіл  плавки  ихъ,  такл^е  на  сже- 
ніе  извести,  употребляемой  при  кладкѣ  стросній;  мѣлъ  вездѣ  употр. 
на  краску  и  при  пнсаніи,  на  очнщеніе    металлическихъ  и  стскл/гп- 
ныхъ  сосудовь,   на  бѣленіе  военной  аммуннціи,    п])и  пріпотовлеиіи 
соды   изъ  глауберовой   соли,   съ  свинцовыми  бьлилами  и  съ  коно- 
ііллнымъ   масломъ   длл   состава   на   замазку   окошекъ.  Известко- 
вый туФъ  употр.  для  стЬпь,  строгніл,  иногда  далее  на  колонны  домовь, 
какъ  н.  п.  въ  Пятіиорскіі   изв.  туФь    горы  Мапіуілн,   а  въ  С.  Пе- 
тербургѣ  туФъ  Ііудожскій-    сженнал   изв^'сть  употр.  на  разтворъ  и 
на  приготовленіе   щелочи,  таклчв   при  дѣланін  стекла,  на  п])игото- 
вленіе  хлористой  извести,   известковаго    молока,  известковой  воды 
(асріа    саісіь),  длл   от,і,ѣленіл  волосъ  въ  кол;евенномь   дѣлѣ  и  т.  д.- 
мергельньпі  известилкъ  и  еще  болѣе    известковый   м('])гель,  содер- 
жащей отъ  20  —  25  проц.   глініы,  обоз;кенный,  уіюгребллетсл  на 
лрнготовлсніе  гидравличсскаго    разствора,   твердѣющаго  нстолько 
на  воздухіі,  по   н  въ  водѣ,  по  сему   уиотр.    во  всЬхъ  подсодпыхъ 
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построикахъ;  свойство  это  зависитъ  отъ  прис}тствіл  въ  извести  кре- 
мнезема. 

Р.  1Ъ6.  ГоРькозЕмистый,  горькій  или  доломи- 
товый шгіАтъ,  (отъ  Воіотіеп,  въ  честь  этого  геогнос- 
та),  Віисгзраііг^  Шііегкаік^  Шогосігіі^  Іліпи^  сігаих  сагЪопаІее 
7па^пезі/ёге  отч.  Крист.  сист.  Ъ-и  1-оси.-^  основ,  ф.  ром- 
боэдръ,  уго.іъ  конечныхъ  ребръ  106*15',  кромѣ  того 
еще  два  болѣе  острыхъ  ромбоэдра,  изъ  которыхъ  одинъ 
въ  79^  Ъ6\  а  другой  въ  66°  7';  и  разныя  соединенія  болѣе 
остраго  ромбоэдра  съ  горизонт,  кон.  плоскостью^  соедине- 
Фпг  14-^     ^^^^  основнаго  ромбоэдра  (фиг.  142.  г)  съ  гори- 

§зонт.  кон.  плоскостью  (I.  с.  с.)  и  съ  послѣдн. 
болѣе  острымъ  ромбоэдромъ  (I.  с.  ^г.)*  плос- 
кости кристалловъ^  въ  особенности  плоскости 
основнаго  ромбоэдра,  часто  седловидно  искри- 
влены, посему  и  подобные  кристаллы  назы- 
ваются седловатыми  чечевицами  ;  двойники 
весьма  рѣдки;  по  б.  ч.  сплошный  и  въ  дру- 
гихъ  наружныхъ  г.идахъ;  спайность  парал- 
лельна плоскостямъ  основнаго  ромбоэдра;  рѣд- 
ко  лучистый,  жилковатый  и  округленный;  тв(;рд.  между 
плав,  и  изв.  шп.;  уд.  в.  "5,0  —  !2,8;  блескъ  стеклянный 
или  перламутровый ;  прозраченъ  или  просвѣчивающъ; 
цв.  бѣлый,  желтый,  красный,  зеленый,  черный  и  бурый; 
предъ  п.  тр.  пеплавкій;  сост.  углекислая  известь  съ  угле- 
кислымъ  горькоземомъ,  по  б.  ч.  так;ке  содерж.  не  много 
углекислой  ;келѣзной  и  марганцевой  закиси;  рѣже  боль- 
шая часть  углекислаго  горькозема  замѣнена  углекислою 
ліелѣзною  закисью.  Са  С  -ь-  М§  С. 

В.  1.  Овыпновеиный  доломитовый  итатъ^  1^1Нег$ра11іу  Віаип- 
зраііъ,  І)оІотііу  въ  соляной  кислотЬ  растворяется  со  слабымъ  киііѣ- 
ніемъ,  а)  листоватый  по  б.  ч.  крііволпстоватыГі,  угловатозерііпстып, 
разиоцвѣтиый,  грубозернистый  у  Каиіепзраіііу  ТішгапМ^  Міетйу 
окристалловалый,  сплошпын,  /3)  ліе лш зернистый  ^  вкрапленный, 
сплошный,  у)  скорлупова771ый^  прямо-или  криво-скор.іуповато-от- 
дѣльпый  (въ  Мииасъ  Гераэсв),  Ь)  окилповатый  об.  д.  шп.^  узколу- 
чистый или  жилковатый,  разноцветный,  с)  сплошный  об.  Э.  шп., 
Виіегкаікзіеіпу  Каисішаске  отч.,  сплоипіый,  занозистый,  бълый,  сѣ- 


—    Ш7  — 


рый,  желтый;  если  твердость  его  немного  болѣе,  то  называется 
Гурго(ріаномг,у  Оигіьо^апу  отъ  ГургОФа  въ  Австріи,  и  Копшпомь^ 
Сопііу  нах.  въ  жнлахъ  при  Фрейбергѣ. 

В.  2.  СиЪерихеаий  г.  ит.у  $ісІсгі$с1гег  ВШегзраіІі ,  ЛпТсетгіу  Ра- 
гаіотзраІІЪу  кристаллами,  или  сплошный,  сѣровато-бѣлын,  просвѣ- 
чиваюицъ,  лах.  пластами  въ  слюденомь  сланцѣ  въ  Гастейнѣ  въ  Залц- 
бургЬ  и  въ  Штиріи. 

Нах.  въ  разныхъ  гориыхъ  Формаціяхъ  пластами,  жилами,  въ 
талы^ов.  хлоритов,  слапц.,  зернист.  известнлкѣ,  миндальномъ  камнѣ, 
гипсѣ,  въ  Галлѣ  въ  ТиролЪ,  въ  Билинѣ  въ  Богеміи,  въ  ВиндзорЬ 
въ  Англіи,  въ  царст.  Польск.,  въ  Россіи  въ  Березовск.  рудникахъ, 
въ  Екатеринбургск.  окр.;  вросшій  въ  листвянитѣ,  также  въ  хло- 
ритов, и  тальков.  слаиц.  въ  видѣ  мелкихъ  ромбоэдрич.  кристалловъ, 
въ  окрестностяхъ  Невьянска  и  въ  Уфалейск.  зав.*,  кристаллы  часто 
близъ  золотоносныхъ  жилъ  разрушены  и  вмѣсто  ихъ  примѣпаются 
только  ромбоэдрическія  пустоты,  часто  наполненныя  бурою  охрою*, 
въ  жилахъ  они  нах.  въ  Березовск.  рудн.  въ  видѣ  полудюймовыхъ 
ромбоэдровь  въ  кварцѣ,  также  въ  Верхие-Ивиискомъ  зав.  большими 
прозрачными  кристаллами  до  5  дюймовъ  въ  жилахъ  тальков.  сла»^ 
ца  горы  Рашкинон  въ  Поляковск.  зав.  и  въ  сплошномъ  видѣ  въ 
змЪевнг^ѣ  окрестностей  Міяскаго  зав.;  сь  глиною  зернистый  дол. 
пах.  большими  массами  въ  слюдлн.  сланцѣ  древіиіхъ  и  новѣйшихъ 
пзвестковыхъ  Формацій  и  въ  порФИрахъ  Швейцаріи  въ  с.  Готардѣ, 
въ  Фассаской  долинѣ,  въ  Баваріи,  Виртембергѣ,  въ  Эйфсльск.  гор., 
въ  Англін,  въ  У])альск.  гор.  въ  округѣ  Міяскаго  зав.  и  весьма  мел- 
козернистый въ  Кадаинск.  рудн.  въ  Нерчинск,  зав.;  жилковатый 
об.  д.  шп.  при  Шемницѣ  въ  Венгріи  и  сплошный  дол.  во  всѣхъ 
почти  горныхъ  Формаціяхъ  Россіи,  Финляндіи,  въ  РутковЬ  и  въ 
Олонецк.  губ. 

Р.  1*57.  Магнезит ъ,  Таікзраііі  и  Ма^пезіі;^  сЪаих  саг- 
Ьопаіее  та§пе$і[еге  отч.  Крист.  сист.  Ъ-и  І-оснал^  основ. 
Ф.  тупой  ромбоэдръ  107^22^,  по  б.  ч.  сплошный,  окру- 
гленный^ спайн.  параллельна  плоскостяіМЪ  основ,  ромбо- 
эдра; изломъ  раковистый;  тверд,  плав.,  иногда  изв.  шп.; 
хрупокъ^  уд.  в.  5,1  —  ^,9;  цв.  сѣрый,  бурый^  блескъ 
стеклянный^  тусклъ^  сост.  углекислый  горькоземъ,  желез- 
ная заки(ъ  и  марганцовая  окись.  М§  С. 

В.  1.  щЛистоватый  м.,  Таікзраііг^  Ша^пе$іі$раі}г у  ОеІЫраЬк 
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окріісталлованпыГі,  совсрш.  листоватый;  лах.  іѵь  тальк.  сланц-Ь 
Швейцаріи  м  Тнролл. 

В.  2.  Оплошный  ль.у  СгіоЬегЫі:^  геіпе  Таікегсіс^  сплошным,  поч- 
коватый,  желтый;  нах.  въ  змѣевпкѣ  въ  Силезіи,  Моравіи,  Штпрііі, 
также  сплошными  снЬл^нобѣлыми  валунами  въ  зм!>свнкѣ  междѵ  Ха- 
бариомь  и  Губерлннскомъ  въ  Уральск,  гор. 

В.  5.  Зслілистый  лг.^  вк|)аплеинын ,  мелкоземлнстый_,  бѣлый, 
мараюш,ій;  кох.  съ  предъидушнмь  при  Франкеиіптейнѣ  вь  Сил<лзіи' 

Если  онъ  содержитъ  воду,  то  называется  1  иЬролшгнсзитолщ 
НуіІтотаі^тіемЬ^  составь  котораго  углекислый  горькоземъ  съ  18  проц. 
воды.  ]Ѵ%  Ж'^-л-ЪЩ  С. 

Нах.  въ  змѣевикѣ  Ирландти,  и  Ныотерси. 

Семейство  29.  Иттровые  сол.  камни. 

Крист.  сист.  \'Оспая^  тверд,  отъ  апат.  до  плак. 
шп.,  уд.  в.  4,1-  Фосфорнокислый  натрій  бе.зь  воды. 

Р.  1о8.  Иттровый  шпАтъ,  УіІегзраіЬ.рІіо.^рЬогзаиге 
^иетсгд^е.  Крист.  сист.  2-гг  І-осѵ^ял,  основ,  ф.  квадрат- 
ная призма  съ  пло(!КОСтями  квадратнаго  октаэдра,  также 
оплошный ;  изломъ  неровный  \  цвѣтъ  темноватобурый; 
блескъ  жирный;  сост.  ФОСФорнокислый  иттрій,  немного 
плавиковой  кислоты  и  желѣзной  окиси.  Р. 

Нах.  въ  граіштѣ  въ  Южной  Норвегіи  и  въ  Иттерби  съ  гадо- 
лнпитомъ. 

Семейство  эО.  Плавиковые  сол.  камни. 

Крист.  сист.  по  б.  ч.  правилън.у  •  но  так;ке  Ъ-и  1-ос- 
нал,  \'и  1-осн.  и  ^-и  І-осн.-^  тверд,  отъ  плав.  шп.  до  апат., 
даже  до  кварц,  и  болѣе,  а  также  изв.  шм.;  нѣкоторые 
хрупки;  уд.  в.  5,4  —  2,6;  блескъ  стеклянный,  жирный, 
наружный  видь  особенный,  какъ  бы  влалин/ін;  согтавъ 
известь,  го[)ьк()земь,  глнноземъ,  иттрій,  церій  съ  буро- 
вою, ФосФорной,  плавиковой,  титаиовою  исѣрною  кисло- 
тою, безь  воды;  рѣдко  съ  водою,  каігь  у  датолита  и 
алунита. 

Р.  159.    БоРАдитъ,   оЫаесІгізсЬсг    Вога::Іі;^  та^лезіе 
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Ьогаіее.  Крист.  сист.  правильная.^  основ,  ф.  октаэдръ,  но 
преимуществуетъ  эксаэдръ,  иноі\/\а  въ  соединеніи  съ  пло- 
скостями граііатоэдра  и  половнниыхъ  плоскостей  октаэд- 
ра, посему  не  рѣдко  тетраэдръ,  также  соединение  эмиок- 
таэдра  и  эксаэдра,  тріакисъ-тетраэдръ,  эксакисъ-октаэдръ; 
спайность  несов.  параллельна  октаэдрич.  плоскостям  ь^ 
изл.  раковистый^  тверд,  кварц.^  уд.  в.  5,0  —  ^,9;  цв.  бѣ- 
лый,  ;келтоватосѣрый^  бл.  стеклянный^  просвѣчивающъ; 
отъ  нагрѣванія  дѣлается  полярно-электрическимъ;  предъ 
п.  тр.  плавкій,  окрашивая  пламя  темно.>елеными  цвѣтами; 

сост.  борнокислый  горькоземъ.  Ѣо. 

'  Нах.  въ  гипсѣ  при  Люііебу}згЬ  и  Зегебергѣ  въ  ГольстейпЬ*,  бо- 
рацитъ  всегда~^ываетъ  вросшпмъ  въ  зериистомъ  гипсѣ. 

Р.  140.  Родицитъ,  І\Но(ІЬи^  (отъ  ^одео(;^  красный). 
Крист.  сист.  правильная.^  основ,  ф.  гранатоэдръ,  также 
гранато.эдръ  въ  соединеніи  съ  тетраэдромъ^  кристаллы 
мелки,  но  ясны;  плоскости  по  б.  ч.  вогнуты;  тверд,  бо- 
лѣе  топа.з.;  уд.  в.  Т),4 ;  цв.  сѣровато-желтовато-бѣлый;  бл. 
стеклянный,  склоняющейся  къ  алмазному;  просвѣчивающъ; 
отъ  нагрѣванія  сильно  полярно-электризуется;  предъ  п. 
тр.  трудно  плавится  въ  бѣлое  стекло,  окрашивая  пламя 
зеленымъ,  а  потомъ  красеымъ  цвѣтомъ,  отчего  можно  за* 
ключить  о  содер;каніи  литія;  сост.  кажется  литинистый 
горькозсмъ. 

Пах.  вросшимъ  въ  красномъ  турмаліпіѣ  и  квлрцѣ  въ  дер.  Са- 
рапульской  въ  Екатеринбург,  окр.,  мелкіе  въ  2-лии.  длиною  кри- 
сталлы походлтъ  на  борацитъ,  такъ  что  вероятно  въ  иихъ  горько- 
зсмъ замѣщепъ  известью. 

Р.  141.  Датолитъ  (отъ  Затео^аі^  отдѣляю),  Ваіоііііц  Цу- 
8(;07пи^  Езтагіііі.^  НитЬоЫій^  сііаих  сагЬопаіёе  зііісеизе,  Крпст. 
сист.  %и  \-глен..^  ромбическая  призма,  по  б.  ч.  первая  въ 
соединеніи  со  второй  и  съ  косо-насажденною  конечн.  плос- 
костью; тьерд.  апат.;  уд.  в.  0,4 — Т),0;  бл.  стеклянный,  внутри 
жирный;  цв.  бѣлый,  но  часто-желтоватый,  зеленоватый; 
сост.  борнокислая  и  кремнекислая  известь  и  немного  во- 
ды. Са  Ё^о -I- Са       -і- Н. 

Нах.  въ  гиейсѣ  \\ъ  Ареидалѣ,  въ  зелепомь  камиЬ  па  Гарцѣ,  въ 
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миндальномъ  камнѣ  въ  Тиролѣ.  Сюда  принадлежитъ  также  ботріо- 
литъ  въ  видЬ  почкообразиаго  или  гроздеобразнаго  капельника  на 
крпсталлахъ  известковаго  шпата;  пах.  въ  Арепдалѣ  въ  Норвегіи,  въ 
видѣ  атсилковашаго  дат. 

Р.  14^.  АпАтитъ  (отъ  атгагем^  привожу  въ  заблуж- 
деніе),  ЛраіЫу  ркозр/гогзашег  Каік.  Крист.  сист.  Ъ-и  1-ос- 
нал,,  основная  ф.  діэксаэдрическая  призма  съ  плоскостя- 
ми діэксаэдра,   наклоненіе   конечн.   ребръ  въ  14^*^20^  и 
бок.  ребръ  вО^і^З^;  обыкновенное   соединеніе   сост.  изъ 
плоскостей  додекаэдра  (фиг.  14  э.  х.  х.  х.)  и  первой  шести- 
Фиг.   145.      сторонной  призмы  (1.  С.  М.  М.  М.)*  кромѣ 
того  еще  горизонтальная  конечная  плос- 
кость  (1.  с.  Р.)'  часто  Бстрѣчается  первая 
6-сторонняя  призма  съ  горизонт,  кон.  плос- 
костію,  а  иногда  еще  плоскости  второй 
VI        X    А    6-сторон.  пр.  или  вмѣсто  ея  плоскости  бо- 
лѣе  остраго  дидодекаэдра  (I.  с.  5.  5.),  какъ 
притупленіе  угловъ,  лежащихъ  ме;кду  плос- 
костями перваго  діэксаэдра  и  первой  6-сторонн.  призмы; 
кромѣ  того  еще  болѣе  тупыя  или  болѣе  острые  дидоде- 
каэдры; кристаллы  вообще  коротки,  призматическія  или 
толстыя  таблицы;  преобладаетъ  кон.  плоскость  при  со- 
кращеніи  6-сторонной  призмы;  плоскости  пр.  обыкновен- 
но вертикально  струйчаты;  спайность  не  совер.  парал- 
лельна бок.  плоскостямъ  пр.  и  горизонт,  кон.  плоскости; 
тверд,  апат.  между  пол.  и  плав,  шп.;  уд.  в.  э,^  —  0,1; 
бл.  стеклянный   или  ліирный;  прозраченъ  или  просвѣ- 
чивающь;  иногда   примѣчается  дихроизмъ;   цв.  бѣлый, 
но  обыкновененъ  синій,  зеленый,  сѣрый,  бурый  и  крас- 
ный;  изл.   раковистый;  иногда  сплошный,  ;килковатый, 
листоватый,  зернистый,  землистый;  предь  п.  тр.  плавит- 
ся  на    краяхъ  въ  бѣлое  стекло;  составъ  ФОСФорно-кис- 
лая  известь  и  немного  плавиковой  и  хлористой  кислоты. 

Са       -ь-  ^Са  =  5р. 

В.  1.  чЛисшоватый  ал.,  окристализоваппый ,  вросшими  зерна- 
ми, рЬдк.0  оплошный  и  вкрапленный,  всегда  листоватый,  благорбЬ' 
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ный  С прозрагішіі )у  обыпновентгй ,  берилловиЪный  ( Л^шЫі )у  спар- 
жевой памепь  (Зраі-^еЬіеш  Азрага^оШ/г),  ІМогохііу  ЕисІавіЬ. 

В.  2.  іЛуіисто-жллтговатый  ап.у  РііозрТгогіі у  сплошный,  гроз- 
девидный, круглый,  почковидный,  желто-бѣлый,  красноватый,  буро- 
черный,  содерж.  так;ке  по  б.  ч.  углекислую  известь  и  ФОСФОризуется. 

В.  5.  Зелілистый  ап.^   тусклое  землистое   вещество хорошо 
ФОСФорнзующІйсл,  зелено-сѣрый. 

Пах.  въ  вулканическихъ   горныхъ  породахъ  Везувія,  въ  РимЬ, 
на  озерѣ  Лахѣ,  въ  жилахъ  въ  грапитЬ,  гнейсѣ,  зерпистомъ  извест- 
някь  ІІІвейцаріи,   Тироля,  Богеміи^  Норвегіи,  Швеціи,  Финляндіи, 
по  рѣчкѣ  Слюдянкѣ  за  Байкаломъ  (Евкласигъ),  синій  и  красный  въ 
Паргасѣ,  зеленый  окристал.  въ  Таммелѣ^  Паргасѣ  и  Гельгингѣ;  го- 
лубой, сплошной  и  зернистый   въ  Паргасѣ*,  превосходные  кристал- 
лы ап.  пах.  въ  изумрудныхъ  копяхъ  въ  Екатеринб.  окр.,  въ  окру- 
гѣ  Міяск.  зав.   въ  Назямск.  гор.   въ  Керебинск.  рудникѣ*,  весьма 
примечательные    желваки  желѣзистой  Фосфорнокислой  извести,  по- 
падаются  въ  мѣловомъ  рухлякѣ  [опокп)  Симбирской  губ.  въ  Сим- 
бирск, уѣздѣ  близъ  деревни  Шиловки  на  УренЬ;   подобные  желва- 
ки встречаются  въ  Курской  губ.  и  въ  мѣловой  ФОрмаціи  Подольск, 
губ.  при   дер.  Ладавы,  близъ  Могилева  на  Днѣстрѣ,  гдѣ  желваки 
Фосфорнокислой  извести  или  ФОСФОрита  иногда  достигаюсь  величи- 
ны дѣтской  головы,  какъ  въ  Логразанѣ  въ  Эстремад)рѣ,  и  всегда 
лучисто-листоваты  въ  срединѣ      и  ясно  ФОСФОризуютсл.  Мороксшпи 
пах.  по  рѣчкѣ  Слюдянкѣ  за  Байкаломъ;  кристаллы  внолнѣ  образова- 
ны, пррдставляютъ  на  обоихъ  копцахъ  6  плоскостей',  иногда  также 
въ  Финляндіи  на  островѣ  Паргасѣ*,  въ  Уральск,  гор.  ап.  пах,  толь- 
ко  окристаллизованнымь,  большіе,  иногда  до  3-хь  дюймовъ,  кри- 
сталлы въ  Міясцитѣ  и  въ  зернистомъ  известняке  и  хлоритов,  слан- 
це въ  Ильменской  горе,  кристаллы  съ  округленными  ребрами,  тем- 
ные, прозрачные  на  подобіе  спаржеваго  камня  изъ  Тироля;  остро- 
реберные, бурые,  дюйлювые  кристаллы  встречаются  въ  зернистомъ 
известняке  въ  Ахматовск.  руднике  къ  западу  отъ  Златоустовск.  зав., 
съ  кристаллами  альбита*,  сросшимися  кристаллами  пах.  въ  хлори- 
тов, сланце   въ  Керебинск.  руднике,  въ  Ахматовск.   руднике;  кри- 
сталлы белые,  прозрачны,  |-дюГімовые-,  желтые  крнстаѵТлы,  разру- 
шенные вместе  съ  лейхтенбергнтомъ  по  речке  Черемшанке  въ  16 

*)  См.  мною  изданное  Nа^.  ЬІ8І.  Зкігге  ѵоп  ѴоІЬ.  шісі  Роііоі.  1850.  ѴѴіІпа. 
ра§.  І28  (подъ  названіемъ  Мег§е1кц§е1и). 


верст,  отъ  Мілск.  зав.  Подобный  родъ  сосгавллетъ  Вигнеритъ^ 
(собст.  II мл),  ТѴа^пачіу  РісигоЫаЗу  ;келтало  цвЬта,  уд.  в.  5,1  и  тверд, 
апат.,  состоящій  изъ  ФОСФориокислаго  горькозема  іі  иебольш. 
колич.  плавиков,  кислоты*,  пах.  въ  Тиролѣ  близъ  ВерФепа. 

Р.  14  О.  Плави  к  ъ,  ШизщшіН^  сіших  /Іиаіёе.  Крист. 
сист.  правильная^  основная  ф.  октаэдръ,  гораздо  чаще 
эксаэдръ,  также  гранатоэдръ  и  эксакисъ-октаэдръ,  всѣ  Фор- 
мы неизмѣнснны  \  но  нерѣдко  соединеніе  эксаэдра  съ  окта- 
эдромъ,  такъ  что  плоскости  этого  или  другаго  преиму- 
іцествѵютъ;  соединеніе  эксаэдра  съ  гранатоэдромъ  или  съ 
тетракисъ-эксаэдромъ,  также  соединеніе  эксаэдра  съ  лей- 
цитоэдромъ  или  съ  эксакисъ-октаэдромъ;  часто  сросшіе- 
ся  экгаэдры  образую гъ  двойники,  такъ  что  они  срослись 
параллельно  октаэдрической  плоскости  и  ось  враіценія 
вертикальна;  плоскости  эксаэдра  обыкновенно  гладки; 
но  иногда  также  струйчаты,  или  кристаллы  удлиненны 
и  не  сов.  окристаллованны;  спайн.  весьма  сов.  параллель- 
на плоскостямъ  октаэдра;  тверд,  плав.  шп.  есть  средняя 
между  апат.  и  изв.  шп.;  хрупокъ;  уд.  в.  —  5,1;  бл. 
стеклянный;  цв.  бѣлый,  зеленый,  ФІолетово-синій,  жел- 
тый, красный;  изл.  раковистый;  прозраченъ  или  просвѣ- 
чиБаюп|ъ;  отъ  нагрѣванія  ФосФоризуется  зеленьшъ  свѣ- 
томь  ( СШоторІіап ^;  прсдъ  п.  тр.  распригивается,  и  очень 
легко  въ  особенности  въ  соеднненіи  сь  селенитомъ  пла- 
вится въ  мутную  финифть;  составъ  плавиковая  кислота 
и  известь.  Са 

І5.  1.  щЛистовшпый  пл.^  окристалл.,  сплошпый,  ві;рагілеіиіый-, 
соп.  листоватый,  зе|)ішстый,  шестоватый^  разііоцьѣтиый. 

Сплошпый  пл.,  Ріизззісіщ  плотный,   изл.  плоско-ракови- 
стый", тусклъ. 

в.  5.  Землистый  пл.,  Ріиззегсіе,  иалетіілый,  імелі;озеімлистый, 
млгкій,  ФІолетовый;  пспроз|>ачеііъ. 

Нах.  въ  металлопоспыхъ  л;илахь  древппхъ  гори,  породъ  вт» 
Рудной  горѣ  Саксоніи,  на  Гарп.ѣ,  въ  Англіи,  Норвегіи,  Швсціи, 
Швейцаріи,  въ  Фіиіляндіи,  окристалл.  въ  Орісрви,  гплоитой  и  зер- 
нистый въ  Па])гасѣ;  вь  Уральск,  горахъ  въ  большомі.  количества 
при  деревпѣ  ІэасвскЬ  на  рѣкІ>  Балрекѣ,  впадающей  въ  Снікіру, 
ііъ  сланцеватой   гори.  породЬ  Валошиой  горы  мв/кду   Міяскомъ  и 
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Златоустовск.  зав.,  въ  граиитѣ  Ильменской  горы  и  въ  слюдлтюімъ 
сланцѣ  по  рѣчкѣ  Токовой  къ  Востоку  въ  65  верст,  отъ  Екатерин- 
бурга', плавики  изъ  Баевска  и  Валошной  горы  темію-ФІолетоваго 
цвѣта  тѣмъ  примѣчателыіы,  что  отъ  нагрѣвапія  весьма  сильно  фос- 
ФОризуются^  первый  изумрудно-зеленымъ,  а  второй  лазурево-сиипмъ 
цвѣтомъ.  Землистый  плав.  ФІолетоваго  цвѣта  іш.х.  также  въ  Мос- 
ковской губ.  при  Ратовкѣ,  гдѣ  болѣе  не  встречаете)»  {Рапювпитъ 
по  Фнпгеру]  и  въ  Боровицкнхь  порогахъ  въ  Новгородск.  губ. 

Употр.  какъ  прибавленіе  при  плавкѣ  желѣзныхъ,  свинцовыхъ, 
серебряиныхъ,  и  мѣдныхъ  рудъ,  чтобы  ускорить  плавку  ихъ;  так- 
же для  приготовлеиія  плавиковой  кислоты;,  употр.  во  флюсъ  и  въ 
составь  ФИНИФТИ  хорош  ихъ  цвѣтовь,  на  разныя  изді>лія,  па  вазы, 
табакерки,  доски,  изъ  его  плитокъ  набираютъ  столы,  обкладку  для 
каминовъ  и  др.-  употр.  также  на  выжигапіе  стекла,  лучшія  вазы 
приготовляются  въ  Дербишайрѣ  въ  Англіи. 

Р  1^4.  Гердеритъ  (собств.  имя),  Негсісгіе^  Ліо^оті 
річзтаіізскез  ЕІшзііаІоШ,  Крист.  сист,  1-й  І-осн^  главн. 
ф.  ромбич,  призмсі  ііъ  1і5<^  9^  и  64'  съ  больш.  гіри- 
туііленіемъ  тупыхъ  боков,  ребръ,  съ  пріостренгемъ  наса- 
ждениымъ  на  острыя  бок.  ребра  и  съ  плоскоскостями 
1-й  1-осн.  октаэдра^  спайи.  несов.  параллельна  плоскос- 
тямъ  конечн.  пріостренія  и  прямонасажд.  плоскости;  уд. 
в.  2,9;  изл.  раков.;  тверд,  апат.;  хрупокъ;  цв.  л?елтовато- 
зеленовато-бѣлый;  бл.  жирный;  прозраченъ;  сост.  иеиз- 
вѣстенъ. 

Нах.  въ  ЭренФридерсдорФѣ  въ  Саксоніи  въ  плав,  шпатѣ. 
Р.  145.  Мттрокалъцитъ,  І^игосаісіі  или  ^ІиззуКгосаи 
си.,  Уіігосетііу  сегіит  охусіё  уиИ/ёге,    Крист.    сист.  пра- 
вильная.^ составь  плавиковая  кислота    и  известь  съ  пла- 
ви ковок  ислымъ  натріемъ  и  плавиковымъ  церіемъ. 

Ыах.  въ  кварцѣ  при  Финбо  близъ  Фа  лупа. 

Р,  146.  Алунитъ  (отъ  Фраиц. слова  аііт,  квасцы),  Ліаип^ 
зіеіпу  Аіаишраік,  аіитіпе  зоиз-зиі/^аіёе  аІсаГте.  Крист, 
сист.  Ъ-и  І-оснал,  основ,  ф.  острый  ройібоэдръ,  но  кри- 
сталлы мелки  съ  выпуклыми  плоскостями  въ  групплхъ; 
изл.  неровный;  тверд,  между  апат.  и  плав,  пш.;  уд,  в. 
2,7 — 2,6;  цв.  разноцвѣтный;   бл.  стеклянный;  просвѣчи- 
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вающъ;  составь  сѣрнокислый  глиноземъ  съ  каліемъ  и 
водою. 

Нах.  въ  зернистомъ  и  землистомъ  видахъ  въ  трещинахъ  квас- 
цовой горной  породы  и  въ  трахитѣ  въ  ТольфѢ  блнзъ  Чивита-Веккіи; 
также  въ  Овериьѣ,  на  нѣкоторыхъ  островахъ  Греческаго  архипе- 
лага. 

У^гютр.  на  приготовлепіе  квасцовъ  для  красиленъ  и  для  печа- 
танія  красокъ  въ  бумажпыхъ  и  холстинныхъ  Фабрикахъ,  для  при- 
готовленія  разпыхъ  живопнсныхъ  красокъ  въ  сыромятничествѣ,  для 
склеиванія  бумаги;  дерево  и  полотно  смачиваютъ  квасцами,  для 
сохрапенія  нхъ  оть  пожара,  и  т.  д. 

Квасцовый  лаліенъ  Грузіи  отличается  больш.  тверд.,  бл ескомъ  и  цв. 
отъ  предъидущаго,  и  разделяется  иа  оігаловиЪлый^  роговшговгіЬпый 
и  лшлювидиый у  хотя  это  только  разности  той  же  самой  порфиро- 
видной  горн,  породы;  онъ  на  краяхъ  просвѣчиваетъ,  иногда  сов.  не- 
прозраченъ,  изл*  круппораковистый  или  занозистый*,  последнее  от- 
личіе  содерж.  наиболѣе  кремнезема  и  желѣзн.  окиси,  а  наименѣе 
квасцовъ  противъ  первыхъ  двухъ*,  нах.  въ  большемъ  изобиліи  въ 
Грузіи,  въ  24  верст,  отъ  Елисаветополя,  составляя  огромныя  горы 
мел^ду  сел.  Сагликомъ  и  Селдомъ  въ  протяженіи   5  квадр.  верстъ. 

У^потр.  на  приготовлепіе  квасцовъ  чрезъ  прожиганіе,  вывѣтрива- 
ніе  и  выщелачиваніе-,  квасцы  вывозятъ  въ  особенности  въ  Пер- 
сію  и  по  всЪмъ  Закавказскимъ  губ.,  въ  которыхъ  употр.  они  на 
шелковыхъ  и  бумажиыхъ  Фабрикахъ  для  пригоговленія  красокъ. 


И  глинозема  и  плавиковой  кислоты.  "5  Ка  Р-ьАІР^. 


Пах,  въ  гнейсЬ  въ  АксуФІордЬ  Греиландіи. 
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ризонтальною  кон.  плоскостью;  иногда  плоскости  первой 
и  второй  пр.  преобладаютъ,  вытесняютъ  плоскости  основ- 
ной призмы,  такъ  что  образуется  четыресторонняя  приз- 
ма, у  которой  еще  примѣчается  горизонт,  кон.  плос- 
кость, и  отъ  пріостренія  кон.  угловъ  происходятъ  о  раз- 
ные ромбическіе  октаэдра;  спайн.  сов.  параллельна  плос- 
костямъ  первой  и  второй  вертикальной  призмы;  по  б. 
ч.  сплошный,  лучистый,  зернистый;  тверд,  между  плав,  и 
изв.  шп.;  уд.  в.  0,0  —  2,8;  цв.  бѣлый,  свѣтло-сѣрый, 
тѣльный,  ФІолетовый  и  синеватый;  бл.  стеклянный,  иног- 
да на  спайныхъ  плоскостяхъ  перламутровый;  полупро- 
зраченъ;  изл.  занозистый;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  бѣ- 

лую  эмаль;  состав,  безводная  сѣрнокислая  известь.  Са  8. 

Нах.  въ  каменной  соли  іі  гипсѣ  разныхъ  ФОрмацій,  рѣдко  въ 
металлоносныхъ  жилахъ,  листоватый  анг.  въ  Галлейнѣ  и  Берх- 
тесгаденѣ  близъ  Зальцбурга,  при  Бэ  въ  Швейцаріи,  также  въ  Вен- 
грии, на  І^арцѣ,  .мелкозернистый  анг.  при  Зульцѣ  на  Некарѣ,  при 
Энслебенѣ  на  Гарцѣ,  крелтистый  анг..,  КгезеІапІѵуЛгіі;  или  ѴиІрі~ 
піі  при  Вулпино,  близъ  Бергамо  и  сплошнѣй  анг.  вмѣстѣ  съ  лу- 
чистымъ,  и  также  при  Бохніи  и  Вѣличкѣ  въ  Галлиціи;  въ  большой 
пещерѣ  па  Волгѣ,  гдѣ  ломка  бѣлаго  гипса,  въ  105  верстахъ  отъ 
Казани  и  на  прав,  берегу  р.  Двины  въ  205  верстахъ  отъ  Архан- 
гельска въ  пещерѣ. 

Семейство  "51.  Гипсовые  соляные  камни. 

Крист.  сист.  2-й  ^-гленнаяу  спайн.  сов.  листоватая; 
тверд,  гипс,  или  немного  менѣе;  уд.  в.  2,4  —  1,9;  бл. 
стеклянный,  на  спайн.  плоек,  перламутровый;  нераство- 
римы въ  маломъ  количествѣ  воды,  но  въ  большомъ  от- 
части растворимы,  посему  переход ятъ  к  ь  настоя щимъ  со- 
лямъ;  сост.  изъ  извести,  горькозема,  натрія,  сѣрной  кисл., 
углекислоты,  борной  кислоты,  содержатъ  много  воды, 
(21  —  32  проц.). 

Р,  149.  Гипсъ,  ОурЗу  сЬаих  5и1/а(се,  Крист,  сист.  2-й 
главная   Форма  ромбическая  призма  (фиг.  144 
М.  М.)  въ    111"^  14'    съ   переднимъ   болѣе  длиннымъ 


Фпг.  144.  авштовымъ  кон.  пріострсиісімъ,  или  главиымъ 
октаэдромъ,  (I.  с.  /г.  Л.),  насажденнымъ  на  бок. 
плоскости  подъ  1^1  и  образующимъ  сь 

заднимъ  короткимъ  авгитовыімъ  кон.  пріостре- 
ніемъ  подъ  1Ъ8^  44^  косоромбическін  октаэдръ; 
вообще  преобладаютъ  призмы,  въ  особенно- 
сти широкая  6-сторонная  въ  111°  ^О^  съ  весь- 
ма сильно  притуплёнными  острыми  боковыми 
ребрами  (1.  с.  о.у^  встрѣчаютсл  еще  9  другихъ 
вертикальныхъ  призмъ,  лея^ащнхъ  ме;кду  плоскостями 
основной  вертик.  призмы  (1.  с.  М.  М.)  и  плоскостями  вто- 
рой призмы  (I.  с.  о.);  крозіѣ  передней  и  задней  авгитовой 
кон.  плоскости  встрѣчается  такя^е  весьма  мало  косвенно 
насая^денное  заднее  конечное  пріостреніе  подъ  87"  5^  и 
посему  весьзіа  подходящее  на  прямонасаяхденную  конеч- 
ную плоскость  (фиг.  145.  с.   с);   двойники  весьма  часто 

примѣчаются,  а  изіенно  два  не- 
дѣлимыя  имѣють  общую  притуп- 
лённую плоскость  тупыхь  ребръ 
вертикальной  призмы  при  парал- 
лельныхь  главныхъ  осяхъ,  а  дру- 
гія  плоскости  въ  обраткомъ  видѣ, 
посему  на  одномъ  концѣ  два  вхо- 
на  другомъ  два  выходящихъ  утла^  или  діа 
имѣютъ   общую   притупляющую  плоскость 


дящихъ,  а 
недѣлимыя 

второй  вертикальной  призмы  (1.  с.  ^.),  а  всѣ  другія  плос 
кости  въ  обратноаіь  видѣ*,  такимъ  образомь  крис  галлы 
принимають  обыкновенно  видь  чечевиць;  кристаллі>і  во- 
обще составляють  или  длинныя  и  часто  иіольчатыя 
призмы,  или  они  плоски  и  оть  большаго  п])итупленія 
острыхъ  бок.  ребръ  бываютъ  таб.ипдевндны;  иногда 
плоскости  передняго  авгитоваго  кон.  п|)іостренія  немного 
выпуклы  и  часто  сливающіяся  съ  весьма  ма.ю  косо-на- 
сажденнымь  заднимъ  кон.  пріостреніемъ  въ  одну  вы- 
пуклую плоскость,  отчего  кристаллы  при  сокращеніи 
главной  оси  дѣлаются  чечевнцсвидными ;  поверхность 
вертикальиыхъ  плоскостей  обыкновеіню  вертикально  струи- 
чата;  весьма  часто  сплошный,  вкрапленный;  спайн.  весь- 
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па  сов.  параллельна  притуплеиію  острыхъ,  менѣе  сов. 
гупыхъ  бок.  ребръ;  тверд,  гипсов.,  въ  землистомъ  состо- 
яніи  тальк,  или  даже  легко  растираемый;  уд.  в.  2,4  — 
2,2;  бл.  стеклянный,  иногда  на  плоскостяхъ  второй 
призмы  перламутровый;  цв.  бвлый,  рѣдко  зеленый  или 
синій;  вязокъ,  въ  тонкихъ  листочкахъ  гибокъ;  прозра- 
ченъ*,  предь  п.  тр.  обжигается  въ  порошокъ,  который 
съ  водою  производитъ  тестообразную  массу,  скоро 
твердѣющую,  но  въ  сильномъ  огнѣ  плавится  въ  бѣлую 
эмаль;  сост.  водянистая  сѣрнокислая  известь.  Са  8-і-2  Й. 

В.  1.  іЛистоватьій  е. у  селеіштъ^  ОурзараіІЪу  Зеіетіу  РгшіепеІ5у 
окристалл.  или  сплошпый,  сов.  лпсто»5атый,  мелко-и  грубозерни- 
стый г.  С А1еЬа$1ег) ^  пах.  во  всѣхъ  гипсовыхъ  ФОрмаціяхъ  и  въ 
каменной  солн,  также  въ  молассовой,  и  еще  нынЬ  образующійся 
оъ  старыхъ  рудникахъ,  на  Гарцѣ,  въ  Саксоміи,  Богемін,  Снлезіи, 
ТиролЬ,  ЗалцбургЦ  въ  Монмартрѣ  близъ  Парижа,  въ  ^'Ѵнгліи^  въ  Ита- 
ліи  близъ  Флоренціи^  въ  Подольской  губернін  при  ЧернокозынцЬ, 
по  берегамъ  р.  Ангары  въ  Иркутск,  окр.  и  по  р.  Вилуѣ. 

В.  2.  Жилгѵоштый  г. у  Разег^урз^  Ре^ег^ур$у  сгілошный  съ  па- 
раллельными ;килкамн,  иногда  лучистый,  встрѣчается  въ  тріасовой 
и  раковинной  Формаціяхъ  Баденск.,  Виртембергк.  королевстпъ,  на 
Гарцѣ,  вь  ТиролВ,  въ  Подольск,  губ.,  въ  Пермской,  и  въ  окрест- 
постлхъ  Риги 

В.  5.  Сплошпый  г. у  ОурззіеІПу  АіеЪавІег^  иногда  полосатый,  съ 
пятнами  ( Рег1^ур$ мерцающій  или  тусклый  *,  на  кралхъ  просвѣ- 
чгівающій;  нах.  во  всѣхъ  гипс.  ФОрмацілхъ,  и  составллегъ  главную 
ихь  часть,  также  въ  .іифляндгн  близь  Риги,  Динабурга,  въ  Ви- 
ленск.  губ.,  близь  Кунгура  въ  Пермской  губ.,  въ  Нижегородской  и 
Симбирской  губ.,  (гдѣ  въ  безсоновскогі  глинѣ  (юрской  Формаціи)  при 
деревнЬ  Безсоновкѣ  встречаются  на  берегу  Волги  больиііе  и  превос- 
ходные кристаллы  селенита),  въ  Казанск.  губ.,  въ  105  верст,  отъ 
города  Казани,  и  въ  Екатеринославск.  губ.  въ  БахмутЬ;  иногда  онъ 
смолистъ  и  при  треніи  издаеть  непрілтный  запахъ  (Зііпк^урЗуОурЗ' 
ІеЪегзІеіѣ ).  Необол;женый  гипсъ  называется  также  Алебастромъ. 

В.  4.  Зслілистый  гапсЪу  ОурзегЛе^  ШеЫ^урз^  Оурв^икгу  Ніт- 
іпеЬтеМу  сплошпый,  весьма  мягкій,  растираемый;  пах.  въ  пусто- 
тахъ  зернистаго  и  сплошнаго  гипса  на  Гарцѣ,  въ  ВиртембергЬ  и 
въ  ПарижЬ. 
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В.  5.  Птшстый  г.^  Бскашл^-урЗу  ОурМаІІье^  сіьаих  $иу,  пі-* 
ѵг^огте^  сплошпый,  ііалетѣлый,  весьма  нѣжііо  чешуйчатый;  іма:,  въ 
цехштейііѣ  па  Гарцѣ  п  въ  Монмартрѣ  близь  Парижа;  такъ  назыв. 
Шоіиіартритъ^  Шопітагігіі,  составляетъ  тксиую  смѣсь  гипса  и 
известняка. 

Употр.  въ  скульптурпомъ  искуствѣ,  въ  особениостн  въ  окре- 
стностяхъ  Флорепціи,  гдЬ  встрѣчается  весьма  чистый,  сов.  бѣ.іый, 
просвѣчиваоіщтй  алебастръ;  другія  иечистыя  измѣпенія  употр.  въ 
земледЬліи,  въ  особенности  при  разведеши  длтлины  и  другихъ  луго- 
выхъ  растеній ;  на  ФарФОропыхъ  заводахь  прибавляется  гипсъ  для 
глазури;  изъ  гипса  приготовляется  алебастръ,  обжигая  его,  чтобы 
привесть  въ  безводное  состояніе;  алебастръ  разведенный  по  объему 
половпннымъ  количествомъ  поды  очень  скоро  твердѣетъ  и  посему 
употребляется  на  отливаніе  ФОрмъ,  статуй_,  рельэФовъ,  капителей 
къ  колонамъ,  разиыхъ  архитектурныхъ  украшеній  и  пр.;  изъ  него 
дѣлается  Фальшивый  мраморъ. 

Р,  150.  ГидроБОРИтъ  (отъ  ѵ^ьі^у  вода,  Ьогах,  бура), 
НуйгоЪогіІ  по  Глокеру,  НусІгоЪот-асіС.  Крист,  сист,  не  из-' 
втъстна,  сплошный,  ноздреватый,  спайн.  листоватая  и 
лучистая;  тверд,  гипс;  уд.  в.  1,9;  цв.  бѣлый;  просвѣчи- 
вающъ;  предъ  п.  тр.  плавится  въ  бѣлое  стекло,  окраши- 
вая пламя  зеленымъ  цвѣтомъ;  составь  буровокислая 
известь    съ    буровокислымъ     глиноземомъ     и  водою. 

Нах.  въ  Кавказкихъ  горахъ. 

Р,  151.  ГеЙлюситъ  (собст.  имя),  Оауіиззіі ,  Шііі-осаі- 
сіі.    Крист.   сист.   ^-и   \-гленпал ,    составь  углекислый 
наі^рій  сь  углекислою  известью  и  сь  содсржаніемъ  зна- 
чигельнаго   количества   воды.    Са   С  -і-  Ка  С  6Й. 
Мах.  въ  глннистомъ  пластѣ  при  МеридЬ  въ  Каракасѣ. 

Разрядъ  ѵпі.  Настоящія  соли  и  кислоты. 

Крист.  сист.  правильная  и  \.-и  І-осная,  рѣдко  Ъ-и 
1-оснал,  но  весьма  рѣдко  совершенные  кристаллы,  по  б. 
ч.  игольчатые,  тоикіе,  волосистые,  почти  всегда  искуствен- 
ные,  или  въ  видѣ  налета;  тверд,  отъ  изв.  шп.  до  тальк.,  мало 


—    ^Г)9  — 


хрупкіе  или  вовсе  нехрупкіе;  уд.  в.  ^,0  —  изрѣдКсЯ 
"5,6;  цв.  по  б.  ч.  бѣлый,  рѣдко  желтый,  красный,  синій, 
зеленый;  блескъ  стеклянный  жирный,  соединенный  съ 
влажнымъ  наружнымъ  видомъ  въ  нѣжно- ченіуйчатомъ 
состояніи',  прозрачны,  но  такя;е  непрозрачны  въ  землис- 
томъ  состоя ніи;  на  ощупъ  холодны  и  влажны,  въ  водѣ 
болѣе  или  менѣе  растворимы,  и  соллнаго  или  кислаго 
вкуса;  сосгавъ  окисленныя  щелочи,  земли  и  металлическія 
окиси,  даже  кислоты,  по  б.  ч.  произведен!/!  новѣйшихъ 
временъ;  онѣ  раздѣл лютея  на  слѣдующія  семейства  по 
химическимъ  составамъ. 

Семейство  Ш,  Безводно-сѢрнокислыя  соли. 

Р,  152.  ГлАУБЕРИТЪ  (со бет.  имя),  ОІаиЪвічІ у  Вгоп^- 
іггагііі.  Крисш,  сист.  І-гжнналу  въ  водѣ  не  сов.  рас- 
творимый; предъ  п.  тр.  разбризгиваясь,  плавится  въ  про- 
зрачное стекло;  составъ  сѣрнокислый  натрій  съ  сѣрно- 

кислою  известью.  ІХа  8  -ч-  Са  8. 

Нах.  въ  каменной  соли  близъ  Оканны  въ  Испаніи  и  въ  Голл- 
стадтѣ  въ  Австрііі,  въ  видѣ  крупныхъ  крнсталловъ,  по  внутри  пус- 
тыхъ  и  выветрѣлыхъ^  въ  болі.шомъ  колпчествѣ  въ  солончаі^ахъ  на 
остр.  Огурчпнскомъ  Касп.  моря,  а  вмЬстѣ  съ  нпмъ  также  горькая 
и  глауберопая   соли,   можетъ   быть  всѣ  новѣйшаго  происхожденія. 

Р.  15 О.  Тенардитъ  (собст.  имя),  Ткспагсііі,  ^аігоп- 
зиі/аі.  Крист.  сист,  І-и  І-оснал^  въ  водѣ  сов.  раствори- 
мый; предъ  п.  тр.  плавкій;  составъ  сѣрнокислый  натрій 
съ  слѣдомъ  углекислаго  натрія.     ГѴа  8. 

Пах.  въ  соллныхъ  копяхъ  въ  Мадритѣ,  гдѣ  онъ  нынъ  еще  об- 
разуется на  днѣ  бассейна. 

^У^/готр.  для  приготовлеиія  натрія  въ  большомъ  вид!.. 
Р.  154.  С  ѣ  р  н  о  к  и  с  л  ы  й  к  А  л  и,  ^сТм^е/еІкаІізаѣу  зсЫѵе/еІ- 
заигсз  Каіі,  роіаззс  ш1/аІее.  Крист.  сист.  1-й  \-оснал, 
вкусъ  непріятно-соляногорькій ,  на  воздухѣ  постоянный, 
въ  водѣ  легко  растворимый ;  предъ  п.  тр.  плавится,  разбриз- 
гиваясь; сост.  сѣрнокислый  кали.  К  8. 

Пах.  въ  лавахъ  и  въ  кратерахъ  вулкановъ,  н.  пр.  Везувія. 

22"^ 


Семейство  э^.  Многосѣрнокислыя  соли. 

Р.  155.  ПолигАЛитъ  (отъ  яоЯѵ^  много,  ссЯд^  соль), 
Роіуігаііі.  Крист.  сист.  'Ѵ-и  \'Оснал,  цв.  киргіично- мя- 
систо-красный, вкусъ  соллно-горькій,  въ  водѣ  растворяется, 
образуя  осадокъ  сѣрнокислой  извести^  предъ  п.  тр.  весь- 
ма легко  плавкій.  К  8  -і-  М§  8  -і-  2Са  8  -4-  2Н. 

Нах,  въ  каменной  соли  при  Ишелѣ  въ  Австріи,  Берхтесгаденѣ 
въ  Зальцбург^. 

Семейство  э4.  Хлористыя  соли. 

Р,  156.  Каменная  солъ^  ^іеіпзаіг,  ласйгіісіг.  КоскзаТг;, 
зоиоіе  шигіаіее.  Крист,  сиспг.  правильная,  основ,  ф.  эк- 
саэдръ,  весьма  рѣдко  встрѣчаются  плоскости  октаэдра, 
гранатоэдра  и  пирамидальнаго  эксаэдра,  но  и  это  слу- 
чается только  въ  искуственныхъ  кристаллахъ,  естествен- 
ные кр.  всегда  эксаэдрическіе,  по  сему  спайность  сов. 
параллельна  эксаэдрическ.  плоскостлмъ,  иногда  лучистая 
и  жилковатая^  так;ке  сплошная,  вкрапленная,  кристаллы 
въ  разныхъ  группахъ,  изрѣдка  ложные  кристаллы  послѣ 
Формъ  горькаго  шпата;  изломъ  раковистый;  тверд,  гипс, 
или  немного  болѣе;  уд,  в.  2,'5  —  ^,^;  бл.  стеклянный 
или  лшрный;  прозрачна  въ  высшей  степени  и  про- 
свечивающая цв.  бѣлый,  сѣрый,  желтый,  красный,  рѣдко 
синій;  вкусъ  сладко  соляной;  предъ  п.  тр.  легко  плавится, 
разбризгиваясь;  сост.  хлористый  натрій.  Ка  ^І. 

Нах,  пластами  или  штоками  въ  древиихъ  и  новыхъ  горпыхъ 
породахъ  въ  видѣ  чистой  соли  или  смѣшанной  съ  глиною,  гипсомь, 
известью,  при  Ишелѣ,  Галлейиѣ,  Бертесгаденѣ,  Галлѣ  въ  Тиролѣ,  въ 
Бэ  въ  Швейцаріи,  въ  Внртембергскомъ  и  Бадеискомъ  королевствахъ 
въ  Бохнѣ  и  Величкѣ  въ  Галлиціи,  въ  КордовЬ  въ  Испаніи,  въ  Енисей- 
ской Губ.  по  рѣкЬ  ВилуЬ,  по  р.  Ангарѣ*,  такъ  называемая  соколья  соль, 
въ  Астраханской  Губ.  противъ  крѣп.  Енотаевска,  въ  Илецкой  защи- 
тѣ  Оренбургской  Губ.,  въ  дерев.  Кульпи  въ  Армянской  области,  на 
островѣ  Челекенѣ  въ  Трухменіп,  въ  Сѣв.  и  Южной  Америк* ,  въ 
Аравіи,  внутри  Африки,  Азіи,  на  Вост.  берегу  Новой  Голландіи  и 
во  многихъ  другихъ  мѣстахъ;  часто  она  растворена  въ  ключахъ, 
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такъ  называемыхъ  соляпыхъ  озеръ  (8аѣ800Іеп)  ВестФаліи,  Саксо- 
ніи,  Россіи,  весьма  часто  въ  озерахъ  въ  Египтѣ,  въ  Крыму, 
на  Кавказѣ,  по  берегамъ  Каспійскаго  моря,  въ  окрестностяхъ  Ба- 
ку и  Салліана,  при  устьяхъ  р.  Куры  па  островѣ  Челекенѣ  близъ  Сѣв. 
берега  Каспійскаго  моря;  соль  тамъ  садится  въ  лѣтнее  время  отъ 
испаренія  воды  на  краяхъ  озеръ  или  на  диѣ  ихъ,  гдЬ  и  собирается;  по- 
сему соль  называется  салюсадогною;  озеръ  таковыхъ  въ  Россіп  весьма 
много,  какъ  н.  пр.  Эльтонъ  въ  Саратовской  губ.,  Крымскія,  Астрахан- 
ская, Кавказскія,  Маньічепскія^  Иіідерскіл,  Грузинскія^  Коряковскія, 
Боровыя,  Алеутскія,  Томскія  въ  Колывани  и  другія;  въ  вулкани- 
ческихъ  горахъ  соль  встрѣчается  въ  трещинахъ,  въ  кратерахъ 
или  лавахъ,  или  въ  нефтяныхъ  вулканахъ  близъ  Баку,  такъ  что  она 
состоитъ  въ  самой  близкой  связи  съ  вулканическими  явленіями; 
также  на  поверхности  земли  въ  степяхъ  къ  сЬверу  отъ  Каспійска- 
го  моря,  въ  Аравіи,  въ  степяхъ  Габеша  въ  Африкѣ_,  покрытыхъ 
на  пути  А-хъ  дней  этой  солью,  отчего  онѣ  издали  имѣютъ  видь 
плоскостей ,  покрытыхъ  снѣгомъ ;  наконецъ  она  растворена  въ' 
больш.  количествЬ  въ  морской  водъ. 

^^потр.  вообще  на  приправу  пищи,  на  сохраненіе  и  соленіе 
органическихъ  тѣлъ,  на  приготовленіе  соляной  кислоты,  глауберо- 
вой соли,  хлора,  употребляемаго  для  куренія  въ  больницахъ,  тюр- 
махь  и  во  всѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  воздухъ  заражается  міазмомъ,  для 
бііленія  полотна,  питокъ^  писчей  бумаги,  восіча,  на  глазурь  разныхъ 
ФарФоровыхъ  и  др.  сосудовъ,  при  обынковениой  амальгамаціи,  при 
металлургическихъ  работахъ,  она  входить  (вмѣстѣ  съ  оловяннымь 
пепломъ  и  глетомъ)  ъъ  составъ  гончарной  муравы  и  поливы,  въ 
земледѣліи  на  удобреніе  полей,  для  откармливанія  скота,  для  пре- 
дохраненія  дерева  отъ  гнилости  и  червоточины,  въ  стеклянныхъ  заво- 
дахъ;  въ  Бохнѣ  и  ВеличкВ  въ  большихъ  подземныхъ  копяхъ  построе- 
ны комнаты,  даже  церковъ  со  всѣми  принадле;кностями  и  образами 
изъ  каменной  соли,  а  въ  А'ФрикЬ  цѣлые  домы. 

Р.  157.  Н  А  ш  А  т  ы  р  ь,  паійгІісЬег  Баітіаку  аттопга^ие 
тигіаіее,  заі  штпопіае.  Крист.  сист.  правильная ,  основ. 
Ф.  октаэдръ,  иногда  въ  соединеніи  съ  эксаэдромъ,  грана- 
тоэдромъ,  сіейцитоэдромъ,  крисга^^ы  ме^ки,  неясны, 
иногда  въ  видѣ  налета^  тверд,  между  тальк,  и  гипс;  уд. 
в.  1,5;  цв.  бѣлый,  синій,  желтый,  черный  ;  бл.  между  стекл. 
и  ліирнымъ,  вкусъ   острый   на  подобіе   мочи;  въ  водѣ 
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легко  растворимый^  предъ  п.  тр.  улстающій^  составъ 
солянокислый  аммоній.  и-  Й  ^І. 

Пах.  въ  вулканахъ  Этны,  Везувія,  на  Липарскихъ  іі  Канарскихъ 
островахъ,  также  какъ  произведеніе  послѣ  подземпыхъ  пожаровъ 
въ  каменно-угольныхъ  Флецахъ ,  а  въ  особенности  въ  средней  Азіи, 
гдѣ  вулканы  ТурФанъ  и  бѣлая  гора  въ  области  Бышбальскѣ  нмъ 
изобилуютъ^  самое  примѣчательнѣйшее  мѣстопахол^іденіе  его  есть 
средняя  масть  Азіи  по  Гуліболъдту у  гдь  на  Сѣв.  отклоиѣ  Гималая 
примѣчается  вулканъ  Пешаиъ,  большая  солФатара  Урумцы  въ  ок- 
ружности 5  географ,  миль  и  маленькій  холмикъ,  въ  трещинахъ  ко- 
торыхъ  безпрестанно  образуется  возгонкою  наш.  въ  такомъ  коли- 
чествѣ,  что  ;кителн  не  только  имъ  платятъ  дань  Китайскому  Им- 
ператору, но  и  продаютъ  въ  значительномъ  количествѣ  Бухарцамъ, 
которые  гіризіозятъ  эту  соль  въ  Сибирь  на  прода;ку. 

У^потр.  въ  медииипѣ,  какъ  внутреннее  и  наружное  лекарство,  а 
вмѣстѣ  съ  селитрою  для  искуствениаго  произведенія  холода^  мѣдни- 
ки  употр.  его  при  луженіи,  жестяники  при  спаиваніи,  чтобы  защи- 
щать имъ  отъ  окисленія  металлъ  на  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  хотять  наве- 
сти на  него  полуду  или  спаять  его^  также  при  обработкѣ  сырой 
платины  въ  С.  Петербург^. 

Семейство  о 5.  Селитренныя  соли. 

Р,  158.  Кубическая  селитра,  Жаігилгзаіреіег ,  си- 
Ывсігег  ^аіреіег^  8оис1е  тітаіее.  Крист.  сист.  Ъ-и  І-осн., 
основная  Ф.  тупой  ромбоэдръ,  кристаллы  мелки^  по  б.  ч. 
сплошная,  зернисто-отдѣлы^ая ,  хрупкая,  бѣлая,  вкусъ 
соляно-горькій,  прохладительный^  въ  водѣ  леі кораствори- 
ма^  предъ  п.  тр.  легко  плавится,  окрашивая  пламя  ;кел- 

тымъ  цвѣтомъ^  составь  селитро  -  кислый  натрій.    Nа  N. 

Пах.  въ  пластахъ  глины  въ  Атаками  въ  Перу. 

У^потр.  на  приготовленіе  селитреной  кислоты  такъ  какъ  нынѣ 
уже  доволыю  часто  привозится  изъ  Перу. 

Р.  159.  Обыкновенная  селитра,  8аІреІег^  Каіізаі- 
реіег.^  роіаззе  піІгаЬее.  Крист.  сист.  \~и  \-осм.,  осиовн.  ф. 
ромбическая  призма  съ  кои.  пріостреиіемъ,  насажденнымъ 
на  острыя  боковыя  ребра  ^  но  въ  природ  Ь  всегда  въ  не- 
явственны хъ  игольчатыхъ   кристаллахъ;   тверд,  гипс^  уд. 
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в.  І,9  —  2;  цв.  бѣлый,  ліелтовато-бѣлый;  бл.  стеклянный 
или  тусклый;  прозрачна  или  просвѣчивающа;  вкусъ 
остро-прохладительно-соляной;  въ  водѣ  легко  раствори- 
ма; предь  п.  тр.  легко  плавится,  растрескиваясь;  составь 

селитрокислый  кали.    К  Ж 

Нах.  въ  видЬ  соляныхъ  цвѣтовъ  на  земной  поверхпостн  во  мно- 
гихъ  странахъ  Венгріи,  Ис  папіи,  Ви|)гиніи,  Вост.  Нидіи,  Сѣв.  Афри- 
ки и  Россіи,  въ  окрестностлхъ  ТиФлиса  въ  Грузін,  въ  Гіолтавск.  и 
Харьковск.  губ.,  гдіі  занимаются  вываркою  ел-  также  въ  пещерахъ 
въ  Цейлоиѣ,  Бепгалѣ,  въ  иещерѣ  Мофсгты  въ  Апуліи,  въ  Сициліи, 
во  Ф|іанціи. 

^^потр.  для  п]іиготовленія  пороха,  для  получеиія  азотной  и 
сѣрной  кислот7>,  для  разиыхъ  Фейерверковъ,  другихъ  техническихъ 
и  химическихъ  приготовлеиій ,  въ  медицини  въ  разиыхъ  болѣзняхъ, 
ветер,  искуствіі^  ее  іірпмЛішиваютъ  къ  поваренной  солн  при  соле- 
ніи  мяса. 

Семейство  об.  Буровокислыя  соли. 

Р,  160.  Бура,  Богах ^  Тіп/іаі,  Ъотахзаигез  Т^аігшп^ 
зоийе  Ьогаіее.  Крист.  сист.  ^-и  І-глсл.,  основн.  ф.  ром- 
бическая призма  съ  косвенно -насалчдсннымъ  кон.  прі- 
остреніемъ;  тверд,  гипс;  уд.  в.  і,7  —  1,5;  цв.  бѣлый, 
зелено-бѣлый;  бл.  Лхирный;  въ  водѣ  легко  растворима, 
пред7>  п.  тр.  весьма  легко  плавка;  составь  буровокислый 

нагрій  съ  водою.  ]Ха  Ва  -і-  ІОЙ. 

Нал:,  въ  берегахъ  нѣкоторыхъ  озеръ  Тибета  и  Персіи. 

^^попгр.  очищенная  на  разныя  хнмическіл  приготовленія  и 
въ  медицинЬ  въ  разиыхъ  виутреннихъ  н  нарулаіыхъ  болѣзияхъ, 
въ  пробирномъ  искусствѣ-  оиа  входитъ  въ  составъ  стекла,  финифти 
и  служитъ  плавиемъ  при  наведеніи  іюзолоты  и  красокъ  на  Фа^э- 
ФОръ,  при  испытаиіи  мииера.ювъ  предъ  паяльною  трубкою. 

Р,  161.  Трона  (собст.  им.),  Тгоуга.,  ІІгсю,  8ІгаЫі§ез 
І^аігит.  Крист,  сист.  ^-и  І-глен.,  основн.  ф.  ромбич. 
призма  съ  косвенно-насажденнымъ  кон.  пріостреніемъ,  так- 
я;е  сплошная  въ  видѣ  налета;  тверд,  между  гипс,  и  и.зв.  шп., 
уд.  в.  ^,1 ;  цв.  сѣровато-бѣлый ;  вкусъ  сильно  щелочный; 
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въ  водь  легко  растворима  и  предъ  п.  тр.  весьма  легко 
плавка;  сост.  углекислый  натрійимного  воды.  Ка^  С^-ь- 

т. 

Нах.  въ  видѣ  налета  на  земной  поверхности  въ  больніомь  ко- 
личеств ь  въ  Сѣв.  Африкѣ,  ьъ  Феццанѣ  въ  видЬ  солянаго  покрова 
на  поверхности  горячаго  озера,  н  въ  другнхъ  натроініыхъ  озерахъ 
Египта;  въ  Америкѣ  называется  Урао,  И7^а,г.  тамъ  въ  водѣ  озера  къ 
Востоку  отъ  Мериды,  изь  котораго  она  осаждается  чрезъ  испаре- 
ніе  воды  въ  большомъ  количествѣ. 

У^попір.  въ  Америкѣ  па  постройку,  такъ  какъ  она  постоянна 
на  воздухѣ,  даже  стѣны  крѣпости  Косен  были  построены  нзъ  нее; 
употр.  также  Индейцами  на  прнготовлепіе  весьма  увал^аемаго  же- 
вательнаго  вещества,  употребляемаго  иногда  вмѣстЪ  съ  свѣжими 
листьями  табака. 

Р.  162.  Углекислый  натрій,  ІЯаІгитзаІ^,,  паШгН- 
сігр.8  Міпегаікаііу  Зо^а,  Жаігоп,  ІюЫепзаигез  ІЯаІгоп,  зоисіе 
согЬопаіёе^  пкгит  у  древнихъ  сочинителей.  Криспг,  сист.  %и 
\-гленн.;  г.іавн.  ф.  ромбич.  призма,  съ  косвенно-наса;кден- 
нымъ  конечн.  пріостреніемъ,  иногда  съ  притупленіемъ 
бок.  ребръ  призмы^  ясные  кристаллы  только  искуств.ен- 
ные;  тверд,  тальк. ^  уд.  в.  1,5  —  1,^;  прозраченъ;  цв. 
бѣлый,  желтый,  зеленый,  вкусъ  острый,  щелочный,  на 
воздухѣ  вывѣтривается  и  дѣлается  на  поверхности  м*уч- 
нымъ,  въ  водѣ  легко  растворимъ^  сост.  углекислый  на- 
трій,  содержитъ  очень  много  воды.  ]Ча  С  ЮН. 

Наос,  въ  видѣ  соляныхъ  цвѣтовъ  на  разныхъ  горііыхъ  породахъ,. 
даже  на  лавахъ,  на  берегахъ  натронныхь  озеръ  Египта,  Персін,  Та- 
таріи,  около  Охотскаго  моря  и  въ  Нерчннскѣ,  въ  копяхъ  камен- 
ной соли  Илецкой  защиты  въ  Россіп,  въ  Во(;т.  Индіи,  въ  Тибетѣ, 
также  въ  Венгріи,  на  Везувіь,  ЭтнЬ,  при  Билинѣ  въ  Богеміи,  въ 
разныхъ  минеральныхъ  источникахь  въ  растворь. 

Употр.  въ  медищіпѣ  для  приготовления  натроннаго  мыла ,  въ 
очищенномъ  состояніи  въ  стекляиныхъ  заводахъ,  па  дѣланіе  стекла, 
въ  красильномь  искусства  и  па  разпыя  другія  хнмпческія  и  технп- 
ческія  произведенія  Феникіапе  уже  п))ивезли  ее  изъ  Египта  и  при 
приготовленіи  пищи  случайно  открыли  сіілавливапіе  натра  съ  пескомъ, 
отчего  образовалось  стекло^   куски   натра  находившіеся  въ  гіескЬ 
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сплавились,   и  такимъ  образомъ  подали   мысль  по  свидѣтельству 
Плиніл  о  приготовлеіііи  стекла. 

Семейство  Ъ7.  Сѣрнокислыя  натронныя  соли. 

Р.  16 о.  ГлАУБЕРОВЛЯ  СОЛЬ,  стрнокислый  натрііі, 
зсіире/еізаигез  ІЯаІгит^  ОІаиЬегзаІ:^  ^  зоисіе  зиі/аіее.  Крист, 
сист.  ^-и  і-гяен.,  главн.  ф.  ромбическая  призма  съ  кон. 
пріостреніемъ,  косвенно  насажденным!»  на  остры  я  бок. 
ребра;  тверд,  между  гипс,  и  тальк.;  уд.  в.  1,5;  цв.  ;ксл- 
тобѣлый;  бл.  стеклянный;  вкусъ  прохладительный  и  со- 
ляногорькій,  на  воздухѣ  вывѣтривается ;  вь  водѣ  легко 
растворима;  предъ  п.  тр.  легко  плавка;  сост.  серно- 
кислый натрій  и  много  воды.  Ка  8  -і-  ЮН. 

Наос,  какъ  главный  спутпикъ  каменной  соли  при  Ишелѣ,  Гал- 
лейнЬ,  но  такл^е  въ  гипсѣ  на  Некарѣ  и  въ  Аргауѣ,  въ  (^еленгин-  , 
скѣ  и  др.  мѣст.  Верхнеудннск.  окр.,  и  въ  видГ>  соляиыхъ  цвѣтовъ 
на  поверхности  земли  въ  окрестпостлхъ  Астрахани,  въ  Египтѣ,  вь 
миііералыіыхъ  водахъ,  при  КарлсбадВ,  ЗедлнцЬ,  въ  соляиыхъ  озе- 
рахь  Венгріи,  Египта. 

Употр.  въ  медицинѣ,  также  на  приготовленіе  углекислаго  иатрія 
и  на  дѣланіе  стеколъ,  прежде  только  зелепыхъ,  по  нынЬ  и  бѣлыхъ. 

Р.  164.  Горькая  соль,  стърнокислал  лшгнезіл,  Вй^ 
ісгзаіг,  ЕрзотзаЬ.)  та^пезізскез  Ругор7гапзиІр)Іга( ^  та^пёзіе 
зиІ/Ыёе.  Крист.  сист.  І-и  \'Оснал,  главн.  ф.  ромб,  приз- 
ма съ  кон.  пріостреніемъ,  насажденнымъ  на  тупыя  бок. 
ребра,  иногда  съ  плоскостями  ромбич.  октаэдра;  кристал- 
лы игольчатые,  волосистые,  или  въ  віідѣ  налета;  тверд, 
гипс;  уд.  в.  1,7;  блескъ  стеклянный;  цв.  бѣлый,  сѣрова- 
то-бѣлый;  про.ірачна;  въ  водѣ  легко  растворима;  вкусъ 
соляно-горькій ,  на  воздухѣ  вывѣтривается;  предъ  п.  тр. 
плавится  въ  бѣлую  массу;  сост.  сѣрнокнслый  горькоземъ 
и  весьма  много  воды.        8  7Н. 

Нах.  въ  видѣ  цвѣтовъ  на  горькоземистыхъ  горныхъ  породахъ, 
иногда  вь  большомъ  множеств^,  какъ  и.  пр.  на  больпіомъ  пространствѣ 
въ  степяхъ  Сибири,  въ  Аидалузін  и  Каталоиіи;  въ  видѣ  налета  на 
горькоземистыхъ  камняхъ  въ  ѵіа  таіа  въ  Граубинтепѣ,  на  сланцахъ 
въ  Кдаусталѣ,  и  въ  Идріи  въ  КраннЬ  (Ыаагзаіт,))  на  гиисѣ  Мои- 
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март]>Іі  въ  Пари;кѣ,  ъъ  мпііеральиыхъ  источникахъ  Зейдлпца,  Зайд- 
тюца,  Эпсома,  в'ь  Сѣв.  отклонѣ  Кавказскихъ  горъ,  недалеко  отъ 
укрЬплепіл  Темполѣса  па  гіравомъ  берегу  ])ѣкіі  Кубани,  въ  треіци- 
нахъ  известняка,  образующаго  горы  до  55  саж.  вышиною-,  въ  ннхъ 
соль  СЛ0ЯЛИ1  толщиною  до  одного  дюйма.  Горы^ая  соль  7Ша:.  въ  раз- 
солахъ  повареніюй  соли;  Ледепскіе  разсолы  Во  югодск.  губ.,  близь 
города  Тотьмы,  содержать  ее  довольно  много,  въ  разныхь  раство- 
рахъ  соляныхъ  озеръ  Томской  губ.,  такл^е  въ  морск.  водѣ,  особен- 
но Касііійск.  мо])а. 

^^7іог?ір.  въ  медицинѣ  и  химіи,  въ  красильиыхъ  заводахъ  и  въ 
холстинныхъ  Фабрикахъ  при  гіеиатаиіе  сптцевъ,  на  приготовленіе  бер- 
линской синей  краски  вмѣсто  квасцовъ,  изъ  нее  приготовляется  бѣ- 
лая  магмезія,  употребляемая  въ  медицинѣ.  Иногда  она  содержитъ 
марганцевую  окись  С Шап^шъЫііегзаІъ )  или  Кобальтовую  окись 
( КоЬаІіЫиегзаІг, ),  какъ  н.  п.  въ  Венгріи  при  НейзолЬ. 

Семейство  "58.  Квасцобыя  соли. 

Р.  165.  Самородные  квасцы,  Аіаип^  осіаесіг/зсігея 
ЛІаипзаЪ^  аіитіпе  зиі/аіёе  аісаііпе.  Криспг.  сист.  лравилъ^ 
нал  у  основ.  Ф.  октаэдръ,  иногда  съ  плоскостями  экса- 
эдра  и  гранатоэдра,  въ  природѣ  весьзіа  рѣдко  огфистал- 
лованы,  но  такигс  рѣдко  сплошны,  по  б.  ч.  въ  видѣ  на- 
лета; тверд,  гипс;  уд.  в.  1,8;  бл.  стеклянный;  проз- 
рачны; вкусъ  сладкій  и  вя;кущш,  въ  водѣ  соверш. 
растворимы;  предъ  п.  тр.  плавятся  въ  бѣлую  массу; 
сост.  сѣрнокислый  глиноземъ  и  сѣрнокислый  кали  или 
натрій  или  аммоній  и  много  воды.  К  8  или  Ка  8  или 
К        8      ІІ  '8^^ 

На±.  въ  видѣ  лалистыхъ  квасцовъ  ( Каішіаип )  на  глинист,  или 
квасцов,  сланцѣ,  въ  лавахъ;  при  Андрарумѣ^  въ  Шпеціи,  въ  Хрн- 
стіапіи  въ  Иорвегіи,  въ  Англін,  на  Монте-ново  въ  Италін,  въ  Сол- 
Фата  р  и  при  Неапол  ь,  на  Стромболн,  а  въ  видіі  шппроипыхъ  пв.  ( ІѴл- 
ігит-аіаип)  па  берегѣ  р.  Лаплаты  въ  Южн.  Америкѣ  и  азоптыхъ 
Кб.  (Апіпюл-аіаші)  при  Чермигѣ  въ  Богеміи;  самородныя  кв.  въ 
сплошпомъ  вндіі  въ  гліиіѣ  по  берегу  Гусниаго  озера  въ  Всрхпе- 

удиискомъ  окр.;  въ  Селепгинскѣ  въ  Иркутск,  губ.  пах.  горная  гюрода, 
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соде|)жащал  азотные  кпасцы  Кром  і.  того  сюда  приііадлежитъ  спр- 
попкслыа  глинолеліъ  ( КегатоІшШ,  отъ  у.5.^аіи(^,  г.іина,  аХо^,  соль) 
НЛП  Сольфатарптъ)  и  Галотрихатъ  (отъ  аХ(^,  соль,  т^^|^  вол осъ), 
( ЕівспаІаиПу  Наагзаіг )  па  глинистыхъ  породахъ  вь  ртутныхъ  руд- 
ннкахъ  и  въ  рудііпкахъ  сГірнаго  колчедана  разныхъ  страиъ. 

Семейство  ^9.  Сѣрнокислыя  соли. 

Р.  166.  /КелѣзныЙ  купоросъ,  ЕІ8€ПѵгігіоІ^  Еізепзиі' 
рЬаІ^  ^гйпег  ѴіЬгіоІ^  Аігатепізіеіп^  [ег  зиі/аіё.  Крист.  сист, 
^-и  1-глен.,  основы,  ф.  ромбич.  призма  съ  кон.  ііріостре- 
ніемъ,  насажденнымъ  на  остры  л  бок  ребра;  кристаллы 
короткіл  призмы  и  толсты  я  таблицы;  изл.  раковис- 
тый; тверд,  гипс;  уд.  в.  1,9;  цв.  луково-мѣднозеленый; 
бл.  стеклянный ;  полупрозраченъ ;  вкусъ  сладковатый 
сильно  вяжущій,  въ  водѣ  легко  растворнмъ,  на  воз- 
духѣ  вывѣтриваясь  дѣлается  ;келтымъ,  переходя  въ  сер- 
нокислую окись  л^елѣза;  предъ  п.  тр.  не  сов.  плавкій, 
сост.  сѣрнокислая  закись  Лгслѣза  и  много  воды.  Ее  8  -і- 
6Н. 

Нал:,  въ  глинистомъ  слапцЬ  каменно-угольныхъ  копей,  отъ  раз- 
рушепіл  сѣрнаго  колчедана  при  БодемайсЬ  въ  Баварін,  Раммелс- 
бергЬ  при  Госларь,  въ  Фалунѣ  въ  Швецін,  въ  Мѣдзлногорск.  л^е- 
лѣзныхъ  рудн.  царства  Польск. 

Уиотр.  въ  красил ьныхъ  заводахъ  для  приготовлены  сѣрной 
кислоты ,  на  чернила  и  т.  п.,  на  приготовлепіе  берліпіской  синей 
краски  въ  окрестностлхъ  С.  Петербурга  ^  дымящаго  купороснаго 
масла,  на  сохраненіе  дерева  отъ  гніенія,  отъ  порчи  червями  и  гри- 
бами. 

Р,  167.  Мѣдиый  КУПОРОСЪ,  Кир^ет^ѵіігіоі.^  Ыаиег  Ѵі- 
Ігіоі^  сиіѵге  зиі/аіё.  Крист:  сист.  ^-и  І-гленн.,  основ н.  Ф. 
ромбич.  призма  СЪ  косвенной  наклоненной  кон.  плос- 
костью; кристаллы  весьма  мелки  въ  природѣ,  почкообраз- 
ны,  ячеисты,  вкрапленны_,  въ  видѣ  налета;  тверд,  мс/кду 
изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  ^,"5;  бл.  стеклянный;  цв.  темнонебес- 

*)  См.  разложеніе  этой  горн,  породы  въ  статьѣ  Ііомонеиа у  Апаіузе 
еіпег  Бег^агі,  йіе  Атгаопіак-АІаип  епіЬаІЦ  въ  ѴегІіапДІип^.  <іег  шіпсг.  СсзеІІзсЬ. 
ги  81.  РеІегзЬ.  1842. 
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но-синій,  СКЛОНЯЮЩЕЙСЯ  къ  мѣднозеленому;  полупрозра- 
.  ченъ;    вкусъ    пріятный,   но    вяжущій;    въ  водѣ  легко 
растворимъ;   предъ  п.  тр.  плавится;   сост.  сѣрнокислая 
мѣдная  окись  и  много  воды.  Си  8  н-  5Й. 

На^.  въ  древипхъ  мѣдныхъ  рудникахъ,  образуемый  вывѣтрива- 
іііемъ  мѣднаго  колчедана  или  блеска  въ  Раммельбергѣ  при  Госларѣ^ 
въ  Венгрги,  па  островѣ  Англией,  въ  Фалунѣ  въ  Швеціи,  въ  остав- 
леиііыхъ  коплхъ  Мѣдьзлногорскихъ  желѣзпыхъ  рудпиковъ  въ  Поль- 
шъ,  въ  Сибири  въ  Турьинскихъ  рудпнкахъ  Богословск.  зав. 

Р.  168.  Урановый  к  у  п  о  р  о  с  ъ,  іігшшЫоі^  Іо/шпліі^ 
ІІгатиІрТгаІ.  Крист.  сист.  ^-и  І-^сленн.,  сост.  урановая  и 
мѣдная  окиси,  сѣрная  кислота  и  вода. 

Нах.  съ  ураповою  охрою  и  иынѣ  образуется  въ  Богемін,  въ 
Іоанписъталѣ. 

Р.  169.  Кобальтовый  купоросъ,  КоЪаиѵіігіоІ ,  со- 
Ъаіі  зиі/аіё.  Сост.  сѣрнокислая  кобальтовая  окись  и  мно- 
го воды.  Со  8  -і-  бН. 

Нах.  съ  кобальтов.  цвѣт.  въ  Биберѣ  блнзъ  Ганау;  ныпѣ  еще 
образуется. 

Р.  170.  Цинковый  КУПОРОСЪ,  2іпкріІгіоІ^  іѵеіззег 
ѴіМоІу  ОаІШепзІеіщ  %тс  зиі/аіе.  Крист.  сист.  І-и  1-осн., 
главн.  Ф.  косая  ромбическая  призма,  розібическій  окта- 
эдръ,  переходящій  въ  ромбическій  тетраэдръ^  почкооб- 
разный,  гроздевидный,  въ  видѣ  налета,  сплошный;  тверд, 
гипс;  уд.  в.  1,9;  цв.  сѣровато-бѣлый,  синій;  бл.  стеклян- 
ный, вкусъ  противновяжущій;  сост.  сѣрнокислая  цин- 
ковая окись  и  много  воды.  Хп  8  -I-  7Н. 

Нах.  въ  древнихъ  рудникахъ  въ  РаммелсбергЬ  при  Госларѣ,  въ 
Шемницѣ  въ  Вепгріи,  въ  ФалунЬ  въ  Швецін,  въ  Мѣдзлногорскихъ 
л^елѣзныхъ  рудник.  Польши. 

Семейство  40.  Бурово-мышьяковыя  кислоты. 

Р,  171.  Борная  кислота,  Вогшигс^  ЗесІаішзаЬ^  Баз- 
зоИп.  Крист.  сист.  2-й  1-гленн.,  листочки  мелкія  ченіуй- 
чатыя,  въ  видѣ  налета;  весьма  мягка;  уд.  в.  1,4;  цв.  бѣ- 
лый;  бл.  перламутровый;  прозрачна;    на  ощупь  нѣиіна 
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и  нѣсколько  жирна ^  вкусъ  сначала  слабо  кисловатый,  а  по- 
томъ  горьковатый  ^  въ  водѣ  легко  растворима  ^  предъ  п.  тр. 
плавится  въ  бѣлое  стекло;  сост.  буровая  кислота  съ  во- 
дою, ѣо  6Й. 

Нах.  въ  кратерахъ  и  горіічихъ  ключахъ  на  островѣ  Вулкано, 
въ  соедипеніи  съ  сВрными  солями  и  въ  Лагунахъ  при  Сассѣ  близь 
Сіэны,  во  Флоренціи. 

Р.  172.  Мышьяковистая  кислота,  АгзеліЪаиге ^ 
АгзепіШйіНе^  агзепіс  охуйё^  асШе  агзепіеих.  Крист.  сист. 
правильная,  искуственная  въ  видѣ  удлиненныхъ  октаэдровъ, 
въ  природѣ  въ  видѣ  волосистыхъ  кристалловъ,  имукообраз- 
но-землистаго  налета;  также  почкообразная,  яшлковатая, 
лучисто-пучковатая;  изл.  землистый,  раковистый;  тверд, 
между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  "5,7;  цв.  яіслтовато-красновато- 
бѣлый;  бл.  алмазный;  полупрозрачна;  вкусъ  горько-слад- 
ко-соленой, въ  водѣ  нескоро  растворима;  предъ  п.  тр. 
улетаетъ,  издавая  мышьяковый  запахъ;  сост.  мышьяко- 
вистая кислота.  Аз. 

Пах.  въ  жплахъ  съ  мышьяковыми  и  кобальтовыми  рудами, 
въ  Андреасбергѣ  па  ГарцЬ,  въ  Богеміи^  Венгріи  и  т.  д.,  гдѣ  иыпѣ 
еще  образуется. 


КЛАССЪ  III.  ГОРЮЧІЯ  ВЕЩЕСТВА. 


Горюгилш  называются  всгь  тть  гминералы,  которые, 
состоять  изъ  углерода ,  иногда  кислорода ,  водорода  и 
азота,  въ  жару  и  на  воздухгь  сгараютъ,  или  тотгасъ, 
не  сплавляясь,  какъ  каменные  угли,  или  разліяггаясь 
прежде,  какъ  сѣра,  лнтарь,  асфалтъ;  нтькоторыя  изъ 
нихъ  всегда  жидки  или  ліягки,  какъ  горное  зіасло  или 
ГОРНОЕ  сало  и  по  селіу  прш  сгараніи  восплаліеняются;  горю-^ 
гіе  ліинералы  вообще  отлишются  отъ  калтей  ліягкостыо 
и  легкою  сгораелюстыо ^  а  иліенно  отъ  алмаза,  который, 
хотя  состошпъ  изъ  гистгьйшаго  углерода,  но  весьлш  труд' 
но  горитъ  и  твердостью,  прозра^сностыо  и  6лесколл,ъ  пре^ 
восходитъ  есть  другіе  лшнералы,  Нтькоторыя  горюъія  веіце- 
ства  встртьшютсл  въ  окристаллованножъ  состояніи, 
другіл  показываютъ  несолінитсльно  ихъ  органическое  про» 
исхожденіе  древесныліъ  сложеніеліъ,  которыльъ  онть  от-' 
лигаются ;  вообще  они  ліежду  главнылш  составныліи  га- 
стялш,  содержать  преиліущественно  углеродъ,  иногда  онъ 
находится  въ  соединеніи  со  слюлою  и  всгь  вообще  легко  плав- 
ки, издавал  особый  запахъ  и  дыліъ;  въ  нелшогихъ  заклю- 
'гается  углеродно-кислый  водородъ  сь  соединеніи  сь  раз- 
иыліи  растительнылш  кислотпаліи,  съ  глинозелюлгъ  и 
желтьзною  закисью;  наружный  видъ  ихъ  слюлистъ;  а 
нП}Которыя  состоять  изъ  %истаго  погти  углерода,  какъ 
ГРАФИТЪ  съ  ліеталлш.  приліПіСялш ,  или  изъ  гистой  сть' 
ры,  иногда  въ  соединеніи  съ  крелтезелюліъ ,  глинозелшліь , 
известью  и  сь  слюлою  или  углсліъ  и  эти  составляютъ  ^ 
переходъ  отъ  калтей  къ  горючимъ  веществаліъ. 
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РаЗРЯДЪ   I.     СѣРИСТЫЯ   ГОРЮЧІЯ  ВКЩЕСТВА. 

Крист.  сист.  1-й  І-осн.;  тверд,  гипс,  немного  хруп- 
ки; уд.  в.  2,0  —  1,9;  бл.  жирный,  иногда  склонлющійся 
къ  алмазному;  цв.  ?кслтый;  прозрачность  въ  разныхъ 
степеняхъ  и  лучепреломленіе  у  нѣкоторыхъ  примеча- 
тельно, при  сгораніи  распространяютъ  сѣрнистый  за- 
пахъ  и  горятъ  синимъ  пламенемъ;  весьма  легко  воспла- 
мѣняются ;  сост.  чистая  сѣра,  иногда  также  немного 
глинозема,  кремнезема,  извести,  смолы  или  угля  и  се- 
лена. 

Семейство  1.  Сѣристыя  горючія  веи^ества. 

Нарулшые  признаки  изложены  выше. 

Р.  1.  Стъра,  ішійгіІскегЗскі^е/еІ.Веі^^зсІг^е/еІуЗои/ге.Крисіп. 
сист.     1-й    1-осн. ,    обыкновенные    кристаллы  острый 
ромбическій  октаэдръ,  (фиг.  1э9  Р.  Р.)    на  основаніи  въ 
145°    24^   и   кон.   ребра  въ  Юб''   16^  и  въ 

ФПГ.    1  г»  г.  о  О/ 

84  58,  кромѣ  этаго  основнаго  октаэдра  въ 
соединеніи  съ  нимъ  другой  болѣе  тупой  (1  с. 

5.)  и  отъ  притупленія  бок.  ребръ  верти- 
кальная ромбич.  призма  (1.  с.  7п.  77г.)  часто 
съ  горизонтальною  конечною  плоскостью 
или  съ  вертикальною  ромбич.  призмою;  иног- 
да примѣчаются  плоскости,  притупляющія  его 
бок.  ребра  ;  кристаллы  сросіпіеся  группами; 
но  сѣра  также  встрѣ чается  въ  видѣ  округ- 
ленныхъ  почкообразныхъ  натечныхъ  массъ  или  сплош- 
ная, вкрапленная;  спайн.  не  сов.  параллельна  плоскос- 
тямъ  октаэдра  или  вертикальной  призмы;  тверд,  зіежду 
тальк,  и  гипс.  ;  уд.  в.  2,1  —  1,9;  цв.  сѣрно-желтый  въ 
разныхъ  оттѣнкахъ;  бл.  жирный,  иногда  на  спайн.  плос- 
костяхъ  алмазный;  она  прозрачна  на  краяхъ  или  про- 
свѣчивающа;  составъ  см.  выше. 

В.  1.  Обыкновсниал  или  раповистал  с. у  изл.  раковистый;  про- 
зрачна. 
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В.  2.  Жилковата/1  с,  сплошная,  жилковатая,  непрозрачна. 

В.  5.  Зе>лілиста/і.  сплошная,  вкрапленная,  мелкоземлистая, 
растираема-,  непрозрачна.  —  Сѣра  отличается  диморфизмомъ*,  если 
она  (  плавляется,  то  она  при  осту;кеніи  образуетъ  призмы,  принад- 
лежащія  2-й  \-глеп.  крист.  системѣ,  а  при  возгонкѣ,  равно  какъ 
и  въ  вулканическихъ  трещинахъ,  призмы  принадле;кащія  \-и  1- 
осиой  сист. 

Нах.  крупными  кристаллами  въ  Арагоніи,  въ  Капилло  въ  Ис- 
панін,  въ  металлоносиыхъ  жилахъ  Рудной  горы,  но  въ  особенно- 
сти въ  новыхъ  гипсовыхъ  горахъ  Сициліи,  въ  окрсстност/іхъ  Ри- 
ма въ  Бэ  въ  Швеііцаріи,  въ  Величкѣ  и  БохнЬ  въ  каменной  соли, 
въ  буромъ  углѣ  при  Артернѣ  въ  Тюрингенѣ,  и  преимущественно 
въ  вулканическ.  горахъ  въ  больш.  количеств^  въ  СольФатарѣ  и  въ 
самыхъ  вулканахъ,  на  островѣ  Вулкапо,  въ  особенности  въ  вулка- 
иическнхъ  странахъ  Исландіи^,  па  полуостровѣ  Камітткѣ,  на  Алеут- 

♦  скихъ  островахъ^  также  въ  Жегуловскихъ  горахъ  близъ  Сѣрнаго- 
городка  на  правомъ  берегу  Волги  въ  горпомь  известнякѣ,  -въ  гипсѣ 
близъ  г.  Сызрани  въ  Симбиргск.  губ.,  г.  Тетюпіъ  въ  Казанск.  губ., 
въ  Кавказск.  гор.^  въ  Чарковѣ  въ  царствѣ  Польск.;   с.  отъ  разру- 

^шенія  желѣзнаго  колчедана  пах,  въ  лчеистомъ  Йварцѣ  Березовск. 
рудниковъ  весьма  мелкими  кристаллами  и  внутри  шаровъ  ;келЬзиаго 
колчедана  въ  глинЬ  при  деревпѣ  Ошурковѣ  на  р.  Иссетѣ-  также  въ 
сѣрііыхь  минеральныхъ  водахъ,  нзъ  которыхъ  она  осаждается. 

^потр.  въ  медицинѣ,  ветеринарномъ  искуствѣ,  металлургичс- 
скихъ  работахъ,  на  приготовленіе  пороха  и  сѣрной  кислоты,  какъ 
средство  зажиганія  огня,  на  снятіе  слѣпковъ  съ  медалей  и  геммъ; 
причемъ  для  приданія  ей  пріятнѣйшаго  цвЬта  иногда  смѣшиваютъ  ее 
СБ  киноварью-,  парами  зажженной  сѣры  бѣлятъ  солому,  шелкъ,  лня- 
ную  пряжу,  холстъ-,  употр.  также  на  приготовленіе  сѣрньдхъ  спичекъ. 

Разрлдъ  п.  Смолы. 

Крист.  систежа  или  явственная  правильная  и  1-й  1-ос- 
налу  или  неявственная,  или  нѣкоторыя  вовсе  некристал- 
лическія  лшдки^  тверд,  отъ  гипс,  до  тальк,  у  твердыхъ 
веществу  уд.  в.  2,^  —  0,7,  дал;е  нѣкоторыя  легче  воды; 
цв.  бѣлый,  желтый,  зеленый,  бурый,  черный,  всѣ  степе- 
ни прозрачности  и  блескъ  жирный;  отъ  тренія  дѣлаются 
отрицательно  электрическими;  составъ  углеродноводород- 
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ныя  соединенія  съ  кислород омъ  или  соединенія  расти- 
тельны хъ  кислотъ  съ  глиноземомъ  или  желѣзистою  за- 
кисью, но  наружный  ихъ  видъ  всегда  смолистый;  первыя 
легко  сгараютъ  съ  пламенемъ^  а  послѣднія  безъ  пла- 
мени. 

Семейство  2.  Соляныя  смолы. 

Кристаллигескіяу  сгарающія  безъ  пламени  и  составля- 
ютъ  органическія  кислыя  соли. 

Р.  2.  Медовой  камень,  Ногп^зіеіщ  МеІШІі.  Крист. 
сист.  2-й  \-осналу  основн.  ф.  тупой  квадратный  октаэдръ 
съ  кон.  ребрами  въ  118°  13'  и  съ  бок.  ребрами  въ  9э° 
6';  иногда  съ  прямонасажденной  кон.  плоскостью,  также 
съ  подчиненными  плоскостями  второй  вертикальной  приз-  * 
мы;  кристаллы  всегда  почти  отдѣльны,  рѣдко  въ  груп- 
пахъ;  тверд,  между  изв.  шп.  и  гипс;  уд.  в.  1,5  — 1,6;  немно- 
го хрупокъ;  цв.  медово-желтый;  прозраченъ;  двойное  лу- 
чепреломлеціе;  предь  п.  тр.  дѣлается  непрозрачнымъ;  ♦ 
сост.  медовокислый  водянистый  глипоземъ. 

Нах.  въ  буроуголыіыхъ  пластахъ  при   Артернѣ  въ  Тюрингенѣ 
и  Билинѣ  въ  Богеміи. 

Р.  Ъ.  ОксАЛИтъ,  Охаііі,  Еізепгезіп,  НитЪоЫііі,  ,/ег 
охаіаіе.  Крист,  сист.  1-й  \'Осн.,  кристаллы  волосисты, 
мелко-гроздевидны;  тверд,  гиис;  уд.  в.  2,2;  цв.  соло- 
менно-желтый; состав,  щавельно-кислая  ліелѣзная  закись. 

Нах.  въ  буроуголыіыхъ  пластахъ  Билина  и  Алмеродена  въ  Гес- 
сенѣ. 

Семейство  Ъ,   Масленныя  смолы. 

Некристаллическія;  легко  сгарающія  съ  пламенемъ. 

Р.  4.  Ретинитъ,  Тхеііпи,  КеІіпазркаІС.  Куски  его 
округленны,  тупоугольны,  зернисты,  съ  неровною  поверх- 
ностью, въ  видѣ  землистаго  налета;  тверд,  гипс.;  уд.  в. 
1,2 — 1,1;  бл.  жирный;  цв.  желтый,  бурый;  просвѣчива- 
ющъ;  въ  небольшомъ  жарѣ  плавится,  издавая  аромати- 
чески-смолистый запахь;  сост.  растительная  смола. 

25 
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Нах,  въ  буроуголыіыхъ  пластахъ  при  Галл1>,  при  Обо|гЬ  въ 
Моравіи,  въ  Анг.пп,  Гренлаіідііг,  подобная  масса,  ископаемый  ко- 
палъ,  находится  въ  глппнстыхъ  пластахъ  холмовъ  близъ  Лондона; 
въ  коллекціи  мед.  хир.  Акад.  хранится  подобный  копалъ  съ  окаме- 
нелой ящерицею   гекко  *). 

Р.  5.  Янтарь,  ВегпзіеіПу  ЗисстЫ,  §еІЬе  А?пЪга,  ^іеззипг, 
§еп1агиш,  ^епЫаг,  Куски  округленны ,  тупоугловаты , 
иногда  зерна  съ  тусклою  поверхностью;  рѣдко  вкраплен- 
ный въ  буромъ  углѣ,  еще  рѣже  капельниковатый;  тверд, 
гипс;   уд.   в.  бл.  жирный;  цв.  медово-или  восково- 

ліелтый,  склонлющійся  къ  бурому  съ  одной  и  къ  бело- 
му съ  другой  стороны;  онъ  профаченъ;  изл.  плоскора- 
ковистый, легко  сгараемый  съ  свѣтлымъ  пламенемъ,  издавая 
весьма  пріятный,  ароматическій  запахъ;  сост.  особенное 
летучее  масло,  смола  и  янтарная  кислота;  другія  со- 
ставныя  части,  углеродъ,  водородъ  и  кислородъ. 

Нах.  въ  буромъ  углѣ  и  молассовомъ  песчаиникѣ,  но  даже  въ  древ- 
нихъ  Формаціяхъ,  и.  пр.  въ  юрской;  особенно  встрѣчаетсл  онъ  на 
берегахъ   Балтійскаго   моря  отъ  г.   Мемеля   до  Данцига,  большая 
часть  соби|)ается  отъ  Пиллау  до  большаго   Губникена,  деревни  иа 
морскомъ  берегу,  гдЪ  янтарь  волнами   моря    выбрасывается  иа  бе- 
регъ   съ  поростами;  далѣе  отъ  берега   на  твердой  землѣ,  мелчду 
Гумбинненомъ  и  Инстербургомъ,  выкапываютъ    въ   большихъ  кус- 
кахъ,  иногда  въ  14  Фунтовъ,  покрытыхъ  тусклою  корою  и  часто  со- 
держащихъ  нскопаемыя  насѣкомыя;  кромѣ  того   собирается  янтарь 
въ  остзейскихъ  провинціяхь,  въ  Польши,  Силезіи,  въ  Иоммераніи, 
Даніи,  на  Шоненскомъ  берегу  Швеціи,  въ  Виртембергв,  Швсйца- 
ріи,  Фрапціи,  Англіи,  Шотлапдіи,  Сициліи,  въ  Молдавін,  въ  Бѣло- 
стокѣ;  при  вырытіи  рвовъ   Брестъ-Литовскихь  укръиленій  иайдеиъ 
янтарь   въ   соедииеніи   съ  гнилымъ  деревомъ*,  также  въ  Ширвинт- 
скомъ  уѣздѣ  Виленск.  губ.  въ  берегахъ   рт>ки   Шнрвинты  пайденъ 
лнт.  значит,  величины;  собирается  такл;е   при  Ненаситенскихъ  по- 
рогахь    въ  Екатерииославской  губ.^   въ  буромъ  углЬ  въ  Колчедап- 
скомъ  селеніи  на  р.  ИссетЬ  въ  Каменскомъ  зав.,  на  берегахъ  Ле- 
довитаго  моря  при  Каішнскомъ  иосѣ  на  устьѣ  Оби  и  1і]нисея,  въ 
юрскомъ  нзвестнлкъ  иа  островЬ  Ледовитаго  мо|)я  "^*)    и  въ  молассо- 
*)  Опіісаіііс  ею  см.  въ  соч.  мною  изд.  І(1ееп  ги  еіпег  5^5^ета^І5сЬ.  Огус- 

Іохооіо^іе.  Мііаи.  1821. 
*'')См.  статью  мною  изд.  ііЬег  Сегаіііеп  ипй  ІсІііЬуозаигеп  Киззіаіісіз  въ 
Виііеі.  всіепі.       ГАсаЛ.  йез  8с.  1841. 
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вомъ  слапцЬ,  въ  Базелѣ,  да:ке  по  изслѣдоваиілмъ  Гебелл  въ  силю- 
рійскомъ  известііякѣ  Эстляіідіп*,  мелко  вкрапленный  также  по  Пу- 
шу въ  Карпатскомъ  песчаніпікѣ  въ  Вепгріи  п  въ  молассовомъ  пес- 
чаннпкѣ  Волынской  и  Подольск.  г)б. 

У^потр.  Римляне  употребляли  янт.  на  разпыя  украшеиія  и  издѣ- 
лія,  какъ  діілается  и  иыиѣ  въ  ДанцигЬ,  Эльбннгѣ  іі  Кенигсбергѣ; 
употреб.  его  также  на  лаки,  па  приготовлгніе  янтарной  кислоты, 
курительнаго  порошка  и  въ  меднцинѣ-,  онъ  составл.  ископаемую 
смолу  разныхъ  сосенъ  первобытнаго  міра  ,  посему  находится 
всегда  съ  нскопаемымъ  дерепомъ  и  даже  іиюгда  въ  самомъ  деревѣ, 
между  сосновыми  годовыми  кольцами  и  содерліитъ  въ  себь  разныя 
иасѣкомыя^  листья,  сѣмена,  даже  воздушные  пузыри  и  сѣрный 
колчеданъ,  которыя  могли  попасть  въ  него,  только  тогда,  когда  онъ 
былъ  еще  въ  мягкомъ  состоянш,  между  насѣкомыми  только  два  рода 
водяныхъ  И^сра  и  ТготЫсИтпу  а  всіі  другія  сухопутныя*,  безъ  сом- 
иѣнія  ле;катъ  огромные  изчезнувшіе  поморскіе  л ѣса  на  берегу  Бал- 
тійскаго  моря^  отъ  которыхъ  отвердѣлая  смола  безпрестаннно  отде- 
ляется п  выбрасывается  на  берега;  БарельсФЫ  изъ  янтаря  нахо- 
дятся въ  превосходной  коллекдіи  Им  пер.  Царскосельскаго  дворца, 
въ  которомъ  имъ  убрана  цѣлая  комната. 

Р.  6.  Гашетинъ  (собсг.  им.),  Лаісігеиіпутіпегаі  айі' 
росіге.  Гро.чдевидный,  чешуйчатый,  ме;кду  полуліидкимъ 
и  твердымь,  па  подобіе  воска^  гибокъ;  уд.  в.  0,8^  цв. 
желтый,  зеленый;  бл.  лшрпый;  прозраченъ;  при  возгонкѣ 
образуетъ  масло,  издавая  смолистый  запахъ;  сост.  угле- 
родъ  и  водородъ. 

Мах.  въ  пластѣ  желѣзняка  въ  іожн.  Валлисѣ  въ  Англіи. 
Сюда  калѵеіся  принадлежитъ  тлк;ке  горное  сало  (тіпегаі  ^аііоѵѵ) 
изъ  Шотландін,  н  можеть  быть  студенистое  вещество,  описанное 
подъ  иазваіііемъ  Нафтеинъ^  ]УарІіі/ш'п,  стлр^ющее  съ  пламенемъ  н 
найденное  въ  снлюрінскомъ  нзвестпякѣ  Франціп*,  подобное  почти  веще- 
ство составляетъ  описанная  мною  Бролгиколла  (отъ  б^сд^^са-^  пи- 
ща, УіоХХа^  клен),  ВготісоИа  съ  Алеутскихъ  острововъ,  которая 
подъ  наіюсиою  землею  образуетъ  тамь  пластъ  значительной  тол- 
щины и  собирается  жителями  для  пищи,  такъ  какъ  оно  размяг- 
чается въ  водѣ;  опа  имѣетъ  вндъ  отвердЬлаго  морскаго  ,  пороста  или 
ностока.   Подобное  этому  сомнительное  вещество  есть  такъ  называе- 

См.  ГогЬап(1Ііпоаг  ѵі(і  сіе  8каіі(ЗіпаѵІ5ке  Каіиг-іотзкагпев  Ігей^е  тоіс.  8іо- 
скЬоІш.  18^5.  .  ^  :  г  ; 

25* 


—  аЗб 


мын  У^рашелапШу  НіпгтеШІ^  ЪгсппЬагсг  ЗскпеСу  которое  можетъ 
быть  вовсе  къ  предъндущему  не  принадлел^ип.;  но  болѣе  относит- 
ся сюда  Ксилоігриптитъ,  ауіокгурііі^  (отъ  ^ѵХоѵ^  дерево,  у.дѵтг^ 
тод^  скрытый),  няходпнцйся  мелкими,  иѣжными,  желтыми  и  жприо- 
блестііщпмп  кристаллами  на  бѵромъ  углѣ,  на  подобіе  такъ  называ- 
емаго  Нафталина  или  Шерерита,  Бсііеегегіду  паійгіісігег  Т^арЫІШ' 
Ип,  составляющаго  подобное  вещество  бѣлыхъ  игольчатыхъ 
кристаллахъ  буроуголыіой  Формаціи  Швейщарти,  на  бур.  древовиди. 
углѣ  близъ  Редвица  въ  Оберъ-ПФальцѣ. 

Р.  7.  Озокеритъ  (отъ  б^т]^  запахъ)  Оі^окегіі,  горный 
воскъ,  Вег^^асігз^  ЕгсІіі^асНз.  Спдошный,  изл.  плоскорако- 
вистый; тверд,  тальков.;  подобный  воску,  посему  разогрѣ- 
тый  можно  мѣсить  между  пальцами;  уд.  в.  0,9;  цв.  тем- 
но-бурый, оливко-зеленый,  черновато-бурый,  въ  прозрач- 
ныхъ  кускахъ  медовожелтый;  запахъ  ароліатическій,  смо- 
листый; уже  въ  обыкновенномъ  жару  свѣчи  плавится 
въ  свѣтлуіо  смолистую  жидкость  и  потомъ  сгараетъ  съ 
пламенемъ;  сост.  углеродъ  и  водородъ,  почти  какь  въ 
горнонь  маслѣ. 

Нах,  въ  каменно-угольныхъ  пластахъ  въ  Молдавіи  при  сел. 
Станихѣ  подлѣ  ручья  Тодораки,  между  слоями  кварцоваго  песча- 
иика  въ  синевато-сѣрой  глинѣ,  покрытой  горною  смолою-,  также 
п]іи  Тамингѣ  въ  Австріи. 

У^ѣотр,  па  дѣлаиіс  свѣчей. 

Подобныя  вещества  составляютъ  МдріалшШу  ЫгіаШ^  тетсагс 
гп^ІаттаЫсу  изъ  сланце  въ  горъ  Идріи  и  ШгиілетонитЪр  ШіМІс- 
Іопііу  изъ  камеинаго  угля  Ньюкестля;  НафтаЪилЪу  ЛЯарІгІиа^іІ^ 
Зіеіпіаі^,  весьма  походитъ  на  озокеритъ  и  мол^етъ  быть  не  отли- 
чается отъ  него;  нах.  въ  пескѣ  и  глинѣ  острова  Челекена  въ 
Каспійскомъ  морѣ. 

Р.  8.  ЭлатеритЪу  Еіаісгіі,  еІазІізсНез  Егсіресіг,  саоиі- 
сТгоис  /оззііе.  Эластическій,  мягкій,  иногда  зубчатый,  сплош- 
ный,  вкрапленный,  въ  видѣ  налета;  уд.  в.  1  —  0,9 ;  цв. 
черно-бурый,  зелено-черный;  просвѣчивающъ  на  краяхъ; 
бл.  жирный,  легко  плавится  и  горитъ  свѣтящимъ  пла- 
менемъ, издавая  ароматическій  запахъ,  но  оставляя  мно- 
го золы;  сост.  углеродъ,  кислородъ,  водоротъ  и  азотъ. 

Нах.  въ  горномъ  известиякѣ  съ  свипцовымъ  блескомъ  въ  Дер- 
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бишанрѣ,  также  во  Фраіщіи  въ  каменио-уголыіой  Формаціи  и  іѵь 
Коннектнкутѣ. 

Р.  9.  Горная  сжолау  Егсірсск^  Вег^реск,  Азркаі/^ 
8ск^>аг2ез  Ег(іІгш^2^  Са^аі  отч.,  Ыіите  зоЫе,  Сплошная, 
гроздевидная,  округленная,  почковидная,  вкрапленная; 
тверд,  гипс.;  уд.  в.  1Д  —  1,^;  непрозрачна,  бл.  жирный; 
изл.  раковистый,  при  точкѣ  кипѣнія  воды  плавится  и 
горитъ  свѣтящимъ  пламенемъ,  издавая  особенный  арома- 
тическій  запахь,  но  оставляя  мало  золы,  которая  содер- 
житъ  глйноземъ,  кремнеземъ,  же.іѣзную  окись  и  иногда  из- 
весть и  марганцовую  окись;  сост.  углеродъ,  водородъ  и 
кислородъ. 

Пах.  въ  древнихъ  и  новыхъ  горныхъ  породахті,  въ  видѣ  я^илъ 
въ  гпейсѣ  Дербпшайра,  въ  силлюрійск.  песчанист,  известнякѣ  Эстлян- 
діи  при  Линдеиѣ,  въ  горномъ  известнякЬ  при  Тетюшахь  по  р.  Вол- 
гѣ,  Казанской  губ.,  также  въ  горномъ  известнякѣ  Снмбирск.  губ. 
близъ  Сызрани,  рѣдко  въ  каменной  соли  на  островЬ  Челекепѣ, 
также  въ  гнейсѣ  съ  разными  желѣзиыми  рудами,  но  всего  болѣе 
;ізобилуетъ  имъ  верхне-мо.іассовал  наносная  земля  на  островѣ  Че- 
^^екенЬ  и  на  западномъ  берегу  Каспійскаго  моря,  на  полуостровѣ 
Апшеронскомъ  и  въ  устьяхъ  рѣки  Куры  близъ  Салліана,  такл^е  въ 
Мертвомъ  мор  в  (минеральная  мумія),  и  въ  Дальмаціи,  въ  нѣко- 
торыхъ  горахъ  Греціи,  на  Греческихъ  островахъ,  въ  Сициліи,  въ 
въ  Тнрольскихъ  горахъ,  въ  Швенцаріи,  на  Гарцѣ,  во  Францііі, 
Англіи,  въ  АсФальтическомъ  озерѣ  на  островЬ  Тринидадѣ,  въ  Бра- 
зиліи,  Перу,  Мексикѣ,  Ныоіоркѣ  близъ  озера  Эріе,  гдѣ  множе- 
ство нсФтяныхъ  источниковъ,  въ  горѣ  Мулиной  въ  Нерчинскѣ  зак- 
лючается горная  смола  въ  халцедоновыхъ  жеодахъ  и  въ  д.  м.  Землис- 
тый асФальФтъ  въ  особенности  на  Апшеронскомъ  полуостров^  и 
въ  устьяхъ  р.  Куры. 

^потр.  на  топливо  и  освѣщепіе  въ  ГТерсін,  на  Кавказѣ,  при 
кладкѣ  крышекъ  и  на  полы  домовъ  въ  Перспг,  нзвѣстная  въііерсіи, 
подъ  иазваніемъ  кира^  глина  пропитапна  горпою  смолою;  полу- 
жидкая горная  смола  составляетъ  Ъеготъ;  она  употр.  на  асФальтовую 
мостовую  въ  Парижѣ,  С.  Петербургѣ,  Коппенгагенѣ,  для  граве- 
ровъ,  на  приготовленіе  сургуча,  на  черный  лакъ  и  краску  на  кожѣ, 
деревѣ,  и  желѣзѣ;  растопленнымь  асФальтомъ  смолять  сваи,  балки, 
суда,  шлюзы,  водопроводы,  колодцы,  стѣны  зданій,  и  онъ  мол^етъ 
заменить  цементъ,  при  кладкЬ  разныхъ  зданій  изъ  камня  и  кирпи- 
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ча-,  Египтяне  тоже  употребляли  его  для  бальзам ііровапія  мерт- 
выхъ  тЬлъ  и  для  приготовленія  мумій, 

Р,  10.  Горное  масло,  ЕЫбІ^  Вег^діу  Зіеіпоі^  Ыіите 
^і^иШе^  реігоіеит,  парігііш.  Капельно-жидкое,  вязко-;кид- 
кое;  уд.  в.  0,7;  бл.  жирный;  прозрачно;  цв.  бѣлый,  л;ел- 
тый,  бурый;  запахъ  смолистый;  весьма  летуче  н  легко 
возгорается;  горитъ  сильно  свѣтящимъ  пламенемъ,  остав- 
ляя много  золы  и  издавая  особенный  запахъ;  чистое  г. 
м.,  на  воздухѣ  не  изменяется,  составляетъ  чистую  смо- 
лу, состоящую  изъ  углерода  и  водорода. 

Капелъно-жиЪное  г.  лі.у  ^аріъіка^  Вег^ЪаІзату  бѣлое,  желтое, 
зелено -лселтое,  прозрачное. 

ВлзкоакиЪігое  г.  аі.,  Шаііігау  Р шазрішіі у  черновато-бурое,  не- 
прозрачное, но  оба  переходятъ  другъ  въ  друга*,  вязкая  или  еще 
сильнѣе  загустіілая  нѳфтъ  называется  въ  Персіи  нефтъ-дагилелт. 

Нах»  въ  разныхъ  древнихь  и  новыхъ  породахъ,  въ  каменно- 
угольной ФОрмаціи,  въ  каменной  солн  и  на  поверхности  соляныхъ 
озеръ,  въ  особенности  по  берегамъ  Каспійскаго  моря,  въ  Ваку, 
на  островѣ  Челекенѣ,  въ  устьяхъ  рѣки  Куры  и  па  Апшеронскомъ 
полуостровѣ,  также  въ  окрестностяхъ  ТиФлиса  и  въ  другихъ  мѣ- 
стахъ  Кавказскпхъ  горъ*,  оно  выходитъ  здѣсь  изъ  нсфтяныхъ  или 
грязныхъ  вулкановъ,  такл^е  на  Таманскомъ  полуостров!,,  въ  Пер- 
сіи,  Восточной  Индіи,  Китаѣ,  Японіи,  въ  Сициліи,  въ  Парижѣ, 
Модепѣ,  Піячепцѣ,  Швейцаріи,  въ  Карпатскихъ  горахъ  и  другихъ 
мѣстахъ  Европы;  на  островЬ  ТринидадЪ,  въ  соляныхъ  источникахъ 
Америки,  при  р.  Огіо,  гдѣ  оно  плаваетъ  на  поверхности  воды. 

Упошр.  на  топливо  и  освѣщеніе  въ  Ііерсіи  и  въ  Пармезан- 
скомъ  герцогствЬ,  на  обмазываніе  дерева,  канатовъ^  желѣза  и  кам- 
ней, чтобы  зандитить  ихъ  отъ  дѣйствія  огня,  для  мазанія  колесъ, 
мельніщъ  и  повозокъ  и  частей  разныхъ  машипъ,  таклѵе  на  дѣланіе 
лаковъ  и  вмѣсто  смолы  для  смоленія  кораблей',  для  храненія  въ 
иемъ  металлоидовъ,  на  приготовленіе  гидравлическаго  раствора,  так- 
же въ  смѣси  съ  глиною  и  пескомъ  на  окрашиваніе  домовъ-,  употреб- 
ляется также  и  въ  медицинв. 

Разрядъ  іп.  Антрациты. 

Въ  правильномъ  видѣ  почти  не  находятся  и  спайности 
Н€имѣютъ;тверд.междуизв.шп.  и  тальк.;  немного  хрупки;  уд. 
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в.  2,1  —  1,2^  цв.  бурый,  черный;  черта  блестящая,  бу- 
рая или  черная;  бл.  жирный,  иногда  ліеталлнческій,  шел- 
ковый; непрозрачны;  трудно  или  легко  сгараемы;  составь 
углеродъ  со  СіМОлою  или  окисленный  съ  водородомъ. 

Семейство  4.  Графитовые. 

Черный  цвѣтъ;  металлическій  блескъ;  окристаллован- 
ные  или  сплошные,  весьма  мягки,  пищѵщіе  и  марающіе; 
уд.  в.  2,1  —  1,9. 

Р.  11.  Графитъ  [оть  'у^а(рс^,  писать),  СгарЫі,  ЯеШ' 
Ыеіу  рІіипЪа^о.  Крист,  сист.  Ъ-и  І-осіі.,  осиовн.  ф.  6-стор. 
таблица,  бок.  и  кои.  ребра  иногда  слабо -притуплены  и 
видны  посему  признаки  диэксаэдра;  но  вообще  сплош- 
ный,  чешуйчатьій,  переходящій  въ  землистый;  спайн. 
сов.  параллельна  гориз.  кон.  плоскости;  тверд,  тальк.;  уд. 
в.  2,1  —  1,9;  бл.  металлическій;  на  ощупъ  лшренъ;  цв. 
желѣзночерный;  стальносѣрый,  въ  тонкихъ  листочкахъ 
гибокъ;  марающъ  и  пишетъ;  сост.  углеродъ  по  б.  ч.  съ 
4  —  8  проц.  желѣза  или  извести,  кремнезема  и  глинозема, 
и  по  сему  не  чистый  углеродъ.  С. 

Измѣнепія  его  окристаллизоваітыйу  крупнолистоватый  у  %егиу-й- 
ттыйу  сплошный  и  зслілистый  ер.,  два  ііослѣдійе  не  чисты  отъ 
большей  прпмѣси  глины. 

Пах,  гнѣздами  или  пластами,  иногда  въ  древиихъ  плутониче- 
скпхъ  горахъ,  вмѣсто  слюды  въ  гранитВ  при  Билчакахъ  въ  По- 
дольск, губ.,  въ  зерпист.  пзвестпякѣ  въ  Фипляидіи,  въ  Паргасѣ, 
чешуйчатый,  также  окристаллиз.  6-стор.  таблицами  -,  въ  Питкарандѣ  въ 
зерннст.  изв.  сплошный",  пор.  Ленѣ  въ  Иркутск,  и  по  р.Ингодѣ  при  дер. 
Кайдановь  въ  Нерчинск,  окр.,  отдельными  округленными  кусками  на 
берегахъ  озера  Еланчика  въ  Ильменск.  горЪ  въ  окр.  Міяск.  зав.,  гдЬ 
выбрасывается  волнами  озера,  иногда  кусками  вѣсомъ  въ  36  Фунтовъ; 
также  отдельными  листочками  въ  гранитѣ  р.  Черемшапка  въ  Иль- 
менск. горѣ,  въ  слюден.  сланць  средияго  мыса  въ  Златоустов,  зав. 
и  въ  гнейс  Іі  по  р.  Ирандѣ  па  дачахъ  Кусинск.  зав.,  также  при  со- 
едииеніи  р.  Ал  со  второю  Каменкою;  въ  Бухаріи  въ  больпіомъ 
количеств^  въ  горахъ  Иурата,  а  въ  особенности  въ  Борровдапѣ  въ 
Кумберландв,  въ  Пиренѣііхъ,  въ  Швейцаріи  въ  долииѣ  Шамуіиі; 
въ  Свв.  Америкѣ  близь  Ньюіорка. 
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У^потр,  чистыя  измѣнеиія,  особенно  борровдальскаго  гр.,  на 
прнготовленіе  хорошихъ  англійгкііхъ  карандашей,  выръзываемыхъ 
изъ  цѣльныхъ  кусковъ;  нечистыя  изменѣпія  употпр.  на  приготовле- 
ніе  огнепостоянпыхъ  плавильныхъ  горшковъ ,  ( Ра$8аие7'- Тр$ег- 
ипЛ  ОгарЫШе^еІ)^  служащихъ  для  плавки  металловъ-  размягчен- 
ный въ  водѣ  гр.  употр.  на  смазку  колёсъ  машинъ  на  Фабрикахъ 
и  въ  повозкахъ,  чѣмъ  уменьшается  треніе  колесъ  и  облегчается 
ходъ  машинъ  и  повозокъ*,  самый  тончайшій  англ.  гр.  ^лот/}.  вмѣсто 
масла  на  мазапіе  часовыхъ  колесъ,  также  на  черненіе  чугунныхъ 
издѣлій,  гипсовыхъ  статуй,  вазъ,  желѣзныхъ  вещей,  печей,  трубокъ, 
для  чистки  и  полировки  металловъ  и  стекла,  для  приданія  разнымъ 
тѣламъ  металлическаго  цв.  и  блеска. 

Семейство  5.  Угольные  блЕски. 

Цвѣтъ  сѣроваточерный,  бл.  полуметаллическій;  некри- 
сталлическіе;  тверд,  отъ  гипс,  до  пол.  шп.,  уд.  в.  І,7 — 1,5. 

Р.  21.  АнтРАЦИтъ  (отъ  аѵд^даі,  уголь),  АпгНгасіС, 
Ьаг;^'1о8е  БіеіпкоМе,  КоЫепЫеп(іе,  НошИс  есіаіапіе,  ^ёапіЬгасе. 
Сплошный,  вкрапленный,  скорлуповато-зернисто-шестова- 
то-отдѣльный;  и.зл.  раковистый,  сланцеватый ;  тверд,  меж- 
ду изв.  шп.  и  гипс,  иногда  пол.  шп.;  уд.  в.  1,5  —  1,7;  бл. 
полуметаллическій,  шелковый;  цв.  сѣроваточерный;  не- 
плавокъ  и  трудно  сгараегъ;  сост.  уголь,  иногда  съ  при- 
мѣсью  землистыхъ  и  желѣзныхъ  частицъ.  С. 

Нзмѣнепія  его  раковистый^  сланцеватый  (обыкновенный),  гаС" 
стоватый  (8іап»епкоЫе),  и  жилковатый  (ГазегкоЫе,  тіпегаіівсііе 
НоЬкоЫе). 

Нах.  въ  жилахъ  разныхъ  древпихъ  горъ  песчаішстыхъ  и  гли- 
нистыхъ,  на  Гарцѣ,  въ  Норвегіи,  въ  КопгсбергЬ,  близъ  Гера;  въ 
Россіи  близъ  Гушевской  станицы  въ  землѣ  Войска  Допскаго,  гдЬ 
онъ  состоитъ  изъ  двухъ  пластовъ,  каждаго  толщиною  въ  полсажени, 
лежащихъ  одиігь  подъ  другимъ;  обнаженный  пластъ  его  на  правомъ 
берегу  рѣчки  Грушевки  и  по  р.  БалкЬ  длиною  въ  300  саженей;  также 
въ  мпогихъ  мГзСтахъ  этого  края,  и  сверхъ  того  на  Волкъ-островѣ 
на  ОиегЬ  въ  Олонецк.  губ.;  некоторые  Уральскіе  известняки,  н.  пр. 
въ  Биссерскомъ  зав.,  также  Алтайскія  и  Нерчинскія  горы  напита- 
ны антрац.  до  такой  степени ,  что  получаютъ  оть  него  совсѣмъ 
черный  цв.  и  онъ,  выдьляясь  изъ  иихъ,  составляетъ  вкраплепныя 
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части,  желваки  и  прожилки;  кажется  тамъ  онъ  образовался  возгон- 
кокою  въ  видѣ  минеральнаго  антр.,  мел^ду  тѣмъ  какъ  онъ  въ  камен- 
ноугольн.  ФОрм.  вездѣ  явственно  обнаруживаеть  органическое  свое 
происхожденіе ;  онъ  посему  произошелъ  изъ  каменнаго  угля,  ко- 
торый л«аромъ  былъ  лишеиъ  смолы;  акилповшпъгй  антр.  нах.  въ 
видѣ  налета  на  каменныхъ  угляхъ  Англіи,  Белгіи,  Богеміи,  Силезіи, 
на  Мейснерѣ  въ  Гессенѣ. 

^потр.  въ  Англіи  и  въ  Сѣв.  Америкѣ  на  плавку  желѣзныхъ 
рудъ,  но  для  горепія  его  нужно  весьма  сильное  теченіе  воздуха, 
и  большой  жаръ. 

Семейство  6.  Смолистые  угли. 

Цвѣтъ  черный,  бурый;  бл.  металлическій,  тусклый; 
сплошны,  иногда  имѣіотъ  явственное  древесное  строеніе; 
они  легко  горятъ,  издавая  смолистый  запахъ. 

Р.  \Ъ,  Каменный  уголь,  ЗіеМоЫе,  Ьаггі^е  8і.,  Ііои^ 
іИе  §га88е.  Сплошный,  вкрапленный,  по  б.  ч.  безъ 
явственнаго  древеснаго  строенія,  но  иногда  показыва- 
ющій  растительное  происхожденіе;  тверд,  изв.  пш.  и  тальк.; 
уд.  в.  1,^  —  1,5;  изл.  сплошный,  раковистый,  землистый, 
иногда  тонкоскорлуповато-отдѣльный;  немного  хрупокъ 
и  ломокъ;  цв.  черный;  бл.  почти  металлическій,  жирный; 
горитъ  болѣе  или  менѣе  легко,  издавая  смолистый  за- 
пахъ; сост.  уголь  съ  смолою  или  углеродъ,  кислородъ, 
водородъ,  иногда  съ  землистыми  частицами. 

5.  1.  Смолистый  п.  у. у  РесІікоМе  отч.,  изл  крупнораковистый, 
сильноблестящій,  весьма  ломкій. 

В.  2.  Плотный  п,  у.  саппеі  или  сап^Іе  соаіу  сложеніе  плотное; 
менѣе  хрупокъ  и  менѣе  ломокъ;  мало  блеститъ. 

5.  Листоватый  к,  у,  ШаНетЫШе,  изл.  сланцеватый,  скор- 
луповатый,  часто  пестропобѣжалый ,  содерж.  иайболѣе  углерода. 

4.  Сланцеватый  п.  у.  ЗсІгіе/егІсоЫе,  изл.  толстослапцеватый, 
малоблестящій. 

В.  5.  Грубый  п,  у. у  ОгоЪкоЫе^  грубозернистый,  толстосланцева- 
тый, весьма  тяжелый. 

В.  6.  Сажистый  те.  у.  ЯиззЫіІе^  Ьб$с7гу  изл.  мелкозернистый, 
растирается,  и  сильно  мараеіъ. 
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Нах,  цѣлыми  горными  массами,  согзтавляя  такъ  называемую 
камеіию  угольную  Формацію,  перемежающуюся  съ  глиннстымъ  сл.  и 
песчаниками,  въ  особенности  въ  Англіи,  Шотландін,  Белгіи  и  Си- 
«іезіи,  въ  Ахенѣ,  Зарбрюкеиѣ,  по  Рейну,  на  Гарціз,  въ  Веттинѣ, 
Дрезденѣ  въ  Потшапелѣ,  въ  Богемін,  во  Франціи,  Испанін,  так- 
же въ  Сѣв.  Америкѣ  и  Новой  Голлапдін-,  въ  Польшъ  близъ  Дом- 
брова,  Бендзнна,  Стрижосица,  Нѣмчн,  Сельци  и  др.  м.;  въ  Рос- 
сіи  въ  Бахмутскомъ  и  Славяносербскомъ  уѣздЪ  Екатерннославск. 
Губ.;  въ  Харьковской  Губ.  близъ  Петровскаго  села  въ  120  верст, 
отъ  Харькова,  продолженіе  бассейна  Екатерннославск.  Губ. ;  въ  Том- 
ской Губ.  близъ  дер.  Афониной,  въ  долин Ь  рѣки  Томи  между  кря- 
жами Самарск.  и  Абакаискимъ,  по  рѣкѣ  Аргуни  за  Байкаломъ  и  въ 
самомъ  Иркутскѣ,  также  на  Западиоиъ  отклонѣ  Уральск,  горъ,  въ 
Кызелевск.  зав.;  въ  Челябинск,  уѣздѣ  Оренбургск.  Губ.,  близъ  крѣ- 
пости  Міяска. 

У^потр.  на  топливо  весьма  важно  и  необходимо  для  многнхъ  земель, 
упот-р.  также  на  приготовленіе  каменно  угольнаго  масла  и  дегтя, 
на  газовое  освВщеніе;  кам.  у.,  въ  заключенномъ  мѣстѣ  горящій, 
кромѣ  большаго  количества  свътящаго  газа  оставляетъ  отъ  50-86 
проц.  крупкой  массы,  называемой  коксомъ  С соакв коксъ  находит- 
ся въ  томъ  же  отношеиіи  къ  кам.  у.,  какъ  древесный  уголь  къ  де- 
реву; онъ  составляетъ  углеродъ,  лишенный  дѣйствіемъ  огня  водо- 
рода и  кислорода. 

Р.  14.  Стипитъ  (отъ  бііре»,  стволъ  цикадеевъ),  Ьеі- 
іепкоЫе^  ІгоиШе  зёсіге  или  таі^ге,  Ь.  Іітопеизе.  Сплошиый, 
по  б.  ч.  безъ  явственнаго  древеснаго  строенія,  иногда 
землистый;  тверд,  между  гипс,  и  тальк.;  уд.  в.  1,  —  1,2; 
изл.  раковистый,  землистый;  бл.  изрѣдка  жирный;  по  б. 
ч.  тусклъ;  цв.  бурый,  обыкновенно  сѣроватый,  болѣе 
или  менѣе  легко  горитъ  съ  пламенемъ,  чернымъ  дымомъ, 
смолистымъ  и  часто  весьма  непріятнымъ  запахомъ,  раз- 
мягчаясь и  надуваясь  во  время  горѣнія,  но  такъ  что 
куски  принимаютъ  мало  связи  между  собою,  и  оставляя 
по  сгорѣніи  ячеистый,  немного  крѣпкій,  тусклый  уголь 
съ  бороздчатою  поверхностью;  перегонкою  даетъ  смо- 
листую массу,  воду,  разные  газы,  азотъ  и  угольный  оста- 
токъ,  не  сов.  принимающей  Формы  сосуда,  въ  которомъ 
произошла  перегонка. 
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Измѣненія  тѣ  самыя,  какъ  у  кш.  утля^  сланцеватый, 
листоватый,  плотный,  зелілистый  ст. 

Наос,  въ  горномъ  извѣстнякѣ  пъ  Россіи,  въ  Новогородск.,  Тульск., 
Кал}  ЖСК.,  Рлзаііск.,  Псковск.,  Тверск.,  Московск.,  и  др.  Губ.,  въ  кото- 
рыхъ  составлііетъ  значительные  пласты;  также  въ  пестромъ  песчаникѣ 
по  бер.  Рейна,  въ  Внртемб.  Корол.,  въ  лейасЪ  блнзь  Кведлинбурга 
въ  Пруссіи,  въ  горн.  ФОрм.  Францти  близъ  Ларзака,  въ  Швейца- 
ріи  близъ  Базеля,  въ  Апглін  въ  Іоркшейрѣ*,  обыкновенно  въ  плас- 
тахъ  или  напластованпыхъ  грудахъ  между  плотными  массами,  за- 
ключающими ихъ  со  Бсѣхъ  сторонъ*,  по  сему  не  образовавшись, 
какъ  кам.  уг.,  въ  большихъ  бассейнахъ;  весьма  часто  сопровож- 
дается стволами  цикадеевъ  въ  горн.  Форм,  и  отпечатками  папорот- 
никовъ. 

У^потр.  на  равпѣ  съ  кам.  углемъ,  исключая  кузнечной  работы, 
для  которой  онь  не  столь  го деігь,  потому  что  опъ  не  такъ  свя- 
зывается между  собою,  какъ  кам.  уг. 

Р.  15.  Бурый  У  ГОЛЬ,  Вгаипкоіііе^  Ы^піі,  Са^аі^/ауеі^  Ъоіз 
Ъііитіпеих,  Сплошный,  съ  болѣе  или  менѣе  явственнымъ 
древесньшъ  строеніемъ,  иногда  плотный  или  землистый; 
тверд,  между  гипс,  и  тальк.;  уд.  в.  1,  —  1,4;  часто  раз- 
тираемъ,  непрозраченъ;  изл.  раковистый  или  землистый; 
бл.  у  плотнаго  жирный;  цв.  бурый,  изрѣдка  смолисто- 
черный;  легко  горитъ  съ  пламенемъ  или  безъ  него,  из- 
давая непріятный  смолистый  запахъ;  сост.  углеродъ  со 
смолою,  но  часто  съ  посторонними  примѣсями;  чѣмь  бо- 
лѣе  углерода,  тѣмъ  болѣе  онъ  переходитъ  въ  минераль- 
ное состояніе. 

В.  1.  /^ревовиЪиый  бур,  уг.у  Ъоішгіі^е  ВгаипкоШе,  Ыіитіпдзез  или 
/овзііез  ІІ0І7.У  /а$гі^е  Вг.,  ЗиШгЬі^апЛу  жилковатое  древесное  строе- 
ніе,  цв.  бурый  или  черноватобурый;  сюда  пршіадлежитъ  также  иголъ- 
гатъгй  б.  уг.  (ІІ^піІс  ЬасШаіге). 

Б.  %  Раковистый  б,  уг.,  ти$сІгІі^еу  ^етеіпе  Вг.у  Оа^аі^  РесІгІіоТі- 
Іе  отч.,  ]сіуеір  сплошиый,  иногда  со  слѣдами  древеснаго  строенія, 
тверже  предидущаго,  смолисточерпый;  изл.  раковистьпц  іертій  лн^ 
таръ  составляетъ  измѣненіе  его. 

В.  5.  Болотный  б,  уг.^  ]У1оогІьо7іІе  у  плотный  безъ  древеснаго 
строенія-,  изл.  ровный;  не  хрупокъ,  цв.  черноватобурый;  мерцающъ. 

Булшлстій  б*уг.,  Віаіі^или  РаріегІіоЫе^  сплошиыщ  ьесьмл 
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тонкосланцеватый;  нехрупкій;  черновотобурый;  сюда  принадлежигъ 
/Т^изоЪилЪу  І)роЛіІр8Н?ікко7іІ€у  состолщій  изъ  упругогибкихъ  слоевъ, 
которые  издаюгь  при  стораніи  весьма  непрЬітный  запахъ*,  оиъ 
содержитъ  наливочныл  животныл. 

В.  5.  Могалъный  уг.у  ВазікоМе  съ  сложеніемъ  и  гибкостью 
мочалъ  бураго  цвѣта. 

В.  б.  Землистый  б»  уг.у  ЕгАкоЫе,  Ъііитіпове  НоІъеЫе^  оплош- 
ный, землистый,  растираемый,  желтосѣрый,  нѣсколько  марающій; 
на  оіцупъ  тощъ;  сюда  относитсл  келънспалу  (С'61пі$ске  ЕгЛе  или 
ХІтЪга )  и  Олонецкал  зежлл. 

В.  7.  Квасцовый  б.  уг.у  ЛіаипеЫбу  мягкій,  жирноблестящій,  из- 
даетъ  при  сгореніи  запахъ  сѣрнистой  кислоты,  и  по  сему  употреб. 
на  приготовленіе  квасцобъ. 

Нах.  въ  пласіахъ  мѣловой,  но  въ  особенности  молассовой  Фор- 
маціи  и  въ  наносной  землѣ,  въ  песчанникахъ  и  глинистыхъ  известнл- 
кахъ,  не  рѣдко  съ  гипсомъ  и  сѣрнымъ  колчеданомъ,  въ  бассейнахъ 
окрестностей  Парижа  и  Лондона,  Кельна  и  Бонна,  на  Мейсиерѣ 
въ  Гессенѣ,  при  Артернѣ  въ  Тырингенѣ,  при  Га ллѣ,  въ  Швей царін, 
Баваріи,  въ  Подолск.  и  Волынск.  Губ.  близъ  Кременца,  и  въ  дру- 
гихъ  мЬстахъ  молассов.  Форм.  Южіюй  Россіи,  также  въ  мѣлов. 
Форм.  Нижегородск. ,  Казанск.,  Симбирск,  и  Оренбургск.  Губ, 
вмѣстѣ  съ  землистымъ  лигнитомь;  при  Порембѣ  и  по  берегамъ  р. 
Вислы  царства  Польск.;  въ  Грузіи  гагатъ  наѵ.  въ  Окрибь  близъ 
Кутаиса  въ  Имеретіи  и  на  Вост.  сторопТ.  Уральск,  горъ  въ  Колче- 
данск.  селеніи  въ  дачахъ  Каменск,  зав.  въ  окр.  Екатеринославска. ; 
наконецъ  некоторые  острова  Фраиціп,  Англіи,  Шотландіи  и  Грен- 
ландіи  славятся  множествомъ  пог|)ебеинаго  въ  землЪ  естественными 
переворотами  дерева,  (ЗиіигЪгапЛ )у  употребллемаго  здѣсь  на  топ- 
ливо равно  какъ  и  на  разпыя  издѣлія;  это  должно  почитать  за  лиг- 
нитъ,  потерпѣвшій  небольшую  шій  еще  очень  малую  перемѣну  въ 
своемъ  составѣ;  къ  подобнымъ  древеснымъ  остаткамъ  вѣролтно 
относятся  такъ  называемыя  древесныл  горы  Новой  Сибири,  на 
Льяховскихъ  островахъ. 

Употпр.  на  топливо,  хотя  не  такъ  удобно,  какъ  кам.  уг.,  осо- 
бливо употр.  при  работахъ  не  требующихъ  сильнаго  жара  при  об- 
жиганіи  извести,  кирпича,  черепицы  и  др.  глиняныхъ  издѣлій,  так- 
же на  варницахъ  соли;  какъ  средство  для  бурой  краски,  на  улуч- 
шеніе  полей;  гагатъ  употр.  на  разныя  издѣліл,  траурпыл  украше- 
ііія,  па  брасселсты,  ожерелья,  подвѣски  къ  сергамъ,  пуговицы,  лѣ- 
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лаемыя  по  б.  ч.  въ  Австрш,  Пруссіи,  Лангедокѣ,  на  четки  для  чер- 
наго  духовенства  и  т.  д. 

Сюда  относится  также  Турфъ ,  ТогГу  ІоигЪе^  состоящій  изъ 
пеизмѣііениыхъ  растителыіыхъ  частей,  но  такъ  переходящій  иногда 
въ  бурый  уг.,  что  оба  съ  трудомъ  различаются;  онъ  весьма  мягокъ, 
бураго  цв.  и  горитъ  болѣе  или  менѣе  легко,  испуская  непріятный 
запахъ;  онъ  безпрестаино  образуется  изъ  гнилыхъ  мховъ.  поростовъ, 
разпыхъ  травъ  и  другихъ  растительныхъ  частей  въ  низмѣненныхъ  бо- 
лотныхъ  мѣстахъ  или  въ  плоскихъ  возвышенностяхъ,  н.  пр.  въ  Ав- 
ратинской  въ  Волынск.  Губ.,  вь  Пинск.  уѣздѣ  Минск.  Губ.  и  въ 
др.  мѣстахъ  Россіи,  на  берегахъ  р.  Ижоры  близъ  дер,  Вяхтелева 
вмЪсгЬ  съ  туфомъ. 


РЕЭСТРЪ  РУССКИХЪ  НАЗБАШЙ. 


ІІазваіііл,  не  тюказанпыя  въ  этомъ  реэстрѣ,  см.  въ  Нѣмецкомъ. 


Авгитъ  206. 
Автомоліітъ  241. 
Агальматоліітъ  503. 
Агатъ  258. 
Адулярія  265. 
Азбестъ  215. 
АллоФанъ  288. 
Алмазъ  255. 
Альбитъ  268. 
Алюмнпитъ  291. 
Алунптъ  555. 
Амальгама  101. 
Амазонскій  камень  265 — 6. 
Амблигошітъ  276. 
Аміантъ  214. 
АмФоделнтъ  276. 
Анальцимъ  281. 
Анатазъ  165. 
Аигидрнтъ  554. 
Андалузитъ  275. 
Анокситъ  506. 
Анортнтъ  267. 
Антнкоргітъ  216. 
Антрацптъ  560. 
Апатитъ  550. 
Апломь  226. 
Аію<і>иллнтъ282. 
Аксипитъ  252. 
Арагонитъ  517. 
Арктицитъ  275. 
Арсеносидеритъ  151. 
Аржеитииъ  521. 
Атакамитъ  182. 
Аурихальцитъ  184. 
Аширитъ  182. 
Вабингтопитъ  210. 
Базальтитъ  267. 
Базальтъ  267. 
Баріітокальцитъ  516. 
БарнтоФиллитъ  510. 
Борзовптъ  266. 
Бедаптннъ  280. 
Бедантитъ  177. 
Бергманнитъ  276. 
Бертіеритъ  127. 
Берцелииъ  271 — 287. 
Бле'скъ  висмзтовый  127. 
—      кобальтовый  150. 
' —     молибденовый  1 19. 


Блескъ  мышьяковый  120. 

—  мѣдный  122. 

—  мѣднострьмяніістый 
12Й. 

—  оловянномѣдный  115. 

—  свинцовый  117. 

—  свинцовый  мышьяко- 
вокислый  198. 

—  свинцовый  углсрод- 
нокнслый  199. 

—  селенево-серебряный 
121 

—  серебряный  120. 

—  серебряномѣдиый  121 

—  теллурнстый  117. 

—  сурьмяной  126. 

—  сурьмяный-мѣдный 
124. 

—  черный  серебряный 
121. 

Бобовая  руда  169. 
Болотная  руда  170. 
Боліось  299. 
Борная  кислота  548. 
Борацитъ  528. 
Бордитъ  287. 
Браупитъ  155. 
Бромиколла  555. 
ІЗронзитъ  209. 
Брошантигъ  182. 
Брюстеритъ  286. 
Букландитъ  225. 
Бура  5^і5. 
Бурнонитъ  124. 
Бутылочный  камень  261. 
Вавеллптъ  288. 
Варіиікитъ  148. 
Варіолптъ  266. 
Пезувіанъ  228. 
Вемсіанъ  287. 
Нениса  225. 

ліаргапцовая  226. 
Вертнтъ  220. 
Вокелиііііть  196. 
Волластоппт'ь  218. 
Волхонскоитъ  174. 
Волчецъ  156. 
Волчеиовая  охра  174. 
Биридулъ  255. 


Впсмутъ  101. 
Висмутъ  теллурнстый  117. 
Висмутовая  охра  174. 
Висмутовая  руда  креміиі- 

стая  ^60. 
Внтамитъ  225. 
Витеритъ  51 5. 
Вихтинъ  209. 
Гадолннитъ  204. 
Галлоитъ  501. 
Галоірнхнтъ  547. 
Гальмей  189.  190. 
Гашетинъ  555. 
Гаюипъ  278. 
Гелвннъ  250. 
Геленнтъ  275. 
Гельмонтовые  шары  524. 
Гепатитъ  514. 
Гидромагнезнтъ  528. 
ГпдроФанъ  258. 
ГндроФиллитъ  504. 
Гидроцернтъ  189. 
Гіізекнтъ  280. 
Гизингеритъ  171.  177. 
Гиллингитъ  171.  177. 
Гнпаргиритъ  1^2. 
Гипохлоритъ  172. 
Гнпсптъ  288. 
Гипсъ  555. 
Глауберитъ  559. 
Главколитъ  279. 
Глина  297. 

Глина  Фарфоровая  292. 
Глипоземъ  сѣрцокисл.  546. 
Глиноземъ  чистьш  291. 
І^мелиннтъ  285. 
Гейлюснтъ  558. 
Горная  кожа  214. 
Гороховая  руда  169, 
Горміечігый  камень  505. 
ГраФнтъ  559, 
Греніеситъ  172. 
Греновнтъ  201. 
Гидроборитъ  558. 
Гумбольтилитъ  275. 
Гіомитъ  246. 
Давидсопнтъ  247. 
Давинъ  280. 
Датолнтъ  529. 
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Десмипъ  286. 
Діаллагопъ  209. 
Діаспоръ  220. 
Діоптазі,  182. 
Днхропмъ  249. 
Джемсоннтъ  12э. 
Есхинііть  166. 
Желѣзо  105. 

—  титанистое  148. 
Желѣзные  цвѣты  508. 
Желѣзный  блескь  145. 

—  натекъ  175. 

—  шпатъ  192. 

Ж  ел  ѣз  пая    руда  желтая 
175. 

—  руда  печенковая  169. 

—  синь  18»). 
Желѣзнякъ  бурый  167. 

—  бурый  бархатный 
168. 

—  зеленый  172. 

—  магнитный  149. 

—  смолистый  170. 

—  хромовый  151. 
Ж-ировикъ  502. 
Звѣздовнкъ  258. 
Земля  желтая  299. 

• —  зеленая  501. 

—  снедная  298. 

—  чудесная  Саксонская 

295. 
Золото  96. 

Золото  теллуристое  116. 
Змѣевпкъ  215. 
Игольчатая  руда  128. 
Идріалитъ  556. 
Изерииъ  149. 
Известковый  шпатъ.  519. 
Извѣстнякъ  зернистый  521. 

—  нкряный  522. 
Изумрудъ  246. 
Ильваитъ  204. 
Ильменитъ  148. 
Иридій  105. 

—  осмистый  104. 
Иттровьп"!  шпатъ  528. 
Иттротанта  л  итъ  158. 
Иттрокальцитъ  555. 
Калаитъ  276. 

Кали  сѣрнокислый  559. 
Зхамедь  свинцовая  198. 
Камень  вопючій  525._ 

—  глиппстый  294. 

—  гороховый  518. 

—  иматровскій  524. 

—  квасцовьш  554. 


Камень  метеорическій  108. 

—  смолистый  260. 

—  солнечный  265. 

—  Фигурный  524. 
Канкрпннтъ  278—79. 
Карандашъ  красный  147. 
Карфолитъ  218. 
Карфосидеритъ  175. 
Кахалонгъ  259. 
Кварцъ  250. 

—  гибкій  252. 

—  желѣзистый  254. 

—  жилковатый  254. 

—  молочный  254. 

—  оливковый  254. 

—  розовый  254. 

—  саФировпдный  255, 
Квасцы  азотныя  546. 

—  натронныя  556. 

—  самород.  546. 
Кеммерерптъ  510. 
Керолнтъ  501. 
КеФФекелитъ  502. 
Кіаннтъ  219. 
Киноварь  159. 
Кобальтъ  шпейсовый  150. 

—  охра  174. 

—  цѣвты.  187. 

—  чернь  175. 
Ковалевскитъ  262. 
Кокколпгъ  208. 
Коллиритъ  501. 
КолоФонитъ  226. 
Колумбитъ  1 57. 
Компгонитъ  286. 
Корундъ  258. 
Колчеданъ  желѣзныи  152. 
—  желѣзный  мягкій  152. 

—  кобальтовый  150. 

—  красный  157. 

—  магнитный  154. 

—  мышьяковый  151. 

—  мѣдный  155. 

—  мѣдио-желѣзный  154. 

—  никелевый  157. 

—  сѣрный  152. 

—  сѣрый  желѣзный 
151. 

Кошёчій  глазъ  254. 
Крейтонитъ  148. 
Кремень  255. 
Кремнистая  мѣдь  184. 

—  накипь  291. 
Крестовый  камень  285. 
Кріолитъ  554. 
Кронштедтитъ  177. 


Кровавикъ  149. 
К  рок  и  до  лить  172. 
Ксашофпллитъ  510. 
Кссполитъ  220. 
К  силокрнптитъ  556. 
Кубоитъ  279. 
Кубоицптъ  284. 
Кулибиіпітъ  578. 
Купоросъ  548. 

—  желѣзн.  547. 

—  кобальтов.  548. 

—  мѣдный  547. 

—  свинцовый  199. 

—  цинковый  548. 
Латробитъ  271. 
Лабрадоръ  270. 
Лавендулаиъ  187. 
Лазулитъ  277. 
Лазурный  камень  277. 
Лазуръ  мѣдная  185. 
Левинъ  285. 
Лейцить  280. 
Лейхтеибсргптъ  506. 
Ленцииъ  501. 
еіеппдомеланъ  204.  508. 
Лепидолитъ  508. 
Ліэвритъ  204. 
Либетенитъ  180. 
Лндійскій  камень  257. 
Литродесъ  280. 
Ломоміііть  285. 
гіомонитъ  285. 
Лоталптъ  209. 
Луговая  руда  170. 
Лумахелла  522. 
Магнсзія  сѣрнокисл.  545. 
Мала  хит  ь  185. 
Малтацптъ  501. 
Манганолить  225. 
Марганцевый  голышъ.  225. 

—  шпатъ  191. 

—  обманка  144. 

—  пѣнка  176. 

—  руда    сѣрая  154. 

—  руда  черпая  155. 

—  руда  кремнистая  156. 
Маргаритъ  509, 
Марсканитъ  261. 
Марьино  стекло  307. 
Масло  горное  558. 
Мсзотипъ  287. 
Мелилитъ  275 
Менаканитъ  148. 
Менгитъ  148—161—  167. 
Мергель  524. 
Мидлетоннтъ  556. 
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Микарелль  275. 
Миспикель  151. 
Міарпірить  142 
Міясцитъ  980. 
Молибдяііовая  охра  174. 
Мозгъ  каменный  502. 
Молоко  горное  525. 
Моптичеллитъ  281. 
Московское  стекло  507. 
Мраморъ  521. 

—  дентрическій  522. 

—  развалиновидный  522. 

—  Флорентинскій  522. 
Мыло  горное  500. 
Мышьякъ  желѣзистый  151' 
— желтый  158. 

— красный  159. 
— самородный  115. 
Мышьяковистая  кислота 
549. 

Мышьяковая  сѣрая  руда 
124. 

— чернь.  175. 

Мѣдь  101. 

— кремнистая  290. 

Мѣдная  синь.  290. 

— слюдка  179. 

—зелень  184.  290. 

— висмутовая  руда.  128. 

— марганцовая  руда  171. 

— красная  руда  162. 

— пестрая  руда  156. 

— чернь  175. 

— капельникъ  184. 

Мѣдовой  камень  555. 

Мѣлъ  525. 

—  черный  296. 
Наждакъ  259* 

Натрій  сѣрнокислый  545. 

—  углекислый  544. 
Натролитъ  287. 
НаФтагилъ  556. 
НаФталинъ  555 — 556. 
Нашатырь  541. 
Нерчинскитъ  501. 
НсФелинъ  279. 
НеФритъ  272. 
НеФтъ  558. 
Нигрииъ  165. 

Никель  висмутовый  129. 

— мышьяковый  126. 

— сурьмянистый  129. 

— сурьмяный  157. 
Никелевая  чернь  175 
Никелевые  цвѣты  188. 
Обсидіанъ  260. 


Озокеритъ  556. 
Окенить  282. 
Оксалитъ  555. 
Октаэдр  итъ  165. 
Олигоклазъ  268. 
Оливенитъ  180. 
Оловяный  камень  158. 
ОмФацить  208. 
Онегитъ  168. 
Опалъ  258. 

— огненный  259. 
Орлиный  камень  169. 
Ортить  205. 
Охра  свинцовая  174. 

—  сурьмяная  174. 
Палладій  105. 
Паргаснтъ  211. 
Паулитъ  209. 
Пеганитъ  288. 
ГГектолитъ  218. 
Пекенитъ  266. 
Пеликапитъ  271. 
Пемза  261. 
Периклинъ  268—70. 
Перловый  камень  260. 
Перовскитъ  162. 
Песчаникъ  Фонтенеблскій 
252—520. 
Пизолитъ  518. 
Пикрозминъ  217. 
Пимелитъ  501. 
Пингвитъ  501. 
Пинитъ  509. 
Пираллолитъ  207. 
Пирантимонит'ь  142. 
Пираргиллитъ  509. 
Пираргиритъ  141. 
Пиргомъ-авгитъ  208. 
Пиролузитъ  155. 
Пиропъ  227. 
Пйросклеритъ  217. 
ПироФиллитъ  505. 
Пирохлоръ  162. 
Пирритъ  241. 
ПиссоФанъ  288. 
Плавиково-кислый  цернтъ 

189. 
Плавикъ  552. 
Платина  105. 
Плумбостибъ  125. 
[Толевой  шпатъ  265. 
Полибазитъ  121. 
Полигалитъ  540. 
Полимигнитъ  166. 
ГТолуопалъ  259. 
Поррицитъ  209. 


Праземъ  254* 
Пренитъ  271. 
Пробирный  камень  296. 
Пиломеланъ  154. 
Пушкинитъ  222. 
Пѣнка  501. 
Гіѣна  мѣдная  179. 
Ретинитъ  555. 
Ріако.гатъ  265. 
Роговикъ  255. 
Роговая  обманка  210. 
Родицитъ  529. 
Родохромъ  216. 
Ромеинъ  201. 
Раппакива  268. 
РотоФигь  226. 
Ртуть  100. 

Ртутный    шпатъ  хлорис- 
тый 195. 
Рубинъ  мѣдиый  165. 
Рубиновый  гапатъ  225. 
Руда  блеклая  125. 

—  висмутовая  свинцо- 
вая 128. 

—  кирпичная  164. 

—  сурьмяная  сѣрая  124. 
Румянцовитъ  226. 
Рутилъ  164. 

Рухлякъ  524, 
Салить  208. 
Свинецъ  102. 

—  теллуристый  116. 
Свинцовый  шпатъ  вонадіе- 

вокислый  197. 

—  шпатъ  гуммовый  198. 

—  шпатъ  молибденовый 
194. 

—  шпатъ  мѣдный  199. 

—  шпатъ  ФосФорнокис- 
167. 

—  шпатъ  хлористый  195 
Свинцовый  шпатъ  хромо- 
вой 194. 

—  шпатъ  шеліевокислый 
194. 

Селитра  кубическая  542. 

—  обыкновен.  542. 
Сердалпкь  255. 
Серебро  99. 

Серебряная   руда  краснаГя 
141. 

Серебряная  сѣрая  руда  121. 
125. 

Серебро  сурьмянистое  114 

—  теллуристое  116. 
Серебряная  чернь  120. 
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Серебряный  шпаіъ  хлори- 
стый 195. 
Сидерохальцитъ  181. 
Снмплезптъ  187. 
Скаполитъ  275. 
Сколецитъ  5^87. 
Скородить  181. 
Сланецъ  аспидный  295. 

—  глинистый  295. 

• —  гриФельный  295. 

—  камениоуіольиый2Эб, 

—  квасцовый  266. 

—  кремнистый  255. 

—  лникій  295. 

—  мергельный  смолпс- 
тый  525. 

- —  мѣдистый  525. 

—  полированный  295. 

—  рисовальный  296. 

—  точилі.ііый  296. 
Сланцеватый  хлоригь  507 
Слюда  507.  508. 
Слюдка  урановая  178. 
Смола  горная  557. 
Смолистая  ліарганцовая  ру 

да  171. 

—  руда  164. 
Смѣтана  снедная  зеіѵиіяпая 

291. 
Содалигъ  279. 
Соймонита  259. 
СолФатарип>  547. 
Соль  каменная  540. 

—  глауберов.  545. 

—  горькая  545. 
Сордавалитъ  171. 
Соссюриіъ  272. 
Сподуменъ  271. 
Ставролнтъ  229. 
Стильбиіть  285. 
Стилыіномеланъ  177. 
Стипитъ  562. 
Стронціанитъ  516. 
Сукновальная  земля  500. 
Сурикъ  174, 

Сурьма  мышьяковистая  ІІ^і 
Сурьма  самородня  я  114. 
Сурьмяная  руда  126. 
Сурьмянистый  шпатъ  201 
Сѣра  551. 
Талькъ  504.' 


Танталинъ  157. 
Тел.іуръ  114. 

—  бѣлый  116. 
Тенардитъ  559. 
Теннантитъ  124. 
Тератолитъ  295. 
Тетрадимнгь  117. 
ТетраФилинъ  172. 
Титанитъ  205. 
Томсонить  287. 
Тоназъ  241. 
Ториі-ъ  204. 
Траулнтъ  171. 
Тремолитъ  215. 
Трепел ь  292. 
ТриФнлитъ  172. 
Трона  545. 
Тулнтъ  224 
Тундровая  руда  170. 
Турмалпиъ  251. 
ТурФъ  565. 

ТуФъ  известковый  525. 
Тяжело вѣсъ  241. 
Уголь  бурый  565. 

—  каменный  561. 
Уваровнтъ  228. 
Унгварптъ  290. 
Умбра  175. 
Ура.иітъ  211. 
Уралъортить  205. 
Урановая  охра  174. 

У  рановаяруда  смоляная  160 
Уранотанталъ  158. 
Уранъеланнъ  556. 
Фалунитъ  217, 
ФарФоровьи"і  шпатъ  265. 
Фармакосндерптъ  181. 
Фармаколитъ  188. 
Фассаитъ  208. 
Фенакптъ  248. 
Феіиікохроитъ  196. 
Фергюсонитъ  158. 
Фестинъ  209. 
Фо^бортитъ  181. 
Фольцннъ  144. 
Фонигь  280. 
Фонол ніъ  267. 
ФосФорохальцить  180. 
Франклинить  152. 
Фуллонитъ  168. 
Фульгуритъ  252. 


Фусцнтъ  275. 
Халцедонъ  254. 
ХалькоФицитъ  179. 
Хіастолиіъ  275. 
Хлорптоидъ  221. 
Хлоритъ  506. 
Хризобериллъ  245. 
Хризолитъ  244. 
Хризопразъ  255. 
Хромовой  камень  174. 
Хромовая  охра  174. 
Хрусталь  горный  251. 
Цейлопитъ  240. 
Црлестинъ  514. 
11,еригь  160. 
Цимолитъ  298. 
Цинкеиитъ  125. 
Цинковая  руда  краен,  162. 
Цинковый  шпатъ  кремне- 

земнокислый  189. 

—  шпатъ  углекислый  190. 
Цинковая  обманка  145. 
Ц^ирконъ  255. 
Чевкпнитъ  160. 
Шереритъ  556. 
Шпллершпатъ  15. 
Шпатъ  тяжелый  5Н« 
Шпинель  240. 
Шреттсритъ  290. 
Штейнманпитъ  119. 
Штернбергитъ  127. 
Эвклазъ  248. 
Эгирнтъ  215. 
Эдварцнтъ  161. 
Эделитъ  271. 
Эдингтоннгь  275. 
ЭдельФорсиіъ  218. 
Эккебергитъ  275. 
Элатеритъ  556. 
Электру мъ  99. 
Эмбрититт.  126, 
Зйхнсидеритъ  209. 
Эйхопнтъ  212. 
Эпидотъ  221. 
Эпистильбиі-ъ  286. 
Эрпнитъ  180. 
Эрланъ  275. 
Эшинитъ  166. 
Янтарь  554. 
Яхонтъ  258 
Яшма  257. 
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Аіаишіеіп  555. 

АІаЬазІег  557. 

АІЬІп  282. 
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АтрЬі^спе  280. 
АпсІгеоІііЬе  285. 
АпЬу(Згіі  554. 
АпіЬоІііІі  215. 
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АрЬгіі  521. 
Аруііі  252. 
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Агепааііі  222. 
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АгзепікЫеіфаІІі  198. 
АгвепікЫепае  ^еІЬе  158. 
Аг8епікЫепае  гоіЬе  159 
Аг8епікЫйіЬе  188.  549. 
Аг8епікп;1апг  150. 
Аг8епіккіе8  ргізт.  151. 
Агзепікзаиге  549. 
АгйепіквіІЬегЫепае  142. 
Аг5епік8ріе85дІапг  114, 
Аарага^оііііі  551. 
АзрЬак  557. 
А8Ігаріа1іі;  252. 
А8ІГОІІ  280. 
АігагаепІ8Іеіп  547. 
Аи^іі  206. 

Аи^іираіЬ  ргізтаіоіаі- 

зсЬег  221- 
Аигірі^тепі  158" 
АіІа88раіЬ  522. 
Аіііотоііі  241. 
АхіпіЬ  252. 
Ахигіі  185. 
ВаікаІІЬ  207. 

Вагуі  зсЬлѵеГеІзаигег  511. 
Бавапіі  255. 
Вег^Ыаи  185. 
Вег^ЛасЬв  214. 
Вег§ЯеІ8с1і  214. 
Вег§ЬоІ2  214. 
Вег^когк  214. 
Вегі^кгуяіаІІ  251. 
Вег§;Іеаег  214. 
Вего^теЫ  291. 
Вег^тіІсЬ  525. 
Веі^;бІ  558. 
Всгдраріег  214. 
Пеге^ресЬ  557. 
Всг§8еіГе  500. 
Вег<5лѵас1і8  556. 
Вет8Іеіп  554. 
Ввиаапііі  177. 
Бегу  11  246. 

ВеіуІІ  8сЬ6г1агІІдег  245. 
Вегхеііп  271. 
Вііазіеіп  585. 
Віт8Іеіп  260.  261. 
Віпагкіех  151. 
Віиег8аІ7  545. 
В1аІіег8Ісіп  266. 


ВІаІІеггеоІііЬ  285. 
В]аиеІ8епегае  187. 
В1аиеІ8епег2  186. 
ВІаиеІ8еп8раіЬ  186. 
ВІаиеІ5еп8ІеІи  172. 
ВІаиьраіЬ  277. 
ВІеі  105. 

В!еі_,  сЬготваигез  194. 
Віеі,  баігваигсв  191. 
ВІеіЬагуІ  ругатіааі.  195. 
ВІеіЫйіЬе  198. 
ВІеісЫогіЬ  196. 
Віеіегае  200. 
Віеііавиг  199. 
ВІеі^еіЬ  195.. 
ВІеі^Іапг  117. 
ВІеідитті  198. 
ВІеіоскег  174. 
Віеіѵіігіоі  199. 
Віепае  145. 
ВІііггбЬге  252. 
ВоЬпегх  169. 
Во1о§пе8ег8раіЬ  514. 
Вогах  545. 
Вог8аиге  548. 
ВоиІеіІ1еп8іеіп  261. 
ВгаипЫеіегх  197. 
ВгаипеІ8еіігаЬт  176. 
ВгаипеІ8еп5іеіп  167. 
ВгаипкоЫе  565. 
Вгаиптепасегг  205. 
Вгаип8Ісіп  155. 
Вгаип8Іеіп,  гоіЬег  191. 
Вгаип8ІеіпЫепае  144. 
Вгаип8Іеіпкіе8е1  226. 
Вгаип8Іеіп8сЬаит  176. 
Вгоп^піагііі  559. 
ВипіЫеіегй  198. 
ВішікирГегегх  156. 
Вгисіі  245. 
Сагаіі  240. 

Саіотеі  паІіігІісЬез  195. 
СаоиІсЬоис.Го88І1е  556. 
СагГипкеІ  225. 
Саѵоііпіь  285 
Сегегіі  160. 
Сегіп  206. 
Сегіп8Іеіп  160. 
СегоІііЬ  501. 
Сеуіапіі  240. 
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СЬаЬавіі  284. 
СЬаІіЬіп^Іапг  125. 
СЫогіі8рагЬ  510. 
СЫоготеІап  177. 
СЫо^^иеск8ІIЬе^  19Э. 
СЬогораІ  290. 
СЫогвріпеІІ  241. 
СЬогііоіа  510. 
СЬоп(Зго(1іі  24э. 
СЬгІ5Ііапіі  267. 
СЬгошЫеіхраіЬ  194. 
СІіготеІ5еп5Іеіп  151. 
СЬгот8Іеііі  174. 
СЬгу8о1ііЬ  ЬетіргЬт.  245. 
Сітоііі  298. 
Сіігіп  251. 
Соеіезііп  514. 
СоІитЬеІ5еп  157. 
СопГеІіо  <3і  ТіѵоН  525. 
Сог(1іегіі;  249. 
Согіп(Зоп  258.  • 
Сгісіііопіі  148. 
СиЬісіі  281. 
Суапіі  219. 
СуторЬапе  245. 
Сургіп  229. 
ЮаЬигіЧ  252. 
Бапріипіі  165. 
ВеІрЬіпіі  222. 
ІЗетагЦвраіЬ  259. 
Беѵопіі  288. 
Біа^опіі  286. 
ЮіаІ!а<;е  209. 
Юіатапі  255. 
Біазіаііі  212. 
Віор8Іа  207. 
БіреІ^Іапг  125. 
Віріоіі  271. 
Віхіспе  219. 
Вііск8Івіп  525. 
ВиГгепІІ  172. 
Бувоаіі  564. 
Бу&кІа8ІІ  282. 
ВркоІІІ  272. 

Ву85ПІІ  156. 

Бувіотіі  529. 
Еаепіі  212. 
Е^егап  229. 
Еівеп  105. 
Еівепаіаип  547. 
ЕІ8епаг8епік  151. 
ЕІ8епаи§іІ  209. 
ЕІ8епЫаи  186.  187. 
ЕІ5епд1ап2  145. 
Еівеп^ііттег  ргівт.  186 
Еізепкіез  152. 


Еізепкіезеі  254. 
ЕІ8епкоЬаІікіе8  150. 
ЕІ8еп,  коЫепзаіігез  192. 
Еі*8епІеЬегег2  169. 
ЕІ8епшоІіг  150. 
ЕІ8сптиІт  150. 
ЕІ8еппіеге  169. 
ЕІ8епохусІЬ}ЧІгаІ  167. 
ЕІ8епрес1іег2  170.  171. 

175. 
ЕІ8епге8Іп  555. 
ЕІ8епгиІіІ  165. 
ЕІ8еп5с1і\ѵаг2е  150. 
ЕІ8еп8ІпІег  175. 
ЕІ8епіЬоп  294. 
Еізепѵіігіоі  547. 
ЕІ88Іеіп  554. 
ЕІаеоІііЬ  280. 
ЕтЬпІіі  126. 
Ер8от8а1г  545. 
ЕгЬ8еп8Іеіп  518. 
ЕіЛЬагг,  всЬлѵаггез  557. 
ЕгсІкоЬаІІ  174.  176. 
ЕісІкоЬаІі:,  ^піпег  188, 

—  гоіЬег  187. 
Ега^І  558. 
ЕгсІресЬ  556.  557. 
ЕічЬѵасЬз  556. 
Егіпіі  180. 
Езтагкіі;  529. 
Еисіаз  248. 
Еисіа8ІІ  551. 
ЕисЫог^Ііттег  179. 
Еіі^еп^Іапг  121. 
ГаЫегх  125. 
Ра8ег^ур8  557. 
Еа8егкіе8еІ  254. 
Еа8ег8раіЬ  522. 
ЕегЗег^ур8  557. 
Еес]егѵѵеіз8  214, 
Ееіа^раШ  265. 
Геіазіеіп  266. 
ЕеІ8Іі  266. 
Ееи8іеш  279.  280. 
Ееиегораі  259. 
Геиегьіеіп  255. 
Р1асЬ88Іеіп  214. 
ЕІоскепегг  198. 
ГІп88егае  552. 
Г1и858раіЬ  552. 
Р1и888іеіп  552. 
Ггаиепеіз  557. 
Гги^агаіі  229. 
Са§аІ  565. 
СаЬпіі  241. 
СаІІігіпіЬ  164. 


Оаітеіегае  190. 
Са>'1и88ІІ  557. 
Г.сІЬапІітопегх  174. 
СрІЬЫеіегх  195.  198. 
Се1ЬеІ8епкіе8  152. 
(іеІЬеІ8еп8Іеіп  169. 

—  осіігі^ег  169. 
СеІЬтепасегг  205. 
Сеоае  169. 
СіЬЬзіІ;  288. 
СіГікіез  151. 
СіѴапІоІііІі  509. 
(ііоЬеПіІ  528 
Сіга8о1е  265. 
СІ8топаіп  284. 
Г,|лпгаг8епіккір5  151. 
СІапхкоЬаІІ;  150. 
(^іапгтап^апегх  154. 
(;іа8ег2  120. 
Сіазкорі",  Ьгаипег  168. 

—  гоіііег  146. 
СІаиЬег8аІ2  545. 
СІагісоІііЬ  279.  • 
Соіа  96. 
Со!а8ІІЬег  99. 
СёіЬіі  168. 
Сгапііііі  266. 
Сігаттаііі  215, 
Сгапаі  225. 
(тгапаііі  229. 
СгаиЬгаип8Іеш  154. 
Сгаіі-  ипа  \ѴеісЬ§й1и§егг 

125. 

СгапеІ8епкіе8  151. 
Сгаитап^апегг  224. 
Сгаи8ріе85<^1ап2ег2  126. 
ІСго58гі1аг  227. 
агііпЫеіегг  197.  198. 
Сгііпеізепегае  172. 
СгипзраіЬ  208. 
СгипеІ8еп8Іеіп  172. 
СиіптіЫеІ8раіЬ  19$. 
ОиттІ8Іеіп  258. 
Сур8^и1іг  557. 
Наагкіе8  157. 
Нааг8аІ2  545.  547. 
НаЬіопеттаІасЬіІ  18'5. 
Наіаіп^егіг  127. 
НаІЬораІ  259. 
Наііоуіі  501. 
Нагтоіоте  285.  284. 
Нагітап^апегг  154. 
Наизтаппіі  155. 
НаІсЬеІІіп  555. 
Наиуп  278. 
НеаепЬег^іІ  209. 
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Неііоігор  255. 
Неіѵіп  2а0. 
НетісІотіЫеікІе  142. 
Нераііі  51  Л. 
Не85опіЧ  226. 
Неіііапаіі;  285. 
НіттеІ8теЫ  557. 
НіттеЬоІ  556. 
НІ5Іп^егіі  І7Г.  171. 
НбЫепкаІквІеіп  522. 
НоІгазЬевІ  214. 
НоІ'леІ8еп8іеіп  169 
НоІ27ЛПП  159. 
Нопі^і;5Іеіп  555. 
НогпЫеі  195. 
НогпЫепгІе  210. 
Ногпегх  195. 
Нбгптап^апегх  224. 
Ногп8іеіп  255. 
НитЬоМііі  529.  555. 
Нитіі;  246. 
Н^асіпіЬ  255. 
Иуаііі  258. 
Нул1о5І^еггІ  2^5. 
Нуагаг^іІИі  276.  288. 
НуйгоЬогасіі  558. 
НусІгоЬогіЬ  558. 
Нусіго&ііісіі  501. 
НуагоІііЬ  285. 
Нуйгота^пезіЧ  528. 
НувгорЬап  258. 
Нуагоріі  224. 
Нуагоіаік  504. 
Нураг^угопЫепйе  142. 
Нурег8Іепе  209. 
^лАе  272. 
Іатевопіі  125. 
Та5рІ8  257. 
Іахрораі  259. 
ІсЬіЬуорЬіЬаІт  282. 
іаосгаз  228. 
Іішепіі  148.  166. 
Іпаісоііі  252. 
^оЬаппі^;  548. 
.ТоЬпіІ  276. 
ЗоШЬ  249. 
Ігіаозтіп  10^1. 
Каііаіаип  546. 
Каіізаіреіег  5/|2. 
КаІкГеШяраіЬ  270. 
Каікзраііі  519. 
КаІкйсЬіеГег  522. 
Каііівіеіп  «іІіігізсЬег  522. 
КаІкшГГ  525. 
Катпіків8  151. 
Каие1^;гапаІ,  2і}6. 


КапеЬіеіп  226. 
Каоііп  292. 
КагіпіЬіп  211. 
Каіхепаиі^е  254. 
КегатоЬаІіі:  546. 
КегаІорЬуІІіі  211. 
КіеяеІапЬуагіЬ  555. 
Кіе^еісегіі  160. 
Кіе8еІіі[іі1іг  291. 
Кі('8е1каІкеІ8еіі  204. 
Кіе8е1ка1к8раіЬ  218. 
Кіезеішап^апегг  156. 
Кіе8е1тапі^ап8раіЬ  225. 
Кіе8еІ5сЬіеГрг  255. 
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КІаріоЬЬіЬ  277. 
КІеЬ^сЫеГег  294. 
Кпо11еп8Іепі  259. 
КоЬаІіЬіІІегяаІг  546. 
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КоЫенЫегкІе  560. 
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КоЫепкаІк8раіК  521. 
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І^авіігзраиі  277. 
Ьа8иг8Іеіп  277. 
Т.аІіа1іі1і  278. 
^еЬсч•кісз  151. 
ЬстпізсЬе  Ега^  299. 
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Мап^апкіевеі  225.  226. 
Ма1\§ап]а8р18  224. 
Мапсгап^іапг  144. 
Мапдапкіеаеі  225. 
ЛІап2[апЬДіІег8аІ2  546. 
Мап§апресЬег2  171. 
іѴІап^апегг  ЬгасЬуіур.  155. 
Ма^пеІеІ8еп8Іеіп  1/|9. 
і\]а^пеІеІ8епоскег  150. 
Макгоіур  285. 
МаІакоИіЬ  208. 
МаІіЬа  558. 
іѴІагкаьіі^Ь.пг  117. 
Магка8ІІ  8упіЬе1І8с1іег  129. 

—  апІітопізсЬ.  129. 
Меег8сЬаііт  501. 
Меіапіі:  227. 
Меппі^е  174. 
М еЫ§^у р8  557. 
МеЫкгеіае  525. 
Меіопіі  275. 
Ме1аіі§!ап2  121. 
іМеІапосІігоіі  196. 
МсІІІіЬ  555. 
МепакеІ8еп8Іеііі  148. 
Мепіііі  259. 
МегсигЫепае  159. 
Моге^еІГпГГ  525. 
Мег^-еікаік  524. 
Мс8оІе  286. 
^Іе8о1іі1і  286. 
іѴІІсагсІІе  509. 
МісгоИіп  265. 
ІѴИкапіІ  509. 
ІМокка8Іеіп  254. 
Моіааѵіі  261. 
МоІуЬаапзаиге  174. 
Мо1уЬаапЫоІ8раІІі  195. 
МопахіЬ  16]. 
МоаатіІсЬ  525. 
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Мопорііап  286. 
МоогкоЬіе  565. 
Могіоп  251. 
Могохіі  551. 
МигіасіІ;  554. 
Ми.ч5іЧ  207. 
Кааеіегх  167. 
]ЧааеІегг  128. 
]ЧасІеІеІ8епег2  167. 
Касіеічраііі  515.  516. 
Ка^еікаік  522. 
Ка^уа^егегг  1. 17. 
ІЧарЫЬа  558. 
ІЧаІгоІІІІі  275. 
ІЧаІгосаІсіі  558. 
]ЧаиооГеІсІ5раіЬ  268. 
ІЧаІгоп,  коЬ1еп8аиг.  544. 
]\аІгоп8ро(1ит(т  268. 
ІѴаІгит  атрІііЬоІ  212. 
!^аІгит  Ьогах^аиг.  545. 
Каігитваіреіег  542. 
ІЧаІгитхаІх  544. 
ЗЧаІгит  яІгаЫі^.  545. 
Кеиярег  515. 
ІЧіскеІапІітопкіех  129. 
]ЧікеІаг8епіккіе8  129. 
ІМкеІЫиіЬе  188. 
]Чіскс1ег2,  ѵѵсі.чке»  129. 
ЗЧіскеІ^кіпж  129. 
ІЧІскеІоскег  188. 
ІЧіскеІ8ріе55ок'іП2ег2  129. 
]\іскеІ\ѵІ55тиіЬ^1ап2  129. 
.Когтаііп  284. 
]\о5еап  278. 
]Чо8Іп  278. 
ІЧііЫаІіі  275. 
ОЬйісІіап,  кгувЫІізіП.  245 
ОаопІоІііЬ  277. 
Оізапіі  222. 
ОИѵІп  245. 
ОІіѵеиегг  180. 
Оп^-х  254. 
ОоІііЬ  522. 
Ора1іа8рІ8  259. 
Орегтепі  158. 
ОрЬИ  215. 
ОрЬіоІііЬ  215. 
ОгіЬокІаз  265. 
08тігіс1іит  104. 
Охаііиі  555. 
Ра^оаіі  505. 
РаріегкоЪІе  565. 
РесІіЫепае  160. 
Гескегг  164. 
РесІікоЫе  561.  565. 
Ресіхзіеіп  260. 


Рес1іеІ8сп5Іеіп  170. 
РесІітаІоІііЬ  265. 
Реііот  249. 
РегІ^Іітіпеі-  509. 
РегЫеіті  260. 
Регісіоі  244. 
Реголѵйкіп  172. 
РеІгіІііЬ  265. 
РЬасоЬЧЬ  285. 
РЬагтасосЬаІсіі;  180. 
РЬа8іІп  209. 
РЬепакіі  2^1 8, 
Рііеп^іі  554. 
РІііІІІрвІІ  284. 
Р1іо8р1гогЫеІ8ра11і  197. 
РЬо8рЬоікирГегег2  180. 
РІю8р1іоѵіІ  551. 
РЬіЬапіі  255. 
РЬоІігіі  224. 
Рітаііь  245. 
РІ58а8рЬа11  558. 
РІ8Іа2ІІ  221. 
РіИісіі  175. 
Ріа8та  255. 
РІеоііа8Іе  240. 
Роіусіігот  297 
Ропсе  261. 
РогрЬугіі  260.  267. 
Рог/сИапегйе  292. 
Р()Г2еІІап8раіЬ  265. 
Рга8ІІс1іаІсіі  180. 
Ргазораі  259. 
Ргои8Ііі  142. 
Р8еиЛосЪгу8о]іі1г  261. 
РвеиаотаІасЬіі  180. 
РѵкпІІ  245. 
Ругепаіі  227. 
РуготогрЬіі  197. 
РугорЬапзиІрЬаІ:  545. 
РугорЬу8оІіі1і  245. 
Ругойіаеій  167.  168. 
Ругоііп,  тао;пеІІ8сЬег  154 
Ругохепе  206. 
Оиеск8І1Ьег,  десі.  100. 
ОиескзіІЬегЬогпегг  195. 
Каріііоііііі  275. 
ТІа8епеІ50П5Іеіп  170. 
Гхаи8СІіс5Г'І1)  198. 
Каи8сЬ<>е11)кіе8  151. 
Каіі8сЬ'§е1Ь,  гоіЬев  159. 
КаизсЬгоіЬ  159. 
КаисЬіораз  251. 
Кеаі^аг  159. 
КеІ85Іэ1еі  559. 
]1еііпа8р1іа1і  555. 
Кеііпіі  260. 


Кііаіігіі  220. 
КЬо(]осЬго8Іі;  192. 
К1іо(Зопіі  225. 
КІіуакоІігЬ  265. 
КоіЬЫеІ8раіЬ  194. 
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Коіііеі.чепоскег  146. 
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8аЫІІ  208. 
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5с1ігіГіІе11пг  116. 
8с1шІгіі  514. 
8сЬлѵлггЫеіег2  199. 
8сЬѵѵаг2Ъгаил8Іеіпегг  155^ 
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Стр.  Ъ 

—  б 

—  17 

—  19 

—  25 

—  27 

—  28 

—  56 

—  41 
~  73 

—  76 

—  77 

—  77 

—  78 


Напе-іатаио 
стр.  Ъ  послѣ  кругообращепіе 

прибавь 

—  2  снизу  въ  своемъ  при- 

родиомъ  языкѣ 

—  Ъ  снизу  1658 

—  25  четыреанииками 

—  25  треугольниками 

—  2  снизу  половинное  число 

—  25  и  24  24  равными  —  и 

12  равныхъ 

—  5  плоскостей 

—  1  Динлопиритоэдръ 

—  9  поперемѣнныхъ 

—  5  въ  собственности 
— 16  снизу  Рі 

—  16  Са 

—  2  снизу  разныхъ 

—  5    —  изометрическими 

—  19  —  21  осадокъ  углекис- 

лоту 


должно  гитать. 
около  сольпца, 

на  отечественномъ  лзыкѣ 
1558. 

четыреугольииками. 

четыреугольниками 

цѣлое 

12  равными  и  24  равнЁіхъ 

плоскостями 

Диплопирптоэдръ 

противолежащихъ 

въ  особенности 

РЬ 

Ка 

равныхъ 
изомерическими 

происходящей  такимъ  образомъ  осадокъ 
означаетъ  сѣрную,  буровую  или  угле- 
кислоту, 
окисленія 
испытываютъ 
тягуче 
Корбалихѣ. 


и  въ  Сѣвериомъ  Уралѣ 


—  79  — 15  кисленія 

—  80  —  4  исиытываетъ 
• —  96  —   8  тягучо 
— 101  —  20  Корбаликѣ 
— 102  —  11  послп  Рейхенбахѣ  7?/^?/- 

башіпь 

— 105  —  8  около  Нижнетагильска, 
въ  Сыссерскѣ,  въ  Би- 

лимбаевскѣ,  Невьянскѣ  въ  Нижне- Тагильскомъ,  Сысерскомъ, 
Билимбаевскомъ,  Невьянскомъ  заводахъ 
(какъ  и  послѣ  въ  друг,  мѣст.) 

— 106  —  16  снизу,  послѣ  слово  ни- 
келя прибавь    по  точнѣйшему   разложепію   въ  Гор- 

номъ    институіѣ    оказалось   въ  самор. 

желѣзѣ  Петропавл.  зол.  росс.  95  желѣ^- 

за  и  7  никеля. 
— 115  —  8  косметическаго  космическаго 
— 118  —  22  хлористаго  хлорптоваго 
— 125  — 12  исклют  слова:  и  не  болыинмъ  количествомъ  олова 
— 124  —  2  исмлюга  слова:  посему  также  разлагаются. 
— 125  — 10  исклюги  слово:  просто 
— 125  —  6  снизу  послѣ  слова  Кал- 

волѣ  прибавишь    и   въ  Алгачинскомъ   рудникѣ  въ  Нер- 

чипскѣ 


—126 


-127 
-128 
-128 
-129 


—  7  снизу  Верх-Кейвинска- 

го 

— 15  естественными 

—  11  ІЛпернбергипгъ 

—  15  болѣе  мягка  ^ 

—  10  распрпскиваясь 

—  4  8Ь- 


Верх-Ненвинскаго 
явственными 
ІНтерпбсргшпъ 
болѣе^  мягка 
разбризгиваясь 
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Ншгеіашано 


Стр. 

стр.  7 

цтипсг 

—  1 

вростаетъ 

— 

— 

8—9 

госгавленыіі — 





-14—15 

въ  видѣ  Колчеда- 

іювскаіо 

— 

134 

—  17 

АДОЛЬФСКОМЪ 

— 

146 

—  15 

Березовска  — 

Берте  век  а 

1^1 

—  5 

Таратарскомъ 

— 

152 

—  15 

въ  Кыштнмскѣ 

— 

159 

— 14  снизу 

■  ИЗЪ  ЦІІНКОВОЕІ 

165 

 2   

ііослѣ    Формы , 

прибавь 

— 

169 

—  10 

отдѣ  ленный 

— 

171 

—  2—4 

коли  чествѣ — 'Ах  е- 

лѣзо, 

180 

5 

внизу  цв. 

— 

184 

—  8  —  9 

»/Іазаревскомъ 

авгитовыхъ 

— 

190 

—  18 

Аличи'нскомъ 

— 

200 

—   б  снизу  прибавь  лослѣ 

Нерчинскѣ, 

205  . 

-11 

никакой 

205 

—  9  снизу  прибавь  послѣ 

буровокрасные 

—  —  —  2  снизу  мягкими 

—  206  —  2  прибавь  ііослѣ  Златоуста 

—  208  —  5  въ  Фассаевой, 

Фассавскоіі  долииѣ 

—  —  — 15  снизу  ІѴІулдарокой 

—  209  —  18  —  19  снизу  въ  Рублов- 

скомъ  заводѣ 
въ  Барсовскомъ 

—  212  —  5  въ  Мулдаковскомъ 

за вод в 

—  215—15  въ  Верхнс-Нвиискомъ 

—  214  — 15  снизу    въ  Олскшшіск. 

—  214  —  4  нитокъ- волокон ь 

—  217  —  5  въ  Сарановскон 

—  221  — 12  КосоГіброда 


должно  гитпатъ. 

^гаисг  ( ЬрсіізкоЬаи ) 
вросшій 

составленный  изъ  четырехъ  меньшнхъ 
соединенныхъ  въ  одну  массу , 
вростій  въ  видѣ  шаровъ  нах.  онъ  въ  квас- 
цовой землѣ  Колчедаиовской  волости, 
АдольФовскомъ  (какъ  и  послѣ  въ  друг, 
мѣст.) 

Березовскаго  рудника  —  Бертевскаго 
прінска. 

Тагаровскомъ 

въ  Кьплтымскодгь  заводѣ,  а  въ  Нсвь- 
янскомь  зав.  вмЪстЬ  съ  уваровнтомъ 
изъ  оловянной , 

Формы  волосистыя  (попадаются), 
отдельный  (какъ  и  въ  друг,  мѣст.) 

количества  на  чугунъ,  который  употреб- 
ляется   и  на  отливку  артнллер.  оруд., 
на  скамейки  и  на  проготовленіе  стали 
пли  углеродистаго  желѣза, 
уд-  в. 

^/Іазоревскомъ  п  Акимовскомъ 

шарообразпыхъ 

Алгачинскомъ 

въ  Трехсвятительскомъ,  Кадаппскомъ^ 
Ильдеканскомъ,  Зерентуевскомъ  и  др., 
а  въ  Колываіпі  въ  Акимовскомъ,  Золо- 
тушипскомъ,  Риддеровскомъ,  Николаев- 
скомъ,  Змейногорскомъ  и  др.  рудникахъ 

НИСКОЛЫІО 

буровочерный  съ  поверхности  силыіо- 

блестяш,ій 

мелкидні 

н  по  рѣчкѣ  Слюдянкѣ  за  Байкаломъ 

въ  долтіѣ  Фасса  (какъ  и  въ  друг,  мѣст.) 

Мулдаковоп 

въ  Рублевскомъ  рудннкѣ, 

а  въ  БорзовскОіѴіъ  рудникѣ  блпзъ  Кыш- 

тымскаго  зав. 

въ  Мулдаковскомъ  рудникѣ 

въ  В  ер  X  -  Ы  ей  в  и  не  к  омъ 

Олскмипск.  (округѣ) 

волоконъ^  при  зтомъ  онъ  весьма  удобно 

обработывается  въ  нитки 

въ  Саранинскомъ  рудникѣ 

въ  Косойбродской  деревнѣ 


—   377  — 


222   

22Г  — 
252  — 
255  — 
245  — 

247  — 

248  — 
251  — 


254  — 


255 
260 

262 
268 
281 


Борзовитъ  и  Борзовкѣ 

нечистая 

Урулунгѣ 

Тургоякской  деревііѣ 

горькоземъ 

б  фунт. 


Напехатано  Ъолжно  гитатъ. 

8  снизу  Барсовитѣ  и 

Барсовкѣ 
11  снизу  негибкая 
10  УурунгЬ 
2  Тургояктстѣ 

5  глиноземъ 
15  снизу  Фунтъ  прибавь 

4  исключи  глинозема 

7  снизу  послѣ  Мурзинской  слободѣ  прибавь  у  гдѣ  пайденъ  кварцо- 
вый  кристалъ  вѣсомъ  до  55  пуд.,  имѣ- 
ющій  фурму  6-сторон.  призмЫ)  заострен- 
ной 6-ю  плоскостями  (хранится  въ  Муз. 
Горн.  Инстит.) 

6  въ  Бѣлорѣчкѣ 

—  озерѣ  въ   Тигирецкихъ   Бѣлкахъ   въ  Алтаѣ, 

(какъ  и  сказано  ниже);  образующій  так- 
же цѣлыя  скалы  на  островѣ  Альхои-Ь 
за  Байкаломъ, 

—  5  Анона  О  нона 

— 16  прибавь :  разность  слеолистаго  калтя  подъ  назвапіемъ  Кули» 
бинита  пах.  также  въ  Нерчинскомъ  округѣ  на  горѣ  Кокуѣ. 
— 15  Алтайскихъ  Нерчннскихъ 

—  9  Агатскон  Аятской 

—  4  — -     вію.  назыв. 


• 
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